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MED.  DE.  EN  APOTHEKER  , LID  DER  PROVINCIALE  GENEES- 
KUNDIGE COMMISSIE,  EN  ESSAIJEUR  BIJ  HET  KANTOOR 
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Door  eene  van  mijne  betrekkingen  als  van  zelvcn  aan - 
gefpoord  tot  een  naauwkeurig  onderzoek  der  Edele  Me- 
talen , of  meer  bijzonder  tot  de  meer  bepaalde  kennis 
van  het  Goud  en  Zilver , zoo  heb  ik  de  uitkomsten 
van  dit  zoowel  befchouwend  als  werkend  onderzoek  be- 
hoorlijk bijeenverzameld  en  dezelve  \ door  ze  in  den 
vorm  van  een  Handboek  over  te  brengen , tot  meer  al- 
gemeen nut  zoeken  dienstbaar  te  maken . Hierbij  had 
ik , namelijk , dat  tweeledig  oogmerk , om  door  het - 
* zelve  zoowel  iets  toe  te  brengen  tot  uitbreiding  der 
Scheikundige  kennis  van  deze  belangrijke  Metalen , 
als  om  daardoor  hen , die  zich  meer  bepaald  met  het 
onderzoek , of  de  bewerking  van  dezelve  bezig  houden  9 
met  den  tegenwoordigen  [laat  der  wetenfehap  van  hun 
vak  bekend  te  maken;  te  meer 9 daar  zoodanig  een 
onderwerp  mij  voorkwam  tot  nu  toe  in  enze  taal  min * 
der  opzettelijk  bchatideld  te  zijn . Hoewel  veelal ^ ge- 
lijk niet  otitkejid  zal  kunnen  worden  9 deze  kunst , om 
deze  Metalen  te  bewerken  of  te  onderzoeken  5 door  ve- 
len jlcchts  meer  werktuigelijk  en  zonder  eenig  befchou - 
wend  nadenken , zonder  eenig  begrip  of  verklaring 
van  hunne  werkzaamheden , of  derzclver  verfchijn- 
felen  wordt  uit  geoefend  ^ zal  echter  eene  opheldering 
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van  hunne  bezigheden , de  bcfchouwing  van  derzelver 
aard , doel  en  vatbaarheid  voor  verbetering  en  vol- 
making door  hen , die  eenig  belang  in  hun  vak  ft  el- 
len 9 niet  noodeloos  geacht  kunneti  worden . Om  te 

dien  einde  een  geleidelijk  denkbeeld  van  deze  beide 
bijzondere  Metalen  te  geven , begreep  ik  het  noodig 
te  zijn , om  een  kort  Overzigt  over  de  Metalen  in 
het  algemeen  te  doen  voorafgaan ; wanneer  ik  in  de 
eerjle  plaats  het  Goud , ten  opzigte  van  des  zelfs  Ge - 
fchiedenis , Natuurlijken  toejland , Natuurkundige  ei - 
genfehappen  en  algemeene  Scheikundige  betrekkingen , 
heb  voorgedragen ; daarop  al  de  verfchillende  Vereeni - 
gingen  en  Scheidingen  van  hetzelve  heb  opgegeven  9 en 
ten  laatjle  meer  opzettelijk  deszelfs  vcrjchillend  On- 
derzoek op  het  Gehalte  heb  voorgefttld , met  bijvoeging 
van  deszelfs  toegepaste  Aanwending  en  verfchillende ' be- 
handeling, Ook  naar  dezelfde  orde  is  meer  of  min 

het  Zilver  behandeld;  en  terwijl  ik  bovendien  begreep , 
dat , door  de  invoering  van  het  nieuwe  Gewigt  - en 
Muntenjlelfel  9 de  onderfcheidene  verhoudingen  ten  op- 
zigte van  het  Gewigt  9 de  Waarde  en  het  Gehalte  van 
de  Edele  Metalen  voor  de  onderzoekers  en  bewerkers 
van  dezelve  niet  konden  ondienftig  gehouden  worden , 
zoo  heb  ik  deze  door  het  bijvoegen  van  eenige  Tafels 
zoeken  aan  te  wijzen . Daar  nogtans  al  de  verhou- 
dingen dezer  Metalen  en  derzelver  verfchillende  Al- 
lic ringen  niet  door  tafels  kunnen  worden  aangewezen , 
zoo  heb  ik  op  de  verklaring  van  dezelve , nog  eenige 
der  meest  bruikbare  berekeningen  tot  voorbeelden  vol- 
gen laten . — Het  gehecle  werk  berust  nu  grooten- 
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deels  op  eenc  verzameling  van  het  belangrijk jlc , dat 
ik  bij  de  verfchillende  Schei  - en  Probeerkundigen  9 
van  dezen  en  vroeger  en  tijd , over  dit  onderwe  vp  heb 
hunnen  vinden ; terwijl  het  mij  tevens , zoo  ik  ver- 
trouw e,  niet  ten  kwade  geduid  zal  worden , dat  ik  9 
hier  of  daar  van  hun  gevoelen  eenigzins  verfchillen- 
de , daaromtrent  met  bcfcheidenheid  mijne  bedenkin- 
gen heb  bij  gevoegd.  Voor  het  overige  heb  ik  met  ei- 
gene waarnemingen  en  proeffiemingen  dit  werk  eenig- 
zins zoeken  te  verrijken;  offehoon  ik  niet  weet , of 
ik  in  dit  moeijelijk  gedeelte  wel  zoodanig  gefaagd  ben , 
dat  ket  cenigermatc  de  aandacht  van  deskundigen  waar- 
dig zijn  zal . 

Ten  opzigt  van  het  gebruik  der  kunstwoorden  ? dien 
ik  met  een  woord  te  heritmeren , dat  ik  eenige  vreemde 
bewoordingen  heb  moeten  over  nemen , die  minder  als 
Nederlandfche  woorden  bekend  zijn , doch  die  als  kunst- 
termen niet  anders  gevoegelijk  konden  worden  uitge- 
drukt; zoo  als  uit  de  woorden  Esfai  9 Kupel , Kwar- 
teri?jg , Cementering  en  der  gelijken  genoegzaam  blijkt . 
Bovendien  heb  ik  in  de  benaming  der  Scheikundige 
ft  of  en  mij  in  het  algemeen  niet  van  dc  nieuwjle  uit- 
drukkingen bediend , tenzij  dezelve  meer  noodig  wa- 
ren , om  een  juist  begrip  van  derzelver  beftanddee- 
len  op  te  geven  9 daar  vele  jioffen  voor  de  hier  be- 
doelde Kunstoefenaren  meer  onder  de  gewone  dage- 
lijkfche  benamingen  bekend  zijn  9 en  ook  door  het  ge- 
bruik van  deze  veelal  eene  aanzienlijke  beknoptheid 
geboren  wordt . Hiervan  jlrekken  ten  voorbeelde  het 

Salpeter , dc  Aluin , de  Wijnfteen  P in  plaats  van  de 

Sal . 
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Salpeterzure  Potasch  , de  zurige  Zwavelzure  Aluin- 
aarde , de  zurige  H 'ijnfleenigzure  Potasch  en  der  ge- 
lijke?!. 

Ten  /lot te  dien  ik  kier  nog  bij  te  voegen , dat  ik 
de  eenigzins  gewaagde  uitgave  van  dit  Handboek  bij • 
na  niet  zoude  onder tiomen  hebben , zoo  ik  daartoe  niet 
door  mijnen  Vriend  9 den  Hoogleer  aar  Driesfcn, 
ten  flerkjle  was  aangemoedigd  en  overreed  geworden • 
Mogt  dan  dit  werk  aan  het  mij  voorgefielde  doel  be- 
antwoorden 9 om  zoowel  daardoor  iets  te  hebben  tóe - 
gebragt  tot  de  algemeene  uitbreiding  van  de  zoo  ver- 
hevene Scheikundige  wetenfehap , als  tot  verlichting 
en  tot  ?neerdere  veredeling  van  eenen  zoo  hoogst  be- 
langrijken als  uitgeb reiden  /land  in  de  algemeene  Maat - 
fchappij  ; dan  zal  ook  eenc  heufehe  teregtwijzing  van 
het  of  verkeerd  ingeflopene  of  kwalijk  begrepene  tot  dit 
doel  allezins  bevorderlijk  zijn. 
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INHOUD  der  HOOFDSTUKKEN. 
AFDEELING.  L 

OVER  DE  METALEN  IN  HET  ALGEMEEN. 


HOOFDSTUK  L 

De  Natuurlijke  toeft  and  der  Metalen , Soorten  en 
algemeene  Natuurkundige  ei  ge  nfc  hap  pen. 

JJet  Goud  en  Zilver  beliooren  tot  den  rang  der 
Metalen.  Waar  de  Metalen  gevonden  worden.  In 
welken  (laat  zij  in  de  Natuur  voorhanden  zijn.  Hoe 
de  ruwe  Metalen  uit  de  bergen  te  krijgen.  Soorten 
van  Metalen,  en  door  wie  beleend  gemaakt.  De 
nieuwfte  verdeeling  der  Metalen.  Natuurkundige  ei- 
genfehappen  der  Metalen;  als  reuk,  fmaak  , kleur, 
glans,  oorfpronkelijke  vorm,  eigendommelijke  zwaar- 
te, fmeed-  en  rekbaarheid,  taaiheid,  hardheid,  veer- 
kracht en  klank , geleiding  voor  de  warmteflof,  fmelt- 
baarheid,  vast^  of  vlugheid  en  geleiding  voor  de 
Llektrieke  en  Calvanifche  vloeiftof.  . . bl.  i — 23. 

HOOFDSTUK  II. 

De  Scheikundige  werking  yan  onderfchcidenc  ftof» 
fen  op  de  Metalen  in  het  algctneen* 

Invloed  van  de  Dampkrings-  of  de  Zuurftoflucht 
op  de  Metalen.  Verfchillende  werking  van  den  Damp- 
kring. Metaal verzuurfels,  niet  alle  op  gelijke  wijze 
te  herftellen.  Water  en  Metalen.  Zuren  en  Loog- 
zouten en  Metalen.  Chlore , Iöde  , Zwavel , Phospho- 
rus  en  andere  brandbare  zelfftandigheden  en  Metalen. 
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Metaaloplosfingen  en  Metalen.  Vereenïging  van 
Metalen  en  veranderingen  daardoor  ontftaande.  Kan 
ook  het  eene  Metaal  in  het  andere  herfchapen  wor- 
den ? blf  23  — 36. 

AFDEELING  II. 

OVER  HET  GOUD. 


HOOFDSTUK  I. 

Gcfchiedcnis  tn  Natuurlijke  toejland  van  het  Goud . 

Wanneer  is  het  Goud  bekend  geworden  ? Waar- 
uit de  kennis  van  het  Goud  ontleend  en  door  wie  het 
Goud  voornamelijk  befchreven.  Algemeene  kentee- 
kens  van  het  natuurlijke  Goud.  Het  gedegen  Goud  , 
en  in  welke  gronden  of  lagen  het  Goud  gevonden 
wordt.  Stofgoud,  en  Goud  in  grootere  (lukken. 
Goudmijnen  van  Europa , Azië , Afrika  en  Amerika. 
De  hoeveelheden  van  jaarlyks  in  den  handel  inge- 
voerd Goud bl.  37  — 51. 

HOOFDSTUK  II. 

Natuurkundige  eigenfchappen  van  het  Goud* 

Kleur,  reuk,  fmaak,  digtheid  en  zwaarte,  hard- 
heid, taaiheid,  rekbaarheid  en  fmeedbaarheid  van  het 

Goud bl.  51  — 55. 

HOOFDSTUK  III. 

Werking  van  de  Lucht , het  Water , de  Warmte - 
jlof , de  Elektrifche  en  Galvanijchc 
v loei ji  o ff  en  op  het  Goud . 

Werking  van  de  Lucht  en  het  Water  op  het  Goud. 
Werking  van  het  Vuur  op  het  Goud;  deszelfs  vuur- 
bellendigheid  door  de  ouden  vermeend.  Werking  der 
brandfpiegels,  van  de  ontvlamde  Zuurftof-  en  Water- 
floflucht  en  van  de  Elektrifche  en  Galvanifche  vloei- 

floffen  op  het  Goud bl.  55  — 61. 
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HOOFDSTUK  IV. 

Werking  van  de  Zuren  op  het  Goud. 

Rang  van  verwantfebap  van  het  Goud.  Werking 
van  de  Zuren  op  het  Goud ; van  het  Zwavel-  en 
Salpeterzuur.  Werking  en  bereiding  van  her  Salpe- 
ter-Zoutzuur  voor  het  Goud.  Werking  van  het 
gezuurde  Zoutzuur.  Het  gevoelen  der  nieuweren 
omtrent  de  vorming  van  het  Koningswater,  hoe  het 
Goud  in  hetzelve  op  te  losfen  en  eigenfehappen  van 
het  Zoutzuur  Goud.  Stil  oplosmiddel  vau  het  Goud. 
Affcheiding  van  het  Goud  uit  zijne  oplosfmg  in 
Zoutzuur.  Goudverzuurfels.  Nederplofiing  van  het 
Goud  door  eene  oplosfmg  van  Kiezelaarde  in  Loog- 
zout, en  werking  van  de  Plantenzuren  pp  de  Zout- 
zure Goudoplosfing.  Werking  van  de  Metalen  op 
de  Goudoplosfing;  Goudpurper  van  Casfius,  aan- 
merkingen opzigtelijk  hetzelve  en  beftanddeelen  van 
hetzelve.  Werking  der  brandbare  Poffen  op  de  Zout- 
zure Goudoplosfing bl.  61  — 78. 

HOOFDSTUK  V. 

Goud  en  eetiige  andere  jloffen ♦ 

Vast  Loogzout  en  Goud.  Vlug  Loogzout  en 
Goud;  bereiding  van  het  Dondergoud  en  eigenfehap- 
pen van  hetzelve.  Middenzouten  en  Goud.  Zwavel , 
Phosphorus,  Iöde  en  Goud.  . . . bl.  78—87. 

HOOFDSTUK  VI. 

Verbinding  van  het  Goud  met  andere  Metalen . 

De  vereeniging  van  het  Goud  met  andere  Metalen 
in  het  algemeen. 

§ 1.  Goud  en  Platina . Wat  Platina  is.  Goud 
en  Platina  in  onderfcheidene  hoeveelheden.  Platina  9 
Goud  en  Ijzer. 

^ 2 . Qoud  en  Zilver . Is  deze  vereeniging  fchei- 
**  2 kun- 
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kundig  of  werktuigelijk?  Eigenfchappen  van  dit 
Metaalmengfel , en  waarom  wordt  hetzelve  daarge- 
fleld. 

$ 3.  Goud  en  Koper.  Eigenfchappen  van  dit 
tnengfel. 

§ 4.  Goud  en  Kwik.  Werking  van  het  Kwik  op 
het  Goud;  hoe  deze  vereeniging  te  bcwerkltelligen, 
en  bijzondere  betrekking  van  het  Kwik  tot  het  Goud# 

§ 5.  Goud  en  andere  Metalen.  Vereeniging  van 
het  Goud  met  andere  Metalen  in  hetalgemeen.  Lood, 
Tin,  Zink,  Ijzer,  Bismuth , Spiesglans , Bruin- 
Heen,  Arfenik,  Nickel,  Kobalt  en  andere  Metalen  en 
Goud . bl.  87  — 103. 

HOOFDSTUK  VIL 

Scheiding  van  het  Goud  van  andere  flojfen 
en  Metalen . 

§ 1.  Zuivering  der  Goudertfen  in  het  algemeen. 
Zuivering  van  het  gedegen  Goud.  Verfchillende  be- 
handeling der  Goudertfen.  De  voornaamfte  zuive- 
ring beftaat  in  die  der  Zilverhoudende  Goudertfen. 
Deze  fcheiding  gefchiedt  op  den  natten  of  droogen 
weg. 

§ 2.  Scheiding  van  het  Goud  door  Salpeter -Zout- 
zuur.  Hoedanig  het  Goud  in  Salpeter-Zoutzuur  op 
te  losfen , en  uit  deze  oplosfing  door  Zwavelzuur 
Ijzer,  en  andere  Scheidingsmiddelen  weder  neder 
te  ploffen. 

§ 3.  Scheiding  van  het  Goud  door  Salpeterzuur  of 
Kwartering.  Deze  is  eene  der  algemeenfte  Scheidin- 
gen. Voorafgaande  Kupellering  van  het  Metaal  met 
bijvoeging  van  Zilver,  en  hoe  hetzelve  voor  de  wer- 
king van  het  Zuur  verder  gefchikt  te  maken.  Het  Sal- 
peterzuur dient  hiertoe  de  vereischte  zuiverheid  te 
hebben  en  behoeft  niet  rookende  te  zijn,  maar  van 
bepaalde  zwaarte,  en  hoe  deze  te  bepalen.  De  ko- 

king 
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king  van  het  Goud  in  Salpeterzuur;  herhaalde  ka- 
king.  Afwasfching  en  gloeijing  der  kornetten;  waar- 
neming van  Ha  c q u et  t.  Over  het  aanhangend  Zil- 
ver aan  het  aldus  gezuiverd  Goud,  fcheidingsma- 
nier  van  Darceten  nader  onderzoek  van  de  wer- 
king van  het  Zwavelzuur  bij  deze  fcheiding.  Hoe 
het  Zilver  van  voornoemde  fcheidingen  weder  te 
verzamelen. 

§ 4.  Scheiding  van  het  Goud  door  Cementering • 
Wanneer  en  hoe  de  Cementering  in  het  werk  te  (tel- 
len. Voorfchriften  van  Cementeerpoeders.  Zuiver- 
heid van  het  aldus  bewerkte  Goud  en  hoe  hetzelve 
na  de  Cementering  te  behandelen.  Wat  in  deze  be- 
werking plaats  heeft  en  of  dezelve  ook  op  eene  ande- 
re wijze  is  te  bewerkftelligen.  De  Cementering  tot 
andere  einden  aangewend  en  wanneer  dienftig. 

§ 5.  Scheiding  van  het  Goud  door  Zwavel.  Waar- 
op deze  bewerking  gegrond  is,  de  gewone  manier 
van  deze  fcheiding  en  hoe  te  verklaren.  De  manier 
van  Bergman  en  waarop  gegrond.  De  manier  van 
S c opoli  en  E ngftröm. 

§ 6.  Scheiding  van  het  Goud  door  Spiesglans . 

Waarop  deze  bewerking  berust,  en  welk  Goud 
hiertoe  te  gebruiken.  Zuiverheid  van  het  aan  te  wen- 
den Spiesglans.  Hoedanig  het  mengfel  te  fmelten  en 
met  de  overblijvende  (lakken  te  handelen.  Hoe  het 
Spiesglans  verder  van  het  Goud  af  te  fcheiden. 
Waarom  deze  werking  van  het  Spiesglans  op  het 
Goud  nuttig  is.  Bijvoeging  van  Zwavel  bij  minder 
zuiver  Goud.  Vervlugtiging  van  het  Spiesglans  door 
Zoutzuur  Kwik,  affcheiding  door  Salpeter  en  alge- 
mcene  aanmerking  over  deze  fcheiding. 

§ 7.  Bijzondere  fcheiding  van  het  Goud  van  eenU 
ge  Metalen  en  jlojfen.  Scheiding  van  het  Goud  en 
Zilver  re-ds  opgemerkt.  Scheiding  ' au  het  Goud 
van  de  Platina  en  bemerkingen  daaromtrent.  Schei-  * 
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ding-  van  het  Goud  van  het  Kwik,  Koper  en  Ijzer. 
Scheiding  van  het  Goud  van  het  Tin , de  Zink , den 
Arfenik  en  het  Nickel.  Herftelling  van  het  Donder- 
goud. Zuivering  van  het  Goud  uit  de  zoogenaam- 
de Krets.  Middelen  ter  herftelling  van  de  fmeed- 
baarheid  van  het  Goud.  Onderfcheidene  ftoffen  hier- 
toe aanbevolen,  en  wanneer  daartoe  de  Cementering 
en  het  Zoutzuur  Kwik  dienftig.  Algemeene  aanmer- 
king betrekkelijk  deze  onfmeedbaarheid.  bl.  103—  152. 

HOOFDSTUK  VIII. 

Het  01. der  zoek  van  het  Goud  op  het  Gehalte . 

Vtrfchiilend  onderzoek  van  het  Goud  op  het  Ge- 
halte. 

§ i . Onderzoek  van  het  Goud  op  den  Toets . Het 
onderzoek  van  het  Goud  op  den  Toets.  Eigenfchap- 
pen  van  den  Toetsfteen.  Toetsnaalden  voor  het  Goud; 
onderfcheidene  gekleurde  Toetsnaalden.  Over  de 
Toetfing  van  het  Goud  en  waarop  bij  dezelve  te 
letten.  Over  het  Salpeterzuur  voor  den  Toets, 
welk  zuur  ook  nuttig  voor  het  Goud-houdend  Zilver. 
Wat  bij  de  Toetfing  verder  waar  te  nemen  is  en  zui- 
vering van  den  Toetsfteen. 

§ 2.  Het  onderzoek  van  het  Goud  door  de  Water - 
weegkunde . Wat  van  dit  onderzoek  te  denken  en 
zwarigheden  bij  dit  onderzoek  voorkomende.  Ook 
ontftaande  uit  de  verfchillende  cigendommelijke  zwaar- 
te der  Metalen.  Hoe  dit  onderzoek  in  het  werk  wordt 
gefield.  Hydrometer  van  Atkins.  Dit  onderzoek 
ook  toegepast  op  het  Goud-houdend  Zilver. 

§ 3.  Onderzoek  van  het  Goud  door  het  Esfai. 

A.  Van  het  gewone  Goud  met  weinige  aanhangende 
andere  Metalen . De  hoofdwerkzaamheden  van  het 

onderzoek  door  het  Esfai.  Het  Goud  moet  eerst  te 
dien  einde  gekupelleerd  worden.  In  welke  hoeveel- 
heid hier  Lood  bij  te  voegen.  In  welke  evenredig- 
heid 
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heid  hierby  fijn  Zilver  te  voegen , en  deze  evenre- 
digheid proefondervindelijk  aangetoond.  Hoe  het 
Goud  verder  voor  de  Kupellering  gereed  te  maken. 
De  Kupellering  van  het  Goud  in  den  oven.  Hame- 
ring  of  Pletting  van  de  Goudbroodjes  tot  Kornetten. 
Scheiding  van  de  Kornetten  in  het  Salpeterzuur  en 
hoe  meerdere  in  eens  te  fcheiden.  Afwasfching  en 
gloeijing  der  Kornetten.  Berekening  van  het  gehalte 
van  het  Goud.  Over  de  waterzwaarte.  Waarom 
het  Goud  niet  te  onderzoeken  met  Salpeter-Zoutzuur. 

B.  Onderzoek  van  het  Goudhoudend  Zilver  door 
het  Esfai . Het  gehalte  hier  eerst  voorloopig  door 
den  toets  te  bepalen.  Bijvoeging  van  fijn  Goud  of 
Zilver  naar  het  onderfcheiden  gehalte  ven  het  Me- 
taal. De  verdere  behandeling  van  deze  proeven , en 
hoedanig  derzelver  gehalte  te  berekenen. 

C.  Over  het  onderzoek  van  het  Flati na~houde nd 

Goud  op  het  Gehalte . Goud  en  Platina  zijn  fom- 
tijds  vereenigd.  Wat  Vauquelin  omtrent  deze 
mengfels  heeft  waargenomen  , en  algemeene  gevolg- 
trekkingen uit  dezelve.  Onderzoek  van  een  Goud- 
en Platina -houdend  Zilvermengfel.'  Hoe  een  meng- 
fel  van  Platina,  Goud,  Zilver  en  Koper  te  onder- 
zoeken  bl.  153  — 194* 

HOOFDSTUK  IX. 

Nuttigheid , aanwending  en  verdere  behandeling 
van  het  gewerkte  Goud . 

Algemeene  nuttigheid  en  belangrijkheid  van  het 
Goud.  Over  welke  aanwending  van  het  Goud  hier 
te  fpreken.  De  Verguldingen  in  het  algemeen.  On- 
echte Verguldingen.  Echte  Verguldingen;  de  Vuur- 
vergulding.  Het  Goud- Amalgama  tot  deze  Vergul- 
ding , en  hoe  de  voorwerpen  met  dit  Amalgama  te  be- 
handelen. Verdere  behandeling  met  G loei  was  Al- 
gemeene aanmerking  omtrent  de  VuurverguUing. 

**4  Vuur- 
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Vuurvergulding  door  Spiesglans  en  Goud.  De  kou- 
de Vergulding.  Natte  Vergulding  voor  het  Koper  en 
Griekfche  Vergulding  voor  het  Zilver.  Hoe  het  Goud 
van  Vergulde  werken  weder  af  te  nemen.  Staal- 
vergulding.  Het  zoogenaamd  1’  Or  haché , en  Glas- 
en Porfekinvergulding ; nadere  bemerkingen  omtrent 
deze  laatBe  foort  van  Vergulding.  Het  Teeken- 
goud en  Vergulding  van  wollen,  linnen  of  zijden  dof- 
fen. Emaiilering  op  het  Goud;  verfchillende  foor- 
ten  van  fmeltglazen.  Bereiding  van  een  zuiver  wit 
Email ; bereiding  van  den  Meiaalkalk  en  van  het  Kwarts- 
mengfel  voor  hetzelve , en  fmelting  van  voornoemde 
mengfels  voor  het  Email.  Algemeene  aanmerkingen 
omtrent  dit  Email.  Welk  Goud  tot  de  Emaillering 
het  best  gefchikt  is.  Hoe  het  Email  verder  te  be- 
handelen en  op  het  Goud  te  brengen,  ' 1Jin  welke  for- 
nuizen en  hoedanig  de  voorwerpen  te  behandelen. 
De  daarop  volgende  polijsting  der  Bukken ; wat  nog 
omtrent  deze  behandeling  met  Email  is  op  te  merken, 
en  hoe  de  Bukken  met  teekeningen  te  voorzien.  Staal- 
foldeering  door  Goud.  De  Kleuring  van  verwerkte 
Gouden  Bukken.  Nog  andere  voorfchriften  van  kleur- 
mcngfels.  De  voorwerpen  na  de  kleuring  te  Hellen. 
Hoedanig  nu  de  door  deze  kleurBoffen  opgeloste  Goud- 
en Zilverdeelen  weder  te  verzamelen,  bl.  194  —230. 

AFDEELING  III. 

OVER  HET  ZILVER. 

HOOFDSTUK  I. 

Cefchiedenis  en  Natuurlijke  leefland  van  het  Zilver . 

Het  Zilver  reeds  lang  bekend  geweest  en  wie  zich 
bijzonder  met  het  onderzoek  van  het  Zilver  hebben 
bemoeid.  De  Zilverertfen  in  het  algemeen  Soorten  van 
Zjlverejrtfen.  Ue  AUiëringen,  als  de  Zuivere  Goud,- 

Spies- 


INHOUD  der  HOOEDSTUKKEN. 


XVII 


Spiesglans,-  Arfenik-  en  Bismuth-houdende  Zilver- 
ertk  Gezwavelde  Zilverertfen ; gezwavelde  Spies- 
glans houdende  en  witte  Zilverens.  Zilveryerzuur- 
iels;  de  roode  Zilverens,  bevattende  den  don  ker- 
moden en  helderrooden  Zilvererts.  Chlore-houdende 
Zilvererts.  Kolenzure  Zilvereris.  Europefehe  Zil- 
vermijnen, van  Frankrijk,  Duitschland,  Zweden, 
Noorwegen  en  Spanje.  Zilvermijnen  van  Azië  en 
Amerika.  De  hoeveelheid  van  jaarlijks  in  den  han- 
del ingevoerd  Zilver.  . . . . - bl.  231  — 247. 

HOOFDSTUK  II. 

Natuurkundige  eigcnfchappen  van  het  Zilver • 

Kleur,  eigendommelijke  zwaarte  , fmeed-en  rekbaar- 
heid , taaiheid , en  hardheid  van  het  Zilver,  bl.  247—  249. 

HOOFDSTUK  III. 

Werking  van  de  Lucht , het  Water , het  Vuur 
en  de  Elektriekc  en  Galvanifche  Vloei  plof- 
fen op  het  Zilver . 

Werking  van  de  Lucht  en  het  Water  op  het  Zilver. 
Werking  van  het  Vuur  op  het  Zilver  en  opflur- 
ping  van  Zuurftof  door  het  gefmolten  Zilver.  Wer- 
king van  het  zamengedrongen  licht,  de  ontvlamde 
Zuurftof-  en  Waterftoflucht,  en  deElektrieke  en  Galva- 
nische vloeifroffen  op  het  Zilver.  . . bl.  250  — 2 56. 

HOOFDSTUK  IV. 

Werking  van  de  Zuren  op  het  Zilver . 

Rang  van  verwamfehap  van  het  Zilver.  Werking 
van  de  Zuren  op  het  Zilver  in  het  algemeen.  Al- 
gemeene  kenteekens  der  Zilverzouten.  Werking  van 
het  Salpeterzuur  op  het  Zilver ; groene  kleur  en 
zwarte  vlokken  fomtijds  bij  deze  oplosfing  merkbaar. 
Eigcnfchappen  van  de  Salpeterzure  Zilveroplosfing 
en  het  Salpeterzuur  Zilver  en  kleurverandering  van 
hetzelve.  De  zoogenaamde  Helfche  (teen.  Het  Sai- 
♦ * 5 pe- 
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peterzuur  Zilver  met  Eerstverzuurfel.  Werking  van 
de  Chlorine  op  het  Zilver.  Zoutzuur  en  Zilver, 
wanneer  deze  verbinding  gevormd  wordt  en  deszelfs 
eigenfchappen.  Werking  van  het  licht  en  de  warm- 
te op  het  Zoutzuur  Zilver  en  beftanddeelen  van  het- 
zelve. Zwavelzuur  en  Zilver.  Andere  Zuren  en 
Zilver.  Zilververzuurfels.  ...  bl.  256  — 270. 

HOOFDSTUK  V. 

Zilver  en  een  i ge  andere  Stof  en. 

Zilver  en  Ammonia , of  Donderzilver  van  B e r- 
thollet.  Andere  bereiding  en  ontploffende  kracht 
van  dit  Donderzilver.  Donderzilver  van  D e s c o- 
tils,  zekere  bereiding,  eigenfchappen  en  oorzaak 
van  deszelfs  ontploffing  Donderziiver  van  C he- 
ven ix.  Brandbare  ligchamen  en  Zilver.  Zwavel, 
gezwavelde  Waterftoflucht , gezwavelde  Potasch  en 
Zilver.  Phosphorus,  Koolftof , Blaauwftof,  Iöde  en 
Zilver bl.  271 — 283. 

HOOFDSTUK  VI. 

Verbinding  van  het  Zilver  met  andere  Metalen . 

Zilver  en  andere  Metalen.  Zilver  en  Platina. 
Zilver  en  Koper;  voorzorg  bij  de  ondereenimel- 
ting  dezer  Metalen.  Zilver  en  Kwik.  De  boom 
van  Diana;  manier  van  Vit a lis.  Zilver  en  Ijzer, 
Staal  , Lood  , Bismuth  , Tin  en  andere  Meta- 
len  bl.  283  — 295. 

HOOFDSTUK  VII. 

Scheiding  van  het  Zilver  van  andere  Stofcn 
en  Metalen. 

§ I . Zuivering  van  het  Zilver  door  Verflakking  en 
Zfdrijving.  Zuivering  van  het  Zilver  door  verllak- 
king  veelal  met  voorafgaande  roosting  en  bijvoe- 
ging van  Lood.  Somtijds  wordt  hier  een  kroes  ge- 

t > bruikt 
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bruikt  en  worden  er  vloeimiddelen  bijgevoegd.  Zui- 
vering van  het  Zilver  door  afdrijving. 

§ 2.  Scheiding  van  ha  Zilver  door  Verkwikking . 
Zuivering  van  liet  Zilver  door  verkwikking.  De 
manier  van  Bom  en  hoe  de  ftof  met  het  Kwik  te 
vereenigen.  Zuivering  van  de  Krets  door  verkwik- 
king. Voorafgaande  behandeling  der  Kretsftoffen. 
Het  vereenigen  van  het  Kretszaïid  met  het  Kwik. 
Hoe  dit  Amalgama  te  behandelen,  over  te  halen, 
in  welken  toefte! , en  hoe  het  vuur  te  regelen. 

§ 3.  Scheiding  van  het  Zilver  door  Ijzer  en  Spies- 
glans. Zuivering  van  het  Zilver  door  ijzer.  Zui- 
vering van  het  Zilver  door  gezwaveld  Spiesglans, 
en  hoe  die  bewerking  gefchiedt. 

§ 4.  Scheiding  van  het  Zilver  door  Zuren . Zui- 
vering *van  het  Zilver  door  Salpeterzuur , en  hoe 
het  Zilver  uit  deze  op!osfing  door  Koper  af  te  fchei- 
den.  Is  dit  nedergeplofte  Zilver  zuiver?  Waar- 
nemingen van  Gay-Lusfac  en  Meisner  om- 
trent deze  nederplofling.  De  Loogzouten,  Aarden  en 
Middenzouten  minder  dienftig  tot  deze  nederplofling. 
Het  Salpeterzuur  ook  gcfchikt  ter  fcheiding  van  an- 
dere Zilververbindingen.  Manier  van  Branden- 
bourg  ter  zuivering  van  het  Zilver.  Hoedanig  het 
Zoutzuur  kan  worden  aangewend  ter  zuivering  van  het 
Zilver,  en  moeijelijkheden  hierbij  voorkomende.  Ver- 
fcliillende  fcheidingen  van  het  Zoutzuur  Zilver  door 
Loogzouten,  volgens  Wenzel,  Bergman  en  Mark- 
graaf. Scheiding  van  het  Zoutzuur  Zilver  door 
Metalen;  door  Zink  of  Ijzer,  door  gezwaveld  Kwik 
en,  volgens  A r f we dfo n , door  Wateritoflucht.  Het 
Zwavelzuur  ook  bruikbaar  tot  fcheiding  van  het  Zil- 
ver. Het  Salpeter- Zwavelzuur  oplosvocht  van  Keir. 
Zuivering  va'n  het  Zilver  door  Azijnzuur. 

§ 5.  Scheiding  van  het  Zilver  door  Middenzouten . 
Brandbare  Boften  weinig  gefchikt  ter  zuivering  van 

het 
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het  Zilver.  Zuivering  van  het  Zilver  door  Salpeter. 
Is  dit  Zilver  zuiver,  en  hoedanig  is  hier  de  werking 
van  het  Salpeter  op  hetzelve  ? De  manier  van  Thom- 
fon  met  Bruinfteenverzuurfel  ook  nuttig  bevonden. 
Werking  van  den  Zwarten  Vloed  op  fft  Zilver;  aan- 
wending van  Zoutzuur  Kwik,  en  herftelling  der  Don- 
derzilvers bh  295—336. 

HOOFDSTUK  VIII. 

Het  onderzoek  van  het  Zilver  op  het  Gehalte . 

§ i . Onderzoek  van  het  Zilver  door  de  Kupellering . 
Werktuigen  voor  de  Kupelleiing;  Esfaibalans.  Hoe 
met  deze  naauwkeurig  te  wegen ; hoe  dezelve  in  be- 
weging te  brengen,  te  bewaren  en  te  onderzoeken. 
Het  oude  en  nieuwe  Eslaigewigt , en  hoe  het  laatlle ' 
te  onderzoeken.  Kupelien  , waaruit  vervaardigd,  hoe 
te  vormen,  derzelver  gedaante  en  deugdzaamheid. 
Andere  zamenilellingen  van  Kupellen  uit  Beenasch 
en  Kleiaarde,  Beenasch  en  Bruinfteenverzuurfel;  Ku- 
pellen van  gezuiverde  beenasch,  en  uit  beenasch  met 
Phosphorzuur  oververzadigd.  Hoedanig  Testen  te 
vervaardigen.  Esfaiovens  ; gewone  Esfaiovens  , hoe 
te  bekleeden,  te  plaatfen  en  met  eenen  moffel  te 
voorzien.  Brandftof  voor  deze  ovens,  en  beduur 
van  het  vuur  in  dezelve.  Grooter  Esfaioven.  Klei- 
ne oven  van  Anfrye  en  Da  reet.  Werking  van 
de  Lucht  op  de  kupellering.  Moffels  voor  de  Esfai- 
ovens , van  welke  Bof  te  vervaardigen  en  hoe  te 
vormen.  Het  Moffeldeeg  gefchikt  voor  de'  bekleeding 
der  ovens  en  bereiding  der  Drijffcherven.  De  be- 
werking der  Kupellering;  hoe  het  Zilver  af  te  wegen, 
den  oven  aan  te  üoken,  en  de  kupellen  uit  te  ade- 
men. De  hoeveelheid  en  zuiverheid  van  het  bij  te 
voegen  Lood.  Het  Lood  en  Zilver  op  de  Kupel  te 
brengen,  werking  van  de  proef  in  het  vuur,  en  hoe 
dit  te  beduren.  Het  fpatten  der  Zilverbroodjes.  De 
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juiste  graad  van  hitte  bij  de  kupellering.  Het  blik- 
ken en  afioopen  der  proeven ; de  teekens  van  eene 
we!  afgeloopene  protf , en  de  kleur  der  bewerkte  Ku- 
pellen.  Hoe  het  gehalte  aan  te  wijzen , en  waarom 
fomtijds  de  proeven  verfchillen.  Gebruik  van  Bis- 
tnuth,  in  plaats  van  Lood,  bij  de  Kupellering. 

§ 2,  Onderzoek  van  het  Platina-houdend  Zilver  op 
het  Gehalte . — Onderzoek  van  het  Platina  houdend 
Zilver.  Manier  van  Dar  eet. 

§ 3.  Onderzoek  van  het  Zilver  door  den  Toets  en 
eemge  andere  middelen . Onderzoek  van  het  Zilver 
op  den  Toetsfleen.  Bijvoeging  van  andere  Boffen  min- 
der dienftig.  Wat  bij  de  Toetfmg  op  te  merken;  hoe- 
danig de  Toetsnaalden  voor  het  Zilver  te  vervaardi- 
gen. Onderzoek  op  den  (leek;  en  door  andere  min 
zekere  middelen. 

§ 4.  Onderzoek  van  het  Zilver  op  den  Natten  Weg • 
Onderzoek  van  het  Zilver  op  den  Natten  Weg;  meer 
dienftig  bij  de  Ziiverertfen ; als  Arfenik-houdenden , 
Spiesglans-houdenden  , Gezwavelden,  Zoutzuren  en 
Zuiveren  Zilvererts.  — Waarom  Gouden  en  Zilveren 
werkftukken  geftempeid  worden.  . bl.  336—400. 

HOOFDSTUK  IX. 

Nuttigheid , aanwending  en  verdere  behandeling 
van  het  gewerkte  Zilver . 

Nuttigheid  van  het  Zilver, — Verfchillende  foorten 
van  Verzilvering.  Vuurverzilvering.  De  koude  Ver* 
zilvering.  Het  Argent  Haché.  Het  Pleetzilver.  De 
Ivoorverzilvering.  Het  folderen  van  het  Goud  en 
Zilver.  Soorten  van  foldeerfels,  en  hoe  dezelve  te 
gebruiken.  Witkoking  der  Zilverwerken;  wat  daar- 
bij in  acht  te  nemen , en  waarin  deze  bewerking  be- 
ftaat.  Het  bruineren  en  polijsten  van  het  Zilver, 
en  hoe  beflagene  Zilverwerken  weder  fchoon  te  ma- 
ken^ 
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ken.  Het  gieten  van  het  Goud  en  Zilver,  hoe  te 
bewerkflelligen  en  waarom  verJ.engiels  aan  de  voor- 
werpen te  laten bl.  401— 419. 

AFDEELING  IY. 

TAFELS  EN  BEREKENINGEN  LETREKKELIJK  HET 
GEWIGT  , GEHALTE,  DE  WAARDE  EN  MEN- 
GING DER  EDELE  METALEN, 


A.  Verklaring  der  Tafels  bet  rekkelijk  het  Gewigt , 
Gehalte , cn  de  Waarde  der  Edele  Metalen . 

I en  II.  Vergelijking  van  het  oud  Trooisch  Zil- 
veiTmids  gewigt  met  het  N.  N.  gewigt,  en  omge- 
keerd. JII  en  IV.  Vergelijking  van  het  oud  Keur- 
gewigt  met  het  N.  N.  Keurgewigt,  en  omgekeerd. 
V.  De  prijzen  der  Marken  Goud  en  Zilver  in  guld. 
fluiv.  enpenn.,  in  vergelijking  met  de  onderdeden 
van  het  Mark  en  het  N.  N.  gewigt.  VI.  De  prij- 
zen van  het  N.  N.  pond  Goud  en  Zilver,  in  verge- 
lijking met  de  onderdeden  van  het  N.  N.  gewigt  en 
het  Oud  gewigt.  VIL  De  prijzen  van  het  mark  Fijn 
Zilver  in  guld.  fluiv.  en  penn.,  naar  de  onderfchei- 
dene  Gehalten  in  penningen  en  greinen.  VIII.  De 
prijzen  van  het  mark  Fijn  Goud  in  guld.  fluiv.  en 
penn.,  naar  de  onderfcheidene  Gehalten  in  Karaten  en 
Greinen.  IX.  De  prijzen  van  het  N.  N.  pond  Fijn 
Goud  en  Zilver  in  guld.  en  cents,  naar  de  onder- 
fcheidene Gehalten  in  Duizendflen.  X.  Het  gewigt 
Fijn  in  de  onderdeden  van  het  oud  en  nieuw  gewigt, 
naar  de  onderfcheidene  Gehalten  in  Duizendflen, 

XI.  Het  gewigt  Fijn  op  de  onderdeden  van  het  oud 
gewigt,  naardeverfchillende  deelen  Fijn  op  het  Mark. 

XII.  Het  gewigt  Fijn  op  de  onderdeden  van  het  N.  N. 

ge- 
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gewigt,  naar  de  veiTcliillende  deelenFijnop  het  N.  N. 
pond.  XIII.  Vergelijking  der  Cents  met  Stuiv.  en 
Penn. , en  omgekeerd;  en  het  gewigt,  de  waarde  en 
het  gehalte  der  N.  N.  werkftukken  en  muntfpeciën. 

XIV.  Het  Juweliers  Karaatgewigt , vergeleken  met 
het  N.  N.  gewigt,  en  omgekeerd,  bl.  420  — 432. 

B.  Berekeningen , betreffende  het  Gewigt , Ge- 
halte , de  Waarde  en  de  Menging  der 
Edele  Metalen • 

I.  Berekening  van  het  Fijn  aan  gehalte.  II.  Be- 
rekening van  het  Fijn  aan  gewigt.  III.  Uit  de  hoe- 
veelheid van  Fijn  het  gehalte  te  bepalen.  IV.  Uit 
eene  bepaalde  hoeveelheid  Fijn  het  gewigt  Fijn  van  ie- 
der mark  of  pond  te  bepalen.  V.  Hoe  het  Gehalte 
van  eene  door  zuivering  verminderde  hoeveelheid 
Goud  of  Zilver  te  vinden.  VI.  Hoe  het  gewigt  van 
zulk  een  gezuiverd  Goud  of  Zilver  te  bepalen.  VIL 
Om  het  Gehalte  te  vinden  van  meerdere  ondereen- 
gefmoltene  Baren.  VIII.  Het  Goud  of  Zilver  door 
bijvoeging  tot  bepaalde  Gehalten  te  brengen.  IX. 
Deze  Metalen  door  bijvoeging  te  veranderen  tot  een 
bepaald  Gewigt  en  Gehalte.  XI.  Het  gebruikt  ge- 
wigt van  twee  ondereengefmoltene  baren  te  kunnen 
bepalen.  XI.  Eene  baar  Gouds , belïaande  uit  Goud, 
Zilver  en  Koper,  tot  eene  andere  onderlinge  hoe- 
veelheid te  veranderen.  XII.  Meerdere  Baren  door 
bijvoeging  tot  een  bepaald  Gehalte  te  brengen. 
XIII.  Van  welk  Gehalte  moet  zoodanig  eene  bij  te 
voegene  baar  zijn.  XIV.  Van  verfchillende  baren 
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AFDEELING  I. 

OVER  DE  METALEN  IN  HET  ALGEMEEN. 

_ / 

HOOFDSTUK  I. 

Di 5 Natuurlijke  tocjland  der  Metalen , foor  ten  en 
algemeene  natuurkundige  eigenf chappen. 

Daar  het  Gouden  het  Zilver , als  de  Hoofdonderwer-  Het  Goud  en 
pen  van  onze  volgende  befchouwingen , behooren  totZilver  beho°' 
cene  algemeene  klasle  van  voorwerpen  , die  de  Natuur  rang  der  Me- 
door  bijzondere  eigendommelijke  kenmerken  van  alle  calen* 
andere  lchijnt  te  hebben  afgezonderd,  en  die,  door 
hunne  gewigtige  fcheikundige  betrekkingen , en  me- 
nigvuldige aanwendingen  in  het  dagelijkfche  leven,  on- 
der den  algemeenen  naam  van  Metalen  genoegzaam 
bekend  zijn ; zoo  kunnen  wij  niet  gefchikt  tot  deze 
bijzondere  foorten  overgaan , zonder  vooraf  een  be- 
knopt overzigt  over  deze  Metalen  in  het  algemeen  te 
hebben  medegedeeld.  Immers  kunnen  dan  ook  deze 
foorten  beter  uit  hun  waar  (landpunt  worden  be- 
fchouwd,  en  zal  derzelver  begrip  meer  geleidelijk  en 
bevattelijk  worden  gemaakt.  Deze  Metalen  zijn  tot 
nog  toe  voor  oorfpronkelijke  grondftoffen  der  natuur 
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gehouden , en  nog  niet  door  de  kunst  in  andere  be- 
ftanddeelen  gefcheiden;  zij  kenmerken  zich  ook  bij- 
zonder door  hunne  meerdere  zwaarte , ondoorfchij- 
nendheid,  taaiheid  en  hardheid,  bijzondere  kleuren 
glans,  fmeltbaarbeid  in  het  vuur,  geleiding  voor  de 
warmteftof  en  de  elektrieke  vloeidof,  vatbaarheid 
voor  de  vereeniging  met  de  zuurftof , en  mindere  op- 
losbaarheid in  water , en  worden  door  deze  eigen- 
fchappen  meestal  van  alle  andere  zelfftandigheden  ge- 
noegzaam onderfcheiden.  Zonder  twijfel  zijn  reeds 
de  Metalen  bekend  geweest , zoo  fpoedig  de  aarde 
door  menfehen  bewoond  werd;  want  Mo  fes  berigt 
ons , dat  T u b a 1 - K a ï n , de  achtfte  mensch  na  A d a m , 
reeds  de  kunst  verdaan  heeft,  om  het  Koper  en  Ijzer 
te  fmeden ; ook  Homerus  maakt  reeds  melding 
van  wapens  en  kunstwerken  , uit  Metalen  vervaardigd. 
I fi-d orus,  Hcrodotus,  Pliniusen  meer  oude 
Gefchiedfchrijvers  maken  in  het  algemeen  gewag  van 
de  kennis  der  Metalen  bij  de  vroegfte  volken , alhoe- 
wel zich  deze  niet  verder  dan  tot  het  Goud,  Zilver, 
Kwik,  Lood,  Koper,  Ijzer  en  Tin  fchijnt  te  hebben 
uitgedrekt. 

Waar  de  Me-  Men  vindt  de  Metalen  in  alle  foorten  van  gronden 
tien  in  het  of  aardlagen;  doch  zij  zijn  menigvuldiger  in  de  eerde 
vondca’  \vor-  oorfpronkelijke  gronden  en  de  overgangsgronden , 
dec.  dan  in  die  der  bezakte  gronden.  Men  vindt  ze  ook 

weinig  in  de  overgevoerde  gronden,  maar  nog  minder 
in  die  der  volkanen.  Wanneer  deze  Metaalertfen  hier 
of  daar  in  eene  zoo  belangrijke  hoeveelheid  gevonden 
worden , dat  zij  met  voordeel  kunnen  worden  uitge- 
trokken, worden  zulke  plaatfen  gewoonüjk  Mijnen 
genoemd.  De  Metalen  worden  in  deze  mijnen  gevon- 
den, of  meer  geheel  zuiver , of  met  andere  doffen  ver- 
mengd, en  wel  meestal  in  bijzondere  zoogenaamde  gan- 
gen, die  de  bergen  even  als  aderen  doorloopen.  De 
boveneinden  van  deze  gangen  worden  meestal  aan  de 

op- 
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oppervlakte  der  bergen  gevonden , hetzij  dat  het  toe- 
val dezelve  ontdekt , hetzij  dat , door  het  vinden  van 
Metaalachtige  doffen  in  derzelver  omtrek  , tot  het  na- 
fporen  der  Metalen  meer  opzettelijke  aanleiding  gege- 
geven  wordt.  Het  is  ook  nog  niet  volkomen  bewezen , 
of  fommige  menfehen  door  eene  eigenaardige  bijzon- 
dere ligtgevoeligheid  vatbaar  zijn , om  het  aanwezen 
der  Metalen  in  de  bergen  te  kunnen  aanduiden , noch 
ook,  of  daartoe  eenige  werktuigen  kunnen  vervaar- 
digd worden , op  dewelke  het  aanwezen  der  Metalen 
in  die  bergen  eenen  zigtbaren  invloed  hebben  kan(*). 
Dit  is  zeker , dat  men , bij  het  opfporen  der  Me- 
talen , voorzien  moet  zijn  van  zoodanige  werktuigen 
en  fcheimiddelen , als  tot  het  onderzoeken  en  fchei- 
den  van  ruwe  Metaalftoffen  benoodigd  zijn,  en  wel- 
ke in  de  handen  van  den  kundigen  Metaalonderzoe- 

ker 

(*)  Opzigtelijk  dit  onderwerp,  voormaals  door  Rit  ter, 
Gilbert  en  anderen  onder  den  naam  van  Dierlijke  Elektro- 
metrie  behandeld,  is  onlangs  weder  in  de  Annalen  der  Phyfik 
van  L.  W.  G i 1 b e r t , 1 8 19 , 6ofte  band  , pag.  255 , eene  nieuwe 
uitvoerige  verhandeling  medegedeeld  van  den  Heer  Karl 
Amoretti,  in  1816  geftorven  te  Milaan,  die,  door  bij- 
zonderen ijver  voor  de  Rahdomantie , bovengenoemde  Elt-k- 
trometrifche  wetenfehap  heeft  ontwikkeld  en  als  eene  voor 
de  Landbouw-  Natuur-  Schei-  en  Delfftofkunde  hoogst- 
nuttige  zaak  heeft  voorgedragen.  In  een  nafchrifc  van  Gil- 
bert wordt  hier  ook  melding  gemaakt  van  eene  Rabdomanti- 
fche  vrouw  Katharina  Beutler,  die  deze  Metaalgevoe- 
ligheid  in  den  hoogften  graad  bezat,  en  die  onder  anderen, 
over  Goudmijnen  gaande,  zwakheid  in  de  voeten,  warmte  en 
een  onaangenaam  gevoel  aan  haar  geheel  Iigchaam  — terwijl 
zij,  over  Zilvermijnen  gaande,  eene  zeldzame  drukking,  be- 
klemming  en  als  een  gevoel  van  aanhangen  in  het  Iigchaam 
ondervond. 
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ker  weldra  kunnen  aantoonen , tot  welk’  eenen  rang 
de  gevondene  doffen  behooren,  en  van  welk  eene 
waarde  dezelve  gehouden  kunnen  worden. 

Üe  bovengenoemde  gangen  nemen  of  eene  meer 
gelijke  rigting,  en  (trekken  zich  inde  lengte  uit,  of 
verfpreiden  zich  in  allerhande  rigtingen , en  maken  der- 
zelver  ontdekking  voor  den  mijnwerker  meer  of  minder 
gemakkelijk ; en  ook  de  vereeniging  met  andere  dof- 
fen , die  hunne  gedaante  meestentijds  onkenbaar  doen 
worden  en  dezelve  als  verertfen , maakt  ook  derzcl- 
ver  verdere  opfporing  en  affcheiding  dikwijls  zeer 
moeijelijk. 

In  welken  De  toedand,  waarin  men  de  Metalen  in  deze  gan- 
nauiur^  vom-  Sen  ontmoet,  zijn  gewoonlijk,  of  in  hunnen  eigen- 
banden  zijn.  aardigen  zuiveren  Metallieken  daat,  hetgeen  men  ge- 
degen noemt,  of  met  andere  doffen  ten  naauvvde 
vercenigd , en  als  daardoor  onkenbaar  gemaakt.  De 
Metalen  zijn  gewoonlijk  als  in  aderen  geplaatst , 
en  dellen  dan  eens  dezelve  geheel  te  zamen,  of  zijn 
meer  in  de  deenachtige  aderen  als  verfpreid.  Men 
vindt  ze  meer  zeldzaam  bij  hoopen,  of  in  lagen,  ja 
fomtijds  maken  zij  een  bedanddeel  van  zekere  rotfen 
uit.  Gemeenlijk  zijn  de  Metalen  in  dezen  toedand 
van  Mineralen  ofErtfen  met  eene  deenkorst  omkleed, 
ontdaande  van  een  gedeelte  des  aanhangenden  gangs  , 
en  welke  voornamelijk  uit  Kwarts,  Kolenzure  Kalk- 
aarde , zoogenaamd  Zwaarfpaath,  Vloeifpaath  en 
dergelijken  bedaat.  Die  gene  der  Metalen,  welke 
weinig  verwantfehap  tot  de  zuurdof  hebben , vindt 
men  meestal  in  hunnen  zuiveren  gedegen’  toedand , 
hoedanig  het  Goud,  Zilver  en  de  Platina,  als  min- 
dere vatbaarheid  voor  dit  beginfel  hebbende  , gewoon- 
lijk gevonden  worden ; terwijl  de  anderen , veelal 
met  dit  zuurftoffelijk  beginfel  verbonden,  onder  den 
vorm  van  kalken  of  verzuurfels  (oxiden)  worden  aange- 
troffen. Met  de  zuren  worden  ook  dikwijls  de  Metalen 
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in  de  natuur  vereenigd  gevonden , en  alsdan  zijn  liet 
zwavelzuur,  het  kolenzuur  en  het  phosphorzuur  de 
meest  voorkomende  zuren,  die  in  de  Metaalverbin- 
dingen worden  waargenomen.  Ook  met  de  brand- 
bare ligchamen , vooral  met  de  Zwavel , gaan  de  Mètalen 
dikwijls  verbindingen  aan,  terwijl  ook  het  Ijzer,  de 
Bruinfteen  en  de  Arfenik  onder  dc  Metalen  veelal  als 
verertfende  ftoffen  genoemd  worden.  In  de  Natuur 
heeft  men  echter  tot  nog  toe  geenc  vereenigingen 
van  de  Metalen  met  de  Waterftof,  Boraxftof , Phos- 
phorus  , löde  noch  Stikftof  aangetrolfen  , hoewel  er  ee- 
nige  verbindingen  met  de  Chlorine  of  deszeifs  zuren 
plaats  hebben , en  men  in  het  Staal  en  het  Potlood 
eene  vereeniging  van  Ijzer  met  de  Koolftof  aantreft. 

Wanneer  men  nu  verzekerd  is,  dat  in  dezen  of 
genen  berg  Metaalftof  voorhanden  is,  die  met  voor- 
deel verwerkt  kan  worden,  graaft  men  een’  of  meer 
putten,  waaruit  men  de  mijnftof  door  werktuigelij- 
ke middelen  naar  boven  brengt;  bij  welke  bewer- 
king reeds  de  mijnwerker,  als  ook  bij  den  verderen 
voortgang  van  zijnen  onderaardfchen  arbeid,  met 
vele  ongemakken  en  moeijelijkheden  tè  worftelen 
heeft.  Het  water  immers,  dat  dikwijls  van  alle  kan- 
ten in  den  uitgegraven’  berg  doorzijpert,  of  langs 
eencn  zijdelingfehen  gang  hem  fomtijds  onverwachts  kan 
ovérftroomèn , moet  door  menigvuldige  werktuigen 
en  voorzorgen  worden  beteugeld.  Gebrek  aan  ver- 
fche  lucht,  met  moeite  veelal  door  deze  afgronden 
te  verfpreiden,  de  doodelijke  dampen,  die  niet  alleen 
alle  ademhaling  beletten,  maar  ook  dikwijls,  door  hun 
ontvlambaar  vermogen,  geweldige  uitbarftingen  ver- 
oorzaken en  het  geheele  werk  vernietigen,  zijn,  bui- 
ten eene  reeks  van  andere  zwarigheden,  zoo  vele 
moeijelijkheden  , die  niet , dan  met  groote  voorzigtig- 
heid  en  het  nemen  van  wijze  maatregelen , zijn  voor 
A 3 te 
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te  komen  (*),  Zij  alle  fchrikken  echter  den  ondcrne- 
menden  mensch  niet  af,  om  tot  in  de  afgrijfelijkfte 
diepten  neder  te  dalen , zich  bijna  alle  gemeenfchap 
met  zijne  mede -aardbewoners  te  ontzeggen,  en# 
door  eenen  moeijelijken  en  harden  arbeid , de  Natuur 
hare  zoo  behoedzaam  bewaarde  fc-hatten  te  ontne- 
men, te  verzamelen  en  overal  te  verfpreiden.  De- 
ze nu  verkregene  Ertfen  worden  dan  verder  onder- 
zocht en  tot  Poorten  gebragt,  daarop  door  werktui- 
gelijke middelen  verdeeld , door  wasfching  van  vreem- 
de ftoffen  gefcheiden , door  roostering  van  de  vlugge 
brandbare  ligcliamen  gezuiverd,  door  fmelting  ver- 
gaderd, en  door  onderfcheidene  bewerkingen  tot 
hunnen  Metallieken  toeftand  gebragt. 

Soorten  van  Offchoon  men  bij  de  ouden  fiechts  zeven  Metalen 
door^wie  beLnkenc*e*  namelijk,  het  Goud,  Zilver,  Ijzer,  Koper, 
kend gemaakt. Kwik , Lood  en  Tin,  zoo  hebben  echter  de  latere 
ontdekkingen , bijzonder  van  deze  en  de  yoorgaande 
eeuw , dit  getal  aanzienlijk  vergroot , zoodat  men  te- 

gen- 

(*)  Onder  deze  met  regt  belangrijk  genoemde  maatregelen 
is  zeker  de  nieuws  ontdekte  zekerheidslnmp  van  Davy 
te  tellen,*  welke  geleerde  opgemerkt  heeft,  dat,  wanneer 
de  vlam  van  een  brandend  ligchaam  door  een  Metalliek  gaas 
van  eene  omringende  brandbare  lucht  werd  afgefcheiden , 
de  verbranding  van  deze  omringende  lucht  door  de  ver- 
koelende kracht  van  dat  gaas  werd  voorgekomen;  zoodat 
hij  dus  op  dezen  grond  een  voor  de  mijnwerkers  meer 
veilig  licht  heeft  daargefteld.  Zie  W.  T.  Brande,  Mnnuè’1 
de  Chimie,  1820,  T.  I.  p.  234,  en  Annales  de  Chimie  et 
Phyfique , par  G a y * L u ffa  c et  A r a g o , 1816,  T.  I.  p- 136. 
Ook  zijn  onlangs  nog  aanmerkelijke  verbeteringen  aan  deze 
lamp  toegebragt  door  den  Heer  Ch  evremont  van  Mons, 
te  vinden  in  de  Annales  gener.  des  fciences  Phyfiques, 
par  M.  M.  Boryde  Si.  Vincent,  Drapier  et  van 
Mons,  1819,  T.  I.  p.  i— *13. 


DE  METALEN  in  het  ALGEMEEN. 


gemvoordig  meer  dan  dertig  Metalen  opnoemt,  die 
ieder,  door  hunne  bijzondere  eigenfchappen , hun  on- 
derling verfchillend  beftaan  aantoonen , waarvan  nog- 
tans  eenige  door  fommigen  meer  voor  Metalloïden , 
of  Metaalachtige  ligchamen  gehouden  worden.  Bui- 
ten de  genoemde  zeven  , bij  de  ouden  reeds  bekende, 
Metalen , zijn  van  tijd  tot  tijd  nog  de  volgende  nader 
bekend  geworden  en,  volgens  opgave  van  John  en 
Thenard,  door  de  volgende  geleerden  meer  bepaald 
ontdekt,  en  onder  de  volgende  namen  bekend  gewor- 
den , als : 

De  Zink  (Spiauter) , het  eerst  onder  dien  naam  door 
Paracelfus  medegedeeld,  die  in  1541  ftierf. 

Het  Bismuth,  in  eene  Verhandeling  van  A gr i cola 
voorkomende,  die  in  1520  in  het  licht  verfcheen  , 
en  ook  door  Sta  hl  bearbeid  is. 

Het  Spiesglans  (Antimonium,  Stibium) , door  Bafili- 
us  Valentinus  het  eerst  in  zijnen  zuiveren  toe- 
ftand  aangewezen  in  de  15de  Eeuw. 

De  Arfenik  (Rattenkruidmetaalj  en  Kobalt,  door 
Brandt,  in  1735  en  1738. 

De  Platina,  doorVVöod,  Esfaijeur  te  Jamaika,  in 
1741  en  Scheffer,  in  1752. 
liet  Nickel , door  Cronfcedt,  in  1751. 

De  Bruinfteen  (Manganefmm) , door  Pott,  Gahn 
en  Scheele,  in  1737  tot  1782. 

De  Tungfteen,  door  Delhuyart,  omtrent  i7Sr. 
Het  Titanium,  door  Gregor,  in  1781  en  Klap- 
ro  th  , in  1794. 

Het  Tellurium , door  Muller  v a n Rei chenftei n, 
in  1782  en  Klaproth,  in  1797. 

Het  Molybdenum  (Waterlood),  door  Scheele, 
Bergman  en  Hielm,  in  1778  tot  1782. 

Het  Uranium,  door  Klaproth,  in  1789. 

Het  Chromium,  door  Vauquelin,  in  1797* 
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Het  Colombitim  of  Tantalum , door  Hat  c het,  in 

1802. 

Het  Palladium  en  Rhodium , door  Wollaston,  in 

1803. 

Het  Iridium , door  Fourcroi,  Vauquelin,  Ten- 
nant  en  Desco  rils,  in  1803. 

Het  Osmium  , door  Ten  nant,  in  1803. 

Het  Gerium  of  Cererium , door  Hifinger,  Klap- 
roth,JohnenBerzelius,  in  1802  tot  1804. 
Het  Thorinium  en  Selenium,  door  Proust  en 
Berzelius,  in  1815  tot  1817;  en 
Het  Kadmium,door  S t r o m e i e r , in  18 18 aangewezen. 

Wij  kunnen  hier  nog  bijvoegen  eenige  Metalen , 
waarvan  het  oorfpronkelijk  aanwezen  nog  niet  ten 
volle  bewezen  is  , maar  welke  nog  door  nader  on- 
derzoek in  den  rang  der  Metalen  bevestigd  moeten 
worden;  als  b.  v.  het  Wodanium  van  Lampadius, 
•Iunium  van  Thomfon,  Iunonium  van  Voss, 
Gahnium  van  I u c h , Niccolanum  van  Richter,  Ery- 
thronium  van  Del  Rio,  en  dergelijke.  Volgens 
de  nieuwere  gewigtige  ontdekking  van  den  beroem- 
den Engelfchen  geleerde  Davy,  van  het  jaar  1807, 
zijn  ook  de  vaste  Loogzouten,  en  waarschijnlijk  alle 
Aardfoorten , oorfpronkelijke  Metalen  , die  nogtans , 
door  hunne  bijzondere  fterke  verwan tfchap  tot  de 
Zuurflof,  nimmer  in  de  natuur  als  zoodanig  voor- 
handen kunnen  zijn,  maar  flechts,  door  de  magt  der 
kunst  van  deze  Zuurftof  beroofd,  in  eenen  volko- 
men’ oorfpronkelijken  Metaalachtigen  Raat  verfchij- 
nen , en  ook , als  zoodanig  gerangfchikt , van  ons  na- 
der met  één  enkel  woord  zullen  worden  opgegeven. 

De  nieuwfte  Menigvuldig  zijn  de  verdeelingen , die  nu  door 
verdeeling  der0nderfcheidene  Scheikundigen  gebezigd  zijn,  om  de 
himn^Schd- Metalen  in  bijzondere  klasfen  ter  betere  bevatting  te 
kundige  eigen*  rangfchikken.  Veelal  (leunden  dezelve  tot  nu  toe 
grond^en  gC’ °P  derzelver  meer  bijzondere  natuurkundige  hoeda- 
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nigheden,  ten  gevolge  waarvan  zij  of  in  fmeedbare , 
rekbare,  of fmeltbare  Metalen  ondeffcheiden  werden; 
terwijl  men  tegenwoordig , met  meer  regt  derzelver 
fcheikundige  betrekkingen  ten  grondflag  nemende , 
zich  van  dezen  bedient , ter  behoorlijke  afdeeling  in 
eenige  bepaalde  klasfen.  Het  is  dan  ook,  dat  wij 
dien  ten  gevolge,  op  het  voetfpoor  van  Thenard, 
eene  dergelijke  verdeeling  volgen  zuilen. 

De  eerfte  klasse  bevat  dan  die  Metalen,  die  men  Aardachtige 
tot  nog  toe  door  de  kunst  niet  als  zoodanig  heeft  ^™'oedeMe* 
kunnen  herftellen , en  waarvan  de  Metallieke  hoeda- 
nigheid Hechts  vermoed  wordt  door  de  groote  over- 
eenkomst met  andere  gelijkfoortige  te  herfrellene  Me- 
taalachtige ligchamen.  Deze  zijn  zeven,  als  het  Si- 
licium (Kiezelaarde  Metaal),  Zirconium  , Thorinium , 

Aluminium  (Aluinaarde  Metaal) , IJttrium  of  Gadoli- 
nium,  Glucïnium  of  Beryllium  (Zoetaarde  Metaal) 
en  Magnéfium  of  Talcium  (Bitteraarde  Metaal) ; 
waarbij  fommigen  nog  het  Krodonium  voegen  als 
een  gelijkfoortig  Metaal.  Hunne  verzuurfels  komen 
onder  den  gewonen  naam  van  Aarden  voor,  en  wor- 
den tot  nog  toe  ook  nog  meestal  als  zoodanig  alge- 
meen befchouwd  en  aangemerkt. 

De  tweede  klasfe  bevat  die  Metalen , welke  het  Aardachtige 
water  fpoedig  bij  eene  gewone  warmtemaat  onder  ^ Loogzou. 
eene  levendige  uitftooting  van  YVaterftof  ontleden,  entlge  ^ei2  en* 
zich  met  de  Zuurftof  van  hetzelve  oogenblikkelijk  ver- 
eenigen,  en  waarvan  de  verzuurfels  door  de  elek- 
trieke  Vloeiftof,  of  door  tusfchenkomst  van  brandba- 
re ligchamen,  niet  echter  door  de  warmte  alleen  kun- 
nen worden  herfleld.  Hiertoe  behooren  het  Calcium 
(het  Kalk  Metaal),  hetStrontium  (Strontiaan  Metaal) , 
het  Barium  (Zwaaraarde  Metaal),  het  Potasfium  (Potasch 
Metaal)  en  het  Sodium  (het  Soda  Metaal) , als  ook , 
volgens  fommigen,  het  Lithium  (het  Pétaliet  Metaal). 

Ook  zullen  waarfchijnJijk  hiertoe  gebragt  moeten  wor- 
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Het  water, 
bij  verhoogde 
warmtemaat , 
ontladende 
Metalen. 


De  Zutirftof 
opflurpcnde , 
d«ich  liet  al- 
leen door  de 
warmte  te  her 
fteliene  Meta 
len. 


den  die  menigte  van  nieuwe  plant-  loogzouten , die 
nieuwelings  als  Afkaloïden  of  Loogzoutachtige  ligcha- 
men  meer  bekend  zijn  geworden , en  onder  de  na- 
men van  Morphium  , Sirychnium , Picrotoxium,  Del- 
phinium,  Daphnium,  Daturium , Sabadillium , Bruci- 
um  , Atropium,  Piperinum  en  dergelijke  uit  verfchil- 
lende  plantaardige  Boffen  verkregen  worden , en  ook 
waarfchijnlijk  door  ontzuring , bij  nadere  ondervinding, 
tot  Metalen  zullen  kunnen  worden  gebragt.  Deze  bei- 
de eerstgenoemde  klassen  bevatten  nu  eigenlijk  meer 
de  zoogenaamde  voorfchrevene  Metalloïden,  of  Me- 
taalachtige zelfstandigheden , terwijl  de  volgende  klas- 
fen  de  meer  eigenlijke  zoogenaamde  Metalen  influiten. 

De  derde  klasle  bevat  die  Metalen , welke  het  wa- 
ter wel  ontleden  ; doch  bij  dewelke , bij  eene  verfterkte 
maat  van  warmte , deze  ontleding  meer  befpoedigd 
wordt,  de  Zuurftof  ook  Slechts  bij  eene  hoogere 
warn.temaat  aannemen,  en  waarvan  tevens  de  ver- 
zuurfels  wel  te  herftellen  zijn  door  de  elektrieke 
Vloeiftof  of  brandbare  ligchamen;  dóch  niet  doormid- 
del van  de  meest  opgehoopte  Warrateftof.  Lliertoe 
behooren  de  Bruinfteen , de  Zink,  het  Ijzer  en  het 
Tin. 

De  vierde  klasfe  bevat  die  Metalen , welke  het  water 
weinig  of  niet  ontleden;  doch  zich  met  de  Zuurftof  bij 
eene  meerdere  of  mindere  warmtemaat  vereenigen,  en 
waarvan  tevens  de  verzuurfels  niet  door  enkele  warm- 
te , maar  door  medewerking  van  elektrieke  en  brand- 
bare Stoffen  te  herftellen  zijn.  Deze  worden  nog- 
tans  weder  in  twee  foorten  afgedeeld;  hetzij  de- 
zelve meer  vatbaar  zijn , om , door  die  vereeniging 
met  de  Zuurftof,  tot  Metaalzuren  gebragt  te  worden, 
hetzij  zij  flechts  daardoor  enkele  verzuurfels  ople- 
veren. De  eerften  zijn  de  Arfenik,  het  Molybde- 
num  , Chromium , Tungftenium  en  Columbium.  De 
tweeden  bevatten  het  Stibium,  Uranium,  Cerium, 
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Kobaltum  , Titanium , Bismiuh , Koper , Tellurium , 

NickeJ  en  het  Lood. 

De  vijfde  klasfe  bevat  zoodanige  Metalen,  die  het  DeZuurftof, 
water  niet  ontleden,  de  Zuurftof  bij  eene  verhoogde ^mte^opfluiv 
warmtemaat  opflurpen  , doch  ook  deze  door  de  en- pende  en  los- 
kele  warmte  weder  varen  laten.  Deze  klasfe  bevat Utende* 
flechts  het  Kwik  en  het  Osmium. 

De  zesde  en  laatfte  klasfe  bevat  eindelijk  die  Meta-  De  Zuurftof 
len,  die  noch  het  water  ontleden,  noch  bij  verhoogde  niet  opflurpen- 

n n /*  -1  , . (16,  dichöoor 

warmtemaat  de  Zuurftof  tot  zich  nemen;  doch  waar- ^ warmte  te 
van  de  door  andere  oorzaken  gevormde  verzuurfelsherftellene:vIs' 
zich  door  het  vuur  alleen  herftellen  laten  , en  om 
welk  bijzonder  herftellend  vermogen , tevens  met  an- 
dere voortreffelijke  hoedanigheden  , men  voormaals  aan 
deze  foort  van  Metalen  den  naam  van  Edel  toekende. 

Deze  klasfe  bevat  de  Platina,  het  Goud  en  het  Zil- 
ver, en  het  meer  zeldzame  Palladium,  Rhodium  en 
Iridium. 

Na  deze  opgave  van  de  onderfcheidene  foorten  der  Naumrkun* 
Metalen,  zullen  wij  nu  eenige  der  meest  algemeenfi^® 
natuurkundige  eigenfchappen  van  dezelve  meer  bij- Metalen, 
zonder  nagaan. 

Offchoon  de  Metalen  meestal  weinig  reuk  of  fmaak  Reuk  en 
bezitten,  is  dezelve  toch  bij  fommigen  , bijzonder der  Me" 
door  wrijving  of  aangebragte  warmte  , eenigzins 
merkbaar.  Aan  het  Goud , Zilver  en  de  Platina 
zijn  nogtans  deze  hoedanigheden  niet  zoo  kenne- 
lijk, doordien  zij  waarfchijnlijk  vaster  en  min- 
der verzuurbaar  zijn,  dan  de  overige  Metalen, 
waarvan  meer  gemakkelijk  eenige  deeltjes  in  den 
dampkring  kunnen  worden  opgenomen  , en  alzoo  aan  v 
de  zenuwen  des  reuks  kunnen  worden  kenbaar  ge- 
maakt ; terwijl  ook  mogelijl^  fomtijds  eene  Galvani- 
fche  werking  oorzaak  van  hunnen  fmaak  kan  zijn  , 
daar  ook  bij  de  gemengde  Metalen  meestal  deze  fmaak 
meer  kennelijk  fchijnt  te  zijn.  Deze  fmaak  der 
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Metalen  wordt  intusfchen  meer  merkbaar  , wanneer 
zij  tot  verzuurfels  gebragt  zijn,  of  in  zuren  worden 
opgelost ; offchoon  nogtans  derzelver  verfchillende 
fmaak  zeldzaam  dienen  kan  tot  het  onderzoek  en  de 
bepaling  van  derzelver  verfchillend  beftaan. 
lan^cTr  M Metalen  hebben  ook  eene  vaste  hun  eigene 

takn.  C C kleur,  die  zij , zonder  vermenging  met  andere  doffen  , 
onveranderd  aan  den  dag  leggen.  Zoo  kan  men  in 
het  algemeen  de  kleuren  der  Metalen  tot  de  volgende 
bepalen  : het  Goud  is  eenigzins  roodachtig  geel—  het 
Kwik,  Zilver,  Nickel  en  Spiesglans  wit  — het  Koper 
en  Titanium  rood  — het  Uranium  en  Cererium  graauw  — 
het  Tungdenium  daalgraauw  — het  Molybdenum  , 
JJzer  en  Chromium  graauwwit  — de  Zink  blaauw- 
wit  — het  Lood,  de  Arfenik,  Kobalt,  het  Mangane- 
fium  en  Tellurium  blaauw  graauwachtig  wit  — de  Pla- 
tina, het  Iridium  , Palladium  , Kalium  en  Sodium  hel- 
der graauwachtig  wit  — terwijl  ten  laatfte  het  Bismuth 
geel  roodachtig  wit  gezegd  kan  worden.  Deze  kleuren 
fchijnen  hun  geheel  oorfpronkelijk  eigen  te  zijn , en  niet 
van  eenige  vreemde  bijgemengde  dof  veroorzaakt  te 
worden;  maar  liever  van  de  zamendelling  van  hunne 
kleine ’gronddeeltjes  af  te  hangen  en  te  ontdaan.  Een 
gevolg  dier  kleuren  , tevens  met  hunne  aanzienlijke  digt- 
heid,is  oorzaak  van  hunnen  Metallieken  glans,  waar- 
door zij,  bij  eene  behoorlijke  polijsting  van  hunne  op- 
pervlakte,  de  lichtdralen  met  kracht  terugkaatfen  , 
en , hetzij  op  zich  zelve , hetzij  op  het  gladde  vlak 
eener  glasfehijf  aangehecht,  de  zoo  nuttige  en  alge- 
meen bekende  fpiegels  vormen.  Ten  opzigte  van  dit 
terugkaatfend  vermogen  derLichtdof,  worden  eenige 
Metalen  door  Leslie  in  den  volgenden  rang  ge- 
plaatst, en  deze  genoemde  verfchillende  kracht  door 
de  bijgevoegde  geraden  uitgedrukt : Koper  ioo , Zil- 
ver 90,  Bladtin  85,  Tin  in  da  ven  gepolijst  80,  Staal 
70  en  Lood  50 , terwijl  alle  die  doffen , die  de  po- 
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lijsting  verminderen , ook  dit  vermogen  weder  doen 
afnemen.  Bovendien  kunnen  zij  ook  als  ondoorschij- 
nende ligchamen  aangemerkt  worden , offchoon  blad- 
goud, tusfchen  het  oog  en  het  zonnelicht  geplaatst, 
eenig  vermoeden  van  doorfchijnendheid  fchijnt  aan 
den  dag  te  leggen. 

De  Metalen  hebben  verfchillende  oorfpronkelijke  Oorfpron- 
gcdaanten,  die  veroorzaakt  worden  door  den  vorm  , je^Metalen  en 
die  hunne  kleine  gronddeeltjes  bezitten  , waardoor  hunne  Kristal- 
hun  zamenhang  bij  fommigen  of  eene  meer  laags- hzenng. 
wijze  gedaante  aanneemt , als  bij  het  Bismuth , de 
Zink  en  het  Spiesglans,  of  eenen  meer  vezelach- 
tigen  vorm  aan  den  dag  legt,  zoo  als  bij  het  Ijzer 
zigtbaar  is,  of  zich  zelfs  in  kleine  greinen  openbaart , 
hoedanig  bij  het  Staal  veelal  wordt  waargenomen. 

De  Metalen  hebben  daardoor  ook  eene  bijzondere 
eigenfchap  , om  onder  de  bedolling  eene  foort  van 
kristalfchieting  te  ondergaan,  die  naar  iedere  Metaal- 
foort  ook  eenen  bijzonderen  vorm  aanneemt;  deze 
verfchillende  kristalschieting  kan  men  het  gemak- 
kelijkde  ontwaren , wanneer  men  het  gefmolten 
Metaal  langzaam  laat  verkoelen,  en,  eer  dat  alles  ge- 
dold is,  de  oppervlakte  van  het  dollende  Metaal  aan 
dukkenflaat,  en  het  nog  vloeibaar  gedeelte  uitgiet, 
wanneer  men  de  kristalschieting  op  den  bodem  van 
het  verkoelde  Metaal  ontdekt.  De  grondvorm  van  de 
meeste  Metalen  fchijnt,  volgens  Brongniart,  een 
regelmatige  achthoek  te  zijn ; veelal  dellen  zij  een- 
voudigeof  zamengedelde  piramiden  daar,  bij  eenigen, 
als  de  Zink,  worden  meer  prismatifche kristallen  waar- 
genomen. Deze  eigenfchap  fchijnt  ook  bij  de  Meta- 
talen de  oorzaak  te  zijn , waarom  zij  in  den  daat  van 
fmelting  eene  meerdere  eigendommelijke  zwaarte  heb- 
ben, dan  wanneer  zij  in  eenen  vasten  toedand  zijn; 
een  duk  ongefmolten  Metaal , op  eene  vloeibare  hoe- 
veelheid van  hetzelve  geworpen , zal  immers  daarop 
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drijven , offchoon  men  van  te  voren  zoude  vooronder- 
Pellen , dat  het,  door  de  warmte  uitgezet,  eene  meer- 
dere ligtheid  moest  verkregen  hebben.  Door  deze 
kristalfchieting  worden  de  kleine  zamenftellende  deel- 
tjes eenigzins  van  elkander  verwijderd,  die  bij  de 
fmelting,  als  het  ware,  wederom  tot  elkander  na- 
deren. 

De  meeste  Metalen  worden , door  hunne  eigendom- 
melijke en  veelal  aanzienlijke  zwaarte,  in  het  bijzon- 
der van  de  andere  ligchamen  gemakkelijk  onderfchei- 
den  ; zoodat  de  ligtfle  Metalen,  buiten  de  later 
ontdekte  Loogzoutige  en  Aardachtige  Metalen  , 
daarin  (leeds  de  zwaarfte  aarden  genoegzaam  over- 
treffen. Om  de  eigendommelijke  zwaarte  der  Meta- 
len behoorlijk  aan  te  duiden  , (lelt  men  de  zwaarte 
van  het  water  tot  eenen  vasten  grondflag,  en  wordt 
deze  op  1,000  gerekend;  terwijl  de  ligchamen,  die 
in  eenen  gelijken  omtrek  ligter  of  zwaarder  wegen, 
daarnaar  evenredig  worden  aangewezen.  Men  heeft 
dan  te  dien  einde,  doormiddel  van verfchillende proef- 
nemingen, de  onderfcheidene  eigendommelijke  zwaar- 
ten  van  de  volgende  Metalen  weten  op  te  geven. 


Platina  . 

van 

20,850  tot 

21,74. 

Iridium  . 

• 

20,0  — 

Goud 

• 

19,258  — 

19,650. 

Tungfleen 

• 

17,600  — 

Kwik  . . 

• 

«3.568  — 

Palladium 

• 

ï 1,13  — 

ix, 18. 

Zilver 

• 

io,474  — 

11,095. 

Lood  . . 

• 

i'.352  — 

Bismuth  . 

• 

9,822  — 

Uranium 

• 

9,00  — 

Koper  . 

• 

8,70  — 

8,895. 

Arfenik  . 

• 

CO 

03 

0 

CO 

1 

Nickel  . 

• 

7,807  — 

8,666. 

Kobalt  • 

• 

7,811  — 

8,60. 

Bruin- 
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Ijzer  . . 

van 

7,600  tot 

8,00. 

Molybdenum 

7,400  — 

8,60. 

Tin  . . • 

7,291  — 

Zink  . • . 

6,861  — 

7,190. 

Bruinfteen  . 

6,850  — 

8,013. 

Spiesglans  . 

6,702  — 

6,  6. 

Tellurium  . 

6,115  — 

Chromium  . 

5.950  — 

Sodium  . . 

bij  i$p  van  den  Ther- 

Potasfium . 

0,865  ƒ 

mometer. 

Verfchillende  omftandigheden  kunnen  echter  aanlei- 
ding geven , dat  de  uitfpraak  omtrent  deze  eigendom- 
melijke  zwaarte  niet  altijd  overeenkomt  , daar  men 
hier  op  den  gelijken  graad  van  warmte , de  drukking 
der  lucht , de  meerdere  of  mindere  zuiverheid  der  Me- 
talen , en  andere  bijkomende  omftandigheden , te  letten 
heeft.  Bovendien  hebben  de  Metalen  zeer  waarfchijn- 
lijk  ook  alleen  dat  bijzondere , dat  zij  zich  door  werk- 
tuigelijke middelen  in  hunnen  omtrek  laten  vermin- 
deren , en  hunne  kleine  gronddeelen , als  het  ware, 
door  perling  laten  bijeenbrengen  ; waardoor  dus  bij 
vele  bewerkingen,  als  de  hamering  en  pletting,  der- 
zelver  eigendommelijke  zwaarte  aanmerkelijk  ver- 
meerderd wordt,  en  dus  ook  bij  het  onderzoek  van 
hunne  zwaarte  vooral  op  dezen  verfchillenden  toe- 
ftand  der  Metalen  te  letten  is : of  zij  namelijk  gego- 
ten, en  daardoor  eenigzins  ligter , dan  wel,  of  zij, 
door  voornoemde  bewerkingen  , meer  zamengedroii- 
gen  en  zwaarder  gemaakt  zijn. 

Vele  Metalen  hebben  ook  eene  bijzondere  fmeed-  smeed-  ea 
baarheid  en  rekbaarheid,  die  intusfchen  ook  bij  de- rekbaarheid 
zelve  in  zeer  ongelijke  maat  bevonden  wordt.  Door 
dit  bijzonder  vermogen  , alleen  aan  de  Metalen  ei- 
gen , zijn  wij  in  Baat , om  aan  dezelve  zoo  vele 
verfchillende  gedaanten  te  geven  , waardoor  zij  tot 
vervaardiging  van  zoo  vele  nuttige  werktuigen  dienst- 
baar 


i6  DE  METALEN  in  het  ALGEMEEN, 


) 


Taaiheid 
der  Metalen. 


baar  en  gefchikt  kunnen  worden  gemaakt.  Bij  de 
fmeedbare  Metalen , of  die  onder  den  hamer  of  den 
pletmolen  het  rekbaarfte  zijn , fchijnen  de  kleine  deel- 
tjes meer  als  vlakke  blaadjes  gevormd  te  zijn  , die , 
zonder  verbreking  van  den  zamenhang , ais  gemakke- 
lijk over  elkander  glijden,  en  dus  eene  meer  breede 
oppervlakte  daarftellen.  Bij  de  rekbare  Metalen,  die 
meer  gemakkelijk  tot  draden  kunnen  worden  getrok- 
ken , is  het  waarfchijnlijk , dat  derzelver  gronddeelen 
meer  fpiraal vormig  geplaatst  zijn  , -en  dus  in  eene 
fchikking,  die  gemakkelijker  de  uitrekking  in  de  leng- 
te, dan  eene  uitbreiding  in  de  breedte,  toelaat.  Door 
verhitting  en  langzame -verkoeling  wordt  deze  fmeed- 
en  rekbaarheid  aanzienlijk  vermeerderd door  eene 
plotfelinge  verkoeling  nogtans  verminderd;  offehoon, 
integendeel,  door  deze  laatfte  behandeling,  als  mede 
door  de  hamering,  de  hardheid  en  de  veerkracht  der 
Metalen  toeneemt.  De  meest  bekende  Metalen  fchy- 
nen  elkander  in  den  trap  van  fmeedbaarheid  in  de  vol- 
gende orde  op  te  volgen:  Goud,  Zilver,  Koper,  Tin, 
Platina,  Lood,  Zink,  Ijzer,  Nickel  en  Palladium  ; 
terwijl , buiten  het  Kwik , Iridium , Osmium , Potasfium 
en  Sodium  , die  ook  nog  rekbaar  kunnen  genoemd 
worden,  de  overigen  tot  de  breekbare  Metalen  ge- 
bragt  moeten  worden.  Wat  verder  betreft  de  ge- 
fchiktheid  der  Metalen,  om  zich  tot  draden  te  laten 
brengen  , fchijnen  de  volgende  daartoe  gebragt  te 
moeten  worden  en  elkander  in  deze  orde  op  te  vol- 
gen: Goud,  Zilver,  Platina,  Ijzer,  Koper,  Zink, 
Tin,  Lood,  Nickel  en  Palladium. 

Om  de  eigenfehappen  der  taaiheid  van  de  Metalen 
te  bepalen,  neemt  men  draden  van  eene  gelijke  dikte, 
ook  wel  van  eene  gelijke  lengte,  maakt  hunne  bo- 
veneinden vast , en  voegt  er  zoo  veel  gewigt  aan , 
tot  dat  zij  verbroken  worden  ; welk  gewigt  dus  de 
kracht  van  zamenhang  hunner  deden  aanduidt,  en 
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in  de  volgende  orde  bevonden  is,  als:  Ijzer,  Koper, 

Platina,  Zilver,  Goud,  Tin,  Zink  en  Lood.  Meer 
bepaaldelijk  zouden  de  volgende  Metaaldraden  van 
ü ftrepen  in  de  doodbede  de  volgende  nieuwe  pon- 
den kunnen  dragen:  het  Ijzer  249,6.59;  — het  Ko- 
per 137,399;  — de  Platina  124,000;  — het  Zilver 
85,062;-  het  Goud  68,216;—  de  Zink  49,790  (vol- 
gens anderen  12,720);  — het  Tin  15,740  (volgens 
anderen  24,200);  — het  Lood  12,555;  van  welke  op- 
gaven nogtans  fommigen  weder  eenigermate  verfchil- 
len. 

‘ De  hardheid  der  Metalen , of  het  vermogen , om  Hardheid 
het  geweld  van  andere  ligchamen  weerhand  te  bie-der  Metales, 
den,  of  dezelve  te  verbreken,  of  in  te  fnijden, 
verfchilt  ook  aanmerkelijk  onder  dezelve,  en  kan 
meer  of  min  in  de  volgende  orde  worden  opgegeven. 

Daar  de  Tungfteen  als  het  hardde  metaal  bekend  is, 
zoo  hebben  de  geleerden  deze  kracht  door  10  bij 
denzelven  uitgedrukt,  terwijl  het  Palladium  eene  hard- 
heid van  9—  het  Ijzer  van  — deLruinfteen  van  8 — 
de  Platina  , het  Koper,  deNickel  en  Kobalt  van  7|  — 
de  Arfenik  van  7 (bij  anderen  minder)  — het  Zil- 
ver, de  Bismuth,  Spiesglans  en  liet  Tellurium  van 
6|  _ het  Goud  en  de  Zink  van  6 — het  Tin  van  5J  — 
het  Lood  van  5 — en  het  Potasfium  en  Sodium  van 
2!  zouden  hebben.  De  bijzondere  hardheid  van  de 
overige  Metalen  is  tot  nog  toe  niet  zoo  bepaald  op- 
gegeven , en  worden  ook  deze  meer  in  het  algemeen 
als 'broze  Metalen  befchouwd. 

De  meeste  Metalen  bezitten  ook  eénè  buitengewo-  Veerkracht 
wone  veerkracht,  ja,  dit  vermogen  wordt  bij  geeneen  k!ank  dcr 
andere  doffen  in  grootere  mate  waargenomen.  Niet 
alleen  dat  de  Metalen  deze  kracht,  als  een  meer  bij- 
zonder gevolg  van  hunne  hardheid,  bezitten;  maar 
ook  met  deze  veerkracht  zijn  zij  buitengewoon  voor- 
dien ? wanneer  dezelve  aan  een  te  samenwerkend  ver* 
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mogen  van  buigbaarheid,  taaiheid  en  hardheid  haren 
oorfprong  verfchuldigd  is;  gelijk  zulks  onder  anderen 
in  het  Staal  zoo  bijzonder  in  het  oog  loopende  is.  Ook 
als  een  gevolg  van  de  hardheid  en  veerkracht , hebben 
eenige  Metalen  een  klankgevend  vermogen,  hetwelk 
fomtijds  vermeerderd  wordt  door  bijvoeging  van  andere 
lioffen,  die  derzelver  Metaalachtigen  aard  niet  weg- 
nemen : zoo  zien  wij , dat  het  Ijzer , door  bijvoeging 
van  Koolftof  tot  Staal  gebragt,  daardoor  eene  meer- 
dere veerkracht,  en  het  Koper,  door  bijvoeging  van 
Zilver  of  het  zelfs  weeker  Tin,  eene  zoo  veel  te 
meerdere  fchelluidendheid , of  vatbaarheid,  om  klan- 
ken of  geluiden  te  geven,  deelachtig  wordt.  Hoe 
grooterin  het  algemeen  de  veerkracht  der  Metalen  te 
gelijk  met  derzelver  hardheid  is,  hoe  meer  daardoor  der- 
zelver klank  toeneemt,  dien  zij  bij  het  aanflagen  met 
een  hard  ligchaam  veroorzaken. 

De  Metalen,  De  Metalen  hebben  eene  bijzondere  gefchiktheid  ter 
S^walrateftof1  geleiding  van  de  warmteftof,  offchoon  hun  ook  weder 
dit  vermogen  in  ongelijke  maat  is  toegedeeld.  Deze 
verfchillende  kracht  van  geleiding  wordt  gemakkelijk 
ontdekt,  door  onderfchcidene  Metaalcilinders  met  was 
te  bekleeden,  en  aan  eene  gelijke  warmte  bloot  te  Hel- 
len, wanneer  de  meerdere  of  mindere  hoeveelheid  van 
het  gefmolten  was  de  meerdere  of  mindere  kracht  van 
geleiding  zal  aanwijzen.  Men  zal  alsdan  zien , dat 
het  Zilver  het  grootHe  geleidend  vermogen  heeft, 
daarna  het  Goud,  Koper,  Tin,  de  Platina,  het  Ijzer 
en  Lood.  De  Metalen  laten  zich  ook  door  de  warm- 
te bijzonder  uitzetten,  en  deze  uitzetting  gaat  met 
hen  tot  aan  het  fmeltpunt  bij  iedere  foort  meestal 
gelijkvormig  voort,  maar  verfcliilt  weder  onderling. 
De  Metalen  laten  zich  immers , in  eene  gelijke  leng- 
te als  éénheid  befchouwd,  in  eene  warmtemaat  van 
het  vriespunt  tot  het  kokende  water , in  de  volgende 
verfchillende  evenredigheid  uitzetten,  als: 
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Platina 

0,00087. 

Zilver 

0,0021 ï. 

Ijzer 

0,00126. 

Tin 

0,00228. 

BismUth 

0,00139, 

Lood 

0,-0287. 

Goud 

0,00146. 

Zink 

0,00294. 

Koper 

Wanneer  nogtans 

0,00x70. 

de  Metalen  aan  eene 

meerdere 

warmte  worden  blootgefteld , dan  gaan  velen  hunner , J3Jj^der  Rlea 
behalve  het  Kwik  , dat  reeds  bij  de  gewone  warm- 
temaat  des  dampkrings  vloeibaar  is,  in  eenen  vloei- 
baren toeftand  over;  zij  verliezen  hunne  vastheid, 
en  worden  dan  daardoor  fmeltbaar  genoemd.  De- 
ze fmeltbaarheid  is  bij  ailen  niet  in  gelijke  evenre- 
digheid, en  ftaat  ook  niet  in  verband  met  derzelver1 
zwaarte  of  digtheid.  Dat  is  , men  zoude  vooronder- 
(tellen , dat , hoe  digter  en  zwaarder  de  Metalen  wa- 
ren, die  aan  de  fmelting  werden  blootgefteld,  er 
des  te  meer  warmte  zoude  benoodigd  zijn , om  den 
zamenhang  dezer  deden  te  verbreken , en  dezelve  als 
vloeibaar  te  maken ; doch  de  ondervinding  heeft  ge- 
leerd, dat  het  zwaarder  Kwik  flechts  eene  gewone 
warmte  van  den  dampkring  benoodigd  heeft,  om  vloei- 
baar te  zijn , daar  het  veel  ligter  Ijzer  cenen  aan- 
merkelijken  graad  van  hitte  vereischt,  om  tot  eene 
gelijke  vloeibaarheid  gebragt  te  worden.  De  zoo  bro- 
ze Niekel  en  Kobalt  hebben  eene  hitte  van  130°  op 
den  Pyrometer  van  Wedgwood  noodig,  om  gefmol- 
ten  te  worden,  daar  het  oneindig  Vaster  Zilver  en 
Goud  in  eene  hitte  van  28°  en  320  graden  reeds 
vloeibaar  worden.  E enige  Metalen  worde  n ook 
▼oor  de  fmelting  als  verweekt,  laten  zich  in  dien 
Toeftand  verarbeiden,  aan  elkander  hechten  en  veree- 
nigen,  gelijk  zulks  bij  het  Ijzer  en  de  Platina  dui- 
delijk kan  worden  opgemerkt. 

Men  heeft  ook , doormiddel  van  warmte-meters , defi  Hoe  de  ona 
verfchillenden  trap  van  fmeltbaarheid  der  Metalen  zoe-deri*cheidene 
ienaaate  tooneu,  Die  Metalen 9 welke  voorde  gloei- fmehbaai acid 
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jing  fmelten,  kunnen  door  den  gewonen  Thermo- 
meter te  dezen  aanzien  worden  onderzocht  * ter- 
wijl de  anderen  niet  dan  door  den  Pyrometer  van 
Wedgwood  kunnen  worden  aangewezen.  Deze  Ther- 
mometers beftaan,  gelijk  genoegzaam  bekend  is,  uit 
luchtledige,  voor  een  gedeelte  met  Kwi^  of  Wijngeest 
gevulde,  glazen  buizen , die,  door  op  dezelve  geplaat- 
fte  verdeelingen , de  meerdere  of  mindere  warmte 
van  de  hen  omringende  voorwerpen  duidelijk  aan- 
toonen.  De  verdeeling  van  derzdver  graden  rust 
op  twee  voorname  punten,  namelijk,  het  bevrie- 
zen van  het  water,  en  deszelfs  koking,  en  klimt 
evenredig  op  tot  de  koking  van  het  Kwik,  of  daalt 
neder  tot  deszelfs  bevriezing.  Zeer  gepast  verdeelt 
men  thans  deze  beide  punten , van  het  bevriezen  des 
waters  tot  dat  der  koking , in  honderd  graden , waar- 
na de  overige  verdeelingen  gerangfchikt  worden , en 
die  verre  overtreffen  de  vroegere  niet  tientallige  ver- 
deelingen van  Reaumur,  Fahrenheit  en  anderen,  aan 
welken  nogtans  de  eerfte  meerdere  volmaking  van 
deze  werktuigen  is  toe  te  fchrijven.  Wanneer  in- 
tusfchen  de  Metalen  eene  meerdere  hitte  dan  ko- 
kend Kwik  tot  hunne  fmelting  benoodigd  zijn , kan 
dit  werktuig  niet  meer  aan  het  bedoelde  oogmerk 
voldoen;  maar  alsdan  bedient  men  zich  van  den 
minder  fmeltbaren  Pyrometer  van  Wedgwood,  wel- 
ke gegrond  is  op  het  inkrimpend  vermogen  van  de 
klei-  of  aluinaarde , naar  mate  zij  aan  eene  meerdere 
of  geweldiger  hitte  wordt  blootgefteld.  Te  dien 
einde  worden  in  vorm  en  beftauddeelen  gelijkfoorti- 
ge  rolletjes  kleiaarde  genomen,  die,  eerst  zacht 
doorgebakken , daarop  , of  onmiddelijk,  of  in  aarden 
bekleedfels,  geplaatst,  aan  de  onderfcheidene  hit- 
te-graden  der  fmeltende  ligchamen  worden  blootge- 
fteld , wanneer  zij  vervolgens  op  eene  in  240  graden 
afgedeelde  koperen  fchaal  gebragt  worden , om  3 naar 
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mate  van  hunne  inkrimping,  de  meerdere  of  mindere 
hitte  op  dezelve  te  kunnen  aanwijzen.  De  nul  van 
dezen  Pyrometer  (laat  gelijk  met  598  graden  van  den 
honderdgradigen  Thermometer,  en  ieder  der  graden 
van  dezen  Pyrometer  komt  volgens  fommigen  overeen 
met  72  graden  van  den  voornoemden  Thermometer. 

Om  nu  eenig  denkbeeld  van  den  onderfcheidenen  Rang  der 
trap  van  fmeltbaarheid  der  Metalen  te  geven,  züllen  je  onderfchcï 
wij  uit  velen  de  volgende  meestal  gemiddelde  opga-dene  graden  * 
ve  mededeelen.  Zoo  zijn  reeds  fmeltbaar,  onder  de  ^[meUbaac* 
warmte  van  roodgloeijing  bij  den  honderdgradigen 
Thermometer,  het  Kwik  van  37  tot  39  graden  onder  nul 
of  het  vriespunt  — het  Potasfium  bij  58°  tot  66Q  boven 
nul , als  mede  het  Sodium  bij  90°  tot  940— • deArfenik 
bij  1820—  het  Tin  bij  210°  tot  232  0 — de  Bismuth  bij 
256°  — - het  Lood  bij  260°  tot  31 5 0 — het  Teliuriumiets 
fmeltbaarder  dan  het  Lood  — de  Zink  bij  370° — de 
Spiesglans  iets  onder  de  roodgloeiende  hitteof  bij  431  ® 
tot  504°.  De  volgende  Metalen  zijn  onfmeltbaar  bene- 
den de  roodgloeijende  hitte,  en  derzelver  trappen  van 
fmeltbaarheid  worden  dus  aangewezen  door  den  Pyrome- 
ter van  Wedgwood,  als  : Zilver  bij  209  tot  24°  — Koper 
bij  270  tot  319  — Goud  bij  320  — Kobalt  een  weinig  min- 
der fmeltbaar  dan  het  Ijzer  of  ongeveer  bij  1300  — Ijzer 
bij  130 0 tot  158°  — Bruinlleen  , Nickel  en  Palladium  bij 
j6o°.  — Behalve  deze  zijn  er  bovendien  nog  Metalen, 
wier  fmeliingsgraad  van  fommigen  op  170°  Wed- 
gwoods  gehouden  wordt,  doch  die  meestal  in  een 
gewoon  vuur  bijna  onfmeltbaar  zijn , en  tot  dien  (laat 
beter  gebragt  worden , door  ze  bloot  te  (lellen  aan 
de  vereenigde  werking -van  ontvlammende  Zuurftof-  en 
Waterftoflucht,  die  dan  op  deze  Metalen,  doormiddel 
van  gefchikte  werktuigen  , onder  gelijke  drukking  wordt 
aangevoerd,  als:  Mulybdenum , Uranium,  Tungfte- 
ïrium  en  Chromium ; daar  de  volgende  geheel  onfmelt- 
baar  in  een  gewoon  vuur  zijn , en  alleen  in  dezen  ee- 
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nigermate  wijken  voor  de  evengenoemde  ZuurBof-en 
WaterBoflucht,  gelijk  liet  Titanium,  Cerium , Os- 
nium , Iridium,  Rhodiura,  Platina  en  Colombium. 

Bij  deze  werking  der  WarmteBof  op  de  Metalen , 
moeten  wij  nog  aanmerken,  dat  fommige  bij  hoogere 
yrarmtemaat  vervlugtigd  kunnen  worden,  dat  is  damp.- 
vormig  opgeheven  en  afgezonderd , gelijk  het  Kwik , 
de  Arfenik,  Spiesglans,  Bismuth,  Zink,  het  Potas- 
fium  en  Tellurium,  terwijl  anderen  nogtans  als  vaste 
Metalen  door  de  werking  des  vuurs  niet  gemakkelijk 
worden  opgeheven,  gelijk  b.  v.  het  Goud,  Zilver  en 
de  Platina.  De  meeste  Metalen  worden  vervlugtigd , 
nadat  zij  gefmolten  zijn , anderen , gelijk  de  Arfenik , 
verdampen  zonder  te  fmelten. 

De  Metalen  hebben  ook  een  bijzonder  geleidend 


df  E?ekStr^eke  vermo^en  voor  Elektrieke  en  Galvanifche  Bof- 
€ii  Galvani-  fen;  zij  kunnen  echter  niet  gezegd  worden,  geheel 
Ache  vIoeiftof.onvatbaar  te  zjjn  voor  ontwikkeling  van  Elektrieke 
Bof  door  het  gewone  middel  vau  wrijving , offehoon 
nogtans  deze  alsdan  Hechts  gering  genoemd  kan  wor- 
den, en  ook  naar  de  foort  van  Metalen  eenigzins  ver- 
fchilt.  Haüy  bevond  immers,  door  eene  wrijving  van 
verfchillende  MetaalftofFen  met  een’  lap  laken , dat  de 
Ziqk,  het  Zilver,  de  Bismuth,  het  Koper,  Lood,  Ij- 
zer en  Staal  eene  ftellige  Elektriciteit  aantoonden  , daar 
' de  Platina,  het  Goud,  Tin,  en  de  Spiesglans  eene 
ontkennende  Elektriciteit  bewezen , offehoon  deze 
Metalen,  met  andere  Boffen  verertst,  fomtijis  deze 
Elektriciteiten  weder  omgekeerd  te  kennen  gaven. 
Zoo  lang  de  oppervlakte  der  Metalen  voldoende  is, 
om  deze  vloeiBoffen  te  kunnen  overbrengen , zoo 
ondergaan  dezelve  daardoor  geene  verandering;  maar 
zoodra,  bij  heviger  aanvoer,  deze  vermogende  Bof- 
fen meer  in  de  Metalen  indringen , verhitten  zij  de- 
zelve, doen  ze  zelfs  geheel  fmelten  en  in  dam- 
pen yerviugtigen.  Wanneer  men  te  dien  einde  zeer 
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dunne  Metaaldraden  of  Metaalbladen  neemt,  door 
weitje  deze  doffen  in  eenen  zamengedrongenen  toe- 
Hand  henen  gevoerd  worden , dan  ontdaat  er  meestal 
eene  meer  of  min  levendige  verbranding  dezer  anders 
zoo  vaste  zelfftandigheden , en  dezelve  worden  alsdan 
in  verfchillende  gekleurde  . verzuurfels  herfchapen. 
De  Metalen  hebben  ten  laatde  ook  nog  dat  bijzon- 
dere , dat  zij , wanneer  twee  ongelijkfoortigen  van 
dezelve  met  elkander  in  aanraking  gebragt  worden, 
en  voornamelijk , als  tevens  zekere  fcheikundige 
op  hen  werkende  doffen  in  dezelfde  keten  met  de- 
zelve als  worden  ingefloten , eene  tegenovergeftel- 
de  Elektrifche  of  liever  Galvanifche  werking  wordt 
voortgebragt,  hoedanig  een  vermogen  bij  geene  ande- 
re doffen  in  die  mate  wordt  aangetroffen.  Wanneet 
dus  twee  van  de  volgende  Metalen  in  zoodanige  ver- 
binding gebragt  worden , veroorzaken  zij  eene  zoo 
veel  te  derkere  Galvanifche  werking , naar  mate  zij  in 
die  orde  later  op  elkander  volgen , en  het  eerde  Me- 
taal is,  in  betrekking  tot  het  volgende,  altijd  in  ee- 
ne dellige  of  pofitive  rigting;  b.  v.  Zink,  Lood, 
Tin,  Ijzer,  Spiesglans,  Nickel,  Kobalt,  Bismuth, 
Koper,  Platina,  Goud,  Zilver  en  Kwik. 


HOOFDSTUK  II. 

Over  de  Scheikundige  werking  van  onderftcheidene 
ftoffen  op  de  Metalen  in  het  Algemeen . 

De  Metalen,  offehoon  oppervlakkig,  door  hunne  invloed  van 

meerdere  vastheid  en  duurzaamheid , minder  aan  den  DamP;  , 

kriners-  of  d* 

invloed  van  andere  zelfdandigheden  fchijnende  te  zijn  Zuurftoflucbt, 
blootgedeld  , ondergaan  editer  , met  verfchillende°P  de 
doffen  in  aanraking  gebragt , groote  veranderingen 
en  verbindingen,  waarvan  wij  de  voornaamde  hier 
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zullen  moeten  voordragen.  Met  regt  kunnen  wij  biet 
het  eerst  den  Dampkring  noemen,  die,  uit  twee  ver- 
fchillende  hichtfoorten , Stiklucht  en  Zuurftoflucht , 
beltaande , tevens  met  andere  uitvloeifelen  en  dam- 
pen van  den  aardbol  vereenigd , op  de  Metalen  eenen 
zeer  beduidenden  invloed  uitoefent.  Vele  Metalen 
immers,  aan  de  Dampkringslucht  blootgefteld , wor- 
den op  hunne  oppervlakte  fpoedig  als  verdonkerd , 
verliezen  hunnen  Metallieken  glans , en , wanneer  zij 
in  aanraking  met  voornoemde  lucht,  of  wel  met 
deszelfs  ZuurftofFelijk  gedeelte,  bij  eene  verfterkte 
warmte,  worden  gebragt,  nemen  zij  de  Zuurftoffelij- 
ke  grondftof  van  deze  lucht  tot  zich , en  ondergaan 
daardoor,  als  het  ware,  eene  meer  langzame  verkal- 
king , of  meer  fuelle  verbranding , waarvan  de  voort- 
brengsels Verzuurfels  genoemd  worden.  Bij  zulk  ee- 
ne bewerking , verliezen  de  Metalen  hunnen  glans 
en  zamenhang : bij  de  min  fmeltbare  Metalen  wordt 
de  oppervlakte  met  dunne  fchubben  als  bedekt,  en 
bij  de  meer  vloeibare  Metalen  wordt  dezelve  als  met 
een  poeder  overtogen,  hetwelk,  weggenomen , weder 
eene  nieuwe  heldere  oppervlakte  openbaart,  welke 
weldra  tot  denzelfden  (Iaat  overgaat.  De  Metalen 
nemen,  door  deze  vereeniging  met  de  Zuurftof,  in 
gewigt  toe ; en  worden  dan  ook  deze  nieuwe  ver- 
bindingen Metaalverzuurfels  of  Oxiden  genoemd. 

Veifchülen-  Men  diene  bovendien  op  te  merken , dat  de  wer- 
WCdenng  ^ing  van  de  Dampkrings  - of  Zuurftofliicht  op  de  Me- 
apkrirg.  talen  aanmerkelijk  verfchilt,  naar  mate  deze  lucht, 
of  geheel  droog,  of  met  waterdeelen  gemengd  en 
vochtig  gezegd  kan  worden.  In  het  laatfte  geval 
werkt  niet  alleen  de  Zuurftof  der  lucht  en  die  des  wa- 
ters tevens  , maar  wordt  ook  waarfchijnlijk  te  gelijk  een 
gedeelte  Zuurftof  der  lucht  met  het  water  als  vereenigd, 
en , daarin  als  opgelost,  zal  zij  hierdoor  nog  meer  ge- 
fchikt  tot  verzuring  der  Metalen  geworden  zijn.  Ook 
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In  fommige  gevallen  fchijnt  het  water  de  verzuring 
der  Metalen  door  de  lucht  te  bevorderen,  daar, 
zoodra  de  Zuurllof  van  het  water  zich  met  de  Me- 
talen heeft  beginnen  te  vereenigen , de  verdere  wer- 
king der  Zuurllof  des  luchts  onafgebroken  meestal 
voortgaat.  Door  de  neiging  van  het  water  zelve 
tot  deze  alsdan  gevormde  verzuurfels,  fchijnt  ook 
nog  deze  verzuring  bevorderd  te  worden ; doordien 
gewoonlijk  deze  verzuurfels,  met  water  in  aanraking 
gebragt,  terllond  tot  waterhoudende  verzuurfels, 
Hydraten,  overgaan.  De  verzuring  of  de  verkalking 
in  de  Dampkringslucht  is  meestal  zeer  langzaam  en 
oppervlakkig,  en  wordt  het  meest  bij  den  Arfenik,het 
JJzer,  de  Bruinfleen , de  Zink,  het  Lood  en  Koper  waar- 
genomen. Deze  aldus  gevormde  verzuurfels  zijn  daa 
veelal  Koollfofzure  verbindingen  , daar  namelijk  het , 
offehoon  weinige , in  den  Dampkring  aanwezige  Ko- 
lenzuur zich  als  onmiddelijk  tevens  met  deze  verzuur- 
fels vereenigten  tot  zoodanige  verbindingen  overgaat. 

Dezelfde  Metalen  kunnen  intusfehen  in  ongelijke 
mate  met  deze  Zuurllof  verbonden  worden , en  zij 
ontkenen  ook  van  deze  onderfcheidene  hoeveelheden 
Zuurllof  onderfcheidene  hoedanigheden.  Deze  ver- 
eeniging  is  ook  niet  geheel  willekeurig,  en  als  on- 
gevoelig opklimmende;  maar  wordt,  even  als  de  mees- 
te overige  Scheikundige  vereenigingen , in  eene  ge- 
regelde Arithmetifche  verhouding  waargenomen.  Zoo 
heeft  ieder  Metaal  gewoonlijk  eene  bepaalde  hoe- 
veelheid Zuurllof,  waarmede  het  zich  vereenigt,  en 
wanneer  hetzelfde  Metaal  zich  in  meer  dan  eene  en-> 
kele  evenredigheid  met  deze  Hof  verbindt , zoo  is  de- 
ze twee-  drie-  en  meervoudige  vereeniging  doorgaans  , 
eene  vermenigvuldiging  van  de  eerlle  enkele  hoeveel- 
heid ; zoo  zullen  b.  v.  ioo  deelen  Kwik  zich  veree- 
nigen met  4 deelen  Zuurllof  tot  een  eerlle  verzuur- 
fel , Protoxide , en  met  8 deelen  tot  een  tweede  of 
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laatde  verzuurfel , Peroxide ; het  Koper  neemt  ook 
eerst  12,  5 deelen  Zuurdof  bij  de  eerde  verzuring 
op,  en  bij  de  tweede  25,  en  dergelijke  voorbeelden 
meer.  Ook  hebben  dé  lyietalen  onderling  een  ver* 
lchillend  verwantfchap  tot  deze  Zuurdof,  en  hier- 
door wordt  het  cene  Metaal  wel  eens  ten  koste  van 
het  andere  verzuurd;  zoo  zien  wij,  dat,  als  het 
Kwik  verzuurfel  met  Ijzer  gegloeid  wordt,  dit  ver- 
zuurfel herdeld  wordt,  en  het  Ijzer  daarentegen  in 
verzuurfel  overgaat;  ook  zal  aldus  het  Potasbuni , 
met  Bruindeen verzuurfel  verwarmd,  verzuurd  wor- 
den , en  het  Cruindeenverzuurfel  herdeld  worden. 
Onder  deze  Metaalverzuurfels  zijn  de  meesten  bijna 
onoplosbaar  in  water,  en  hebben  noch  reuk  noch 
fmaak , gelijk  het  Goud  - en  Zilver  verzuurfel ; fommige 
hebben  alle  eigenfehappen  van  een  Zuur,  alshetArfe- 
ank-,  Chromium-  en  Tungfteen- Zuur ; andere  we- 
der zijn  Loogzoutig,  gelijk  de  Loogzoutige  ea  Aard- 
achtige Metalen  genoegzaam  aantoonen.  Deze  ver- 
bindingen van  de  Metalen  met  de  Zuurdof  nemen 
verfchillende  kleuren  aan , en  veelal  brengt  hetzelfde 
Metaal , met  onderfcheidene  hoeveelheden  Zuurdof 
voorzien , zoo  vele  verfchillende  kleuren  voort ; zoo 
hebben  wij , bij  voorbeeld , een  zwart  en  rood  Kwik- 
verzuurfel , een  wit  en  zwart  Bruindeenverzuurfe! 
en  dergelijke  meer.  Het  fpreekt  van  zelf,  dat  de 
Metalen  niet  alleen  door  de  werking  der  Zuurdof- 
*lucl\t  tot  verzuurfels  kunnen  worden  gebragt;  maar 
dat  ook  vele  andere  Zuurdof  bevattende  voorwer- 
pen , als  voornamelijk  de  Zuren  en  fommige  Mid- 
denzouten , ook  deze  verzuring  dikwijls  daardellen. 
Deze  hoeveelheid  van  Zuurdof,  of  deze  verfchillen- 
de graden  van  verzuring  worden , doof  bijvoeging 
van  de  Griekfche  getalbenaming  bij  liet  woord  Oxide 
of  Verzuurfel,  meestal  tegenwoordig  uitgedrukt  door 
Protoxide,  eerde  graad  van  verzuring,  Deutoxide, 
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Tritoxide , Tetroxide , Pentoxide , tweede  , derde  , 
vierde  en  vijfde  graad,  en  Peroxide,  de  hoogde  graad 
van  verzuring. 

Eenige  Metalen , of  wel  die  der  zesde  Klasfe , na-  De  Metaal-» 
inelijk  het  Goud,  Zilver  en  de  Platina,  als  mede  het^^“^psre_ 
Palladium,  Rhodium  en  Iridium,  onderfcheiden  zich üjke  wijze  to 
daardoor  van  de  overigen,  dat  zij  zich  in  de  z waarde  herftellen*- 
hitte  met  de  Zuurdof  bijna  niet  laten  verbinden,  en, 
zelfs  door  andere  middelen  tot  dien  toedand  van 
Metaalverzuurfels  gebragt,  door  de  enkele  hitte  we- 
der van  deze  Zuurdof  zich  ontdoen ; terwijl  de  her- 
delling  van  de  andere  Metaalverzuurfels  altijd  be- 
gunstigd moet  worden  door  bijvoeging  van  zoodanige 
•doffen,  die,  door  eene  grootere  verwantfchap  tot  de 
Zuurdof,  de  Metalen  van  hunne  Zuurdof  berooven 
en  in  hunnen  vrijen  Metallieken  daat  herdeden;  hoe- 
danige  in  het  algemeen  zijn  de  Kooldof,  de  Water- 
dof  en  al  de  met  Kool-  en  Waterdof  verbondene 
zelfdandigheden , als  zeep,  pik,  was,  olie  en  der- 
gelijken.  Een  groot  gedeelte  van  deze  Metaalver- 
zuurfels wordt  ook  nog,  bij  eene  geweldige  hitte, 
in  eene  glasachtige  zelfdandigheid  veranderd,  Metaal- 
glas  genoemd , welke  in  het  bijzonder  dienstig  is  tot 
kleuring  van  glazen  en  porfeleinen  voorwerpen. 

Het  water,  uit  Zuurdof  en  Waterdof  zaraenge-  Water  et* 
fteld,  oefent  op  de  edele,  of  in  het  vuur  niet  ver- ‘vIetalen* 
zuurbare , Metalen  bijna  geene  werking  uit;  terwijl 
vele  onedele,  of  reeds  in  eene  gewone  warmte  des 
Dampkrings,  of  wel  bij  eene  verhoogde  warmtemaat, 
hetzelve  ontleden , met  derzelver  Zuurdoffelijk  ge- 
deelte tot  verzuurfels  overgaan , daardoor  in  gewigt 
toenemen,  en  het  Waterdoffig  gedeelte  meestal  lucht- 
vormig ontwikkelen,  of  vrij  doen  worden.  Zoo  ont- 
leden, reeds  bij  eene  eenvoudige  aanraking,  hetPotas- 
fium  en  Sodium  dit  vloeibaar  ligchaam , en  worden 
teruggebragt  tot  gewone  PoU^ch  en  Soda,  onder 
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ontwikkeling  van  vrije  warmte  en  waterftoflucht;  zoo 
ontleden  ook  de  Bruinfteen,  Zink,  het  Ijzer  en  Tin 
hetzelve  fpoedig  bij  eene  gloeijende  hitte.  De  Meta- 
len verbinden  zich  niet  onmiddelijk  met  het  water 
zelf,  maar,  gelijk  wij  ook  reeds  boven  hebben  opge- 
merkt, derzelver  verzuurfels  gaan  wel  met  hetzelve 
Scheikundige  verbindingen  aan , onder  den  naam  van 
Hydraten  voorkomende.  Deze  Hydraten  worden 
meestal  daargefteld,  als  men  de  Metalen  uit  hunne 
oplosfingen  door  Loogzouten  nederploft,  wanneer 
de  nedergeplofte  Metaalverzuurfels  zich  terftond  met 
een  gedeelte  water  vereenigen.  De  hoeveelheid  van 
water  is  fomwijlen  zeer  aanmerkelijk,  en  heeft  ook 
dikwijls  op  deze  verzuurfels , bijzonder  op  derzelver 
kleur , eenen  aanmerkelijken  invloed.  Ook  fommi- 
ge  van  deze  Hydraten  worden  reeds  weder  gemak- 
kelijk ontleed , andere  laten  dit  water  zelfs  niet  bij 
eene  roodgloeijende  hitte  varen, 
cn  De  Zuren,  meestal  beftaande  uit  de  eene  of  ande- 
re voor  verzuring  vatbare  grondftof,  en  een  gedeel- 
te deze  tot  zuur  makende  Zuurftof , hebben  eene  vrij 
algemeene  werking  op  alle  Metaalachtige  ftoffen.  De 
Metalen  zijn  echter  niet  in  hunnen  eigenlijken  Metal- 
lieken  ftaat  in  deze  zuren  opgelost  en  aanwezig, 
maar  zijn  daarin  in  hunnen  verzuurden  toeftand  voor- 
handen ; zoodat  deze , om  in  dezelve  opgelost  te 
worden,  of  in  eenen  verzuurden  toeftand  moe- 
ten gebezigd  worden , of  tot  dien  toeftand , door  de 
op  te  losfene  zuren , onder  de  oplosfing  zelve  moe- 
ten worden  overgebragt.  Deze  zuren  worden  dan , 
bij  deze  oplosfing,  of  voor  een  gedeelte  ontleed, 
en  ftaan  een  gedeelte  van  hunne  Zuurftof  aan  het  Me- 
taal af,  terwijl  daardoor  het  Metaalverzuurfel  in  het 
ander  niet  ontlede  gedeelte  zuur  wordt  opgelost; 
of  deze  zuren  dienen  ook  fomtijds , om , door  hunne 
tusfehenkomstp  het  bij  hen  gevoegde  water  te  ontle- 
den % 
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den , waardoor  de  Zuurdof  van  het  water  zich  bij 
de  Metalen  kan  voegen , opdat  deze , aldus  ver- 
zuurd,  in  het  zuur  verder  kunnen  worden  op- 
genomen. Andere  Metalen  worden  Hechts  in  de  zu- 
ren verzuurd , zonder  dat  zij  tevens  in  dezelve  wor- 
den opgelost.  Deze  vereenigingen  van  zuren  met 
Metalen  komen  in  eenen  verfchillenden  toedand 
voor;  nemen  dikwijls  eene  regelmatige  kristalvormi- 
ge gedaante  aan,  als  het  Salpeterzure  Zilver,  het 
Zwavelzure  Koper  of  Ijzer;  of  komen  in  eene  poe- 
derachtige gedaante  voor,  zoo  als  het  Kolenzure 
Lood,  de  Salpeterzure  Bismuth  en  anderen  meer. 

De  Loogzouten,  als  Potasch  en  Soda , oefenen  Loogzouten 
weinig  kracht  op  de  Metalen  uit,  meer  nogtans  open  Metalen, 
derzelver  verzuurfels , terwijl  ook  de  Ammonia  of 
het  vlugge  Loogzout  eene  meer  bijzondere  werking 
op  dezelve  aan  den  dag  legt , fommige  Metalen  oplost , 
en  zelfs  door  eenige  Metalen  in  deszelfs  bedand- 
deelen , de  Waterdof  en  Stikdof  namelijk , ontleed 
en  gefcheiden  kan  worden.  Op  de  verzuurfels  der 
Metalen  heeft  de  Ammonia  in  het  algemeen  eene 
meerdere  werking , daar  zelfs  velen  in  dezelve  oplos- 
baar zijn,  en  met  haar  tot  kristailizeerbare  mengfels 
overgaan.  Derzelver  vereenigingen  met  het  Goud, 

Zilver  en  de  Platina  worden  bij  de  geringde  warm- 
te ontleed,  en  veroorzaken  daarbij  hevige  ontplof- 
fingen. 

Alle  Metalen  zijn  vermogend  , om  zich  met  de  chlore  en 
Chlore , of  gronddof  van  het  Zoutzuur , te  vereenigen , Metalen, 
en  daarmede  Metallieke  Chlorureten  te  vormen.  Zelfs 
bij  de  gewone  warmtemaat  des  Dampkrings  kunnen 
weinige  Metalen  aan  dezelve  weerdand  bieden , en , 
verwarmd,  vereenigen  zij  zich  bijna  alle  met  dezelve; 
fommige  meer  langzaam,  andere  fnel  en  veelal  met 
eene  hevige  verbranding.  De  betrekking  van  de  Me- 
talen tot  de  Chlore  is  zelfs  meestal  grooter , dan  tot 
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de  Zuurftof ; want  derzelver  verzuurfels , in  Chióré 
Verwarmd,  doen  hunne  Zuurftof  vrijworden  en  ont- 
wikkelen. De  eigenfehappen  van  deze  Chlomreten 
zijn  zeer  verfchillende ; fomtijds,  oplosbaar  in  water, 
ontleden  zij  hetzelve' , en  geven  aanleiding  tot  de 
daarftelling  van  het  Waterftoffig  Chlorinezuur,  of 
gewoon  Zoutzuur  en  een  Verzuurfel,  of  in  fom- 
mige  gevallen  vormen  zij  Waterftoffige  Chlorine- 
zure  verbindingen  , Hydrochloraten  genaamd.  Ook 
verbindt  zich  hetzelfde  Metaal  wel  eens  in  meer 
evenredigheden  met  deze  Chlore,  waarvan  de  Chlp- 
rureten  en  Bichlorureten  ontftaan:  zoo  immers  wordt 
thans  vrij  algemeen  door  de  nieuweren  het  Zoutzure 
Kwikoxidule  (Mercurius  dulcis)  gehouden  voor  eené 
enkele  vereeniging  van  Kwik  met  Chlore,  Chlorure- 
tum  Mercurii;  terwijl  het  Zoutzure  Kwikoxide  (Mer- 
curius fiiblimatus  corrofivus)  eene  vereeniging  van 
Kwik  met  eene  dubbele  hoeveelheid  Chlore,  of  wel 
een  Bichloruretum  Mercurii  zoude  daarftellen.  De  Me- 
talen en  hunne  Verzuurfels  ontleden  ook  gewoonlijk 
het  VVaterftoffige  Chlorinezuur  ; in  het  eerfte  geval 
ontwikkelt  zich  Waterftof  , terwijl  het  Metaal  tot 
een  Chlorureet  overgaat  , daar  in  het  laatfte  géval 
een  zoodanig  Chlorureet  en  tevens  Water  geboren 
wordt. 

ïodeenMe-  De  Iöde  of  Violetftof , door  de  warmte  geholpen  , 
werkt  ook  op  de  meeste  Metalen,  en  vormt  Metal- 
lieke lödureten.  Sommige  van  dezelve  zijn  onop- 
losbaar in  water;  andere  daarentegen  zijn  oplosbaar 
in  hetzelve  zonder  ontleding;  andere  nogtans  vor- 
men Waterftoffige  Iöde-zure  verbindingen,  doordien 
de  Metalen  de  Zuurftof  van  het  water  tot  zich  nemen* 
en  de  vrijgewordéne  Waterftof  met  de  Iöde  tot  Wa- 
terftoffig-Iödezuur  (Acidum  Hydroiödicum)  over- 
gaat. Ook  in  geregelde  en  verdubbelde  evenredighe- 
den fchijnt  deze  Iöde  zich  met  de  Metalen  te  veree- 
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liigen  , zoo  als  bij  voorbeeld  in  liet  Iöduretum  en 
Per-iöduretum  Mercurii  wordt  opgemerkt. 

Bijna  alle  Metalen  fchijnen  zich  met  de  Zwavel  te  Zwavel  en 
laten  verbinden;  en  deze  gezwavelde  Metalen  wor-Metaie°- 
den  daargefteld , hetzij  door  verwarming  van  het  Me- 
taal, of  deszelfs  verzuurfels  met  de  Zwavel,  hetzij 
door  ontleding  van  Zwavelzure  Metaalzouten , of  ook 
wel  door  de  werking  van  de  gezwavelde  Waterftof- 
lucht  op  de  Metaaloplosfingen.  Deze  gezwavelde  Me- 
talen zijn  in  het  algemeen  vast,  breekbaar,  zonder 
eenige  fmaak  of  reuk  ; ook  zijn  fommige  in  water 
oplosbaar,  anderen  niet.  Eenige,  als  her  gezwavelde 
Ijzer  en  de  Spiesglans,  hebben  een  Metalliek  voorko- 
men; en  ook  fommige  nemen  eene  Kristalvormige 
gedaante  aan.  De  Zwavel  doet  de  vastere  Metalen 
veelal  fmeltbaarder  worden , terwijl  de  fmeltbare 
meestal,  door  hare  bijvoeging,  meer  bezwaarlijk  vloei- 
jende  gemaakt  worden.  Men  beweert  ook  thans,  dat, 
wanneer  een  Metaal  meerdere  verbindingen  met  de 
Zwavel  aangaat  , deze  tweede  vereenigingen  eëne 
verdubbeling  van  de  eerde  hoeveelheid  Zwavel  zou- 
den uitmaken.  Zoo  zouden  , in  den  Magnetifchen  Zwa- 
velijzererts , ioo  deelen  JJzer  58,5  deelen  Zwavel 
bevatten , terwijl  in  den  gewonen  gezwavelden  Ijzer- 
erts de  dubbele  hoeveelheid,  of  117  deelen  Zwavel 
zouden  voorhanden  zijn.  Sommige  blijven  door  de 
warmte  geheel  onveranderd  , gelijk  het  gezwavelde 
Pótasfium  en  Sodium;  andere  worden  geheel  zon- 
der verandering  opgeheven , gelijk  het  gezwavelde 
Kwik ; andere  veiliezen  een  gedeelte  Zwavel  , of 
de  Zwavel  gaat  ook  wel , bij  de  verbranding  in  de 
opene  lucht,  tot  Zwavelig  Zuur  over,  gelijk  bij  het 
gezwavelde  Lood  en  anderen  plaats  heeft;  nog  ande- 
re ten  laatfte,  als  het  gezwavelde  Goud  en  de  Platina, 

Worden  geheel  ontleed , met  achterlating  van  het  zui- 
Tere  Metaal.  Of  de  Zwavel  zich  ook  met  de  Me- 
taal- 
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taalverzuurfels  laat  vereenigen , is  tot  nog  toe  niet 
eenftemmig  beflist.  De  gezwavelde  Warerftoflucht 
fchijnt  zich  ook  niet  met  de  Metalen  zelve  te  veree- 
nigen , doch  vrij  algemeen  met  derzelver  Verzuur- 
fels  ; wordende  deze  laatfte  vereenigingen  gewoonlijk 
daargefteld , door  voornoemde  luchtfoort  met  de  ver- 
fchillende  Metaaloplosfingen  in  aanraking  te  brengen , 
wanneer  deze  gezwavelde  Water  (lof-Metalen  onder  ver- 
fchillende  kleuren  worden  nedergeploft  en  te  voorfchijn 
gebragt.  In  fommige  gevallen  wordt  ook  deze  lucht- 
foort door  de  Metaalverzuurfels  ontleed*  daar  deze 
de  Waterftof  tot  zich  nemen,  water  vormen,  de  Zwa- 
vel uitfcheiden  , en  zelve , of  tot  eenen  minderen  graad 
van  verzuring  gebragt,  of  zelfs  wel  geheel  tot  Metaal 
herfteld  worden.  Ook  gezwavelde  Loogzouten,  uit 
vereeniging  van  Potasch  of  Soda  met  Zwavel  bereid , 
losfen  bijna  alle  bekende  Metalen  , uitgenomen  de 
Zink  , zeer  gemakkelijk  op  , en  (lellen  daarmede  meest- 
al in  water  oplosbare  verbindingen  daar. 

Phosphorus  De  Phosphorus  vereenigt  zich  ook  met  zeer  vele 
&n  Metalen.  ^jetaien  9 en  ieVert  eene  reeks  van  Phosphoreten  op. 

Verfchillende  wegen  heeft  men  ingeflagen,  om  deze 
vereeniging  te  bewerkftelligen,  door,  hetzij  den  Phos- 
phorus zelf  met  de  Metalen  door  warmte  te  doen 
verbinden , of  den  Phosphorus  in  dampen  over  het 
gloeijend  Metaal  te  doen  henengaan  , of  wel  een 
mengfel  van  Metaal , Phosphorzuur  en  Koolflof  aan 
de  noodige  hitte  bloot  te  (lellen.  De  meeste  Phos- 
phoreten hebben  een  Metalliek  voorkomen , en  zijn  zeer 
broos;  de  onfmeltbare  Metalen  worden  gewoonlijk 
door  deze  vereeniging,  even  als  door  de  Zwavel, 
fmeltbaarder  gemaakt,  terwijl  de  zeer  fmeltbare  door 
dezelve  in  eenen  minder  vloeibaren  toeftand  gebragt 
worden.  De  meesten  nemen  zelfs  eene  geregelde 
kristalvormige  gedaante  aan , en  worden  bij  eene  hoo- 
ge  warmtemaat  grootendeels  weder  ontleed»  Ook 
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de  Phosphorus  zoude  zich  waarschijnlijk  in  bepaalde 
hoeveelheden,  even  als  de  Zuurftof,  Chlore  en  dcr- 
gelijken,  met  de  Metalen  vereenigen. 

De  Waterftof  gaat  flechts  twee  meerbekende  fchet-  No?  andere 
kundige  verbindtenisfen  met  de  Metalen  aan;  daar  z9ftraanna^^A‘n  f* 
namelijk  met  den  iVrfenik  en  het  Tellurium  meer  vaste  en  Metalen, 
zoogenaamde  Hydrureten  of  WaterftofRge  vereenigin- 
gen  daaritelt,  terwijl  zij  onder  den  vorm  van  Arfenik- 
- houdende  en  Tellurium-houdende  Waterlloflucht  twee 
geheel  bijzondere  luchtfoorten  oplevert.  Ook  fchijnt 
bij  eene  lioogere  warmtemaat  de  Waterftof  het  Pot- 
asfium  op  te  losfen,  en  daarmede  eene  Potasfium- 
houdende  Waterftofüicht  te  kunnen  vormen,  — Ook 
de  Kool,  gelijk  wij  in  het  Staal  en  het  Potlood  kun- 
nen opmerken,  vereenigt  zich  meer  bijzonder  met  het 
Ijzer;  doch  de  vereeniging  van  de  Koolftof  met  an- 
dere Metaalfoorten  is  minder  onderzocht,  en  bekend 
gemaakt.  Voor  het  overige  verbindt  zich  nog,  vol- 
gens de  iii’euweren,  de  Boraxftof  met  het  Ijzer,  en 
de  Platina,  alsmede  de  Stikftof,  met  het  Potasfmm 
en  Sodium, 

Wanneer  een  Metaal  bij  eene  andere  Metaalop-  Mctanloplos- 
losfing  gevoegd  wordt  , hetgene  eene  grootere  ver-fl!1£en  en  Me- 
vvantfehap  tot  de  Zuurftof  of  de  Zuren  van  die  op- 
losfing  heeft,  dan  verplaatst  zich  fomwijlen , als  het 
ware,  dat  Metaal  en  wordt  in  dat  Zuur  opgelost, 
terwijl  het  te  voren  opgeloste  Metaal,  zijne  Zuurftof 
aan  het  nieuwe  Metaal  afgevende  , daardoor  veelal , 
of  in  zijne  Metaalgedaante  , of  als  een  donker  poe- 
der wordt  afgefcheiden  en  nedergeploft.  Het  Koper 
wordt  zoo  door  het  Ijzer , het  Zilver  door  het  Ko- 
per , het  Lood  door  de  Zink  uit  hunne  oplosfingen 
afgefcheiden.  Somwijlen  zondert  zich  dat  nederge- 
plofte  Metaal  geheel  van  het  bijgevoegde  Metaal  af* 
en  fomwijlen  blijft  het  hetzelve  geheci  omringen, 
wanneer  daaruit  eene  Gaivanifche  werking  fchijnt  ge- 
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boren  te  worden,  die  , door  de  onmiddehjke  aan- 
raking van  twee  ongelijke  Metalen  met  eene  daar 
hij  voorhanden  zijnde  vioeiftof,  ontftaat,  en  dus  tot 
eene  verdere  ontleding  van  de  gemengde  ltoffen  aan- 
leiding kan  geven. 

Vereen ijfing  Onderling  vereenïgen  zich  ook  meestal  gemakkelijk 
)Vende  Mewler  ^eta^cn  naar  de  onderfcheidene  maat  van  vcrwant- 
fchap , die  zij  tot  elkander  hebben , en  brengen  meng- 
fels  voor  , die  dikwijls  door  geheel  eigenaardige  ei- 
genfchappen  gekenmerkt  worden.  Men  noemt  deze 
vereenigingen  gewoonlijk  Alliëringen  of  Legeringen, 
cn  die  van  het  Kwik  met  andere  Metalen  is  meer  bij- 
zonder onder  den  naam  van  Amalgamering  bekend. 
Op  deze  onderlinge  verwantfchap  tot  elkander  berus- 
ten de  gewoonlijke  bewerkingen  van  het  folderen , 
vergulden,  verzilveren , vertinnen,  verzinken  en  der- 
gelijke meer.  Ten  einde  deze  vereeniging  van  Meta- 
len kunne  plaats  hebben,  moeten  zij  in  eenen  vloei- 
baren of gefmoltenen  toeftand  zijn,  en  men  dient  te 
zorgen,  van  dezelve  alsdan  wel  gemengd  te  houden, 
om  een  duurzaam  en  gelijkaardig  mengfel  te  behou- 
den. Zoo  een  der  Metalen  vlug  is,  voegt  men  het 
gemeenlijk  niet  bij  het  tweede  Metaal , voor  en  aleer 
dit  Metaal  gefmolten  is;  en  zoo  zij  beide  zeer  vlug 
mogten  zijn , wordt  veelal  de  vereeniging  door  over- 
haling  van  beide  de  Metalen  bewerkftelligd. 

Verandering  Door  deze  vereenigingen  ondergaan  de  Metalen  ge- 
niglr.g^vanver* wigtige  veranderingen,  en  krijgen  eigenfehappen,  die 
fchilleude  Me-niet  uit  de  reeds  bekende  hoedanigheden  van  ieder 
Uien.  hunner  afzonderlijk  vooronderfteld  konden  worden. 

Veelal  immers  vermeerdert  of  vermindert  daardoor 
hunne  eigendommelijke  zwaarte  , • en  behoudt  deze 
niet  het  midden  van  die  der  gebruikte  Metalen.  Der- 
zelver  rekbaarheid  en  fmeedbaarheid  worden  gemeen- 
lijk daardoor  verminderd  ; hunne  hardheid  meestal 
vermeerderd;  hunne  kleur,  fmeltbaarheid  en  vlug- 

* heid 


mk  STOFFEN  op  de  METALEN. 


35 


heid  daardoor. veelal  veranderd.  Zoo  zien  wij,  dat, 
onder  ander,  n , het  Goud,  door  verceniging  met  Tin, 
een  zeer  broos  Metaal  vormt ; Koper  en  Goud  leve- 
ren een  mcngfel , dat  veel  harder  is , dan  ieder  Metaal 
bijzonder;  Zilver  en  Goud  zullen,  na  defmelting,  op 
1000  deelen  eene  meerdere  uitgebreidheid  van  37  dee- 
len  verkrijgen,  en  dus  in  eigendommelijke- zwaarte 
aanmerkelijk  hebben  verloren  ; een  weinig  Arfenik 
zal  eene  groote  hoeveelheid  Koper  wit  en  broos  ma* 
ken  ; Platina  zal , door  deze  verceniging  met  dcu 
Arfenik  , vrij  fmeltbaar  worden  ; een  mengfel  van 
Lood,  Tin  en  Bismuth  fmelt  bij  eenen  warmtegraad, 
verre  beneden  dien  van  een  der  genoemde  meest 
fmeltbare  Metalen  afzonderlijk.  Door  deze  vereeni- 
ging  der  Metalen  wordt  ook  nog  eene  meerdere 
kracht  van  verwantfchap  tot  de  Zuurftof  geboren  , 
die , of  door  eene  verminderde  zamenhang  van  dee- 
len, of  ook  wel  fomtijds  als  een  gevolg  van  eene 
Galvanifche  werking,  veroorzaakt  zal  worden.  Door 
deze  vereeniging  van  verfchillende  Metalen  zien  wij 
ook , dat  fomtijds  het  eene  Metaal  het  andere  tegen 
de  inwerking  van  andere  Stoffen  beveiligt.  Zoo  zal 
het  Zilver,  met  het  Goud  vereenigd,  weerfland  bie- 
den aan  de  werking  van  het  anders  hetzelve  zoo  ge- 
makkelijk oplosfende  Salpeterzuur;  ook  zal  aldus  het 
Tin,  in  vereeniging  met  Spiesglans,  bijna  niet  door 
het  Zoutzuur  worden  aangedaan  , offchoon  dit  eerde 
Metaal  anders  zoo  gemakkelijk  in  hetzelve  wordt  op- 
gelost. Dalton  en  Berzelius  vermoeden  ook, 
dat  deze  te  zamenflellingen  der  Metalen , naar  de  ge- 
wone wetten  der  fcheikundige  verbindingen  , eeniger- 
mate  in  beftemde  verhoudingen  plaats  hebben  ; en 
ter  bevestiging  daarvan  zoude  , onder  anderen,  dienen, 
dat,  ter  bereiding  van  het  gele  Koper,  het  Koper  en 
de  Zink  zich  in  één  of  twee  gelijkvormige  evenredig- 
heden zouden  vereenigen. 
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Offeboon  nu,  door  de  vereeniging  dezer  Metalen  , 
dikwijls  nieuwe  foorten  fchijnen  te  worden  voortge- 
bragt,  zoo  heeft  men  het  echter  nog  niet  tot  die 
hoogte  weten  te  brengen,  dat  men  de  eene  Metaal- 
foort  in  eene  andere  heeft  kunnen  doen  herfcheppen; 
en  al  hetgene  in  vroegere  tijden  hieromtrent  als  waar- 
heid is  voorgewend , fchijnt  grootendeels  op  verdich- 
ting of  hooggefpannene  verbeelding  gegrond  te  zijn 
geweest.  Men  zal  intusfehen  in  onze  tijden , bij  de 
zoo  verbazende  vorderingen  der  Scheikunde,  het  denk- 
beeld van  eene  zoodanige  eenmaal  uitvoerbare  Me- 
taal verandering  niet  meer  als  geheel  waanzinnig  dur- 
ven afkeuren ; zoo  men  zich  ten  minste  durft  voor- 
dellen , dat  hét  Goud  en  andere  Metalen  eenmaal 
als  zamengeilelde  ligchamen  zullen  kunnen  bevon- 
den worden.  De  veie  groote  * zigtbare  hervormin- 
gen der  ligchamen,  van  den  Diamant  tot  Kolenzuur, 
Van  het  Water  tot  de  vermogendde  ontvlambare 
Luchtfoorten , van  Loogzouten  en  Aarden  tot  Me- 
talen , fchijnen  eene  zoodanige  verandering  en  om- 
zetting der  Metalen  niet  als  buiten  de  grenzen  van 
alle  mogelijkheid  te  plaatfen , offehoon  , bij  het  tegen- 
woordig (landpunt  der  Scheikunde , tot  het  gelukken 
van  dit  groote  raadfel , nog  groote  (lappen  en  vorde- 
ringen moeten  gedaan  worden. 


AFDEELING  II. 

©VER  HET  GOUD. 


H O O F D S T U K I. 

Gcfchiedcjns  en  Natuurlijke  toef! and  van  het  Goud . 

Het  tijd  flip  der  ontdekking  van  het  Goud  verliest 
zich  in  den  duisteren  nacht  der  tijden  , en  geene 
overlevering  deelt  ons  eene  bijzondere  gebeurtenis 
mede , waardoor  wij  met  eenigen  grond  deszelfs  eerfle 
ontdekking  aan  dezen  of  genen  der  voormalige  Ver- 
velingen meer  bepaald  durven  toefch rijven.  Ten 
tijde  van  Abraham  was  het  Goud  reeds  bekend 
en  niet  meer  vreemd  in  Azië  en  Egypte.  Homerus 
fpreekt  , op  vele  plaatfen , van  hetzelve,  en,  naar 
het  gevoelen  van  fommigen,  zoude  K ad  mus,  een 
Pheniciër  , dit  Metaal  reeds  met  eenen  bijzonderen 
voorfpoed  hebben  behandeld.  Men  kan  naauwelijks 
twijfelen  , of  deszelfs  voortreffelijke  hoedanighe- 
den, zijne  onveranderlijkheid  en  behendigheid  zijn 
terflond  door  den  mensch  erkend  en  in  zeer  hoo- 
ge  waarde*  gehouden  , zoo  fpoedig  hetzelve  flech  ts 
aan  hem  kenbaar  is  geworden.  Van  daar,  dat  ook 
reeds  fpoedig  die  befpottelijke  zucht  en  verblindende 
ijver  bij  het  menschdom  ontflond,  om , door  een  her- 
fenfehimmig  doel  geleid,  van  alle  mogelijke  voorwer- 
pen dit  kostbaar  Goud  te  maken,  en  dit  Metaal  uit 
andere  ftoffen  als  te  herfcheppen  en  voort  te  bren- 
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gen;  en  terwijl  aldus  velen,  door  deze  zucht  voort- 
gelleept , zich  als  uitputteden  in  reusachtige , doch 
ijdele  ontwerpen  der  kunst  , werd  een  ander  hoop 
insgelijks  met  het  onverzadelijke  verlangen  naar  Goud 
vervuld,  en  ondernam  de  roekeioosre  en  geweldigde 
pogingen,  om  het  zich  ten  koste  van  anderen  te  ver- 
fcliaffen  en  daarmede  te  verrijken.  Ja,  wanneer  al 
de  gevolgen  van  zoo  velen  en  verfchillenden  aard, 
uit  deze  ongebreidelde  drift  als  voortgefp roten , ver- 
geleken worden  met  het  nut,  hetwelk  door  deze  po- 
gingen aan  de  maatfehappij  is  aangebragt , dan  voor- 
zeker vindt  men  zich  bijna  bezwaard , om  tenvoordeele 
wn  het  laatde  te  durven  beflisfen.  De  menigvuldige  , 
omflagtige  en  moeijelijke  werkzaamheden  en  onderzoe- 
kingen der  aloude  Alchimisten  komen  hier  nogtans,bij 
de  befchöuwing  van  het  Goud,  op  den  voorgrond,  en 
openen  , als  het  ware  , het  groote  tooneel  der  fchei- 
kundige  ontdekkingen , omtrent  dit  Metaal  gedaan. 

Waaruit  de  Niet  aneen  vereerden  zij  hetzelve  met  den  verhe- 
GCouTX»orhde  venen  titel  van  koning,  maar  vergeleken  het  met  de 
Scheikundi.  alles  door  haren  gloed  verdoovende  zon  , en  (lelden 
*>en  omieend^ej.  on(jer  haar  zinnebeeld  voor,  — befchouwden  het 
als  het  zuiverde,  het  onveranderlijkde , het  eenvou- 
digde  en  tevens  als  het  allervolkomende  Metaal. 
Ja , weinig  ontbrak  er  aan , of  zij  hadden , in  hun- 
nen verblindenden  ijver  , dit  levenlooze  Metaal  aan 
het  hoofd  der  fehepping  zelve  geplaatst.  Het  bezat 
volgens  hen  niets  vreemds , niets  fcherps , niets  na- 
deeligs;  maar  het  was  het  voortbrengfel  der  volmaakt- 
de  bewerking  en  ontginning  — het  proeitluk  der  al- 
les vermogende  natuur.  Van  daar  die  langdurige  en 
omflagtige  proefnemingen  en  bearbeidingen , — van 
daar  dar  taai  en  onvermoeid  geduld,  — van  daar  die 
befpottelijke  voorfchriften  , mengfels  en  bewerkingen, 
die  op  de  onzinnigde  gronden  veelal  geheel  als  zon- 
der doel  waren  zamengeddd.  Hun  arbeid  fchijnt 
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nogtans  te  dezen  opzigte  meerendeels  geheel  vruch- 
teloos  geweest  te  zijn,  daar  het  Goud,  als  eene  een- 
voudige grondftof,  zich  tot  nog  toe  niet  heeft  laten 
fcheiden  , omzetten  of  veranderen.  Desniettemin 
hebben  de  eerde  meer  ftelfel matige  Scheikundigen 
hunne  kennis  en  bevatting  omtrent  dit  Metaal  uit 
deze  eerde  donkere  en  fabelachtige  verhalen  en  be- 
rigten  der  Alchimisten  verzameld,  en  dezelve  meer  ge- 
regeld bijeengebragt.  Ook  hebben  deze  nog  hun  voor- 
deel getrokken  van  de  iets  latere  tallooze  verrigting.n 
van  hen,  die,  als  zoogenaamde  Adepten,  bijna  met 
eenen  even  onvermoeiden  ijver,  als  dien  der  Goud- 
zoekers, uit  dit  Metaal  een  algemeen  en  onfeilbaar 
Geneesmiddel  voor  alle  mogelijke  ziekten  wilden  daar- 
dellen.  De  onderfcheidene  voorfchriften  immers  van 
hunne  Goudtincturen  en  Elixirs  ; al  hunne  pogin- 
gen, om  het  Goud  te  verdeelen , op  te  losfen  of  te 
verdunnen,  waren  voor  de  latere  Scheikundigen  we» 
derom  zoo  vele  aanwijzingen  ter  nadere  kennis  van 
de  verfchillende  vereenigingen  en  verwantfehappen 
van  dit  Metaal.  De  latere  daarop  volgende  en  meer 
gegronde  verrigtingen  der  Metaalonderzoekers  en  Me- 
taalbewerkers, als  zich  bezig  houdende  met  het  zui- 
veren , uittrekken  , vermengen  en  toepasfen  van  de 
verfchillende  Metalen , gaven  eindelijk  aanleiding  tot 
eene  meerdere  volmaking  van  de  kennis  van  dit  kost- 
baar Metaal.  Eindelijk  hebben  de  tallooze  en  fchran- 
dere  uitvindingen,  om  deze  Metalen  , en  bijzonder 
het  Goud,  onder  zoo  vele  verfchillende  vormen  te 
doen  voorkomen  , zijne  oppervlakten  als  te  verme- 
iiigvuldigen,  of  om  het  als  kostbare  verfierfelen  te 
doen  fchitteren  , eene  overvloedige  bron  geopend 
voor  den  oplettenden  befchouwer  van  dit  zoo  uitge- 
llrekt  en  belangrijk  veld. 

Door  de  bovengenoemde  oorzaken,  is  dus  zeker  het'  welke  Schei. 

Goud  een  van  die  Metalen,  dat  het  meeste  van  al-l;undlgen  , 

_ 7 . voorname  tuk 
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'leii  afzonderlijk  befchrcven  is  , en  offehoon  bet 
grootde  getal  van  Alchimistifche  werken  bijna  niet 
anders,  dan  eene  doorloopende  fabel  voorftelt,  zoo 
moeten  echter  dezelve  onder  de  klasfe  van  zoodanige 
bijzondere  befebrijvingen  gerangfehikt  worden.  On- 
der dezen  kunnen  intusfehen  niet  eenigen  lof  de  vol- 
gende gemeld  worden,  als  hebbende,  zonder  geheel 
van  alle  deze  overdrevene  denkbeelden  te  zijn  ont- 
daan geweest  , nogtans  vele  nuttige  en  bijzondere 
daadzaken  omtrent  dit  onderwerp  medegedeeld : zoo 
alsGlauber,  Claveus,  Dickinfon,  Helve- 
tius,  O r f c h a 1 1 , Kunckel,  Barba,  Borri- 
chius,  Casfius  en  Ii  ene  kei.  Onder  de  Na- 
tuurkundigen hebben  later  Boile,  Mtisfchen- 
broek  en  No  11  et  de  kennis  van  dit  Metaal  aan- 
merkelijk vermeerderd.  Ere k er,  Fachs,  Stahl, 
S c o p o 1 i , Sc  h in  dier.  Claus,  Riesling, 
Lehman,  W a 1 1 e r i u s , Schluter,  Cramer, 
Ge  Hert,  Salchovv,  Ilfeman,  Efchembach, 
Lewis,  Tillet,  Ferber,  Sage,  Ribeau- 
court  , Chaudet,  Da  re  et,  Vauquelin  en 
anderen  hebben  het  Goud,  in  betrekking  tot  deszelfs 
verfchillend  onderzoek  op  het  gehalte , of  zijne  metal- 
lurgifche  behandeling  , meer  bepaald  doen  kennen. 
Bergman,  Scheele,  van  Ma  rum,  Berthol- 
1 e t , M a c q ii e r , P r o u s t , Richter,  Pelletier, 
O b e r k a m p f , Hildebrand,  B u c h o 1 z , Hat- 
c li  e t , B e r z e 1 i Li  s , D a v y , L a m p a d i u s en  vele 
andere  beroemde  Scheikundigen  hebben  ten  laatfte 
veel  licht  verfpreid  over  dcszelfs  verfchillende  en  me- 
nigvuldige fcheikundige  betrekkingen  , en  de  kennis 
van  dit  Metaal  ook  in  dit  opzigt  tot  eene  bijzondere 
hoogte  gebragt. 

Daar  het  Goud  gemeenlijk  in  zijnen  Metallieken 
tüaat  gevonden  wordt,  is  het  meestal  gemakkeiijk,  de 
verfchillende  ertfen  , die  dit  Metaal  bevatten  , te  her- 
ken- 
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kennen.  Hetzelve  is,  door  zijne  fchoone  kleur,  bij- 
zondere  zwaarte  en  fineedbaarheid , bij  uitltek  kenbaar, 
en  het  is  alleen  in  die  gevallen , als  het  in  zeer  kleine, 
hoeveelheden  in  de  gangen  is  ingewikkeld,  dat  men 
tot  fcbeikundige  middelen  van  onderzoek  behoeft 
over  te  gaan.  Het  eerde,  waarvan  men  zich  in  die 
gevallen  dan  bedient , is , om  den  Goud-houdenden 
erts  tot  poeder  te  brengen  en  met  Kwik  te  doen 
vereenigen,  om  daardoor  de  Gouddeelen  uit  te  trek- 
ken en  in  dit  vloeibare  Metaal  op  te  losfen ; wan- 
neer , door  eene  daarop  volgende  verdamping  van  dit 
mengfel,  het  Metallieke  Goud  genoegzaam  zigtbaar 
overblijft.  Zoo  dit  geen  plaats  heeft,  wordt  het  over- 
blijvende gedeelte  door  nadere  oplosfing  in  Salpeter- 
zoutzuur  meer  kenbaar  gemaakt,  hetwelk  door  de 
paarfche  kleuring  van  vele  dierlijke  ftoffen , of  door  eene 
verdere  nederplofïïng  met  Zwavelzuur  eerst  IJzerver- 
zuurfel , of  eene  Zoutzure  Tinoplosfing,  terflond 
merkbaar  wordt.  Daar  men  het  Goud  niet,  gelijk  de 
meeste  overige  Metalen,  met  andere  doffen  verertst 
vindt,  zoo  kan  men  deszelfs  Ertfen  eigenlijk  maar  tot 
ééne  foort  brengen.  Anderen  hebben  desniettemin , 
om  deszelfs  vereeniging  met  andere  Metalen , dezelve 
nog  in  bijzondere  klasfen  en  foorten  afgedeeld.  Zoo 
geeft  Th  om  ƒ011  twee  klasfen  van  Goudertfen  op, 
waarvan  de  eerde  klasfe  weder  tot  drie  foorten  wordt 
gebragt,  en  waarvan  de  eerde  foort  het  meet  zuivere 
Goud;  de  tweede  het  zoogenaamde  Latoenkleurige 
Goud,  uit  Goud,  met  eenig  Zilver  en  Koper  veree- 
nigd , bedaande ; en  de  derde  het  Geelgrijze  of  Pla- 
tina-houdende  Goud  zoude  bevatten.  De  tweede 
klasfe  zoude  maar  ééne  foort  inhouden , namelijk  het 
Llcctrum  of  het  Zilver  houdende  Goud,  welk  Goud 
ongeveer  met  één  derde  Zilver  vereenigd  zoude  zijn. 

Dat  het  Goud  meestal  in  zijnen  natuurlijken  Metal-  rfet  eedege* 
lieken  toedand  voortkomt  , fpruit  voort  uit  deszelfsné  Goud. 
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meerdere  vastheid , en  mindere  vatbaarheid  voor  de  wer- 
king van  de  lucht  en  andere  met  hetzelve  in  aanraking 
komende  voorwerpen.  Men  vindt  hetzelve  meestal 
in  acht-  of  twaalf  hoekige  ongelijkzijdige  vierkante 
Kristallen,  of  ook,  onder  den  vorm  van  takken, 
draden,  fchubben,  plaatjes  en  greinen,  in  verfchil- 
lende  gangen  ingevlochten,  of  als  doorzaaid.  Somtijds 
vindt  men  het  Goud  ook  wel  in  geheel  afzonderlijke 
korrels,  zonder  eenigen  aanhangenden  gang,  geheel 
vrij  en  afgezonderd  ; wanneer  het  meer  onder  den 
naam  van  pépiten  voorkomt.  Het  gedegene  Goud  is 
echter  bijna  nimmer  geheel  volkomen  zuiver,  maar 
iti  de  meeste  gevallen  met  eenige  andere  Metalen  ver- 
bonden, en  wei  bijzonder  vindt  men  het  met  het  Zil- 
ver, Koper,  Ijzer,  Kwik,  de  Platina  en  het  Tellu- 
riiim  vereenigd,  en  neemt  daardoor,  gelijk  wij  even 
hebben  opgemerkt,  verfchillende  kleuren  en  wijzigin- 
gen aan.  Buiten  dezen  meer  kenbaren  gedegenen 
toedand,  is  het  ook  nog,  in  zeer  geringe  bijna  onzigt- 
bare  hoeveelheden  , met  eenige  gezwavelde  Metaal- 
ertfen  verbonden,  waaronder  het  gezwavelde  Ijzer, 
Lood,  Kwik,  Koper,  Zink  eu  Arfenik  het  meeste 
bekend  zijn.  Deze  gezwavelde  en  andere  ertfen  heb- 
ben bijna  geene  merkbare  kenteekenen  , waardoor 
men  het  aanwezen  van  het  Goud  kan  vermoeden. 
Men  meent , dat  het  Goud  in  deze  gezwavelde  dof- 
fen Hechts  werktuigelijk  verfpreid  is,  omdat,  door  de 
enkele  behandeling  met  Kwik , de  Gouddeelen  kunnen 
worden  opgenomen  en  afgefcheiden. 

In  welke  gron-  Het  Goud  is  een  van  de  oudde  Metalen  der 
den  of  lager  fchepping : men  vindt  het  in  geene  andere  aders  of 
v^mk^wordt  gangen , dan  in  die  der  eerde  oorfpronkelijke  gekris. 

tallizeerde  aardlagen,  en  hetzelve  is  dus  gewoonlijk 
in  de  Granieten,  Gneisfoorten , en  andere  Mica-hou- 
dende  rotfen  voorhanden  , die  men  alle  als  voort- 
brengfels  van  de  éérde  fchepping  befchouwt.  De- 
ze 
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ze  aders  , die  het  Goud  bevatten  en  bovengaande 
bergen  doorloopen , zijn  gewoonlijk  van  Kwarts ; of- 
fchoon  ook  wel  eens  de  Jaspis,  Veldfpaath,  Kolen- 
zure  Kalkaarde  , en  Zwavelzure  Zwaaraarde  deze 
gangen  voor  het  Goud  vormen.  Het  fchijnt  onder- 
tusfchen,  dat  men  ook  het  Goud  in  de  Fosftle  voor- 
werpen gevonden  heeft,  welke  als  voortbrengfels  van 
eene  tweede  fchepping  befchouwd  worden ; offchoon 
daarvan  de  voorbeelden  zeldzaam  kunnen  gezegd 
worden. 

Meer  algemeen  vindt  men  dit  edele  Metaal  in  de  Het  Goud 
aangefpoelde  aardlagen  , en  deze  is  de  tweede  manier, 
waarop  hetzelve  in  de  natuur  voorhanden  is.  Het  is  de  gronden  ge- 
dan  meestal  als  verftrooid  of  gezaaid,  onder  denvonc‘en* 
vorm  van  kleine  plaatjes  of  flrootjes , in  vele  kiezel- 
achtige , kleiaardige  of  IJzer-houdende  zanden  , die 
zekere  vlakten  vormen  , als  ook  in  het  zand  van  zeer 
vele  rivieren.  Men  heeft  voormaals  gemeend  , dat 
het  Goud,  hetwelk  men  in  de  rivierbeddingen  Vond, 
door  het  water  der  rivieren  van  de  aderen  der  eerde 
oorfpronkelijke  rotfen  als  wierd  afgefchuurd  en  mede- 
gefleept,  en,  door  dit  denkbeeld  geflerkt,  heeft  men 
zelfs  getracht,  om,  dien  ten  gevolge,  tot  den  eerden 
Goud-houdenden  oorfprong  bij  de  rivieren  op  te  klim- 
men. Men  heeft  intusfchen  weldra  gezien,  dat  het 
Goud  behoorde  aan  de  gronden  der  rivieren  zelve, 
daar  ook  deze  gronden  nog  tot  cene  aanzienlijke  diep- 
te dit  Goud  bevatten  , hetzelve  ook  bovendien  in  de- 
ze rivieren  veelal  dechts  in  eenen  zekeren  bepaalden 
omtrek  van  dezelve  voorhanden  is , en  ook  niet  ver- 
meerdert, naar  mate  men,  met  den  gang  der  rivie- 
ren opkiimmende  , zoo  veel  te  nader  aan  den  oor- 
fprong van  het  Goud  zoude  fchijnen  te  geraken.  Vele 
van  deze  Goud-houdende  zanden  zijn  gewoonlijk  rood- 
of  zwartachtig  gekleurd.  Reaumur  heeft  opge- 
makt^ dat  het  zand  van  vele  rivieren,  hetwelk  on~ 
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middelijk  het  Stofgoud  vergezelt,  meestal  eenig  zwart 
IJzerverzuurfel  bevat,  met  eenige  korrels  van  Robij- 
nen, Corindons  en  Hiacinten  vermengd:  ook  heeft 
men  in  eenige  van  deze  zanden  het  Titanium  gevon- 
den. Als  een  voortbrengfel  der  Volkanen  fchijnt 
het  tot  nog  toe  niet  volkomen  bewezen  aanwezig 
te  zijn. 

Hoe  dit  Stof-  Dit  Goud,  aldus  in  het  rivierzand  als  ftof  of  klei* 
meld  vvardf ,~ne  deelen  verfpreid,  wordt  op  den  oever  dier  rivie- 
ren op  vierhoekige  met  eenen  rand  voorziene  en  ee- 
nige voeten  breede  tafels  verzameld.  Deze  tafels  zijn 
bovendien  gewoonlijk  met  eene  harige  ftof  bedekr, 
opdat,  door  middel  van  het  afftroomende  water  de 
ligtere  deelen  wordende  weggevoerd,  het  zwaardere 
Goud  aan  dezelve  zoude  aankleven  en  achterblijven. 
Wanneer  nu  die  ftof  genoegzaam  met  Gouddeelen  be- 
laden is , wascht  men  dezelve  in  zuiver  water  af, 
en  fmelt  het  overblijvende  met  drie  deelen  Loodkalk 
en  eenige  Borax  bijeen.  Het  zand  vereenigt  zich, 
door  deze  fmelting , met  deze  ftoffen , en  het  Goud- 
broodje  zondert  zich  beneden  in  den  kroes  ter  ver- 
dere zuivering  af.  Bij  meer  rijke  Goudzanden  ver- 
kiest men  intusfchen  de  eenvoudige  afwasfching  van 
het  zand  boven  de  affpoeling  op  voornoemde  harige 
of  lakenachtige ftolfen  , omdat  deze,  buiten  hetGoud, 
meestentijd  nog  te  veel  zand  bij  zich  behouden.  In 
Bohetnen  gebruikt  men , ter  afwasfching  van  het  Hon- 
gaarfche  zand,  gewoonlijk  een  plankje,  dat  met  eenige 
groeven  voorzien  is.  Zij  houden  alsdan  dit  plankje 
eenigzins  fchuins,  werpen  er  eenig  zand  op,  en  daar- 
na eenig  water,  wanneer  het  Goud  zich  reeds  in  de 
onderfte  groeven  vrij  zuiver  vergadert  , en  overgc- 
bragt  wordt  in  eene  platte  houten  fchaal , die  op  haren 
bodem  een  weinig  verheven  is.  Door  het  in  dezelve 
te  wasfehen,  en  aan  het  vocht  eene  zekere  beweging 
te  geven,  weten  zij  het  Goud  met  eene  zekere  be- 
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hendigheid  bijeen  te  vergaderen.  De  Afrikaanfche 
negers  verrigten  ook  wel  deze  afwasfching  der  Goud- 
houdende  aarden  of  zanden  in  Kalebasfen.  Dit  Goud  9 
aldus  verkregen  , is  nu  van  onderfcheidene  zuiver- 
heid , dikwijls  van  400  tot  900  duizendHen  opklimmen- 
de;  ook  is  het  in  onderfcheidene  hoeveelheden  met 
het  zand  vereenigd,  daar  de  Afrikaanfche  zanden  dik- 
wijls 16  korrels  uit  1 pond  leveren  , terwijl  de  Hon- 
gaarfche  eene  gelijke  hoeveelheid  Hechts  in  10,000 
ponden  zouden  bevatten.  Men  rekent,  dat,  wanneer 
er  Hechts  0,000032  deelen  Goud  op  het  zand  bevat 
zijn,  de  kosten  van  de  verzameling  en  de  fcheikun- 
dige  bewerking  nog  goed  kunnen  worden  gemaakt. 

Uit  het  Stofgoud  van  Afrika  wordt  dikwijls  in  eenen 
korten  tijd  zoo  veel  Goud  vergaderd,  dat  daarvan 
op  ééns  meermalen  100  nieuwe  ponden  te  gelijk  wor- 
den afgeleverd.  In  Amerika  wordt  een  vloed  bij  San- 
ta Maria , om  de  rijkheid  van  zijn  zand , de  Goudrivier 
genaamd. 

Buiten  dit  Stofgoud,  vindt  men  nogtans  dit  Metaal  Het  Goud 
fomtijds  in  Hukken  van  eene  meer  aanmerkelijke  zwaar, 
te.  Zoo  vonden  de  Spanjaarden  te  Cincquilla,  in  de  re  ftuUenge* 
Provincie  Sonora , eenen  klomp  Gouds  van  bijna  2§ votïden* 
pond.  Te  Yecorata,  in  Cinalod,  is  ook  een  Huk 
van  een  gewigt  van  bijna  4 ponden  en  van  eene  zui- 
verheid van  900  duizendflen  gevonden , hetwelk  in 
het  Koninklijk  kabinet  te  Madrid  bewaard  is  gewor- 
den. Het  Inflituut  te  Parijs  zoude  een  Huk  van  bijna 
eene  gelijke  zwaarte  bezitten  ; zelfs  wil  men , dat 
in  het  jaar  1782,  in  Brazilië,  een  Huk  Gouds  zoude 
gevonden  zijn  van  meer  dan  1250  ponden,  hetwelk 
dus  eene  waarde  zoude  hebben  bezeten  van  meer  dan 
if  millioen  Nederlandfche  guldens.  Het  Goud  is  voor 
het  overige  zeer  overvloedig  in  de  natuur  verfpreidj. 
ja,  geen  werelddeel  is  er,  dat  niet  deze  kostbare  Stof 
bevat.  Eenigzins  overdreven  zal  het  nogtans  fchij- 
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nen  , om  met  den  grooten  Metaalkundigen  Berg- 
man te  Rellen,  dat  het  Goud  onder  de  Metalen  , bui- 
ten het  Ijzer,  in  de  grootfte  hoeveelheid  in  de  natuur 
voorhanden  is. 

van  Vexfchillende  plaatfen  in  Europa  leveren  nu  dit 

Ui(‘1a*  Metaal  op,  dewelke  wij,  zoowel  als  die  van  de  ove- 
rige werelddeelen , met  een  enkel  woord  zullen  aan- 
wippen. In  vorige  tijden  bezat  Spanje  ook  aanmerke- 
lijke Goudmijnen;  voornamelijk  werd  er  oudtijds  eene 
mijn  in  de  Provincie  van  Asturië  gevonden,  dievoor- 
maals  de  Pheniciërs  en  Romeinen  van  dit  Metaal  fchijnt 
te  hebben  voorzien  ; thans  echter  is  deze , door  den 
grooten  rijkdom  der  Amerikaanfche  mijnen , als  geheel 
in  vergetelheid  gebragt  en  verwaarloosd  geworden. 
De  Taag  en  eenige  andere  Spaanfche  rivieren  bevat- 
ten ook  eenig  Stofgoud.  — In  Frankrijk  is  geene 
dadelijke  Goudmijn  voorhanden , behalve  dat  men  bij 
Gardette,  in  de  valei  van  Oifans  , Departement  van 
de  Ifére,  eene  Goudader  gevonden  heeft,  die  eenig 
Goud-houdend  gezwaveld  Ijzer  zoude  bevatten ; doch 
welke  te  arm  aan  Gouddeelen  was , om  aangetast  en 
bearbeid  te  worden.  Vele  Franfche  rivieren  daaren- 
tegen bevatten  dit  Metaal  in  hare  zanden;  zoo  als 
de  Arriége  bij  Mirepoix,  de  Gardon  en  Cèze  in  de 
Cevennes,  de  Rhóne  bij  de  L’Arve , de  Rijn  bij 
Straatsburg,  de  Salat  in  de  Pyrenéën , de  Garonne 
' bij  Touloufe  en  de  Hérault  bij  Montpellier.  — Ook 
inPiémont  heeft  men  eenige  Goudmijnen,  als  die  van 
Macugnaga,  aan  den  voet  van  den  berg  Rofe;  zelfs 
heeft  men  voor  eenigen  tijd  Goud  getrokken  uit  de 
aders  van  den  berg  van  Challand.  Buitendien  zijn 
er  in  diezelfde  landftreek  nog  verfcheidene  grondeu 
en  rivieren,  die  dit  Metaal  in  ongelijke  mate  ople- 
veren. — In  Ierland  heeft  men  ook  onlangs,  in  het 
Graaffchap  Wicklow,  een  Kwarts-  en  Ijzerachtig 
Goud-houdend  zand  gevouden , hetwelk  aanzienlijke 
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pépiten  bevatte  , en  meestal  ongeveer  o,c 6 Zilver 
inhield.  — In  Zwitzerland  heeft  men  in  de  rivie- 
ren van  de  Reufs  en  de  Aar  eenig  Goudhoudend 
zand  waargenomen.  — In  Duitschland  bemerkt  men 
geene  Goudmijnen , dan  in  het  Saltszburgfche , in  de 
bergketen,  die  Tyrol  van  Karinthië  fcheidt,  --  In 
Hongarije  zijn  de  voornaamfte  Goudmijnen  en  Goud- 
zanden te  Schemnitz  en  Cremnitz  voorhanden.  In 
Zevenbergen  is  de  beroemde  Goudmijn  van  Nagyag , 
waar  het  Goud  met  gedegen  Tellurium  verbonden 
is  ; ook  vindt  men  te  Selfobanya  eene  mijn  van  Goud- 
houdend gezwaveld  Zilver.  Bovendien  zijn  bijna  al 
de  rivieren  van  die  laiidftreek  met  dit  edele  Metaal 
vervuld;  ja,  het  zijn  eigenlijk  de  Hongaarfche  mij- 
nen, die  onder  de  Europefchen  eenig  Goud  van  aan- 
belang in  den  handel  opleveren.  — In  Zweden  is  al- 
leen de  mijn  van  Edelfors  in  Smoland  te  noemen , 
waar  men  gedegen  en  gezwaveld  Goud-houdend  Ijzer 
ontmoet , en  waarvan  ook  het  Goud  fomtijds  door 
de  rotfen  verfpreid  gevonden  wordt.  — Ook  in  Grie- 
kenland is  het  eiland  Thafos  beroemd  geweest  door 
deszelfs  rijke  Goudmijnen.  Die  van  Scapté-Hylé  al- 
daar bragten  aan  de  Thafiërs  ongeveer  voor  eene  te- 
genwoordige waarde  van  205,714  guldens  Goud  op. 
Ook  Thracië  en  Macedonië  waren  oudtijds  rijk  aan 
Goudmijnen.  (*) 

Azië 

(*)  Offchoon  het  genoegzaam  buiten  allen  twijfel  is , 
dat  ons  Vaderland  bijna  geene  beteekenende  hoeveelheid 
van  dit  Metaal  bezit,  zoo  kunnen  wij  echter  niet  voorbij, 
hier  eenige  melding  te  maken  van  de  proeven  van  den  be- 
roemden J.  J.  Beccher,  in  het  jaar  1678  en  1679  te  Am- 
fterdam  en  ’s  Gravenhage  in  het  werk  gefteld , gegrond  op 
zijn  ftellig  vermoeden,  dat  uit  het  Hollandfche  duinzand, 
door  bijzondere  fmelcing  en  bijvoeging  van  Zilver  en  andere 
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.Pe  Go  id-  Azië  levert  ecne  meer  aanzienlijke  hoeveelheid  van 
mijnen  wn  ^ e(jeje  ^etaaj  0p?  voornamelijk  wordt  hetzelve  in 
dit  werelddeel  gevonden  in  het  Aziatisch  Siberië» 
waar  bijzonder,  te  Schlangenberg,  in  den IForenfteen 
het  gedegene  Goud  aanwezig  is.  Ook  is  aldaar  de 
mijn  van  Berezof , die  gezwavelde  Goud-houdende 
Metalen  bevat , meestal  verfpreid  in  de  Kwartsaders. 
Buitendien  vindt  men  nog  in  Azië,  voornamelijk  in 
de  Zuidelijke  (treken , zeer  vele  Goudmijnen , en 
eenige  beken , rivieren  en  vlakten , die  rijk  zijn  aan 
dit  Metaal.  De  kleine  Lydifcbe  rivier,  de  Pactola, 
bevatte  weleer  zoo  veel  Goud  in  hare  zanden  , 
dat  men  dezelve  befchouwd  heeft  als  de  voormali- 
ge onuitputbare  bron  der  groote  rijkdommen  van 
Crefus.  Japon,  het  eiland  Formofa,  Ceilon,  Java, 
Sumatra,  Borneo , de  Phiiippijnfche  en  andere  eilan- 
den van  den  Indiaanfchen  Archipel  worden  ook  als 
zeer  rijk  aan  Goudmijnen  gehouden. 

Afri- 

ftoffen,  zulk  ecne  aanmerkelijke  hoeveelheid  Gouds  zoude 
kunnen  getrokken  worden,  dat  het  jaarlijks,  na  aftrek 
van  alle  onkosten,  eene  gelijke  fom,  als  de  aangewende 
hoeveelheid  Zilver  , aan  Goud  zoude  kunnen  opbrengen. 
Deze  zaak  is  in  dien  tijd  van  dat  geivigt  gehouden,  dat  de 
Hoog -Edele  Staten  van  Holland  en  Westvriesland  met  voor- 
noemden  Beccher  zich  over  deze  zaak  in  dien  tijd  zeer 
ernftig  hebben  ingelaten  , en , door  eenige  proeven  in  het  kleine, 
zich  van  dezelve  hebben  zoeken  te  overtuigen.  B e c c h e r be- 
klaagt zich  echter  zeer,  dat  liet  hem  niet  gelukt  is,  tot  de 
eigenlijke  groote  beflisfende  proef  te  hebben  kunnen  over- 
gaan, uit  dewelke,  volgens  zijne  berekening  , ten  duidelijkfte 
had  moeten  blijken,  dar  men,  in  het  verloop  van  een  jaar, 
door  middel  van  100,000  marken  Zilver  , uit  voornoemd 
duinzand , een  voordeel  van  500,000  Dukaten  had  kunnen 
trekken.  Zie  J.  ].  Beccheri  Phyfica  Sn b terra n ea , Lip- 
fiae,  1703;  en  in  het  bijzonder  zijn  daarbij  gevoegd  Expe- 
liméntum  novum  de  Minera  arenaria  perpecua. 
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Afrika  leverde  ook  voormaals  aan  de  ouden  hun- 
nen voornaam (ten  voorraad  van  Goud  op.  Daar  dit 
Afrikaanfche  Goud  gemeenlijk  als  ftofgoud  in  om- 
loop gebragt  wordt,  fchijnt  het,  dat  hetzelve  het 
meest  door  wasfching  uit  de  aangefpoelde  gronden 
van  de  tweede  vorming  aldaar  verkregen  wordt.  Drie 
of  vier  punten  van  dit  uitgebreid  werelddeel  leveren 
in  het  bijzonder  eene  belangrijke  hoeveelheid  Gouds 
op,  offchoon  hetzelve  als  een  fijn,  meer  of  min 
merkbaar.  Ito f bijna  door  deszelfs  geheele  uitgeftrekt- 
heid  verfpreid  is.  De  eerfie  mijnen  zijn  die  van  Kor- 
dofan,  tusfclien  Darfour  en  Abysfinië.  Ook  deze 
mijnen  zijn  reeds  bij  de  ouden  bekend  geweest,  daar, 
volgens  Herodotus,  de  koning  van  Ethiopië  aan 
de  afgevaardigden  van  Cambyfes,  ten  bewijze  van 
zijnen  rijkdom,  alle  zijne  gevangenen  aan  Gouden  ke- 
tenen geklonken  aanwees.  De  tweede  en  grootfte  mijn 
* wordt  gevonden  ten  zuiden  van  de  groote  woestijn 
van  Zaiihra , in  het  westelijk  gedeelte  van  Afrika. 
Het  land  van  Bambotik  levert  ook  eene  aanzienlijke 
hoeveelheid  Gouds  op,  hetwelk  men  op  de  west- 
kust van  Afrika  verkoopt.  Ook  hetzelfde  land  ver- 
fchaft  het  grootfle  gedeelte  van  hetgene  de  kara- 
vanen, die  van  Tombouctou  over  den  Niger  gaan, 
en  de  geheele  woestijn  van  Zaiihra  doorkruilen,  te 
Marocco,  Fez  en  Algiers  aanbrengen.  Het  Goud^ 
hetwelk  te  Cairo  en  Alexandrië  komt,  is  ook  van 
dezelfde  (treek  afkomstig.  Het  derde  gedeelte  van 
Afrika,  hetwelk  ook  dit  Metaal  verfchaft,  is  op  de 
zuidoostkust  tegen  over  Madagascar,  en  komt  voor- 
namelijk van  het  land  van  Sofola.  Sommige  ver- 
moeden, dat  het  land  van  Ophir,  waarvan  Salo- 
mo n zijne  grootfte  Goudfchatten  ontleende,  in  dit 
oord  gelegen  is  geweest. 

Amerika  is  nogtans  dat  werelddeel , waarin  men  , in 
deze  latere  tijden , de  rijk  (te  Goudmijnen  gevonden 
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heeft.  Hetzelve  wordt  hier  voornamelijk  in  den  vorm 
Van  kleine  plaatjes  of  ilrootjes  in  de  aangefpoelde 
gronden  en  de  rivierbeddingen  gevonden , en  is  meer 
zeldzaam  in  aderen  van  verfchillende  natuur  voorhan- 
den. Het  zuidelijk  Amerika,  en  vooral  Brazilië, 
Choco  en  Chili  leveren  het  meeste  Goud  op,  of- 
fchoon  het  ook  in  deszelfs  noordelijke  gewesten , en 
wel  bijzonder  in  Mexico , genoegzaam  voorhanden  is. 
Het  Goud  van  deze  laatfte  plaats  is  in  de  zoo  menig- 
vuldige Zilver- houdendende  aderen  als  verborgen.  Al 
de  rivieren  van  Caracas,  10  graden  ten  Noorden  van 
den  Middagslijn , zijn  geheel  met  Goud  vervuld.  Jn 
de  Spaanfche  bezittingen  van  Zuid- Amerika  komt 
het  Goud  van  Chili  en  Peru  voor,  doch  meer  bij- 
zonder in  de  Provincie  Choco.  Brazilië  levert  het 
Goud  in  zeer  grooten  overvloed,  en  ook  van  daar 
komt  tegenwoordig  het  grootfte  gedeelte  Goud,  dat 
in  den  handel  voorkomt,  en  hetgene  ook  meestal 
door  wasfching  uit  de  Goudzanden  aldaar  verkregen 
Wordt.  Deze  mijn  zoude,  federt  een’  tijdverloop  van 
120  jaren,  eene  verbazende  hoeveelheid  Gouds  gele- 
verd hebben , wqlke , volgens  Correa  de  Serra , bere- 
kend op  eene  waarde  van  200400  millioenen  Tour- 
nooifche  Livres,  nagenoeg  overeenkomt  met  eene 
waarde  van  meer  dan  93449  millioenen  Nederland- 
fche  Guldens. 

De  hoeveel-  Aanmerkelijk  zijn  nu  de  hoeveelheden  Gouds , die 
heden  van  jaar-  jaarlijks  in  den  Europefchen  handel  uit  alle  deze 
handel  inse* wérelddeelen  worden  ingevoerd,  en  waarvan  ons  de 
voerd  Goud.  Plr.  B r on g n i a r t een  kort  overzigt  mededeelt.  Zoo 
zouden,  naar  eene  berekening  van  12  jaren  door  el- 
kander genomen,  en  wel  van  1790  tot  1802,  de  vol- 
gende hoeveelheden  Gouds  uit  de  te  noemene  Bre- 
ken jaarlijks  in  omloop  zijn  gebragt.  Het  Aziatisch 
Siberië  zoude  1700  nieuwe  ponden  opgeleverd  heb- 
ben j Afrika  1500  ponden;  Europa  uit  Hongarijen 
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650,  Saltzbiirg  75  en  Noorwegen  75  ponden,  ma- 
kende te  zamen  voor  dit  gedeelte  der  oude  wereld 
een  gewigt  van  4000  ponden*  Noord- Amerika  zou- 
de 1600,  en  Zuid -Amerika  uit  de  Spaanfche  bezittin- 
gen 5000,  en  uit  die  der  Portugefche  7500  ponden 
hebben  opgebragt,  makende  dus  te  zamen  voor  dat 
werelddeel  alleen  een  gewigt  van  14  00  ponden,  en 
met  die  der  andere  werelddeelen  een  geheel  van  18100 
ponden.  (*)  Men  gelooft  zelfs,  dat  deze  hoeveel- 
heid, zoo  wel  van  het  Goud  als  Zilver,  jaarlijks 
nog  toeneemt;  naardien  de  zoo  rijke  en  menigvuldige 
mijnen  meer  aanvoeren , dan  er  werkelijk  door  het 
gebruik  verloren  gaat,  offehoon  ook  deze  meerde- 
re hoeveelheid  natuurlijk  deszelfs  betrekkelijke  waar- 
de evenredig  zoude  moeten  doen  verminderen. 


HOOFDSTUK  tl* 

Natuurkundige  eigenfehappen  van  het  Goud. 

Het  Goud  kart  zekerlijk  gezegd  worden  een  der  voor-  Kleur,  reuk 
treffelijkfle  Metalen  te  zijn , cn  met  vele  der  voor- eTÏ  r,naak  van 
naamfte  eigenfehappen  van  die  ligchamen  bedeeld  tehet  GüJci' 
zijn.  In  het  bijzonder  munt  het  in  de  eerde  plaats 
door  deszelfs  rijke  eigendommelijke  gele  kleur,  en 
bijzonderen  glans  uit,  die  als  onwillekeurig  de  oogen 
van  een’  ieder  tot  zich  trekken , en  zelfs  als  met  eene 
vervrolijkende  kracht  begaafd  fchijnen  te  zijn.  Ja, 
het  kan  niet  ontkend  Worden,  dat,  bij  het  gezigt  van 
eene  groote  oppervlakte  van  dit  blinkend  Metaal,  de 

aan- 

(*)  A.  Brongniart,  Traité  Elementaire  de  Minéralo* 
gie.  Paris,  1807.  T.  II.  pag.  264  — 275  en  pag.  35X. 
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aandacht  bij  den  mensch  terftond  wordt  opgewekt, 
en  cene  foort  van  genoegelijkheid  en  aangenaam  ge- 
voel bij  denzelven  veroorzaakt,  dewelke  mogelijk  wel 
gedeeltelijk  zullen  geboren  worden  door  het  bijko- 
mende en  als  onmiddelijk  aan  hetzelve  gehechte  denk- 
beeld van  deszelfs  hooge  waarde;  maar  toch  ook 
grootendeels  oorfpronkelijk  in  de  fchoone , alles  over- 
treffende, en  door  geen  ander  middel  te  evenarene 
kleur  en  gloed  van  dit  Metaal  gelegen  zullen  zijn.  In 
zijnen  natuurlijken  en  zuiveren  toefland  heeft  het  eene 
fchoone  gele  eenigzins  naar  het  roode  hellende  kleur, 
en  offehoon  het  fomtijds  meer  bleek , of  meer  naar  het 
roode  of  groene  fchijnt  over  te  hellen  , zoo  ontleent 
het  nogtans  deze  verfchillende  kleuren  niet  van  des- 
zelfs verfchillende  phyfifche  gefteldheid,  maar  meer 
van  eenige  bijgevoegde  vreemde  Metaalllof.  Deszelfs 
glans,  offehoon  zeer  aanmerkelijk,  moet  echter  voor 
het  Staal,  Zilver,  Kwik  en  de  Platina  onderdoen. 
Men  fchrijft  ook  nog  aan  het  Goud  eenige  doorfchij- 
nendheid  toe , daar  een  Goudblaadje , tusfehen  het 
oog  en  het  licht  geplaatst,  als  het  ware,  eenige  groen- 
achtige lichtftralen  fchijnt  door  te  laten,  hetwelk  nog- 
tans door  anderen  aan  de  breking  der  lichtftralen , 
door  de  kleine  reten  of  poriën  van  hetzelve  henen- 
gaande, wordt  toegefchreven.  Wanneer  het  Goud 
zuiver  is , heeft  het  geene  reuk  of  fmaak , en  ver- 
krijgt die  zelfs  niet  door  eenige  wrijving  of  verhitting. 
Het  fchijnt,  dat,  door  zijne  meerdere  digtheid  en 
vastheid , deszelfs  kleine  deden  niet  zoo  fpoedig  door 
de  lucht  worden  opgenomen,  of  aan  het  fpeekfel  me- 
degedeeld, zoo  als  zulks  bij  andere  Metalen  veel  ge- 
makkelijker plaats  heeft. 

Platheid  en  De  digtheid  van  het  Goud  munt  ook  boven  die  van 

zwaarte  van aue  Metalen,  behalve  van  de  Platina,  uit,  offehoon 

het  Goud.  . . ........ 

men  ten  aanzien  van  deszelfs  juiste  bepaling  nog  eenig- 
zins verfchilt.  Cronftedt  en  Wallerius  gaven, 
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deszelfs  zwaarte,  tegen  het  water  als  1,000 gerekend , 
op  19,640  aan;  Lewis  berekende  het  op  19,300 
tot  19,400;  Musfchenbroek  bevond  het  op 
19,238  — 19,521  tot  19,640,  terwijl  Fourcroy  het 
op  19,258  bepaalde.  Ook  de  daaromtrent  door  ons 
genomene  proeven  hebben  hetzelve  op  eene  zwaarte 
van  19,450  doen  fchatten;  offehoon  men  hetzelve,  in 
het  algemeen,  volgens  eene  gemiddelde  berekening, 
als  19J  maal  zwaarder,  dan  het  water  zal  kunnen  hou- 
den. De  onderfcheidene  bepalingen  van  deszelfs 
zwaarte  fchijnen  hunnen  oorfprong  te  hebben  in  de 
meerdere  of  mindere  zuiverheid  van  het  tot  dit  onder- 
zoek gebezigde  Goud  , en  ook , of  hetzelve  gegoten, 
dan  of  hetzelve  geflagen  is  geweest;  daar  ook  andere 
bijkomende,  dikwijls  gering  fchijnen  de  , omftandighe- 
den  op  dit  onderzoek  zeer  veel  invloed  hebben. 

Daar  een  nieuw  Nederlandsch  pond  overeenkomt  met 
de  zwaarte  van  eene  kubieke  palm  waters,  moet 
hieruit  volgen,  dat,  door  de  zoo  even  gemelde  meer- 
dere eigendommelijke  zwaarte  van  het  Goud , eene 
kubieke  palm  Gouds  eene  zwaarte  moet  hebben  van 
19!  Nederlandsch  pond. 

De  hardheid  van  het  Goud  houdt  eenigzins  het  mid-  Hardheid 
den  tusfehen  de  andere  Metalen;  zij  is  niet  aanmerke- van  bet  Goud. 
lijk,  en  moet  hierin  voor  het  Zilver,  Koper,  de  Plati- 
na en  het  ijzer  onderdoen ; waarom  het  ook  tot  on- 
derfcheiden  gebruik , als  munt,  fieraden  of  huishou- 
delijke gereedfehappen , altijd  met  eenig  ander  Metaal 
dient  te  worden  vereenigd , om  daardoor  eene  groo-  . 
tere  vastheid  te  verkrijgen.  Deze  hardheid  van  het 
Goud  kan,  gelijk  die  van  alle  andere  Metalen,  ver- 
meerderd worden  door  eene  te  zamenperfing  of  ha- 
mering  der  deelen , waardoor  hetzelve  harder,  veer- 
krachtiger, doch  tevens  ook  eenigzins  brozer  wordt. 

Door  eene  eenvoudige  verhitting,  tot  roodgloeijing 
toe,  wordt  nogtans  aan  het  Goud  deszelfs  vorige 
D 3 zaclit- 
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zachtheid  en  buigzaatnheid  weder  teruggegeven.  Om 
deze  zijne  zachtheid  bezit  ook  het  zuivere  Goud  wei- 
nige veerkracht,  en  is  dien  ten  gevolge  geen  gefchikt 
geluid- gevend  Metaal. 

Taaiheid  NiettegenPaande  deze  weinige  hardheid  van  het 
van  u ou  i qoucj  ^ js  deszelfs  taaiheid  desniettemin  wederom  zoo 
veel  te  aanzienlijker ; offchoon  het  van  het  Koper, 
Ijzer,  de  Platina  en  het  Zilver  hierin  wordt  overtrof- 
fen. Zoo  zal  een  Gouddraad,  van T'5  duim Rijnlandscli 
in  de  doorfnede,  500  oude  ponden  dragen  kunnen. 
Volgens  anderen,  zoude  een  Gouddraad, -van  3 liniën 
Parijfche  voetmaat  dikte  en  2 voeten  lengte,  meer  dan 
16  oude  Franfche  ponden  kunnen  dragen.  Of  ook  zal 
een  draad,  ter  dikte  van  2 nieuwe  Prepen,  een  ge-? 
wigt  torfchen  van  615, 21 6 nieuwe  ponden , zonder  te 
breken. 

Rekbaarheid  ^et  Goud  gaat  in  rekbaarheid  en  fniceribaarheid  bijl- 
en Smeedbaar. na  alle  denkbeelden  te  boven,  en  overtreft  daarin  zeer 
heid  van  her  waarfchynlijk  alle  andere  Metalen,  Het  Goud  kan 
immers  tot  zulke  dunne  bladen  gebragt  worden , dat 
zij,  volgens  Thomfon , Hechts  de  dikte  zouden  heb- 
ben van  0,00009  deelen  van  eene  nieuwe  Preep. 
Volgens  B o i 1 e , febijnt  de  dunte  van  het  bladgoud  on- 
geveer bepaald  te  kunnen  worden  op  0,00000119  van 
eene  palm,  en  volgens  Reaumur  op  0,00000.137. 
Fofrrcroy  geeft  op,  dit  men  Pellen  kan,  dat  het 
Goud  algemeen  tot  eene  65590  malige  uitgebreid*- 
heid  gebragt  kan  worden.  Wij  hebben  ook  bevon- 
den, dat  eene  vierkante  palm  bladgouds  een  gewigt 
beeft  van  0,025  van  een  wigt  je,  cn  dus  40  vierkan- 
te palmen  1 wigtje  moeten  wegen,  en  daar  verder  eene 
kubieke  palm  Gouds  19,5  malen  zwaarder  kan  gere- 
kend worden,  dan  eene  kubieke  palm  waters,  of  wel 
een  Nederlandsch  pond,  zoo  blijkt,  dat  het  blad- 
goud, naar  die  berekening , e£ne  dikte  van  0,00000128 
deden  van  eene  palm  heeft,  of  dat,  hetgeen  op  het- 
ze lf- 
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zelfde  neerkomt,  uit  eene  kubieke  palm  Gouds, 
of  19,5  Ned.  ponden  , 780000  vierkante  pateen 
bladgouds  kunnen  geilagen  worden.  Volgens  Thom- 
fon,  zouden  echter  uit  een  pond  Gouds  meer  dan  ééu 
millioen  vierkante  palmen  bladgouds  kunnen  geilagen 
worden.  Daar  nogtans  het  Goud,  hetwelk  bij  de  ver- 
gulding den  Zilverdraad  omgeeft , nog  maar  dikte 
van  het  bladgoud  heeft,  zoo  blijkt,  dat  in  dat  geval 
het  Goud  zich  nog  tot  eene  oneindig  dunnere  uitge- 
breidheid laat  uitrekken.  Een  oud  Fransch  Ons  Gouds 
zoude  eenen  draad  kunnen  bedekken  van  eene  lengte 
van 444 oude  Franfche  mijlen  , en  volgens  Tho  111  f o n , 
zouden  31  nieuwe  wigtjes  eenen  draad  kunnen  om  ge- 
ven van  meer  dan  aooo  nieuwe  mijlen  of  kilometers. 
Deze  dunne  Goudhuid,  die  den  Zilverdraad  omgeeft, 
vormt  als  het  ware  eene  aaneengefchakelde  ondoorfchij.- 
nende  buis,  die,  door  blootftelling  van  den  draad  aap 
eenig  Salpeterzuur , in  haar  geheel  kan  worden  daarge- 
fteld.  Volgens  berekeningen  van  VV  a 1 1 e r i u s , Réau- 
mur,Lewis,  Geffr oy  en  dergelijken,  zoude  één 
oud  grein  Gouds  tot  eenen  draad  van  meer  dan  500  ou- 
de Franfche  voeten  kunnen  getrokken  worden.  Ook 
zoude,  volgens  de  nieuweren,  van  eene  nieuwe  korrel 
Gouds  een  draad  van  meer  dan  80  nieuwe  ellen  lengte 
gemaakt  kunnen  worden. 


HOOFDSTUK  III. 

Werking  van  de  lucht , het  Water , de  Wanntefiof  9 
en  de  E lekt  rif che  en  Galvanifche  vlocijloffen 
op  het  Goud» 

Onder  al  de  Metalen  is  het  Goud  het  minst  vatbaar  Werking  van 
vooreenige  verandering  of  verwoesting  door  de  lucht;  «klucht  en  het 
hetzelve  bewaart  zijne  kleur  en  zijn’  glans  onver-.-ioud  °P  ’t 
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anderlijk , zelfs  na  het  verloop  van  vele  eeuwen,  en 
biedt  met  Houtheid  weerfland  tegen  de  alles  vernie- 
lende kracht  des  tijds.  De  Gouden  Harren , die  aan 
de  gewelven  van  de  voor  duizende  van  jaren  gedach- 
te Egyptifche  tempels  fchitterden,  zijn  nog  in  al 
haren  glans  en  luister  door  hedendaagfebe  reizigers  on- 
der de  voor  eeuwen  verwoeste  bouwvallen  hervonden. 
De  lucht  en  het  water  hebben , ieder  afzonderlijk  of 
ook  gemengd,  weinig  werking  op  het  Goud,  en 
wanneer  hetzelve  toevallig  zijnen  glans  mogt  verlie- 
zen, komt  dit,  of  van  de  befmetting  door  vreemde 
aangehechte  deelen , of  wel  van  de  mindere  zuiver- 
heid van  dit  Metaal.  Deze  befteudigheid  van  hetzel- 
ve is  ook  de  reden , waarom  men  zoo  dikwijls  andere 
Metalen  verguldt,  of  met  Goud  bedekt,  om  namelijk 
dezelve  niet  alleen  een  fchooner  aanzien  te  geven, 
maar  ook,  om  dezelve  daardoor  voor  de  inwerking 
van  de  lucht  en  andere  floffen  te  befcherraen  en  te  be- 
veiligen. Het  water  heeft  bovendien  geene  werking 
op  het  Goud,  al  is  het  ook,  dat  dit  Metaal  tot  eene 
gloeihitte  is  gebragt. 

Werking  van  Het  Goud  is  ook  een  goede  geleider  voor  de  Warm- 
is Gcu  ! °Pte^0^’  en  worclt  ook  door  hetzelve  tot  op  eene  zekere 
maat  uitgezet.  Het  gewone  vuur  der  Goudfmeden, 
of  der  fcheikundige  ovens,  is  niet  vermogend,  het 
Goud  van  natuur  te  doen  veranderen  , of  met  de  Zuur- 
Hof  te  doen  vereenigen;  maar  het  brengt  hetzelve 
Hechts  tot  eenen  vloeibaren  Haat, oftoefland  vanfmel- 
ting.  Het  wordt  weldra  vooraf  door  hetzelve  gloei- 
jend  gemaakt , en  wanneer  het  aldus  de  roodheid 
van  eene  heldere  gloeijende  kool  verkregen  heeft, 
fmelt  het  oogenblikkelijk  bijeen.  Hiertoe  is  eene  hitte 
benoodigd , door  Guiton  Morveau  berekend  op 
32°  naar  den  Pyrometer  van  Wedgwood,  die,  vol- 
gens The  nar  d en  anderen,  zouden  overeenkomen 
met  2304°  van  den  honderdgradigen  Thermometer, 
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volgens  Kastner  echter  Hechts  op  18350  berekend 
worden.  De  oppervlakte  van  het  Goud  vloeit  dan 
met  eene  zachte  groene  of  aquamarijne  kleur,  zonder 
dat  er  gedurende  de  fmelting  eenige  rook  of  damp  op- 
flijgt,  of  na  de  verkoeling  eenige  vermindering  in  ge- 
wigt  plaats  heeft.  Deze  groene  kleur,  die  als  een 
dampkring  het  vloeijende  Goud  omringt,  fchijnt  geens- 
zins , zoo  als  men  eertijds  vermoedde , van  eenig 
wegdampend  of  vervlugtigd  Goud  te  ontdaan,  maar 
van  eene  eigenaardige  breking  der  lichtftr&Ien  , door 
het  gloeijeiide  Goud  veroorzaakt,  voortgebragt  te 
worden;  hoedanig  eene  kleur  ook,  uit  het  doorlaten 
van  het  licht  door  dungeflagen  bladgoud,  opgemerkt 
kan  worden.  In  aarden  vaten  fmelt  het  Goud  met 
eene  verhevene  oppervlakte;  doch  bij  de  ftolling wordt 
deze  weder  meer  vlak  en  elfen  : bij  eene  langzame  ver- 
koeling kristallizeert?  het  in  kleine  vierhoekige  pira- 
miden of  regelmatige  achthoeken.  Deze  kristallen 
zijn  gemakkelijk  aan  te  wijzen,  wanneer  men,  gelijk 
wij  boven  bij  de  Metalen  reeds  hebben  opgemerkt, 
de  hovende  gedolde  oppervlakte  van  het  Goud  onder 
de  verkoeling  doordoot,  en  het  nog  vloeibare  gedeelte 
uitgiet,  wanneer  men,  11a  het  doorbreken  van  den 
klomp,  deze  kristallen  zeer  fchoon  kan  waarnemen. 
Het  Goud  verwijdert  zich  ook  aanmerkelijk  bij  de 
fmelting,  zelfs  meer,  dan  vele  andere  Metalen;  waar- 
door het  bij  de  verkoeling , niettegendaande  de  plaats 
hebbende  kristallizering,  weder  te  zamen  trekt,  en 
daardoor  minder  gefchikt  is , om  in  bepaalde  vormen 
gegoten  te  worden.  Men  dient  ook  nog  ten  opzigte 
van  de  fmelting  van  het  Goud  op  te  merken,  dat  het- 
zelve eene  meerdere  hitte  erlangen  moet,  dan  tot  des- 
zelfs  onmiddelijke  fmelting  benoodigd  is,  zoo  name- 
lijk de  noodige  rekbaarheid  en  weekheid  behouden  zul- 
len worden  ; want  wanneer  men  het  gefmolten  Goud, 
zonder  dezen  vertischten  graad  van  hitte , heeft  uitge- 
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goten,  of  in  geene  behoorlijk  verhitte  vormen  heeft 
laten  uitvloeijen , wordt  dit  Metaal  broos  en  breekt 
door  eenen  hamerflag,  bijna  als  een  half  Metaal,  in 
Rukken.  Het  is  nog  bovendien  eene  bekende  zaak, 
dat  kleine  Gouddeeltjes  of  vijlzel  van  dit  Metaal  zich 
bezwaarlijker  in  het  vuur  laten  vereenigen  of  bij- 
eenfmelten , dan  wel  grootere  Rukken  van  hetzelve ; 
zoodat  de  fmelting  van  deze  fijnere  deelen  meestal 
moet  worden  daargefield  door  bijvoeging  van  eenig 
gewoon  Borax  of  Salpeter,  dewelke  waarfchijnlijk , 
door  het  wegnemen  van  eenige  aanklevende  vreemde 
deeltjes  en  het  meer  gelijkelijk  verdeden  der  warm- 
teflof,  deze  fmelting  bevorderen  en  befpoedigen  zul- 
len. 

Vuurbefterv  Ue  vuurbeflendigheid  van  het  Goud  is  door  de 
digheid  van  het  onveranderlijkheid  in  de  gewone  fmeltvuren  niet  vol- 
dc°  Oudcn^ver- ^onSen  •>  en  offchoon  men  dit  denkbeeld  in  vroegere 
meend.  tijden  door  alle  proeven  zocht  te  Raven,  heeft  men 
nogtans  in  lateren  tijd , door  middel  van  het  hevige 
vuur  der  brandfpiegels , of  nog  meer  door  de  alles 
verwoestende  kracht  der  ontvlamde  ZuurRof-  en  Wa~ 
terfiof- lucht , deszelfs  vlugheid  en  verzuurbaarheid 
allezins  bewezen  Men  moet  buiten  twijfel  verbaasd 
zijn  over  het  geduld  en  de  aanhoudendheid , waar- 
mede vele  proefnemingen  ten  dezen  opzigte  zijn  in 
het  werk  gefield.  Kun  kei,  BoileenGastoC  1 a- 
veus  deden  eenige  maanden  lang  het  Goud  aan  het 
hevigfie  fmeltvnur  eenes  glasovens  blootfiellen,  zon- 
der dat  zij  nogtans  eenige  verandering  of  verminde* 
ring  bij  hetzelve  bemerkt  hadden.  Men  heeft  eene 
geheele  maand  lang  eenig  dun  geflagen  bladgoud  op 
een’  wrijffieen  met  water  laten  wrijven , om  het  te 
doen  veranderen  of  te  verzuren;  doch  te  vergeefs  1 
Ba ii mé  heeft,  gedurende  een  geheel  jaar,  eenig  tot 
poeder  gewreven  bladgoud  in  eenen  kroes  aan  een 
gefiadig  gloeivuur  blootgefield,  en  wel  onder  vrije 

toe- 


OP  HET  GOUD. 


59 


toetreding  van  de  dampkringslucht,  zonder  dat  het 
Goud  eenigzins  van  gedaante,  aard  of  gewigt  ver- 
anderd werd. 

Men  klom  nu  echter  tot  heviger  werktuigen  op ; 
weldra  verfchenen  de  Tfchirnhaufenfche  en  Trudaini- 
fche  brandfpiegels , en  men  zocht  het  edele  en  ftand- 
vastige  Metaal  aan  derzelver  alles  vernielenden  invloed 
te  doen  gehoorzamen.  Homberg  getuigt,  dat  hij 
met  den  Tfchirnhaufenfehen  brandfpiegcl  de  verving* 
tiging  van  het  Goud  in  dampen  heeft  waargenomen , 
en  dat  hetzelve  door  de  werking  van  denzelven  met 
een  violetkleurig  glas  bedekt  was  geworden.  Eenige 
jaren  daarna  bewees  de  groote  Macquer,  dat  het 
zuivere  Goud , bij  eene  heldere  zon , gedurende  een 
half  uur  aan  het  geweld  van  eeuen  grooten  brandfpie- 
gel  van  drie  oude  voeten  omtreks  blootgefteld , eenen 
damp  van  zich  gaf  tot  eenige  duimen  hoogte.  Hij 
plaatfte  een  zuiver  gepolijst  zilveren  ftaafje  boven 
den  van  het  Goud  opliijgenden  damp , wanneer  het- 
zelve met  een  beflag  werd  overtogen  en , na  eenige 
polijsting,  eene  genoegzaam  merkbare  vergulding  aan- 
toonde. Het  Goud  kwam  bij  deze  hitte  weldra  in 
eene  bijzondere  ronddraaijeride  beweging;  onderging, 
als  het  ware,  eene  koking;  verkreeg  eindelijk  eene 
doffe  matte  huid,  en  liet  in  het  midden  eenig  violet- 
kleurig glas  over.  Ook  het  voorwerp,  waarop  het 
Goud  geplaatst  was , werd  met  eene  purpervlek  over- 
togen; zoodat  het  allezins  waarfchijnlijk  is,  dat  het 
Goud  in  deze  hitte  verzuurd  kan  worden,  te  meer, 
daar  deze  purperkleur  ook  bij  andere  Goudverzurin- 
gen  veelal  geboren  wordt.  Men  ziet  dus  ook  hieruit, 
dat,  als  men  het  Goud  bij  zulk  eene  hooge  warmte* 
maat  gefmolten  houdt,  dat  hetzelve  in  die  kokende 
beweging  komt,  er  ligtelijk  eenig  verlies  door  de  daar- 
bij plaats  hebbende  onzigtbare  verdamping  te  vree- 
zen  is. 


Werking  der 
brandfpiegels 
op  het  Goud. 
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d^omvïamde  110£tans  ^et  Goud  voor  vervlugtiging  en  ver- 

Zuuiftof*.  en zuring  vatbaar  is,  is  in  latere  tijden,  door  de  aanwen- 
ding  van  de  Zuur  Hoflucht  op  de  te  gloeijene  voorwer- 
pen, allezins  voldongen.  Zoo  immers  hebben  L a v o i- 
fier,  Ehrman  en  anderen  het  Goud  geheel  doen 
vervliegen,  door  middel  van  eene  kunstmatige  ver- 
branding door  Zuurftoflucht,  en  ook  Thomfon  en 
Si  Uiman  hebben  het  Goud  doen  verbranden  door 
eenen  alles  overtrefteuden  gloed  van  ontvlamde  Zuur- 
itof-  en  Waterftofluchtj  bij  welke  verbranding  eene 
zoo  buitengewone  en  bijna  alles  overtreffende  warmte 
ontwikkeld  wordt,  dat  daardoor  het  Goud  in  zijnen 
zamenhang  geheel  ondermijnd  en  verftrooid  wordt, 
en , gedeeltelijk  vervlugtigd  , gedeeltelijk  als  een  ver- 
zuurfel,  wordt  afgefcheiden. 

Werking  van  Frankiin  en  Comus  hebben  reeds  in  1773  op- 
de Eïektnfciir  gremerfct  dat  het  Goud , tusfcheii  twee  kaarten  of 
fcbe  vioeiftof  glazen  platen  geplaatst,  en  aan  de  Elektrieke  uitbars- 
op  het  Goud.  ting  blcotgefteld , veranderd  werd  in  eene  violetkleu- 
rige (tof,  en  dus  een  Goudverzuurfel  daarftelde.  Dit 
verfchijnfel  werd  nogtans  in  die  tijden  flechts  aan  eene 
fijne  verdeeling  der  Gouddeelen  toegefchreven , tot 
dat  de  geleerde  van  Ma  rum,  door  de  blikfemen- 
de  kracht  van  het  kolosfale  Teilcrfchc  Elektrizeer- 
werktuig,  het  vuurvaste  Goud,  als  een  gewoon  ont- 
brandbaar ligchaam  , met  eene  fchoone  groene  vlam 
deed  verbranden , hetzelve  allen  Metaalglans  deed  ver- 
liezen en  geheel  in  een  purperachtig  verzuurfel  ver- 
ipreiden  en  overgaan.  Ook  deze  gewigtige  verbran- 
ding, door  middel  van  de  Elektrieke  vloeiftof,  had 
plaats  in  de  YVaterfloflucht , en  in  meer  andere  lucht- 
foorten , die  weinig  Zuurftof  inhielden , cn  dus  de 
verbranding  niet  zeer  begunstigden ; deze  werd  nog- 
tans zeer waarfchijnlijk  in  dezelve  volbragt,  doormid- 
del van  de  weinige  waterdeelen  , die  nog  in  deze  lucht- 
foorten  voorhanden  waren , en  die  , door  derzelver  ont- 
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leding  en  daardoor  vrijgewordene  Zuurdof,  de  verbran- 
ding van  bet  edele  Metaal  begunstigden.  Guit  on 
Morveau  bevond  intusfchen,  dat  deze  verzuring 
geene  plaats  had  in  eene  luchtledige  ruimte  ; doch , bij 
iedere  bijvoeging  van  een  gering  gedeelte  dampkrings- 
lucht, werd  er  een  weinig  purperachtig  verzuurfel  gebo- 
ren; terwijl  er,  zonder  dezelve , flechts  kleine  Metaal- 
kogeltjes  bij  den  fchok  verfpreid  werden.  De  ondervin- 
ding heeft  bovendien  ook  geleerd,  dat  de  blikfem  , in 
gebouwen  of  andere  plaatfen  inflaande , de  vergulde 
gedeelten  van  dezelve  met  eene  even  gelijke  purper- 
kleur verwt,  als  bij  de  werking  der  kunstelektriciteit 
wordt  waargenomen.  Ook  de  opgehoopte  Galvani- 
fche  (lof  doet  eenen  Gouddraad  gemakkelijk  ontvlam- 
men , en  tot  een  purperachtig  verzuurfel  overgaan. 
Deze  Goiidverzuurfels , op  bovengenoemde  wijzen  ver- 
kregen , fchijnen  tot  de  eerde  verzuurfels  te  behooren; 
zij  zijn  ook  door.  de  warmte  en  het  licht  gemakke- 
lijk te  herdeden , tenzij  zij  niet  tot  eenen  glasachti- 
gen  daat  zijn  overgegaan.  Uit  dit  alles  blijkt  dus, 
dat  de  aleer  zoo  geroemde  vuurvastheid  en  onverzuur- 
baarheid  van  het  Goud  niet,  dan  onder  zekere  bepa- 
lingen , moet  worden  aangenomen;  daar  de  latere, 
door  meer  vermogende  Natuur-  en  Scheikundige 
krachten  in  het  werk  gedelde , proefnemingen  deze 
deiling  niet  meer  in  haren  geheelen  omvang  gedoogen. 


HOOFDSTUK  IV. 

Werking  van  de  zuren  op  het  Goud, 

De  rang  der  fcheikundige  betrekking  of  verwant-  R3n2  van 
fchap,  volgens  welken  zich  het  Goud  met  andere  verwamfehap 
ligchamen  verbindt,  wordt  n^t  overal  gelijkelijk  op‘Van  hetGüUc^ 
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gegeven.  Op  den  vochtigen  weg  zoude  deze  vet- 
wantfchap  zicli  gewoonlijk  bepalen  in  dc  volgende 
orde:  Aether,  Zoutzuur,  Salpeter- zoutzuur.  Salpe- 
terzuur, Zwavelzuur,  Arfenikzuur,  Vloeifpaathzuur * 
Phosphorzuur,  Vetzuur,  Berlijiisblaauwziiur , vast 
Loogzout  en  vlug  Loogzout.  Op  den  droogen  weg , 
of  door  tusfchenwerking  van  het  vuur,  wordt  de 
volgende  orde  aangewezen : Kwik  , Koper , Zilver , 
Lood,  Bismutli , Tin,  Spiesglans,  Ijzer , Platina, 
Zink,  Nickel,  Arfenik,  Kobalt,  Bruinfteen  en  Zwa 
vel;  dat  is,  het  Goud  verbindt  zich  zoo  Veel  te 
gemakkelijker  met  de  opgenoemde  ligchamen,  naar 
mate  dezelve  hier  in  rang  het  eerde  genoemd  zijn , 
zoodanig  zelfs,  dat  eene  vereeniging  van  het  Goud 
met  de  laatden  door  de  eerden  veelal  weder  ver- 
broken wordt.  Aan  dit  denkbeeld  van  voldrektc 
rangfehikking  moet  echter  niet  te  veel  gehecht  worden , 
uit  hoofde  eene  latere  ondervinding  geleerd  heeft, 
dat  zeer  vele  omdandigheden  deze  kracht  van  ver- 
wantfehap  kunnen  wijzigen  en  geheel  doen  verande- 
ren. Men  fchijnt  het  intusfehen,  volgens  de  nieuwere 
Scheikunde , van  meer  belang  te  houden , om  de  ware 
Atomidifche  getallen  der  ligchamen  of  gronddoffen 
op  te  geven,  uit  dewelke  blijkt,  in  welke  evenredig- 
heid deze  ligchamen  of  doffen  zich  met  andere  ins- 
gelijks  bekende  evenredigheden  van  andere  doffen 
verbinden.  Daar  echter  dezelve  nog  niet  ten  aan- 
zien van  alle  icheikundige  voorwerpen  geheel  vol* 
dongen  zijn , en  men , in  het  bijzonder  opzigtelijk  het 
Goud , nog  geene  beflisfende  proeven  fchijnt  geno- 
men te  hebben,  zoo  zijn  de  geleerden  over  de  even- 
redige verbinding  van  deze  dof  nog  niet  eendemmig 
geworden.  De  Hr.  van  Mons  geeft  dit  getal  op 
als  125,  de  Hr.  Brandes  als  97,  beide  echter  de 
Zuurdof  op  7,5  berekend  hebbende;  doch  deze  ge- 
tallen, in  overeenkomst  met  de  berekening  van  de 
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Ziiuritof,  op  10  gebragt,  zoude  dat  van  van  Mons 
op  1 66,66,  en  dat  van  Brandes  op  120,33  moeten 
berekend  worden.  Thenard  geeft  nogtans  dit  ge- 
tal op,  naar  de  Zuurftof  op  10  berekend,  als  181,16, 
Berzelius  op  248,6,  waarmede  overeenkomt  dat 
van  Thomfon  op  248,75,  terwijl  Pe  11e tier  naar 
latere  ontledingen  hetzelve  bepaalt  op  299,3. 

Ten  opzigte  van  de  Zuren,  toont  het  Goud  weder  Werking  vsn 
eene  vastheid  en  moeijelijke  oplosbaarheid,  die  het~het^oud  °P 
zelve  ook  daardoor  weder  met  regt  den  naam  van  Edel 
doet  toekomen.  Wanneer  nogtans  het  Goud  eenmaal 
in  zijn  oplosmiddel  verzuurd  en  opgelost  is,  en  daar- 
uit, door  middel  van  loogzouten  of  aarden,  als  een 
verzuurfel  ter  nedergeploft  wordt,  zoo  laat  zich  dit 
verzuurde  Goud  in  andere  zelfs  zwakkere  zuren  op- 
losfen.  Zoo  immers  zijn  dan  het  Phosphorzuur,  A- 
; zijnzuur,  Benzoëzuur  en  anderen  in  llaat,  om  met 
I het  Goud  fcheikundigè  verbindingen  aan  te  gaan. 

De  algemcene  kenfchetfende  eigenfchappen  dezer  ver- 
fchillende  Goudzouten  of  Goudverbindingen  worden 
als  de  volgende  opgegeven:  zij  zijn  meestal  oplosbaar 
in  water , en  vormen  gewoonlijk  donker-  gele  oplos- 
fmgen;  de  Pruisfischzure  Potaschoplosling  (Ferro-cy- 
ianas  Potasfae)  ploft  dezelve  wit-  geelachtig  neder; 

Ihet  Galnotenzuur  kleurt  dezelve  groenachtig,  en 
Ifcheidt  een  bruin  poeder  af ; het  Zoutzure  Tin  geeft 
'met  dezelve  een  purperkleurig  nedernlofftl , terwijl 
het  Zwavelzuur  Ijzer  (Protofulphas  Ferri)  het  Goud 
uit  dezelve  in  zijnen  Metaalftaat  affcheidt. 

Plet  Zwavelzuur,  of  de  Zwavelachtige  zuren  ver-  werking  van 
mogen  bijna  niets  op  het  Goud  in  zijnen  metallieken het  Zwavel, 
fland;  het  Goudverzuurfel  wordt  echter  in  verdund  salpaerziiurr 
Zwavelzuur,  doormiddel  van  warmte,  opgelost.  Dit 
vocht  is  dan  geel,  heeft  eenen  zeer  zamentrekken- 
den  fmaak , bevat  gemeenlijk  eene  overmaat  van  zuur, 
en  fchijnt  voor  kristallizering  niet  vatbaar  te  zijn. 

Het 
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Het  zuivere  Salpeterzuur  zoude  ook  niets  van  dit 
Metaal  oplosfen,  offehoon  fommige  venneenen , dat 
een  zeer  zamengedrongen  zuur,  wanneer  het  tevens 
in  eene  aanmerkelijke  hoeveelheid  voorhanden  is,  ge* 
paard  met  eene  hevige  koking  en  verre  uitdamping  , 
eenige  weinige  deelen  Gouds  zoude  kunnen  opnemen. 
Volgens  fommigen  zoude  deze  oplosfing  veroorzaakt 
worden,  doordien  alsdan,  of  eenig  rookend  Salpe- 
terzuur genomen  is,  of  dat  wel  het  Salpeterzuur 
door  de  llerke  hitte  eenigzins  ontleed  is  geworden, 
eenige  Zuurftof  aan  het  Goud  heefc  afgeftaan , en 
daardoor  tevens  eenig  Salpetcrigzuur  ontwikkeld  is, 
hetwelk  op  het  Goud  eenig  oplosfend  vermogen 
zoude  hebben.  Het  Goud  wordt  intusfchen  tot 
eenen  (laat  van  verzuurfel  gebragt,  in  het  Salpeter- 
zuur gemakkelijk  opgelost,  en  Helt  een  Salpeterzuur 
Goud  daar,  hetwelk  eene  donkere,  oranjekleurige, 
zeer  zamentrekkende  en  niet  kristailizeerbare  Hof  op- 
levert, welke  door  de  warmte  gemakkelijk  weder  te 
ontleden  is,  onder  ontwikkeling  van  het  Salpeter- 
zuur en  herfteliing  van  het  Goud.  Ook  door  ver- 
dunning met  water  laat  dit  Salpeterzuur  Goud  groo- 
tendeels  weder  zijn  verzuurfel  nedervallen , uit  het- 
welk ook  de  geringe  betrekking  van  het  Goud  tot( 
het  Salpeterzuur  genoegzaam  blijkbaar  is.  Dit  Sal- 
peterzuur Goud  bereidt  men,  of  door  het  Goudver- 
zuurfel  in  een  matig  verdund  Salpeterzuur  op  te  los- 
fen  , of  door  eene  oplosfing  van  Salpeterzuur  Zilver 
met  die  van  Zoutzuur  Goud  te  vereenigen  , waardoor 
het  Zilver,  zich  van  het  Zoutzuur  vermeesterende , 
tot  een  onoplosbaar  Zoutzuur  Zilver  wordt  afgefchei- 
den,  en  het  Salpeterzuur  Goud  opgelost  overblijfu. 

Weikirsrvan  Het  gewone  oplosmiddel  van  het  Goud,  bij  de, 

het  SaJreter-  oucjen  reeds  bekend  , is  het  zoogenaamde  Koningswa- 

Zoutzuur.  ^ n , . 

ter,  Goudlcheiwater,  ontltaande  uit  eene  vermenging 

van  Zoutzuur  en  Salpeterzuur,  hetwelk,  of  door  011- 
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nftddeliikc  zamenvoeging  van  deze  beide  vloeiftofien , of 
door  bijvoeging  van  Zoutzuur  bevattende  middenzou- 
ten  bij  het  Salpeterzuur,  verkregen  wordt.  Oftehoon 
mi  deze  zuren  ieder  afzonderlijk  niet  vermogten  het 
Metallieke  Goud  op  te  losfen , zoo  befchouwde  men 
desniettemin  het  Zoutzuur  als  de  eigenlijk  het  Goud 
opiosfende  zelfstandigheid;  en  om  dit  te  kunnen  ver- 
rigten , moest  dit  zuur  met  eene  meerdere  maat  van 
7 uurftof  voorzien  zijn , dan  het  in  deszelfs  gewo- 
nen toeftand  bevatte.  Het  Salpeterzuur,  als  rijk  aan 
dit  verzurend  beginfel,  deelt  nu  te  dien  einde  zijne 
Zuurftof  aan  het  Zoutzuur  mede,  wordt  daardoor  tot 
Salpeterigzuur  gebragt,  terwijl  het  Zoutzuur  tevens 
tot  eenen  verzuurden  Haat  overgaat,  en,  met  het 
overige  Salpeterzuur  als  vereenigd,  in  eenen  zeer  za- 
mengedrongenen  toeftand  wordt  daargefteld. 

Men  is  , ter  vervaardiging  van  dit  Koningswater , niet  Bere^in* 
van  een  gevoelen,  en  alle  voorgefchrevene  mensfels vrui  £et  Salpe* 
zim  niet  even  werkzaam  ; de  meeste  voorfchriften  fchij-  voor  de  oplos- 
nen  echter  over  te  hellen  , om  3 deelen  matig  fterk  Sal-^dvan  het 
peterzuur  van  30°  a 35»  met  1 deel  rookend  Zoutzuur G°U  * 
van  26°  a 28°  te  vereeirigen.  De  Bataaflche  Apo- 
theek beveelt,  ter  bereiding  van  dit  Scheivocht,  * 
deelen  Salpeterzuur  met  4 deelen  Zoutzuur  aan.  Du- 
portal  en  Pel  le  tier  raden  1 deel  Salpeterzuur  van 
40°  , en  4 deetén  verdund  Zoutzuur  van  12°,  welke 
evenredigheid,  van  de  gewone  voorfchriften  zeer  af- 
wijkende, desniettemin  eene  bijzondere  opmerking  ver- 
dient. De  vereeniging  van  deze  zuren  dient  in  de 
koude  te  gefchieden , de  flesfehen  moeten  te  dien  ein- 
de bij  de  vereeniging  in  koud  water  of  fneeuw  geplaatst, 
en,  wel  gefloten,  op  eene  koele  plaats  bewaard 
worden.  Sommige  raden  te  regt  aan,  om  dit  meng- 
fel  niet  bij  voorraad  gereed  te  hebben,  maar,  bijdeop- 
losfing  van  het  Goud,  eerst  het  Salpeterzuur  op  dit 
Metaal  te  gieten , en  dan  daarna  het  Zoutzuur  er  bij  te 
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voegen,  wanneer  de  werking,  om  de  dan  minder  verlo- 
ren gegaan  zijnde  gezuurde  Zoutzure  deden*  zooveel 
te  Kerker  en  voordeeliger  zijn  zoude.  In  plaats  van 
het  Zoutzuur,  kan  men  zich  ook  van  de  Zoutzure  mid- 
denzouten , en  vooral  van  de  Zoutzure  Ammonia  be- 
dienen, waarvan  men  dan  i deel  van  hetzelve  met 
4 deelen  Salpeterzuur  vereenigt,  of  wel  zoo  vele 
Zoutzure  Ammonia  bij  het  Salpeterzuur  voegt,  als 
daarvan  in  de  koude  behoorlijk  kan  worden  opgelost. 

Werking  van  Buiten  het  zoogenaamde  Koningswater,  laat  zich 
Z^V?vur  Urde  rm  °°k  ^et  ^ouc*  ^zonderheid  oploslen  in  het  Ge- 
zuurde Zoutzuur  (Acidum  Muriaticum  Oxygenatum), 
hetwelk  als  de  grondflag  van  het  zoo  even  genoemde 
öcheivocht  te  befchouweii  is,  en  als  zoodanig  in  ee- 
nen  meer  zuiveren  Kaat  kan  befchouwd  worden.  Door 
het  gewone  Zoutzuur  te  vereenigen  met  een  Metaal- 
verzuurfel,  als  b.  v.  zwart  BruinKeeiiverzuurfel,  rood 
Kwik-  of  Loodverziuirfel  en  dergelijken , wordt  het- 
zelve, naar  het  gewone  vroegere  gevoelen,  in  eenen 
meer  verzuurden  toeKand  gebragt,  en  door  de  over- 
haling  als  zoodanig  afgefcheiden.  Als  men  nu  in  eene 
met  deze  Gezuurde  Zoutzure  lucht  gevulde  flesch  eeni- 
ge  blaadjes  Goud  werpt,  zullen  deze  oogenblikkelijk 
verdwijnen,  en  er  zal,  bij  de  verdere  verzadiging,  eene 
donkere  Goud -gele  Zoutzure  Goudoplosfing  worden 
* daargeKeld.  Of  men  kan  ook  deze  oplosfing  veroorzaken, 
door  in  eene  flesch  eenig  bladgoud  met  6 deelen  wa- 
ter te  vermengen,  en  alsdan  door  dit  mengfel  genoeg- 
zame Gezuurde  Zoutzure  lucht  te  doen  henen  ftroo- 
men.  De  Gezuurde  Zoutzure  lucht  zoude  zelfs  bij 
deszelfs  aanraking  onmiddelijk  het  Goud  doen  verbran- 
den; doch  bij  eene  zeer  drooge  lucht  is  mij  de  ver- 
branding van  het  geheel  zuivere  Goud  niet  gelukt,  al- 
hoewel zelfs,  gelijk  mij  eene  vroegere  ondervinding 
in  dezen  bij  de  verbranding  der  Metalen  in  deze  lucht 
geleerd  had,  de  zeer  dunne  Gouddraden  met  bladtin 
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omWonden , en  met  poeder  van  Spiesglans  bedrooid 
waren.  Er  had  flechts  bij  deze  vereeniging  eene  ge- 
ringe gloeijing  en  verzuring  plaats ; offchoon  nogtans 
bij  minder  zuiver  Goud,  volgens  van  Meerten,  de- 
ze verbranding  beter  fchijnt  te  gelukken.  (*)  Zoo  fchie- 
lijk  een  plaatje  Gouds  aan  deze  lucht  wordt  blootge- 
Held,  wordt  het  terftond  dof,  en  zoo  er  eenige  wa- 
terdeelen  in  deze  lucht  voorhanden  zijn,  druppen  ef 
weldra  goud-gele  druppen  van  de  gevormde  Goud- 
oplosfing  op  de  randen  van  de  flesch  af* 

Volgens  de  meeste  nieuwercn , beHaat  het  gewone  Met  gtvos* 

Zoutzuur  niet  uit  eene  eigene  tot  nog  toe  onbekende !en  c‘er  meu“ 

„ ^ weten  omtrent 

GrondHof  en  de  Zuurftof , en  het  Gezuurde  Zoutzuur  je  voin  ing 

wordt  niet  daargedeld  door  eene  meerdere  verzuring van  het  Ko* 
van  het  gewone  Zoutzuur;  maar  dit  laatfte  zoude  eene  ,ur'Sswa‘-eu 
eigene  oorfpronkelijke  GrondHof  zijn,  Chlore  ge- 
naamd, die,  of  luchtvormig,  of  in  water  opgelost  * 
het  te  voren  zoogenaamd  Gezuurd  Zoutzuur  zoude 
daardellen.  Het  gewone  Zoutzuur  is , volgens  dat  ge- 
voelen, een  Water  Ho  ffig  zuur,  doordien,  door  eene 
vereeniging  van  deze  Chlore  met  de  WaterHof,  een  Wa-  • 
terdoffig  Chlorinezuur  gevormd  wordt.  Het  Goud  is 
verder,  volgens  hen,  alleen  oplosbaar  in  de  Chlore, 
zoodat  het  gewone  Zoutzuur  of  WaterHoffig  Chlori- 
nezuur  tot  Chlore  gebragt  moet  worden,  voor  het  de- 
ze oplosfing  kan  bewerkHelligen  , hetwelk  bijzonder 
gemakkelijk  gefchiedt  door  bijvoeging  van  eenig  Salpe- 
terzuur, wanneer  namelijk  een  gedeelte  ZüurHof  van 
hetzelve  zich  terdond  vermeestert  van  een  gedeelte 
WaterHof  van  het  Zoutzuur,  en  Water  en  Chlore 
doet  geboren  worden  , die  beide  met  het  overige  niet 
ontlede  Salpeterzuur  vereenigd  blijven*  Wanneer  nu 

het 

| (*)  Algemeene  Kunst*  en  Letterbode,  1806,  K°.2oen2U 
jDver  de  verbranding  van  eenige  ligchaqaen  in  het  Over® 
iïuurd  Zoutzuur  gas. 
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het  Goud  aan  de  zuivere  Chlore , of  Gezuurde  Zoutzure 
lucht  wordt  blootgefteld,  fchijnt  het  daarvan  niet  terftond 
re  worden  aangetast;  doch  deze  Chlore  Hechts eenigen 
waterdamp  bevattende,  of  in  water  opgelost  zijnde, 
of  als  een  Salpeterzuur  Chloremengfel  aangewend, 
heeft  er  terftond  eene  ontleding  van  het  water  en  ce- 
ne  oplosfing  plaats  ; de  Zuurftof  van  het  water  ver- 
eenigt  zich  met  het  Goud,  en  de  Waterftof  met  de 
Chlore , waardoor  het  aldus  verzuurde  Goud  in  het 
tevens  gevormd  Waterftoffig  Chlorinezuur  wordt  op- 
gelost. Brandes  vermeent,  dat,  zoo  Bladgoud 
door  Chlorelucht  wordt  opgenomen,  er  een  Chlore* 
houdend  Goud  (Chloruretum  Auri)  geboren  wordt, 
beftaande  uit  gelijke  atomen  Goud  en  Chlore;  ter- 
wijl, wanneer  deze  ftof  in  water  wordt  opgelost, 
er  een  Waterftoffig  Chlorinezuur  Goud  (Hydrochlo- 
ras  Auri)  zoude  ontftaan,  die  uit  i atoom  Goud.  i 
atoom  Zuurftof  en  i atoom  Waterftoffig  Zoutzuur 
zoude  zijn  te  zamengefteld.  Pel  le  tier  houdt  deze 
Goudoplosfing  niet  voor  eene  Waterftoffige  Chlori- 
nezure  Metaaloplosfing,  maar  voor  eene  drievoudige 
vereeniging  van  de  Chlore  met  het  Goud,  of  wel  in 
den  ftaat  van  een  Perchloruretum ; zoodat  hij  het  ge- 
wone Chlorureet  bepaalt  op  i atoom  Goud  en  i atoom 
Chlore,  of  299  en  44  deelen ; terwijl  hij  deze  oplos- 
fing befchouwt  als  eene  vereeniging  van  1 atoom  Goud 
en  3 atomen  Chlore,  of  299  Goud  en  132  Chlore. 
Berzelius  geeft  tweederlei  Goudverbindingen  op, 
namelijk,  eene  verbinding  van  het  volkomen  Goud- 
verzuurfel  met  het  Zoutzuur  (Murias  Auricus) , be- 
itaaude  uit  1 atoom  Goud,  3 atomen  Zuurftof  en  3 a- 
tomen  Zoutzuur,  en  eene  tweede  verbinding  van 
het  eerfte  Goudverzuurfel  (Murias  Aurofus),  be-  j 
ftaande  uit  1 atoom  Goud , 1 atoom  Zuurftof  en  1 a- 
toom  Zoutzuur.  Voor  het  overige  wordt  in  het  al- 
gemeen de  Zoutzure  Goudoplosfing  van  de  meesten 

ge- 


OP  HET  GOUD. 


69 


gemeenlijk  gehouden  voor  eene  eenvoudige  Zoutzure 
of  Waterftoffige  Chlorinezure  verbinding  (Murias  of 
IJy  irochloras  Auri)  , beftaande  uit  1 atoom  Zoutzuur, 
of  Waterftoffig  Chlorinezuur  en  1 atoom  Goud. 

Om  het  Goud  behoorlijk  in  voornoemd  Scheivocht  Hoe  het 
op  te  losfen,  neemt  men  het  Goud,  of  tot  dunne ophete 
plaatjes  geflagen , of  als  vijlfel,  of  bij  kleinere  hoe-  losfen  — en  ei. 
veelheden  als  bladgoud,  overgiet  het  meé  hetzelve , Jjg^e^Zout- 
en  fielt  het  aan  eene  zachte  warmte  bloot,  wanneer, zuur  Goud. 
onder  eenige  ontwikkeling  van  luchtbellen,  het  Goud 
weldra  zal  verdwijnen  en  opgelost  worden.  Deze  op- 
losfing, genoegzaam  verzadigd,  fielt  een  donker  goud- 
geel vocht  daar,  hetwelk  zeer  bijtend  en  wrang  van 
fmaak  is;  het  vervvt  vele  dierlijke  en  andere  ftoffen 
met  eene  purperkleur , en  levert , bij  de  verdere  ver- 
damping, fchoone  goud-gele,  onregelmatige,  naalds- 
wijze,  veelal  ook  prismatifche,  vier-  of  achthoekige 
kristallen  op.  Deze  kristallizering  wordt  zeer  bevor- 
derd door, bij  de  tot  opde  helft  uitgedampte  oplosfing, 
eenigen  wijngeest  te  voegen.  Deze  kristallen  ver- 
vloeijen  zeer  gemakkelijk  in  de  lucht,  ja,  men  heeft 
waargenomen,  dat  zij,  gedurende  den geheelen zomer, 
des  morgens  vervloeijen  en  des  avonds  weder  tot  hun- 
nen vorigen  Haat  overgaan.  Hun  fmaak  is  ftroef, 
bitterachtig , niet  echter  zoo  metaalachtig , als  wel  de 
Zilver-  en  Kwikzomen.  Deze  kristallen  zullen  waar- 
fchijnlijk  beftaan  uit  1 atoom  Goud , 1 deel  Waterflof- 
fig  Chlorinezuur  en  1 deel  Kristallizatiewater.  Wan- 
neer deze  kristallen  verder  uitgedampt  worden,  laten 
zij  het  Zoutzuur  varen,  en  het  Goud  blijft  als  een 
geelachtig  poeder  terug,  hetgeen  bij  verdere  hitte 
van  zelf  wederom  tot  metalliek  Goud  bijeen  fmelt. 

In  eenen  kromhals  , zacht  overgehaald , heft  zich  een 
gedeelte  Zoutzuur  Goud  en  Gezuurd  Zoutzuur  op , en 
het  overige  Zoutzuur  Goud  blijft  in  eenen  poreufi  n 
(laat  zonder  eenigen  glans  over.  Over  deze  oplosfing 
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van  bet  Goüd  in  het  Salpeter -Zoutzuur,  alsmede  over 
de  werking  van  verfcfyiJiende  ftofFen  op  deze  oplosfing, 
heeft  onlangs  de  geleerde  Peil e tier  zeer  belangrijke 
proeven  genomen,  dewelke  nogtans,  meestal  tot 
het  meer  afgetrokkene  fcheikundig  onderzoek  van  het 
Goud  betrekking  hebbende,  hier  niet  in  hunnen  ge- 
beden om  vang  kunnen  worden  medegedeeld;  doch 
waarvan  ter  zijner  plaats  met  een  enkel  woord  zal 
melding  worden  gemaakt,-  (*) 

Stil  oploF-  Buiten  deze  gewone  oplosfing  in  Salpeter- Zoutzuur, 
Goud.  Va”  1 f wordt  ook  fomwijlen  een  zoogenaamd  ftil  oplosmiddel 
van  het  Goud  aangewend,  hetwelk  wordt  daargefteld, 
door  fijn  verdeeld  Goud  of  bladgoud  met  een  mtngfel 
van  gelijke  deden  Aluin  , Salpeter  en  gewoon  Zout  in 
water  te  koken,  wanneer  het  Goud  weldra  verdwijnt 
en  opgelost  wordt,  uit  hoofde  er,  door  de  vereeni- 
ging  van  die  ftolfeu,  eene  foort  van  Salpeter- Zout- 
zuur ontftaat,  naardien  het  Zwavelzuur  van  den  A- 
luin  het  Salpeterzuur  van  het  Salpeter  en  het  Zout- 
zuur van  het  Zout,  bij  deze  vereeniging,  fchijnt  te 
doen  vrij  worden. 

Affcheiding  Het  Goud  kan  uit  deze  zijne  Zoutzure  oplosfing 
van  het  Goi  d wecjer  door  oiiderfcheidene  ftofFen  worden  uitgefchei- 
josfinginZout-den.  Deze  bepalen  zich  voornamelijk  tot  de  Loog- 
*wr.  zouten , Aarden  , Metalen  , Brandbare  en  andere  Mid- 

denzoutige  Stoften.  De  Loogzouten  en  Aarden,  als 
in  het  algemeen  eene  meerdere  verwamfehap  tot  de 
Zuren,  dan  wel  tot  de  Metalen,  hebbende,  fcheiden 
ook  in  dit  geval  het  opgeloste  Goud  en  wel  in  eenen 
verzuurden  toeftand  af;  of  fchijnen  zich  ook  welde 
vaste  Loogzouten  met  dezelve  tot  driedubbele  ver- 
bindingen van  Zoutzuur,  Goud  en  Loogzout  te  ver- 

eeni- 

f*)  Anraïes  de  Chimie  et  Phyfique,  tSso.  Trm.  XV. 
p.  i.  etc.  F lies  pour  sefv^ir  a i?  uistoire  de  1’or,  par  Mr« 
J.  Bellener, 
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eenigen.  Door  ecne  overmaat  van  het  vasLe  Loog- 
zout neemt  het  vocht  eene  meer  purperachtige  kleur 
aan , en  wordt  niet  alleen  het  nederploffel  veel  moeije- 
lijker  gevormd,  maar  laat  zich  het  reeds  gevormde 
nederploffel  bijna  weder  door  nieuwe  bijvoeging  van 
Loogzouten  oplosfen.  Ook  ontleden  de  bijtende  Pot- 
asch,  Soda  en  Zwaaraarde  minder  gemakkelijk  het 
Zoutzuur  Goud , dan  wel,  zoo  zij  met  eenig  Kolen- 
zuiir  verbonden  zijn.  De  vaste  Loogzouten  hebben 
in  het  algemeen  eene  zeer  verfchillende  werking  op  de 
Zoutzure  Goudoplosfing,  afhangende  van  de  meerde- 
re of  mindere  bijgevoegde  hoeveelheid  van  dezelve, 
meerderen  of  minderen  (laat  van  zuiverheid  en  derge- 
iijken  meer.  Omtrent  de  nederploffing  van  deze  Goud- 
oplosfmgen  door  Loogzouten  en  Aarden  , heeft  Pel  le- 
der, in  de  ftraks  genoemde  verhandeling,  vele  be- 
langrijke daadzaken  aangetoond,  waarvan  de  hoofd- 
zaak daarop  nederkomt,  dat  hij  vermeent,  dat  het 
Goud,  in  dezen  toeftand  van  volkomen  verzuurfel, 
tot  eenen  zuren  Haat  overgaat,  en  uit  dien  hoofde 
met  de  Loogzouten  een  Goudzuur  Middenzout , (Au- 
ras  Potasfae  vel  Sodae)  vormt,  dat  als  zoodanig  in 
het  water  opgelost  blijft;  hoedanig  een  toeftand 
van  Zuurwording  en  Loogzoutige  vereeniging  bij  het 
Spiesglans,  Tin  en  andere  Metalen  reeds  voormaals 
is  opgemerkt.  Hij  befchouwt  daarom  ook  het  Goud 
als  een  Negatief  Elektrisch  ligchaam , uit  hoofde  des- 
zeifs  verzuurfels  eene  meerdere  neiging  tot  eenen  Zu- 
ren ftaat  hebben,  dan  wel  om,  als  het  ware,  grond- 
flagen  van  vereenigingen  voor  andere  Zuren  te  vormen. 

Het  Goudverzuurfel , hetwelk  door  de  Loogzou-  Coudver* 
ten  uit  deze  voornoemde  oplosfing  wordt  afgefchei»2uwireis# 
den,  is  een  bruin- geel  nederploffel,  hetwelk,  na  be- 
hoorlijke afwasfching,  donker- rood  van  kleur  wordt, 
zonder  eenigen  fmaik  en  in  water  onoplosbaar  is;  het 
heefc  tovaidien  ,3  aan  gewigt  toegenomen,  van  we- 
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ge  de  opgenomene  hoeveelheid  Zuurdof , welke  het 
echter  door  middel  der  fmelthhte  weder  fpoedig  varen 
laat,  en  het  Goud  in  deszelfs  Metalliekeu  ftaat  ach- 
terlaat. Om  dit  Goudverzuurfel  meer  zuiver  te  ver- 
krijgen, raden  fominige  aan,  om  , bij  eene  verzaligde 
Zoutzure  Goudoplosfing , eene  overmaat  van  Zwaar- 
aardewater  te  voegen , het  mengfel  aan  de  kook  té 
brengen,  tot  het  gele  nederploffel  bruin  wordt; 
wanneer  hetzelve  alsdan  verzameld  wordt , na  het  be- 
hoorlijk te  hebben  afgewasfchen  en  gedroogd.  Pel- 
le tier  keurt  echter  deze  bereiding  van  het  zuivere 
Goudverzuurfel  door  middel  van  Zwaaraarde  af,  daar 
hier  wel  gedeeltelijk  eenig  Goudverzuurfel  zoude 
worden  nedergeplott , doch  ook  tevens  eenige  Goud- 
zure  Zwaaraarde  (Auras  Baritae)  zoude  opgelost  blij- 
ven, en  ook  nog,  hetgeen  fchadelijker  was,  een  ge- 
deelte Zwaaraarde  met  het  Goudverzuurfel  zoude  ver- 
eenigd  blijven,  welke  Zwaaraarde  er  zeifs  door  ko- 
king  in  Salpeterzuur  moeijelijk  van  te  fcheiden  zoude 
zijn.  Hij  raadt  dus  aan,  om  zich  liever  van  de  Talk- 
aarde of  Magnefia  te  bedienen  tot  vervaardiging  van 
dit  verzuurfel,  daar  deze  met  het  Goud  eenigzins 
verbondene  aarde  daarvan  gemakkelijker  door  eenig 
Salpeterzuur  zoude  af  te  fcheiden  zijn.  Ook  de  H-, 
van  Mons  heeft  te  dien  einde  reeds  met  zeer  veel 
gegrondheid  het  Zinkverzuurfd  aangeraden , waarbij 
nogtans  de  verdere  zuivering  door  Salpeterzuur  in 
acht  te  nemen  is.  Dit  bruine  Goudverzuurfel  zoude 
nu,  volgens  Bergman,  op  ioo  doelen  9,889,  — 
Pro  ust  8,57 , — O berk  a tn  pf  10,01 , en  naar  Ber- 
zelius  12,077  deeltn  Zuurdof  bevatten.  Uit  latere 
proeven  va:  Pelletier,  omtrent  de  Goudverbindin- 
gen  gedaan  , fchijnt  het  intusfehen  , dat  de  berekening 
\ran  Oberkampf  het  naaste  bij  zal  komen ; daar 
Pelletier  ook  houdt,  dat  roo  deden  volkomen 
Goudverzuurfel  10,03  Zuurilof  zullen  bevatten. 
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Wanneer  men  het  Zoutzuur  Goud  tot  droogworden 
toe  uitdampt , zoodat  het  bijna  geen  Zoutzuur  meer 
ontwikkelt,  en  alsdan  dit  Zout  door  vaste  Loogzou- 
ten ontleedt,  dan  fchijnt  het,  dat  dit  vrijgeworden 
Goudverfuurfel  Hechts  J van  de  bovengenoemde  Zuur» 
ftof  bezit , en  tot  den  Haat  van  eerHe  verzuurfel  of 
Protoxyde  gebragt  is.  Dit  eerHe  Goudverztiurfei 
heeft  eene  meer  groenachtige  kleur;  doch  wordt  wel- 
dra veranderd,  en  in  zuiver  Goud  ,en  in  volkomen  ver- 
zuurfcl,  Peroxyde , doordien  het  § van  deszelfs  Zuur- 
Hof  aan  het  andere  §•  fchijnt  af  te  geven , en  dit  J dan 
daardoor  tot  een  volkomen  verzuurfel  gebragt  wordt, 
terwijl  intusfehen  de  genoemde  f deelen  daardoor  tot 
den  Metaalflaat  herfleld  worden.  Ook  zijn  er  nog 
eenige  , die  een  tweede  Goudverzuiirfel , Deutoxyde, 
aannemen ; hoedanig  het  in  het  Minerale  purper  van 
Casfius  zoude  voorhanden  zijn,  In  het  algemeen 
kan  men  nogtans  Hellen , dat  het  Goud  tot  twee  Ha- 
ten van  verzuurfels  overgaat,  namelijk,  een  eerHe  en 
een  tweede  of  volkomen  verzuurfel ; wanneer,  vol- 
gens Th  omfon  en  Brand  es,  het  eerHe  verzuurfel 
zal  beHaan  uit  i atoom  Goud  en  i atoom  ZuurHof, 
terwijl  het  tweede  verzuurfel  uit  i atoom  Goud  en 
3 atomen  ZuurHof  zal  zijn  te  zamen  gefleld. 

Er  ontHaat  ook  een  meer  gemengd,  doch  bijzon-  Nederpiof- 

der  nuttig  nederploffel  door  de  bijgieting  van  e.ene  fing  van  het 

oplosfmg  van  Kiezelaarde  in  de  vaste  Loogzouten , (ioad  d?or/.ee' 

’ ne  oplosfing 

doordien  alsdan  het  verzuurde  Goud,  met  de  Kiezel- van  Kiez^.aar. 
aarde  innig  vereenigd,  ten  bodem  nedervalt.  Ditde  in  LooS’ 
Helt,  na  behoorlijke  afvvasfching,  eene  uitmuntende 
Hof  voor  de  Emailleerkunst  daar,  welke  bij  de  gloei- 
jing  eene  fchoone  purper -roode  kleur  aanneemt,  en 
zich  alsdan  met  de  glas-  en  aardachtige  zelfHandighe- 
den  bijzonder  gefchikt  vereenigt.  Het  vlugge  Loog- 
zout of  de  Ammonia  levert  intusfehen  een  geheel  bij- 
zonder nederploffel  met  het  Goud  op , doordien  het 
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met  hetzelve  een  bijzonder  zamengefleld  ligchaam 
daarftelt,  hetwelk  van  de  meer  eenvoudige  nederplof- 
fels , door  vaste  Loogzouten  veroorzaakt , zeer  veel 
verfchiJt,  en  op  eene  volgende  plaats  breeder  door  ons 
zal  worden  behandeld. 

Werking  van  Pelletier  heeft  ook  meer  opzettelijk  de  werking 
renopdeZoir- van  ^omm*oe  Plantenzuren  op  de  Goudoplosfing  on- 
zure Goudop-derzocht,  en  onder  anderen  bevonden,  dat  eene  op- 
losfing.  losfing  van  het  Zuringzuur,  bij  dezelve  gevoegd, 
zeer  langzaam  en  wel  binnen  eenige  dagen  de  ont- 
leding van  dezelve  te  weeg  brengt,  daar  de  Zu- 
ringzure  Potasch  met  overmaat  van  Potasch  dit  fpoe- 
diger  bewerkftelligt , en  de  middenzoutige  Zuringzure 
Potasch  zulks  zelfs  binnen  het  verloop  van  één  uur 
volvoert,  met  volkomene  affeheiding  van  het  tevens 
herflelde  Goud.  Dit  laatfte  zout  kwam  hem  ook  daar- 
om als  eene  gefchikte  ftof  voor  tot  een  voorloopig 
onderzoek  van  de  Goudertfen , of  het  Metaal  zelf. 
Het  Wijnfteenzuur , Citroenzuur  en  deszelfs  midden- 
zouten  ontleden  ook,  doch  meer  langzaam,  deze 
Goudoplosfing ; terwijl  het  Azijnzuur  geen  bijzonder 
vermogen  ontwikkelt.  Hij  twijfelt , uit  deze  en  ande- 
re daartoe  betrekkelijke  proefnemingen , zeer  aan  het 
beflaan  van  Zuringzure,  Citroenzure,  Wijnfteenzure 
en  andere  middenzoutige  Goudzouten. 

Werking  van  Qok  vele  Metalen  en  Metaalzouten  zijn  in  Raat, 
MGcndopP  orn  ^iet  Goud  uit  deszelfs  oplosfing  uit  te  lfooten. 
losfing; Goud-  De  meeste  Metalen  van  de  vijf  eerfte  klasfen  ontleden 
Casiiu  vanrïeze  Goudoplosfing;  het  Zilver  en  het  Lood  ploffen 
hetzelve  donker  purperkleurig  neder,  terwijl  het  Ko- 
per, Ijzer,  Kwik,  Bismuth  en  de  Zink  het  in  des- 
zelfs Metaalgedaante  affeheiden.  Wij  zullen  ook  bij 
de  fcheiding  van  het  Goud  door  Salpeter- Zoutzuur 
zien , hoe  dat  het  Zwavelzuur  Ijzer  bijzonder  ge- 
fchikt  is  ter  nederplofling  van  dit  Metaal  uit  zijn  op- 
losmiddel. Een  der  merkwaardigfle  en  in  de  Email- 
leer* 
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leerkunst  bijzonder  bruikbare  nederpioHUs  is  die  van 
de  Goudoplosfmg  door  het  Tin,  voorkomende  onder 
den  iiaam  van  Mineraal  purper  van  Casfius;  zijnde 
eene  vereeniging  van  Goud-  en  Tinverzuurfel , voor- 
zien van  eene  fchoone  purper  - roode  kleur  en  bijzonder 
dienstig,  om  dezelve  aan  glazen  en  porfeleinen  voor- 
werpen mede  te  deelen.  De  ontdekking  van  deze  Hof 
moet  zeker  reeds  bij  de  ouden  bekend  geweest  zijn  ; 
want  Libavius  fpreekt  reeds  in  zijne  Alchemie  van 
eene  pnrperdof , die  een  Alexius  uit  het  Tin, 
Kwik  en  Ammoniakzout  bereid  zoude  hebben.  Glau- 
be  r befchreef  ook  reeds  dat  purperachtig  Goudneder- 
ploffel  in  het  jaar  1656,  en  BaziliusValentinus 
maakte  ook  meermalen  van  hetzelve  melding.  Casfius 
leerde  verder  dcs^elfs  bereidingsmanierkennen , en  be- 
fchreef het  in  een  bijzonder  gefchrift  in  het  jaar  1685, 
en  ook  van  hem  ontleende  dit  purper  zijnen  naam; 
terwijl  het  in  latere  tijden  door  verfchillende  nieuwere 
Scheikundigen  met  vlijt  is  onderzocht.  Men  bedient 
zich , ter  bereiding  van  dit  bijzonder  nederploffel , 
niet  van  het  Tin  zelf,  maar  meestal  van  eene  bijzon- 
der daartoe  voorzigtig  en  versch  bereide  oplosling 
van  Tin  in  Salpeter - Zoutzuur , welke  men  alsdan 
bij  eene  verdunde  en  verzadigde  Goudoplosfmg  voegt , 
tot  zoo  lang  er  een  nederploffel  volgt , hetwelk , be- 
hoorlijk afgewasfehen  en  gedroogd,  het  zoogenaamd 
Mineraal  Goudpurper  van  Casfius  daarftelt.  An- 
deren losfen  het  Tin  flechts  in  Zoutzuur  van  120  op, 
dampen  het  mengfcl  uit  tot  kristallisatie , en  losfen 
de  kristallen  in  water  op;  wanneer  deze  oplosfing 
terftond  bij  de  Goudoplosfmg  gevoegd  wordt,  en  een 
uitnemend  Purper  affeheidt.  De  volgende  bereiding 
van  het  Goudpurper  wordt  ook  bijzonder  aangeraden  : 
men  lost  namelijk  één  deel  door  Zwavelzuur  Ijzer 
hedergeplofte  en  met  Zoutzuur  afgewasfehene  Goucl- 
ftof  iu  gezuurd  Zoutzuur  of  Salpeter -Zoutzuur  op  , 
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dampt  de  oplosfing  uit,  tot  dat  er  een  Zouthuidje 
ontdaat,  en  verdunt  dan  deze  oplosfing  met  zoo  veel 
water,  tot  dat  zij  nog  eene  even  zigtbare  gele  kleur 
behoudt.  Men  maakt  nu  eene  verzadigde  oplosfing 
van  3 deelen  zeer  zuiver  gefchaafd  Tin  in  Zoutzuur, 
zonder  aanwending  van  warmte,  verdunt  dezelve  met 
60  deelen  water,  wanneer  men  daarop  dezelve  on- 
der eene  fnelle  omroering  met  de  Goudoplosfing  ver- 
mengt. Het  nederploffel  wordt  zorgvuldig  afgewas- 
ichen  en  gedroogd,  en  veelal  zal  men  dan  op  deze 
wijze  van  i deel  Goud  4 deelen  Goudpurper  ver- 
krijgen. 

Men  heeft  ook  bevonden , dat  het  Tin , in  Me- 
taalgedaante  aangewend,  een  meer  bruinachtig  Mi- 
neraal purper  daardelt;  alsmede,  dat  een  Zoutzuur 
Tin  met  een  volmaakt  Tinverzuurfel  voor  deze  be- 
reiding minder  gefchikt  is.  De  nederploffing  van  het 
Goud  uit  deszelfs  oplosfing  heeft  hier  immers  zeer 
waarfchijnlijk  plaats,  doordien  het  eerde  Tinverzuur- 
fel, door  zijne  derke  verwantfehap  tot  de  Zuurdof, 
zich  terdond , bij  de  vereeniging  dezer  oplosfingen  , ver- 
meestert van  een  gedeelte  Zuurftof  van  het  volkomen' 
Goudverzuurfel , en  daardoor  zich  hervormt  in  een 
tweede  Tinverzuurfel,  terwijl  het  Goud,  voor  zoó 
verre  herfteld,  tevens  in  vereeniging  met  het  Tin- 
verzuurfel, als  een  purperkleurig  eerst  verzuurfel 
wordt  nedergeploft.  Hierom  bedient  men  zich  ook 
tot  deze  bewerking  van  eene  versch  bereide  Tinop- 
losfing,  opdat  niet  het  eerde  Tinverzuurfel,  door  het 
opnemen  der  Zuurdof  uit  de  lucht,  in  eenen  meer 
verzuurden  toedand  mogte  zijn  overgegaan.  Dit 
Mineraal  purper  verfchilt  in  kleur  en  zamendelling , 
naar  mate  de  beide  oplosfingen  meer  of  minder 
zijn  te  zamen  gedrongen,  meer  of  mindere  over- 
maat van  zuur  hebben,  of,  naar  mate  van  de  eene 
of  andere  oplosfing,  in  meer  of  mindere  evenre- 
dig- 
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diglieid  genomen  is.  Wanneer  de  oplosfingen  zeer 
zamcngedrongen  zijn,  valt  het  Goud  bijna  in  des- 
2e Us  Metallieke  gedaante  neder ; bij  verdunde  oplos- 
fmgen  is  het  nederploflel  meer  roosachtig-  of  violet  - 
purperkleurig;  roosachtig  - purperkleurig  bij  meerdere 
overmaat  van  de  Goudoplosfing,  en  meer  violetach- 
tig-purperkleurig  bij’eene  overmaat  van  Tinoplos- 
üng;  en  zoo  veel  te  donkerder  worden  die  gemelde 
kleuren , naar  mate  van  deze  of  gene  der  oplosfin- 
gen in  zoo  veel  te  ffcerker  zaïnengedrongenen  toeftand 
genomen  is;  ook  heeft  men  bevonden,  dat  het  roosach- 
tig - purperkleurig  nederploffel  op  ioo  deelen  ruim  20 
deelen  Tinverzuurfel  bevatte,  terwijl  het  violet-pur- 
perkleurige  meer  dan  60  deelen  van  hetzelve  inhield. 

In  het  algemeen  wordt  nogtans  van  velen  het  purper  van 
. Casfius  gehouden  als  te  beftaan  uit  1 deel  Goudver- 
zuurfel  en  3 deelen  volkomen  Tinverzuurfel.  Het 
Salpeter -Zoutzuur  lost  van  dit  purper  het  Goud  op, 
en  laat  het  Tin  onaangedaan;  terwijl  het  Zoutzuur 
van  hetzelve  het  Tin  oplost,  en  het  Goud  achter- 
laat; het  Salpeterzuur  lost  eenig  Tin  van  hetzelve 
op,  en  heldert  daardoor  deszelfs  kleur  eenigzins  op. 

Ook  vele  brandbare  Troffen  zijn  in  (Iaat,  om  het  Werking  der 
Goud  uit  deszelfs  oplosfing  neder  te  ploffen  en  het,  brandbare  ftof- 
of  in  eenen  metaalachtigen  , of  meer  verzuurden  toe-  zTrePGo«dop- 
ftand,  af  te  fcheiden ; en  zij  vermogen  dit  in  het  by-l°sIing- 
zonder,  wanneer  dezelve  aan  eene  zachte  warmte,  of 
wel  aan  den  invloed  der  zonneftralen  worden  blootge- 
fleld.  De  gewone  Kool,  Phosphorus,  brandende 
Zwavel , of  Zwaveligzuur  fcheiden  het  Goud  metal- 
liek neder : zoo  men  voorzigtig  een  weinig  van  eene 
Goudoplosfing  bij  eenig  Zwavelig-  of  Phosphorigzuur 
giet,  zal  er  een  fchoon  Gouden  vlies  op  de  opper- 
vlakte van  het  vocht  verfchijnen,  en  voor  het  overige 
het  Goud  in  kleinere  gekristallizeerde  greinen  zich 
affeheiden.  Pijpjes  van  Phosphorus  worden  weldra 
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in  deze  oplosfing  met  Goud  omgeven , welk  Goud 
men  , door  fmelting. dezer  brandbare  (tof  in  warm  wa- 
ter, als  vrij  zuiver  weder  kan  bijeen  verzamelen.  Al- 
cohol , Suiker,  Oliën,  en  in  het  bijzonder  de  Aethers 
nemen  het  Goud  uit  deszelfs  oplosfing  tot  zich;  en 
vooral  deze  laatfte  Goud -houdende  Aethers  werden  bij 
de  ouden  als  een  uitmuntend  geneesmiddel , onder  den 
grootfcben  naam  van  Drinkbaar  Goud,  aan  de  lijders 
toegediend.  Ook  de  Waterftoflucht  en  bijzonder  de 
Phosphor-hondende  en  Zwavel-houdende  Waterftofhicht 
ontleden  zeer  gemakkelijk  de  Zoutzure  Goudoplos- 
fing,  en  herftellen  het  Goud  grootendeels  in  zijne  me- 
taalgedaante  , of  doen  het  als  een  Zwavel-houdend  of 
Pïiosphor-  houdend  Goud  nederp’offen.  Buiten  deze  , 
zijn  er  nog  vele  andere  zelfftandigheden , die  deze  op- 
lósfing  ‘ontleden  , waarvan  echter  bij  de  fcheiding  van 
het  Goud  door  Salpcter-Zoutzuur  breeder  zal  ge- 
iproken  worden. 


HOOFDSTUK  V. 

Goud  en  eenige  andere  Stoffen. 

V3st  Loog'  Loogzouten,  Middenzouten  en  Brandbare  lig, 
zout  en  Goud  ebamen  hebben,  offehoon  in  eenen  minderen  en  on- 
gdijken  graad,  nogtans  eenige  werking  op  het  Goud. 
Het  gewone  Loogzout,  hetzij  de  Potasch  of  Soda, 
of  in  eenen  zuiveren,  of  in  eenen  met  kolenzuur  ver- 
eenigden  toelland,  oefent  echter  geen  beteekenend 
vermogen  op  het  metalliek  Goud  uit,  al  wordt  het- 
zelve ook  daarmede,  in  eenen  vloeibaren  Haat,  of  in 
eenen  droogen  vorm,  tevens  met  inwerking  desvuurs, 
in  aanraking  gebragt. 


Het 
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Het  vlugge  Loogzout  of  de  Ammonia  oefent  ook  Vlus  Loog- 
op  het  metallieke  Goud  weinig  vermogen  uit;  doch^.^0^ 
zoo  fpoedig  dit  Loogzout  gelegenheid  vindt,  om  met  1Ct  Donder- 
het  verzuurde  Metaal  in  aanraking  te  komen,  wordt Goud* 
dit  vermogen  aanmerkelijk  vermeerderd.  Door  deze 
vereeniging  van  de  Ammonia  met  het  Goudverzuur- 
fel  omllaat  eene  bijzondere  (lof,  die,  door  haar  (terk 
ontploffend  vermogen , den  bijzonderen  naam  van  Don- 
dergoud verkregen  heeft,  en  als  zoodanig  op  verfchil- 
lende  wijzen  kan  worden  daargedeld.  Dit  Donder- 
goud is  van  de  Alchimisten  reeds  ontdekt,  door  Ba- 
i’ilius  Va  le  n tin  lis  in  de  i5de  eeuw  meer  naauw- 
keurig  befchreven , en  daarop  bijzonder  door  Berg- 
man, Scheele,  Berth  o liet  en  anderen  nader  ont- 
wikkeld en  verklaard  geworden.  Gewoonlijk  neemt 
men,  ter  bereiding  van  deze  Hof,  eene  verzadigde  op- 
lo-fmg  van  Goud  in  Salpeter -Zoutzuur,  met  6 a 8 
deelen  zuiver  water  verdund;  voegt  er  zoo  veel  zui- 
vere Ammonia  bij,  tot  er  geen  bezinkfel  meer  geboren 
wordt;  hebbende  echter  zorg,  om  er  niet  meer  van 
deze  (lof  bij  te  gieten,  dan  flechts  ter  nederploffing 
van  het  mengfel  noodig  is,  omdat  anders  deze,  in 
overmaat  daarbij  gevoegd,  het  nederploffel  weder  zou- 
de oplosfen.  Dit  bruin -geel  bezinkfel  wordt  dan  af- 
gewasfehen , op  een  vloeipapier  verzameld  en  in  de 
lucht,  vooral  zonder  bijgebragte  warmte,  voorzig- 
tig  gedroogd.  Dit  poeder  bewaart  men  alsdan  in 
een  flechts  met  een  papier  of  linnen  toegedekt  glas, 
omdat  de  minde  wrijving  van  eene  kurk  of  dop  bij 
hetzelve  ligtelijk  eene  hevige  en  gevaarlijke  ontplof- 
fing veroorzaken  zoude.  Veelal  geven  dan  ioo  dee- 
len Goud  130  deelen  van  deze  ontploffende  dof.  Dit 
Dondergoud  kan  ook  bovendien  bereid  worden,  door 
eene  oplosfing  van  Goud  in  een  Zoutzure  Ammonia 
bevattend  Salpeterzuur  te  ontleden  dotfr  eene  oplos- 
fing vjn  gewone  Potqsch , waiuieer  ook  op  deze  wij- 
ze 
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ze  de  daartlelling  van  het  Dondergoud  wordt  bewerk- 
ftelligd.  De  Hr.  J.  Cn.  Driesfen,  die,  in  zijne 
verhandeling  over  dit  onderwerp,  alles,  tot  deze  ltof 
dienende , met  vele  naauwkeiirigheid  verzameld  en  uit* 
gewerkt  heeft,  geeft  de  volgende  bereiding,  als  de 
gefchiktfte  en  het  vermogendlte  Dondergoud  daarftel- 
Jende,  op.  Het  Goud  wordt,  volgens  dit  vooiTchrift, 
in  Salpeter-  Zoutzuur  opgelost , en  met  eene  4 dub- 
bele hoeveelheid  water  verdund,  wanneer  er  alsdan 
langzaam  eene  oplösfing  van  Kolenzure  Ammonia 
wordt  hijgevoegd,  zoo  lang  rot  er  geene  opbruifing 
van  het  vocht  meer  plaats  hebbe , of  het  vocht  niet 
meer  troebel  worde;  waarop  het  nedergeplofte  poe- 
der met  zuiver  water  wordt  afgewasfehen , tot  dat 
het  geenen  fmaak  meer  aanneemt , wanneer  het  poe- 
der verder  als  boven  voorzigtig  verzameld  en  ge- 
droogd wordt*  Ook  vermeent  deze  Geleerde,  dat 
het  vermogen  van  dit  Dondergoud , door  herhaalde  af- 
wasfehing  met  heet  water,  of  wel  door  middel  van 
koking  in  water,  of  bijtende  Potaschloog,  nog  aan- 
merkelijk vermeerderd  wordt*  (*)  Een  wigtje  Goud , 
opgelost  in  een  mengiel  van  4 wigtjes  Zoutzuur  van 
«2°,  en  i wigtje  Salpeterzuur  van  350  en  verdund 
met  40  wigtjes  zuiver  water , daarop  nedergeploft 
met  15  wigtjes  bijtende  Ammonia,  en  behoorlijk 
afgewasfehen,  verzameld  en  gedroogd,  gaven  mij 
eene  hoeveelheid  van  ongeveer  1,250  wigtjes  van 
een  uitnemend  deugdzaam  Dondergoud.  In  het  al- 
gemeen, eindelijk,  wordt  dit  werkzaam  poeder  daar- 
gefteld,  wanneer  men  flechts  eene  kunstmatige  ver- 
eeniging  van  de  Ammonia  met  het  Goudverzuurfel 
weet  te  bewerken;  ja  , deze  Goudverzuurfels  verkrij- 
gen dikwijls  ongemerkt  deze  ontploffende  kracht, 
wanneer  zij  toevallig  aan  de  dampen  van  voornoemd 
Loogzout  worden  blootgcfteld. 

Dit 
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Dit  Ammoniak- Goud  ( Ammoiiïiiretum  Anri)  is 
vast,  zonder  reuk  of  fmaak,  van  eene  oranje -gele 
kleur  en  wordt  gehouden  te  beften  uit  5 deelen  vol- 
komen Goudverzuurfel  en  1 deel  Ammonia ; offchoon 
ook  fommige  vermeenen,  dat  nog  tevens  met  deze 
beide  doffen  eenig  Salpeterzuur  vereenigd  is.  Het 
wordt  door  den  tijd  niet  ontleed,  doch  in  overmaat 
van  Ammonia  weder  opgelost;  aan  eene  warmtemaat, 
even  boven  die  van  het  kokend  water,  blootgefleld , 
wordt  het  terflond  met  geweld  ontleed,  en  veroor- 
zaakt alsdan  eene  geweldige  ontploffing.  Ook  ande- 
re geringe  omftandigheden  van  drukking,  wryving  en 
ftoting  bewerken  dezelve,  waarom  het  ook  nimmer 
in  groote  hoeveelheid  dient  te  worden  bereid.  Ee- 
nige  korrels  van  hetzelve , in  eenen  metalen  lepel  ver- 
warmd, geven  eenen  geweldigen  flag : bijeen  ver- 
zamelde lichtftralen  of  een  elektrieke  fchok  zijn  hier- 
toe ook  vermogend.  Zeven  oude  greinen  van  dit  Don- 
dergoud zouden  eene  kracht  van  uitzetting  hebben, 
die  gelijk  ftond  aan  de  kracht  van  een  ftuk  Ijzer  van 
2~  oude  ponden,  dat  met  eene  fnelheid  viel  van  2$ 
oude  voeten  in  ééne  feconde.  Volgens  proefnemin- 
gen der  Londenfche  Koninklijke  Sociëteit,  zoude  nog- 
tans  deszelfs  uitzettende  kracht  minder , dan  die  van 
het  buskruid  zijn.  Wanneer  het  Dondergoud  verwarmd 
wordt  in  vaten , die  genoegzaam  fterk  zijn , om  aan 
deszelfs  ontploffende  werking  weerftand  te  bieden, 
ontploft  het,  volgens  Birch  en  Bergman,  zonder 
eenig  gedruisch  of  hoorbare  werking.  Ook  Bert  hol- 
let heeft  dit  Dondergoud  in  flerke  koperen  buizen, 
zonder  ontploffing,  aan  de  warmte  blootgefteld, 
en  daarbij  Ammoniaklucht  onder  Kwik  opgevan- 
gen , terwijl  het  Goud  als  een  purperverzuurfel  over- 
bleef. Het  Dondergoud  wordt  ook  bij  deszelfs  ont- 
ploffing ontleed;  de  Waterftof  van  de  Ammonia  — 
immers  de  Ammonia  beftaat  uit  Waterflof  en  Stik- 
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(lof — verbindt  zich  met  de  Ziiurflof  van  het  Goud  en 
vormt  water,  terwijl  de  Stikftof  als  Stiklucht  ont<- 
wikkeld,  en  het  Goud  tot  Metaal  herfteid  wordt. 
Door  den  fchielijken  overgang  van  dit  nieuws  geboren 
wordende  water  en  de  vrije  Stikftof  in  damp  ofliicht, 
veroorzaakt  door  de  vrijgewordene  warmte,  verkrij- 
gen deze  eensklaps  eene  aanmerkelijke  uitgebreidheid, 
fchokken  daardoor  de  deelen  des  dampkrings,  en  ver- 
oorzaaken  deze  hevige  donderende  ontploffing.  Bij 
geflotene  vaten  fchijnen  deze  fnelle  ontleding  en  om- 
zetting niet  te  kunnen  plaats  hebben , en  wordt 
hechts  de  Ammonia  afgefcheiden  met  achterlating  van 
hetj  Goudverzuurfel.  — De  Graaf  L e m a i s t r e heeft 
onlangs  een  Dondergoud  verkregen,  door,  bij  eene 
Goudoplosfing  in  Salpeter-Zoutzuur , eenige  gewone 
roode  Bourdeaux  wijn  te  voegen,  wanneer  er  een 
nederploffel  geboren  werd , hetgeen  bij  eene  geringe 
verwarming  een  ontploffend  vermogen  ontwikkelde.  (*) 

De  Middenzouten  hebben  weinig  of  geen  vermo- 
gen op  het  edele  Goud;  doch  worden  desniettegen- 
ftaande  veelvuldig  gevoegd  bij  deszelfs  fmelting,  en 
oefenen  dan  op  zijne  kleur  eene  genoegzaam  opmerk- 
ingswaardige kracht  uit.  Zoo  immers  geeft  de  ge- 
wone Borax,  en  ook  het  zuivere  Boraxzuur  in  het 
algemeen,  aan  het  Goud,  bij  het  vloeijen  , eene  meer 
bleeke  kleur;  daar  weder  anderen,  als  inzonderheid 
het  Salpeter,  als  mede  het  gewone  Ammoniak-  en 
keukenzout,  aan  hetzelve  eene  meer  heldere  kleur  me- 
dedeelen.  Van  de  gezuurde  Zoutzure  Potasch , bij 
het  vloeijende  Goud  gevoegd,  heb  ik  weinig  werking 
gezien,  ofïchoonzij,  even  als  het  Salpeter,  aan  het 
Goud  eene  meer  levendige  kleur  mededeelde.  De 
Brandbare  ligchamen  hebben  ook  flechts  eene  gerin- 
ge werking  op  het  Goud.  De  Stikflof  en  Waterftof 

heb- 

(*)  Journal  de  Pharmacie,  1820,  No.  VI.,  p.  295  et  296. 
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hebben  bijna  geene  betrekking  tot  hetzelve.  Sommi- 
ge vermeenen , dat , door  het  Goud  tusfchen  Kool- 
Hof  te  laten  gloeijen  , hetzelve  eene  meer  fchoone  ge- 
le kleur  zoude  deelachtig  worden;  zoo  als  onder  an- 
deren Blak  beproefd  heeft,  om  daardoor  de  fchoone 
kleur  van  de  Sequinen  van  Venetië  aan  het  Goud  me- 
de te  deelen.  Ook  deze  werking  van  de  Koolftof 
op  het  Goud  heb  ik  door  eenige  proefnemingen  zoe- 
ken te  bevestigen  , en  te  dien  einde  Goud  van  eeni- 
ge gehalten  en  verfchillende  mengingen  , in  plaatjes, 
tusfchen  zuiver  houtskool- poeder,  gedurende  een 
half  uur,  aan  eene  matige  gloeijing  blootgefteld.  In 
het  algemeen  fcheen  daaruit  te  blijken,  dat  de  Koolftof 
op  Goud  van  eene  meer  zuivere  gehalte  weinig  in- 
vloed uitoefende  , zoodat  men  aan  zuivere  kornetten  , 
of  een  plaatje  van  volkomen  zuiver  Goud,  op  deze 
wijze  behandeld,  weinige  verandering  van  kleur  be- 
fpeurde ; gewoon  Middengoud  van  750  D.  had  nog- 
tans  door  deze  bewerking  eene  fchoone',  roode,  rijke 
kleur  verkregen , waardoor  het  zich  uitwendig  ver- 
toonde , of  het  half-rood  Goud  was  van  ongeveer  830  D. 

Uit  dit  een  en  ander  blijkt,  dat  er  eenige  weinige 
werking  van  de  Kool  op  het  Goud  fchijnt  plaats  te 
hebben,  zoo  men  niet  vooronderftellen  wil,  dat  deze 
van  andere  de  Koolftof  bijgemengde  deelen  haren 
oorfprong  ontleent.  Meer  naauwkeurige , doch  tevens 
meer  kostbare  proeven  met  den  Diamant,  in  aanra- 
king met  het  Goud  gebragt,  zouden  deze  zaak  na- 
der beüisfen  en  waarfebijnlijk  meer  belangrijke  uit- 
komften  geven. 

De  Zwavel , offehoom  zi.cb  met  de  meeste  Metalen  2wavel 
gemakkelijk  verbindende,  vereenigt  zich  echter  niet  Goud. 
met  het  Goud ; waarom  zij  dus  ook  meermalen  dient , 
om  het  Goud  van  vele  andere  Metalen  te  zuive- 
ren en  af  te  fcheiden  ; vereenigende  zij  zich  dan 
tot  gezwavelde  Metalen,  en  latende  het  Goud  in  ee- 
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n en  meer  zuiveren  toeftand  over.  Door  bijvoeging 
van  eenig  Ijzer,  fchijnt  nogtans  deze  vereeniging  van 
liet  Goud  met  de  Zwavel  eenigzins  bevorderd  te 
worden;  waaruit  fommige  de  aanwezigheid  van  het 
Goud  in  de  gezwavelde  ertfen  zoeken  te  verklaren. 
Doch  geheel  anders  is  de  werking,  wanneer  dit 
brandbaar  ligchaam , met  Potasch  of  Soda  tot  'een 
gezwaveld  Loogzout  verbonden  , op  het  Goud  wordt 
aangewend.  Wanneer  men  immers  gelijke  deelen 
Zwavel  en  Potasch  met  \ of  f gedeelte  bladgoud 
vermengt,  en  in  eenen  gefloten  fmeltkroes  fpoedig 
vloeijen  laat,  verkrijgt  men  eer*e  flof , waarin  het 
Goud  geheel  onmerkbaar  is  geworden , en  welke  in 
kokend  water  geheel  oplosbaar  is.  Ook  kan  men  , 
door  koking  van  3 deelen  Zwavel  £n  3 deelen  bij- 
tende Potasch,  bijna  1 deel  Goud  oplosfen , waar- 
uit, door  bijvoeging  van  eenig  zuur,  een  bruin-rood 
zwartachtig  poeder  wordt  afgefcheiden , hetwelk  uit 
Goud  en  Zwavel  fchijnt  te  beftaau.  Naar  B u c h o 1 s , 
zoude  dit  ncderploffel  uit  82  deelen  Goud  en  18 
deelen  Zwavel  beflaan,  en  naar  Oberkampf,  uit 
80J  Goud  en  19!  Zwavel.  Ook  laat  zich  zeer  ge- 
makkelijk, wanneer  men  door  eene  Goudoplosfing 
gezwavelde  Waterfloflucht  flroomen  laat,  een  ge- 
zwaveld met  het  vorige  overeenkomend  Goud  daar* 
ftellen. 

Phosphorus  Ook  met  den  Phosphorus  laat  zich  het  Goud  eenig- 
en  Goud.  2ins  vereenigen  , hetzij  men  het , volgens  P e 1 1 e t i e r , 
met  een  mengfel  van  2 deelen  Phosphorzuur  en  eenig 
Kolenpoeder  te  zamen  fmelt,  hetzij  men  op  het  gloei- 
jende  Goud  eenigen  Phosphorus  werpt.  Dit  Goud 
is  alsdan  bleeker  van  kleur,  korrelig  op  de  breuk  en 
zeer  broos.  Het  bevat  meestal  23  deelen  Goud  en  1 
deel  Phosphorus : door  verdere  fmelting  vervliegt  de- 
ze en  het  Goud  blijft  zuiver  over.  Thenard  ver- 
meent, dat  dit  gephosphord  Goud  niet  volkomen  met 
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Phosphorus  verzadigd  is , en  dat  hetzelve  beter  kan 
worden  daargefteld,  door  namelijk,  volgens  Ober- 
kampf,  door  eene  oplosfing  van  Goud  in  Salpeter- 
Zoutzuur  gephosphorde  Waterftoflucht  te  doen  henen 
itroomen , wanneer  het  gephosphord  Goud  neder 
zoude  vallen,  en  in  het  luchtledige,  om  de  fpoedige 
ontleding,  zoude  moeten  gedroogd  en  in  geflotene 
vaten  bewaard  worden.  Zoude  het  echter,  behou- 
dens alle  hooge  achting  voor  voornoemde  Geleerden, 
niet  waarfchijnlijk  zijn  , dat  op  deze  evengenoemde 
wijze  wel  een  gephosphord  waterfloffig  Goudverzuur- 
fel  zoude  geboren  worden , maar  geen  waar  gephos- 
phord Goud?  — De  daarftelling  van  het  gephosphord 
Goud  wordt  ook  zeer  gefchikt  bewerkftelligd,  door, 
volgens  eene  door  mij  vroeger  opgegevene  manier, 
om  deze  Phosphoreten  te  vervaardigen , het  Goud 
in  dunne  platen  in  eenen  geflotenen  kroes  te  doen 
gloeijen,  en  dan  den  tot  dampen  gebragten  Phosphorus 
door  hetzelve  henen  te  voeren ; wanneer  de  onmid- 
delijke  vereeniging  van  het  Goud  met  den  Phospho- 
rus  daargefteld  wordt,  en  niet  de  zoo  fnelle  verbran- 
ding en  ontleding  van  het  eenmaal  gevormd  gephos- 
phord Goud  zullen  kunnen  plaats  hebben.  Ook  zal 
niet  zonder  grond  de  in  dezelfde  verhandeling  voor- 
geflagene  manier,  om,  door  middel  van  den  gephos- 
phorden  Kalk , gephosphorde  waterftoffige  Metalen  te 
verkrijgen , te  verkiezen  zijn , boven  de  doorftroo- 
ming  van  gephosphorde  YVaterftoflucht  door  eene 
Goudoplosfing ; daar  door  de  eerde  bewerking,  door 
middel  van  eene  dubbele  ontleding,  een  meer  verza- 
digd en  in  grootere  hoeveelheid  te  verkrijgen  gephos- 
phord waterftoffig  Goudverzuurfêl  wordt  daarge- 
fteld. (*)  Davy  (telde  het  gephosphord  Goud  als 

eene 

O)  Zte  mijne  Scheikundige  verhandeling  ,■  over  eenige 
verbindingen  van  den  Phosphorus,  Groningen,  r3op,  pag. 
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eene  gmuwe  Metallieke  flof  daar , door  het  Goud 
met  eenigen  Phosphorus  in  eene  luchtledige  buis  te 
verhitten. 

Het  fchijnt,  dat  ook  de  Iöde  of  Violetflof  zich 
met  het  Goud  kan  vereenigen  tot  een  Iödureet  van 
Goud,  offchoon  nog  weinige  van  deze  vereenigiug 
melding  maken.  Link  kreeg  uit  eene  Goudoplos- 
fing , door  middel  van  Iöde,  een  wit -geel  poederach- 
tig nederploffel,  hetwelk  mogelijk  zoodanig  een  lö- 
dureetzal hebben  daargefleld.  Ik  vond  ook,  dat, door 
bijvoeging  van  eenige  Iöde  bij  eene  verzadigde  Goud- 
oplosfing , eene  ontleding  van  dezelve  veroorzaakt 
werd,  en  een  geel,  meer  bruinachtig  poeder,  met 
eenige  herflelde  Gouddeelen  vermengd  , werd  afge- 
zonderd. Ook  heb  ik,  om  deze  vereeniging  op  eene 
andere  wijze  te  beproeven , eenige  korrels  bladgoud 
en  Iöde,  tot  gelijke  deelen , ondereen  gemengd  en, 
in  eene  gefloteue  glazen  jujp , aan  eene  gloeihitte  on- 
derworpen. Bij  eene  geringe  verwarming  , werd  reeds 
fpoedig  de  geheele  buis  met  eenen  fchoonen  purper- 
achtigen  paarfchen  damp  vervuld,  en  in  het  bovenfte 
koelere  gedeelte  der  buis  had  zich  eene  fchoone  ge- 
kristallizeerde  hronsachtige  Bof  verzameld  , die  ech- 
ter , bij  nader  onderzoek , eene  overmaat  van  Iöde  te 
kennen  gaf.  Door  blootflclling  van  eenig  Goud  aan 
dampen  van  verwarmde  Iöde,  vond  ik,  dat  het  Goud 
terflond  met  een  donker  bruin  beflag  werd  aangedaan. 
Pel le tier  heeft  ook  deze  vereenigingen  van  het 
Goud  met  de  Iöde  zeer  naatiwkeurig  onderzocht , en  te- 
vens bevonden  , dat  het  Waterfloffig  Iödezmir  het  Goud 
niet  onmiddelijk  oplost,  maar  wel  het  Waterfloffig  lö- 
de-houdend  lödezuur;  alsmede , dat  het  Goudverzuur- 
fel  in  het  eerfle  zuur  ook  wordt  opgelost.  Boven- 
dien wordt  het  IödedioudendGoud  ook  verkregen , door 
bijvoeging  van  eene  iöde-houdende  Potaschoplosfing 
bij  eene  Zoutzure  Goudoplosfing^  wanneer  er,  door 
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eene  wederkeerige  verwantfchap , Iöde-houdend  Goud 
en  Zoutzure  Potasch  worden  daargefteld.  Volgens  de- 
ze Iaatfte  manier,  heb  ik  ook  deze  Pof  met  goed  gevolg 
bereid , wanneer  bij  de  vermenging  terPond  een  over- 
vloedig bruin- geel  nederploffel  geboren  werd , hetwelk 
in  water  onoplosbaar  was , doch  in  vele  Zuren  en 
Loogzouten  weder  ontleed  werd.  Pel le tier  ver- 
meent, dat  het  G.oud  -Iödureet  bePaat  uit  66  deelen 
Goud  en  34  deelen  Iöde,  op  welke  immer  gelijkvor- 
mig bevondene  zamenPelling  hij  ook  verder  zijne  be- 
rekening omtrent  de  atomistifche  evenredigheid  van 
het  Goud  doet  gronden. 


HOOFDSTUK  VI. 

Verbinding  van  het  Goud  met  andere  Metalen . 

D e meest  gebruikelijke  vereenigingen  van  het  Goud  De  vereerd. 

met  andere  Metalen  bepalen  zich  het  meest  tot  die  van  hec 
1 Goud  en  an- 

met  het  Koper  en  het  Zilver,  daar  Hechts  bij  enkele  ge-dere  Metalen 
legenheden  van  het  Kwik  gebruik  gemaakt  wordt,  om in  het  A1Se* 
het  Goud  uit  andere  Poffen  te  trekken  en  op  te  lqs- 
fen,  en  ook  het  Lood  en  Spiesglans  meer  tot  des- 
zelfs  zuivering  worden  aangewend ; terwijl  van  de 
overige  verbindingen  een  minder  toepasfelijk  gebruik 
wordt  gemaakt.  Het  zal  desniettegenPaande  niet  ge- 
heel onbelangrijk  gehouden  kunnen  worden , om  ook 
iets  van  de  minder  gewone  vereenigingen  van  het 
Goud  met  eenige  andere  Metalen  ïe  mogen  nagaan, 
die , of  in  een  of  ander  opzigt  nuttig  zijn , of  ter 
verdere  befchouwing , betrekkelijk  de  zuivering  en 
affeheiding  der  vreemde  Metalen  van  het  Goud,  ee* 
uigzins  gekend  moeten  wTorden.  Het  is  een  vaste  re- 
gel bij  alle  vereeniging  der  vaste  ligqhameu  , en  dus 
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ook  bij  de  Metalen , dat  zij  tot  hunne  volkomene  ver- 
eeniging  in  eenen  vloeibaren  toeftand  moeten  gebragt 
zijn,  waardoor  dan  die  Metalen,  zoo  zij  eene  fchei- 
kundige  verwantfchap  tot  elkander  mogten  hebben, 
niet  flechts  eene  werktuigelijke  vermenging,  maar 
eene  fcheikundige  innerlijke  vereeniging  ondergaan. 
De  mengfels , die  uit  de  vereeniging  van  verfchilleu- 
de  Metalen  ontdaan  , houden  echter  niet  altijd  het 
midden  van  de  eigenfchappen  der  onderlinge  zamen- 
ftellende  deden.  Twee  fmeedbare  Metalen,  in  ge- 
lijke mate  vereenigd,  zullen  na  deze  vereeniging  veel- 
al minder  fmeedbaar  zijn;  de  eigendommelijke  zwaar- 
te zal  hierdoor  veranderen : het  eene  Metaal  b.  v. 
eene  bijzondere  zwaarte  hebbende  van  8000,  en  het 
andere  van  6000,  zoo  zal  daarvan  niet  het  zeker 
gevolg  zijn , dat  het  gemengde  Metaal , na  de  vereè- 
niging  verkregen , eene  middelbare  zwaarte  van  7000 
zal  verkregen  hebben;  maar,  naar  den  aard  der  Me- 
talen, kan  hetzelve  fomtijds  in  digtheid  hebben  toe- 
genomen , en  dus  b.  v.  eene  zwaarte  van  7500  heb- 
ben aangenomen ; of  de  deelen  zullen  onderling  zijn 
uitgezet  en  dus  ligter  geworden,  en  Hechts  eene 
zwaarte  van  6500  hebben  verkregen.  Zulk  eene  ver- 
eeniging van  Metalen  noemt  men  in  het  algemeen  ee- 
ne  Alliëring,  en  ftrekt  zich  tot  alle  mogelijke  Me- 
taalverbindingen uit.  Onder  vele  geleerden  , heeft  zich 
ten  opzigte  van  de  edele  Metalen  de  Hr.  Hatchett 
bijzonder  bemoeid,  om  de  vereenigingen  van  het  Goud 
met  de  andere  Metalen  natuur-  en  fcheikundig  te  on- 
derzoeken; en  wel  voornamelijk  met  dat  doel,  om 
te  bepalen,  in  hoe  verre  deze  Metaalvereenigingen , 
als  voorwerpen  voor  verfchillende  muntfpeciën , zou» 
den  kunnen  dienstig  zijn.  (*)  § 1 . 

(*)  Hatchett,  Expériences  et  observations  sur  les  dif- 
féreus  alliages  u’or.  Parts,  1804, 
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§ i.  Goud  eti  Platina . 

De  Platina , of  het  witte  Goud , behoort  tot  de  ede-  Vv«.Jt  p!ati 
le. Metalen,  en  heeft  in  eenen  zuiveren  toeltand  eenei:. 

Zilver- witte  kleur,  en  bezit  eenen  voortreffeUjken 
glans.  Zij  is  in  het  jaar  1784  eerst  bekend  ge- 
maakt door  Don  Antonio  de  Ulloa,  offchoon 
dezelve  reeds  door  W o o d ontdekt  is  geworden  in 
het  Jaar  1741.  Onderscheidene  Scheikundigen  hebben 
zich  federt  met  derzelver  onderzoek  bezig  gehouden , 
en  bevonden,  dat  de  ruwe  Platina  nog  eenige  andere 
Metalen  met  zich  vereenigd  heeft,  waardoor  derzelver 
belangrijkheid  nog  aanzienlijk  vermeerderd  werd.  Zij 
wordt  voornamelijk  gevonden  in  de  Goudgroeven  van 
Santa  Fé  bij  Carthagena,  en  te  Choco  en  Barbacoa, 

. digt  bij  de  rivier  Pinto  te  Peru , in  Amerika  gelegen. 

Ook  wordt  zij  gevonden  te  Domingo,  in  de  bedding 
van  de  rivier  d’Jaki , en  te  Brazilië , bij  Matto  Gros- 
fo , of  in  de  Zilvermijnen  van  Guadalcanal  te  Span- 
je , ja  zelfs  zoude  men  onlangs  eene  nieuwe  Plati- 
namijn  in  Rusland,  te  Niznei  Nowogorod,  600  mij- 
len van  Petersburg,  ontdekt  hebben.  De  Platina  is 
meestal  in  de  gedaante  van  kleine  korentjes,  of  vlak- 
ke kleine  Schubbetjes  van  eene  graauwe  witte  kleur; 
zij  laat  zich  zeer  moeijelijk  zuiveren ; maar  gezuiverd 
zijnde , neemt  zij  eenen  uitnemenden  glans  bij  de  po- 
lijsting  aan,  laat  zich  hameren  en  uitrekken,  tot  dun- 
ne bladen  Hagen  en  fijne  draden  trekken.  Hare  bij- 
zondere zwaarte  overtreft  zelfs  die  van  het  Goud, 
en  wordt  on  20,850  tot  21,74  van  Sommigen  be- 
rekend; alsmede  munt  dezelve  uit  in  taaiheid  en  vast- 
heid boven  het  genoemde  Metaal ; zij  is  harder  dan 
het  Koper,  doch  minder  hard  dan  het  Ijzer,  en  ge- 
noegzaam veerkrachtig,  om  eenen  fchoonen  helderen 
klank  te  geven.  De  zuivere  Platina  is  naauwelijks  in 
kleine  hoeveelheden , in  onze  gewone  ovens , zelfs 
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niet  bij  liet  hevigde  vuur,  te  fmelten;  maar  moet  door 
bijzondere  bewerkingen  en  bijvoegfels  tot  dien  Haat 
gebragt  worden:  zij  heeft  ook  bovendien  die  uitne- 
mende eigenfchap , dat  zij  zich,  even  als  het  Ijzer, 
onder  het  gloeijen  fmeden  en  vereenigen  laat. 

GouJenPla-  Hoe  moeijelijk  fmeltbaar  zij  ook  op  zich  zelve 

fchVden°eBhoe"is’  200  laat  ziJ  zich  echter  met  andere  Metalen  te 
veelhedenver- zamen  fmelten.  Gelijke  deelen  Goud  en  Platina  la- 
eenigd.  ten  zjcj1  jn  een  iievjg  vuur  vereenigen  en  uitgieten, 
en  leveren  dan  een  bleek , niet  zeer  aanzienlijk  meng- 
fel  op,  hetwelk  hard  is,  en  door  eenen  hevigen  flag 
gemakkelijk  in  Hukken  fpringt;  doch,  verhit  en  gloei- 
jend  zijnde,  laat  hetzelve  zich  eenigermate  onder  den 
hamer  uitrekken  en  fmeden.  Eén  deel  Platina  ver- 
bindt zich  echter  gefchikter  met  4 deelen  Goud , wan- 
neer het  mengfel  vrij  fmeltbaar,  minder  bleek  van 
kleur,  en  zelfs  zoo  fmeedbaar  is,  dat  het  tot  dunne 
platen  geflagen  kan  worden.  Het  is  ook  opmerkelijk, 
dat  de  Platina  het  Goud  in  het  algemeen  minder  doet 
verbleeken  , dan  het  Zilver,  zoodato,  200  deelen  Pla- 
tina het  Goud  minder  wit  maken,  dan  0,075  dee- 
len  Zilver.  Een  mengfel  van  11  deelen  Goud  en  1 
deel  Platina  heeft  eene  matte  Zilverkleur,  en  is  ge- 
noegzaam rekbaar  en  veerkrachtig.  Eén  deel  Platina 
en  14  deelen  Goud  geven  een  eenigzins  donkergeel  en 
rekbaar  mengfel , terwijl  liet , met  17  deelen  Goud  veree- 
nigd,  of  in  fmeedbaarheid,  of  in  bijzondere  zwaarte, 
of  in  andere  eigenfchappen , weinig  van  het  gewone 
Goud  verfchilt.  Daar  nu  zulk  een  mengfel , om  des- 
zeifs  groote  overeenkomst  met  het  Goud,  in  het  eerde 
bezwaarlijk  door  de  gewone  Goud-affcheidende  mid- 
delen kon  beproefd  worden , zoo  heeft  zelfs  deze 
moeijelijkheid  van  onderkenning,  in  de  eerde  tijden , 
de  Spaanfche  regering  noodzakelijk  doen  oordeelen , 
om  alle  Platina  in  zee  te  doen  Horten , en  derzelver 
uitvoer  uit  Amerika  ten  Hrengde  te  doen  verbieden. 
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Naderhand  echter  met  de  middelen , om  dit  Metaal  te 
onderkennen , meer  bekend  geworden  zijnde , heeft 
men  met  alle  vlijt  van  de  uitnemende  eigenfehappen 
van  hetzelve  gebruik  zoeken  te  maken ; over  welke 
middelen  van  onderzoek  wij  in  het  vervolg  meer  op- 
zettelijk fpreken  zullen. 

Doordien  de  Platina  zich  niet  alleen  met  het  Platina, 
Goud,  maar  ook  vrij  gemakkelijk  met  het  Ijzer  ver-jJ°“j?  en 
vereenigt,  zoo  maakt  men  ook  met  het  beste  ge- 
volg gebruik  van  een  mengfel  uit  6 deelen  Platina , 

3 deelen  Ijzer  en  i deel  Goud , hetwelk  voor  de 
lchoonfte  polijsting  vatbaar  is,  zuren,  loogzouten, 
ja  zelfs  de  zwaveldampen  weerftand  biedt;  hetzelve 
is  ook  daarom  bijzonder  dienstbaar  tot  Metaalfpiegels 
in  Teleskopen , en  zal  ook  hoogstwaarfchijnlijk  tot  an- 
dere fieraden  en  werktuigen  met  goed  gevolg  kunnen 
worden  aangewend. 

§ 2.  Goud  en  Zilver» 

Eene  tweede  zeer  algemeene  en  doelmatige  ver-  Is  de  veree- 
eeniging  heeft  er  plaats,  wanneer  de  beide  edele 
talen  , het  Goud  en  Zilver,  onderling  vermengd  wor- ver  fcheilcun- 
den  , bij  hetwelk  nogtans  veelal  eenig  Koper  gevpegd^|g’c^fk^e1^ 
wordt,  om  daardoor  een  Metaalmengfel  te  verkrij- 
gen , dat  in  alle  opzigten , door  deszelfs  kleur , vast- 
heid en  fmeedbaarheid , aan  de  meeste  eigenfehap- 
pen van  een  fchoon  en  bruikbaar  Goud  voldoet.  Bij 
het  in  de  Natuur  gevonden  Goud  vindt  men  zelfs 
ook  altijd  eenig  Zilver,  zoodat  in  de  Goudharen, 
die  gemeenlijk  in  den  handel  uit  de  Goudertfen  of 
het  Goud  voorkomen , altijd  eenig  Zilver  voorhan- 
den is  ; daar  ook , omgekeerd  , de  Zilverbaren  tevens 
altijd  eenig  Goud  in  zich  bevatten.  In  alle  moge- 
lijke evenredigheden  laten  deze  beide  Metalen  zich  ge- 
fehikt  vereenigen ; offehoon  het  nog  niet  allezins  vol- 
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dongen  fchijnt,  in  hoeverre  men  deze  vereenigïng 
/ geheel  fcheikundig,  of  meer  werktuigelijk  befchou- 
wen  moet.  Smelt  men  immers  gelijke  deelen  van 
deze  Metalen  in  eenen  kroes,  dan  zal  het  bovenge- 
plaatfte  en  gefmoltene  Zilver  ilechts  weinig  van  het 
daaronder  vloeijende  Goud  tot  zich  nemen , en , na  ge- 
daan onderzoek,  niet  meer  dan  i gedeelte  Goud  be- 
vatten. Humbert  meende,  dat  het  Goud  zich  met 
het  Zilver  Hechts  als  i tegen  5 vereenigde,  ja,  dat 
zelfs,  wanneer  gelijke  deelen  Goud  en  Zilver  gedu- 
rende één  kwartier  uurs  onder  elkander  gefmolten 
waren,  dan  het  bovenfte  gedeelte  bijna  geheel  al- 
alleen  uit  Zilver  zoude  beftaan,  terwijl  het  onderlle 
Goud-gedeeite  Hechts  ^ Zilver  zoude  bevatten*  J u s- 
ti  wil  zelfs  de  beide  Metalen,  na  hunne  vereeniging, 
door  nieuwe,  herhaalde  en  aanhoudende  fmelting, 
weder  bijna  zuiver  van  elkander  gefcheiden  hebben ; 
terwijl  Fourcroy  dit  wel  gedeeltelijk  toeftaat,  doch 
tevens  vermeent,  dat,  zoo  men  dezelve  onder  de 
fmelting  wel  heeft  omgeroerd,  dan  de  vereeniging 
volkomen  is , en  in  geenen  deele  door  eene  nieuwe 
fmelting  weder  te  fcheiden  is.  Hatchett  heeft  ook 
te  dezen  opzigte  opzettelijke  proefnemingen  genomen 
en*  gezien,  dat,  wanneer  het. Goud  met  andere  Me- 
talen gefmolten  was,  en  in  vormen  uitgegoten  werd, 
die  overeinde  geplaatst  waren , dan  het  onderHe  ge- 
deelte van  de  baren  eene  meerdere  hoeveelheid  Gouds 
bevatten,  dan  wel  het  bovenfte  gedeelte;  zoodat daar- 
door fchijnt  bewezen  te  worden  , dat  het  zuivere  Goud, 
door  deszelfs  meerdere  zwaarte,  in  dien  vloeibaren 
toeftand  naar  beneden  zinkt.  Het  is  daarom  noodza- 
kelijk, om,  bij  het  bijeen  fmelten  van  de  voornoem- 
de Metalen , alle  voorzorg  in  acht  te  nemen , door  de 
ftoffen  eene  genoegzame  hitte  te  geven , en  onder  de 
fmelting  wel  onder  een  te  roeren  , en  ook , bij  het 
uitgieten  uit  den  kroes  in  verfchillende  ftaven  of 
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werkftukken , niet  alleen  op  derzelver  rang  van  uit- 
gieting, maar  zelfs,  bij  grootere  baren,  op  het  onder- 
fte  of  bovenfte  gedeelte  van  de  zamengefmoltene  mas- 
fa  acht  te  geven , om  in  alle  gevallen  van  de  moge- 
lijke ongelijkheid  van  dezelve  verzekerd  te  kunnen 
zijn. 

Het  Goud  krijgt,  door  de  vereeniging  met  het  Eigenfchap- 
Zilver  , eene  meerdere  hardheid  en  veerkracht,  dan Meiaal^men^ 
ieder  metaal  te  voren  afzonderlijk  had,  en  door  eene  fel. 
vereeniging  van  2 deelen  Goud  en  1 deel  Zilver,  zou- 
de dit  Metaal  wel  de  meeste  hardheid  verkrijgen. 

Het  verliest  weinig  in  rekbaarheid , en  neemt  toe  in 
fmeltbaarheid ; zijne  bijzondere  zwaarte  wordt  daar- 
door verminderd;  zoodat  een  mengfel  van  11  deelen 
Goud  en  1 deel  Zilver  eene  eigendommelijke  zwaarte 
heeft  van  17,927,  en  dus,  naar  eene  gemiddelde  bere- 
kening, op  1000  deelen  eene  uitzetting  van  37  deelen 
verkregen  heeft.  Het  Zilver  heeft  bovendien  het  ver- 
mogen , om  het  Goud  zeer  fpoedig  wit  te  doen  wor- 
den ; zoodat  eene  kleine  hoeveelheid  Zilver  in  (laat 
is,  om  eene  groote  hoeveelheid  Gouds  te  verbleeken; 
terwijl  eene  aanzienlijke  hoeveelheid  Gouds  vereischt 
wordt,  om  aan  het  Zilver  deszelfs  witte  kleur  te 
benemen.  Zoo  worden  20  deelen  Goud  van  1 deel 
Zilver  aanmerkelijk  verbleekt,  terwijl  1 deel  Goud 
niet  in  Haat  is , q m 4 deelen  Zilver  van  belang  in 
kleur  te  doen  veranderen.  De  kleur  van  eene  Goud- 
en Zilververeenigitfg  verfchilt  veel  naar  de  hoeveel- 
heid van  de  genomene  Metalen.  Dezelve  is  eenig- 
zins  groenachtig,  wanneer  er  Hechts  een  klein  gedeel- 
te Zilver  bijgevoegd  is,  en  meer  wit,  wanneer  0,660 
deelen  van  dit  laatfle  Metaal  genomen  worden  ; en 
wanneer  men  0,708  deelen  Goud  met  0,292  Zilver 
vereenigt,  krijgt  men  een  mengfel,  hetgeen  men  ge- 
woonlijk groen  Goud  noemt. 
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Wearom  De  vereeniging  van  het  Goud  met  het  Zilver,  als- 
«vordt  dit  Mè- mede  met  het  Koper,  berust  op  de  meerdere  vast- 
daargeftejd?  heid  en  veerkracht,  die  hierdoor  aan  het  Goud  ge- 
geven worden,  en  waardoor  het,  tot  verarbeiding 
van  muntfpeciën,  werkflukken  en  beraden , eene  vol- 
ftrekt  noodzakelijke  gefchiktheid  verkrijgt.  Tot  hoe 
verre  echter  eene  zoodanige  vereeniging  van  deze 
Metalen  moge  plaats  hebben  , daarvoor  is  , in  de  meest 
befchaafde  landen  en  Staten , op  eeue  meerdere  of 
mindere  zorgvuldige  wijze  gezorgd,  en  daar  de  mid- 
delen voorhanden  zijn , om  den  trap  en  de  maat  van  deze 
vereeniging  te  ontdekken,  zoo  is  het,  dat  ook  van 
dien  kant  zulk  eene  bepaling  kan  gehandhaafd  wor- 
den ; gelijk  wij  in  het  verdere  beloop  van  deze  ver- 
handeling  meer  uitgebreid  zullen  mogen  opmerken. 

§ 3.  Goud  en  Koper . 

Eigenfchap-  Ook  in  alle  evenredigheden  fmelt  het  Goud  met 
n?ngfel2n  dlT  het  Koper  te  zamen,  en  ook  dit  onedele  Metaal , in 
eene  bepaalde  maat  bij  het  Goud  gevoegd , offchoon 
wel  eenigzins  deszelfs  luister  verminderende,  fielt 
het  echter  fchadeloos  door  andere  nieuwe  en  voor- 
treffelijke eigenfchappen.  Immers  wordt  daardoor  des- 
zelfs kleur  verhoogd,  en  voor  velen  verkieslijker  ge- 
maakt; en  het  neemt  toe  in  hardheid  en  duurzaam- 
heid. De  grootlle  hardheid,  die  het  Goud  door  bij- 
voeging van  het  Koper  verkrijgt , ontflaat  door  ver- 
eeniging van  7 deelen  van  dit  Metaal  met  1 deel  Ko- 
per; ook  deze  vereeniging,  zoowel  als  met  het  Zil- 
ver , wordt  in  bet  algemeen  voor  vloeibaarder  gehou- 
den, dan  het  zuivere  Goud  alleen;  waarom  ook  de- 
ze verbindingen  uit  dien  hoofde  veelal  dienstbaar 
gemaakt  worden  tot  foldeerfels , om  de  deelen  van 
het  Goud  behoorlijk,  zonder  ontbering,  aan  één  te 
doen  hechten.  Derzelver  eigendommelijke  zwaarte  is 
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eenigzins  verminderd;  n deden  Goud,  met  i deel 
Zilver  gefmolten,  hadden  eene  eigendommelijke  zwaar- 
te van  17,257,  en  waren  dus  op  1000  deden  24  dee- 
len'  verwijderd ; ook  de  fmeedbaarheid  van  het  Goud , 
zoo  men  het  Koper  niet  in  te  groote  hoeveelheid, 
of  in  eenen  minder  zuiveren  toeftand  bezigt,  wordt 
daardoor  van  belang  niet  verminderd.  Hatchett 
houdt  een  mengfel  van  917  D.  Goud,  41J-  D.  Koper 
en  41J  D.  Zilver  het  gelchiktfte  tot  verwerking  voor 
Muntfpeciën , en  overtreffende  verre  in  dit  opzigt 
het  zuivere  Goud,  of  eene  vereeniging  van  hetzelve 
met  alle  andere.  Metalen,  De  gewone  dampkring 
of  de  Zuurftoflucht  oefent  op  dit  mengfel  geen  ver- 
mogen uit;  maar  bij  eene  groote  fmelthitte  wordt 
het  Koper  verzuurd , en  eenigermate  van  het  Goud 
afgefcheiden. 

§ 4.  Goud  en  Kwik. 

Het  Kwik  heeft  ook  eene  bijzondere  betrekking  tot  Werking  van 
het  Goud,  en  wordt  ook  daarom  meermalen  gebruikt jj®'  op 
tot  het  verzamelen  van  dit  Metaal,  met  andere  Me- 
talen of  vreemde  doffen  vereenigd , of  verontreinigd. 

Hei  Kwik  tast  het  Goud  terftond  met  geweld  aan , 
het  ontneemt  hetzelve  alle  vastheid , glans , veer- 
kracht, rekbaarheid  en  dringt  tot  in  deszelfs  binnen- 
fte  poriën  in.  Een  gouden  plaat , in  het  Kwik  ge- 
doopt, wordt  terftond  van  hetzelve  overtrokken,  en 
zal , hechts  eenigen  tijd  aan  hetzelve  blootgefteld , ge- 
heel broos  en  als  met  Kwik  doortrokken , of  zelfs 
bijna  , zonder  eenige  bijget^ragte  warmte , opgelost 
worden. 

Deze  oplosfing  of  vereeniging  van  Goud  en  Kwik  Hoe  de  ver- 
wordt gemeenlijk  daargefteld  , door  1 deel  bladgoud, van 
of  gevijld  of  fijn  verdeelcLG oud , met  6,  7 of  8 deelente  bewerkitel- 
Kwik,  in  eenen  marmeren  mortier  te  zamen  te  wrij-Hgen. 
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\ren , wanneer  er  zelfs  in  de  koude  fpoedig  eene  ver* 
eeniging  en  oplosfing  plaats  grijpt,  die  zoo  veel  te 
vaster  en  Heviger  is , naar  mate  er  meer  van  het 
edele  Metaal  door  het  Kwik  is  opgenomen.  Men  kan 
ook  deze  vereeniging  bewerkHelligen , door  dunne 
plaatjes  of  korrels  Goud  rood  te  doen  gloeijen , en 
dan  in  het  Kwik,  tot  200°  verhit,  van  tijd  tot  tijd 
te  werpen,  wanneer,  onder  cenige  roering,  de  veree- 
niging van  deze  Metalen  vrij  gemakkelijk  zal  plaats 
hebben.  Door  warmte  en  werktuigelijke  wrijving 
wordt  deze  vereeniging,  die  men  ten  aanzien  van  de 
verbindingen  van  het  Kwik  met  de  Metalen  in  het  al- 
gemeen Amaigamering  noemt,  aanzienlijk  bevorderd; 
ook  kan  men  dit  Goud-Amalgama  nog  verHerken,  door 
het  overvloedige  Kwik  door  een  zeemleder  te  perfen , 
wanneer  intusfehen  het  doorgeperste  Kwik  meestal 
eenige  Gouddeelen  met  zich  neemt.  Een  raengfel  van 
6 deelen  Kwik  en  1 deel  Goud  geven  een  matig  vloei- 
baar Amalgama,  hetgeen  zelfs  na  eenigen  tijd  den- 
dritifche  Kristallen  vormt.  Eén  deel  Goud  is  in  Haat, 
om  10  deelen  Kwik  te  doen  Hollen,  en  wanneer  men 
meer  van  dit  edele  Metaal  neemt,  krijgt  men  een  vast 
ligchaam.  De  enkele  warmte  fcheidt  echter  deze  bei- 
de ligchamen  weder  van  een;  het  vlugge  Kwik  ver- 
vliegt in  dampen  weg,  terwijl  het  vuurvaste  Goud 
onveranderd  achterblijft.  Door  de  vereeniging  van 
het  Kwik  met  het  Goud , fchijnt  de  verzuring  van  dit 
laatfle  Metaal , door  bijkomst  der  'warmte  , aanmerkelijk 
bevorderd  te  worden ; zoodat  47  deelen  Kwik , met 
i deel  Goud  vermengd , in  een  glas , aan  eene  mati- 
ge hitte  blootgefleld , weldra  verzuurd  zullen  worden 
cn  in  een  donker  poeder  overgaan. 

De  Herke  fcheikundige  verwantfehap  van  het  Kwik 
tot  het  Goud  Haat  zelfs  in  eene  evenredige  betrek- 
king tot  derzelver  natuurkundige  kracht  van  aantrek- 
king , die  opgemerkt  is  tusfehen  het  Kwik  en  de  ove- 
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rige  Metalen;  eene  gepolijste  Gouden  plaat  van  2$ 
duimen  omtreks , aan  de  oppervlakte  van  het  Kwik 
gebragt,  wordt  door  dezelve  aangetrokken  met  eene 
kracht  van  286  korrels;  het  Zilver  met  die  van  275, 

Tin  268,  Lood  243,  Koper  91  en  Ijzer  Hechts  met 
die  van  74 ; waaruit  blijkbaar  is , dat  hier  de  werk- 
tuigelijke aantrekking  der  onderlinge  deelen  vrij  aan- 
merkelijk in  verband  Haat  met  derzelver  fcheikundig 
-oplosfend  vermogen. 

§ 5.  Goud  en  andere  Metalen. 

1 

Met  de  andere  Metalen  gaat  ook  het  Goud  voor  Vercenteing 
het  grootfte  gedeelte  vereenigingen  aan , die  van  min-™ 
der  bijzonder  gebruik  of  toepasfing  zijn,  en  welke  Metalen  in  het 
dus  met  een  enkel  woord  te  herinneren,  in  dezen algemeen, 
genoegzaam  zal  zijn.  Meest  alle  benemen  zij  het 
Goud  deszelfs  uitnemende  rekbaarheid  en  veerkracht; 
kleine  onmerkbare  ftofdeeltjes  van  fommigen , zelfs 
derzelver  uitwafeming  of  dampen,  benemen  hetzelve 
zijne  taaiheid  en  veerkracht,  veranderen  het  oogen- 
blikkelijk  in  een  hard,  broos  en  breekbaar  Metaal, 
hetwelk  dikwijls  alle  pogingen  der  kunst  te  leur  Helt, 
om  het  tot  zijnen  vorigen  edelen  bruikbaren  toeftanci 
te  herftellen  en  te  veranderen. 

Het  Lood  verbindt  zich  aldus  gemakkelijk  met  het.  rCona  ca 
Goud,  maakt  hetzelve  broos,  en  dient  wel  voorna- Lood’ 
melijk , om , in  de  afdrijving  van  hetzelve  op  de  Ku- 
pel,  de  andere  onedele  Metalen  met  zich  te  voeren 
en  af  te  fcheiden.  Dit  mengfel  heeft  een  bleek , 
geel , weinig  Metaalachtig  voorkomen , en  is  bijna 
zoo  broos  als  glas,  op  de  doorbraak  eenigzins  por- 
feleinachtig , onfmeedbaarder  dan  het  Goud,  in  den 
dampkring  onveranderd  blijvende;  doch  bij  meerdere 
hitte  neemt  het  Lood  de  Zuurflof  tot  zich  , wordt 
verzuurd  en  verglaasd,  en,  zoo  het  tevens  gefchikt 
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kan  worden  afgezonderd , Iaat  het  het  Goud  bijna 
zuiver  over.  Een  mengfel  van  u deelen  Goud  en 
i deel  Lood  had  eene  zwaarte  van  18,080,  en  er 
had  bij  dezelve,  naar  de  gemiddelde  berekening*  wei- 
nig uitzetting  plaats.  Deze  uitzetting  wordt  door 
bijvoeging  van  Koper  nog  zeer  vermeerderd,  daar 
een  mengfel  van  442  Goud  en  38  Lood  op  1000  dee- 
len eene  uitzetting  verkrijgt  van  5 deelen , en  bij  een 
mengfel  van  442  Goud,  37,  75  Koper  en  o,  25  Lood 
op  1000^  deelen  eene  uitzetting  van  57  deelen  wordt 
waargenomen.  Het  Goud  heeft  flechts  o,  0005  deelen 
Lood  benoodigd,  om  geheel  broos  te  worden,  zoo- 
dat  het  te  verklaren  is,  hoedanig  flechts  de  enkele 
blootftelling  van  het  Goud  aan  den  damp  van  Lood 
genoegzaam  is,  om  het  deze  verderfelijke  eigenfchap 
te  doen  mede  deelen;  ja,  zelfs  zoude  het  Goud 
van  zijne  taaiheid  beroofd  kunnen  worden , als  het 
flechts  in  eene  koude  aanraking  met  dit  Metaal  ge- 
bragt  wierd. 

GoudenTir.  Men  houdt  het  Tin  als  nog  nadeeliger  voor  het 
Goud,  dan  het  Lood,  daar  de  allergeringfte  hoeveel- 
heid, ja,  deszelfs  bijna  onzigtbare  damp  hetzelve  da- 
delijk onfmeedbaar  maakt.  Klaproth  fpreekt  ech- 
ter van  een  mengfel  van  1 deel  Tin  en  12  deelen  Goud, 
dat  onder  den  pletmolen  zoude  kunnen  geplet  wor- 
den, en  deelt  er  deze  waarneming  bij,  dat  een  klein 
gedeelte  Tin  het  Goud  niet  terftond  belet,  om  ge- 
plet en  uitgerekt  te  worden , zoo  men  zulk  een  meng- 
fel flechts  niet  verwarmt , in  welk  geval  het  terftond 
broos  zoude  worden.  Hoe  moeijelijk  het  is,  om  dat 
Tin  wederom  van  het  Goud  geheel  af  te  fcheiden, 
cn  hoe  zulks  moet  gefchieden  , zal  nader  worden  aan- 
getoond. Wanneer,  volgens  Hatchett,  iï  deelen 
Goud  met  1 deel  Tin  vereenigd  worden,  ontftaat  er 
een  mengfel  van  eene  bleeke,  grijsachtige  kleur,  het- 
welk in  groote  ftukken  zeer  broos  is , in  dunne  pla- 
ten 
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ten  nogtans  kan  gebogen  worden.  Hetzelve  heeft  ee- 
ne  aardachtige,  fijne,  korrelige  breuk,  en  is  van  eene 
eigendommelijke  zwaarte  van  17,307,  bij  welke  vér- 
eeniging  eene  inkrimping  van  0,011  deelen  zoude 
plaats  hebben.  Volgens  Alchorne,  gaf  0,027  Tin 
met  het  Goud  een  rekbaar  Metaalmengl'el , hetwelk 
zelfs  voor  pletting  en  bewerking  aanmerkelijk  vatbaar 
was.  Bij  eene  fterke  hitte  verloor  het  intusfchen 
deszelfs  zamenhang  en  werd  in  eene  donkere , onaan- 
zienlijke Bof  veranderd. 

De  Zink  geeft  ook  met  het  Goud  een  hard,  broos,  Goud  e& 
fijnkoornig  mengfel,  en  heeft  dat  bijzondere,  dat,ZSnk* 
zoo  zij  in  gelijke  deelen  met  het  Goud  gefmolten 
wordt,  eene  uitnemende  fchoone  polijsting  aanneemt, 
waardoor  dit  mengfel  tot  het  vervaardigen  vam  Me- 
taalfpiegels  eene  bijzondere  gefchiktheid  deelachtig 
wordt.  Een  mengfel  van  11  deelen  Goud  en  1 deel 
Zink  had  eene  bleek  - groene , gele,  zwartachtige 
kleur,  was  zeer  broos,  van  eene  eigendommelijke 
zwaarte  van  16,937,  en  had  eene  inkrimping  van  0,003 
deelen  ondergaan.  Volgens  Hellot,  zouden  7 dee- 
Jen  Zink  vermogend  zijn , om , bij  eene  fterke  aange- 
wende hitte,  i deel  Goud  mede  te  doen  vervliegen. 

Het  Ijzer  verbindt  zich  ook  gemakkelijk  door  de  Goud  en 
fmelting  met  het  Goud,  op  welken  grond  men  zichIJzer* 
ook  van  het  Goud  bedient  tot  hèt  folderen  van  fijne 
Ijzeren  of  Stalen  werktuigen , en  waarom  men  ook 
tevens  voorzigtig  moet  zijn , om  zich  niet  van  Ijze- 
ren ftaafjes  te  bedienen  tot  omroering  van  het  ge- 
fmolten Goud.  Gelijke  deelen  Goud  en  Ijzer  geven 
eene  graauwe  min  aanzienlijke  ftof ; 4 deelen  Ijzer  en 
1 deel  Goud  leveren  een  Zilverkleurig  mengfel  op, 
terwijl  6 deelen  Goud  en  1 deel  Staal  een  wit  tame- 
melijk  fmeedbaar  Metaal  daarftellen.  Ook  geven  n 
deelen  Goud  en  1 deel  Ijzer,  volgens  Hatchett, 
een  vrij  fmeedbaar  Metaal,  dat  zich  pletten  en  tot 
G a munt- 
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muntftukken  verarbeiden  laat.  Deszilfs  kleur  was 
grijs-geel,  loodkleurig,  het  was  harder  dan  het  Goud, 
had  eene  eigendom  melijke  zwaarte  van  16,885,  en 
eene  uitzetting  van  o,  ooi  57  deelen  ondergaan.  Uit 
onlangs  genomene  proeven  van  de  Heeren  Stodart 
en  Faraday  van  Londen,  omtrent  de  verbindingen 
van  het  Staal  met  andere  Metalen,  blijkt  ook,  dat 
deze  beide  Metalen  zich  zeer  gefchikt  vereenigen  la- 
ten , van  welk  mengfel  zij  echter  de  nadere  eigen- 
fchappen  en  bruikbaarheid  nog  niet  hadden  kunnen 
onderzoeken;  Honderd  deelen  Staal  met  1 deel 
Goud  hadden  gehamerd  eene  eigendommelijke  zwaar- 
te van  7,  870. 

Gouden  Het  Bismuth  geeft  met  het  Goud,  in  eene  kleine 
BismuLh.  hoeveelheid  bijeen  gefmolten , een  donker  getl-groen 
mengfel,  hetwelk  zeer  broos  en  moeijciijk  weder  te 
zuiveren  is.  Volgens  Hat c heet,  hebben  11  deelen 
Goud  en  1 deel  Bismuth  eene  zwaarte  van  18,038, 
en  bij  de  vereeniging  eene  ineenkrimping  van  o,  102; 
Hechts  een  o,  0005  gedeelte  Bismuth  maakte  ook  het 
Goud  reeds  broos  en  onbruikbaar. 

Goud  en  Met  het  Spiesglans  fmelt  het  Goud  bijzonder  ge- 
Spiesglans.  makkelijk  te  zamen,  en  kan  ook  dit  Spiesglans,  als 
een  vlugtig , ligt  verzuurbaar  Metaal , daarvan  door  de 
hitte  worden  afgefcheiden.  Ook  0,0005  deelen  van 
dit  Metaal  zijn  in  Haat,  om  aan  het  Goud  deszelfs 
taaiheid  en  veerkracht  te  benemen  en  het  tot  een 
broos  Metaal  te  hervormen.  Dit  Metaaimengfel  on* 
dergaat  ook  eene  aanmerkelijke  inkrimping,  daar  n 
deelen  Goud  en  1 deel  Spiesglans  eene  zwaarte  had- 
den van  16,929  en  eene  inkrimping  hadden  onder- 
gaan van  0,013  deelen.  Wordt  echter  het  Goud, 
of  wel  het  min  zuivere  Goud  met  het  gezwaveld 
Spiesglans  gefmolten , dan  zal  men  weldra  zien , dat 
het  zuivere  Goud  zich  met  het  eigenlijke  Metallieke 
Spiesglans  zal  vereenigen,  terwijl  de  Zwavel  zich  van 
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de  andere,  het  Goud  Verontreinigende,  Metalen  zal 
vermeesteren,  en  als  eene  flak  op  de  oppervlakte 
van  het  Goud  zal  overblijven.  Het  Spiesglans-hou- 
dend  Goud  wordt  nu , bij  aangewende  hitte  en  aange- 
bragten  luchtftroom , van  het  Spiesglans  gezuiverd, 
terwijl  het  Goud  in  zijne  zuiverheid  wordt  herfteld. 

De  Bruinfteen  laat  zich  om  zijne  moeijelijke  fmelt-  Goud  en 
baarheid  niet  gemakkelijk  met  het  Goud  vereenigen ; Bruinfteen. 
met  io  deelen  Goud  zoude  het  echter  een  vrij  fme- 
dig,  fijiikoornig  Metaal  opleveren.  Hatchett  gloei- 
de eenig  Goud  zeer  fterk  in  eenen  kroes,  terwijl  het 
met  Bruinfteen  omwikkeld  en  met  olie  bevochtigd 
was,  wanneer  hij  een  hard,  weinig  rekbaar  en  geel- 
zwartachtig mengfel  verkreeg,  hetwelk  door  zijnen 
helderen  glans  zeer  veel  geleek  naar  gepolijst  ftaal, 
ongeveer  0,125  D.  Bruinfteen  bevatte,  en  voor  den 
invloed  der  lucht,  zuren  en  andere  doffen  zeer  on- 
aandoenlijk was.  Het  fmolt  niet  zoo  gemakkelijk,  als 
het  Goud,  doch  in  aanraking  van  de  lucht  gefmol- 
ten , fcheidde  zich  de  verzuurd  wordende  Bruinfteen 
weder  af.  Door  kupellering  kon  ook  de  Bruinfteen 
weder  gefcheiden  worden. 

Het  Goud  vereenigt  zich  ook  met  den  Arfenik  of  Goud  en  Ar* 
het  Rattenkruid- Metaal , waardoor  hetzelve  bij  uit*[^ait^nCk*-er!P 
ftek  broos  wordt  en  zeer  verbleekt.  Het  gefchiktfte  der?  Metalen, 
is,  om  te  dien  einde  eene  plaat  Gouds  in  eenen  dub- 
belen, op  elkander  geplaatften , kroes  aan  de  dam- 
pen van  den  Arfenik  bloot  te  ftellen , wanneer  het 
rood  gloeijende  Goud,  zich  met  de  Arfenikdampen 
vereenigende , fmeltbaar  wordt  en,  als  .van  de  plaat 
afdruipende,  in  den  onderden  kroes  verzameld  wordt. 

Het  Goud  heeft  eene  fterke  hitte  benoodigd , om  van 
den  Arfenik  weder  bevrijd  te  worden,  terwijl  deze 
alsdan  veelal  eenig  Goud  met  zich  doet  vervliegen; 
en  om  de  laatfte  deelen  Arfenik  geheel  weg  te  ne- 
men, moeten  er  veeial  deze  of  gene  verzurende,  of 
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den  Arfenik  medeflepende  ftoffen  bijgevoegd  wor- 
den. — Met  het  Nickel  kan  ook  het  Goud  vereenigd 
worden  tot  een  wit  breekbaar  Metaal , door  het  Sal- 
peterzuur waarfchijnlijk  weder  te  fcheiden  en  te  ont- 
leden. Volgens  Hatchett,  gaven  aldus  n deelen 
Goud  en  1 deel  Nickel  een  latoenkleurig  mengfel, 
hetgeen  broos  was,  eene  aardachtige,  korrelige  breuk 
had,  en  eene  zwaarte  van  17, 068.  — Met  den 
Kobalt  fmelt  het  Goud  ook  eenigzins  tot  een  broos 
en  min  aanzienlijk  mengfel  te  zamen;  terwijl  hel  zich 
met  het  Waterlood  en  het  Wolfram  minder  gemakke- 
lijk laat  verbinden.  — Chevenix  fmolt  ook  in  ee- 
nen  kroes  gelijke  deelen  Goud  en  Palladium  te  za- 
men. Het  daardoor  geverwde  Metaalmengfel  had  eene 
graauwe  kleur , en  deszelfs  hardheid  was  aan  gefmeed 
Ijzer  gelijk;  het  was  echter  minder  fmeedbaar,  dan  ie- 
der Metaal  afzonderlijk , en  brak  bij  herhaalde  (lagen 
van  den  hamer.  De  breuk  was  grofkoornig  en  toon- 
de fporen  van  kristallizatie  aan : deszelfs  eigendom- 
melijk gewigt  was  11,079.  — Het  Rhodium  gaf,  vol- 
gens Wollaston,  met  het  Goud  een  zeer  fmedig 
Metaalmengfel , dat , bij  eenen  hoogen  graad  van  hit- 
te, niet  verzuurde,  maar,  bij  langzame  verkoeling, 
met  een  zwart  verzuurfel  overtrokken  werd.  Als 
dit  Metaalmengfel  met  Salpeterzuur  behandeld  werd, 
werd  het  Rhodium  niet  aangegrepen.  — Volgens 
Tennant,  fmolt  het  Osmium  met  het  Goud  te  za- 
men, en  gaf  een  fmeedbaar  Metaalmengfel.  — Met 
het  Iridium  liet  zich  ook,  volgens  voornoemden  Ge- 
leerde , het  Goud  vereenigen.  Dit  Metaalmengfel 
was  fmeecjbaar,  en  in  kleur  weinig  van  het  Goud  on- 
derfcheiden.  Door  de  kupellering  en  kwartering  Iaat 
zich  het  Iridium  niet  van  het  Goud  fcheiden ; alleen, 
bij  deszelfs  oplosfmg  in  Salpeter- Zoutzuur , bleef 
hetzelve  als  een  zwart  poeder  over.  — Davy  vond, 
ifet  ifleB  gok  he;  fotasfuun  en  Sodium,  door  middel 
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van  de  warmte,  vrij  gemakkelijk  met  het  Goud  ver- 
binden konde.  De  daarbij  verkregene  mengfels  wer- 
den nogtans  door  de  lucht  en  het  water  weder  ont- 
leed. — Buitendien  bedaan  er  nog  verbindingen  van 
het  Goud  met  het  Tungdenium,  Uranium , Titanium, 
Tellurium,  Chromium,  Columbium , Cerium  en  an- 
dere minder  bekende  Metalen , die , even  als  de  laat* 
den  , geene  bijzondere  eigenfchappen  aan  den  dag  leg- 
gen, en  dus  ook  hier  niet,  als  voorwerpen  van  min- 
der bekend  toepasfelijk  gebruik , eenige  breedere  ont- 
wikkeling behoeven. 


HOOFDSTUK  VU. 

Over  de  fcheïding  van  het  Goud  van  andere  Stoffen 
en  Metalen . 

$ 1.  Zuivering  der  Goud-  Ertfen  in  het  Algemeen « 

Wij  hebben  in  het  eerde  Hoofdduk  van  deze  Af-  Zuivering 
deeling  gezien , dat  het  Goud  in  de  Natuur  meestal  Q0tu|eJe'- 
in  eenen  gedegenen  toedand  voorhanden  is,  hetzij  S’n  °UÖ* 
meer  zuiver,  of  met  andere  Metalen  tevens  veree- 
nigd;  terwijl  het  ook  veelal  in  eenige  deenen  en 
ertfen  als  verfpreid,  en  als  met  dezelve  verbonden 
gevonden  wordt.  Het  zal  genoegzaam  zijn , met  een 
enkel  woord  melding  te  maken  van  de  zuivering  de- 
zer ertfen , omdat  wij  toch  de  meeste  zuiveringswij- 
zen van  de  verfchillende  verbindingen  van  het  Goud 
met  andere  Stoffen  meer  uitgebreid  zullen  moeten 
opgeven,  waarop  toch  ook  de  bijzondere  zuiverin- 
gen der  Goud- Ertfen  meerendeels  berusten  en  ge- 
grond zijn. 
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Verfchillen* 
de  behande- 
ling der  Goud* 
enien. 


Uyèt  gedegen  meer  zuivere  Goud  wordt  doorgaans 
in  eenen  kroes  met  eenig  Salpeter  en  Borax  te  za- 
men  gefmolten,  terwijl  ook  deszelfs  zuiverheid  door 
oplosfmg  in  Salpeter- Zoutzuur  en  nederploffing  met 
eene  oplosfmg  van  Zwavelzuur  Ijzer  wordt  onder- 
zocht en  aangewezen.  Het  hierbij  vooraf  bij  de  op- 
losfing  gevormd  Zoutzuur  Zilver  kan  verzameld  en 
afgewasfchen  worden , en  de  hoeveelheid  van  het  aan- 
wezig geweest  zijnde  Zilver  aantoonen.  Het  Koper 
kan  uit  de  van  het  Goud  beroofde  oplosfmg  door  Ijzer 
worden  afgefcheiden ; terwijl  het  mogelijk  in  hetzel- 
ve aanwezig  geweest  zijnde  Ijzer  vooraf  door  eenig 
Galnoten  aftrekfel  kan  worden  aangewezen.  De  ge- 
zwavelde Goud- houdende  Ijzer -ertfen  worden  ge- 
woonlijk met  Salpeterzuur  behandeld , wanneer  de 
Zwavei  en  het  Goud  onopgelost  overbiijven , en  de 
meeste  onedele  Metalen , als  ook  het  Zilver , zich 
met  dit  Zuur  vereenigen.  — In  het  algemeen  worden 
nogtans  de  Goud- ertfen  meer  op  den  droogen  weg 
behandeld;  de  Zwavelachtige  en  Arfenikale  doelen 
worden  er,  door  zachte  roostering  onder  den  mof- 
fel, onder  geftadige  roering,  van  afgefcheiden;  het 
overgeblevene  wordt  daarop  met  8 deelen  Lood  op 
eene  fcherf  aangezoden , waarbij  dikwijls  ter  meerde- 
re vloeijing  eenig  Loodgias  en  Borax  wordt  bijge- 
voegd. Het  Goud , alsmede  het  Zilver  en  Koper , 
zoo  deze  in  de  ertfen  bevat  geweest  zijn , vereenigen 
zich  alsdan  met  het  Lood , terwijl  de  Aarden  en  ove* 
rige  ligt  verzuurbare  Metalen  tot  flakken,  dat  is,  on* 
zuivere , minder  fmeltbare  en  op  het  Metaal  drijvende 
ftoffen  overgaan,  en  de  meer  vlugge  Metalen,  als  het 
Kwik,  Spiesglans,  de  Zink  en  dergelijken  in  damp 
vervliegen  en  alzoo  worden  afgezonderd.  Het  Goud 
en  Lood,  welke  meestal  met  eenig  Zilver  en  Koper 
vereenigd  zyn,  blijven  nu  op  den  hodem  van  den  kroes 
over,  en  worden  door  kupellering  verder  gezuiverd. 
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waardoor  de  edele  Metalen , het  Goud  en  Zilver,  over- 
blijven, dewelke  wederom,  door  bijzondere  wegen , 
ieder  afzonderlijk  kunnen  worden  daargefteld.  — Deze 
ertfen  worden  bovendien  naar  hunnen  verfcbillenden 
aard , buiten  de  genoemde  roosleringen  , aanzoding 
met  Lood,  nog  op  andere  wijzen  behandeld.  Zoo 
zij  vele  aarden  en  fteenen  bezitten , worden  zij  eerst 
hjn  gemaakt,  en  dan,  door  behulp  van  Lood,  of  ook 
wel  door  middel  van  de  amalgamering  met  Kwik , ge- 
zuiverd. De  Zouten , die  daarin  voorhanden  mog- 
ten  zijn , worden  eerst  behoorlijk  door  uitlooging  met 
water  afgezonderd;  ook  wordt  het  Goud,  zoo  het 
met  gezwaveld  Lood  verbonden  is , meestal  door 
bijgevoegd  gekorreld  Ijzer  gefcheiden ; verbindende 
zich  dat  Ijzer  met  de  Zwavel , latende  alzoo  het 
Goud  met  het  Lood  vereenigd  achter,  hetwelk  door 
de  kupellering  daarvan  weder  af  te  fcheiden  is. 

De  hoofdzakelijkfte  der  Goudfcheidingen  beftaat  De  voorn  ai m- 
nu  meestal  in  die  van  de  vereenigingen  der  beide  beafat^r'de 
edele  Metalen,  het  Goud  en  Zilver  namelijk;  deze  Zilver-  hou- 
zijn  door  de  Natuur  gewoonlijk  vereenigd  en  naauw^1^0011'3* 
met  elkander  verbonden;  terwijl  ook  deze  fcbeiding 
wederom , naar  gelange  van  derzelver  onderlinge  even- 
redigheid , waarin  zij  verbonden  zijn , zeer  verfchil- 
lend  wordt  aangewend.  Deze  middelen  van  fcheiding 
rusten  op  de  onderfcheidene  wijzigingen  van  verwant- 
fehap , die  ieder  dezer  Metalen  afzonderlijk  tot  ande- 
re ftoffen  bezit;  terwijl  bovendien  tevens  meestal  in 
al  deze  fcheidingen  ook  de  andere  onedele  Metalen 
worden  afgezonderd , zoo  die  daarbij  mogten  voor- 
banden geweest  zijn.  De  Platina  blijft  echter  bij  de- 
ze gewone  bewerkingen , zoo  die  in  eenige  belangrij- 
ke evenredigheid  met  het  Goud  en  Zilver  vereenigd 
geweest  is , met  dezelve  grootendeels  verbonden , 

Ifvaarom  ook  deze  vereeniging  veelal  eene  afzonderlij- 
ke Scheiding  vereischt.  Daar  ook  het  Goud  en  Zil- 
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ver,  naar  gelange  van  hunne  vereeniging  met  andere 
Metalen , eene  onderfcheidene  voorbereiding  benoo- 
digd  hebben , en  ook  door  verfchillende  middelen  tot 
liunnen  (laat  van  zuiverheid  kunnen  gebragt  worden, 
zoo  zullen  wij  ook  van  deze  bijzonderlijk  moeten  ge- 
wagen. 


Dcz2  Schei*  Deze  Scheidingen  gefchieden  nu , of  op  den  natten , 
f 'ire ^ gC  •>  °P  ^en  ^roogen  weg,  en  verfchillen  weder  naar 
der B2ïtei»°,Pof  onderlinge  hoeveelheden  van  het  Goud  en  Zilver; 
droogeu  weg.  zoodat,  als  de  hoeveelheid  Gouds  die  van  het  Zilver 
verre  overtreft,  men  zich  bedient , of  van  de  Scheiding 
dezer  Metalen  in  Salpeter- Zoutzuur , of  van  de  Ce- 
mentering,  zijnde  blootftelling  van  de  gloeijende  Me- 
talen aan  zure  dampen , of  van  de  gieting  door  Spies- 
glans , dat  is , verdeeling  van  de  beide  Metalen  door 
het  gezwaveld  Spiesglans.  Is  echter  het  Zilver  over- 
vloediger in  het  mengfel  voorhanden,  dan  het  Goud, 
zoo  bedient  men  zich,  of  van  de  kwatering,  dat  is, 
uittrekking  der  Zilverdeelen  door  oplosfing  van  het 
Metaal  in  Salpeterzuur,  of  van  de  gieting  door  Zwa- 
vel , beftaande  in  eene  fmelting  van  het  Metaal  met  de 
Zwavel,  waardoor  het  Zilver  tot  een  gezwaveld  Me- 
taal gevormd  wordt  en  het  Goud  meer  gezuiverd  ach- 
terblijft. — De  amalgamering,  verkwikking  of  uit- 
trekking der  edele  Metalen  uit  hunne  ertfen,  door 
middel  van  het  Kwik,  alsmede  de  kupellering,  af- 
drijving of  affcheiding  van  de  onedele  Metalen,  door 
middel  van  het  vloeijende  Lood,  als  voorbereidende 
Scheidingen  zoowel  voor  het  Goud  als  het  Zilver,  zul- 
len in  de  behandeling  van  dit  laatfte  Metaal  meer  uit- 
gebreid voorkomen , en  aldaar  meer  opzettelijk  wor- 
den behandeld.  Wij  zullen  nu  in  de  eerde  plaats,  na 
de  Scheidingen  op  den  natten  weg  te  hebben  afgehan- 
deld, in  de  tweede  plaats  de  Scheidingen  op  den  droo- 
gen  weg  voordragen,  als  waarbij  dan  nog  iets  over  ee- 
nige  meer  bijzondere  Scheidingen  van  andere  Metalen 
en  Stoffen  zal  gevoegd  worden.  § a# 
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§ 2.  Scheiding  van  het  Goud  door  Salpeter - 
Zoutzuur. 

Daar  het  uit  het  te  voren  gezegde  gebleken  ’ h.^e1f2"li?ria 
dat  het  Goud  zich  in  het  Salpeter- Zoutzuur  inzon- zoutzuur*' op 
derheid  liet  oplosfen,  'zoo  heeft  men  zich  van  dit  te  iosfea. 
Scheivocht  reeds  voorlang  bediend , om  dit  Metaal 
uit  zijne  onderfcheidene  verbindingen  af  te  fcheiden, 
en  tot  eenen  meer  zuiveren  toefland  te  brengen.  Dit 
Salpeter- Zoutzuur , meer  onder  den  naam  van  Ko- 
ningswater bekend,  lost  het  Goud,  Koper,  Ijzer  en 
de  Zink  geheel  op,  terwijl  het  Zilver,  Lood,  Tin, 

Bismuth  en  Spiesglans  in  de  eerde  plaats,  door  in- 
werking van  het  Salpeterzure  gedeelte,  wel  opge- 
lost worden , doch  terdond  met  het  Zoutzuur  we- 
der als  onoplosbare , Zoutzure  of  Chlorine  verbindin- 
gen worden  nedergeploft,  die , behoorlijk  afgezonderd, 
weder  tot  hunnen  Metaalftaat  kunnen  herdeld  worden. 

Om  deze  bereiding  wel  te  doen  gelukken , brengt  men 
het  onzuivere  Goud  of  het  Zilver -houdend  Goud  tot 
dunne  platen , of  verkleint  het  door  korreling  of  uit- 
gieting in  koud  water , onder  geftadige  omroering  van 
hetzelve,  en  doet  het  in  eene  glazen  kolf,  waarop 
men  het  overgiet  met  eene  drie-  of  vierdubbele  hoe- 
veelheid Salpeter-Zoutzuur , zamengedeld  naar  een  der 
bovengenoemde  voorfchriften , en  fielt  alles  in  een 
Zandbad , of  aan  eene  andere  matige  warmte  bloot. 

Er  ontwikkelen  zich  onder  deze  oplosfing  Salpeter- 
zure en  Zoutzure  dampen,  en  deze  na  eenigen  tijd 
niet  meer  verfchijnende , zoo  giet  men  het  warme 
Scheivocht  terflond  voorzigtig  en  volkomen  helder 
in  een  eenigzins  verwarmd  glas  af,  terwijl  men  de 
overblijvende  doffe  nogmaals  met  1 of  2 deelen  Sal- 
peter-Zoutzuur behandelt,  om  al  de  Gouddeelen 
volkomen  op  te  Iosfen  en  af  te  zonderen.  Ook  dit 
yppht  wordt , na  menige  blootflelling  aan  eene  zach- 
te 
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te  warmte,  wederom  afgegeten  en  bij  het  vorige  ge- 
voegd; terwijl  de  overblijvende  onopgeloste  (tof  met 
zuiver  verwarmd  water,  of  ook  nog  wel  met  eenig  ver- 
dund Zoutzuur,  wordt  afgewasfchen , en  alsdan , meest- 
al uit  Zoutzuur  Zilver  beftaande , afzonderlijk  wordt 
opbewaard.  Hoe  meer  Goud  zich  nu  in  het  meng- 
fel  bevindt,  zoo  veel  te  gemakkelijker  gefchiedt  de- 
ze opiosfïng  en  fcheiding,  Tromsdorf  gelooft 
niet,  dat  op  deze  wijze  eene  volkomene  ontleding 
van  het  Goud  plaats  kan  hebben;  terwijl  Klaproth 
van  oordeel  is,  dat  6 deden  van  het  bovengemelde 
Salpeter- Zoutzuur  in  de  koude  in  Haat  zouden  zijn, 
om  i deel  Go.ud  op  te  losfen ; doch  dat  er  in  de 
warmte  eenig  Zilver  met  het  Goud  zoude  worden 
opgelost , hetgeen  dus , met  het  nu  neder  te  ploffen 
Goud  vereenigd,  hetzelve  weder  verontreinigen  zoude* 
Hoedanig  het  Het  Goud , in  de  genoemde  vochten  thans  opge- 
oplosfing  door  *ost  5 wordt  daaruit  gewoonlijk  afgefcheiden  door  ee- 
Zwaveizuur  ne  oplosfing'  van  groen  Koperrood , of  Zwavelzuur 
redwge^oft  eerstverzuurd  Uzer  ( Protofulphas  ferri )•  Dit  Me- 
taalzout  wordt  in  eene  tien  - of  twaalfdubbele  hoeveel- 
heid , ten  aanzien  van  het  gebruikte  Goud , geno- 
men, in  weinig  water  opgelost,  en  bij  de  Goudop- 
losfiug  gevoegd;  wanneer  het  Goud  zich  in  zijnen 
Metaalachtigen  toedand  zal  affcheiden , en  naar  den 
bodem  van  het  vat  zal  bezinken.  Bergman  gelooft, 
dat  men  op  deze  wijze  het  zuiverde  Goud  zoude  kun» 
nen  verkrijgen , daar  hij  op  deze  manier  hetzelve  van 
eene  zuiverheid  van  1000  D.  verkreeg,  eri  volgens  de 
Scheiding  door  Salpeterzuur  flechts  Goud  van  993  D* 
erlangde.  Het  Zwavelzuur  Ijzer  ontleedt  hier  de 
Goudoplosfing , doordien  hier  het  Ijzer,  in  een  en 
eerstverzuurden  toedand,  of  als  een  Protoxide,  in 
het  Zwavelzuur  voorhanden  is , en  eene  bedendige 
neiging  heeft,  om  eene  meerdere  ^hoeveelheid  Zuur- 
ftof  tot  zich  te  nemen,  waarvan  Jj^t  zich  bij  deze 

ver- 
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vereeniging  met  de  Goudoplosfing  vermeestert,  ter- 
wijl voor  het  overige  dit  IJzerverzuurfel  nu  als  een 
volkomen  verzuurfel  in  het  Salpeter- Zoutzuur  blijft 
opgelost.  Het  Zwavelzuur  Ijzer  dient  daarom  ook 
te  dezen  aanzien  immer  versch  bereid  te  zijn , om 
niet,  door  eene  lange  blootftelling  aan  de  lucht,  tot 
den  toeftand  van  een  volkomen  verzuurfel , Peroxide , 
over  te  gaan.  Het  Goud  is  in  deze  oplosfing  in  het 
Salpeter- Zoutzuur  in  eenen  verzuurden  toeftand; 
doch,  daar  het  met  deze  Zuurftof  Hechts  zeer  los 
verbonden  is,  geeft  het  gemakkelijk  aan  het  Zwavel- 
zuur eerstverzuurd  Ijzer  zijne  Zuurftof  af,  om  daar- 
door, van  dezelve  beroofd,  in  zijnen  Metaalftaat 
lierfteld  te  worden.  Dit  afgefcheiden  Goud  wordt 
nu  behoorlijk  afgewasfehen,  gedroogd,  gegloeid,  en 
met  eenige  Potasch,  Borax  of  Salpeter,  te  zamen  ge- 
fmolten  en  vergaderd.  Wanneer  men  dit  Goud  zeer 
zuiver  begeert,  kan  men  het  gedroogd  en  afgewas- 
fchen  nederploffel  vooraf  nog  met  eenig  verdund 
Zoutzuur  warm  laten  trekken,  ten  einde  alle  aan- 
hangende IJzerdeelen  geheel  worden  weggenomen. 

Om  het  Goud  uit  de  gemelde  oplosfing  neder  te  Zijn  er  oo- 
ploffen,  wordt  ook  nog,  behalve  van  het  Zwavel- ®!}dere  .Schei" 
zuur  Ijzer,  gewag  gemaakt  van  het  Zoutzuur  Iin,ien? 
het  Kwik  en  de  Salpeterzure  Kwikoplosfing,  in  de 
koude  bereid.  Het  Goud  valt,  in  het  eerfte  geval, 
met  het  Zoutzuur  Tin  niet  geheel  zuiver  neder,  maar, 
meestal  met  eenig  Tinverzuurfel  vereenigd , ftelt  het 
een  Mineraal  purper  van  Casfius  daar;  door  het 
Kwik  fcheidt  zich  wel  het  Goud  in  deszelfs  Metaal- 
gedaante  af,  doch  behoudt  altijd  nog  eenige  aanhan- 
gende Kwikdeelen , daar  de  Salpeterzure  eerstverzuur- 
de  kwikoplosfing  (Protonitras  Mercurii)  zekerlijk 
bijna  gelijk  zal  werken , als  de  Zwavelzure  eerstver- 
zuurde  IJzeroplosfing , door  zich  van  de  Zuurftof  van 
het  Goud  te  vermeesteren,  en  daardoor  het  Goud  in* 
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zijnen  Metaalflaat  te  herftellen.  Daar  echter  deze 
laatstgenoemde  nederplofmiddelen  veel  kostbaarder 
zijn,  dan  het  gewone  Zwavelzuur  Ijzer,  en  het  Goud 
ook  door  dezen  minder  zuiver  wordt  afgefcheiden  * 
zoo  is  aan  deze  eerfle  manier  genoegzaam  in  de  mees- 
te gevallen  verre  de  voorkeur  te  geven* 

§ 3.  Scheiding  van  het  Goud  door  Salpeterzuur 
of  Kw  ar  tering. 

Deze  is  ee-  Deze  Scheiding  behoort  tot  eene  der  meest  zekerfh 
ne  der  alge-  en  beste  ontledingen  der  Goud  - en  Zilver -houdende 
dingen.  Metaalmengfels ; doch  deze  kan  niet  met  vrucht  m 
het  werk  worden  gefield,  zoo  niet  vooraf  de  beide 
Metalen  van  alle  andere  Metalen , en  bijzonder  van 
het  Koper,  geheel  ontbloot  zijn  geworden;  uit  hoof- 
de het  Goud  eene  zoodanige  tierke  betrekking  tot  de- 
ze Metalen,  en  bijzonder  tot  het  Koper,  heeft,  dat 
hetzelve , offehoon  het  in  dit  mengfel  flechts  in  eene 
geringe  hoeveelheid  aanwezig  mogt  zijn , en  zelfs,  door 
het  daarbij  voorhanden  of  bij  te  voegen  Zilver,  geheel 
verdeeld,  aan  de  werking  van  het  zoo  vermogend 
Salpeterzuur  mogt  worden  blootgefleld,  nogtans,  na 
de  bewerking,  altijd  eenig  Koper  bij  zich  behoudt, 
en  dus  niet  tot  de  vereischte  zuiverheid  door  deze 
oplosfing , zonder  eene  voorafgaande  behandeling , 
gebragt  kan  worden. 

liet  Metaal-  Men  moet  dus  het  mengfel  aan  de  afdrijving  met 
mengfel  moet  Lood  of  kupellerina;  vooraf  blootflellen , waardoor  al- 

vooraf  geku-  ^ * 

pelleerd  wor-  k onedele  Metalen  worden  afgefcheiden;  zoo  als  wij 

den,  met  bij-  omtrent  deze  bewerking,  bij  de  behandeling  van  het  Zil- 

vocsins  van  ü 

eenig  Zilver.  ver’  meer  uitvoerig  zullen  mogen  waarnemen.  Doch 

niet  alleen  moet  dit  mengfel  vrij  zijn  van  alle  vreemde 
Metalen ; maar  de  evenredigheid  van  het  Goud  tot  het 
Zilver  moet  ook  in  zoodanige  verhouding  (laan , dat 
het  Salpeterzuur  het  vermogen  heeft  * om  al  de  Zil- 
ver* 
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verdeden  uit  het  mengfel  geheel  tot  zich  te  nemen. 
Het  Goud,  immers,  onvatbaar  voor  de  werking  van 
het  zuivere  Salpeterzuur,  heeft  bovendien  het  ver- 
mogen, om  de  weinige  met  zich  verbondene  Zil- 
verdeden  zoodanig  te  omkleeden  en  te  befchermen  . 
tegen  den  invloed  van  dat  Zuur,  dat  ook  de  laatilc 
Zilverdeeltjes  met  het  Goud  naauwkeurig  verbonden 
blijven,  offchoon  zij  aan  den  invloed  en  de  wer- 
king van  het  fterkfte  Salpeterzuur,  geholpen  door 
de  warmte,  worden  blootgefteld.  2Jijn  echter  de  Zil- 
verdeelen  in  eene  zoodanige  evenredige  verhouding 
tot  het  Goud , dat  er  tot  3 deden  Zilver  tegen  1 
deel  Goud  in  hetzelve  voorhanden  zijn , dan  is  het 
Salpeterzuur  in  Raat,  om  ai  de  Zilverdeelen  uit  het 
Goud  tot  zich  te  trekken,  en  hetzelve  geheel  zuiver 
daar  te  Rellen.  De  Gouddeelen  zijn  dan  zoodanig 
door  het  Zilver  van  elkander  verwijderd,  dat  het 
zuur  op  al  de  deeltjes  van  het  Zilver  werken  kan, 
en  het  verband  van  het  Goud  met  hetzelve  geheel 
verbroken  wordt.  Van  hier  dan  ook  de  naam  van 
Kwnrtering,  of  verdeeling  in  vieren,  welke  op  gemel- 
de evenredigheid  der  beide  Metalen  berust.  Is  het  nu, 
dat  er  geene  genoegzame  hoeveelheid  Zilver  in  het 
mengfel  gevonden  wordt,  zoodat  deze  evenredigheid 
van  3 deden  tot  1 deel  niet  eenigermate  voorhanden 
is,  alsdan  verhelpt  men  dit,  door  het  met  eenig  Zil- 
ver door  fmelting  te  vereenigen;  daar  men,  in  gevalle 
de  hoeveelheid  Zilver  al  te  groot  mogt  zijn,  liever  tot 
andere  Scheidingsmiddelen  overgaat.  Bij  het  onder- 
zoek van  het  Goud  op  de  gehalte,  zullen  wij  deze 
evenredigheid  voor  de  verfchillende  gehalten  der  Me- 
talen nader  en  meer  bepaald  moeten  voordragen. 
Deze  evenredigheid  wordt  intusfchen  meestal  onder- 
zocht door  daartoe  vooraf  vervaardigde  toetsnaalden  , 
die,  bij  opklimming,  eene  zekere  en  bekende  hoeveel- 
heid Gouds  bevatten , en  met  welke  het  te  onderzoe- 
ken 
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ken  Metaal  op  den  toetdeen  vergeleken  wordt;  of 
men  neemt  ook  een  klein  bepaald  afgewogen  gedeel- 
te, en  fcheidt  het,  zonder  eenige  voorbereiding,  met 
eenig  Salpeterzuur,  wanneer  de  verkregene  afge- 
wasfchene  en  gedroogde , wel  niet  geheel  zuivere , 
Gouddeelen  eenigermate  de  evenredigheid  van  deze 
beide  Metalen  kunnen  aanwijzen.  Buitendien  kan  het 
ook  bijna  voor  eenen  algemeenen  regel  gelden , dat 
het  mengfel  van  Goud  en  Zilver,  in  de  evenredigheid 
van  i tot  3,  meestal  eene  vrij  witte  kleur  heeft,  en 
men  dus,  als  het  Goudmengfel  die  kleur  bezit,  ee- 
nigzins,  offchoon  onvolledig,  tot  eene  genoegzame 
hoeveelheid  Zilver  befluiten  kan. 

De  opper-  Om  de  oplosfing  of  liever  fcheiding  van  dit  Goud- 
M “taal mengfel  ouc^en<^e  mengfel  te  bevorderen,  is  het  dienstig, 
moet  ook  ge- om  de  punten  van  aanraking  te  vermeerderen,  zoo- 
fchikt gemaakt  danig  dat  bet  Scheivocht  daarop  evenredig  kan  wer- 
de  werking  ken , zonder  dat  nogtans  de  zamenhang  van  het  gc- 
vaa  het  Zuur. beel  verbroken  wordt;  waarom  men  het  gewoonliik 
tot  dunne  plaatjes  ter  dikte  ongeveer  van  ééne  dreep 
brengt , die  men , om  zich  zelven  of  van  weder- 
zijden, tot  ronde  of  dubbele  rolletjes  oprolt,  welke 
dan  nog  bovendien  door  eene  voorafgaande  gloeijing 
van  alle  aanklevende  vreemde  doffen  gezuiverd  moeten 
worden.  Door  deze  gloeijing  worden  de  poriën  van  de- 
ze Goudrolletjes  of  Kornetten  als  meer  geopend , en 
als  meer  vatbaar  gemaakt  voor  de  inwerking  van  het 
Salpeterzuur.  Zijn  deze  rolletjes  immers  te  dik,  dan 
kan  het  Zuur  niet  behoorlijk  tot  in  derzelver  binnen- 
fte  deelen  indringen;  en  omgekeerd,  zijn  zij  te  dun, 
dan  verliezen  zij  hunnen  zamenhang , gaan  tot  een 
fijn  gruis  of  dof  over,  en  geven  dus  aanleiding  tot 
eene  minder  gemakkelijke  verzameling  der  Gouddee- 
len. Een  kundig  Scheider  neemt  ook  hier  de  ver- 
houding van  zijn  Salpeterzuur  tot  de  dikte  van  zijne 
kornetten  in  behoorlijke  aanmerking* 

Niet 
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Niet  alleen  moet  hier  in  deze  bewerking  op  de  te  Tlct  Salpe- 
fcheidene  dof  en  derzelver  vorm  acht  gegeven  wor-de  vereischte 
den;  maar  moet  ook  de  fcheidende  vloeiftof  de  ver- zuiverheid  te 
eischte  zwaarte  en  zuiverheid  bezitten,  zoo  deze  bc-‘K  ^n' 
werking  het  bedoelde  oogmerk  bereiken  zal.  Het 
Salpeter,  of  liever  de  Salpeterzure  Potasch , waaruit 
het  Salpeterzuur  gewoonlijk  door  overhaling,  met  be- 
hulp van  Zwavelzmlr  of  Zwavelzuur  bevattende  dof- 
fen, verkregen  wordt,  bevat  meestal  eenige  Zout- 
zure middenzouten , die,  tevens  ontleed,  het  Zout- 
zuur vrijlaten  en  het  Salpeterzuur  verontreinigen  ; 
daar  buitendien  ook  ligtelijk  iets  van  het  tot  de  ont- 
leding gebruikte  Zwavelzuur , door  de  fterk  aangewen- 
de hitte,  mede  overgaat,  en  bij  het  Salpeterzuur  ge- 
voegd wordt:  in  enkele  gevallen,  waar  men  zich  van 
Kiezelaardige  of  Aluinaardige  zelfftandigheden  bedient, 
ter  uitfeheiding  wan  het  Salpeterzuur,  heeft  men  van 
dit  laatlfe  zuur  minder  te  vreezen.  In  alle  gevallen 
dient  men  echter,  voor  men  tot  de  fcheiding  over- 
gaat, het  Salpeterzuur  te  onderzoeken,  en  wel  door 
bijvoeging  van  eenige  oplosliug  vau  Salpeterzuur  Zil- 
ver, wanneer  er,  door  bijvoeging  van  dezelve,  meest- 
al een  wit  nederploffel  zal  ontftaau.  Er  wordt  alsdan 
van  voornoemde  oplosfing  zoo  veel  bij  liet  te  gebrui- 
ken zuur  gevoegd,  tot  dat  deze  troebelheid  of  neder- 
ploffing  geheel  ophoudt.  Men  kan  deze  zuivering 
ook  bewcrkftelligen  , door  eenig  fijn  Zilver,  b.  v. 

4 & 5 wigtjes  , bij  i pond  gewoon  Salpeterzuur  te  voe- 
gen , welke  ook  alsdan  eerst  in  dat  zuur  zullen  opge- 
lost worden , en  tevens  daarop  de  overige  vreemde 
zuren  tot  zich  zullen  nemen,  waarvan  het  vocht, 
door  verdere  afgieting  van  het  bezinkfel,  zal  kunnen 
worden  gezuiverd.  Daar  het  Zilver  met  het  Zwavel- 
zuur en  vooral  met  het  Zoutzuur  een  onoplosbaar 
middenzotit  vormt  , zoo  blijft  het  Salpeterzuur  van 
deze  zuren  bevrijd  over,  en  kan  door  verdere  over- 
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haling  , des  verkiezende , tot  eenen  volkomen  trap 
van  zuiverheid  gebragt  worden.  Daar  nogtans  bij 
deze  verdere  fcheiding  het  weinige  daarin  geblevene 
Zilver  geenen  hinder  aanbrengt , wordt  deze  overha- 
ling  meestal  verwaarloosd.  Zoo  liet  Salpeterzuur 
immers  van  deze  zuren  vooraf  niet  gezuiverd  wordt, 
zullen  de  bij  de  fcheiding  geboren  wordende  onoplos- 
bare Zilverzouten  de  Goudrolletjes  aankleven  , en 
dus  bij  het  einde  een  minder  zuiver  Goud  daarftel- 
len. 

Kan  men  ook  Het  rookend  Salpeterzuur,  offchoon  meestal  van 
zoogenaamd  eene  aanzienlijke  zwaarte , en  ten  hoogde  te  zamen- 
pcrekrzudur  ^ot gedrongen,  is  daardoor  niet  beter  gefchikt  ter  fchei- 
de  fcheiding  ding  van  het  Goud,  maar  fchijnt  zelfs , volgens  het 
bezigen?  gevoelen  van  fommigen , eenigzins  nadeelig  te  zijn. 

Door  het  in  zich  bevatte  gedeelte  Salpeterigzuur  , 
zoude  het  immers  in  ftaat  zijn , om  eenig  Goud  op 
te  losfen  en  de  'bewerking  nadeelig  te  maken;  in- 
gevalle men  echter  geen  ander  Salpeterzuur  bij  de 
hand  mogt  hebben,  zoude  men  dit  rookend  zuur 
eerst  aan  eene  zachte  koking  van  eenige  minuten 
kunnen  bJootdellen  , waardoor  hetzelve  , van  zijn 
onvolkomen  zuur  beroofd , tot  de  fcheiding  gefchik- 
ter  zoude  worden.  Het  wordt  ook  om  deze  reden 
niet  goed  gehouden  , om,  het  Salpeterzuur  aan  de 
Zoiineflralen  lang  bloot  te  ftellen , daar  hetzelve  door 
het  licht  ontleed  wordt,  en  langzaam  van  volko- 
men in  onvolkomen  zuur  veranderd  wordt.  Om  nog- 
tans het  voornoemd  vermogen  van  dit  rookend  Salpe- 
zuur  te  bepalen,  heb  ik  eenige  hoeveelheid  van  dit 
zuur  voorafj  behoorlijk  door  zuiver  Zilver  van  alle 
bijgemengdt  zuren  gezuiverd , en  daarmede  eenige 
fcheidingen  in  het  werk  gefield,  als  mede  eenig  zui- 
ver Goud  aan  de  koking  van  dat  rookend  zuur  onder- 
worpen ; wanneer  ik  intusfchen  niet  het  minste  ver- 
lies van  Gouddeelen  heb  kunnen  opmerken.  Zoude 
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ook  niet , wanneer  eene  vereeniging  van  Salpeter- 
en  Salpeterigzuur  dit  vermogen  bezat,  bij  iedere  ge- 
wone fcheiding  zulk  eene  oplosfing  te  vreezen  zijn, 
daar  ook  immers,  door  eene  gedeeltelijke  vereenig  ng 
van  de  Zuurdof  van  het  Salpeterzuur  met  het  Zil- 
ver , altijd  eene  ontzuring  van  het  Salpeterzuur  plaats 
heeft,  die  niet  dan  met  ontwikkeling  van  Salperter- 
lucht  kan  plaats  hebben , waardoor  aan  het*  overige 
Salpeterzuur  eene  met  het  rookend  Salpeterzuur  over- 
eenkomdige  eigenfehap  moet  worden  medegedeeld. 

Sommige  zijn  ook  daarom  van  gevoelen , dat  dit  roo- 
kend Salpeterzuur  alleen  in  de  koude  dit  Goudoplos- 
fend  vermogen  zoude  hebben , en  dus  bij  de  koking 
minder  nadeelig  zoude  zijn. 

Wat  de  zwaarte  van  het  te  gebruiken  Salpeterzuur  Pe  zwaarte 
betreft,  deze  wordt  bij  de  algemeene  fcheiding  van  van  her  S2lPe* 
het  Goud  niet  zoo  bijzonder  bepaald  aangewezen, te  bepalen, 
even  min  als  deszelfs  juiste  bij  te  voegene  hoeveel- 
heid. Men  dient  nogtans  in  het  algemeen  bij  de  eer- 
de opgieting  zich  van  een  minder  derk  zuur  te  be- 
dienen, dan  welbij  de  tweede  opgieting;  omdat,  in- 
dien men  voor  den  eerden  keer  een  gewoon  derk  Sal- 
peterzuur neemt , de  werking  dan  op  het  mengfel  zoo 
hevig  is  , dat  derzelver  zamenhang  terdond  verbro- 
ken wordt,  en  de  Gouddeeltjes  eensklaps  vergrui- 
zen , en  tot  een  zwartbruin , poederachtig  dof  over- 
gaan. De  tweede  opgieting  en  koking  gefchiedt 
meestal  met  een  derker  zuur,  omdat  dan  dat  gevaar 
niet  meer  te  vreezen  is , en  ook  de  laatde  deelen  van 
het  Zilver  geheel  moeten  worden  weggenomen.  Om 
de  derkte  van  dit  zuur  te  bepalen , kan  men  zich  be- 
dienen van  eenen  vochtweger,  welke  de  eigendom- 
melijke zwaarte  der  vochten  bepaalt;  welke  bepaling 
geregeld  wordt,  door  het  water  tot  nul  te  nemen, 
en  waarvan  de  verdere  graden , door  indompeling  in 
eene  op  eene  vaste  maat  bepaalde  oplosfing  van  ge- 
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woon  gezuiverd  keukenzout  , vooraf  gevonden  en 
berekend  zijn.  Bij  gebrek  van  zulk  een  werktuig.* 
kan  men  zich  ook  bedienen  van  een  glaasje  met  eene 
naauwe  opening,  of  van  eene  lange  van  onderen  ge- 
lloteiie  glazen  buis,  waarvan  de  zwaarte  vooraf  be- 
kend is,  en  welke,  tot  op  een  zeker  punt  , 1000 
deden  water,  hetzij  greinen,  azen,  korrels  of  andere 
kleine  gewigten,  bevatten,  wanneer  nu  de  meerdere 
zwaarte  door  het  daarmede  gevulde  zuur  de  meerdere 
eigendommelijke  zwaarte  van  hetzelve  zal  aantoonen ; 
welke  bijzondere  zwaarte , door  daartoe  voorhanden 
zijnde  tafels  , de  overeenkomst  met  de  graden  des 
vochtwegers  kan  aanwijzen.  (*)  Ook  kan  men  nog, 
door  verzadiging  van  het  zuur  met  eene  bekende  hoe- 
veelheid van  eene  oplosfing  van  vast  Loogzout,  de 
kracht  van  dit  zuur  aantoonen;  welke  manier  echter  te 
omflagtig  en  minder  dienftig  is.  Va u q u el  i n geeft 
ook  een  ander  middel  aan  de  hand,  om  de  eenmaal  in 
llerkte  bekende  zuren  door  berekening  te  kunnen  ver- 
zwakken , naar  mate  men  zulks  naar  zijn  verfchillend 
inzien  benoodigd  heeft.  Deze  regel  beftaat  daarin  , 
dat  men  het  getal  van  het  gefchil  der  graden , welke 
er  is  tusfehen  die  van  het  zuur,  en  den  graad,  waar- 
toe men  het  zuur  wil  verzwakken , vermenigvuldigt 
door  het  gewigt  van  het  Zuur;  verdeelende  daarna 
het  getal,  hetgeen  men  hierdoor  verkrijgt,  door  de 
helft  van  het  getal  der  graden  van  het  fterker  zuur: 
de  uitkomst  drukt  dan  de  hoeveelheid  uit  van  het 
daarbij  te  voegen  water.  Op  deze  manier  is  men  in 
ftaat,  om,  eenmaal  de  zwaarte  van  het  flerker  zuur 

ken- 

(*)  De  Bauméfche  vochtweger,  volgens  het  voorfchrifc 
van  de  Bataaffche  Apotheek,  nog  aanzienlijk  verbeterd, 
verdient  in  dezen  alle  aanbeveling,  waar  ook  de  verhouding 
tusfehen  de  graden  van  dezen  vochtweger  en  de  eigendom- 
melijke  zwaarte  der  vochten  door  eene  tafel  wordt  aangewezeu. 
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kennende,  hetzelve  met  water  tot  alle  mogelijke  la- 
gere graden  te  brengen. 

Men  neemt  dan  nu  tot  de  eerde  koking  gewoonlijk,  Hoedanig  dy 
„ , . , i koking  van  l et 

een  Salpeterzuur  van  22  a 240  van  bovengenoemden  GoU(j  en  } et 

vochtweger,  in  eene  dubbele  evenredigheid  ten  aan-^^P^zuu^^ 
zien  van  het  te  fcheiden  Goud-houdend  Zilver;  doet^^ 
dit  in  een  of  meer  glazen  of  aarden  kolven , en  fielt 
dezelve,  ineen  Zandbad,  op  een  fornuis,  aan  eene 
zachte  warmte  bloot.  Er  zullen  weldra  roode  Salpe- 
terigzure  dampen  verfchijnen  , terwijl  hierop  eene 
langzame  koking,  of  liever  eene  ontwikkeling  van  de 
aan  de  geheele  oppervlakte  van  het  Metaal  elkander 
als  opvolgende  luchtbellen  , volgen  zal.  Ook  kan 
men  deze  fcheiding  in  eenen  kromhals  met  eenen  ont- 
vanger bewerkftelligen , of  de  kolven  met  eenen  helm 
en  ontvanger  voorzien,  ten  einde  daardoor  de  lastige 
Salpeterzure  dampen  te  ontvlieden  , en  ook  tevens 
het  ontwikkelde  Salpeterzuur  tot  nader  gebruik  te 
verzamelen.  In  alle  gevallen  dient  men  de  vaten,  om 
de  geboren  wordende  opbruifing , zoo  groot  te  ne- 
men, dat  de  (lof  dezelve  niet  boven  de  helft  aan- 
vulle.  Het  Salpeterzuur  wordt  hier  voor  een  gedeelte 
door  het  Zilver  ontleed  , door  hetzelve  van  zijne 
Zuurftof  beroofd,  en  als  Salpeterlucht  ontwikkeld; 
terwijl  het  overige  gedeelte  het  Zilver  daardoor  als 
verzuurd  tot  zich  neemt  en  oplost,  latende  het  Goud 
geheel  onaangeroerd.  Wanneer  nu  na  eenigen  tijd  de 
dampen  ophouden , de  belletjes  niet  meer  geftadig  en 
overvloedig  van  de  oppervlakte  van  het  Metaal  op- 
rijzen, alsdan  kan  men  befluiten,  dat  dit  zuur  zijne 
kracht  verloren  heeft , of  met  het  Zilver  geheel  ver- 
zadigd is. 

Nu  wordt  dit  Scheivocht  , nog  eenigzins  warm  Herhaalde 
zijnde,  voorzigtig  afgegoten  in  eene  andere,  voorafj^^vai  het 
behoorlijk  verwarmde , flescli  of  kom  , en  op  de  over- 
blijvende Goudkornetten  eene  nieuwe  dubbele  hoe- 
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veelheid  fterker  zuur  van  32  tot  38°  gegoten , en  ©p 
nieuws  aan  de  koking  blootgefteld.  De  verfchijufelen 
van  roode  dampen  en  opbruifing  zijn  nu  iets  minder 
hevig , dan  bij  de  vorige  koking.  Ook  na  de  volein- 
digde werking  wordt  dit  zuur  weder,  nog  eenigzins 
warm  zijnde , in  eene  bijzondere  fiesch  of  kom  afge- 
goten ; welk  tweede  afgegoten  vocht  gewoonlijk  tot 
de  eerde  koking  van  eene  volgende  hoeveelheid  Goud- 
houdend  Zilver  wordt  aangewend.  Deze  afgieting 
gefchiedt  daarom  warm , omdat  het  Salpeterzure  Zil- 
ver fpoedig  bij  de  verkoeling  van  het  vocht  tot  kristal- 
len overgaat,  en  alzoo,  aan  het  Goud  aanhangen- 
de, hetzelve  zoude  verontreinigen.  Deze  beide  ko- 
kingen  zijn  meestal  genoegzaam , om  al  het  Zilver  uit 
het  Goud  te  trekken  ; bij  groote  hoeveelheden  wordt 
echter  nog  wel  eens  de  koking  met  eene  dubbele  hoe- 
veelheid Salpeterzuur  herhaald.  Het  tweede  bij  te 
voegen  Salpeterzuur  dient  voornamelijk,  om  de  nog 
weinige  aanhangende  Zilverdeelen  geheel  weg  te  ne- 
men, daar  het  eerfte  zuur,  zoo  het  in  matige  hoe- 
veelheid voorhanden  is , zich  reeds  van  hetzelve 
grootendcels  vermeesterd  heeft,  Goud  van  750  D. , 
op  de  gewone  wijze  met  Zilver  vereenigd  en  gekupel- 
leerd,  gaf  mij  bij  de  eerfte  fcheiding,  na  afwasfching 
en  gloeijing,  meestal  eene  uitkomst  van  754  tot  758 
D.  , welke  weinige  overgeblevene  Zilverdeelen  dan 
Hechts  bij  eene  tweede  koking  worden  weggenomen. 

Afwasfching  He  overgeblevene  kornetten  worden  nu  terftond 
en  gloeijing  met  eene  ruime  hoeveelheid , bijna  kokend  overge- 
iietten.0Ut  ° * haald , of  ander  zuiver  regenwater,  afgewasfchen  tot 
twee  of  driemalen  toe , of  zoo  lang , totdat  in  dat 
tot  de  afwasfching  gediend  hebbende  water  geene  de 
minste  troebelheid  meer  veroorzaakt  wordt,  door  het 
bijgieten  van  eenig  Zoutzuur,  of  eene  verdunde  Zout- 
zure Soda-oplosfing,  welke  immers  terftond  met  het 
Zilver,  zoo  het  iu  dat  water  nog  inogt  bevat  zijn, 
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een  onoplosbaar  Zoutzuur  Zilver  daarftelt.  Dit  Goud 
bezit  nu  nog  geenszins  zijne  ware  fchoone  Metallieke 
Goudkleur,  maar  heeft  een  zwartbruin,  weinig  glan- 
zend aanzien  9 die  het  echter  nu  weldra  verliest  door 
eene  voorzigtige  gloeijing  in  het  vuur.  Men  keert  te 
dien  einde  de  kolf,  waarin  de  kornetten  nog  met 
eenig  water  bedolven  zijn,  in  eenen  kroes  of  eene 
gloeitest  voorzigtig  om  , welke  men  daarop  onder 
eenen  moffel,  of,  bij  gebreke  van  dien,  aan  een  open 
zacht  kolenvuur  blootflelt,  waardoor  alsdan  bet  Goud 
zijnen  fchoonen  glans  en  kleur  herneemt.  Sommige 
verkiezen  tot  deze  gloeijing  eenen  Zilveren  kroes, 
boven  de  minder  fterke  aarden  kroezen  of  testen  ; 
maar  men  diene  alsdan  bedacht  te  zijn  , dat  deze  kroes 
van  fijn  Zilver  vervaardigd  zij  , die  , en  niet  zoo 
gemakkelijk  fraelt , en  ook  niet  door  Koperdamp 
het  Goud  van  zijne  fchoone  kleur  berooven  kan. 

Een  kroes  van  Platina  zoude  voorzeker  alle  andere 
werktuigen,  om  zijne  mindere  fmeltbaarheid,  genoeg- 
zaam overtreffen.  Zoo  men  deze  Goudkornetten , na 
de  gloeijing  , terfloud  wil  te  zamenfmelten  , dient 
men  acht  te  geven , dat  men  zich  dan  niet  van  de- 
zelfde aarden  kroezen  bedient,  waarin  men  het  Goud 
met  het  water  heeft  omgekeerd , omdat  deze , door 
bet  ingezogen  water  bij  de  fmelting,  zeer  ligt  bre- 
ken en  hiervoor  dus  minder  gefcbikt  zijn. 

De  Heer  Hacquett  deelt  te  dezen  aanzien , om-  Wsarremini 
trent  de  bijeenfmelting  van  deze  Goudkornetten,  de  ^ ®n  H a c' 
volgende  bijzonderheid  mede,  dat  hij,  namelijk,  door 
eene  lange  ondervinding,  had  waargenomen,  dat  het 
Goud,  door  deze  fmelting  der  kornetten,  in  gewigt 
toenam , zoodat  dit  zelfs  op  ieder  pond  meestentijds 
8 tot  12  korrels  beliep.  Onbegrijpelijk  is  voorzeker 
deze  aanwinst,  daar  het  omgekeerde,  of  het  verlies 
van  eenige  weinige  deeltjes  , door  de  hitte  of  het 
aanhangen  der  werktuigen  , eerder  verwacht  koude 

Ii  4 wor 


120 


SCHEIDING  VAX  tikt  GOUD 


worden,  dan  eene  aanwinst  in  gewigt ; daar  eene  In- 
krimping, of  meerdere  aannadering  der  deeltjes,  wel 
eenen  minderen  omtrek  der  deden,  of  eene  meerdere 
eigeiidommelijke  zwaarte , maar  toch  geene  meerdere 
algemeene  zwaarte  zoude  doen  vooronderftellen.  Om 
het  bijzondere  van  dat  verlchijnfel , heb  ik  ook  eenige 
wigrjes  allerzuiverfte  kornetten  met  alle  behoorlijke 
voorzorg  bijeengefmolten , en  op  eene  allernaauwkeu- 
riglte  fchaal  weder  onderzocht;  wanneer  ik  intusfchen 
geen  het  minste  bewijs  van  aanwinst  in  gewigt  ont- 
dekken konde.  Ook  eenige  kornetten  voor  de  Blaas- 
hmp , op  eene  houtskool  bijeengefmolten  , en  met 
de  Esfaibalans  onderzocht,  gaven  ook  geene  blijkbare 
fporen  van  aanwinst.  Mogelijk  dat  eene  groote  hoe- 
veelheid hier  eene  andere  werking  doet , of  deze  aan- 
winst meer  duidelijk  maakt. 

Over  het  ann-  Opzigtelijk  de  ware  zuiverheid  van  het  aldus  door 
hangend  Zil-  Kwartering  gefcheiden  Goud  , verfchillen  ook  de 
dus  gezuiverd  meeste  probeerkundigen.  C ram  er  meent  opgemerkt 
Goud.  te  hebben,  dat  het  Goud  door  die  bewerking  geens- 

zins den  hoogstmogelijken  trap  van  zuiverheid'  be- 
reikt, maar  altijd  nog  een  klein  gedeelte  Zilver  bij 
zich  behoudt,  hetwelk  hij  berekent  op  5 tot  7 dui- 
zendften.  Franfche  Scheikundigen,  als  jHellot, 
Ma  cq  11  er  en  Ti  liet,  die  deze  zaak  nader  hebben 
onderzocht,  hebben  bewezen , dat,  zoo  bij  de  fchei* 
ding  van  het  Goud  alle  maatregelen  van  voorztgtig- 
heid  in  acht  genomen  waren , en  bij  de  tweede  fchei- 
ding  een  genoegzaam  Berk  Salpeterzuur  aangewend 
was,  hetzelve  geenszins  eenige  D.  Zilver  bevatte , 
maar  genoegzaam  als  een  hoogst  zuiver  Goud  be- 
fchouwd  koude  worden. 

vSebeidrgs  De  Heer  Da  reet  heeft  echter  onlangs  eenige  ver- 
Sarcec™0  1,1  deze  genoemde  fcheidingsmanier  voorge- 

meld, welke  ook  gedeeltelijk  fchijnt  te  berusten  op  de 
vooronderftelling  , dat  er  nog  eenig  Zilver  aan  het 
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door  Salpeterzuur  gefcheiden  en  uitgegloeid  Goud 
kan  aanhangen.  De  baren  wordep  dan  in  eene  even- 
redigheid van  het  Goud  tot  het  Zilver  gefmolten,  als 
van  i tot  4 ; de  ftof  goed  gefmolten  zijnde  , wordt 
er  jls  gedeelte  gewoon  Salpeter  opgeworpen , op- 
dat, zoo  er  eenig  Tin  in  het  Goud  mogt  aanwezig 
zijn , hetzelve  verzuurd  en  afgefcheiden  wierde ; welk 
Tin  anders,  bij  de  gewone  fcheiding,  door  het  Sak 
peterzuur  verzuurd  wordt,  en  aan  het  Goud  blijft 
aanhangen  , terwijl  het  bij  de  fmelting  weder  ligtelijk 
herlfeld  wordt,  en  met  het  Goud  vermengd  achter- 
blijft. Het  Goud  wordt  nu  in  greinen  gegoten , en 
geneel  op  de  boven  befchrevene  wijze  met  Salpeter- 
zuur behandeld , tot  aan  het  punt  van  fmelting  toe, 
wanneer  alsdan  de  kornetten , in  eenige  glazen  ver- 
deeld, met  Zwavelzuur  van  66°  overgoten,  en  in  een 
Zandbad  aan  eene  zachte  koking,  naar  mate  van  de 
hoeveelheid,  gedurende  één  of  meer  uren,  blootgefteld 
worden.  Het  mengfcl  , eenigzins  verkoeld  zijnde , 
wordt  nu  afgegoten  , en  de  overblijvende  kornetten 
worden  alsdan  zoo  lang  met  warm  water  afgewas- 
ichen  , tot  het  Zoutzuur  geen  nederploffel  in  het 
vocht  meer  veroorzaakt,  en  na  de  drooging  te  zamen 
gefmolten.  Deze  laatfte  koking  met  Zwavelzuur 
lieeft  dus  ten  oogmerk,  om  de  nog  weinige  vooron- 
derftelde  aanhangende  Zilverdeelen  , die  er  door  de 
fcheiding  met  Salpeterzuur  nog  niet  geheel  van  wa- 
ren afgezonderd,  door  het  Zwavelzuur  uit  te  trek- 
ken , en  dus  het  Goud  tot  de  hopglte  zuiverheid  te 
brengen.  Ook  de  Heer  Sc  h na  u b e rt  van  Moskou 
beveelt  de  fcheiding  van  het  Goud  zelfs  met  enkel 
Zwavelzuuraan,  als  niet  alleen  voordeelig , om  de  min- 
dere kostbaarheid  van  het  aan  te  wenden  zuur  ; maar 
zijnde  ook  bovendien  dit  zuur  vermogend  , om  het 
Goud  tot  den  hoogstmogelijken  trap  van  zuiverheid 
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te  brengen.  £*)  Vele  hier  voorkomende  zwarig- 
heden maken  deze  fcheiding  met  Zwavelzuur,  in 
\ plaats  van  met  Salpeterzuur,  tot  nog  toe  niet  alge- 
meen bruikbaar;  offchoon  nogtans  Chaudet  ver- 
meent , dat  het  van  deze  fcheiding  voornamelijk  ont- 
. flaat,  dat  men  thans  zoo  veel  volkomen  zuiver  Gcud 
van  ioco  D.  in  den  handel  ontmoet,  (f) 

De  werking  Om  nogtans  met  meerdere  zekerheid  de  betrekke* 
veizuifr bhde-lPe  fcheidende  kracht  van  het  Zwavelzuur  tegen 
ze  fcheiding  het  Salpeterzuur  te  leeren  kennen , heb  ik  eenige 
ctelök  ^fdgj.’mengfels  Goud  en  Zilver  aan  derzelver  verfchillende 
zocht.  werkingen  blootgefteld , en  bevonden  , dat  het  ver- 
mogen van  het  eerde  zuur  verre  minder , dan  die  van 
het  tweede  zuur  te  houden  is  , en  alleen  om  zijne 
mindere  kostbaarheid  tot  groote  fcheidiugen  met 
voordeel  zal  aan  te  wenden  zijn.  Wanneer  nogtans 
deze  beide  zuren,  in  gelijke  deden  vermengd,  wor- 
den aangewend , fchijnen  zij , door  de  meer  gemak- 
kelijk voortgebragte  koking  en  werking  van  het 
vocht,  allezins  bij  voornoemde  fcheidiugen  in  het 
groote  aan  te  bevelen  te  zijn.  — Twee  halve  wigtjes 
fijn  Goud  en  Zilver,  op  de  gewone  wijze  geku- 
pelleerd , en  aan  eene  fcheiding  met  Salpeterzuur 
onderworpen , werden  bevonden  verloren  te  hebben 
156  D.,  of  nu  een  gewigt  te  hebben  van  844  D., 
daar  eene  gelijke  hoeveelheid,  door  Zwavelzuur  ge- 
fcheiden , flechts  86  D.  verloren , en  dus  een  gewigt 
behouden  had  van  914  D.  — Een  wigtje  Goud  van 
750  D.,  met  twee  wigtjes  zuiver  Zilver  gekupel- 
leerd,  eerst  met  eenig  verdund  Zwavelzuur  van  24* 
behandeld , en  daarop  aan  zuiver  Zwavelzuur  van 

68° 

(*)  Journal  für  Chemie  und  Phyfik  von  Dr.  J.  S.  C. 
Schweigger,  1812.  IV.  B.  , p.  159. 

(t)  Annales  de  Cnimie  et  Phyfique , par  G a y — L u s# 
fac  et  Arrago,  1317.  T.  IV.  f«  358* 
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68°  blootgefteld  , gaf  eene  uitkomst  van  1330  D. , 
in  plaats  van  750  D.,  en  had  dus  nog  op  die  hoe- 
veelheid 580  D.  Zilver  bij  zich  behouden ; dewelke 
door  het  Salpeterzuur,  op  die  wijze  behandeld,  ge- 
heel worden  weggenomen.  — Zwavelzuur  nogtans , 
met  gelijke  deelen  Salpeterzuur  vereenigd , gaf,  met 
Goud  van  750  D,  als  boven  gemengd  en  gekupel- 
leerd,  eene  uitkomst  van  750,  754  en  758;  zoodat 
hier  deze  verecniging  van  die  beide  zuren  tot  de  al- 
gemeene  fcheidingen  zeer  aanwendbaar  fcheen,  doch 
tot  naauwkeurige  proeven , die  de  ware  gehalte  moes- 
ten aanduiden,  meer  ongefchikt  bleek  te  zijn.  Om 
bovendien  te  ontwaren , of  het  Zwavelzuur , boven 
het  Salpeterzuur , het  vermogen  had,  om  de  laatfte 
Zilverdeelen  bij  het  Goud  weg  te  nemen  , heb  ik 
Goud  van  990  D. , hetwelk  dus  10  D.  Zilver  bevat- 
te , met  fterk  Zwavelzuur,  gedurende  eenigen  tijd, 
gekookt;  doch  tevens  geene  vermindering  van  eenige 
deelen  kunnen  befpeuren. 

Hoe  verder  het  Zilver  uit  voornoemde  Salpeterzure  HoehctZii- 
oplosfing  weder  met  voordeel  kan  worden  verzameld , noemde  fcheil 
zal  bij  de  behandeling  van  het  Zilver  nader  worden  dingen  weder 
aangewezen.  De  eerfte  en  meest  verzadigde  Salpeter-16  verzamc,ea* 
zure  Zilveroplosfing  wordt  , of  nedergeploft  door 
Potasch , Zeezout  of  Koper , ook  wel  aan  de  over- 
haling  blootgefteld  , en  het  achterblijvende  Zilver 
door  fmelting  herfteld;  terwijl  het  tweede,  als  wei- 
nig Zilver  bevattende  , vocht  meestal  weder  tot  eene 
volgende  fcheiding , en  wel  tot  de  eerfte  koking  van 
een  nieuw  Goud-  en  Zilvermengfel , wordt  aange- 
wend. — Wat  eindelijk  de  bijzondere  fcheiding  van 
het  Goud -houdend  en  Platina -houdend  Zilver  be- 
treft, hierop  kan  op  de  fcheiding  in  het  groote  dat- 
gene toegepast  worden,  hetwelk  daaromtrent,  bij  het 
onderzoek  van  deze  ftoffen  op  de  gehalte , in  het 
naastvolgend  hoofdftuk  nader  zal  aangewezen  worden. 
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Scheiding  van  het  Goud  door  Cementering . 


Wanneer  en 
hoe  de  Cetnen- 
tenng  in  hec 
werk  te  (lel- 
len. 


Deze  bewerking  wordt  in  het  algemeen  voor  zeer 
omflagtig , langwijlig  en  meestal  onvolkomen  gehou- 
den , en  fchijnt  alleen  bij  groote  hoeveelheden , waar 
het  Goud  met  niet  veel  Zilver  verbonden  is  , met 
nut  te  kunnen  worden  aangewend.  De  hoeveelheid 
van  het  Zilver,  hetwelk  gemeenlijk  een  tot  eene  Ce- 
mentering gefchikt  Goud  bevatten  moet,  wordt  ech- 
ter niet  bepaaldelijk  opgegeven ; doch  fchijnt  deze 
bewerking  meestal  op  zulk  eene  foort  van  Goud  te 
worden  toegepast , hetwelk  te  weinig  Zilver  voor 
de  Kwartering  en  de  Zwavelfcheiding , en  te  veel 
Zilver  voor  de  fcheiding  door  Spiesglans  bevatten 
zal.  Men  verkiest  ook  veelal  niet  gaarne  deze  be- 
werking, omdat  hier  het  afgefcheiden  Zilver  niet 
zoo  gemakkelijk  weder  te  verzamelen  is  , als  zulks 
wel  bij  de  natte  fcheiding  plaats  beeft.  — Het  Goud- 
hondend  Zilver  wordt  tot  deze  bewerking  vooraf 
in  dunne  platen  gefiagen , of,  volgens  fommigen , 
tot  greinen  gebragt,  en  in  een  verdund  Zuur  ge- 
lescht;  wanneer  deze  platen  daarop  in  eene  Cemen- 
teerbus,  of  eenen  rolronden  aarden  of  ijzeren  kroes, 
of  ook  wel  in  twee  op  elkander  gehechte  gewone 
kroezen , laagswijze  tusfehen  een  zoogenaamd  Ce- 
mentpoeder  gelegd  worden , waaruit  in  de  hitte  Sal- 
peterzure of  Zoutzure  dampen  ontwikkeld  worden. 
Het  vat  wordt  dan  naauwkeurig  met  een  hechtlijm 
digt  gemaakt  en  langzaam  verhit,  tot  dat  het  matig 
gloeit,  en  in  dezen  graad  van  hitte  moet  het,  16 
tot  24  uren  lang,  naar  de  hoeveelheid  der  flof,  ge- 
houden worden ; zoo  echter , dat  men  zorg  draagt , 
dat  het  vuur  nooit  zoo  fterk  wordt,  dat  het  Metaal 
dadelijk  fmelte , of  in  eenen  vloeibaren  flaat  gebragt 
worde.  Het  gefchiktst  wordt  de  bewerking  in  het 
werk  gefield  in  eenen  bijzonderen  oven,  die  geheel 
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vierzijdig  tot  eene  aanmerkelijke  hoogte  gebouwd  en 
van  boven  open  is , doch  ook  naar  willekeur  kan  ge- 
floten  worden , en  onder  den  naam  van  Faule  Hints 
veelal  genoegzaam  bekend  is.  In  zoodanig  eenen 
oven  kan  voor  24  uren  brandftof  in  eens  gedaan  wor- 
den; daar  in  eenen  fmelt-  of  windoven,  die  ook 
meestal  gedeeltelijk  in  deze  bereiding  gefloten  moet 
zijn , moeijelijk  die  gelijke  graad  van  hitte  te  geven 
is , die  hier  zoo  noodzakelijk  vereischt  wordt.  De- 
ze Cementering  ftelt  men  ook  wel  in  het  werk , door 
gebakkene  fleenen  in  het  ronde,  als  tot  eenen  klei- 
nen toren,  op  een  te  flapelen , in  wiens  midden  een 
bijzondere  (leen  gelegd  wordt,  op  welken  de  Cemen- 
teerbus  geplaatst  wordt,  en  in  welken  oven  men  bij 
voortduring  een  aanhoudend  vuur  onderhoudt. 

De  menigte  van  voorfchriften  van  deze  Cementeer-  Voorfchrif. 
poeders  Remmen  daar  in  gewoonlijk  overeen,  dat c^emieer0126 
er  of  Salpeterzure , of  Zoutzure  dampen  door  de-poeders. 
zelve  ontwikkeld  worden ; daar  er  ook  zijn , die  de- 
ze beide  dampen  te  gelijk  doen  voortbrengen.  Zoo 
neemt  men  gewoonlijk  een  mengfel  van  gelijke  dee- 
len  keukenzout,  en  ligt  gebrand  Zwavelzuur  Ijzer, 
met  4 deelen  gebranden  Aluin ; of  ook  wel  met  eene 
gelijke  hoeveelheid  van  tot  poeder  gebragte  gebakke- 
ne tigchelfleenen ; ofwel  1 deel  Ammoniakzout , met 
«1  deelen  keukenzout  en  4 deelen  van  voornoemde 
tigchelfleenen;  of  een  mengfel  van  1 deel  Salpeter, 
met  3 deelen  tot  poeder  gebragte  kroesfeherven.  Ve- 
len nemen  zelfs  mengfels  van  keukenzout.  Salpeter 
en  ligt  gebrand  Zwavelzuur  Ijzer , met  eenig  tigchel- 
fleenenpoeder , waardoor  een  dampvormig  Salpeter-  • 

Zoutzuur,  of  Chlorine  geboren  wordt,  hetwelk  het 
Goud  fchijnt  te  moeten  aangrijpen,  op  te  losfen  en 
de  bewerking  onzeker  te  maken;  hoewel  het  nog- 
tans  bij  verdere  ondervinding  dit  nadeel  niet  fchijnt 
te  doen.  Van  hoe  lagere  gehalte  het  Goud- en  Zil- 
ver- 
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\rermcngfel  mogt  zijn,  zoo  veel  te  zwakkere  Cemen- 
teerpoeders  worden  er  aangewend;  hoe  meer  Goud 
echter  het  mengfel  mogt  bevatten , zoo  veel  te  fter- 
ker  kunnen  dezelve  genomen  worden. 

Zuiverheid  In  het  algemeen  verkrijgt  het  Goud  zelden  in  eens, 

hewerkte^US  ^oor  m^del  van  deze  fcheiding,  den  vereischten  graad 

Goud,  en  hoe  van  zuiverheid,  en  móet  dus,  zoo  niet  meermalen, 
hetzelve  na  de 


Cementering 


ten  minste  eens,  en  wel  onder  eene  vernieuwde  fmel- 


;e  behandelen. ting  en  uitbreiding  tot  platen,  herhaald  worden,  zal 
hierdoor  het  Goud  tot  den  hoogstmogelijken  trap 
van  zuiverheid  gebragt  worden.  Men  is  echter  in 
liet  algemeen  van  oordeel,  dat  nogtans,  door  herhaal- 
de Cementering,  het  Goud  niet,  dan.  tot  meerdere 
zuiverheid  van  994  tot  997  D.  te  brengen  is.  Dc 
platen  worden  nu,  na  deze  bewerking,  van  het  Ce- 
menteerpoeder  door  koking  en  afwasfehing  geheel  be- 
vrijd en  gezuiverd ; welk  gebruikt  Cement  nu , om 
het  bevattende  Zilver , door  fmelting  met  Lood , of 
Loodverzuuriel  en  kolen , of  koolachtige  zelfftandighe- 
den,  verzameld,  en  door kupellering  verder  gezuiverd 
wordt.  Wanneer  het  Cementmengfel  door  de  gloei- 
jing  eene  al  te  groote  hardheid  verkregen  heeft,  kan 
men  hetzelve  met  eenig  water  befprengen,  wanneer 
het  gefchikter  ter  behandeling  gemaakt  wordt. 

Wat  in  deze  verklaring  van  deze  bewerking , komt  hier  op 


bewerking 

plaats  heeft. 


neder:  het  Zwavelzuur  van  het  Zwavelzuur  Ijzer 
vereenigt  zich  met  de  Potasch , of  Soda  van  het  Sal- 
peter, of  het  keukenzout,  en  ontwikkelt  alzoo  het 
vrij  geworden  Salpeter-  of  Zoutzuur;  of  deze  zuren 
worden  ook  vrij  gemaakt  door  de  bijgevoegde  fteen- 
of  kroesdeelen , dewelke , door  het  vasthouden  van 
eene  groote  maat  van  warmte , genoemde  zouten  fchij- 
nen  te  kunnen  ontleden , en  derzelver  zuren  te  doen 
ontwikkelen,  welke  in  dien  graad  van  hitte,  tot  ee- 
nen  dampvormigen  (Iaat  gebragt,  op  het  Metaalmeng- 
fel  een  groot  vermogen  uitoefenen  kunnen.  Niet 
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alleenlijk  fchijnt  hier  het  Salpeterzuur  het  in  het  Goud 
bevatte  Zilver,  Koper  en  andere  Metalen  op  te  los- 
fen  en  naar  zich  te  nemen;  maar  het  Zoutzuur 
fchijnt  zelfs,  in  dezen  graad  van  hitte,  het  Zilver 
te  kunnen  oplosfen  en  af  te  zonderem;  ja,  ook  het 
fomtijds  uit  het  mengfel  ontwikkeld  Salpeter-Zout- 
zuur , offchoon  in  de  eerde  plaats  ook  op  het  Goud 
moetende  werken  , zal  echter  flechts  de  deelen  van 
elkander  verwijderen  voor  de  werking  van  het  Sal- 
peterzuur, en  daarna  verder  ontleed  worden,  met 
achterlating  van  een  meer  gezuiverd  Goud.  Het 
deenpoeder  fchijnt  ook  nog  bovendien  bij  deze  Zou- 
ten gevoegd  te  worden , om  de  dof  eenigzins  als  uit 
te  breiden , en  van  elkander  te  verwijderen , ten  ein- 
de ook  de  Zouten  niet  terdond  inéén  zouden  fmel- 
ten , de  ontwikkelde  dampen  op  al  de  punten  van 
het  Metaal  zouden  kunnen  werken , en  ook  door 
hetzelve  de  warmte  meer  gelijkmatig  aan  hetzelve 
zoude  worden  medegedeeld.  Sommige  zijn  ook  van 
meening,  dat  het  Zwavelzuur  in  deze  bewerking 
ook  het  zijne  tot  de  zuivering  van  het  Goud  toe- 
brengt, door  zijne  werking  op  liet  Zilver;  offchoon 
hetzelve  niet  voldrekt  bij  deze  bewerking  benoodigd 
is daar  ook  het  Salpeter,  alleen  met  (leen  - of  kroes- 
poeder gemengd,  deze  zuivering  zonder  deszelfs  bij- 
voeging te  wege  brengt. 

Het  zoude  mogelijk  der  moeite  waardig  zijn,  om  te  Zoude  de„e 
onderzoeken , of  deze  bewerking  niet  konde  verbe-  bewerking  op 
terd  en  verkort  worden,  door  het  te  zuiveren  Goud^.1?6  andfe 
op  eene  andere,  meer  gefchikte,  wijze  tot  gloeijingbewerkfteih- 
toe  te  verheffen,  en  alleen  aan  de  werking  van  voor-£en 
noemde  tot  dampen  gebragte  zuren  bloot  te  (lellen ; 
door,  namelijk,  het  geplette  Metaal  in  aarden  buizen 
of  kroezen  te  plaatfen , aan  wier  einde  een  tweede 
vat,  met  de  zuren  ontwikkelende  doffen  aangevuld, 
was  aangevoegd , die , na  de  gloeijing  der  buis , ge - 
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De  Cemen- 
ten n*,'  tot  ai> 
dere  einden 
aangewend. 


fchikt  verwarmd  moeste  kunnen  worden,  om  al- 
dus de  voornoemde  dampen  door  het  gloeijend  Me- 
taal henen  te  drijven.  Een  mengfel  van  Salpeter  of 
keukenzout,  of  wel  beide  gemengd  met  eenig  Zwa- 
velzuur, zoude  te  dien  einde  kunnen  beproefd  wor- 
den , wanneer  het  Goud  aan  de  uit  deze  ftoffen  ont- 
wikkelde dampen  zoo  lang  en  zoo  hevig  kon 
worden  blootgefteld , als  men  noodig  oordeelde , en 
bovendien,  na  deze  bewerking , door  eene  eenvoudige 
afwasfehing  met  kokend  water,  het  zuivere  Goud 
kon  worden  daargelleld. 

Het  is  genoegzaam  bekend,  dat  men,  door  middel 
van  gemelde  Cementering  , Gouden  muntftukken , 
of  andere  gewerkte  Hukken,  zoodanig  oppervlakkig 
weet  te  verbeteren , dat  zij  zich  als  van  eene  veel 
betere  gehalte  aan  het  oog  voordoen , dan  dezelve 
wezenlijk  bezitten.  Door  deze  bewerking  verliezen 
zij  op  de  oppervlakke  iets  van  hunne  bijgemengde  Zil- 
ver- en  Koperdeelen,  doch  zoodanig,  dat  de  daarop 
voorhanden  zijnde  afbeeldfels  of  graveringen , na 
deze  bewerking , nog  geheel  merkbaar  en  duidelijk 
overblijven.  Deze  Cementering  wordt  ook  wel  in 
het  werk  gefield , om  het  onfmeedbare  Goud  meer 
fmeedbaar  te  maken , naardien  dan  door  dezelve  ee- 
uige  onedele  Metalen  zouden  aangetast  en  weggeno- 
men worden.  Ook  om  aan  het  Goud  eene  nog  fchoo- 
nere  meer  hooge  kleur  te  geven.  Cementeert  men 
hetzelve  te  gelijk  met  eenige  Koper  bevattende  dof- 
fen , als  gewoon  Spaansch  groen,  of  Zwavelzuur  Ko- 
per; waardoor  mogelijk,  bij  de  wegneming  der  Zii- 
verdeelen,  eenige  aanhechting  van  deze  Koperdeelen 
fchijnt  plaats  te  hebben. 

wanneer  de  Men  ziet  echter  uit  het  boven  aangehaalde,  dat 
Cementering  deze  Cementering  eene  omflagtige  en  moeijelijke  be- 
werking is,  die  niet  dan  op  de  oppervlakte  derGoud- 
houdende  mengfels  werken  kan  , en  dus  niet  eens 
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datgene  kan  riaarfiellen  , hetwelk  men  door  andere 
bewerkingen  zich  als  zoodanig  verfchalfen  kan.  De 
omftan cf!gheden.  kunnen  hier  echter  verandering  ge- 
ven ; de  prijs  der  te  gebruiken  fcheidende  doffen  moe- 
ten onderling  vergeleken  en  in  aanmerking  genomen 
worden ; op  de  menging  en  evenredigheid  van  het  te 
behandelen  Goud  moet  gelet  worden;  en  ook,  of 
men  het  Goud  tot  eene  volkomene  zuiver  huid  wil 
gebragt  , dan  of  men  het  flefcfrts  cenigzins  verbe- 
terd en  tot  een  hooger  gehalte  veranderd  wil  heb- 
ben; 1 welk  laatfle  geval  immers  zij  voorzeker  veel- 
de mal  root  voordeel  kan  worden  aangewend. 

$ . Scheiding  van  het  Goud  door  Zwavel. 

De  bewerking,  om  het  Goud  te  zuiveren  door  mid-^. ' her-'-v/iA- 
del  van  de  Zwavel,  is  daarop  gegrond,  dat  de  Zwa-gsgroad  is. 
vel  die  eigenfc1  ap  bezit,  0111  het  Zilver  tot  zich  te 
nemen  , met  zich  te  verbinden , en  het  van  zijne  Me- 
taalachtige eigenschappen  te  berooven;  terwijl  zij  inte- 
gendeel op  bet  Goud  geheel  geenen  invio-ed  of  geen  ver- 
mogen heeft;  door  de  fnieltingdus  van  de  Zwavel  met 
een  Goud ‘-houdend  Zilver  maakt  zij  zich  van  het 
laatfle  Metaal  geheel  meester,  en  het  Goud  moet  dus 
meer  zuiver  overblijven.  Deze  Scheiding  wordt  ook 
alleen  in  het  grooie.  in  het  werk  gefield,  en  wanneer 
flechts  weinig  Goud  op  eene  zoo  groote  hoeveelheid 
Zilver  begrepen  is  , dat  het  de  onkosten  der  natte 
Scheiding  door  Salpeterzuur  , of  Salpeter- Zoutzuur, 
niet  zoude  kunnen  vergoeden.  Deze  manier  zoude 
voor  het  overige  zeker  eene  der  fpoedigfle  en  ge- 
fchiktste  zijn  ^ zoo  niet  daarbij  vele  handgrepen  in 
acht  moesten  worden  genomen,  en  herhaalde  en  inin 
gemakkelijke  lïneltingen  in  het  werk  moesten  worden 
gefield;  zoo  niet  meermalen  andere  vreemde  Stoffen, 
en  in  liet  bijzonder  Metalen,  bij  het  mengfel  moester 
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worden  gevoegd,  om  de  fcheiding  van  het  Goud  be- 
hoorlijk te  bevorderen  en  te  doen  gelukken  ; waar- 
door dan  het  Goud,  nog  verre  van  volkomen  zuiver, 
weder  andere  feheidingen  benoodigd  heeft  , om  tot 
zijnen  volkomenen  trap  van  zuiverheid  te  kunnen 
worden  daargefteld.  Er  wordt  desniettemin,  door 
deze  bewerking,  eene,  in  eene  aanzienlijke  hoeveel- 
heid Zilver  verfpreide  , geringe  hoeveelheid  Gouds 
fpoedig  als  te  zamen  gedrongen  , en  tot  eene  verde- 
re zuivering  meer  gefchikt  gemaakt. 

De  gewone  De  gewone  manier , welke  men , ten  minste  oudtijds , 
^rehVdnde'gewoonnjk  komt  daarop  neder  , dat  men  het 

ö’  Goud-houdend  Zilver,  hetwelk  in  alle  gevallen  niet 
meer  dan  0,300  D.  Goud  dient  te  bevatten  , door 
lmelting  en  uitgieting  in  koud  water,  tot  greinen 
brengt,  met  4 tot  6 deelen  Zwavel  vereenigt,  en 
met  water  tot  eene  Hevige  pap  maakt.  Hiermede 
wordt  dan  een  aarden  pot  of  kroes  aangevuld , en  in 
dezen , genoegzaam  digt  gemaakt  zijnde , wordt  het 
mengfel  aan  een  langzaam  toenemend  vuur  blootge- 
fteld;  wanneer  weldra  , onder  ontwikkeling  van  Zwa- 
velvlammen,  de  oplosfing  of  vereeniging  met  het 
Metaal  bewerkftelligd  wordt.  Als  deze  voorbereiding 
gefchied  is  , wordt  dit  gefmolten  mengfel  in  eenen 
kroes  gedaan  , en  in  eenen  windoven  geplaatst , en 
yg-  gedeelte  Koper  er  bijgevoegd , zoo  deze  niet  in  het 
te  fcheiden  mengfel  vooraf  aanwezig  mogt  geweest 
zijn.  Wanneer  de  Hof  nu  wel  vloeit,  wordt  er,  bij 
kleine  gedeelten  van  1 tot  2 looden  , van  een  zooge- 
naamd nederflagend  loogzoutig  of  middenzoutig  vloei- 
middel  over  de  geheele  oppervlakte  van  defmeltende 
ftof  geftrooid , en  terftond  daarna  alles  met  een  ijzer 
omgeroerd.  Hierna  blijft  het  mengfel  nog,  een  half 
uur  lang,  in  het  vuur,  en  wordt  daarop  in  eenen 
gietkroes  uitgegoten.  Het  Metaalachtig  gedeelte  , 
of  de  zoogenaamde  koning , wordt  van  de  bovenftc 
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losfereftof  afgefcbciden , en dezelaatfte  op  nieuws,  tot 
tweemalen  toe,  met  hetzelfde  vloeimiddel , op  dezelf- 
de wijze  behandeld.  De  eerfte  koning  kan  nu  ook  , 
om  zijn  meer  bevattend  Goud  , terftond  , door  fchei- 
ding  met  Salpeterzuur , tot  verdere  zuiverheid  gebragt 
worden  ; doch  de  beide  laatst  verkregene  koningen 
worden  meestal  bewaard , om  bij  eene  dergelijke  ver- 
. nieuwde  bewerking  te  worden  toegevoegd ; opdat 
alzoo  het  weinige  daarin  bevatte  Goud  zich  nog  uit- 
fcheide,  en  met  bet  andere  Goud  vereeiiige. 

De  Zwavel  verbindt  zich  in  deze  bewerking  met  Hoedanig  de» 
het  Zilver;  maar  neemt  ook  bovendien,  als  werktu i^fe  verUaicn^ 
gelijk,  de  Gouddeelen  in  zich  op;  waarom  men  er 
eene , de  vloeijing  bevorderende  , (tof  bij  gedeelten  bij- 
voegt, om  , door  de  daardoor  bewerkte  meerdere  vloei- 
baarheid, het  Goud  zoo  veel  te  beter  te  doen  afzonde- 
ren. Hiertoe  is  ook  de  bijvoeging  van  het  Koper 
dienstig , als  nemende  hetzelve  grootendeels  het  me- 
taalachtig Goud  in  zich  op  , offchoon  intusfchen 
nog  een  gedeelte  van  hetzelve  in  de  Zwavel  han- 
gen blijft.  Zoo  men  ook  tevens  geene  gefchikte  - 
gelegenheid  heeft  , om  den  , door  deze  bewerking 
verkregenen,  Goudkoning  door  Salpeterzuur  te  fc hei- 
den , kan  men  zich  ook  veelal  in  dezen  van  de  zui- 
vering door  Spiesglans  bedienen. 

Daar  deze  gewone  fcheiding  door  Zwavel  aan  vele  De  matiier 
zwarigheden  en  gebreken  onderhevig  is  , zoo  heeft 
men  dezelve  van  tijd  tot  tijd  zoeken  te  verbeteren; 
en  onder  deze  verfchillende  verbeterde  manieren  , 
fchijnt  die  van  den  geleerden  Bergman  bijzonder 
uit  te  munten,  en  boven  anderen  verkieslijk  te  zijn. 

Volgens  dezen>,  brengt  men  het  Goud  - houdend  Zil- 
ver tot  greinen  , en  bepaalt  door  weging  derzelver 
gewigt ; zondert  daarop  £ gedeelte  van  het  geheele’ 
mengfel  af,  terwijl  men  de  overige  £ gedeelten  met’ 

& tot  8 : deden  Zwavel  vermengt-,  en  in  etnen  geficK 
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ten’  kroes  in  een’  windoven  langzaam  doet  fmel- 
jren.  Na  liet  eerde  uur,  voegt  men  er  £ van  liet  J af- 
gezonderde Metaalgedeelte  bij  ; na  het  tweede  uur 
het  tweede  derde  , en  na  het  derde  uur  de  laathe 
derde  deelen.  Na  iedere  bijvoeging,  wordt  het  meng- 
fel  met  eene  zuivere  aarden  pijp  omgeroerd,  wanneer 
men  hetzelve,  na  de  bijvoeging  van  ai  de  genoemde 
deelen,  nog  eenigen  tijd  aan  de  hitte  doet  blootheden. 
Wanneer  nu,  na  2^3  uren  fmeltens,  geene  Zi  ver- 
korrels  op  de  oppervlakte  van  de  hof  meer  merkbaar 
zijn , wordt  de  kroes  uit  het  vuur  genomen  , omdat 
anders  te  veel  Zilver  met  het  Goud  naar  den  bodem 
zoude  vallen;  en  het  mengfel  wordt  in  eenen  giet- 
kroes  uitgegoten  en  verkoeld.  Men  vindt  alsdan  het 
nog  met  eenig Zilver  vermengde  Goud  op  den  bodem 
van  den  kroes  verzameld,  hetwelk  verder , door  andere 
reeds  genoemde  bewerkingen , kan  gezuiverd  worden. 
Door  de  herhaling  van  bovengenoemde  behandeling 
met  Zwavel  , vooral  met  bijvoeging  van  6 Iooden 
Zwavel  op  ieder  pond  Metaal , zoude  men  in  haat 
zijn  , om  het  zuiverde  Goud  van  1000  D.  daar  te 
hellen.  In  het  algemeen  is  deze  arbeid  wel  afgeloo- 
pen  , wanneer,  door  zulk  eene  bereiding,  100  deelen 
Zilver  tot  op  10  verminderd  zijn;  welke  hoeveelheid 
echter,  naar  gelang  van  bijkomende  omftandigheden , 
altijd  meer  of  min  verfchillen  moet. 

Waarop  de*  Het  fchijnt , dat  de  bewerking  van  Bergman 
ae  manier  gc-  daarop  gegrond  zij , dat , door  de  eerhe  fmelting  van 
hoe*1  met’  de  (^e  ïï  deelen  van  het  Goüd-houdend  Zilver,  voorna- 
overbljjvende  melijk  bijna  alle  Zilverdeelen  met  het  Goud  door  de 
^elen*n  te^aRr Zwavel  worden  opgenomen  , en  dat,  door  de  bijvoe- 
ging van  het  laathe  J Metaalgedeelte , de  Gouddee- 
len  met  eenige  van  derzelver  Zilverdeelen  verza- 
meld en  afgefclieiden  worden  ; welke  Ziiverdeelen 
nogtans  wederom  op  nieuws  door  de  Zwavel  worden 
weggenomen  en  verzwaveld,  terwijl  het  Goud  meer 
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zuiver  achterblijft.  — De  overblijvende  Zilver- hou- 
dende Hakken  worden  nu  gewoonlijk,  op  eenen  baard 
van  klei  en  potlood,  onder  den  moffel,  en  met  be- 
hulp van  eenen  aangebragten  luchtllroom  van  eenen 
blaasbalg,  van  hare  Zvvaveldeelen  beroofd,  om  aldus 
het  Zilver  meer  zuiver  over  te  houden.  Zoo  deze 
Zilverdeelen  intusfehen  nog  eenig  Goud  mogten  be- 
vatten , wordt  er  bij  dezelve  eenig  IJzervijifei  ge- 
voegd , en  dan  een  tweede  tot  drie  vierde  uur  in  het 
vuur  gehouden  en  gefmolten.  De  aldus  verkregen 
Zilverkoning  bevat  dan  gewoonlijk  al  de  nog  overge- 
blevene Gouddeelen. 

Scopoli  heeft  deze  bewerking  nog  in  zooverre  De  manier 
veranderd,  dat  hij  het  Goud- houdend  Zilver  metvanScopo^* 
\ gedeelte  Zwavel , J.  gedeelte  Goudglid  of  ver- 
glaasd Loodverzuurfel  , en  J gedeelte  Glasgal  bij 
gedeelten  te  zamen  laat  fmelten , wanneer  hij  daarop 
de  verkregene  Metaalkoningen  op  nieuws  met  dezelf- 
de doffen  herfmelt , en  eindelijk  met  Salpeterzuur  ge- 
heel zuivert. 

Uit  hoofde  de  gezwavelde  Potasch  ook  eenc  Engftröm 
erootere  verwantfehap  tot  het  Zilver,  dan  tot  hetbevcre],c  t0}. de' 
Goud  heeft,  zoo  heeft  Engftröm  geraden,  om  da  gezwavd- 
zich  van  deze  dof  te  bedienen,  ter  fcheiding  van^e  Potascl1 
het  Goudhoudend- Zilver.  Doch  daar  deze  gezwa- 
velde Potasch,  in  eene  te  grooie  maat  bij  liet  meng- 
fel  gevoegd,  ook-  ligteüjk  op  het  Goud  zelf  werkt, 
en  ook  bovendien  de  juiste  evenredigheid  der  deelen 
hier  moeijelijk  te  bepalen  is,  zoo  fcliijnt  deze  wijze 
van  bewerking  aan  vele  zwarigheden  onderworpen 
te  zijn.  Het  Zilver  wordt  echter,  volgens  deze  ma- 
nier , na  de  behandeling  met  voornoernde  gezwavelde 
Potasch,  gefcheiden  door  audere  Metalen,  die  meer 
verwantfehap  tot  de  Zwavel , dan  wel  tot  het  Zilver 
hebben ; of  de  Zwavel  wordt  door  Salpeter  verzuurd 
cn  afgezonderd;  of  deze  affeheiding  wordt  pok  wel, 
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offchoon  minder  gemakkelijk,  door  roostering  daar-, 
gefield.  — Men  heeft  dus  uit  de  befchouwing  vau 
deze  fcheiding  van  het  Goud  door  Zwavel  genoeg- 
zaam kunnen  opmerken,  dat  dezelve  in  die  gevallen, 
waar  de  groote  hoeveelheid  van  Zilver  eene  fchei- 
ding op  den  natten  weg  te  kostbaar  en  te  omflagtig 
zoude  maken , bijna  alleen  kan  en  moet  worden  in 
het  werk  gefield  ; en  dat  zij  bovendien  in  het  alge- 
meen meer  als  eene  gefchikte  voorbereidende  fcheiding 
van  het  Goud  te  houden  is.  Dat  dezelve  buitendien 
genoegzame  oefening  en  oplettendheid  vereischt,  om 
dezelve  behoorlijk  te  doen  gelukken,  behoeft  geen® 
verdere  herinnering, 

$ 6,  Scheiding  van  het  Goud  door  Spies  glans  4 

Waarop  de-  Wij  hebben  boven  reeds  gezien,  dat  het  gewoon 
berukrVeren^^eZwave^  Spiesglans  (Spiesglans  , Antimonium  of 
welk  Goud  Sulphuretum  Stibii ),  met  het  onzuivere  Goud  gefmol- 
hiertoe  te  ge«  ten , ontleed  wierd , deszelfs  Metaaiachtig  gedeelte  zich 
hruiken.  met  het  Goud  gaarne  vereenigde,  terwijl  de  Zwavel 
zich  van  den  anderen  kant  van  bijna  alle  andere  Me- 
talen , die  met  het  Goud  verbonden  waren , vermeester- 
de : deze  Metalen  worden  dan  hierdoor  van  hun  fmelt- 
baar  vermogen  beroofd , en  blijven  als  (lakken  op  de 
oppervlakte  van  het  mengfel  over.  Van  deze  eigen- 
fchap  van  het  gezwaveld  Spiesglans  heeft  men  zich 
dan  ook  bediend  , om  het  Goud  tot  eenen  grooteri 
trap  van  zuiverheid  te  brengen,  en  men  heeft  dan 
ook  deze  bewerking , waardoor  die  zuivering  ge- 
fchiedt  , gewoonlijk  het  gieten  van  het  Goud  door 
Spiesglans  genoemd.  Het  Goud,  dat  men  aan  deze 
zuivering  wil  onderwerpen , dient  eenen  aanmerkelij- 
ken  trap  van  zuiverheid  te  hebben , en  men  fielt  ook 
daarom  deze  bewerking  alleen,  in  het  werk , als  men 
«jeu  matig  zuiver  Goud  tot  eene  hoogere  fijnheid  wii 
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brencen , en  men  de  fcheiding  door  de  kwartering , 
om  de  bijvoeging  van  het  Zilver  en  het  kostbaar  Salpe- 
terzuur, niet  goed  kan,  of  niet  verkiest  aan  te  wen- 
den. Wanneer  men  dus  het  Goud  met  gezwaveld 
Spiesglans  behandelen  zal , dient  hetzelve  ten  minste 
750  tot  850  D.  Goud  te  bezitten  ; want  zoo  het 
Goud  minder  zuiver  is,  wordt,  door  eene  zoo  veel 
te  meerdere  noodzakelijtfè  bijvoeging  van  het  gezwa- 
veld Spiesglans  , ook  naderhand  de  moeite , om  het 
zuivere  Goud  van  zijnen  bijgevoegden  Spiesglansko- 
ning  te  zuiveren , zoo  veel  te  grooter  en  omflag- 
tiger. 

Het  gezwaveld  Spiesglans , hetwelk  tot  deze  be-  Zuiverheid 
werking  gebruikt  zal  worden,  dient  geheel  zuiver  tere  wenden 
zijn,  en  met  geene  andere  Metaaldeelen  verontrei- gezwaveld 
nigd.  De  bovenfte  platte  gedeelten  der  Spiesglans- Spiesg  n '*• 
brooden , offchoon  wel  meer  Zwavel  bevattende , 
zijn  echter  meer  zuiver  te  houden , dan  de  benedenfte 
deden,  omdat  de  vreemde  Metaaldeelen , bij  de  fmel- 
ting  en  Rolling  van  dezelve,  meer  naarden  bodem  zak- 
ken. Ook  houdt  men,  over  het  algemeen,  de  met 
lange  ftralen  voorziene  brooden  voor  de  beste;  doch 
om  meer  zeker  te  zijn , is  het  beter , om  het  gezwa- 
veld Spiesglans  vooraf  zacht  te  roosteren , ten  einde 
het  van  zijne  Zwaveldeelen  te  berooven  , en  dan  , 
door  meerdere  hitte , deszelfs  Metaalgedeelte  te  doen 
vervliegen;  en  wanneer  alsdan  geen  Lood,  Koper  of 
andere  Metalen  achterblijven  , kan  men  het  Spies- 
glans voor  deze  bewerking  allezins  gefchikt  houden. 

Men  neemt  gemeenlijk  tot  deze  bewerking  gewone  Hoedanig 
Ipfer  ofPasfauer  fmeltkroezen ; dikwijls  bekleedt  menier1mensfcl  t<2 
dezelve  vooraf  met  een  weinig  Borax,  of,  om  zoo 
veel  te  zekerder  te  zijn , dat  het  Goud  niet  weg- 
vloeije,  bedient  men  zich  wel  eens  van  dubbele  ih 
elkander  geplaatste  kroezen.  Buitendien  moeten  deze 
kroezen  eene  aanzienlijke  grootte  te  hebben , zoodot 
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zij , na  de  doffen  bevat  te  hebben,  nog  yc  .T  .^.kun- 
nen ledig  blijven;  of  ook  rekent  men  wel,  dat  zij 
tien  malen  grootere  ruimte  moeten  beflagei  , dan  het 
aan  te  wenden  Goud.  Het  Goud  in  zulk  eenen 
kroes  thans  goed  gcfmolten  zijnde  , v/ordt  daarbij 
eene  dubbele  hoeveelheid  van  gezwaveld  Spiesglans  ge- 
voegd ; de  kroes  wordt  terflond  bedekt,  en  men  laat 
het  mengfel  eenige  minuten  goed  vloei  en.  Anderen 
werpen  er  het  Spiesglans  niet  in  eens  bij,  maar  Hechts 
bij  gedeelten  , zoodat  het  laatst  ingeworpene  eerst 
weder  gefmolten  moet  zijn,  eer  er  een  nieuw  gedeel- 
te wordt  bijgevoegd;  wanneer  men,  11a  degehéelë  bij- 
voeging, het  mengfel  eenige  minuten  goed  vloeitèh 
laat.  Wanneer  de  Hof  zoodanig  verhit  is , dat  zij 
van  boven  geheel  vurig  en  als  vonken  - gevend  zich 
voordoet,  wordt  zij  in  een’  behoorlijk  met  eenig  vet 
befmeerden  gietkroes . uitgegoten  , welke  kroes  dan. 
zacht  van  onderen  met  eenig  hard  ligchaam  gefloten 
wordt  , of  ook  wel  de  grond  , waarop  deze  kroes 
geplaatst  is,  om,  zoo  doende,  den  Metaaïkoning  be- 
hoorlijk raar  den  bodem  te  doen  zakken.  De  (lof 
verkoeld  ie,  wordt  de  kroes  omgekeerd,  en  de- 
zelve er  uitgenomen.  Deze  ftof  beflaat  nu  uit  twee 
zelfflandigheden : liet  bovenfle  gedeelte  uit  gezwaveld 
Spiesglans  en  die  Metalen,  die  met  het  Goud  veree- 
nigd  geweest  zijn  ; het  onderfle  gedeelte  beflaat  uit 
Goud  met  zoo  veel  Spïesglanskoniug  vereenigd , als 
er  zich  van  de  bij  het  Goud  gemengd  geweest  zijnde 
Metalen  met  de  Zwavel  van  het  gezwaveld  Spies- 
glans verbonden  hebben.  De  kleur  van  dezen  Goud- 
houdenden  Spiesglanskoning  is  zoo  veel  te  geler, 
naar  mate  het  gebjüikte  Goud  meer  zuiver  is  ge- 
weest, Eene  zoodanige  fmelting  met  dit  gezwaveld 
Spiesglans  is  echter  niet  genoegzaam,  om  het  Goud 
tot  zijne  volkomene  zuiverheid  te  brengen;  waarom 
dan  ook  deze  fmelting  voor  de  tweede-  en  dikwijls 
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voor  de  derdemaal  op  nieuws  hervat  wordt,  offchoqn 
dan  meestal  eene  mindere  hoeveelheid , van  ongeveer 
gelijke  deelen  gezwaveld  Spiesglans  , kan  genomen 
worden  : voor  de  derdemaal  vloeit  het  Goud  zoo  veel 
te  gemakkelijker,  om  het  bij  zich  hebbend  Spiesglans- 
Metaal.  Het  voor  de  tweedemaal , ten  minste  het 
voor  de  derdemaal , bijgevoegde  Spiesglans  kan  men 
weder  gebruiken  tot  de  zuivering  van  eene  nieuwe 
hoeveelheid  Gouds  , omdat  hetzelve  flechts  weinig 
vreemde  Metaaldeelen  uit  het  reeds  eenmaal  gezui- 
verd Goud  heeft  tot  zich  kunnen  trekken. 

Daar  ook  de  overblijvende  ilakken  cuswijls  nog 0 verblijvende 
eenige  Gouddeelen  bevatten,  die  daarin  hangende  slakken  te 
zijn  gebleven,  of  zich  niet  genoegzaam  hebben  af- handelen, 
gezonderd , zoo  worden  deze  ook  op  nieuws  met 
eenig  gezwaveld  Spiesglans  herfmoken  ; eu  deze 
fmelting  wordt  zoo  dikwijls  herhaald,  als  er  nog  ee^ 
nige  Metaalkoning  verkregen  wordt.  Anderen  doen 
deze  fmelting  in  den  reeds  gebruikten  kroes,  zoo 
die  onder  de  bewerking  niet  te  veel  geleden  heeft, 
en  voegen  er  zelfs  op  nieuws  geen  Spiesglans  meer 
bij.  Het  Goud-Metaal  verzamelt  zich,  door  deze  ver- 
nieuwde fmelting,  bij  elkander,  en  vormt,  met  de  zich 
vereenigende  Spiesglans  - Mctaaldeelen , een  Metaal- 

koDinkiei  Hoe  het  Spie.* 

Het  Goud  heeft  nu  , zoo  de  fmeltingen  met  hetgjans  verder 

Spiesglans  wel  zijn  afgeloopen,  niets  dan  het  Spies- van  het  Goud 
. . t . . . . . , , af  te  fcheideu. 

glans -Metaal  met  zich  vereenigd,  hetgeen  nu  door 

de  warmte  moet  worden  afgefcheiden , om  alzoo  het 
Goud  in  zijnen  meer  zuiveren  toeftand  over  te  hou- 
den. Men  doet  te  dien  einde  het  mengfel  in  eenen 
kroes,  of  ook  wel  in  eene  vlakke  fcherf  onder  eenen 
moffel  in  eenen  windoven , wanneer  er  terflond  eene 
zoodanige  hitte  wordt  aangewend  , dat  het  Metaal 
dadelijk  kan  vloeijen.  Het  Spiesglans- Metaal , als 
veel  vlugger  zijnde,  dan  het  Goud,  vervliegt  nu  on- 
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der  de  gedaante  van  eenen  witten  damp  ; doch  men 
dient  in  het  oog  te  houden , dat  deze  hitte  niet  te  on* 
matig  moet  zijn,  omdat  anders  het  Goud  met  de  Spies- 
glansdampen kan  worden  weggevoerd,  en  een  nadee- 
lig  verlies  zoude  veroorzaken.  Men  verkort  echter 
deze  bewerking  aanmerkelijk  door  eenen  gedurigen 
luchtftroom  , door  middel  van  eenen  blaasbalg , op  de 
oppervlakte  van  het  gefmolten  Metaal  henen  te  voe- 
ren; waardoor  eene  gedurige  verzuring  en  wegvoe- 
ring van  de  Spiesglansdeelen  veroorzaakt  wordt.  Te 
dien  einde  verbindt  men  met  den  gewonen  vuurblaas- 
balg eene  pijp,  die  trechterswijze  boven  den  kroes 
of  de  fcherf  uitloopt , om  daardoor  eenen  algemeenen 
uitgebreiden  luchtftroom  te  brengen  over  de  opper- 
vlakte van  den  kroes  of  de  fcherf;  omdat  er  anders, 
zoo  deze  luchtftroom  te  fterk  op  één  punt  wierd  aan- 
gebragt , dikwijls  , of  eene  ftolling  van  de  gefmoltene 
ftof , bij  een  zwak  vuur , of  eene  vervlugtiging  van 
Gouddeelen , bij  een  fterk  vuur , plaats  kan  hebben. 
Daar  het  Goud  van  tijd  tot  tijd  hierdoor  zuiverder 
wordt,  moet  ook  het  vuur  naar  die  mate  vermeerderd 
worden ; wanneer  eindelijk  de  dampen  ophouden  , en 
het  Spiesglans-Metaal  grootehdêels  is  afgezonderd. 
Om  nogtans  de  laatfte  wéinige  Spiesglansdeelén , die 
nog  gemeenlijk  aan  het  Goud  hangen  blijven , weg  te 
nemen,  en  hetzelve  behoorlijk  fmeedbaar  te  maken, 
wordt  er  op  het  laatfte  veelal  eenig  Salpeter,  dikwijls 
met  eenige  Borax  gemengd,  bijgevoegd,  en  het  Me- 
taal in  eenen  gietkroes  uitgegoten.  Men  moet  hier 
deze  genoemde  ftoffen  flechts  bij  kleine  gedeelten  bij- 
werpen , en  wel  dan  , wanneer  het  mengfel  begint 
vloeibaar  te  worden , en  ook  tevens  zorgen , dat  er 
geene  kolen  in  den  kroes  vallen , die  het  Spiesglans- 
Metaal  fpoedig  doen  herftellen.  Wanneet  geene  don- 
kere vlekken  meer  aan  het  vloeijend  Goud  merkbaat 
zijn , en  deszelfs  geheele  oppervlakte  met  eenen  fchoo- 
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nen  aquamarijn-  of  zeegroenen  glans  vloeibaar  is , fchijnt 
het  Metaal  genoegzaam  van  alle  Spiesglansdeelen  ont- 
daan te  zijn. 

Wij  hebben  uit  het  aangevoerde  kunnen  zien,  dat.  Waarom  deze 
uit  kracht  van  verwantfchap  van  de  Zwavel  tot  bijna  ]^tr  ^fe^kns 
alle  Metalen,  behalve  tot  het  Goud,  de  Zink,  Pla-op  het  Goud 
tina  en  nog  mogelijk  eenige  weinigen,  en  de  weder-HUtns  li* 
keerige  betrekking  van  het  Spiesglans  - Metaal  tot  het 
Goud  , deze  fcheiding  buitengemeen  voordeelig  en 
gemakkelijk  moet  zijn , en  in  vele  gevallen  verre  bo- 
ven die  van  de  fcheiding  door  Zwavel  te  verkiezen 
is.  In  deze  laatstgenoemde  bewerking  wordt  im- 
mers dikwijls  deze  brandbare  (lof  reeds  grootendeels 
vernield  , eer  zij  op  bet  Metaalmengfel  behoorlijk  wer- 
ken kan  ; daar  zij  hier  bij  deze  fcheiding  , met  het 
Spiesglans  vereenigd,,  meer  gebonden  en  voor  min- 
dere vervlugtiging  vatbaar  is. 

Men  moet  hier  echter  in  aanmerking  nemen  , dat  Byv'oegin^ 
de  Zwavel  zich  niet  met  de  andere  vreemde  Metalen van  Jwave!  bli 
verbindt,  zoo  niet  te  gelijker  tijd  van  den  anderen  kant  Goud. 
het  Spiesglans -Metaal  van  het  Goud  wordt  tot  zich 
getrokken;  en  men  dus,  wanneer  men  zich  van  een 
minder  zuiver  Goud  bedient,  eene  te  groote  hoeveel- 
heid Spiesglans  zoude  benoodigd  zijn , om  deze  fcbei- 
ding  met  voordeel  te  bewerkftelligen.  In  dat  geval 
kan  men  dus  deze  en  de  vorige  fcheiding  met  de 
Zwavel  als  vereenigen,  wanneer  namelijk  het  te  zui- 
veren Goud  onder  de  700  D.  gehouden  wordt. 

Men  voegt  dan  gewoonlijk,  buiten  het  reeds  bijge- 
Voegde  gedeelte  Spiesglans,  nog  eene  geëvenredigde 
hoeveelheid  Zwavel  bij  het  Goud,  die  zich  dan  voor- 
loopig  voor  een  groot  gedeelte  van  de  vreemde  Meta- 
len vermeestert,  en  het  Goud,  bij  het  einde  der  bë* 
werking  , met  minder  Spiesglans -Metaal  vereenigen 
doet.  Men  voegt  dan  gemeenlijk  bij  ieder  pond  Gouds, 
voor  iedere  50  D.  ? die  het  onder  de  750  D.  houdt, 
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3 looden  Zwavel  boven  de  gewone  hoeveelheid  van 
bijgevoegd  Spiesglans ; doch  het  Goud  beneden  de 
300  D.  zijnde,  bedient  men  zich  van  andere  fchei- 
dingen  , die  dan  in  dat  opzigt  meer  aan  de  verwach- 
ting beantwoorden. 

Vervlugti-  Piet  verdampen  van  het  Spiesglans  , waarvan  wij 
Spiesglans  door  eveh  gefproken  hebben,  is  , behalve  eene  lastige. 
Zoutzuur  ook  tevens  eene  eenigzins  voor  de  gezondheid  gevaar» 

kvvik*  lijke  bewerking ; waarom  men  eene  andere  minder  ge- 

vaarlijke manier  heeft  aangeraden,  beftaande  daarin, 
dat  men  den  tot  poeder  gebragten  Goud-  en  Spies- 
glanskoning  met  3^4  deelen  Zoutzuur  Kwik  (Per- 
chloruretum  Mercurii ) vermengt,  en  uit  eenen  krom- 
hals overhaalt.  Het  Spiesglans  zoude  met.  het  Zout- 
zuur van  het  Zoutzuur  Kwik,  als  een  vlugtig  Zout- 
zuur Spiesglans  , in  den  ontvanger  overgaan  , ter- 
wijl daarop  het  Kwik , bij  eene  vermeerderde  hitte , 
insgelijks  geheel  vervlugtigd  zoude  worden  en  het 
Goud  geheel  zuiver  overblijven. 

Affcheidin:;  Anderen  keuren  ook  deze  manier  als  te  kostbaar  en 
"lans  doorbet af,  en  verkiezen  dus  liever  het  Spiesglans 
Salpeter,  door  middel  van  het  Salpeter  te  verzuren  , en  als 
zoodanig  van  het  Goud  af  te  fcheiden.  Sommige  ne- 
men daartoe  3 deelen  van  dit  middenzout,  en  fmel- 
ten  het  in  eenen  dubbelen  kroes,  die  van  boven  ge- 
opend is  , of  werpen  bij  het  gefmolten  Metaal,  bij 
gedeelten  , 2 deelen  Salpeter  ; offehoon  ook  deze 
arbeid  niet  zoo  veel  te  voordeeliger  kan  genoemd 
worden  , zoowel  om  de  hoeveelheid  van  het  te  ge- 
bruiken Salpeter  , als  om  het  gedeelte  Goud  , dat 
ligtelijk  bij  deze  bewerking  verloren  gaat. 

Al^emeene  Het  Goud  dus , hetwelk  van  eene  genoegzame  zui- 

aanmerking  Overheid  is , kan  op  voorfchrevene  wijze,  door  fchei- 
ver  deze ichei-  0 . , . , J . . . 

dmg  door  ding  met  Spiesglans,  uitnemend  en  met  weinige  kos- 

Spiesglans.  ten  tot  eenen  hoogen  graad  van  zuiverheid  gebragt 

worden,  en  de  gewone  verdamping  van  het  met  liet 
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Goud  vereem'gd  Spiesglans  kan,  door  middel  van  het 
vuur  en  den  aangebragten  luchtftrootn , teïi  minste,  zoo 
d e niet  dagelijks  behoeft  te  worden  in  het  werk  ge- 
il id,'  genoegzaam  bij  eenen  goeden  ruimtrekkenden 
liaai-d  bewerkflelligd  worden;  en  deze  fcheidingsma- 
nier  fchijnt  boven  vele  andere  min  zekere  of  ook 
meer  omflagtige  affcheidingen  te  verkiezen  zijn.  Men 
houdt  ook  in  het  algemeen  het  Goud , door  deze  be- 
werking behoorlijk  behandeld,  voor  hoogstmogelijk 
zuiver;  daar  waarfchijnlijk  diegene  , welke  hieraan 
twijfelen , hierbij  niet  alle  voorzorgen  hebben  in  het 
werk  gefield.  De  flakken , van  deze  bereiding  over- 
bl  ij  ven  de , worden  op  nieuw  gefmolten  met  zooge- 
naamden  zwarten  vloed  en  hamerflag,  waardoor  het 
Zilver  weder  van  de  Zwavel  gefcheiden  en  verzameld 
wordt,  zoo  als  bij  de  fcheiding  van  het  Zilver  nader 
meer  uitvoerig  blijken  zal. 

J 7.  Lij  zonde  re  fcheiding  van  het  Goud  van 
e enige  Metalen  en  Stoffen, 

In  de  vorige  afdeelingen  hebben  wij  reeds  genoeg-  scheiding  var 
zaam  kunnen  opmerken,  hoe  het  Goud  van  het  Zil-het  Goud  en 
ver  te  fcheiden  is,  en  waartoe  al  de  opgenoemde  * 

werkingen  meer  of  minder  dienstbaar  zijn ; ook  blijkt 
genoegzaam  uit  de  zoo  even  genoemde  fcheiding , hoe 
het  Goud,  met  het  Spiesglans  verbonden  zijnde, 
daarvan  kan  gezuiverd  worden ; zoodat  wij  over  deze 
beide  bijzondere  fcheidingen  hier  niet  verder  té  mel- 
den hebben.  Daar  bovendien  in  de  behandeling  van 
het  Zilver  meer  uitvoerig  over  de  kupellering , of 
affcheiding  der  onedele  Metalen  door  middel  van 
Lood,  of  Bismuth,  zal  moeten  worden  gehandeld, 
zoo  zal  ook  daaruit  genoegzaam  kunnen  blijken,  hoe 
dat  ook  deze  beide  Metalen  van  het  Goud  het  ge- 
fchiktst  worden  afgezonderd. 
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^iciding  van  De  fcheiding  van  het  Goud  en  de  Platina  i&  echter 
de  platina. Va°van  eenen  geheel  bijzonderen  aard,  uit  hoofde  deze 
beide  Metalen , zoo  zij  toevallig  of  opzettelijk  ver- 
mengd zijn  geweest,  als  zoodanig,  bij  het  einde  der 
genoemde  bewerkingen , meestal  vereenigd  achterblijf 
ven.  Door  het  gewone  Salpeter- Zoutzuur  wordt 
immers  de  Platina  even  als  het  Goud  opgelost,  en 
gemeenlijk  met  dit  laatfte  Metaal  nedergepioft;  door 
de  kwartering  wordt  het  ook,  zoo  het  ten  minste  in 
eenige  beteekenende  hoeveelheid  met  het  Goud  ver- 
eerigd  is , door  het  Salpeterzuur  niet  opgelost  en  af- 
gefcheiden.  In  de  Cementering  wordt  het,  even  min 
als  het  Goud,  door  de  zure  dampen  aangetast,  en 
noch  de  Zwavel,  noch  het  Spiesglans  hebben  eenige 
bijzondere  werking  op  dit  het  Goud  zoo  nabijko- 
mend Metaal.  Het  is  dus  allezins  noodig  , om  de 
middelen  te  weten  , hoe  deze  beide,  elkander  zoo 
verwante , doch  in  vele  andere  opzigten  zoodanig  on- 
derling verfehillende.  Metalen  van  elkander  kunnen 
worden  gefcheidên  en  afgezonderd.  Te  dien  einde 
komt  hier  de  volgende  bijzondere  eigenfchap  het 
eerst  in  aanmerking:  dat,  namelijk,  de  Platina , het- 
zij afzonderlijk,  hetzij  met  het  Goud  vereenigd,  in 
een  mengfel  van  Salpeter- Zoutzuur  ontbonden,  kan 
worden  nedergepioft  door  eene  oplosfing  van  Zout- 
zure Ammonia,  welke  met  het  Goud  een  geheel  op- 
losbaar, doch  met  de  Platina  een  drievoudig  onop- 
losbaar Zoutzuur  Ammoniakaal  Platinazout  daarllelt. 
Hieruit  volgt  dus,  dat  een  koningswater , te  zamen- 
gefleld  uit  Salpeterzuur  en  Zoutzure  Ammonia,  wel, 
gelijk  bekend  is,  het  Goud  oplost,  doch  de  Platina 
terltond  weder  affeheidt  en  nederploft.  Ook  valt  het 
Goud  uit  zijne  oplosfing,  door  middel  van  Zwavel- 
zuur eerstverzuurd  Ijzer,  als  Metalliek  Goud  neder; 
terwijl  de  oplosfing  van  Platina  van  dit  Zwavelzuur 
Ijzer  geheel  niet  wordt  aangedaan;  welke  ©nderfchei- 
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dene  middelen  dus  in  het  algemeen  toereikende  zijn , 
om  deze  beide  Metalen  te  onderkennen  en  ook  van 
elkander  te  fcheiden.  Op  de  dus  zoo  even  genoemde 
gronden  heeft  men  de  volgende  fcheiding  van  dit  Me- 
taalmengfel  op  den  natten  weg  voorgeflagen.  Men 
overgiet  het  tot  dunne  platen  gebragte  Platina- hou- 
dend Goud  met  eene  genoegzame  hoeveelheid  ge- 
woon Salpeter-Zoutzuur  , en  laat  het  daarmede  warm 
trekken.  Wanneer  nu  het  mengfel  tevens  Zilver  be- 
vat , wordt  dit  Metaal  weldra  onder  de  oplosling  als 
een  onoplosbaar  Zoutzuur  Zilver  afgefcheiden , wan- 
neer daarop  de  heldere  oplosfing  wordt  afgegoten 
en  nedergeploft,  door  middel  van  eene  genoegzame 
fterke  oplosfing  van  versch  bereid  Zwavelzuur  Ijzer 
in  zuiver  water ; wanneer  het  daardoor  nedergeplofte 
Goud  behoorlijk  verzameld , afgewasfchen  en  gegloeid 
wordt.  De  overblijvende  vloeiftof  wordt  nu  door  uit- 
damping te  zamen  gedrongen  en  verfterkt,  en  bij  de- 
zelve eene  verzadigde  oplosling  van  Zoutzure  Am- 
monia gevoegd , wanneer  daarop  de  hierdoor  nederge- 
plofte Platina  met  alle  voorzigtigheid  verzameld , ge- 
droogd en  in  eenen  sarden  kroes  wordt  uitgegloeid, 
waardoor  dezelve,  in  hare  Metallieke  gedaante,  als 
een  eenigzins  graauwachtig  poeder  zal  overblijven. 

Er  zijn  echter , die  gelooven , dat  de  Platina  niet  Bemerkingen 

«eheel  door  de  Zoutzure  Ammonia  zoude  worden  ne-°™tre,I]t  deze 

1 p , , ïcneidingf 

dergeploft  , vooral , zoo  de  oplosfing  eenigzins  ver- 
dund is,  en  dat  ook,  door  deze  fcheiding,  de  Pla- 
tina niet  geheel  zuiver  van  Ijzer  zoude  zijn  , welk 
Ijzer  men  dan  van  het  mengfel  zoude  moeten  fchei- 
den, hetzij  door  bijvoeging  van  eenige  Blaauwzure 
Potaschoplosfing , of  door  de  verkregene  Platina,  her- 
haalde reizen  met  eenige  Zoutzure  Ammonia,  op  te 
heffen*  Deze  naauwkeurige  fcheidingen  komen  ech- 
ter dan  meer  te  pas,  als  men  de  Platina  geheel. fchei- 
kundig  zuiver  begeert*^  doch  ia  die  gevallen  , waar, 
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het  hechts  te  doen  is , om  de  Platina  van  het  Goud 
af  te  zonderen  , is  het  genoegzaam , de  bovenge- 
noemde fcheiding  door  bijvoeging  van  Zwavelzuur 
Ijzer  en  Zoutzure  Ammonia  te  bewerkftelligen.  Wij 
moeten  hier  nog  doen  opmerken  , dat  het  Azijnzuur 
, Koper,  hetgeen  ook  wel  eens  tot  de  affcheiding  van 
het  Goud  wordt  aangewend  , fomtijds  met  de  Pla- 
tina eene  ligte  troebelheid  te  weeg  brengt,  en  dat  de 
Salpeterzure  Zilveroplosling  ook  met  hetzelfde  Me- 
taal eene  licht  - groene  nederploffing  veroorzaakt. 
Wanneer  wij  intusfcben  over  het  onderzoek  van  het 
Goud  door  het  Esfai  zullen  fpreken  , zullen  wij  ver- 
der gelegenheid  hebben , om  op  te  merken , door 
welke  bijzondere  teeltenen  de  aanwezigheid  van  de 
Platina  bij  het  Goud,  bij  deszelfs  kupellering  en  kwar- 
tering,  worden  aangeduid,  en  hoe  dezelve  verder  door 
die  bewerkingen  van  het  Goud  kan  worden  gefchei- 
den  en  derzelver  hoeveelheid  aangetoond. 

Schering  van  Het  Kwik  is,  om  zijne  meerdere  vlugheid,  gemak- 
ÏS^KWIjk  alleen  door  de  warmte  van  het  Goud  te  fchei- 
per  en  I Jzcr.  den  ; en  als  men  dan  tevens  het  oogmerk  heeft,  om 
het  Kwik  te  bewaren , gefchiedt  deze  fcheiding  in 
geflote.ne  vaten  in  een  overhalings  toeftel  , zoo  als 
nader  bij  de  befchouwing  der  amalgamering  meer  uit- 
voerig blijken  zal.  — Het  Koper  wordt  van  bet  Goud 
gemeenlijk  op  dezelfde  wijze  gefcheiden  als  het  Zil- 
ver , hetzij  door  de  kupellering , hetzij  door  verzu- 
ring met  Salpeter  ; of  ook  door  de  fcheiding  met 
Salpeter- Zoutzuur  wordt  grootendeels  het  Koper  van 
hetzelve  afgezonderd.  — - Het  Ijzer  wordt  van  het 
Goud  gemeenlijk  door  herhaalde  fmeltingen  met 
Borax  afgefcheiden  ; doch  wanneer  er  eene  groote 
hoeveelheid  Ijzer  met  Hechts  weinig  Goud  verbon- 
den is,  kan  men  daartoe  de  fcheiding  door  de  Zwa- 
vel bezigen,  welke  Zwavel  zich  weldra  van  het  Ijzer 
vermeestert,  en  het  Goud  zuiver  achterlaat.  An- 
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fleren  nemen  Zwavel  en  Goudglid,  van  elk  gelijke 
deelen  , en  werpen  dit  bij  gedeelten  bij  eene  dubbele 
hoeveelheid  van  het  Metaal mengfd , voegen  er  eenig 
Koolftof  bij,  en  gieten  het  mtngfel,  na  het  wel  om- 
geroerd te  hebben,  behoorlijk  uit;  de  Zwavel  zal 
zich  dan  met  het  Ijzer  vereenigen , en  het  Goudglid 
of  Loodverzuurfel  met  het  Goud,  hetgeen  daarvan 
alsdan  door  de  Kupellering  op  nieuws  kan  afgezon- 
derd worden.  De  Kupellering  immers  van  het  Goud- 
houdend  Ijzer  is  meestal  vruchteloos , zoo  niet  het 
Ijzer  vooraf  verkalkt,  of  grootendeels  weggenomen 
is  ; beter  kan  dan  nog  de  fchekiing  door  het  ge- 
zwaveld Spiesglans  gefchieden , of  ook  maakt  men 
wel  gebruik  van  het  Salpeter;  doch  alsdan  gaat  cs  . 
veel  Goud  verloren.  Daar  intusfchen  het  Goudhou- 
dend  Ijzer  ook  zeer  oplosbaar  is  in  het  Salpeter- Zout- 
zuur, zoo  kunnen  deze  Metalen  ook  gemakkelijk  op 
den  natten  weg  gefcheiden  worden,  door  oplosfing, 
namelijk  , in  voornoemd  «flftr  en  door  nederpioffing 
van  Zwavelzuur  Ijzer. 

Het  Tin  bevattend  Goud  wordt  ,door  herfmeïting  Sckefdln?  , 
niet  fmeedbaar  gemaakt,  of  van  zijn  Tin  beroofd , het  Tav 
omdat  een  gedeelte  van  dit  Metaal  zoodanig  door  het 
Goud  omkleed  en  befchertnd  wordt,  dat  het  niet  dooi- 
den invloed  der  Zuurftof  kan  worden  verzuurd  en  afge- 
fcheiden.  Het  mehgfel  wordt  daarom  van  fommigen 
met  Koper  gefmolten  en,  als  zoodanig  met  dit  Me- 
taal vereenigd,  op  de  Kupel  gezuiverd;  terwijl  ande- 
ren hetzelve  onder  .eenen  wel  trekkenrien  haard  in 
eenen  kroes  met  Zoutzuur  Kwik  vereemgen  , en  de 
te  mijdene  dampen  door  de  hitte  doen  vervliegen» 

Men  voegt  dan  het  gefchiktst  bij  een  tot  roodgloei- 
jing  verhit  Metaalmtngfcl,  naar  de  evenredigheid  van 
het  daarin  bevatte  Tin  , i H deelen  Zoutzuur  Kwik» 

Het  is  bekend , dat  hier  het  Zoutzuur  van  dit  Me- 
taalzout  zich  geredelijk  met  het  Tin  tQt  een  vlugtig 
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Zoutzuur  Tin  vercenigt;  terwijl  liet  vrijgewordeA 
Kwik,  te  gelijk  met  het  niet  ontlede  gedeelte  Zou r- 
zuur  Kwik  , in  dampen  vervliegt. 

Scheiding  De  Zink  kan  van  het  Goud  door  verzuring  in  het 
va"  de^°kdvuur  Scheiden  worden;  doch  hierbij  heeft  meestal 
den  Arfenik  ’een  aanmerkelijk  verlies  plaats,  uit  hoofde  dat  het 
en  het NickeJ.  vlugge  Zinkverzuurfel  altijd  eenig  Goud  met  zich 
neemt,  en  ook  daarom  gewoonlijk  door  hetzelve  ee- 
nigzins  gekleurd  is.  Op  den  natten  weg  is  het  voor 
het  overige  het  gefchiktst,  om  door  middel  van  Sal- 
peterzuur te  worden  geicheiden.  — De  Arfenik  is  het 
gemakkelijkst  van  het  Goud  af  te  zonderen  door  mid- 
del van  de  Zwavel , waarmede  het  zich  gretig  veree- 
* nigt,  en  als  een  vlugtig  gezwaveld  Metaal  vervliegt.  — 
Het  Nickel  wordt  meestal  van  het  edele  Metaal  af- 
gezonderd door  verkalking  in  het  vuur,  terwijl  de 
overige  meer  zeldzame  Metalen,  gewoonlijk  naar  hun- 
nen meer  vasten  of  vluggen  aard,  meerdere  of  min- 
dere verzLiiirbaarheid , of  vèrlchillende  oplosbaarheid, 
op  eene  der  boven  voorfchrevcne  wijzen  van  het 
Goud  worden  gefcheiden , en  daardoor  dit  Metaal 
meer  zuiver  achterlaten. 

Hevftellirg  Daar  het  Goud , gelijk  wij  boven  reeds  hebben 
vsn  het  Don-  kunnen  opmerken,  ook  wel  eens  opzettelijk,  of  toe- 
vallig, met  het  vlugge  Loogzout,  of  de  Ammonia,  tot 
Dondergoud  vereenigd , voorkomt , dienen  wij  ook 
de  middelen  aan  te  wijzen , waardoor  het  Goud  uit 
dien  gevaarlijken  toeftand  herlteld,  en  tot  gewoon 
Metaalgoud  weder  kan  gebragt*  worden.  In  het  al- 
gemeen bezigt  men  daartoe  de  gewone  Zwavel,  bij 
dewelke  men  in  eenen  mortier,  bij  kleine  gedeelten, 
onder  eene  zachte  wrijving,  * gedeelte  Dondergoud 
voegt,  en  daarop  in  een  kroesje  aan  een  zacht  vuur 
blootftelt , zoodat  de  Zwavel  flechts  even  vloeije. 
Deze  Zwavel  zal  dan  voor  het  grootfte  gedeelte  ver- 
vliegen , en  eindcüjk  ontvlammen , zonder  nogtans 
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eenige  uitbarsting  te  veroorzaken.  Na  liet  ophou- 
den der  vlam,  wordt  het  vuur  verfterkt,  zoodat  de 
kroes  gloeit,  en  geene  Zwaveldampen  meer  merkbaar 
zijn ; wanneer  men  er  op  het  laatfte  eenige  Borax  en 
Glasgal  bijvoegt,  waardoor  eindelijk,  na  eene  be- 
hoorlijke fmelting,  het  Metaal  op  den  bodem  van  den 
kroes  geheel  herfleld  zal  overblijven.  Het  is  waar- 
fchijnlijk , dat  zich  hier  de  Zwavel  van  de  Ammonia 
vermeestert  tot  gezwavelde  Ammonia,  en  dus  het 
Dondergoud  ontleedt;  doch,  daar  men  weet,  dat 
ook  andere  floffen , zelfs  eenvoudige  krachtelooze 
poeders , met  dit  Dondergoud  gewreven , hetzelve 
insgelijks  van  zijne  ontploffende  kracht  berooven , is 
dit  nog  niet  volkomen  bewezen.  Wanneer  immers 
het  Dondergoud  met  fijn  gebrande  Borax,  Olie,  of 
Kool-bevattende  poeders , voorzigtig  gewreven  wordt, 
en  daarna  behoorlijk  aan  de  gloeijing  wordt  blootge- 
fteid,  zal  het  Goud  zonder  eenige  ontploffing  her- 
fteld worden.  De  tusfchenplaatfing  van  deze  kleine 
Itofdeelen  fchijnt  die  eenvormige  ontwikkeling  der 
voor  de  ontploffing  vatbare  ïuchtfoorten  te  verhinde- 
ren , en  hare  gelijke  verbranding  en  uitbarsting  te  be- 
letten ; even  als  wij  waarnemen  bij  het  zoo  kracht- 
volle Buskruid,  hetgeen,  door  tusfchenplaatfing  van 
kleine  zanddeeltjes , ook  zijne  zoo  zeer  vermogende 
ontploffende  kracht  grootendeels  verliest.  Bovendien 
wordt  ook  dit  Dondergoud  door  de  gezwavelde  Wa- 
tcrftoflucht  ontleed,  en  kan  het  ook  door  het  Zout- 
zuur Tin  in  een  Goudpurper  van  Casfius  veranderd 
worden.  Ook  wordt  zelfs  het  Dondergoud  van  zijn 
ontploffend  vermogen  beroofd , als  het  flechts , op 
eene  groote  oppervlakte  gelijkelijk  uitgebreid,  lang- 
zaam verwarmd  wordt.  Dat  hier  desniettemin  bij  ah 
le  deze  behandelingen  de  vereïschte  voorzigtigheid 
in  acht  moet  genomen  wofclen , behoeft  geene  ver- 
dere herinnering. 
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Zuivering  Het  Goud'  wordt  ook , door  vele  onderfcheidcnt 
van  het  Geud  fmeltiiisen  of  bewerkingen , als  werktiiieeliik  met  eene 
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tusfchen  brokken  van  fmeltvaten  of  kroezen  voorban- 
den , of  vermengt  zich  met  de  asch  der  fornuizen  , 
of  met  het  dof  der  werkplaatfen , en  wordt  als  zoo- 
danig, onder  den  naam  van  Kretsgoud,  veelal  met 
Zilver  en  andere  Metalen  vereenigd,  verzameld  en  op 
eene  bijzondere  wijze  gefcheiden  en  gezuiverd.  Men 
neemt  daaromtrent  gewoonlijk  het  volgende  in  acht: 
dat  men,  namelijk,  in  c!c  eerde  plaats,  wanneer  groo- 
tere  (lukken  Metaal  met  asch  of  andere  ligtere  dof- 
deelen  vermengd,  zijn , dezelve  door  afwasfching 
met  water  behoorlijk  bijeenverzamelt ; daar  deze 
Hukken  dan  gemakkelijk  uit  de  daarbij  aanwezige 
Heen  deden  kunnen  uitgezocht  worden.  Wanneer 
aroote  (lukken  Goud  met  kleinere  vreemde  deden 


zijn  vermengd,  kunnen  dezelve  ook  gemakkelijk  door 
zifting  van  een  worden  gefcheiden.  Zijn  de  Metaal- 
dcelcn  echter  kleiner,  zoodat  zij  door  deze  zifting, 
of  afwasfching  met  water,  niet  kunnen  worden  afge- 
zonderd, dan  worden  deze  door  middel  van  het  Kwik 
of  de  Amalgamering  bijeenverzameld;  gelijk  wij  bij 
de  behandeling  van  het  Zilver,  opzigtelijk  deze  be- 
werking, zullen  kunnen  opmerken.  Bevatten  ech- 
ter deze  doffen  eene  aanmerkelijke  hoeveelheid  Goud 
en  Zilver,  en  vloeijen  de  daarbij  voorhanden  zijnde 
deelen  gemakkelijk  tot  eene  glasacbtige  dof,  dan  wor- 
den zij  met  Loodverzuurfel , in  plaats  van  met  Kwik, 
behandeld,  wanneer  daarop,  door  bijvoeging  van  ee- 
nigen  Zwarten  vloed,  het  Goud-  en  Zilver-bevattend 
Lood  herdcld , en  deze  Koning  door  de  KupelJering 
verder  behoorlijk  gezuiverd  wordt.  — Wanneer  deenen 
of  (lukken  van  fmeltkroezen  van  buiten  eenïg  Goud 
bevatten  , en  hetzelve  daaraan  vastgehecht  is  , dan 
worden  zulke  (lukken  eenigen  tijd  in  goed  vloeijend 
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Lood  gehouden,  hetwelk  alsdan  het  Goud  oplost, 
zoodat  het,  door  verdere  Kupeilering,  weder  gefchikt 
kan  worden  afgefcheiden.  Zijn  echter  de  edele  Meta- 
len in  het  binnenfte  gedeelte  dezer  vaten  ingedrongen , 
zoodat  zij  door  het  Lood  zoo  gemakkelijk  niet  kun- 
nen worden  uitgetrokken , dan  worden  dezelve  meest- 
al tot  poeder  gebragt,  en,  zoo  zij  een  genoegzaam 
aandeel  van  edele  Metalen  bevatten , door  middel 
van  het  Kwik  verzameld  en  gefcheiden. 

Wij  kunnen  hier  niet  voorbij,  met  een  enkel  woord  ^ Eentee rom- 
melding te  maken  van  de  onderscheidene  middelen  * ftcllfDg^vai/de 
welke  men  gewoonlijk  voorhek,  als  dienstig , ter fmeedhaar- 
verbetering  en  bevordering  van  de  meerdere  fmelt- ^dvan  het 
baarheid  van  het  door  onderfcheidene  oorzaken  on- 
fmedig  geworden  Goud.  Deze  onfmeedbaarheid  ont- 
Kaat  immers  meestal  door  het  een  of  ander  met  het 
Goud  vereenigd  broos  Metaal;  waarvan,  gelijk  wij 
gezien  hebben,  eenige  weinige  onzigtbare  ftofdee- 
len  genoegzaam  zijn,  om  het  van  zijne  uitmuntende 
en  bijna  onmisbare  taaiheid  en  rekbaarheid  te  beroo- 
ven , en  daardoor  den  bewerker  eenen  moeijelijken 
en  lastigen  arbeid  te  verfchaffen.  De  meeste  der  ge- 
wone raadgevingen  in  dezen  zijn  alle  op  onzekere  en 
min  gegronde  proefnemingen  berustende;  waarvan 
gemeenlijk  de  meerdere  of  mindere  nuttigheid  toeval- 
lig daarvan  afhangt , of  het  gebruikte  verbeterings- 
middel  overeenkomstig  is  met  de  ooTzaken  van  de 
onfmeedbaarheid  van  het  te  verbeteren  Metaal.  Uit 
alles , hetgeen  wij  van  de  vereeniging  van  het  Goud 
met  andere  Stoffen  en  Metalen,  en  wederkeerig  van 
derzelver  verfchiliende  fcheidingen  hebben  voorge- 
meld, zal  bet  voor  den  nadenkenden  werkmeester 
allezins  voldoende  zijn,  om  de  juiste  manieren  tot 
verbetering  en  hertelling  der  fmeedbaarheid  te  kun- 
nen vinden;  daar  ook  alle  andere  voorfchriften ,, 
waarvan  eene  menigte  en  veelal  zeer  ondoelmatige- 
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voorbanden  zijn , alle  op  boven  aangevoerdc  gron- 
den berustende  zijn.  Om  hier  echter  niet  geheel  Uil 
te  zwijgen,  zullen  wij  eenige  van  deze  voorfchrif- 
ten  nagaan , en  aan  het  bovengezegde  toetfen.  In  de 
eerfte  plaats  moet  men  intusfchen  altijd  dit  gebrek 
liever  zoeken  voor  te  komen , door  alle  gelegenheid 
te  vermijden , om  de  fmeedbare  Metalen  met  de  on- 
fmeedbare  te  vermengen , of  in  aanraking  te  bren- 
gen. Niet  alleen  , dat  zij  niet  onmiddelijk  met  deze 
Metalen  moeten  vereenigd  worden ; maar  zelfs  moet 
derzelver  in  de  nabijheid  te  bewerkene  fmelting  wei 
zorgvuldig  vermeden  worden ; ook  het  uitgegoten 
Goud  moet  op  geen  onfmeedbaar  Metaal  worden 
heengelegd;  ja,  in  één  woord,  alle  mogelijke  na- 
bijheid en  aanraking  van  deze  verfchillende  Meta- 
len moeten  naauwkeurig  vermijd  worden.  De  giet- 
flesfchen , waarin  het  Goud  wordt  uitgegoten,  die- 
nen ook  daarom  van  zuiver  rood  Koper  te  zijn , 0111 
niet  de  in  dezen  zoo  fchadelijke  Zink  te  bevatten ; 
ook  met  geen  ander  Zilver  of  Koper  moet  het  Goud 
tot  zijn  gehalte  gebragt  worden,  dan  hetwelk  volko- 
men zuiver  en  fmeedbaar  is. 

. Wanneer  nu  echter  de  onfmeedbaarheid  is  ontdaan, 
doordien  het  Goud  niet  genoegzaam  heet  is  uitgego- 
ten, kan  eene  vernieuwde  en  meer  hevige  fmelting, 
met  bijvoeging  van  eenige  de  fmelting  bevorderende 
doffen , als  Borax  of  Potasch  en  dergelijken , dik- 
wijls alleen  de  fmeedbaarheid  hcrftellen.  Het  Salpe- 
ter , hetwelk  zoo  dikwijls  aangeraden  wordt , is  ook 
zeer  dienstig,  om  bij  het  op  het  punt  van  fmelten  zijn- 
de Goud  gevoegd  te  worden;  nademaal  door  deszelfs 
Zuur  de  meeste  broze  Metalen  verzuurd  worden,  en, 
door  derzelver  Loogzoutig  gedeelte , de  fmelting  van 
het  Goud,  en  de  afzondering  der  vreemde  deelen  be- 
vorderd worden.  De  bijvoeging  van  Kalk  bij  het  Sal- 
peter kan,  naar  mijn  inzien,  van  geenen  bijzonderen 
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dienst  zijn.  Papier,  met  was  en  Spaanfche  zeep  over- 
trokken, en  bij  het  gefmolten  Goud  geworpen,  zou- 
de ook,  wanneer  dit  Metaal  onder  het  vlammen  van 
hetzelve  werd  uitgegoten , een  fchoon , helder  en 
fmeedbaar  Goud  opleveren.  Hierdoor  Ichijnt  echter 
van  belang  niet  meer  veroorzaakt  te  worden  , dan 
door  de  enkele  bijvoeging  van  Potasch ; daar  hier  de 
Koolftoffige  deelen  niets  kunnen  bewerken  tot  herflel- 
ling  van  het  verzuurde  Goud,  maar  wel  tot  hertelling 
van  de  onedele  Metalen , welke,  als  zoodanig  heiTcelcï 
en  bij  het  Goud  gevoegd , hetzelve  eerder  meer  on- 
fmeedbaar,  dan  fmeedbaar  zouden  maken.  Een  meng- 
fel  van  tot  glas  gefmolten  Spiesglans  , Zwavel  en 
Wijnfteen,  op  het  gefmolten  Goud  geworpen,  zoude 
ook  de  onfmeedbaarheid  wegnemen ; waardoor  zeer 


waarfchijnlijk  zich  de  Zwavel  van  eenige  halfmeta- 
len zal  verzekeren,  de  Potasch  de  fmelting  bevorde- 
ren , en  het  Spiesglans  door  zijne  vlugheid  eenige 
andere  halfmetalen  zal  met  zich  voeren.  Dit  »Spies- 
glans  moet  hier  imusfcheii  vooral  weder  van  het 
Goud  worden  afgezonderd,  anders  zoude  hetzelve 
alleen  daardoor  geheel  onfmeedbaar  gemaakt  over- 
blijven. Hetzelfde  kan  men  bijna  zeggen  van  meng- 
fds  van  Wijnfteen , Borax,  Salpeter  en  Arfenikver- 
zuurfel , waar  ook,  buiten  de  verzuring  en  fmelting 
bevorderende  kracht  der  eerten , waarfchijnlijk  de 
vlugheid  van  het  Arfenikverzuurfel  eenigen  dienst  zal 
doen.  In  dit  laatlle  geval  moet  dan  intusfehen  eene 
groote  hitte  worden  aangewend , daar  een  gering  aan- 
deel van  het  achtergebleven  Arfenikverzuurfel  de  on- 
fmeedbaarheid van  het  Goud  eerder  vermeerderen,  dan 
verminderen  zoude. 

Dat  cene  Cementering  dikwijls  zeer  dienstbaar  is.  Wannen-  uc 
om  de  onedele  Metalen  uit  te  trekken,  en  de  broos- CciieDr,Slin^ 
heid  van  het  Goud  weg  te  nemen,  is  zeer  begrijpe-zuur  Kwik 
lijk,  en  deze  bewerkins  is  mogelijk  een  der  beste hiert?.e  Jiens* 

" K 4 


Aisemeene 

0.y '-veiling , 
bcrrt’kkelijk 
f’e/e  nnfm^ed' 
bearbeid. 


152  Scheid.,  v.  a.  goud  v.  eenige  stofp, 

middelen , om  deze  fmecdbaarheid  veelal  te  heïdel- 
len,  offcboon  dezelve,  om  hare  moeyelijkhejd  en  om- 
(lastigheid  , niet  dikwijls  wordt  in  het  werk  gefield. 
Velen  werpen  ook  ~ö  gedeelte  Zoutzuur  Kwik,  of  al- 
leen, of  niet  andere  doffen  vereenigd,  op  het  gefmol- 
ten  Goud,  wanneer  hetzelve  nog  rockende  wordt  uit- 
gegoten; bij  de  febeiding  van  het  Tin  van  het  Goud, 
hebben  wij  reeds  gezien , hoe  dat  het  Zoutzuur  Kwik 
zich  gemak  keüjk  ontleden  laat,  het  Zuur  zich  met 
vele  onedele  Metalen  vereenigt  en  vervliegt,  ter- 
wijl tevens  het  vrijgeworden  Kwik  ook  mogelijk  nog 
dienstig  is , om  voornoemde  Metalen  door  zijne  vlug- 
heid met  zich  te  nemen.  Sommige  durven  het  Zout- 
zuur Kwik  niet  aanwenden , uit  vreeze , dat  het 
Goud  daarmede  insgelijks  vervlugtigen  zoude,  en  of- 
fchoon  deze  vreeze  mogelijk  eenigzins  gegrond  is  , 
moet  men  echter  dikwijls  in  dezen  tot  deze  bewer- 
king overgaan,  doch  met  behoorlijk  beleid  van  dezel- 
ve gebruik  maken. 

Uit  het  een  en  ander  ziet  men , dat  men , zoo, 
men  de  redenen  van  de  onfmeedbaarheid  niet  kan  na- 
.gaan,  fomtijds  onderfcheidene  middelen  moet  in  het 
werk  (lellen  , om  tot  voornoemd  oogmerk  te  geraken, 
en  dat,  zoowel  de  befchouvving  van.  deze  weinige  mrek 
delen  , als  wel  meer  bijzonder  die  van  de  fcheidin- 
gen  van  het  Goud,  hier  voren  breeder  vermeld, 
meestal  aan  den  meer  oplettenden  werker  genoeg- 
zame aanleiding  en  gelegenheid  zullen  geven , om 
deze  lastige,  halfhrrige  en  dikwijlk  zeer  toevallige 
broosheid  van  het  Goud  fpoedig  weg  te  nemen  en  te 
verbeteren.  De  ondervinding , met  een  gezond  oor- 
deel gepaard,  zullen  hier  ook  de  zekerde  gidfen  zijn, 
daar  het  altijd  1110  e ij  tl  ijk  is,  voor  alle  die  verfchil- 
knde  gevallen , waarvan  veelal  de  oorzaak  minder 
bekend  is,  zekere  en  bepaalde  vooiffchrifren  te  kun- 
nen opgeven. 
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Over  het  onderzoek  van  het  Goud  op  het 
Gehalte . 

Wij  gaan  nu  tot  een  gewigtig  gedeelte  van  ons  Verfchillend 

, J & ....  L , 1 . onderzoek  van 

onderwerp  over,  om  namelijk  re  onderzoeken  de  ver-hetGoud  op 
fchillende  middelen,  die  dienstig  kunnen  zijn,  om  het  Gehalte, 
het  waré  gehalte , of  den  mhoud  van  liet  zuivere  Goud , 
op  eene  gemengde  fpecie  of  zamenftelling  van  Goud- 
houdende  Metalen  begrepen , te  kunnen  bepalen  en 
aan  te  wijzen.  De  voornaamfle  middelen , waarvan 
men  zich  dan  in  dezen  bedient,  om  den  waren  in- 
bond en  de  betrekkelijke  verhouding  van  het  Goud 
tot  de  andere  Metalen  aan  te  toonen , zijn  de  volgen- 
de ; namelijk : het  onderzoek  van  het  Goud  op  den 
zoogenaamden  Toets ; het  onderzoek  van  hetzelve 
door  middel  der  Wat  er  weeg  kun  de;  en  wel  ten  laatfte, 
bet  onderzoek  door  het  Esfai,  bevat  in  eene  voor- 
afgaande Kupellering,  of  afdrijving  met  Lood  op  de 
Kupel , en  eene  daarop  volgende  Kvvar tering , of 
fchciding  door  middel  van  Salpeterzuur. 

§ 1.  Het  onderzoek  van  het  Goud  óp  den  Toets . 

Dit;  onderzoek  bepaalt  zich  voornamelijk  tot  eene  Het  onder- 
vergelijking  van  de  kleuren  der  edele  Metalen,  inet f?£l\vatl  h,U 

Gouct  of  CIC-* 

de  van  andere  reeds  bekende  en  deze  Metalen  bevat- Toets, 
tende  mengfels , waartoe  eene  wrijving  van  voot- 
noemde  Metalen  op  eenen  zoogenaamden  zwarten 
Toetsfteen  wordt  dienstbaar  gemaakt.  De  kleuren  en 
verfchüiende  wijzigingen  van  dezelve , die  daardoor 
op  de  oppervlakte  van  denzelven  ontftaan  en  door 
een  geoefend  oog  kunnen  worden  opgemerkt,  doen 
eenigermate  uitfpraak  over  het  gehalte  der  edele  Me- 

,K  5 ta- 


*54 


ONDERZOEK  van  het  GOUD 


talen,  of  bepalen  de  hoeveelheid  van  zuivere  deelen, 
op  zoodanig  een  Metaalmengsel  bevat. 

Eigenfchap-  De  Steen , dien  men  ten  dien  einde  gebruikt  en  die 
5’oeJfte-i]6”  gewoonHik  de  Toctsfteen  genaamd  wordt,  is  een  fijne 
zwarte  Trapp  of  Bafaltflcen  , die  niet  door  de  Zu- 
ren wordt  aangetast,  maar  die  door  middel  van  de- 
ze Zuren  de  op  denzelven  gemaakte  Metaalftreken 
zonder  befcbadiging  weder  varen  laat.  Deze  Toets- 
fleen  behoort  tot  de  Kwartslborten , en  is  eene  on- 
derioort  van  de  Kiezelfchiefer.  Deszelfs  kleur  is 
grijsachtig-zwart , overgaande  in  fluweel-zwart.  Men 
vindt  ze  in  grootere  en  kleinere  brokken ; uitwen- 
dig is  zijne  oppervlakte  vrij  glad  en  effen,  doch  van 
binnen  is  zijn  glans  meer  blinkend;  hij  is  ondoor- 
fchijnend,  matig  breekbaar,  en  de  breuk  vrij  gelijk 
en  effen.  Reeds  bedienden  zich  de  ouden  van  de- 
zen (leen , om  daarmede  de  edele  Metalen,  door  wrij- 
ving op  denzelven  , te  onderzoeken.  Zij  noemden  hem , 
dien  ten  gevolge,  de  facavos,  of  den  probeerder,  ook 
wel  den  Lydifchen  (leen  , omdat  men  denzelven  in 
die  tijden  menigvuldig  in  de  rivier  Tmolus  in  Lydië 
vond.  Deze  toetsfleen  moet  tot  deszelfs  oogmerk  zeer 
zwart  zijn , eene  middelmatige  polijsting  aannemen , 
om  genoegzaam  heldere  Breken  te  kunnen  ontvan- 
gen, en  ook  om  het  zeer  zuivere,  meer  weeke  Goud 
te  willen  vatten;  hij  moet  niet  al  te  hard  zijn,  om 
niet  te  Spoedig  door  het  herhaald  Schoonmaken  te  veel 
te  worden  gepolijst , of  ook  niet  te  week , om  al  te 
veel  te  worden  afgefleten.  Gemeenlijk  houdt  men  die 
fleenen  voor  de  beste,  die  eene  Streek  van  fijn  Goud, 
b.  v.  van  970  tot  1000  D. , met  genoegzamen  glans 
vatten  kunnen.  Voor  het  Zilver  kunnen  de  llee- 
nen  iets  weeker  genomen  worden,  dan  voor  het 
Goud;  ofSchoon  er  vele  fleenen  voor  beide  Metalen 
te  gelijk  dienstbaar  kunnen  zijn.  Veelal  geeft  men 
aan  dezelve  eene  vierhoekige  prismatische  gedaante. 
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van  3 1-  tot  2 duimen  dikte  en  3 k 4 duimen  lengte; 
of  ook  is  wel  fomtijds  een  half  ronde  Heen  tot  eeni- 
ge  voorwerpen  meer  bijzonder  dienstig.  De  ftreken , 
die  op  deze  fteenen  te  voorfehijn  komen , moeten 
helder , glad  en  blinkend  zijn , en  ten  minste  een  on- 
derfcheid  van  10  tot  20  D.  kunnen  aantooneii.  Het 
is  onnoodig  op  te  merken  , dat  deze  fteenen  voor  al- 
le befchadiging  en  krasfmg  moeten  behoed  en  bevei- 
ligd worden  , en  dus  ook  om  die  reden  veelal  in  zacht 
zeemleder  worden  opbewaard. 

Ten  einde  deze  fteenen  tot  het  onderzoek  van  de  Toetsna^?- 
Gehalten  der  edele  Metalen  met  vrucht  kunnen  wor-  Goud.°0f  hCt 
deii  gebezigd,  dienen  er  zoogenaamde  toets-  of  keur- 
naalden  vervaardigd  te  worden  , die  met  de  op  den 
fteen  gemaakte  ftreken  va ïfftë  baren , munten , of 
werkftukken  vergeleken  kunnen  worden.  Deze  naal- 
den moeten  dus  uit  geheel  zuivere  Metalen  beftaan, 
en  in  eene  zekere  en  bepaalde  verhouding  uit  die 
verfQhillende  Metalen  worden  vermengd , en  te  za- 
men  gefteld.  Van  het  Goud  hier  fprekende,  zullen 
wij  dus  van  deze  foort  van  naalden  hier  llechts  mel- 
ding maken’,  daar  wij  bij  het  Ziiver  gelegenheid  zul- 
len vinden,  om  de  toetsnaalden  voor  dat  Metaal  na- 
der te  kunnen  overwegen.  Deze  Goudnaalden  wor- 
den vervaardigd  uit  zuiver  Goud,  en  met  Zilver  of 
Koper  vereenigd , of  wel  met  beide  deze  Metalen 
te  gelijk  in  eene  zekere  bepaalde  verhouding  te  za- 
men  gefteld.  Deze  verhouding  berustte  weleer  op 
eene  aloude  verdeeling  van  het  Esfaigewigt,  waarvan 
het  hoofdgewigt,  het  geen  een  Mark  genoemd  werd, 
in  24  deden  of  Karaten  werd  gdpiitst.  Tegenwoor- 
dig echter  zoude  men,  buiten  de,  met  de  wettig  be- 
paalde gehalten  voor  het  te  verwerken  Goud  en  Zil- 
ver overeenkomende,  naalden,  ook  de  overigen  meer 
met  de  nieuwere  verdeeling  doen  zamenftemmen , en 
dus  meer  ’ gefchikt  bij  iedere  50  of  100  duizendfte 
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deelen  kunnen  afperken  en  daarftellen.  Even  gelijk 
men  dus  nu  b.  v.  tot  bet  vervaardigen  van  eene  33 
karaats  keurnaald  zich.  bedient , door  23  deelen  zui- 
ver Goud  en  1 deel  Zilver  of  Koper  te  nemen,  zou- 
de men  even  gemakkelijk  , tot  het  vervaardigen  van 
eene  keurnaald  van  900  D. , 900  deelen  fijn  Goud 
met  100  deelen  Zilver  of  Koper  te  zamen  vereenigen; 
gevende  dus  deze  naalden,  en  ook  in  alle  derzelver 
onderverdeelingen , door  de  uitdrukking  der  D.  te- 
vens derzelver  gehalte  te  kennen. 

Daar  echter  het  te  onderzoeken  Goud  meer  of  miu 
in  eene  willekeurige  hoeveelheid  kan  gemengd  wor- 
den, of  veelal  gemengd  is,  hetzij  met  het  Zilver  of 
met  het  Koper  alleen,  hetzij  met  beide  Metalen  te 
zamen;  zoo  fpreekt  het  van  zelf,  dat,  door  deze  on- 
gelijke  alliëring,  hetzelfde  gehalte  of  dezelfde  inhoud 
van  het  Goud  onder  verfchillende  kleuren  kan  voorko- 
men ; daar  immers,  gelijk  genoegzaam  bekend  is,  het 
Zilver  aan  het  Goud  eene  meer  witte , en  het  Koper 
eene  meer  roode  kleur  mededeelt.  De  witte  keur- 
naalden  worden  dan  vervaardigd,  als  men  voor  de 
te  zamenfmelting  alleen  zuiver  Zilver  zonder  Koper 
neemt , en  wanneer  men  2 deelen  Zilver  met  1 deel  Ko- 
per vereenigt , heeft  men  de  zoogenaamde  gemengde 
witte  keurnaalden.  Wanneer  men  alleen  Koper  neemt, 
krijgt  men  de  roode  keurnaalden ; en  als  men  2 deelen 
Koper  met  1 deel  Zilver  vereenigt,  dan  heeft  men  de 
gemengde  roode  keurnaalden;  en  eindelijk,  als  men 
zich  ter  alliëring  van  gelijke  deelen  Zilver  en  Koper 
bedient,  dan  verkrijgt  men  de  gemengde  midden  keur- 
naalden.  Men  ziet,  dat  de  kunstenaar,  des  verkie- 
zende, hier  nog  eene  reeks  van  tusfchenfoorteii  kan 
bijvoegen , die  nogtans  in  de  gewone  gevallen  niet 
alle  volftrekt  noodzakelijk  zijn.  Ook  is  bier  nog  bij 
aan  te  merken , dat , om  deze  keurnaalden  niet  al 
te  kostbaar  te  hebben , men  te  dien  einde  het  aki  ui 
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geallieerde  Goud  aan  een  Koperen  of  Zilveren  (taafje 
foïderen  kan. 

Wii  gaan  nu  over,  om  te  zien,  hoedanig  met  zulk  Over  de 
een  Metaal,  hetgeen  vcor  toetfmg  vatbaar  is,  verder 
gehandeld  moet  worden.  De  toetfteen  moet  met  een’ 
zuiveren  doek  of  met  zuiver  leder  vooraf  worden 
afgewischt;  en  door  middel  van  een  wetfteentje,  of 
eene  zachte  vijl,  wordt  eene  bekwame,  niet  al  te 
breede  oppervlakte  van  het  te  onderzoeken  Metaal  zui- 
ver gemaakt,  en  het  daarop  zoo  lang  op  den  toetsfteen 
in  eene  op-  en  nedergaande  eenigzins  fchuinfche  be- 
weging geftreketi , tot  men  op  de  oppervlakte  van 
den  (teen  eene  geheel  zuivere  MetaaHtreek  van  onge- 
veer 10  ftrepen  lengte  en  i j tot  2 ftrepen  breedte  ver- 
kregen heeft.  Men  maakt  nu  met  eene  der  bovenge- 
noemde keurnaalden,  die  mfen  vermoedt  het  naaste  bij 
gemelde  Goudftreek  te  komen , eene  tweede  daarne- 
vens gaande  (treek,  in  dezelfde  rigting,  op  dezelfde 
vlakte  des  (teens,  of  ook  wel  aan  wederzijden  van 
de  eerfte  Goudftreek.  Kan  men  nu  op  het  gezigt 
bijna  geen  onderfcheid  vinden  in  kleur  of  glans  tus- 
fchen  de  gemaakte  (treken,  alsdan  houdt  men,  dat  het 
onderzochte  Metaal  een  gelijk  gehalte  heeft  als  dat  / 4 
der  daarbij  gevoegde  keiirnaald.  De  toetsfteenen  wor- 
den gemeenlijk  ook  vooraf,  en  ook  wel  na  de  wrij- 
ving, met  eenig  fpeekfel  bevochtigd,  ten  einde  de  Me- 
taalftreek  en  de  (teen  eene  meer  heldere  fpiegelen- 
de  oppervlakte  verkrijgen ; er  dienen  echter  geene 
luchtblazen  in  dit  vocht  te  zijn , opdat  de  (treek  niets 
van  zijnen  zuiveren  en  helderen  glans  verlieze.  Er 
worden  ook  eenige  (teenen  gevonden , die  beter  ge- 
heel droog  gebruikt  worden , of  ook  Hechts  na  de 
beftrijking  bevochtigd  moeten  worden. 

Men  dient  echter  in  het  gebruik  der  toetsfteenen  Waarop  bij 
eenige  voorzorgen  in  acht  te  nemen,  die  anders , h^Goud^e3” 
voorbijgezien  wordende,  tot  vele  verkeerde  ui tfpra- letten. 
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ken  aanleiding  zouden  kunnen  geven.  De  oppervlak- 
te der  Metalen  heeft  immers  meermalen. een  beter  of 
minder  voorkomen , dan  zij  wezenlijk  naar  de  bevatte 
zuivere  Metaaldeelen  zoude  moeten  bezitten ; hetgeen , 
vooral  bij  het  Zilver,  en  voornamelijk  bij  de  gewerk- 
te Hukken  , door  de  zoogenaamde  witkoking,  plaats 
heeft,  wanneer  dezelve  alsdan  meestal  een  beter  gehal- 
te op  den  Keen  aanduiden  ; terwijl  insgelijks  eene  Ker- 
ke kleuring,  of  veelal  eene  geringe  Cementering,  het- 
zelfde uitwerkfel  bij  het  Goud  aan  den  dag  legt. 
Dikwijls  heeft  ook  het  Metaal  eene  vreemde  kleur, 
veroorzaakt  door  bijvoeging  van  deze  of  gene  onede- 
le Metalen , wanneer  ook  uit  de  kleur  en  gelijkheid 
der  Kreken  niet  met  volkomene  zekerheid  het  gehalte 
kan  worden  aangeduid.  Zoo  bovendien  het  Goud , 
door  eene  aanzienlijke  hoeveelheid  van  andere  Meta- 
len, als  Koper,  Tin,  Arfenik,  Zink,  Lood,  J>is- 
muth  en  dergelijken,  zoodanig  kunstig  vermengd  is, 
dat  men  het,  op  het  uiterlijk  gezigt,  of  ook  wel  op 
den  toetsKeen , bijna  voor  goed  Goud  houden  zoude , 
alsdan  is  een  weinig  .Salpeterzuur  genoegzaam,  om 
deze  vereeniging  aan  te  toonen  en  te  openbaren.  Men 
beKrijkt  Hechts,  door  middel  van  een  veertje,  met  het 
voornoemde  Zuur  de  gemaakte  MetaalKreken , en  het 
kunstmetaal  zal  weldra  verdwijnen , of  ten  minste , 
door  de  geringe  achtergeblevene  Goudvlek , deszelfs 
gering  gehalte  genoegzaam  aantoonen.  Alle  vettig- 
heid moet,  bij  het  gebruik  van  dit  Zuur,  op  den  Keen 
zorgvuldig  vermijd  worden , als  welke , door  hare  aan- 
wezigheid , de  werking  van  hetzelve  op  het  Metaal 
aanmerkelijk  verhindert.  Veelal  wordt  ook  het  Goud, 
door  zeer  geringe  inmengfels  van  bovengenoemde 
Metalen,  zeer  broos,  en  daardoor  vertoonen  zich 
deze  broze,  onzuivere  Goudfoorten  altijd  iets  min- 
der op  den  Keen,  dan  wezenlijk  dezelve  door  het  Es- 
fai  bevonden  worden.  Wanneer  eindelijk  de  toets- 
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ffreken  ecnigcn  tijd  aan  de  lucht  zijn  blootgeffeld  ge- 
weest, kan  men  op  dezelve  niet  zoo  goed  vertrou- 
wen , als  wanneer  zij  nieuwelings  geftreken  zijn. 

Uit  het  een  en  ander  blijkt,  dat,  opzigtelijk  dezcs  ? eTerzïur 
eenvoudige  toetfmg  der  Metalen,  niet  alleen  eene vXdcnto«9 
gepaste  behendigheid,  een  goed  fcherp  en  geoefend 
oog,  maar  ook  eene  ruime  maat  van  voorzigtigheid 
benoodigd  is , buiten  dewelke  dit  onderzoek  allezins 
gebrekkig  en  onvolledig  moet  blijven ; oflchoon  aan 
den  anderen  kant  aan  de  moeijelijkheid  der  toetfmg 
van  het  Goud,  door  de  later  bijgevoegde  aanwen- 
ding van  het  Salpeterzuur,  eene  aanmerkelijke  ver- 
betering is  toegebragt.  Het  bleef  immers  altijd  be- 
zwaarlijk , om,  door  de  menigvuldigheid  der  afwis- 
felende  kleuren  van  het  Goud,  onder  dezelfde  ge- 
halten , zoo  vele  daarmede  in  alle  opzigten  overeen- 
komende Goudnaalden  gereed  te  hebben ; waarom 
men,  deze  kleuren  zoo  nabij  mogelijk  op  den  fteen 
gevonden  hebbende , deze  ftreek  alsdan  onderwerpt 
aan  de  werking  van  een  bijzonder  daartoe  vervaardigd 
en  gemengd  Salpeterzuur , hetgeen  alsdan , door  de 
evenredige  verandering  der  ftreken , het  reeds  ver- 
moed gehalte  meer  duidelijk  zal  bevestigen.  Men  had 
reeds  voorheen  van  de  werking  van  het  Salpeterzuur 
op  de  Goudftreek  gebruik  gemaakt , om  tot  derzel- 
ver  gehalte  te  willen  beüuiten , en  als  door  meerdere 
flerkte  van  dit  Zuur,  tot  meerdere  werking  van  het- 
zelve op  het  Goud,  willen  opklimmen.  Men  zag 
echter  weldra,  dat  het  fterkst  en  meest  zamenge- 
drongen  Salpeterzuur  niet,  dan  op  Goud  van  620 
tot  660  D.  eenige  werking  toonde:  doch  dat  eenig 
bijgevoegd  gewoon  keukenzout , of  Zoutzuur  aan 
hetzelve , dit  meer  op  het  Goud  werkend  vermogen 
bij  uitnemendheid  toedeelde.  De  geleerde  Vauque- 
lin  geeft  met  dat  inzigt  het  volgend  toebereid  Sal- 
peterzuur, ter  ontdekking  van  Goud  beneden  de  750 
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D. , aldus  op:  98  deelen  volmaakt  zuiver  Salpeter- 
zuur van  1,340  eigendom melijke  zwaarte,  2.  deelen 
Zoutzuur  van  1, 173,  met  25  deelen  zuiver  water  ge- 
mengd en  behoorlijk  gefloten  bewaard.  Door  de  bijvoe- 
ging van  voornoemd  Zoutzuur  bij  het  Salpeterzuur, 
ontftaat  hier  als  het  ware  een  zeer  zwak  Salpeter- 
Zoutzuur,  hetwelk  tot  eene  meer  fpoedige  en  zigt- 
bare  werking  op  het  Goud  aanleiding  geeft.  Ook 
kan  men  , door  eenige  Vermeerdering  van  gemeld 
Zoutzuur  bij  het  mengfel  , dit  Zuur  dienstbaar  maken 
tot  het  onderzoek  van  Goudlborten  van  booger  ge- 
halte , wanneer,  door  vergelijkende  proeven  op  den 
fleen , deszelfs  ware  evenredigheid  vrij  gemakkelijk 
kan  worden  onderzocht  en  bepaald.  Wanneer  men  nu 
de  gewone  Goudflreken  op  den  fleen  met  de  verge- 
lijkende kenrnaaldflreck  gemaakt  heeft,  beflrijkt  men  , 
door  middel  van  eene  glazen  buis  , met  een9  drop- 
pel van  dit  Zuur  de„  gemaakte  ftreken  in  de  breed- 
te, zoodat  er  boven  en  onder  een  gedeelte  onbevoch- 
tigd overblijft,  als  wanneer,  na  verloop  van  eenige 
feconden , het  Goud,  zoo  het  eenigzins  beneden  de 
7^0  D.  is , weldra  zijnen  Metallieken  glans  zal 
verliezen,  dof,  zwartachtig  of  roestkleurig  zal  wor 
den,  en  ook,  na  het  afdroogen  van  den  fleen,  deze 
vlek  nog  genoegzaam  zigtbaar  zal  overblijven.  Dat 
men  intusfehen  eenigzins  op  den  invloed  van  eene  te 
groote  warmte  of  koude  op  dit  Zuur  te  letten  heeft , 
zal  gcene  verdere  herinnering  benoodigd  hebben. 

Tot  onderzoek  van  het  Goud- houdend  Zilver  op 
den  toets,  is  ook  het  Salpeterzuur  in  het  algemeen 
zeer  dienstig , daar  men  zich  immers , ter  bepaling  van 
eene  kleine  hoeveelheid  Gouds  op  eene  grootere 
masfa  van  Zilver,  van  in  zekere  afdeelingen  bepaal- 
de Goud-houdcnde  Zilvernaalden  bedient,  waarvan 
men  de  (treken , nadat  zij  op  den  fleen  met  het  te 
onderzoeken  Metaal  in  kleur  zijn  overeengekomen , 
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lKet  cenig  Salpeterzuur  ovcrftrijkt;  als  wanneer  men 
uit  de  meer  of  min  gelijktijdige  werking  van  het  Zuur 
op  deze  ftreken , door  het  verdwijnen  derzelve , of 
wel  uit  de  terugblijvende  eenigzins  zigtbare  Goud- 
vlek , tot  den  inhoud  van  het  Gouckop  het  gemeng- 
de Metaal  vrij  naauwkeurig  kan  beduien.  Men  dient 
hier  nogtans  het  Salpeterzuur  in  eenen  meer  geëven- 
redigden  verdunden  graad  van  15  tot  20°  aan  te  wen- 
den , omdat  anders , door  het  oogenblikkelijk  ver- 
dwijnen der  ftreken,  de  vergelijkende  werking  min- 
der zigtbaar  wordt. 

Wanneer  men  verwerkte  ftukken,  en  wel  in  eenige  Wat  nog 
hoeveelheid,  op  den  fteen  zal  onderzoeken,  dient  .men  xowüng^vMt 
vooral  de  reeds  onderzochte  voorwerpen  te  plaatfeme  nemen  is. 
naar  de  orde  van  de  op  den  fteen  gemaakte  ftreken  , 
om  daardoor  altijd  in  ftaat  te  zijn , om  dezelve  naar 
die  orde  weder  te  kunnen  vinden.  Men  dient  ook 
in  dezen  geene  gefoldeerde  platen  of  hoeken  te  ne- 
men ; want  eenige  weinige  onzigtbare  deeltjes  van 
het  Soldeerfel  zouden  op  den  fteen  eene  valfche  ftreek 
geven , en  eene  verkeerde  uitfpraak  veroorzaken. 

Men  moet  verder  niet  een  enkel  deel  van  het  geheele 
werk , hoe  zeer  die  ook  alle  gelijk  dienen  te  zijn , 
maar  al  de  deden  van  hetzelve  zoo  veel  mogelijk 
onderzoeken.  Bij  de  holle  werken  en  zoogenaamde 
draadwerken  is  nogtans  zulk  een  onderzoek  van  al 
de  deelen , om  derzelver  zamengefteldheid  en  tee- 
derheid,  dikwijls  onmogelijk;  of  derzelver  deelen  zijn 
ook  veelal  hol , en  laten  geene  drukking  toe , of  zij 
zijn  dikwijls  «met  eenig  Soldeerfel  overloopen , of  bevat- 
ten gefoldeerde  randen,  die  bijna  geen  behoorlijk  on- 
derzoek toelaten.  Zoo  de  geringe  hoeveelheid  van 
deze  werken  niet  gefchikt  een  Esfai  toelaat,  raadt 
men  aan , om  een  gedeelte  van  dezelve  voor  de  blaas- 
pijp te  zamen  te  fmelten,  en  het  hieruit  voorkomen- 
de kleine  Metaalkogeltje  aan  den  toets  te  onderwer- 
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pen;  moetende  men  dan  uit  deze  proef,  in  geval  van 
meerdere  ftukkt-n , zoo  er  geen  vermoeden  van  het 
tegendeel  is,  nagenoeg  van  het  ééne  tot  de  overigen 
belluiten.  Het  is  onnoodig  hier  bij  te  voegen,  dat, 
wanneer  men  Vermoedt , dat  holle  voorwerpen  met 
vreemde  Metafen  of  Stoffen  zijn  opgevuld,  dezelve 
dan  niet  anders , dan  door  donrfnijding  van  het  voor- 
werp , kunnen  of  moeten  worden  onderzocht,  en 
bepaald. 

Zuivering  Wanneer  nu  de  Keen  door  bovengenoemde  toetfin- 
van  den  toeis- gen  met  Kreken  geheel  is  overtrokken,  moet  hij  daar- 
van voorzigtig  worden  ontdaan,  door,  namelijk,  den- 
zelven  met  eenen  zachten  oliefteen  af  te  flijpen,  wan- 
neer hij  daarna  met  eene  dergelijke  houtskool  van  de 
opgenomene  vettigheid  gezuiverd  wordt.  Anderen  ne- 
men hiertoe  zelfs  eenigen  tot  poeder  gebragten  leilteeu 
of  puimfleen,  dien  zij  dan  met  een  op  een  hout  vast- 
gemaakt leder  ter  afwrijving  bezigen.  Ook  zijn  er 
zelfs  Iteenen , die  beter  water,  dan  olie,  tot  deze  af- 
flijpfng  verdragen ; en  zelfs  zouden  fommige  fteenen 
dikwijls  niet  terftond  na  de  reiniging  kunnen  gebruikt 
worden  , maar  voor  het  gebruik  meer  dan  eenen  ge- 
beden of  halven  dag  moeten  in  rust  blijven. 

§ 2.  Het  onderzoek  van  het  Goud  door  de 
H at  enveegk  unde . 

Wat  van  dit  Wij  hebben  boven  , bij  de  befchouwing  der  na- 
onderzoek te  tuurkundige  eigenfchappen  van  bet  Goud  , gezien  , 
“.enken.  dat  hetzelve  eene  meerdere  eigendommelijke  zwaarte, 
dan  alle  andere  Metalen  , behalve  de  Platina  en  liet 
Iridium,  bezat,  zoodat  alleen  door  deze  zwaarte 
reeds  eenigzins  oppervlakkig  het  Goud  van  de  ande- 
re Metalen  kan  worden  *onclerfcheiden.  Men  zoude 
dus , door  de  eenmaal  zeker  bekende  en  bepaalde  ei- 
gendommelijke  zwaarte  van  het  zuivere  Goud,  ge- 
mak- 
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makkelijk  middelen  fehijnen  te  kunnen  vinden,  om, 
door  het  onderzoeken  van  deszelfs  verfchillende 
zwaarte  bij  verfchillende  gehalten , deze  gehalten  als 
te  kunnen  aantoonen  en  te  bepalen.  Dat  men  reeds 
vroeg  zich  van  deze  eigenfchap  der  edele  Metalen 
bediend  heeft , om  den  inhoud  of  de  waarde  van  de- 
zelve eenigermate  aan  te  wijzen , blijkt  immers  reeds 
genoegzaam  uit  de  zoo  algemeen  bekende  proef  van 
Archimedes,  die,  meer  of  min  volgens  die  gron- 
den, den  inhoud  van  het  Goud  en  Zilver  op  de 
kroon  van  den  Koning  Hiron  aanwees.  Wenfche- 
lijk  ware  het  zeker,  zoo  dit  onderzoek  tot  die  juist* 
heid  en  kleinheid  van  bepaling  gebragt  konde  wor- 
den, als  het,  tot  nvt  toe,  door  de  meer  omflagtige  mid- 
delen van  toetfing  en  probering  in  het  vuur,  gefchie- 
den  moet;  te  meer,  daar  men  dan  door  dit  middel  het 
gehalte  van  het  geheele  lïgchaam,  al  ware  het  ook,  om 
de  zamenllelling  uit  onderfcheidene  Rukken  met  Sol- 
deerfcl  voorzien , bepalen  en  aanwijzen  konde. 

Vele  gewigtige  zwarigheden  doen  zich  bier  intus-  Vele  zwa- 
fchen  fpoedig  op,  die  wij  hier  kortelijk  zullen  moe-^h^^rzb^ok 
ten  voordragen.  Wij  hebben,  in  de  eerfte  plaats , voorkomende, 
reeds  boven  gezien  , dat  de  zwaarte  van  het  Goud 
niet  altijd  gelijk  bevonden  wordt ; zoodat  het  van 
19,258  tot  19,650  door  onderfcheidene  Schrijvers 
wordt  opgegeven;  welk  verfchil  in  zwaarte,  op  een 
gewigt  van  één  wigtje , reeds  een  onderfcbeid  van  20 
D.  op  het  gehalte  uitmaakt.  Zoo  dus  dit  verfchil  niet 
kan  worden  weggenomen , veroorzaakt  bet  altijd , 
dat  het  bij  de  naauwkeurigheid  van  het  Esfai  in  geene 
vergelijking  kan  gebragt  worden , hetwelk  tot  T5^fte 
ja  bijna  tot  5öVoRe  gedeelte  den  inhoud  van  dit  edele 
Metaal  op  eene  gemengde  masfa  bepalen  kan.  Dit 
verfchil  van  bevondene  verfchillende  eigendommelijke 
zwaarte  fchijnt  voort  te  vloeijen  uit  de  boven  reeds 
vermelde  verfchillende  oorzaken,  ten  opzigt  van  bet 
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inachtnemen  van  gelijke  omfiandigheden  bij  het  doen 
der  proefnemingen , de  zuiverheid  van  het  gebezig- 
de Goud,  en  deszelfs  meerderen  of  minderen  flaat 
van  zamengedrongenheid,  veroorzaakt  door  hantering, 
pletting  en  dergelijken ; daar  alleen  dit  laatfie  een 
verfchil  van  meer  dan  10  D.  in  dc  uitfpraak  van  het 
gehalte  veroorzaken  kan. 

Als  men  nu  verder  in  overweging  neemt,  dat  men 
Goud , hetgeen  met  andete  Metalen  vermengd  is , 
door  deze  proef  zal  moeten  bepalen , komen  er  wel- 
dra weder  nieuwe  ongelegenheden  voor.  Zoo  heb- 
ben immers  de  daarmede  veelal  te  vereenigende  Meta- 
len, het  Zilver  en  het  Koper,  eenen , wel  is  waar, 
zekeren  bepaalden  graad  van  zwaarte;  die  echter, 
gelijk  die  van  het  Goud,  om  de  zoo  evengenoem- 
de  oorzaken , wederom  dikwijls  zeer  verfchillen- 
de  bevonden  wordt.  En  offehoon  men  de  eigen- 
dommelijke zwaarte  van  het  Zilver  op  10,500, 
en  die  van  het  Koper  op  eene  zwaarte  van  7, 788 
mogt  bepalen,  zoo  blijft  nog  het  bezwaarlijke  over, 
om  hier,  bij  eene  zamengeftelde  vereeniging  van  drie 
ongelijk  zware  Metalen , eene  genoegzame  naamv- 
keu'rige  verhouding  van  het  geheel  te  kunnen  aange- 
ven; te  meer,  daar  het  altijd  moeijelijk  is,  om  de 
juiste  betrekkelijke  hoeveelheid  van  het  Zilver  bij 
het  Koper  op  het  gemengde  Goud  te  kunnen  bepalen. 
Wanneer  men  nog  verder  bedenkt , dat  er , buiten 
het  Zilver  en  het  Koper,  nog  andere  Metalen  met 
het  Goud  vereenigd  kunnen  zijn , zoo  zal  nimmer 
door  deze  proef,  dan  zeer  bezwaarlijk,  derzelver 
hoeveelheid  in  het  gemengde  Metaal  kunnen  worden 
aangewezen.  Daar  toch  in  vele  opzigten  dit  onder- 
zoek van  nut  kan  zijn , en  het  mogeiïjk  tot  eenigen 
trap  van  verbetering  te  brengen  is , zoo  kunnen  wij 
niet  voorbij,  van  derzelver  aanwending  hier  eenige 
melding  te  maken. 

De- 
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Deze  proef,  om  de  edele  Metalen  door  middel  der  Hoe  dit  on- 
Waterweegkunde  te  onderzoeken,  wordt  meestal  in m^enlfjlc wordt 
liet  werk  gefield,  door  een  naauwkeurig  vooraf  ge- in  het  werk 
wogen  ftuk  Goud  of  Zilver  van  eenige  wigtjes  on-gefteld* 
der  aan  eenen , aan  de  fchalen  der  balans  gehechten , 
zijden  draad  te  bevestigen  , en  dan  daarop  bet  Me- 
taal in  water  van  eene  vast  bepaalde  warmtemaat 
en,  zoo  mogelijk,  bij  eenen  gelijken  Barometerfland , 
te  doen  nederdalen.  Het  is  nu  bekend,  dat  dit  Goud 
z^o  veel  ligter  wordt,  als  de  omtrek  van  het  w^ter 
bedraagt,  welke  nu  door  bet  Goud  wordt  ingeno- 
men; welk  gewigt  dus  zoo  veel  te  minder  is?  naar 
mate  het  Goud  zuiverder,  en  dus  ook  eigendomme- 
lijk  zwaarder  is.  Men  vindt  dan  verder  de  eigen- 
dommelijkc  zwaaite  van  het  te  onderzoeken  Metaal, 
door  het  gewigt , hetgeen  benoodigd  is , om  de  fcbaai 
weder  in  evenwigt  te  brengen,  te  verdeelen  in  bet 
gewigt  van  bet  ligcbaam , buiten  het  water  gewor 
gen;  bij  voorbeeld:  als  hetzelve  in  de  lucht  gewo- 
gen beeft  50  wigtjes,  en  in  het  water  eene  zwaarte 
verloren  heeft  van  io,  dan  zullen  deze  io,  verdeeld 
in  het  gewigt  van  het  ligchaam  of  50,  eene  eigen- 
dommelijke  zwaarte  van  5,000  aantoonen,  tegen  de 
zwaarte  van  het  water,  als  éénheid  of  1,000  gere- 
kend. Veelal  bedient  men  zich  ook  ten  zelfden  ein- 
de van  zoogenaamde  Areometers  of  Hydrometers, 
ter  bepaling  van  deze  eigendommelijke  zwaarte  der 
ligchamen , die  uit  lange  holle,  in  bet  water  drij- 
vende , voorwerpen  vervaardigd  worden , en  van  boven 
en  van  onderen  een  fchaaltje  bevatten , om  bet  lig- 
cbaam daardoor,  zoowel  in  ais  buiten  bet  water,  te 
kunnen  wegen;  zoo  als  uit  de  befchrijving  van  bet 
volgende  werktuig  meer  duidelijk  blijken  zal. 

In  dezen  fchijnt  de  Hydrometer  van  Atkins,  on-  Hydrcmeter 
der  andere  verfchillende  gelijkfoortige  werktuigen , van  Atkins? 
bijzondere  aanbeveling  te  verdienen.  Dit  werktuig , dienstbaar.*6 
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namelijk,  is  zamengedeld  uit  een  peervormig  hol 
glazen  of  metalen  ligchaam , waaraan  een  opgaande 
en  een  nedergaande  deel  bevestigd  is  , waarvan  de 
eerde  een  klein  Metalen  fchoteltje  draagt,  om  de  ge- 
wigten  te  bevatten,  en  de  tweede  van  onderen  een 
fcbaaltje  heeft,  om  de  voorwerpen  te  kunnen  opne- 
men  bij  de  weging  in  het  water.  Het  geheele  werk- 
tuig kan  b.  v.  700  korrels  wegen , en  zoo  ingerigt 
zijn,  dat  het,  met  bijvoeging  van  300  korrels,  bij 
eene  gelijke  bepaalde  warmtemaat  , tot  een  bepaald 
punt , op  den  bovenden  deel  gemerkt , nederzakt. 
Het  ligchaam , dat  men  onderzoeken  wil , kan  ech- 
ter, bij  eenen  Hydrometer  van  die  zwaarte,  niet  300 
korrels  te  boven  gaan,  offehoon  men  deze  werktui- 
gen tot  een  zwaarder  evenredig  tientallig  gewigt  ver- 
vaardigen kan , om  daarmede  voorwerpen  van  groc- 
tere  zwaarte  te  onderzoeken.  Het  voorwerp  wordt 
nu  eerst  door  datzelfde  werktuig  gewogen  , of  wel 
deszelfs  gewoon  gewigt  in  de  lucht  aangetoond, 
door  hetzelve  eerst  op  het  hovende  fchoteltje  te 
plaatfen,  en  er  dan  zoo  veel  gewigt  bij  te  voegen 
als  noodig  is,  om  den Hydrometcr  tot  op  het  bepaal- 
de punt  te  doen  nederdalen.  Moet  menb.v.  bij  het  te 
onderzoeken  ligchaam  nog  180  korrels  voegen,  dan 
blijkt,  dat,  bij  aftrekking  van  de  300  korrels,  120 
korrels  voor  de  zwaarte  van  het  voorwerp  overblij- 
ven. Om  nu  aldus  deszelfs  cigendommelijke  zwaarte 
te  vinden,  wordt  nu  het  voorwerp  op  het  onderde 
fchaaltje  gebragt , wanneer  het  gevolgelijk  zoo  veel 
minder  zal  wegen  , als  de  evenredige  zwaarte  van 
zulk  eenen  omtrek  van  water,  die  het  als  van  zich 
moet  dooten  , naauwkeurig  bedraagt.  Hoe  grooter 
dit  verlies  nu  in  het  water  is,  hoe  eigendommelijk 
ligter  het  ligchaam  is  , en  omgekeerd.  Het  gewigt 
nu,  hetgeen  het  voornoemd  ligchaam  benoodig heeft , 
om  tot  het  bepaalde  punt  neder  te  dalen , verdeeld  in 
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de  boven  reeds  gevondene  gewone  zwaarte  van  hetzel- 
ve, toont  dan  de  eigendoinmelijke  zwaarte  van  het- 
zelve aan.  Moeten  er  immers  nu  196  korrels  op  de 
fchaal  gebragt  worden , dan  is  het  verfchil  in  zwaar- 
te, in  eu  buiten  het  water,  16  korrels,  en  deze  16, 
verdeeld  in  de  120  korrels  , leveren  7,5  voorde  eigen- 
dommelijke zwaarte  van  hetvoorwerp  op.  Tot  het  door 
ons  behandeld  oogmerk , zoude  het  zeker  bet  beste 
zijn,  om  bepaalde  gewigten  van  Goud  en  Zilver  van 
ongelijke  gehalten  en  kleuren  , even  als  zulks  bij 
de  keurnaalden  plaats  heeft,  te  vervaardigen,  en  dan 
aldus  waterweegkundig  te  onderzoeken  , ten  einde 
derzelver  eigendominelijke  zwaarte  te  kunnen  be- 
palen , om  daarmede  de  gewone  Gouden  of  Zil- 
veren voorwerpen  behoorlijk  te  kunnen  vergelijken. 

Wanneer  men  befeft,  dat  de  werken  door  deze  ma- 
nier niet  alleen  geheel  onbefchadigd  blijven,  maar  ook 
naar  derzelver  geheelen  omvang  met  derzelver  veelal 
bevattend  foldeer  als  anders  kunnen  worden  onder- 
zocht , zoo  fchijnt  zeker  deze  manier  allezins  een 
meer  bepaald  opzettelijk  onderzoek  waardig  te  zijn.(*) 

Ook  rust  nog  op  dezen  grond  het  onderzoek  van  Dit  onder- 
bet gedeelte  Goud,  hetgeen  in  het  Goud- houdend  zoek  ook  toc- 
Zilver  voorhanden  is.  Zoo  kan  men,  om  deszelfs  ^epajt.  op,bej 
inhoud  eenigzms  te  bepalen,  eenige  oneen  fijn  ge- Zilver, 
korreld  Zilver  op  de  eene  fchaal  van  eene  balans 
doen , terwijl  men  op  de  andere  het  te  onderzoeken , 
insgelijks  gekorreld  , Goud* houdend  Zilver  werpt. 

Wanneer  nu  alles  in  evenwigt  gebragt  is,  dompelt 
men  de  beide  beladene  fchalen  in  het  water.,  wanneer 
weldra  het  evenwigt  verbroken  zal  zijn.  Om  dit  nu 

te 

(*)  S.  T.  Hermbftadt,  Mnfeum  des  Neuesten  nud 
Wisfenswürdigften  aus  der  Naturwisfchenfchafjc,  etc.  1814. 
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te  herdeden,  werpt  men  zoo  veel  fijn  Goud  op  de 
het  Zilver  bevattende  fchaal,  als  noodig  zal  zijn  tot 
het  te  verkrijgen  evenwigt  van  de  beide  fchalen.  Het 
gewigt  van  dit  nu  bijgevoegd  Goud  zoude  den  in- 
houd  van  het  Goud,  op  het  Goud -houdend  Zilver 
bevat , vrij  naauwkeurig  aanwijzen.  Ook  hebben  fom- 
inige  op  dezelfde  gronden  eene,  offcboon  insgelijks 
min  naauwkeurige,  proefneming  voorgeflagen  , om, 
namelijk,  eenig  fijn  Zilver  tot  eenen  even  gelijk  dik- 
ken draad  te  trekken  , als  het  te  beproeven  Goud- 
houdend  Zilver;  wanneer  beide  op  eene  gelijke  leng- 
te worden  afgeknipt  en  in  het  water  gewogen;  zoo 
veel  zwaarder  alsdan  de  Goud-houdende  draad  in  het 
water  weegt,  dan  de  Zilverdraad,  zoo  veel  te  meer 
Goud  zal  hij  aantoonen  in  zich  te  bevatten. 

S 3- 

Onderzoek  van  het  Goud  door  het  Esfai. 

A.  Van  het  gewone  Goud  met  weinige  aanhangen - ' 
de  andere  Metalen . 

Hier  komen  wij  in  een  groot  en  belangrijk  veld, 
namelijk,  het  onderzoek  van  het  Goud  door  het  Es- 
’fai  , hetwelk  vele  belangrijke  zaken  in  zich  bevat 
en  , door  de  onvermoeide  pogingen  der  Scheikundi- 
gen, tot  eene  hoogte  gebragt  is,  waarvan  de  in  dit 
vak  minder  ervarene  zich  in  den  eerden  opflag  bijna 
geene  volkomene  voordelling  maken  kan.  De  hoofd- 
werkzaamheden , waartoe  zich  het  zoogenaamde 
Goud-esfai  bepaalt,  is  begrepen  in  eene  voorafgaan- 
de kupellering,  of  afdrijving  van  het  edele  Metaal  op 
de  kupel  door  middel  van  Lood,  en  in  eene  daarop 
volgende  kwartering  of  fcheiding  door  middel  van  Sal- 
peterzuur ; zoo  als  dit  laafde  reeds  in  het  vorige 
hoofdduk  in  eene  andere  betrekking  is  omfchreven  en 
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aangewezen.  Daar  wij  in  de  behandeling  van  het  Zil- 
ver, en  wel  bij  het  onderzoek  van  deszelfs  gehalte, 
breeder  zullen  fpreken  over  de  kupellering  , met  ai 
hare  daartoe  betrekking  hebbende  werktuigen  en  ver- 
fchijnfelen.,  zoo  zullen  wij  hier  flechts  de  algemeene 
behandeling  van  de  kupellering  van  het  Goud,  voor 
zoo  verre  dezelve  tot  dit  Metaal  bijzondere  'betrek- 
king heeft in  overweging  nemen.  Bovendien  zullen 
wij  in  dit  hoofdftuk  ook  nog  het  onderzoek  van  het 
Goud-houdend  Zilver  aanwijzen,  en  tevens  de  behan- 
deling van  het  Platina-houdend  Goud  , ten  opzrgte 
van  de  bepaling  van  deszelfs  gehalte,  hier  eenigzins 
zoeken  te  ontvouwen. 

Wanneer  het  Goud  door  het  Esfai  zal  worden  on-  Het  Gond 
derzocht,  moet  het,  gelijk  wij  zoo  even  hebben  aan-™de  eerst  ge” 
gemerkt,  eerst  voorloopig  worden  gekupelleerd;  dat  ka;  elieerd 
is,  bij  eene  zekere  afgewogene  hoeveelheid  Gouds wordcn* 
wordt  eene  bepaalde  hoeveelheid  Lood  gevoegd,  en 
op  de  kupel  in  den  Esfai- oven  afgedreven.  Offchoon 
het  fchijnen  moge,  dat  alle  andere  Metalen,  als  het 
Zilver,  Koper,  Ijzer,  de  Zinken  dergelijken , waar- 
mede het  Goud  zoude  kunnen  vereenigd  zijn  , genoeg- 
zaam door  eene  eenvoudige  behandeling  en  oplosfing 
in  Salpeterzuur  zouden  kunnen  worden  afgefebei- 
den , zoo  toont  nogtans  de  ondervinding  , dat  dit 
zuur,  vooral  ten  aanzien  van  het  Koper,  niet  in  Haat 
is,  om  de  laatfte  deelen  van  hetzelve  geheel  weg  te 
nemen;  maar  dat  deze  alleen  door  het  Lood  op  de 
kupel  kunnen  worden  afgezonderd. 

Hoe  meer  Koper,  of  ander  vreemd  Metaal , behalve  In  welke 
het  Zilver,  bij  het  Goud  gemengd  is,  zoo  veel  te 
meer  Lood  moet  er  bij  hetzelve  voor  de  kupellering  Lood  te  voe- 
gevoegd  worden.  Zoo  kan  men,  naar  de  volgendeg:n* 
evenredigheid,  in  het  algemeen,  bij  één  deel  van  het 
te  Esfaijeren  Goud  van 
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iooo  tot  950  voegen  6 deelen  Lood* 

9 50  — 900  10  

900  — 850  14  — — 

850  — 800  18  

800  — 750  24  

750  — 700  3°  

700  — 650  36  

en  zoo  vervolgens.  Om  dus  nu , ter  bijvoeging  van 
dit  Lood,  het  voorloopig  waarfchijnlijk  gehalte  van 
het  Goud  te  vinden  , dient  men  van  de  boven  be- 
fchrevene  keurnaalden  gebruik  te  maken  , of  op  de 
andere  meer  bijzondere  eigenfehappen  van  het  te  on- 
derzoeken Goud  te  letten.  Hoe  meer  Koper  immers 
bij  hetzelve  gevoegd  is,  hoe  rooder  het  zich  voor- 
doet,— hoe  eigendommelijk  ligter  het  wordt , hoe  brui- 
ner kleur  het  in  het  vuur  aanneernt,  hoe  harder  het 
wordt,  en  dus  aan  de  vijl  meer  weerftand  biedt.  Men 
kan  ook  vooraf  een  bepaald  gewigt  op  de  kupel  met 
genoegzaam  Lood  laten  afloopen,  en  het  Goudbroodje 
wegen,  en  deszelfs  kleur  onderzoeken.  Het  verlies 
van  het  gewigt  van  het  gekupelleerde  Goud  toont 
genigzins  de  hoeveelheid  van  het  aanwezig  geweest 
zijnde  Koper  aan  ; terwijl  de  meer  of  minder  witte 
kleur  de  hoeveelheid  van  het  Zilver  eenigermate  aan- 
wijst. Zoo  immers  het  Goud  groen  is  , bevat  het 
ongeveer  een  derde  aan  Zilver;  zoo  het  naauwelijks 
gekleurd  is,  bezit  het  bijna  gelijke  deelen;  en  zoo 
het  met  het  Zilver  bijna  in  kleur  overeenkomt,  bevat 
het  op  zijn  minst  twee  gedeelten  van  dat  Metaal. 
Gemeenlijk  wordt  het  Lood,  tot  dit  einde,  in  eenen 
met  halfronde  openinggn  voorzienen  vorm  gego- 
ten, waarvan  de  openingen  gemerkt  zijn  naar  het  ge« 
tal  van  de  bepaalde  wigtjes,  die  dezelve  bevatten,  en 
alzoo  bij  de  Rolling  onderfcheidene  Loodkogels  van 

eene  kenbare  zwaarte  opleveren. 
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Doch  daar  het  Goud  ook  bijna  altijd  met  eenig  Zil-  In  wfe^e  , 
...  ..  , , , , evenred'ph:  id 

ver  vereenigd  is,  zoo  dient  ook  dit  Metaal  geheel  te  hierbij  fijn  Zil- 

kunnen  worden  weggenomen , en , gelijk  wij  reeds  bo-ver  le  voegen, 
ven,  bij  de  fcheiding  van  het  Goud,  in  het  algemeen 
hebben  aangemerkt  , kan  deze  wegneming  niet  ge- 
fchieden , tenzij  het  Goud  in  eene  zoodanige  even- 
redigheid met  het  Zilver  gebragt  zij,  als  i tegen  3; 
ten  einde  deszelfs  dcelen  genoegzaam  verwijderd  zijn , 
om  de  werking  van  het  zuur  op  alle  punten  als  toe 
te  laten.  Ten  gevolge  hiervan  dient  dus  ook,  naar 
evenredigheid  van  deszelfs  vermoedelijk  gehalte , eene 
zekere  hoeveelheid  fijn  Zilver  bij  hetzelve  tc  worden 
gevoegd,  en  wel  in  de  volgende  evenredigheid : 

Bij  Goud  van  1000  tot  900  — 3 deelen  fijn  Zilver. 

900  — 800  — 

800  — 700  — 2J 

700  — 600  — 2 — 

600  — 500  — ij • 

Hierbij  moet  echter  worden  opgemerkt  , dat  men 
in  alle  gevallen  meer  zeker  is,  door  iets  meer  Zilver, 
dan  wel  door  te  weinig  van  hetzelve,  te  nemen;  doch 
dat,  wanneer  het  blijken  mogt,  dat  het  Goud  geheel 
met  Zilver,  en  niet  dan  met  Hechts  weinig  Koper, 
geallieerd  is , alsdan  iets  minder  van  dit  bij  te  voegen 
Metaal  genomen  kan  worden.  In  alle  gevallen  is  het 
een  algemeene  regel,  dat,  hoe  zuiverder  het  Goud 
is,  hoe  meer  Zilver,  en  hoe  minder  Lood  er  tot  de 
kuptllering  benoodigd  is. 

Om  echter  meer  bepaald  overtuigd  te  zijn,  hoe  oCzc  even* 
veel  Zilver  er,  in  den  fïriktften  zin,  ter  bijvoegingrcdigheid 
voor  het  fcheiden  van  het  Goud , noodig  is  , heb  ik  vin te^k^aan- 
een  mengfel  van  gelijke  deelen  fijn  Goud  en  Zilver  getoond, 
aan  het  Esfai  en  de  verdere  fcheiding  onderworpen, 
en  bevonden,  dat  de  kornetten  flcchts  zeer  weinig 
waren  uitgetrokken  , eene  eenigzins  wit- geelachtige 
kleur  verkregen , en  op  eene  hoeveelheid  van  2 wigt- 
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jes  Hechts  156  D.  Zilver  verloren  hadden.  Zoo  had- 
den i wigtje  Goud  met  i\  wigtje  Zilver  nog  70  D. 
Zilver  behouden ; terwijl  1 wigtje  Goud  met  2 wigt- 
jes  Zilver  al  het  Zilver  aan  het  Salpeterzuur  hadden 
overgegeven.  Een  volkomen  bewijs  dus  , dat  des 
noods  tot  eene  gewone  fcheiding  2 deelen  Zilver  op 
i deel  Goud  genoegzaam  zijn;  offchoon  het,  bij  het 
onderzoek  op  het  gehalte,  veel  raadzamer  is,  liever 
eene  betrekking  van  1 tot  3 in  acht  te  nemen ; te 
meer , daar  er  bij  deze  laatfce  evenredigheid  van  1 tot 
5 ook  nog  geene  de  minde  vreeze  is,  dat  de  kornet- 
ten door  dit  meerdere  Zilver  verbroken  worden,  het- 
welk ik  nogtans  bevond,  dat  bij  eene  evenredigheid 
van  i tot  4 en  5 reeds  begint  plaats  te  hebben.  Men 
dient  hier  bovendien  vooral  acht  te  geven  , om  tot 
deze  bijvoeging  geen  Goud- houdend  Zilver  te  ge- 
bruiken , of  Zilver,  hetwelk  Hechts  door  kupellering 
gezuiverd  is,  en  waardoor  het  in  zich  bevatte  Goud 
niet  is  afgezonderd  geworden ; maar  men  moet  zoo- 
danig gezuiverd  Zilver  nemen,  waarin  geen  het  minde 
bewijs  van  dit  laatfte  Metaal  te  vinden  is.  Dit  Goud 
immers  zoude  op  rekening  van  het  te  onderzoeken 
Goud  gebragt  worden,  en  dus  eene  verkeerde  uit- 
fpraak  geven.  Bij  de  befchouwing  van  het  Zilver  zul- 
len wij  gelegenheid  hebben  , om  van  de  bereiding 
van  zoodanig  gezuiverd  Zilver  breeder  te  kunnen 
fpreken.  Zoo  men  nogtans  in  het  geval  is,  dat  men 
oogenblikkelijk  geen  ander  Zilver,  dan  Goud-houdend  , 
bij  de  hand  heeft , moet  de  inhoud  van  het  Goud 
wel  gekend  worden  en  , bij  de  berekening  van  het 
gehalte , van  de  kornetten  worden  afgetrokken. 

Hoe  het  Goud  Men  neemt  gemeenlijk  tot  eene  gewone  proef,  voor 
kiipeiieringee.  meer  zuiver  Goud  van  1000  tot  850,  een  gewigt  van 
reed  gemaakt  een  half  wigtje  voor  iedere  halve  proef,  om  de  groo- 
tere  hoeveelheid  van  bij  te  voegen  Zilver;  en  bij 
minder  fijn  Goud,  om  de  grootere  hoeveelheid  bij  te 
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Voegen  Lood,  neemt  men  zelfs  gewoonlijk  twee  vier- 
de vvigtjes.  VVanneer  men  nu  baren  of  (laven  van  dit 
Metaal  door  bet  Esfai  onderzoeken  wil  , kapt  men 
met  eenen  zoogenaamden  kapbeitel,  zoowel  van  on- 
deren als  van  boven,  een  bijna  gelijk  gedeelte  Goud 
uit;  men  flaagt  het  plat , en  , door  elkander  gemengd, 
knipt  men  het  op  de  fchaal  af  en  weegt  het  alzoo. 
Zoo  er  van  kleinere  en  meer  voorwerpen  te  gelijk 
ééne  proef  moet  in  het  werk  gefield  worden , dient 
er,  zoo  zulks  gefchieden  kan , van  ieder  (luk  iets  ge- 
nomen te  worden  ; ten  einde  men , zoo  veel  moge- 
lijk, van  deze  kleinere  gedeelten  tot  het  geheel  met 
eenige  veiligheid  befluiten  kan.  Men  weegt  dan  nu 
van  het  te  onderzoeken  Goud  zeer  naauwkeurig  op 
de  Esfaibalans  250  D.,  of  voor  Goud  van  meerdere 
lijnte  500  D.  af;  doet  dit  voorzïgtig  in  een  daartoe  te 
voren  gereed  gemaakt  omgekeerd  kegelvormig  zakje 
van  dun  geplet  Lood,  en  voegt  hier  dan  het  aftewe- 
gen  fijne  Zilver,  in  evenredigheid  van  het  waarfchijn- 
lijk  gehalte  van  het  Goud,  bij;  herhaalt  dit  alles  nog 
eens,  om  twee  gelijke  proeven  te  verkrijgen.  Ten 
einde  in  dezen  met  meer  gemak  te  werken , kan  men 
ook,  bij  vele  te  doene  Esfaijen , gezuiverd  Zilver  tot 
eenen  matig  dunnen  draad,  ter  dikte  van  eene  flreep, 
trekken , en  dan  van  dezen  draad , naar  eene  zekere 
vooraf  door  het  gewigt  bepaalde  lengte,  kleine  ein- 
den afknippen  , die  van  onderfcheidene  bepaalde 
zwaarten  voor  verfchillende  gehalten  moeten  worden 
ingerigt  ; welke  draden,  daarna  ineengerold,  zich  in 
kleine  kogeltjes  als  voordoen , en  zoowel  eene  meer 
omflagtige  weging , als  ook  het  verlies  van  kleine  Zil- 
verdeeltjes,  of  het  befchadigen  van  de  Looden  zak* 
jes , allezins  voorkomen.  Op  de  zwaarte  immers  van 
eenige  weinige  D.  kan  zulk  een  draad  gemakkelijk 
worden  afgeknipt ; welk  gering  verfchil  hier  geen  bij- 
zonder onderfcheid  kan  opleveren.  Tenopzigte  van  de 
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Looden  zakjes  diene  men  ook  nog  aan  te  merken  * 
dat  fommige  daartoe  flcchts  die  van  papier  aanbeve- 
len , dewelke  echter  niet  boven  die  van  het  Lood  te 
verkiezen  zijn , omdat  het  papier  veelal , voor  en  al- 
eer het  in  de  kupel  geraakt,  ontvlamt  en  daardoor  de 
proef  verwart  en  onzeker  maakt.  Door  deze  ont- 
vlamming immers  kan  aanleiding  gegeven  worden, 
dat  een  gering  gedeelte  Metaal , door  het  fpoedig  los- 
laten der  veerkrachtige  papierdeelen , uit  de  kupel 
verloren  gaat,  of  ten  minste  niet  in  het  midden  van 
het  vloeijende  Loodbad  gebragt  wordt. 

De  afdiij-  Wanneer  men  nu  de  proeven , naar  bovengemeld 
vin*,  of  kii-  voorfchrift , afgewogen,  en  inmiddels  de  kupellen 
het  Goud,  in in  den  oven  tot  eene  genoegzaam  gloeijcnde  hitte 
den  oven.  gebragt  heeft,  neemt  men  daarop  het  bepaalde  gewigt 
Lood,  en  brengt  dit,  door  middel  van  eene  gefchik- 
te  tang,  op  de  kupel  in  den  oven,  en  laat  dit  Lood 
eerst  behoorlijk  met  eene  heldere  opene  oppervlakte 
vloeijen;  wanneer  daarna,  op  dezelfde  wijze,  de  af- 
gewogene , in  het  Lood  opgerolde  en  met  fijn  Zilver 
voorziene  , Goudproef  in  het  vloeijende  Lood  wordt 
nedergelaten.  Weldra  zal,  bij  genoegzame  hitte , al- 
les gelijkelijk  vloeijen  en  met  eene  verhevene  bolle 
oppervlakte,  als  onder  eene  gedurige  wenteling  van 
glocijende  deelen,  bewogen  worden;  tot  dat  eindelijk, 
na  verloop  van  eenige  minuten , de  omtrek  van  de 
proef  vermindert , dezelve  eeiie  meer  ronde  koren- 
achtige gedaante  aanneemt , de  lichtende  punten  op 
de  gloeijende  oppervlakte  meer  en  meer  zLtbaar  wor- 
den, en  eindelijk  het  geheel  als  met  vreemde  olieach- 
tige  droppen  als  overtrokken  wordt.  Ten  laatfte  ziet 
men  de  proef  op  eens  blikken;  dat  is,  met  vooraf- 
gaande uitfehieting,  en  oppervlakkige  doorkruifing  en 
overdekking  van  de  fchoonfte  prismatisch  gekleurde 
banden , (lolt  dezelve , en  herneemt  op  eens  eene 
heldere,  gelijke,  zilverkleurige  Metaalgedaantc.  De 
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hitte,  die  er  benoodigd  is  bij  het  kupellcren  van  het 
Goud , kan  iets  meerder  zijn , dan  die , welke  bij 
het  Zilver  gevvoonlijk  wordt  aangewend;  te  meer, 
daar  hier  minder  vreeze  is,  dat  het  Goud  door  deze 
meerdere  hitte  vervliegen  of  fpatten  zal.  Om  deze 
laatfte  reden,  kunnen  de  Goudproeven  ook  zoo  veel 
te  fpoediger  uit  den  oven  genomen  worden , en  heb- 
ben dus  niet  eene  zoo  langzame  verkoeling,  als  het 
Zilver,  benoodigd.  In  het  algemeen  wordt  de  hitte, 
die  er  benoodigd  is , om  de  proeven  in  den  oven  wel 
te  doen  afloopen  , gerekend  op  die  van  ongeveer  30 
tot  320  naar  den  Pyrometer  van  Wedgwood. 

Thans  worden  de  proeven  met  eene  korentang  van  Hs'-nerin?  of 
de  kupel  genomen  en,  zoo  deze  op  de  fchaal  ge- ^“Xoodjes' 
noegzaam  gelijk  bevonden  worden,  ter  verdere  fchei-tct  Kornetten, 
ding  in  het  Salpeterzuur  voorbereid;  zoo  men  nog- 
tans  in  dezen  tevens  den  inhoud  van  het  in  het  Goud 
bevatte  Zilver  wil  aangewezen  hebben,  moeten  deze 
proeven  nu  vooraf  naauwkeurig  worden  gewogen , en 
het  gewigt  dient  daarvan  aangeteekend  te  worden. 

Deze  nu  eenigzins  platte  halfronde  Goud-  en  Zilver- 
broodjes  worden  nu  zeer  voorzigtig  op  een  zuiver 
aanbeeld,  door  middel  van  eenen  hamer,  in  de. leng- 
te uitgeflagen  , en  tusfehen  beiden , ter  voorkoming 
van  eenige  fcheuring,  of  verlies  van  eenige  kleine 
deeltjes,  in  den  mofFel  of  in  een  gloeitestje  een  - of 
twee  malen  gegloeid , zoodat  zij  gemakkelijk , door 
middel  van  eene  plattang , van  beide  zijden  kunnen 
worden  opgerold  tot  kleine  zoogenaamde  kornetten, 
of  tot  eenvoudige  omgerolde  fpiralen.  Anderen  be- 
dienen zich  tot  deze  pletting  liever  van  eenen  klei- 
nen zoogenaamden  pletmolen , welke  ook  voor  eenen 
met  den  hamer  minder  geoefenden  niet  geheel  af  te 
keuren  is,  daar  de  kornetten  door  dit  werktuig  eene 
zeer  gelijke  uitgebreidheid  en  oppervlakte  verkrijgen , 
dewelke  echter  met  eenige  oefening , op  een  wel  ge- 
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polijst  aanbeeld,  fpoediger  en  met  minderen  omflag 
te  verkrijgen  zijn.  Deze  kornetten  moeten  eene  be- 
hoorlijke, gematigde  dikte  hebben,  die  meestal  be- 
rekend wordt  op  ongeveer  eene  halve  ftreep;  daar 
zij , wanneer  zij  te  dun  zijn , al  te  gemakkelijk  bij  de 
fcheiding  breken , doch  ook , bij  meerdere  dikte , 
minder  vatbaar  worden  voor  de  werking  van  het  Sal- 
peterzuur. De  bovengemelde  gloeijing  onder  de  ha- 
ntering is  niet  alleen  noodzakelijk  voor  de  meerdere 
rekbaarheid  van  het  Metaal;  maar  doet  ook,  door 
het  openen  der  Metaalporiën  en  het  wegnemen  van 
alle  onzuiverheden,  hetzelve  zoo  veel  te  beter  aan 
de  werking  van  ^tet  nu  te  gebruiken  Salpeterzuur 
blootflellen. 

Deze  nu  aldus  toebereide  kornetten  worden  bij 
paren , in  een  klein  kegelvormig  of  ander  gefchikt 
fcheiglaasje , overgegoten  met  eene  genoegzame  hoe* 
veelheid  zuiver  Salpeterzuur  van  220.  Voor  eene 
enkele  proef  wordt  meestal  tot  25  a 30  wigtjes  van 
dit  Zuur  genomen , en  men  fielt  dan  deze  glazen  in 
een  vermarmd  zandbad , of  plaatst  dezelve  op  gloei- 
jende  met  asch  bedekte  kolen , zoodat  dezelve  lang- 
zaam, zonder  hevige  opbruifing,  gedurende  15  mi- 
nuten kunnen  koken.  Dit  Zuur,  na  dit  tijdsverloop 
afgegoten  zijnde,  wordt  weder  vernieuwd  met  20  a 
30  wigtjes  Zuur  van  32°,  en  op  nieuws,  op  de- 
zelfde wijze,  aan  eene  koking  van  15  minuten  bloot- 
gefleld.  Deze  tijd  van  koking  is  meestal  genoeg- 
zaam , om  al  de  in  het  Goud  bevatte  Zilverdeelen 
tot  zich  te  nemen,  en  hetzelve  geheel  zuiver  te  ma- 
ken , en  dezelve  wordt  in  eene  werkplaats  gemakke- 
lijk aangewezen  door  eenen  gewonen  zandlooper  van 
een  kwartier  uurs.  Behalve  de  gewone , bijzonder 
daartoe  vervaardigd  wordende  , kegelswijze , of  wel 
van  onderen  eenigzins  bolronde , met  lange  halzen 
voorziene , fcheiglazen , kunnen  ook  met  vrucht  de 

ge- 


/ 


door  het  essai, 


*77 


gewone  rolronde  dopfleschjes  van  ongeveer  i N.  once 
genomen  worden,  waarvan  de  halzen  niet  te  ruim  moe- 
ten zijn,  voor  het  te  fpoedig  vervliegen  van  het  Salpe- 
terzuur, noch  ook  te  eng,  om  de  kornetten  genoeg- 
zaam in  en  uit  te  kunnen  laten;  daar  deze  fleschjes 
bij  het  affpoelen  tevens  dat  voorregt  hebben , dat  zij 
de  kornetten  niet  zoo  fpoedig  uit  het  glas  doen  uit- 
vallen, als  de  bovengenoemde  eerde  foorten.  We* 
gens  de  fterkte  van  het  Zuur  en  deszelfs  berekening, 
hebben  wij  boven  bij  de  kwartering  reeds  genoeg  ge- 
zegd; oflchoon  wij  hier  nog  kunnen  doen  opmer- 
ken, dat  tot  deze  eerde  koking,  zonder  eenig  na* 
deel,  gebruik  kan  gemaakt  worden  van  het  Zuur, 
hetgeen  gediend  heeft  tot  de  laatde  koking,  als  be- 
vattende Hechts  eene  geringe  hoeveelheid  van  het  aan 
de  kornetten,  bij  de  eerde  koking,  nog  overgebleven 
aanhangend  Zilver,  mits  hetzelve  behoorlijk  tot  220 
of  iets  meer,  naar  gelange  van  het  in  zich  bevat- 
tend Zilver,  behoorlijk  worde  verdund.  Er  dient 
verder  daarop  vooral  gelet  te  worden  , dat  het  eerde 
Zuur  liever  iets  derker  dan  te  zwak  genomen  -wor- 
de ; omdat  door  het  denkbeeld , dat  bij  de  eerde 
proef,  door  het  derker  Zuur,  ligtelijk  de  kornetten 
verbroken  worden , eene  grootere  zorg  ontdaat , dat 
zij,  offehoon  in  de  eerde  koking  genoegzaam  geheel 
gebleven  , desniettemin  , door  het  tweede  derker 
Zuur,  zoodanig  worden  aangetast,  dat  zij  vergruizen 
en  den  uitdag  onzeker  zouden  maken. 

Zoo  men  nu  meer  ondeffeheidene  proeven  te  fchei-  Hoe  rag- 
den heeft,  bedient  men  zich  gewoonlijk  van  zoo  vele l,ere. korner 

. ..  ten  in  eei?*  h- 

gemerkte  lcheigiazen  , als  er  paren  proeven  zijn,  offeheidsm 

onderwerpt  ten  minste  dezelve  op  bepaalde  en  ge- 
merkte plaatfcn  aan  de  fcheiding.,  om  daardoor  de 
in  dezelve  bevatte  proeven  bij  de  uitkomst  te  kun- 
nen onderfclieiden ; wélke  maatregel  intusfehen  alle 
voorzigtigheid  vordert,  daar  hier,  bij  de  minste  on- 
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achtzaamheid , eene  groote  verwarring  veroorzaakt 
wordt.  Daar  ook  wel  eens , met  de  meeste  voorzorg 
en  oplettendheid , de  kornetten  breken  of  befehadigd 
worden , en  de  fcheiding  van  enkele  paren  proeven 
eenigzins  omflagtig  is , zoo  heeft  men  wel  eens  ge- 
tracht, om,  door  de  kornetten  in  afzonderlijke  klei- 
ne holle  rolronde  gemaakte  Gouden  busjes  te  fchei- 
den,  beide  deze  zwarigheden  voor  te  komen.  Deze 
manier  fchijnt  nogtans  niet  algemeen  opgenomen  te 
zijn,  en  vele  zwarigheden  te  hebben,  daar  mogelijk , 
ook  door  deze  busjes  de  vrije  werking  van  het  Salpe- 
terzuur eenigzins  belemmerd  wordt,  en  tevens,  door 
het  uitnemen  uit  deze  busjes , de  kornetten  ligtelijk 
befchadigd  worden,  daar  ook  bovendien  deze  busjes, 
niettegenftaande  de  onoplosbaarheid  van  het  Goud  in 
het  Salpeterzuur,  nogtans  door  den  tijd  aanzienlijk 
flijten  en  verminderd  worden.  Er  fchijnen  boven- 
dien nog  andere  maatregelen  genomen  te  kunnen  wor- 
den , om  deze  fcheiding  van  meer  proeven  in  eens 
te  bewerkftelligen ; doch  daar  dezelve  op  eene  lange 
ondervinding  moeten  fteunen , eer  dezelve  worden 
aanbevolen , zullen  wij  hiervan  liever  voor  als  nog 
geene  melding  maken. 

Aftvasfching  ^en  wascht  nu  de  tot  tweemalen  met  Salpeterzuur 
en  glodjing  " behandelde  Goudkornetten  behoorlijk  met  verwarmd 
der  kornetten.  overge>iaajcj  ? 0f  ten  minste  goed  gekookt,  regenwater 

af,  en  men  kan  deze  afwasfching,  of  in  de  fcheigla- 
zen  zelve  doen , of  ook  wel  in  de  gloeitestjes , zoo 
die  fterk  genoeg  zijn , door  herhaalde  opgieting  van 
het  water  bewerkftelligen.  Deze  gloeitestjes  wor- 
den, of  van  zuiver  Goud,  of  Zilver  vervaardigd;  be- 
ter zouden  zij  nog  van  Platina  kunnen  worden  gebe- 
zigd; veelal  worden  zij  ook  van  zeer  zuivere  klei- 
aarde gevormd,  of  de  gewone  kleine  graauwe  kroes- 
jes kunnen  ook  daartoe  worden  genomen , die , om 
den  geringen  prijs , gemakkelijk  nu  en  dan  verwisfcld 
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kunnen  worden.  Wanneer  men  zuivere  uit  Aluin  ne- 
dergeplofte  kleiaarde  met  J zuivere  Kwarts  vermengt 
en,  tot  testjes  gevormd,  behoorlijk  doet  doorbakken, 
zijn  deze  ook  van  eene  deugdzaamheid  en  zuiverheid, 
dat  zij  voor  geene  anderen  behoeven  te  wijken.  . In 
deze  gloeitestjes  worden  nu  de  afgewasfchene  kornet- 
ten in  den  moffel  behoorlijk  gegloeid,  of  ook  wel 
voorzigtig  onder  den  oven  tusfchen  eenige  kolen  aan 
de  gloeihitte  blootgefteld ; terwijl  men  daarop  let, 
dat  zij  aan  den  eenen  kant  Kerk  genoeg  gloeijen,  om 
haren  glans  en  hare  Goudkleur  geheel  weder  te  her- 
krijgen ; maar  dal  ook  tevens  aan  den  anderen  kant 
zulk  eene  Kerke  hitte  vermijd  wordt , welke  de 
Goudproeven  ineen  zoude  kunnen  doen  fmelten , 
en  daardoor  het  oogmerk  van  dezelve  grootendeels 
zoude  doen  verijdelen.  Door  deze  gloeijing  verkrij- 
gen de  kornetten , die , door  de  uitkoking  en  het 
daarop  gevolgd  verlies  van  de  tusfchen  geplaatst  ge- 
weest zijnde  Zilverdeelen , geheel  hol , broos  en  on- 
aanzienlijk bruin -zwart  geworden  waren,  weder  ha- 
re ware  Goudgele  kleur  en  haren  glans,  tevens  met 
eene  vastheid,  die  genoegzaam  toelaat,  om  ze  veilig 
te  wegen  en  verder  te  kunnen  behandelen. 

Wanneer  nu  de  enkele  paren  van  deze  kornetten  Berekeiing 
op  de  Esfaibalans  bevonden  worden  geheel  gelijk  in  rTva^het11' 
gewigt  te  zijn,  en  alle  noodige  voorzorgen  ter  be-Goud,  uit  de 
handeling  genomen  zijn,  dan  kan  men  genoegzaam ^^«€0^ 
befluiten , dat  de  proeven  deugdzaam  en  goed  zijn , 
en  men  kan  alsdan , door  ze  bij  elkander  te  voegen 
en  ze  gezamenlijk  te  wegen , het  gehalte  van  het 
onderzochte  Goud  aantoonen.  Zoo  men  ook  tevens 
het  gehalte  van  het  in  het  Goud  bevat  geweest  zijnde 
Zilver  weten  wil , trekt  men , van  bet  boven  aan- 
geteekende  gewigt  van  de  gemengde  Goud-  en  Zil- 
"verbroodjes , het  gewigt  van  de  overgeblevene  Goud- 
kornetten  en  het  bijgevoegde  fijne  Zilver  af,  wan- 
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neer  het  gewigt  van  het  invhet  Goud  bevat  geweest 
zijnde  Zilver  overblijft.  Indien  men  b.  v.  tweemaal 
500  D.  van  het  te  onderzoeken  Goud  genomen  heeft, 
en  daarbij  gevoegd  heeft  tweemaal  1400  D.  fijn 
Zilver,  en  11a  de  kupellering  bevindt,  dat  de  brood- 
jes een  gewigt  van  3700  D.  hebben,  dan  blijkt,  dat 
er  een  verlies  heeft  plaats  gehad  van  100  D.  , of 
wel , dat  dit  het  gewigt  van  de  onedele  op  het  Goud 
bevatte  Metalen  geweest  is.  Wanneer  nu  de  kor- 
netten na  de  fcheiding  800  D.  wegen , en  dit  gewigt 
met  het  gewigt  van  het  bijgevoegde  Zilver,  zijnde  te 
zamen  3600  D , afgetrokken  wordt  van  het  gewigt 
der  broodjes  of  3700  D. , dan  ontdekt  men  een  ver- 
fcbil  van  100  D. , hetwelk  de  hoeveelheid  van  het  in 
het  Goud  bevat  geweest  zijnde  Zilver  aanduidt;  terwijl 
de  kornetten,  gelijk  van  zelf  fpreekt,  door  haar  ge- 
wigt, den  inhoud  van  het  zuivere  Goud  op  de  be- 
vatte masfa  aantoonen.  Op  deze  wijze  blijkt  dus , 
dat  zoodanig  Goud  op  1000  deelen  bevat  800  dee- 
len  Goud,  100  deelen  Zilver  en  100  deelen  Alooi. 

Wat  velen  met  de  zoogenaamde  Waterzwaarte , of 
'het  geringe  aan  het  Goud  na  de  fcheiding  nog  aan- 
hangend Zilvergedeelte  beteekenen  willen , daarover 
hebben  wij  boven  onze  meening  gezegd , en  ik  heb 
ook  om  die  reden,  naar  het  voorfchrift  van  Dar- 
cet,  ook  daar  ter  plaatfe  aangehaald,  eenige  malen 
beproefd , of  niet  het  Zwavelzuur  dienstig  zoude 
kunnen  zijn , om  deze  nog  mogelijk  aanhangende 
laatrte  Zilverdeeltjes  geheel  af  te  fcheiden.  Ik  meen 
nogtans  bevonden  te  hebben  , dat  het  gebruik  van 
dit  Zuur  de  werkzaamheid  aanzienlijk  vergroot,  en 
niet  aan  de  moeite  beantwoordt,  daar.de  behandeling 
van  het  kokend  Zwavelzuur  zeer  lastig  en  gevaarlijk 
is , en  tevens  het  verlies  van  Zilverdeelen , door  de- 
ze bewerking  veroorzaakt,  van  geen  belang  gehou- 
den kan  worden.  Om  dit  aanhangen  van  eenig  Zil- 
ver , 


DOOR  HET  ESSAI. 


181 

ver,  vooral  op  het  te  onderzoeken  zuiver  Goud, 
voor  te  komen,  is  de  Hr.  Chaudet  van  oordeel, 
dat  daartoe  het  gebruik  van  het  Zwavelzuur  ook  min- 
der bruikbaar,  maar  liever  de  volgende'manier  als  diens- 
tiger aan  te  bevelen  is.  Men  voegt , namelijk  , bij  £ wigr- 
je  Goud,  i§  wigtje  lijn  Zilver,  en  doet  het  met  i of 
2 wigtjes  Lood  op  de  kupel  afloopen  ; hamert  de 
kornet  tot  op  25  of  30  drepen  uit,  en  kookt  dezel- 
ve , als  een  fpiraal  omgerold  , voor  de  eerdemaal , 
in  Salpeterzuur  van  220  , gedurende  3 a 4 minuten  , 
daarop  met  Zuur  van  320,  gedurende  10  minuten, 
en  ten  laatfte  nog  eens  met  hetzelfde  Zuur  in  een  ge- 
lijk tijdverloop , wanneer  de  kornetten  eindelijk , be- 
hoorlijk afgewasfchen  en  gegloeid , hetzelfde  gewigt 
aan  Goud  weder  zouden  opleveren , als  vooraf  lot 
de  proef  gebezigd  was  (*).  Het  is  intusfchen  in  al- 
le gevallen  goed,  om  het  te  gebruiken  Salpeteizuur 
eerst  te  beproeven,  door  b.  v.  1000  deelen,  of  door 
Spiesglans  geheel  van  Zilver  beroofd  en  zuiver  Goud, 
of  ook  wel  fijne  kornetten  op  nieuws  met  3 deelen 
Zilver  te  kupelleren-,  en  op  de  gewone  wijze  in  het 
te  beproeven  Zuur  te  fcheiden.  Wanneer  men  nu 
bevindt , dat  deze  'proeven  in  gewigt  niets  toegeno- 
men hebben , bewijst  het  genoegzaam , dat  het  Sal- 
peterzuur van  die  behoorlijke  fterkte  en  zuiverheid 
isj  om  het  Goud  van  al  zijn  aanhangend  Zilver  te 
berooven. 

In  den  eerden  opflag  fchijnt  deze  manier  van  het  Waarom  het 
Goud  op  zijn  gehalte  te  beproeven  moeijelijk  en  om-Goild  «i«  te 
flagtig;  doch  wanneer  men  dezelve  wel  uitvoert , ^e^Sïpefer. 
zal  men  verbaasd  daan  over  de  vaste  en  gelijke  uit*  Zoutzuur, 
komst,  die  zij  bij  zoo  vele  bewerkingen  en  behan- 

de- 

(*)  Annales  de  Chimie  et  Physique,  par  Gay-Lussnc 
etArago,  1817.  T.  IV,  p.  356. 
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delingen  bijna  beftendig  oplevert.  Oppervlakkig  zou- 
de hetfchijnen,  dat  het  gemakkelijker  was,  om  het 
Goud  regtftreeks  met  Salpeter -Zoutzuur  aan  te  tas^ 
ten  en  hetzelve  daar  weder  uit  te  fcbeiden  ; doch  bij 
eenige  ondervinding  blijkt  weldra  het  tegenoverge- 
ftelde , daar  de  oplosfing  van  het  Goud  in  dit  Zuur 
meestal  gepaard  gaat  met  eene  te  gelijker  tijd  plaats 
hebbende  nederploffing  van  Zoutzuur  Zilver,  waar- 
van de  affcheiding  en  afwasfching  veelal  zeer  be- 
zwaarlijk is,  te  meer  omdat  men  ook  het  Goud -hou- 
dend vocht  tot  de  verdere  fcheiding  niet  te  veel  durft 
verdunnen.  Zoo  men  het  echter  op  die  wijze  voor 
minder  naauwkeurige  voorloopige  proeven  beproeven 
wil,  moet  bij  de  Salpeter- Zoutzure  Goudoplosfing 
eene  Zwavelzure  eerstverzuurde  IJzeroplosfmg , in 
eene  tiendubbele  hoeveelheid , ten  aanzien  van  het 
Goud , worden  gevoegd , wanneer  het  Goud  in  zij- 
ne Metaalgedaante  vrij  zuiver  wordt  nedergeploft. 
Moeiielijk  is  intusfchen  de  verzameling  van  dit  hoogst 
fijn  Metalliek  Goudnederploflel , terwijl  ook  de  gloei- 
jing  en  de  verdere  weging  van  hetzelve  bijna  niet  zon- 
der verlies  van  eenige  deeltjes  plaats  kunnen  hebben  , 
en  dus  altijd  eene  min  zekere  uitkomst  moeten  opleve- 
ren. Alle  welke  redenen  het  Salpeter- Zoutzuur  wel 
gefchTkt  doen ^ zijn,  om  het  tot  eene  gewone  fcbei- 
ding  van  het  Goud  in  het  groot  aan  te  wenden ; doch 
niet , om  daardoor  eene  naauwkeurige  beftemming 
van  het  gehalte  te  kunnen  aantoonen. 

§ 3.  B.  O ;tdcr zoek  van  het  Goud- houdend  Zilver , 
door  het  Esfai% 

Het  Gehalte  Het  fpreekt  van  zelf,  dat  het  Goud- houdend  Zil- 
hïer  eerst  ver  0f  ZOodanig  Zilver,  waarin  flechts  een  klein  ge- 

voorloopig  0 

do<>y  tien  toets  deelte  Goud  op  eene  groote  hoeveelheid  Zilver  be- 
se  bepalen,  vat  is,  veelal  verguld  genaamd,  eene  andere  behan- 
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deling  moet  ondergaan  , dan  wel  het  zoo  evenge- 
jioemd  gewoon  Goud,  hetwelk  Hechts  een  klein  ge- 
deelte Zilver,  Koper  of  andere  Metalen  in  zich  be- 
vat. Ook  hier  dient  men  zich  vooraf  door  voorloo- 
pige  proefnemingen  eenigzins  van  het  gehalte  van  het 
te  beproeven  Goud -houdend  Zilver  te  overtuigen, 
om  dan  dien  ten  gevolge  het  Goud  in  eene  behoor- 
lijke betrekking  tot  het  Zilver  als  1 tot  3 te  kunnen 
brengen , zoo  er , namelijk , niet  reeds  meer  Zilver 
op  het  Goud  van  zelf  bevat  is , zoo  als  bij  de  200 , 

100 , 50  D.  en  lagere  gehalten  natuurlijk  plaats  heeft. 

Men  gebruikt  dan  te  dien  einde  Goud -houdende 
Zilvernaalden , die  bij  50  D.  opklimmen  en  met  het 
te  onderzoeken  Metaal  vergeleken  kunnen  worden. 

Zoo  deze  ftreken  op  het  gezigt  overeenkomen , dan 
overftrijkt  men  bij  lagere  gehalten  dezelve  met  een 
droppel  Salpeterzuur  van  15  tot  20  graden,  wanneer 
men,  na  eenige  oogenblikken  toevens,  weldra  eene 
werking  op  den  Reen  gewaar  wordt,  zoo  veel  te 
fpoediger , naar  mate  het  Metaal  van  eefï  lager  Goud- 
gehalte  is;  terwijl  men,  gelijk  reeds  boven  is  aange- 
merkt, bij  hoogere  gehalten  van  300  tot  400  en  meer- 
dere D.,  zich  van  een  Kerker  Zuur  van  20  tot  30 
graden  bedienen  kan. 

Wanneer  nu  door  deze  proef  het  Goud -houdend  F)ijv«egin* 
Zilver  minder,  dan  250  D.  Goud,  fclnjnt  te  bevatten >0f  Zilver,  naar 
zal  men  ondervinden,  dat  weldra  de  proef,  door  dche^omjer-^ 
vele  tusfchengevoegde  Zilverdeelen , bij  de  fcheiding  ^nb^et 
verbrijzeld  zal  worden  en  tot  Kof  vervallen , en  dus  Metaal, 
eene  moeijelijke  behandeling  zal  veroorzaken ; wes- 
halve men  bij  die  gehalten  te  regt  aanraadt,  om  bij 
zoodanig  Goud -houdend  Zilver  van  lager  gehalte 
zoo  veel  volkomen  fijn  Goud  te  voegen , als  noodig 
is  ter  verkrijging  van  de  meermalen  gemelde  evenre- 
digheid van  3 deelen  Zilver  tot  1 deel  Goud.  Deze 
bijvoeging  veroorzaakt,  dat  het  Goud,  11a  de  lchei- 
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ding,  in  fchoone  onbefchadigde  kornetten  overblijfr; 
daar  Hechts  eene  enkele  aftrekking  van  het  bijge voeg- 
de fijne  Goud  van  het  gewi'gt  der  kornetten  benoo- 
digd  is , om  den  inhoud  van  het  in  het  Zilver  bevat 
geweest  zijnde  Goud  volkomen  aan  te  tooncn.  Men 
dient  hier  echter  voorzigtig  te  zijn  , dat , indien  het 
Metaal,  buiten  het  Zilver  en  Goud,  nog  vele  Koper- 
deelen  mogt  bevatten , hetzelve  op  den  toets , vooral 
door  de  bijvoeging  van  het  Salpeterzuur , zich  iets 
minder  Goud- houdend  vertoont,  wanneer  er  alsdan 
tene  geringere  hoeveelheid  van  fijn  Goud  moet  wor- 
den bijgevoegd.  Wanneer  nogtans  het  Goud  boven 
250  D.  komt , wordt  weder  de  bijvoeging  van  fijn 
Zilver  noodzakelijk , en  wel  in  die  evenredige  opklim- 
ming , naar  mate  het  Goud  toeneemt.  Wij  zullen 
hier  nevens  eene  kleine  tafel  opgeven,  waarnaar  men, 
bij  onderscheidene  gehalten  van  het  Goud , het  ver- 
eischte  fijne  Goud  of  fijne  Zilver  voor  één  wigtje 
Goud -houdend  Zilver  voegen  moet;  nemende  men 
gewoonlijk  tot  ééne  proef  tweemaal  500  D.  Goud- 
houdend  Zilver,  oflchoon  men  in  die  gevallen,  wan- 
neer hetzelve  flechts  van  10  tot  20  of  3©  D.  be- 
vat, ook,  zoo  het  Zilver  vrij  zuiver  is  en  niet  ai 
te  veel  Lood  behoeft,  2 geheele  wigtjes  tot  ééne 
proef  kan  nemen. 


Goud- houdend  Zilver, 
Gehalte. 
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Goud -houdend  Zilver. 
Gehalte. 
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400  D. 

6co  — 

800  — 

1000  — ■ 

1400  — 

1800  — 

Is  het,  dat  men  nu  geene  gefchikte  Goud-houdende 
naalden  bij  de  hand  mogt  hebben,  of  niet  genoeg- 
zaam met  dezelve  geoefend  is , dan  kan  men  een 
klein  gedeelte  van  het  gemengde  Metaal  nemen , en , 
zoo  het  niet  geheel  wit  mogt  zijn,  hetzelve  met  zoo 
veel  fijn  Zilver  vereenigen  , totdat  het  genoegzaam  de 
witheid  van  het  Zilver  als  vertoont ; men  fcheidt  het 
daarop  in  Salpeterzuur , als  wanneer  men  aan  het  gewigt 
van  het  overblijvende  Goudpoeder , op  eenige  D.  na  , de 
hoeveelheid  van  het  inhoudend  Goud  ontdekken  kan ; 
waarop  men  alsdan  meer  grondig  de  bijvoeging  van 
het  Goud  of  Zilver  bij  de  proef,  naar  bovengenoem- 
de tafel , regelen  en  in  het  werk  (lellen  kan. 

Wanneer  nu  de  proeven  naauwkeurig  op  de  Esfai-  De  verdere 
balans  afgewogen  zijn,  worden  zij  op  de  kupel  af- behandeling 

, ö ö . 1C1  ..  , van  deze proe- 

gedreven,  en  er,  bijna  in  eene  zelfde  evenredigheid vsn< 
als  voor  het  Goud  , Lood  bijgevoegd.  Men  moet 
hier  in  het  algemeen  eene  mindere  hitte,  dan  bij  het 
Goud,  aanwenden;  voornamelijk,  omdat  men  in  de- 
ze proeven  ook  meestal  den  inhoud  van  het  Zilver 
tevens  moet  aantoonen.  De  proeven  behoorlijk  afge- 
loopen  zijnde,  worden  de  broodjes  naauwkeurig  gewo- 
gen , enderzelver  gewigt  wordt  bij  voorraad  aangetee- 
kend ; alsdan  worden  dezelve  verder , even  als  bij 
eene  Goudproef,  gehamerd  of  geplet  en  tot  kornet- 
ten gebragt,  wanneer  zij  ten  laatfte  aan  eene  fchei- 
ding  in  Salpeterzuur,  gelijk  bij  het  Goud,  worden 
blootgefteld.  Wanneer  men  nu  geen  fijn  Goud  bij 
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het  beneden  250  D.  Goud-houdend  Zilver  gevoegd 
heeft , en  dus  het  Goud  tot  eene  poederachtige  gedaante 
vervallen  is,  zoo  dient  inen  met  bijzondere  zorg  de 
afwasfching  en  gloeijing  van  dit  fijne  Goud  in  het 
werk  te  (lellen,  en  vooral  acht  te  geven,  dat  noch 
door  het  zuur  of  het  water , noch  door  de  behande- 
ling in  het  vuur,  of  door  andere  bijkomende  omftan- 
digheden,  iets  van  hetzelve  verloren  gaat,  noch  dat 
ook  andere  onzuivere  deelen  bij  het  overblijvende 
Goud  gevoegd  worden  en  gemengd  blijven. 

Hoedanig  het  In  dit  geval  , zonder  bijvoeging  van  eenig  fijn 
Goud  - hou ^ er  G o ud , is  de  berekening  van  de  proef  zeer  gemak  ke- 
dend  Zilver  te  lijk , als  bepalende  het  gewigt  van  het  overgebleven 
berekenen.  Goud  het  gehalte  van  hetzelve  , en  dit  afgetrokken 
van  het  gewigt  der  aangeteekende  broodjes  , blijkt 
insgelijks  het  gehalte  van  het  op  de  proef  bevat  ge- 
weest zijnde  Zilver.  Wanneer  b.  v.  de  broodjes  920 
D.  gewogen  hebben , en  de  kornetten  of  het  Goud- 
poeder 64  D. , dan  blijkt,  dat  deze  64  D. , of  het  ge- 
halte van  het  Goud , moeten  afgetrokken  worden  van 
het  fijne  Goud-  en  Zilverbevattend  broodje,  om  zoo 
doende  het  gehalte  van  het  Zilver  of  856  D.  te  ver- 
krijgen. Zoo  er  echter  een  dergelijk  Goud -hou- 
dend Zilver  genomen  is,  waarbij  fijn  Goud  gevoegd 
is  geworden,  om  de  overblijvende  kornetten  in  haar 
geheel  te  houden,  dan  moet  het  gewigt  van  dit  fijne 
bijgevoegde  Goud  van  de  kornetten  worden  afgere- 
kend , om  den  zuiveren  inhoud  van  het  Goud  te  lee- 
ren  kennen  , wanneer  tevens  de  kornetten , als  be- 
vattende het  gewigt  van  het  in  het  Metaal  bevat  ge- 
weest zijnde  Goud  en  dat  van  het  bijgevoegde  fijne 
Goud  , van  de  vooraf  gewogene  broodjes  moeten 
worden  afgerekend,  om  den  inhoud  van  het  £ilver 
op  het  mengfel  te  ontwaren.  Wanneer  men  b.  v. 
bij  het  Goud-houdend- Zilver , hetgeen  ongeveer  100 
D.  aan  Goud  heeft  gefchenen  te  bezitten,  200  D. 
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fijn  Goud  gevoegd  heeft  , en  dan  de  broodjes  een 
gevvigt  van  1050  D. , en  de  kornetten  een  gewigt 
van  3 co  verkregen  hebben  , dan  worden  deze  kor- 
netten van  de  broodjes  afgetrokken,  wanneer  er  750 
D.  voor  het  gehalte  van  het  Zilver  overblijven.  Door 
van  de  kornetten  de  bijsevoegde  200  D.  fijn  Goud 
af  te  trekken , blijven  er  ioo  D.  voor  het  gehalte  van  het 
Goud  over.  Wanneer  men  nu  omgekeerd  de  proef 
moet  nemen  met  bijvoeging  van  fijn  Zilver , dan 
komt  dezelve  met  de  gewone  berekening  van  eene 
Goudproef  nagenoeg  overeen ; b.  v. , als  men  , na 
het  voorloopig  onderzoek  van  het  Goud , bij  hetzelve 
800  D.  fijn  Zilver  voegen  moet,  en  de  broodjes  1600 
D.  en  de  kornetten  450  D.  wegen  , dan  trekt  men 
het  gezamenlijk  gewigt  van  de  kornetten  en  het  fijne 
bijgevoegde  Zilver,  of  1250  D.  van  de  broodjes  af, 
wanneer  het  overgebleven  gewigt  van  350  D.  het 
gehalte  van  het  Zilver  aantoont , terwijl  het  gewigt  van 
de  kornetten  zelve  het  gehalte  van  het  Goud  aan- 
duidt. 

$ 3.  C.  Over  het  onderzoek  van  het  Platina - 
houdend  Goud  op  het  gehalte . 

De  Platina  wordt,  gelijk  wij  boven  breeder  hebben  GoU(j  enPla- 
aangemerkt,  ook  wel  eens  met  het  Goud  vereenigd'jpa  zyn  fbm- 
gevonden  , en  het  kan  dus  van  groot  belang  zijn,^#  vere<?~ 
om  deze  zoo  gelijkfoortige  en  dikwijls  zoo  onmerk- 
baar met  elkander  verbondene  Metalen  van  een  te 
kunnen fcheiden  en  hunne  gehalten  aan  te  wijzen.  Daar 
immers  de  Platina  zich , even  als  het  Goud , niet  door 
het  Lood  op  de  kupel  laat  afdryven , noch  ifich  ook 
gemakkelijk,  in  die  vereeniging,  door  het  Salpeter- 
zuur laat  afïcheiden,  zoo  moeten  hiertoe  bijzondere 
maatregelen  genomen  worden  , om  in  dezen  ee;ne  juiste 
uitfpraak  te  kunnen  doen*  Onder  andere  geleerden , 
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heeft  bijzonder  de  Heer  Vauquelin  over  deze  zaak 
veel  licht  verfpreid  , en  genoegzame  aanwijzing  ge- 
geven, om  dit  mengfel  te  kunnen  onderkennen  en  te 
bepalen. 

Wat  Vau-  j}e  jjeer  Vauquelin  heeft  te  dien  einde  het  Goud 
trent  deze  met  io  tot  250  D.  Platina  vereemgd  , cn  met  deze  meng- 
mengfeis heefr fc]s  verfchillende  proeven  genomen,  waarbij  het  vol- 
aai  genomen.  genc|e  ^oor  jiem  js  opgemerkt.  Er  wordt  tot  de  af 

drijving  van  dit  mengfel  op  de  kupel  gewoonlijk  eene 
meerdere  hitte. vereischt , dan  bij  het  Goud,  al  is  de 
Platina  er  Hechts  tot  20  D.  in  bevat ; want , zonder 
deze  meerdere  aangewende  hitte,  wordt  het  broodje 
meer  plat  en  krijgt  tevens  eene  ruwe  oppervlakte. 
Wanneer  de  proef  van  zoodanig  mengfel  afloopt , is 
derzelver  beweging  langzamer;  de  gekleurde  flrepen 
van  dezelve  zijn  minder  , donkerder  en  duren  veel 
korter.  De  oppervlakte  van  het  broodje  ontdekt  zich 
na  het  blikken  niet  geheel , en  hetzelve  wordt  niet 
zoo  helder  blinkend , als  bij  de  gewone  Goud- en  Zil- 
verproeven  , maar  blijft  meermalen  dof.  De  randen 
van  de  broodjes  zijn  minder  fcherp  en  meer  afge- 
rond ; de  kleur  is  matter  en  eenigzins  geelachtig  ; 
ook  is  hunne  oppervlakte  meestal,  of  geheel,  6f  ge- 
deeltelijk , gekristallizeerd.  Al  deze  teekenen  zijn 
zelfs  meer  of  minder  merkbaar , wanneer  het  Goud 
Hechts  10  D.  Platina  bevat,  en  onder  welke  hoeveel- 
heid het  niet  der  moeite  waardig  zoude  zijn , om  zulk 
eene  moeijelijke  vereeniging  uit  winzucht  daar  te  Hel- 
len. De  broodjes  laten  zich  voor  het  overige  vrij 
wel  hameren,  offehoon  zij,  geplet  zijnde,  inliet  al- 
gemeen meer  hardheid  en  veerkracht  aan  den  dag  leg- 
gen. Wanneer  de  Platina  er  boven  de  20  D.  mede  ge- 
mengd is,  krijgt  het  Salpeterzuur  bij  de  fcheiding  eene 
lichte  Hroo-gele  kleur,  en  wanneer  het  Goud  van  20 
tot  120  D.  van  dit  Metaal  bevat,  neemt  dit  Zuur  eene 
groene  bruinachtige  kleur  aan,  'vooral  zoo  hetzelve  met 
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ruim  2 deelen  Zilver  vermengd  is.  Vele  veranderingen 
ontffaan  cr  nogtans  , ten  opzigte  van  de  kleur  en 
aanwinst  der  kornetten  , door  de  meerdere  of  min- 
dere pletting , meerdere  of  mindere  glueijing  , den 
verfchillenden  graad  van  fterkte  van  het  gebruikte 
Salpeterzuur;  en  eindelijk  verfchillen  deze  ook  zeer 
naar  de  onderlinge  evenredigheid  van  de  ondereen  ge- 
mengde Metalen.  Verder  kan  de  Platina,  bij  het  (3oud 
tot  30  of  40  D.  gemengd,  bij  eeue  dunne  uithamermg 
en  fterke  gïoeijing  , geheel  door  het  Salpeterzuur  wor- 
den afgefc heiden ; wanneer  het  echter  deze  hoeveelheid 
te  boven  gaat , wordt  dit  moeijelijker  , en  bij  250  D. 
bijna  ónmogelijk. 

Hieruit  volgt  dus,  dat,  offchoon  de  Piatina,  in ^evol^rek"5 
eene  geringe  hoeveelheid  bij  het  Goud  gemengd,  in Jngen  uit  de- 
den eerden  opflag  door  de  boven  opgenoemde  teeke-  7e  wtarnemin* 
nen  bij  de  afdrijving  niet  ontdekt  mogt  worden , dezelve gen* 
echter,  bij  de  daarop  volgende  fcheiding,  door  bet 
Salpeterzuur  meestal  wordt  Qpgelost  , en  dus  in  de 
uitfpraak  van  het  Goud  geene  groot e verandering  kan 
doen  veroorzaken;  terwijl  aan  den  anderen  kant,  bij 
eene  grootere  hoeveelheid  van  dit  toegevoegd  Me- 
taal, de  bovengenoemde  teekenen  alle  zoo  merkbar 
en  in  het  oogloopende  worden,  dat  deszelfs  tegen- 
woordigheid terdond  kan  worden  erkend  en  door 
nader  onderzoek  meer  bepaald.  Men  herinnere  zich 
flechts  de  meerdere  hitte  , die  de  proef  benoodigd 
heeft , om  goede  ronde  broodjes  te  krijgen , de  afwe- 
zigheid van  het  blikken  , de  gekristallizeerde  matte 
oppervlakte  der  broodjes,  ck  ftroo-gele  kleur  van  bet 
Salpeterzuur  , en  eindelijk  de  bleek-gele  kleur  der 
kornetten  na  hare  gïoeijing. 

Men  is  vooral  werkzaam  geweest,  om  dit  Metaal,  Onderzoek 
met  Goud  vereenigd,  in  eene  groote  hoeveelheid 
ver  te  vermengen  tot  een  Goud-  en  Platina-houdend  Zilverhoudend 
Zilvermengfel ; omdat  men  begreep,  dat  de  poeder- meBgfcl* 
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achtige  Raat,  waarin  deze  Metalen  na  het  onderzoek 
overbleven , zoude  dienen  kunnen , om  den  onder- 
zoeker van  hetzelve. te  misleiden,  en  de  bijgemengde 
hoeveelheid  van  Platina  voor  Goud  te  doen  opgeven. 
De  bovengenoemde  teekenen  van  de  minder  fnelle  be- 
weging der  proef,  de  minder  levendige  blikking,  de 
gekristallizeerde  oppervlakte  der  broodjes,  de  gele 
kleur  van  het  fcheivocht,  en  eenige  kleine  donkere 
zwarte  Platinadeeltjes , zigtbaar  in  de  poederachtige 
kornetten,  zijn  intusfchen  veelal  genoegzaam,  om  de 
aanwezigheid  van  50  deelen  Platina  op  100  deelen 
Goud  en  850  deelen  Zilver  aan  te  wijzen;  terwijl  er 
bovendien  na  de  fcheiding  Rechts  eene  geringe  aanwinst 
van  ongeveer  3 D. , door  de  bijgevoegde  Platina , bij 
de  uitkomst  wordt  daargefteld.  In  eene  andere  proef, 
waarde  Heer  Vauquelin  182  deelen  Goud  en  45 
deelen  Platina  met  genoegzaam  Zilver  verbonden  had , 
zoodat,  volgens  zijne  berekening,  de  kornetten  in 
haar  geheel  zouden  moeten  blijven , heeft  hij  waarge- 
nomen , dat  de  kupellering  in  alle  opzigten , gelijk 
als  die  van  het  vorige  mengfel , afliep ; doch  dat  bij 
de  fcheiding  het  Sa!peterzuur  geheel  doorfchijnen- 
de  — de  kornet  in  haar  geheel  gebleven  — hare  kleur , 
zoowel  voor  als  na  de  gloeijing,  geheel  natuurlijk  en 
met  het  zuivere  Goud  overeenkomende  was , en  er 
ook  geene  vermeerdering  in  gewigt , of  eenige  aan- 
winst, door  de  bijgevoegde  Platina,  had  plaats  ge- 
had. — Zoude  men  dus,  dien  ten  gevolge,  ook  niet 
durven  aanraden , om  , namelijk , in  alle  gevallen  , 
bij  zulke  gemengde  Goud-houdende  Zilver-Metalen, 
volgens  de  boven  door  ons  opgegevene  manier  van 
de  Goud-houdende  Zilverfcheiding , zoo  veel  fijn 
Goud  te  voegen,  als  ter  bevestiging  der  kornetten 
en  verhoeding  voor  het  in  (lof  vervallen  van  dezelve 
dienstig  zoude  kunnen  zijn? 

Om  een  mengfel  van  Platina,  Goud,  Zilver  en 
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Koper  op  zijn  ware  gehalte  voor  ieder  Metaal  te PJatina^Goud, 
onderzoeken  , is  nog  meei  moeite  en  vooizorg  be-^er  te  on&gc- 
noodigd;  berustende  echter  deze  bewerking  hoofd-zoekeo. 
rakelijk  op  die  ondervinding,  dat  de  Platina,  in  eene 
zekere  evenredigheid  met  Goud  en  Zilver  vereenigd, 
zich  in  het  Salpeterzuur  laat  oplosten,  en  dien  ten 
gevolge  hare,  op  het  mengfel  bevat  geweest  zijnde, 
hoeveelheid  afzonderlijk  kan  worden  aangewezen. 

De  Heer  Chaudet  heeft  daaromtrent  de  volgende 
voortreffelijke  bewerking  aanbevolen  , waarvan  wij 
eene  beknopte  fchets  aan  den  lezer  zullen  mededee- 
len.  Men  moet  hier,  voorenaleer  men  tot  het  meer 
bepaald  onderzoek  van  het  mengfel  overgaat  , eerst 
met  hetzelve  eenige  voorafgaande  proeven  nemen  s 
om  daardoor  deszelfs  onderfcheidene  verhoudingen 
op  te  fporen  en  te  leeren  kennen.  Te  dien  einde 
wordt,  in  de  eerfle  plaats,  bij  de  proef  eene  ruime 
hoeveelheid  Zilver  gevoegd , en  op  de  kupel  afgedre- 
ven , om  aldus , door  verdere  fcheiding  met  Zwavel- 
zuur, al  de  in  het  mengfel  bevat  geweest  zijnde  Zil- 
verdeelen  weg  te  nemen,  en  aan  te  toonen.  Het  Zwa- 
velzuur immers  werkt  niet  op  het  Goud  en  de  Pla- 
tina, maar  alleen  op  de  Zil verdeden ; terwijl  tevens 
het  aangeteekende  verlies  van  het  verkregen  broodje 
op  de  kupel  ons  den  inhoud  van  liet  Koper  of  het  on- 
edele Metaal  aantoont.  Thans  wordt  er  eene  twee- 
de voorloopige  proef  in  het  werk  gefield , en  nu  wor- 
den , door  eene  ruime  vereeniging  met  Zilver  , af- 
drijving en  koking  in  Salpeterzuur,  de  meeste  Pla- 
tinadeelen  opgelost,  en  zoowel  deze,  als  de  vorige 
Zilver-  en  Koperdeelen , van  het  overblijvende  onop- 
geloste Stofgoud  afgerekend;  wanneer  men  eeniger- 
mate  een  geheel  verkrijgt,  hetwelk  tot  eenen  grond- 
flag  voor  het  tweede  meer  naauwkeurig  onderzoek 
dienen  kan.  Om  dit  meer  duidelijk  te  maken,  flelfe 
men  zich  een  raeugfd  voor , hetwelk  ongeveer  200 
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D.  Platina,  300  D.  Goud,  400  D.  Zilver  en  100  D. 
Koper  bevat,  en  hetwelk  men  dus,  als  onbekend, 
tot  voorfchreven  oogmerk  voorloopig  wilde  onder- 
zoeken. Door  de  eerde  kupellering  zal  het  1 00  D. 
verliezen,  en  daardoor  het  Koper  worden  aangetoond. 
Door  de  koking  met  Salpeterzuur  , nadat  reeds  bij 
de  proef  voorloopig  eene  ruime  hoeveelheid  Zilver 
was  bijgevoegd , gaan  er  waarfchijnlijk  400  D.  verlo- 
ren, die  het  Zilver  aanduiden.  Bij  de  tweede  her- 
nieuwde voorloopige  proef  zal,  na  ruime  bijvoeging 
van  fijn  Zilver,  door  de  verdere  fcheiding  in  Sal- 
peterzuur , ongeveer  een  verlies  ontdaan  van  600 
D.  ; van  welke  600  D.  nu  moeten  worden  afgetrok- 
ken de  reeds  bekende  400  D.  van  het  Zilver,  blij- 
vende er  alsdan  200  D.  over,  die  de  hoeveelheid 
van  Platina  bepalen  ; terwijl  de  overblijvende  300 
D.  gegloeid  Stofgoud  de  hoeveelheid  van  dit  Metaal 
aantoonen.  Men  kan  aldus  , eenigermate  ingelicht 
over  de  waarfchijnlijke  zamendelling  van  het  meng- 
fel,  met  het  nader  onderzoek  van  hetzelve  begin- 
nen. — Daar  uit  de  voorloopige  proef  de  hoeveel- 
heid Koper  reeds  genoegzaam  is  aangewezen  , zoo 
kan  men  nu  terdond  overgaan  tot  het  onderzoek  van 
de  inhoudende  Zilverdeelen.  Te  dien  einde  wordt  er 
een  half  wigtje  van  het  mengfel  afgewogen,  en  bij 
hetzelve  zoo  veel  Zilver  of  Platina  gevoegd,  dat  het 
Zilver  in  eene  evenredigheid  tegen  het  Goud  en  de 
Platina  (laat,  als  2 tegen  1.  De  bijvoeging  van  Zil- 
ver is  dan  noodig,  wanneer  de  Platina  de  overhand 
heeft,  en  die  van  de  Platina,  zoo  het  Zilver  in  die 
genoemde  evenredigheid  niet  voorhanden  is.  Men  kan 
intusfeben  in  het  laatfte  geval  gefchikter  , in  plaats 
van  Platina , eenig  zuiver  Goud  bij  het  mengfel  voe- 
gen, hetwelk  in  dezen  hetzelfde  doel  bereikt,  en  nog 
beter  den  zamenhang  der  kornet  fchijnt  te  bewerk- 
ftelligen.  Dit  mengfel , in  deze  evenredigheid  te  za- 
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men  gevoegd,  wordt  nu  op  de  kupel  met  genoeg- 
zaam Lood  afgedreven , en  het  overblijvend  broodje 
naauwkeurig  gewogen  en  tot  eene  kornet  gebragt; 
wanneer  dezelve  , voor  de  eerfte  maal , gedurende 
10  minuten , met  eene  ruime  hoeveelheid  zamenge- 
drongen  Zwavelzuur  wordt  gekookt,  hetwelk,  ee- 
nigzins  verkoeld  zijnde,  wordt  afgegoten ; worden- 
de daarop  voor  de  tweedemaal  de  kornet , geduren- 
de 7 of  8 minuten , met  hetzelfde  Zuur  behandeld. 
Plet  verlies  nu  van  het  broodje  zal  hier  duidelijk 
de  hoeveelheid  van  het  in  het  mengfei  bevat  geweest 
zijnde  Zilver  aantoonen;  te  rekenen,  dat  men  het 
daarbij  gevoegde  Zilver  van  hetzelve  behoorlijk  af- 
trekt. Bovendien  blijkt , door  het  overblijvend  ge- 
wigt  van  deze  kornet,  de  inhoud  van  de  op  het 
mengfei  bevat  geweest  zijnde  Goud-  en  Platinadee- 
len;  terwijl  nu,  door  de  volgende  te  doene  behan- 
deling , de  Platina  wordt  afgezonderd , en  dus  het 
verfchil  tusfchen  deze  en  de  volgende  kornetten  het 
gehalte  van  de  Platina  en  het  Goud  moet  aantoonen. 
Men  moet  nu  te  dien  einde  weder  op  nieuws  een  half 
wigtje  van  het  mengfei  op  de  kupel  laten  afloopen , daar- 
bij voegende  eene  zoodanige  evenredige  hoeveelheid 
van  zuiver  Zilver  en  Goud , dat  het  Zilver  J deeleu 
van  het  Goud  uitmaakt,  en  het  Goud  weder  T95  dee- 
len  van  het  broodje  daarftelt ; daarbij  inbegrepen 
de  hoeveelheid  Zilver  en  Goud , welke  het  mengfei 
reeds  van  te  voren  van  zelf  bezat.  Dit  broodje  wordt 
nu  tot  eene  kornet  van  bijna  4 duimen  lengte  gebragt 
en , gedurende  ao  minuten  , met  Salpeterzuur  van 
üü°  gekookt,  afgewasfchen , gegloeid  en  gewogen. 
Wanneer  nu,  door  deze  bewerking,  alle  Platinadeelen 
als  in  eens  konden  worden  opgelost,  dan  was  hier- 
mede alles  behoorlijk  ten  einde  geloopen ; doch  , om 
geheel  zeker  te  zijn,  moet  op  nieuws  de  overblijven- 
de kornet  met  3 deelen  fijn  Zilver  op  de  kupel  met 
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1 wigtje  Lood  behandeld,  en  even  als  de  vorige  ge- 
fcheiden  worden.  Dit  moet  daarop  zoo  dikwijls  her- 
haald worden , tot  dat  de  kornet  door  deze  bewerking 
niets  meer  verliest,  en  dus  de  laatst  gefcheidene  kor- 
net een  volftrekt  aan  de  vorige  gelijk  gewigt  ople- 
vert. Men  trekt  als  nu , zoo  er  bij  de  proef  eenig 
Goud  gevoegd  geweest  is , dat  gewigt  van  dat  Goud 
van  de  kornetten  af,  en  men  kan  nu,  door  het  ver- 
fchil  met  de  vorige  kornetten  van  de  eerfte  behau- 
deling,  de  hoeveelheid  Platina,  die  op  het  mengfel 
bevat  geweest  is,  bepalen;  als  zijnde  ook  dit  Me- 
taal, door  deze  laatfte  fcheidingen  van  het  Salpeter- 
zuur, geheel  opgelost  en  weggenomen.  Het  zal  on- 
noodig  zijn  te  doen  opmerken  , dat  tot  dit  onder- 
zoek eene  genoegzame  mate  van  oefening  en  aan- 
dacht benoodigd  is , eer  men  met  grond  over  de- 
ze zamenftelling  eene  beftisfende  uitfpraak  zal  dur- 
ven doen.  (*) 


HOOFDSTUK  IX. 

Nuttigheid , aanwending  en  verdere  behandeling 
van  het  gewerkte  Goud. 

Niemand  zal  durven  ontkennen  , dat  het  Goud  in 
het  algemeen  , door  zijne  fchoonheid  , onveranderlijk- 
heid en  zeldzaamheid,  eene  wezenlijke  waarde  bo- 
ven alle  andere  bekende  Metalen  bezit,  en  het  uit 
dien  hoofde  niet  te  verwonderen  is , hoe  dat  bijko- 
mend vooroordeel  en  menfcheliike  driften  hetzelve 
ligtelijk  als  het  eerfte  en  het  nuttigde  in  de  natuur 
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(*)  Annales  de  Chimie  et  Phys:qne,  par  Gay-Lusfac 
ec  Arago.  1816.  T.  II,  p.  264.  etc. 
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hebben  durven  voordellen ; daar  hetzelve  ook  , te- 
vens door  zijne  zoo  bijzondere  en  vonrtreffJiike  ei- 
genfchappen,  eene  groote  reeks  van  nuttigheden  ont- 
wikkelt, die  het  met  regt  eene  eerde  plaats  doen 
bekleeden  onder  de'  vele  doffelijke  voorwerpen  , 
waarmede  zich  de  menfchelijke  geest  bezig  houdt. 
Alleen  door  zijne  fchoone , glansrijke  kleur  heeft 
het  vvaarfchijnlijk  reeds  van  de  vroegde  tijden  af  aan 
de  algemeene  aandacht  der  menfchen  tot  zich  getrok- 
ken, en  hen  reeds  doen  trachten,  van  hetzelve  op  al- 
le wijzen  gebruik  te  maken.  Daar  intusfchen  de  zeld- 
zaamheid van  het  Goud  geen  algemeen  gebruik  van  het- 
zelve toeliet,  zocht  men  weldra,  door  verfchillende 
middelen , eene  meerdere  uitgebreidheid  aan  hetzelve 
te  geven , en  deszelfs  voorkomen  als  te  vermenig- 
vuldigen. Men  bemoeide  zich  dien  ten  gevolge,  om 
allerlei  voorwerpen  van  weelde  of  pracht  met  dit 
Metaal  te  bedekken,  en  dezelve  daardoor  niet  alleen 
te  verrijken , maar  ook  tevens  voor  alle  verandering 
en  verwoesting  te  doen  verdedigen  en  te  befchermen. 
Van  daar  die  belangrijke  kunst,  om  dit  vaste,  zware 
Metaal  tot  vederligte  bladen  te  verwerken , of  het 
tot  de  dunte  van  bijna  onzigtbare  haren  uit  te  rek- 
ken ! Van  daar  die  menigvuldige  foorten  en  fpelin- 
gen  onder  de  verguldingen  , of  opleggingen  van  dit 
Metaal  op  Zilver,  Koper,  Ijzer,  Hout,  Papier  en 
andere  Stoffen  ! Niet  alleen  , dat  men  het  ook  in 
zijnen  blinkenden  Metaal  glans  op  het  zoo  breekbare 
'glas  en  porfelein  fchitteren  deed,  of  deszelfs  gloed 
temperde,  door  een  half  doorfchijnend  fmeltglas ; 
maar  ook  in  de  fchitterendfte  purperkleuren  ontrol- 
de men  het  over  de  oppervlakten  van  deze  fteffen , 
of  deelde  door  hetzelve  aan  het  zoo  fchoone  kunst- 
glas de  kleur  en  den  glans  der  edele  Topazen  en  Ro- 
bijnen mede.  Ja,  houdt  ook  niet  het  Goud  den 
mensch  federt  tallooze  eeuwen  zoowel  in  eene  on- 


ipd  NUTTIGHEID  en  AANWENDING 

ophoudelijke  , als  nimmer  eindigende  werkzaamheid 
bezig?  Aan  alle  platen,  cilinders  en  draden  van  het- 
zelve weet  de  fclirandere  Goudfmid,  of  de  behen- 
dige kunstenaar,  zulke  fchoone  en  duizendvoudige 
vormen  te  geven  , dat  deze  voorwerpen  van  vlijt , 
fchranderheid  en  behendigheid  zich  als  onophou- 
delijk verliezen  in  eene  tallooze  rij  van  vaten  , ge- 
reedfchappen , fieraden  en  kunstwerken , die  als  ie- 
der oogenblik  verfchijnen,  om  weder  door  zoo  veel 
te  fchoonere  te  worden  vervangen.  — Welk  een 
tijd , welk  een  ftnaak , of  welke  veranderingen  er 
ook  mogten  plaats  hebben;  de  zucht,  om  met  dit 
Metaal  te  prijken , is  nog  onder  geene  wisfeling  der 
tijden  verdoofd , maar  heeft  nog  lleeds  eene  onuit- 
putbare  bron  en  een  onophoudelijk  voedfel  voor  de 
nijverheid  van  alle  volken  ontwikkeld.  Deze  geluk- 
kig nooit  te  verzadigende  weelde  ontvlamt  alle  ichoo- 
ne  kunsten  met  eene  geftadige  geestdrift;  doet  ha- 
re krachten  in  het  brandpunt  van  dit  edele  Metaal 
als  verzamelen , en  is , zoowel  ter  vermenigvuldiging 
van  de  menfchelijke  welvaart  en  genoegens,  als  ter 
bevordering  van  zijn  onmiddelijk  voordeel  en  zijnen 
rijkdom , aanhoudend  behulpzaam  en  medewerkend. 
Wanneer  men  bovendien  dit  Metaal  nog  als  een  nut- 
tig en  allerbeknoptst  voorwerp  voor  de  Muntfpeciën 
wil  hebben  befchouwd;  waar  vindt  men  dan  een 
voorwerp,  dat  met  zijne  hooge  waarde  tevens  zulk 
eene  fchoonheid  en  zulk  een’  rijkdom  openbaart  ? 
Niet  alleen  ontwikkelen  de  meer  befchaafde  aardbe- 
woners deze  zucht  voor  dit  Metaal;  maar  ook  de  ru- 
we , bijna  van  alle  maatfchappelijke  befchaving  ont- 
bloote  en  voor  zoo  weinige  behoeften  vatbare,  be- 
woners van  het  binnenlandfche  Afrika  en  Amerika 
zoeken  met  gelijke  geestdrift  dit  edele  Metaal , en 
trachten  daarmede  de  onderfcheidene  deelen  van  hun 
ligchaam , zelfs  ten  koste  van  groote  fmarten , te  ver- 
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fleren,  en  fchoonheid  en  luister  bij  te  zetten.  Rij 
vele  Oosterfche  volkeren  fchittert  nog  algemeen  het 
Goud  op  vele  van  hunne  kleedingen;  hetzij  het  als 
dunne  plaatjes  of  loovers  op  hetzelve  blinke,  of  zich 
op  hetzelve  als  prachtig  boorduur-,  flik  - of  boordfel- 
werk  ontwikkele ; wanneer  het  niet  alleen  den  rijk- 
dom en  den  overvloed  dier  volken  aantoont,  maar 
ook  dikwijls  de  waardigheden  en  het  belang  dier  ge- 
nen kenmerkt , die  met  hetzelve  zijn  uitgedoscht. 
Men  zoekt  het  ook  daarom  bijna  met  alle  ftoffen  te 
vereenigen , met  alle  fchakeringen  van  kleuren  te  ver- 
binden, en  nadien  het,  volgens  het  zeggen  van  den 
grooten  Fourcroy,  door  zijne  fchoonheid  alle  aan- 
dacht tot  zich  trekt,  en  het  ontzag  als  met  de  ge- 
hoorzaamheid onmiddelijk  vereenigt , zoo  is  hetzelve 
een  beftendig  inmengfel  in  de  verfierfelen  of  kleede- 
ren  van  alle  bijzondere  waardigheden , en  dient  bijna 
bij  alle  volken  tot  onderfcheidings-teekenen  der  ver- 
fehillende  aanzienlijke  rangen.  In  één  woord,  het 
Goud  is  een  algemeen  noodzakelijk  voorwerp  voor  al* 
le  groote  menfchelijke  bedrijven;  waar  verwondering, 
ontzetting,  verbeelding  of  aandacht  moeten  worden 
gaande  gehouden,  daar  moet  het  Goud  fchitteren, 
en  de  ware  kracht  en  den  luister  bijzetten.  Geene 
feesten  immers,  geene  fpelen,  geene  fchouwtoonee- 
len , ja  zelfs  geene  Godsdienstige  of  Burgerlijke 
plegtigheden  vermogen  bij  velen  iets , of  misfen  ten 
minste  hare  kracht  en  grootheid , zoo  de  gloed  van 
dit  Metaal  ontbreekt;  zoo  het  oog  niet  geftreeld  wordt 
door  deszelfs  betooverenden  glans.  — Het  is  ook  niet 
te  verwonderen,  dat  een  zoo  geacht  en  kostbaar  Me- 
taal reeds  vroeg  geplaatst  is  geworden  onder  den  rang 
der  geneeskundige  zelfftandigheden.  Want  waartoe 
neemt  niet  de  mensch  zijne  toevlugt,  wanneer  hij 
z^ne  fmarten  wenscht  te  verzachten,  zijne  kwalen 
dragelijk  te  maken  en  zijn  leven  zoekt  te  rekken! 
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Ja , offchoon  van  tijd  tot  tijd  deszelfs  krachten  als 
gewantrouwd  werden , en  het  weldra  als  Genees- 
middel zijnen  roem  verloor , zoo  zien  wij  desniet- 
temin deszelfs  aanwending  in  verfchillende  vormen 
en  verbindingen,  in  deze  tijden,  weder  op  nieuws 
opgewakkerd  en  onderzocht.  — Doch  genoeg  ge- 
zegd hebbende  over  de  waarde  en  nuttigheid  van 
dit  Metaal , zuilen  wij  nu  meer  bijzonder  deszelfs 
verfchillende  aanwending  en  behandeling  voordellen. 

Over  welke  Daar  wij  volgens  ons  doel  het  Goud  en  het  Zilver 
vanW^nfcoud ^ec^ts  een  Scheikundig  oogpunt  befchouwen  , 
hier  te  fpre-  zoo  blijkt,  dat  wij  de  aanwending  van  het  Goud  ook 
ken*  niet  anders,  dan  voor  zoo  verre  dezelve  eenigerma- 

te  op  fcheikundige  gronden  berustende  is,  hier  be- 
handelen kunnen.  De  meer  werktuigelijke  bewerkin- 
gen , voor  zooverre  zij  niet  eenigermate  met  de  fchei- 
kundige verwant  of  verbonden  zijn,  komen  hkr  dus 
in  geene  aanmerking,  en  moeten  uit  andere  fehrif- 
ten  , en  ook  veelal  door  eigene  ondervinding  en  be- 
oefening, geleerd  en  gekend  worden.  In  dit  Hoofd- 
duk  voegt  dus  meer  bijzonder  de  Vergulding  van  an- 
dere Metalen  , de  Emaillering  op  het  Goud  en  de 
kleuring  van  dit  gewerkte  Metaal,  door  middel  van 
fcheikundige  doffen. 

De  Verrni.  De  Vergulding  doet  zich  bier  in  de  eerde  plaats 
dirken  in  inzonderheid  boven  alle  anderen  voor;  door  deze 
Onech  e Ver-  bewerking  tracht  men  aan  eene  groote  reeks  van 
galdingen.  voorwerpen  , uit  onedele  Metalen  vervaardigd , de 
uiterlijke  gedaante  en  den  glans  van  het  Goud  mede 
te  deelen , en  daardoor  tevens  dezelve  voor  den  in- 
vloed van  de  op  hen  werkende  lucht  en  andere  dof- 
fen minder  vatbaar  te  maken.  Deze  Verguldiugen 
laten  zich  meestal  in  twee  Hoofdafdeelingen  fchei- 
den , waarvan  de  eerde  eene  meer  werktuigelijke  be- 
dekking van  de  oppervlakte  der  ligchamen  met  dun 
geplet  Goud  genaamd  kan  worden , en  de  tweede 
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cene  meer  fcheikundige  vereeniging  van  het  Goud 
met  de  oppervlakte  der  voorwerpen  in  zich  fluit.  — 

De  eerfte  löort  komt  bier  dus  minder  in  aanmerking, 
en  wordt  meestal  bewerkftelligd  door  dun  geflagen 
bladgoud,  door  tusfchenkomst  van  deze  of  gene  lij- 
mige  of  vette  vernisachtige  vloeiftof,  aan  de  ligcha- 
men  vast  te  doen  hechten ; zelfs  heeft  er  eene  zoo- 
genaamde valfche  Vergulding  plaats,  als  men  eein- 
ge  Metalen , voornamelijk  het  Koper  en  deszelfs 
zamenftellingen  , met  een , geen  Goudbevattend , 

Goudgeel  - vernis  overdekt,  en  daardoor  aan  de- 
zelve een  voorkomen  van  dat  Metaal  mededeelt. 

Zoo  is  meestal  de  Vergulding  van  het  zoogenaamde 
gebloemde  Goudleder  niet  anders,  dan  een  met  een 
zoodanig  Goudkleurig  vernis  bekleed  dun  Tin  - of 
Zilverblad,  op  dit  leder  door  gepaste  middelen  aan- 
gebragt;  terwijl  het  zoogenaamde  Goudpapier  nimmer 
dan  opzettelijk  dit  edele  Metaal  bevat,  en  flechts  het 
in  waarde  veel  minder  Bladkoper  tot  zijn  bekleedfel 
heeft. 

De  tweede  foort  van  Verguldingen , of  de  zooge-  Echte  Ve; 
naamde  ware  Verguldingen,  die  meer  door  fchei-gulding^°* 
kundige  middelen  worden  daargefteld , worden  ge- 
meenlijk tot  de  volgende  foorten  gebragt : de  Vuur- 
vergulding,  de  koude  Vergulding,  de  natte  Vergul- 
ding en  de  Griekfché  Vergulding;  welke  alle  naar 
den  verfchillenden  aard  der  voorwerpen , en  naar 
mate  van  de  meer  of  minder  begeerde  fchoonheid  of 
duurzaamheid , gekozen  en  aangewend  worden. 

De  Vuurvergulding  wordt  meestal  bij  het  Zilver  DeVuurver- 
aangewend,.  om  hetzelve  met  eene  genoegzame  laag2uIdin&* 
Goud  te  bedekken  en , door  eene  vaste  hechte  ver- 
eeniging van  deze  Metalen,  aan  hetzelve  eene  vol- 
maakte Goudkleur  mede  te  deelen.  Om  deze  Ver- 
gulding te  bewerkftelligen , dient  het  te  vergulden 
Metaal  uitwendig  hoogst  zuiver,  geheel  Metalliek, 
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Het  Goud- 
Amalgama  tot 
deze  Vergul- 
ding. 


en  van  alle  vreemde  aanklevende  deelen  bevrijd  te 
zijn.  Deszelfs  oppervlakte  dient  dus  eerst  door  vij- 
ling,  of  flijping  met  puimfteen,  afwrijving  met  zand, 
of  afborsteling  met  de  zoogenaamde  krasborstel , en 
eene  daarop  volgende  polijsting  met  het  polijstlhal , 
geheel  zuiver  en  fchoon  gemaakt  te  worden.  Ook 
worden  de  werken  veelal  te  dien  einde  afgekookt  met 
gewonen  Wijnfteen  of  Keukenzout;  offchoon  in  de 
meeste  gevallen  eene  eenvoudige  affchuring  met  zand, 
met  eenig  verdund  Salpeterzuur  gemengd , genoeg- 
zaam en  voldoende  is.  Het  Zilver,  aldus  voorbereid 
zijnde,  dient  nu  met  eenig  Kwik  in  aanraking  en  ver- 
eeniging  gebragt  te  worden , hetzij  door  de  voorwer- 
pen met  eene  haren  borstel,  in  Kwik  gedoopt,  tel- 
kens te  overftrijken , hetzij  door  dezelve  in  eene  ver- 
zadigde , doch  verdunde , Kwikoplosfing  in  Salpeter- 
zuur te  dompelen ; in  welk  laatffce  geval  het  Kwik 
door  het  Zilver  uit  zijne  oplosfing  in  Metaalgedaan- 
te  wordt  nedergeploft , en  zich  terftond  uitnemend 
met  hetzelve  vereenigt. 

Men  moet  nu  verder  een  gefchikt  Goud- Amalgama 
gereed  hebben , hetwelk  men  gewoonlijk  op  de  vol- 
gende manier  bereidt:  door  i deel  dun  geflagen  fijn 
Goud  te  nemen , en  het  in  eenen  zuiveren  kroes  aan 
de  werking  van  het  vuur  bloot  te  ftellen , wanneer 
er  8 a io  deelen,  in  eenen  anderen  kroes  genoegzaam 
verwarmd,  Kwik  worden  bijgevoegd,  en  de  oplosfing 
door  gedurige  omroering  met  eene  ijzeren  of  aarden 
ftaaf  bevorderd  wordt,  tot  dat  alles  behoorlijk  ver- 
eenigd  is.  Men  werpt  hierop  het  mengfel  in  ruim 
water,  of  wrijft  het  in  eenen  fteenen  of  houten  mor- 
tier , onder  herhaalde  bijvoeging  en  afgieting  van 
zuiver  water,  tot  dal  hetzelve  geheel  helder  gewor- 
den is , en  zijnen  vollen  Metallieken  glans  herkregen 
heeft.  Is  er  in  deze  gemaakte  verbinding  te  veel 
Kwik,  en  het  mengfel  daardoor  al  te  vloeibaar,  zoo 
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kan  hetzelve,  door  eene  zachte  uitperfing  door  Zeem- 
leder, van  het  te  overtollige  Kwik  bevrijd  worden; 
terwijl,  aan  den  anderen  kant,  het  te  vaste  Amalga- 
ma, door  bijvoeging  van  eenig  Kwik,  tot  meerdere 
vloeibaarheid  gebragt  kan  worden. 

Dit  Amalgama  wordt  nu  met  eene  z^0genaamdevo^rwerpen 
verguldftift  op  de  bovengenoemde  gezuiverde  en  ver- met  dit  Amal- 
kwikte  deelen  aangebragt,  zoodat  het  nauwkeurig 
alle  plaatfen , en  wei  tot  eene  gelijke  hoogte , be- 
dekt; welke  hoogte  men  inrigt,  naar  mate  men  het 
voorwerp  meer  of  minder  fterk  verguld  begeert , of- 
fchoon  men,  om  de  voorwerpen  zeer  zwaar  te  ver- 
gulden , veelal  liever  de  vergulding  zelve  herhaalt. 

De  aldus  toebereide  voorwerpen  worden  nu  boven 
een  zuiver  gloeijend  kolenvuur , veelal  op  eenen 
daartoe  gefchikten  draadvormigen  rooster,  geplaatst 
en , onder  aanhoudende  voorzorg , dat  dit  Amalgama 
behoorlijk  aan  het  Metaal  evenredig  aangedrukt  en 
met  hetzelve  vereenigd  blijft , aan  het  vuur  bloot- 
geftdd.  Er  ontwikkelen  zich  alsdan  weldra  bij  aan- 
houdendheid witte  Kwikdampen ; daar , gelijk  bekend 
is,  dit  vlugge  Metaal  in  deze  hitte  tot  damp  ver- 
vliegt, en  dus  alleen  het  mee?  vuurvaste  Goud  in  ver- 
eeniging  met  het  daarmede  bedekt  geweest  zijnde  Me- 
taal achterlaat.  Daar  nogtans  deze  Kwikdampen  zeer 
gevaarlijk  voor  den  bewerker  zijn , moet  men  dezel- 
ve , zoo  veel  mogelijk , vermijden  en  derzelver  inade- 
ming allezins  zoeken  te  verhoeden.  D’Arcet  Haat 
te  dien  einde  voor,  om  onder  den  fchoorfteen , waar 
men  deze  Vergulding  bewerkftelligt,  eenen  goed  trek- 
kenden  oven  te  plaatfen,  die,  met  zijne  pijp  een  ein- 
de weg  in  den  fchoorfteen  opklimmende , door  zij- 
nen Herken  trek  alle  dampen  naar  ééne  plaats  henen- 
drijft;  terwijl  men  tevens  van  het  vuur  van  dienzelf- 
den oven  tot  de  overige  behandeling  gebruik  maakt. 

Bovendien  raadt  hij  ook  aan , om  de  met  het  Amal- 

N 5 ga- 


2C2 


AANWENDING  van  hlt  GOUD 


gama  bedekte  voorwerpen  in  eene  bijzondere  kasL 
te  doen  verhitten , die  met  eene , eerst  in  den  fchoor- 
fteen  opklimmende  en  weder  naar  beneden  boven  ee- 
nen  fchotel  met  water  afdalende , buis  of  geleider  voor- 
zien zoude  zijn , waardoor  al  het  vervlugtigde  Kwik 
verdikt,  opgevangen  en  onfchadelijk  gemaakt  zoude 
worden.  (*)  — Zoo  men  bij  deze  Vergulding  eeni- 
ge  plaatfen  van  de  voorwerpen  onverguld  mogt  ver- 
kiezen, dan  worden  dezelve  met  een  mengfel  van  ee- 
nige  krijt  en  pijpaarde,  met  gom -of  lijmwater  tot  eene 
pap  gemaakt,  vooraf  overdekt,  waardoor  dan  de  be- 
doelde plaatfen  voor  de  werking  en  aankleving  van 
het  Amalgama  onvatbaar  worden ; of  de  voorwerpen 
worden  wel  eens  vooraf  geheel  verguld , en  de  niet 
te  verguldene  plaatfen  weder  behoorlijk  afgefchraapt 
en  te  voorfchijn  gebragt.  Deze  Vergulding  wordt 
ook  wel  eens  in  het  werk  gefield , door  het  verkwik- 
te voorwerp  nog  met  eenig  Kwik  te  overdekken , en 
dan  op  hetzelve  eenige  Goudblaadjes , in  de  plaats 
van  Amalgama,  te  doen  hechten. 

Verdere  be-  Wanneer  nu  het  werk  aldus  behandeld  is,  heeft 
handeling  niet  hetzelve  nogtans  geene  genoegzame  Goudkleur  ver* 
kregen,  dewelke  het  nu  voornamelijk,  door  hetzel- 
ve met  een  zoogenaamd  gloeiwas  te  overdekken , en 
dit  op  hetzelve  te  doen  afbranden , verkrijgt  en  aan 
den  dag  legt.  Dit  gloeiwas  is  veelal  eene  zamenftei- 
ling  van  Was  met  eenige  middenzouten , door  bijvoe- 
ging van  eenige  Bolus  of  onzuivere  Kleiaarde  tot  een 
gefchikt  mengfel  gebragt,  waarvan  zeer  verfchillen- 
de  en  menigvuldige  voorfchriften  worden  opgegeven. 
Zoo  raadt  men  een  mengfel  aan  van  16  deelen  Was, 
Armenifche  Boltrs , Spaansch  groen  en  Aluin , van 
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(*)  Mngazin  der  neueflen  Erfindungen , von  Poppe, 
Kühn  und  Baumgartner.  1819.  N°,  VI,  T.  6. 
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ieder  1 deel,  waarbij  anderen  nog  eenig  Salpeter, 
Ammoniakzout , Zwavelzuur  Ijzer  en  dergelijken 
voegen.  Onder  den  naam  van  groen  gloeiwas  komt 
voor  een  mengfel  van  10  deelen  Was , 3 deelen 
Spaansch  groen,  2 deelen  Zwavelzuur  Ijzer,  2J  deel 
Borax,  voorzigtig  onder  elkander  gefmolten , en  tot 
pijpen , als  die  van  het  gewone  lak , gebragt.  Het 
zoogenaamde  roode  gloeiwas  beftaat  veelal  uit  8 dee- 
len Was,  4 deelen  gewoon  rood  krijt,  1 deel  Spaansch 
groen,  1 deel  hamerflag,  \ deel  Aluin,  J deel  Arme- 
nifche  Bolus  en  eenige  Terpentijn.  Ook  wordt  tot 
dat  laaide  oogmerk  aangeraden  een  mengfel  van  12 
deelen  Was , 6 deelen  rood  krijt , 3 deelen  Spaansch 
groen,  3 deelen  Zwavelzure  Zink,  § deel  Borax,  1 
deel  roode  Bolus  en  eenige  Terpentijn.  Deze  meng- 
fels  fchijnen  in  het  algemeen  zeer  overtollig  te  zijn 
zamengefteld , en  een  eenvoudig  mengfel  van  4 dee- 
len Was,  i deel  Spaansch  groen  en  1 deel  Zwavel- 
zuur Koper  is  veelal  genoegzaam  ter  vervulling  van 
dit  oogmerk.  Bovendien  is  het  niet  zoo  gemakke- 
lijk , de  fcheikuiidige  werking  van  dit  gloeiwas  ge- 
noegzaam te  verklaren  , waarom  men  den  inhoud  en 
de  juiste  evenredigheid  van  de  in  dezen  bijzonder 
aan  te  wendene  werkzame  doffen  niet  zoo  bepaald 
kan  aanwijzen.  Het  fchijnt  nogtans , dat  door  deze 
bewerking  voornamelijk  de  overgeblevene  aanhouden- 
de Kwikdeelen  geheel  worden  afgedreven , en  ook 
daardoor  de  zich  als  met  het  Goud  vereenigd  heb- 
bende Zilver-  of  Koperdeelen  van  het  te  vergulden 
voorwerp  worden  weggenomen  en  opgelost.  Of  zou- 
den in  deze  bewerking  veelal  de  in  het  mengfel  be- 
vatte Koperdeelen  op  .het  Goud  als  worden  nederge- 
ploft  en  met  hetzelve  een  gekleurd  ligchaam  daar- 
ftellen  ? Zelfs  oude  vergulde  voorwerpen , die  bijna 
geenen  Goudglans  meer  vertoonen , worden , door 
de  behandeling  met  dit  gloeiwas , als  op  nieuws  ver- 
guld, 
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guld,  en  herkrijgen  daardoor  dikwijls  hunnen  ouden 
luister  weder.  Na  deze  afbranding  met  het  boven- 
genoemde gloeiwas , wordt  het  voorwerp  in  koud 
water  gelescht,  dan  met  een  verdund  Azijn  - of  Wijn- 
fteen- houdend  water  afgekrast  en  zuiver  gemaakt, 
wanneer  het  ten  laatfte  nog,  als  andere  gewone  Gou- 
den werken , aan  de  verdere  bewerking  der  kleuring 
onderworpen  wordt. 

Zoo  men  een  ftuk  werks  meermalen  wil  vergulden , 
zoo  is  het  het  best,  zulks  terftond  na  elkander  te 
doen,  wanneer  de  te  verguldene  ftukken  eerst  weder 
goed  zuiver  moeten  worden  gekrast , eer  men  het 
Amalgama  er  opbrengt.  Ook  dienen  de  uiterfte  zin- 
delijkheid en  voorzigtigheid  bij  deze  bewerking  in 
acht  genomen  te  worden , en  zelfs  het  werk  onder 
de  behandeling  op  andere  plaatfen , waar  de  vergul- 
ding geen  plaats  heeft , tusfchenbeiden  fchoon  ge- 
maakt te  worden , omdat  de  verdikkende  kwikdam- 
pen zich  ligtelijk  bij  de  verkoeling  weder  tot  kleine 
dropjes  vereenigen  en , op  de  te  verguldene  voor- 
werpen nedervallende , bij  dezelve  weder  witte  vlek- 
ken veroorzaken , die  door  eene  nieuwe  afrooking 
zouden  moeten  worden  weggenomen.  Bij  het  ver- 
gulden van  dunne  Koperwerken , dient  men  de  af- 
rooking vooral  fpoedig  na  het  'opbrengen  van  het 
Amalgama  te  doen , omdat  het  Kwik  het  Koper  fpoe- 
dig als  indringt,  oplost  en  daardoor  broos  en  breek- 
baar maakt;  zoodat  dikwijls  om  die  reden  zooda- 
nige voorwerpen , vooral  die  uit  geel  Koper  vervaar- 
digd zijn,  door  Ijzeren  platen  of  draden  verfterkt 
moeten  worden. 

Buiten  deze  Vuurvergulding , wordt  er  ook  nog 
eene  andere  foort  van  Vergulding  bij  Metalen-,  Aar- 
den-cn  Glazen  vaten  aangewend,  door,  namelijk, 
Goud  en  Spiesglans  - koning  ondereen  te  fmelten,  en 
het  verkregen  tot  poeder  gebragt  Metaalmengfel  over 
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de  te  verguldene  voorwerpen  te  ftrooijen ; wanneer 
men  dezelve  alsdan  aan  eene  zoodanige  hitte  blooc- 
ftelt,  als  voldoende  is,  om  den  vluggeren  Spiesglans- 
koning  te  doen  vervliegen , en  het  meer  vaste  Goud 
met  de  voorwerpen  te  doen  verbïfiden.  Moeijeliik 
fchijnt  het  intusichen , om  dit  poeder  aan  de  voor- 
werpen behoorlijk  te  doen  hechten,  en  hetzelve  even- 
redig te  verdeden ; terwijl  bovendien  het  glas  veelal 
eerder  begint  te  fmelten,  voor  en  aleer  de  Spiesglans- 
koning  kan  vervliegen  , en  dus  deszelfs  vereeniging 
met  het  glas  niet  altijd  kan  worden  voorgekomen. 

De  gronden  van  deze  bewerking  komen  met  die  der 
Kwikvergulding  eenigzins  overeen,  uit  hoofde  men 
hier  eene  vereeniging  van  twee  ongelijk  vlugge  Me- 
talen heeft  daargefteld , die,  door  middel  van  eene  be- 
hoorlijke verdeeling,  op  de  ligchamen  kunnen  wor- 
den aangehecht , terwijl , door  afzondering  van  het 
meer  vlugge  Metaal,  het  begeerde  meer  vaste  ach- 
terblijft. 

De  tweede  foort  van  Vergulding,  die  de  koude  De  koude 
Vergulding  genaamd  wordt,  heeft  aldus  plaats.  Men VergllId,r®* 
Ineemt  eene  oplosfing  van  Goud  in  Salpeter- Zout- 
Izuur,  en  dampt  dezelve  in  glas  of  porfelein  tot 
jdroogworden  uit;  en  de  hierdoor  verkrcgene  Goud- 
Kristallen  lost  men  in  8 a 10  deelen  zuiver  overge- 
haald water  op , en  in  deze  oplosfing  doopt  men  zoo 
vele  linnen  lappen,  dat  dezelve  daarmede  geheel  dóór- 
trokken zijn;  waarop  deze,  gedroogd  zijnde,  in  ee- 
ien  zuiveren  aarden  onverglaasden  pot  of  zuiveren 
kroes  verbrand  worden , en  derzelver  asch  tot  ver- 
der gebruik  verzameld  wordt.  Als  men  nu  daarme- 
de een  Metaal  vergulden  wil,  bevochtigt  men  ge- 
ivoonlijk  eene  kurk,  een  linnen  doekje,  of  een  ander 
jacht  ligchaam,  met  eene  zwakke  oplosfing  van  ge- 
woon keukenzout , dompelt  het  in  de  bovengenoem- 
de Goudasch,  en  wrijft  daarmede  de  te  verguldene 
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voorwerpen,  die  hierdoor,  alsmede  door  verdere  afc 
wasfching , polijsting  en  kleuring,  eenen  matigen 
Goudglans  verkrijgen  zullen.  Deze  Vergulding  is 
minder  kostbaar,  dan  de  eerde,  maar  ook  tevens  min- 
der duurzaam ; ook  laat  zich  deze  alleen  op  het  Zil- 
ver en  het  Koper  aanwenden , daar  de  andere  ook  bij 
het  Ijzer  en  het  Staal  kan  worden  gebezigd.  Het 
met  de  Goudoplosfing  doortrokken  linnen  fchijnt, 
door  de  verbranding,  eenig  Zoutzuur  te  laten  va- 
ren, en  het  Goud  in  eenen  bijna  herdelden  daat,  of 
wel  als  een  Protochlorureet , in  verbinding  met  ee- 
nige  weinige  Loogzoutige  en  Koolachtige  deelen , te 
bevatten.  Wanneer  nu  dit  bijna  herdeld  Goud , voor- 
al door  medewerking  van  het  Zout,  met  de  opper- 
vlakte van  voorfchrevene  Metalen  in  aanraking  wordt 
gebragt,  fchijm  het,  dat  de  kleine  hoogst  mogelijk 
lijn  verdeelde  Gouddeeltjes,  in  zoo  naauwe  aanra- 
king met  het  Zilver  en  Koper  gebragt,  door  de  fchu- 
ring  en  wrijving  zich  in  derzelver  poriën  als  indrin- 
gen en , aan  derzelver  oppervlakte  als  aanhangende , 
het  hunne  tot  eene  zoodanige  Vergulding  toebren- 
gen. 

Tot  de  derde  foort  van  Vergulding  behoort  de  zoo-  ■ 
genaamde  natte  Vergulding  voor  het  Koper,  en  de 
Griekfche  Vergulding  voor  het  Zilver.  De  natte  Ver- 
gulding wordt  eenvoudig  in  het  werk  gefield,  door 
het  Koper  met  eene  zeer  verdunde,  doch  goed  ver- 
zadigde, Goudoplosfing  te  behandelen,  wanneer  het- 
zelve het  Zoutzuur  van  de  oplosfing  tot  zich  neemt, 
en  daardoor  eene  evenredige  hoeveelheid  van  Goud 
doet  nederploffen  en  met  zich  vereenigt.  Men  be- 
dient zich  ook  wel  eens  bij  deze  natte  Vergulding  van 
eene  Goud -houdende  Aether,  of  eene  dergelijke  Ae- 
therifche  olie;  doch  alsdan  is  de  Vergulding  minder 
volkomen  te  houden. 

Daar  echter  het  Zilver  zich  op  voornoemde  wij- 
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ze  met  eene  gewone  Goudoplosfmg  niet  laat  be-v<nr  het  za- 
handden , doordien  hetzelve,  met  het  Zoutzuur  v'r* 
van  de  Goudoplosfmg  tot  een  Zoutzuur  Zilver  over- 
gaande , en  aan  deszelfs  oppervlakte  als  zoodanig 
zich  aanhechtende , geene  behoorlijke  vereeniging 
van  de  Gouddeeltjes  met  zich  toelaat ; zoo  is  het , 
dat  men , in  dat  geval , zich  van  eene  zoogenaamde 
Griekfche  Vergulding  bedient,  waardoor  de  evenge- 
noemde  vorming  van  het  Zoutzuur  Zilver  belet  wordt, 
en  de  behoorlijke  vereeniging  van  het  Goud  met  het 
Zilver  tevens  plaats  kan  hebben.  Men  neemt  te 
dien  einde  het  zoogenaamde  Alembroth*  Zout , be- 
daande  hit  eene  verbinding  van  gelijke  deeleti  Zout- 
zuur Kwik  en  Ammoniakzout , en  lost  hetzelve 
in  Salpeterzuur  op , en  met  dit  zamengefteld  Ko- 
ningswater verbindt  men  zooveel  Goud  als  moge- 
lijk is.  Dit  mengfel  wordt  dan  in  eene  glazen  of  por- 
feleinen  kom  uitgedampt  tot  de  dikte  van  eene  Olie , 
en  aldus  tot  de  Vergulding  gereed  gehouden.  Men 
dompelt’ te  dien  einde  flechts  de  Zilveren  voorwerpen 
in  dit  vocht,  welke  daardoor  zich  in  den  eerden  op- 
flag  geheel  zwart  voordoen,  maar,  na  eene  geringe 
gloeijing , zich  weldra  heerlijk  verguld  vertoonen. 

Door  de  meerdere  verwantfchap  van  het  Zoutzuur 
tot  het  Kwik , dan  wel  tot  het  Zilver , fchijnt  het  te 
vergulden  Zilver  zich  wel  met  het  Salpeterzuur  van 
het  mengfel,  maar  niet  met  het  bijgevoegd  aanwezig 
Zoutzuur  te  vereenigen,  en  de  bovengenoemde  vor- 
ming van  het  Zoutzuur  Zilver  te  worden  Voorgekomen. 

In  fommige  gevallen  kan  het  ook  te  pas  komen , Hoe  het 
om  het  eenmaal  vergulde  werk  weder  van  zijn  Goud  G°Hd  van  YCTm 
te  ontdoen  en  te  zuiveren,  zoodat  hetzelve  nog  in wederaf te ne- 
zijn  geheel  bliive,  en  nog  als  zoodanig  dienen  kan.  — rae11* 

Men  raadt  daartoe  aan,  om  2 deelen  Ammoniakzout 
met  i deel  Zwavel  te  zamen  te  wrijven , en  dan  op 
het  met  olie  bedreken  voorwerp  te  drooijen , wanneet 
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men  het  aan  een  zacht  kolenvuur  blootftelt,  waar- 
door het  Zilver  het  Goud  loslaat,  en  met  eene  kras- 
borstel gemakkelijk  kan  worden  afgenomen ; of  men 
kan  ook  het  werk , met  water  bevochtigd  zijnde , met 
dit  poeder  beftrooijen , doen  gloeijen  en  in  water  af- 
iesfchen.  Het  losgewordene , meer  of  min  zuivere, 
Goud  kan  dan  met  Potasch  verzameld  en  bijeenge- 
fmolten  worden.  Wanneer  men  vergulde  voorwer- 
pen blootftelt  aan  luchtvormige  Chlore , of  gezuurde 
Zoutzure  lucht,  die  b.  v.  ontwikkeld  is  uit  een  meng- 
fel  van  i deel  Bruinfteen , 3 deelen  gedroogd  Keuken- 
zout, i\  deel  Zwavelzuur  en  J deel  water;  dan  zal 
deze  ook  het  Goud  tot  zich  nemen , eene  gele  kleur 
aannemen  en  het  Zilver  hiervan  grootendeels  ontbloot 
achterlaten.  Dit  zal  ook  de  reden  zijn , waarom  men 
reeds  voorlang  een  mengfel  van  Aluin , Salpeter  cn 
Keukenzout  voorfchreef,  als  dienstig,  om  daarin  de 
vergulde  voorwerpen  met  behoorlijk  water  vermengd 
te  koken  en  van  zijn  Goud  te  berooven , uit  hoofde 
ook  hier  eene  foort  van  Salpeter -Zoutzuur  ontwik- 
keld wordt,  hetwelk  in  ftaat  is,  om  het  Goud  op  te 
losfen  en  tot  zich  te  nemen. 

Ver-  Het  ijzer,  of  liever  het  Staal  kan  ook  gevoegc- 
lijk  verguld  worden  , en  men  kan  daartoe  verfchil- 
lende  wegen  inllaan.  Zoo  men  het  Staal,  door  mid-  N 
del  van  Goud- Amalgama , duurzaam  en  ftandvastig 
wil  vergulden , moet  men  hetzelve  eerst  als  met  eene 
oppervlakte  van  Koper  doen  bedekken , waartoe  in- 
zonderheid eene  oplosfing  van  Zwavelzuur  Koper 
dienstbaar  is.  Het  Koper  immers , alsdan  op  het 
Staal  wordende  nedergeploft , zal  nu  eene  verbin- 
ding met  het  Goud  toelaten , daar  voor  het  overige 
de  voorwerpen  verder  behandeld  worden , even  als  wij 
boven  bij  de  Vuurvergulding  der  andere  Metalen  heb- 
ben opgemerkt  en  voorgedragen.  Volgens  Rin- 
man,  zoude  het  nog  beter  zijn,  om,  in  plaats  van 
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ccne  eenvoudige  oplosfing  van  Zwavelzuur  Koper, 
het  volgend  mengfel  te  nemen : beftaande  uit  4 dee- 
]en  Zwavelzuur,  ij  deel  Aluin,  J deel  Ammoniak- 
zout,  | deden  Zwavelzuur  Koper,  1 deel  Zwavel- 
zure Zink,  10  deden  Azijn  en  100  deden  Water; 
hierbij  wordt  nog  eene  behoorlijke  hoeveelheid  Kwik 
gevoegd,  wanneer  men  dan  de  voorwerpen,  door 
middel  van  een  lapje  linnen , met  hetzelve  zoo  lang 
overftrijkt,  tot  dat  derzelver  Meiaaloppervlakte  met 
Koper  en  Kwik  genoegzaam  overtrokken  is;  alsdan 
wordt  het  Metaal  fpoedig  in  laauw  water  afgewas- 
fchen,  met  Goud -Amalgama  overdekt,  en  op  de  ge- 
wone wijze  verder  behandeld.  Ook  kan  een  zooda- 
nig verkoperd  Staal  aan  de  zoo  evengenoemde  Griek- 
fche  Vergulding  onderworpen  worden.  Ook  door 
de  natte  Vergulding  laat  zich  het  Staal  gemakkelijk 
vergulden , door  hetzelve  Hechts  te  dompelen  in , of  te 
heilrijken  met  eene  verzadigde  Goudoplosfing,  of  nog 
beter  met  eene  oplosfing  van  Goudkristallen  in 
overgehaald  water,  wanneer  het  daarna  in  zuiver  wa- 
ter wordt  afgewasfchen  en  gepolijst.  Veelal  wordt 
ook  tot  fijne  Staalwerken  een  Goud-houdend  Aether 
gebruikt,  of  zelfs  kan  deze  of  gene  vlugge  olie,  met 
deze  Gouddeelen  verzadigd,  hiertoe  aangewend  wor- 
den , waardoor  deze  voorwerpen  niet  alleen  zeer  ver- 
fraaid worden,  maar  tevens,  door  middel  van  eene 
onbegrijplijk  kleine  hoeveelheid  Gouds,  voor  het 
roesten  bewaard  blijven.  Gehlen  meent,  dat,  tot 
het  welgelukken  van  deze  foort  van  Vergulding , eene 
kleine  handgreep  noodigis,  om,  namelijk,  die  plaat- 
fen,  waar  men  begeert,  dat  het  Goud  op  vatten 
zoude,  vooraf  met  eenig  Salpeterzuur  te  etfen,  of 
ruw  te  maken , wanneer  het  Goud  zich  daarmede 
door  de  pplijsting  volkomen  zoude  vereenigen , ter- 
wijl het  er  zich , zonder  deze  voorbereiding , gemak- 
kelijk weder  van  zoude  laten  affcheiden.  Men  kan 
ook  nog  dit  Metaal  vergulden , door  het  bladgoud 
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op  hetzelve  aan  te  brengen,  door  middel  van  een  dun 
uitgeHreken  en  bijna  opgedroogd  Barnfleenvernis ; 
wanneer  men  daarop  aan  het  Staal  eene  hitte  geeft  tot 
het  zoogenaamde  aanloopen  of  blaauw  worden  toe; 
wanneer  hetzelve  zich  met  het  Staal  uitnemend  ver- 
eenigt  en  verbindt. 

Het  zooge-  Men  heeft  ook  nog  eene  foort  van  Vergulding, 

niamd  r°r  ha- jjie  n]en  <je  rllwe  Vergulding,  of  Tor  haché  noemt, 
elié,en  Gla>-  J 

en  Porfelein.  wanneer  men , namelijk,  de  voorwerpen  vooraf  met 

vergulding.  een  mes  0f  fchraapijzer  ruw  en  oneifen  maakt,  en 
alsdan  met  10  of  12  lagen  bladgoud  bedekt,  behoor- 
lijk doet  gloeijen  en  door  polijsting  weder  effen  maakt. 
Ook  het  glas  en  porfelein  laten  zich  met  dit  Metaal 
vereenigen , en  daardoor  eene  behoorlijke  vergulding 
aannemen.  Men  bedekt  hechts  de  te  verguldene 
plaatfen  met  bladgoud,  en  Helt  de  voorwerpen  aan 
eene  behoorlijke  hitte  bloot,  ten  einde  het  Goud 
fmclte  en  de  vereeniging  volkomen  worde.  Veel- 
al bedient  men  zich  bij  het  glas  van  een  vet,  of  gom- 
achtig, klevend  vernis,  om  daardoor  het  Goud 
meer  bepaald  en  zeker  met  het  glas  te  verbinden, 
welk  vernis,  natuurlijk  door  de  aangewende  hitte  ver- 
brand en  vernield  wordende , niet  anders , dan  eene 
bedekking  en  vereeniging  van  het  Goud  met  het  glas 
veroorzaken  zal.  Om  het  porfelein  nogtans  duur- 
zamer en  fchooner  te  vergulden,  bedient  men  zich 
inzonderheid  van  het  Goudnederploffel , verkregen 
door  het  Zwavelzuur  Ijzer  uit  de  Goudoplosfing 
in  Salpeter- Zoutzuur.  Dit  hoogst  fijn  verdeeld  Me- 
talliek GoudHof  wordt  te  dien  einde  voor  | ver- 
mengd met  eene  fmeltflof,  zamengeHeld  uit  3 dee- 
len  Borax,  i|  deel  wit  glas  en  1 deel  gewone  Pot- 
asch,  door  fmelting  vereenigd,  en  daarop  met  warm 
water  afgezoet,  en  met  eene  gelijke  hoeveelheid  Me- 
nie te  zamen  gefmolten.  Met  deze  fmeltftof  wordt 
het  zoo  even  genoemd  Goudpoeder  vereenigd,  met 
' eenigen  wijngeest  op  een’  wrijf  Heek  gewreven , ciy 
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verder  met  Lavendelolie  tot  op  zijne  behoorlijke  dik- 
te aangemengd.  • 

Er  wordt  ook  nog -eene  andere  bereiding  van  het  Nadere  be- 
Goud  voor  de  PoiTeleinvergulding  * opgegeven , die^^^gl'.’^. 
tevens  ook *op  zoodanig  eene  nederploffing  van  het  van  Vergui* 
Goud  door  Zwavelzuur  Ijzer  gegrond  is.  Er  wordt ding* 
te  dien  einde  eene  oplosfing  van  2 deelen  Goud  in 
Salpeter -Zoutzuur  met  veel  water  verdund,  en  met 
gewone  Soda  verzadigd,  wanneer  er  alsdan  hierop,  ter 
verdere  nederploffing,  eene  zeer  verdunde  oplosfing 
van  12  deelen  Zwavelzuur  Ijzer,  met  eenige  droppen 
Zwavelzuur  vermengd  , wordt  bijgevoegd.  Ook  kan 
mende  uitgedampte  en  weder  opgeloste  gewone  Goud- 
kristallen  door  eene  dergelijke  Zwavelzure  IJzerop- 
losfing  nederploffen ; daarop  echter  in  het  algemeen 
acht  gevende,  dat  zoo  wel  deze  nederploffing,  als 
derzelver  verdere  bewerking  van  aftjjasfching , ver- 
zameling , wrijving  en  bewaring  in  de  fchaduwe  plaats 
hebben , opdat  niet  door  den  invloed  van  het  zon- 
nelicht het  Goud  zich  eenigermate  herftelle,  en  tot 
voornoemd  oogmerk  minder  gefchikt  worde.  Tot  ee- 
ne*bleeke  Vergulding  raden  zij  aan,  om  bij  het  op- 
geloste Goud  een  weinig  zeer  verdunde  Salpeterzure 
Zilveroplosfing  te  voegen , en  het  mengfel  met  eene 
Soda-  of  Potaschoplosfing  neder  te  ploffen.  Voor 
eene  hooge  Vergulding  ploffen  zij  het  opgeloste 
Goud  neder  met  eene  oplosfing  van  Zwavelzuur  Ijzer, 
die  met  ^ Zwavelzuur  Koper  vermengd  is  gewor- 
den; en  tot  groen  Goud  wordt  er  eenige  Zwavel- 
zure Zink  bijgevoegd.  — Wanneer  bovendien  de  ver^ 
gtilde  plaatfen  voor  de  polijsting  aan  de  dampen 
van  Ammoniakzout  worden  blootgefleld , winnen  zij 
daardoor  ook  aanmerkelijk  in  glans  aan.  (*) 

Het 

O 

(*)  Mngazin  der  neuefte  Erfinduugen,  von  P o p p e , K ü Irn 
und  Biuingartner,  1819.  T.  VIII,  No.  VI. 
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GoudTCeken*  ^et  Teeken-Goud,  hetgeen  in  fchelpen  voorhanden 
is,  is  meesral  niets,  dan  een  hoogst  fijn  verdeeld 
Bladgoud , hetwelk  geene  de  minde  fcheikundige  be- 
werking heeft  ondergaan.  Het  Bladgoud  wordt  al- 
leen met  eenigen  honig,  of  eenige  oplosfing  van  Ara- 
bifche  gom,  fijn  gewreven,  waarop  hetzelve  alsdan 
door  ruim  water  weder  afgefpoeld , en  de  alsdan 
verzamelde  Goudfiof  op  nieuws  met  gomwater  ver- 
eenigd  enter  teekening  gefchikt gemaakt  wordt.  Som- 
mige voegen  bij  den  honig  eenig  Salpeter  of  Ammo* 
niakzout,  of  laten  ook  wel  het  afgefpoelde  en  met 
honig  gewrevene  Goud  eerst  met  eenig  Salpeterzuur 
trekken,  wanneer  het  op  nieuws  wordt  afgewasfchen  , 
en  verder  met  eenig  gomwater  tot  het  gebruik  wordt 
gereed  gemaakt. 

Vergulding  Eene  fchoone  Vergulding  van  wollen,  linnen  en 
liunetT°of  zij- zU^en  ftoffen  heeft  ook  plaats,  door  op  de  reeds  bo- 
den ftoflfen.  vengenoemde  manier  van  Mevrouw  Fulhame,  de- 
ze doffen  , of  in  hun  geheel  te  doen  doortrekken  met 
eene  Goudoplosfing , of  door  op  dezelve , door  mid- 
del van  een  penfeel,  met  deze  oplosfing  teekeningen 
of  figuren  daar  te  (tellen , en  alsdan  aan  eenen  droom 
van  eenvoudige  of  zamengedelde  Zwavel-  of  Phos- 
phor- houdende  Waterdofiucht  bloot  te  dellen.  De- 
ze immers,  de  Zuurdof  van  het  Goud  tot  zich  ne- 
mende, herdeden  het  in  het  zuur  opgelost  en  ver- 
zuurd Goudverzuurfel , en  brengen  het  in  zijnen  ge- 
wonen luister  weldra  te  voorfchijn.  De  gewone 
Waterdofiucht  werkt  tot  deze  proef  het  gefchiktst, 
daar  de  anderen  de  heiTtelling  veelal  wat  al  te  fpoe- 
dig  en  minder  zuiver  fchijnen  daar  te  dellen.  Men 
dient  echter  in  deze  proef  acht  te  geven,  dat  de 
Goudoplosfing  wel  verzadigd  zij , en  dat  men  ook 
het  voorwerp  niet  onmiddelijk  boven  een  de  Water- 
dofiucht ontwikkelend  mengfel^hange ; omdat  dan  de 
opfpringende  kleine  Zwavelzure  dropjes  het  voorwerp 
verontreinigen  en  ontfieren  zouden.  Ook  kan  deze 
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Vergulding  fchoon  in  het  werk  worden  gefield , door 
cenige  zijden  of  andere  doffen  vooraf  met  eenen  Phos- 
phorus-houdenden  Aether  te  bevochtigen , en  dan  in 
een  Goudoplosfing  te  dompelen,  wanneer  het  Goud 
terflond  in  zijnen  glans  te  voorfchijn  komen , en  daar- 
aan vrij  vast  gehecht  zijn  zal. 

Het  zal,  zoo  wij  vertrouwen,  ook  niet  ongepast  FmaiPerir? 
gehouden  kunnen  worden,  om  hier  te  dezer  plaatsop  c * 1 
met  een  enkel  woord  melding  te  maken  van  de  kunst 
om  te  Emailleren  op  het  Goud.  De  algemeenfle 
hoofdaanwijzingen  van  deze  bewerking  zullen  wij  hier 
dan  flechts  aanflippen,  om  hun,  die  door  dezefchoone 
kunst  ter  beoefening  mogten  aangemoedigd  worden  , 
daardoor  eenige  aanleiding  te  geven,  om  dezelve  te 
beproeven,  en  zich  daarin  door  verdere  oefening 
en  nafporing  te  volmaken , en  tevens  deze  kunst  tot 
meerdere  volkomenheid  te  brengen. 

De  Emaillering  , waarvan  wij  hier  bijzonder  fpre-  Verfchillen- 
ken  zullen,  bepaalt  zich  tot  die  bezigheid,  waard&or s^gV^en.311 
Smeltglazen  van  onderfcheidene  kleuren  op  de  Me- 
talen geplaatst , en  door  middel  van  het  vuur  met  het- 
zelve vereenigd  worden.  Het  Smeltglas  of  Email  is 
niets  anders , dan  eene  glasachtige  flof , die  met  eenig 
Metaalverzuurfel  vereenigd  is,  hetzij  hetzelve  eene 
doorfchijnende  , of  eene  minder  doorfchijnende , of  eene 
gekleurde  oppervlakte  na  de  bewerking  achterlaat. 

De  grondflof  van  deze  Smeltglazen  is  in  het  algemeen 
een  doorfchijnend , ligt  fmeltend  glas,  hetwelk  door 
bijvoeging  van  eenig  Tinverzuurfel  deze  doorfchij- 
nendheid  verliest,  en  van  een  half  doorfchijnend, 
opaalkleurig  Email , tot  een  geheel  zuiver  ondoorfchij- 
nend  wit  Smeltglas  overgaat.  Om  dit  eerde  Smelt- 
glas te  verkrijgen  , wordt  gewoonlijk  voorgefchreven , 
om  100  deden  Lood  met  15,  20,  30  of  zelfs  40 
deelen  Tin  te  vereenigen  , en  in  aanraking  met  de 
lucht,  onder  eene  gedurige  roostering,  geheel  door  het 
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vuur  te  doen  verkalken ; wanneer  men  alsdan  in  de 
tweede  plaats  ioo  deelen  zuiver  Zand , of  ongekleur- 
de Kiezelaarde,  (welke  nogtans  wel  | Talkaarde 
mag  bezitten)  vereenigt  met  25  tot  30  deelen  Pot- 
asch  of  Soda,  of  gewoon  keukenzout,  en  daar  100 
deelen  van  het  bovengenoemd  Smeltglas  bijvoegt , en 
alles  in  een  Faijence  - oven  wel  ondereen  doet  fmel- 
ten.  Dit  witte  Email  kan  men  verder  zoo  fmeltbaaj 
maken,  als  men  verkiest,  door  bijvoeging  van  eenige 
Menie  of  eenig  rood  Loodverzuurfel.  Wanneer  men 
intusfehen  een  geheel  doorfchijnend  Smeltglas  ver- 
kiest, bedient  men  zich  Hechts  van  een  Loodglas,  of 
van  Loodkalk,  welke  men,  zonder  bijvoeging  van  Tin- 
verzuurfel , met  het  bovengenoemde  gefmolten  meng- 
fel  van  Zand  en  Zout  vereenigt,  en  door  bijgevoeg- 
de Metaalverzuurfels  de  verfchillende  kleuren  mede- 
deelt. Door  nu  bij  deze  Smeltglazen  Lood-  of  Spies- 
glas- of  Zilververzuurfel  te  voegen,  krijgt  men  een 
géèl  Email  — door  veel  Koperverzuurlel  een  groen  en 
door  weinig  verzuurfel  een  graauw  — door  Goudver- 
zuurfel  een  rood,  purperkleurig  en  violet  — doorBruiii- 
(teenverzuurfel  violet— door  Kobaltverzuurfel  blaauw— 
en  door  de  IJzerverzuurfels  een  zwart , rozenrood  , of 
bruin  Email;  ook  verkrijgt  men  de  groene  kleur,  door 
een  mengfel  van  Kobaltverzuurfel,  Zoutzuur  Zilver 
en  Spiesglansglas  te  nemen,  of  ook  wel  door  ver- 
eenigingvan  Ijzer- en  Koperverzuurfels  met  het  Smelt- 
glas ; terwijl  men  tevens  weder  door  de  onderlinge  ver- 
menging van  deze  onderfcheidene  aldus  reeds  bereide 
gekleurde  fmeltglazen  de  fc hoonde  veranderingen  en 
afwisfelingen  van  kleuren  erlangen  kan. 

Manier  van  Omtrent  de  zamenftelling  van  dit  Email  heb  ik 
zamenftelling  0ok  eenige  proefnemingén  in  het  werk  gefteld , over- 
man eon^uiver ttdgd  van  de  belangrijkheid  van  deszeifs  bijzonde- 
wir  Email,  re  aanwending  op  de  edele  Metalen;  en  offciioon 
deszeifs  voorfchriften  zeer  eenvoudig  en  gemakke- 
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lijk  uitvoerbaar  fchenen , bevond  ik  echter,  dat  bij  de 
bewerking  en  zamenftelling  van  hetzelve  verfchillen- 
de  zaken  op  te  merken  en  menigvuldige  zwarighe- 
den te  overwinnen  waren , waarvan  eene  korte  opga- 
ve hier  niet  ongepast  zal  kunnen  gehouden  worden,  paften  in* 
Men  neemt  in  de  eerfte  plaats  too  wigtjes  Lood  var  den  Me- 
inet 30  wigtjes  zuiver  Tin,  en  doet  deze  gemengde ^ ^ Ja°s t 
Metalen  in  een  zuiver  glad  gefchuurd  vlak  ijzeren  vat, 
of  een’  aarden  fchotel , of  liever  ond^r  den  moffel,  on- 
der geftadige  omroenng,  verkalken  of  verzuren.  De 
ftof  zal  weldra  eerst  gedeeltelijk  tot  een  zwart , en 
daarop  tot  een  geel-graauw  poeder  overgaan ; wan- 
neer het  ten  laatfle,  als  onder  eene  gedurige  ver- 
branding der  deelen , eene  meer  zuiver  gele  kleur  zal 
aannemen  ; wanneer  dit  poeder , nu  behoorlijk  gezeef  d , 
en  door  .flibbing  van  al  deszelfs  Metallieke  deelen 
gezuiverd,  den  eerften  grondflag  voor  het  Email  zal 
daarftellen.  Het  Lood , zoowel  als  het  Tin , moet 
eerst  door  gefchikte  herkenmiddelen  onderzocht  wor- 
den , of  hetzelve  ook  andere  vreemde  Metalen  bevat , 
omdat  het  geringde  inmengfel  van  dezelve , inzon- 
derheid van  eenig  Koper  of  Ijzer,  de  toekomftige 
zuivere  witheid  van  het  Email  reeds  verhindert  en 
het  oogmerk  der  bewerking  doet  mislukken.  De  flib- 
bing is  ook  vooral  noodzakelijk  , omdat  altijd  eenig 
bijgemengd  en  overgebleven  onverzuurd  Metaal  ee- 
ne groenachtig -grijze  kleur  aan  het  fmeltglas  mede- 
deelt. Het  is  onnoodig,  hier  bij  te  voegen,  dat  ee- 
ne grootere  hoeveelheid  Tin  eene  meerdere  witheid 
veroorzaakt,  maar  daarentegen  ook  tevens  meest- 
al eene  mindere  fmeltbaarheid  te  wege  brengt.  Zoo- 
wel dan  opzigtelijk  deze,  als  al  de  overige  even- 
redigheden , moet  de  kunstenaar  de  ondervinding  met 
zijn  oordeel  paren , en  alle  die  verbeteringen  en  wij- 
zigingen daarftellen,  die  hij  ook  tot  zijne  verfchil- 
lende  aanwending  het  meest  gefchikt  oordeelt. 
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Bereiding  van  Men  gaat  nu  in  de  tweede  plaats  over  tot  de  daar- 
raengfeT^oor  van  een  zuiver  Kiezelaardepoeder , wanneer 

het  Smeltglas,  men  te  dien  einde  zich  bedient  van  eene  zoo  mogelijk 
zuivere  Kwartsfoort  of  Bergkristal,  die,  na  vooraf 
behoorlijk  gegloeid  en  in  koud  water  gedompeld 
geweest  te  zijn  , eene  meerdere  gefchiktheid  verkrijgt , l- 
om  tot  een  fijn  poeder  gebragt  te  worden.  Wan- 
neer men  intusfehen  befpeurt,  dat  dit  poeder  eeni- 
ge  Metaaldeelen  in  zich  bevat,  is  het  fomtijds  nood- 
zakelijk , om  hetzelve  vooraf  in  eenig  verdund  Sal- 
peterzuur of  Salpeter -Zoutzuur  te  doen  trekken, 
om  daardoor  alle  voornoemde  fchadelijke  Metaaldee- 
len op  te  losfen  en  door  nadere  afwasfehing  af  te 
fcheiden.  Somtijds  is  het  volflrekt  noodzakelijk,  om 
het  Metaalhoudende  Kwarts  eerst  met  3 a 4 deelen 
Potasch  of  Soda  door  fmelting;  in  het  vuur  te.  vereeni- 
gen , in  het  water  op  te  losfen  en  met  Zuren  te  doen 
nederploffen  , om  het  verder , na  behoorlijke  afwas- 
fehing, aldus  gezuiverd  te  kunnen  verzamelen.  Als 
nu  vermengt  men  80  W.  van  dit  (zuiver  en  ge- 
droogd Kwartfpoeder  met  1 00  W.  gezuiverde  en  ge- 
kristallizeerde  gewone  Soda,  en  20  W.  Bitteraarde 
of  Magnefia , welk  mengfel  men  in  een’  kroes  behoor- 
lijk, gedurende  een  paar  uren,  gloeijen  laat,  wanneer 
men  eene  gelijke,  niet  gefmoltene,  maar  flechts  als 
aaneengehechte  poreufe  flof  verkrijgt,  die  nu,  na  be- 
hoorlijk tot  een  fijn  poeder  gebragt  te  zijn,  met  de 
voornoemde  Lood-  en  Tinasch  vermengd  kan  worden. 
Men  verkiest  hier  de  Soda  boven  de  Potasch,  omdat 
dezelve  door  haar  kristallizerend  vermogen  meestal 
tot  meerdere  zuiverheid  te  brengen  is,  dan  wel  de 
Potasch;  alsmede  wordt  deze  eerfte  voorloopige 
gloeijing  in  het  werk  gefield,  om  eene  voorloopige 
behoorlijke  vereeniging  der  deelen  te  bewerkflelligen , 
welkeniet  zoo  gemakkelijk  plaats  heeft,  als  men  in 
eens,  en  den  Metaalkalk,  en  deze  aarden  en  zouten, 
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onder  een  gemengd,  terdond  aan  de  fmelting  bloot- 
{lelt.  Wat  nog  aangaat  het  tot  poeder  brengen, 
zoowel  van  deze  laatfte  dof , als  van  het  Kwarts  zelf, 
moet  men  vooral  acht  geven , om  zich  niet  van  eenen 
metalen  vijzel  te  bedienen , omdat  alleen  deze  behan- 
deling al  het  te  bereiden  Email  geheel  miskleurt  en  ^ 
bederft.  Het  in  eenen  koperen  vijzel  gedampte  poe- 
der geeft  een  als  met  duizenden  van  groene  vlekjes 
doorzaaid  Email;  terwijl  het  in  eenen,  zelden  geheel 
van  allen  roest  bevrijden  , ijzeren  vijzel  eene  meer 
bruin-gele  kleur  aanneemt.  In  eenen  zuiveren  aga- 
ten of  marmeren  mortier  moeten  dus  deze  doffen 
met  alle  geduld  behandeld,  en  de  voldrektde  zinde- 
lijkheid en  oplettendheid,  ook  zelfs  bij  deze  gedeel- 
telijke bewerking,  in  acht  genomen  worden. 

Men  kan  nu  van  beide  voornoemde  poeders  in  ver-  Smelting  van 
fchillende  evenredigheden  zich  bedienen,  om  een  'v^^n^ls^oor 
en  matig  fmeltbaar  Email  daar  te  Reilen;  de  beste  het  Email, 
evenredigheid  is  mij  echter  voorgekomen , van  op  ioo 
W.  van  het  Metaalmengfel  120  W.  van  het  Kwarts- 
mengfel  te  nemen,  alles  wel  ondereen  te  mengen  en 
aan  eene  matige  roodgloeijende  hitte,  gedurende  on- 
geveer een  uur,  te  onderwerpen.  Daar  ik  mij  in 
de  eerde  plaats  van  deze  mengfels  gewoonlijk  van  ge- 
wone graauwe  Hesfifche  kroezen  bediende,  wilde  het 
mij  voldrektelijk  niet  gelukken,  om  een  eenigzins  zui- 
ver Smeltglas  te  verkrijgen , welke  voorzorgen  ik  ook 
in  acht  nam  en  hoedanig  de  evenredigheden  ook  wer- 
den veranderd;  en  weldra  bleek  ook,  dat  de  in  de- 
ze kroezen  voorhanden  zijnde  Metaaldeelen  de  oor- 
zaak van  de  gedurige  teleurdelling  waren.  Zuivere 
porfeleinen , ongekleurde  vaten , of  wel  van  zuivere 
Klei-  en  Kiezelaarde  vervaardigde  kroesjes  zijn  alleen 
in  daat , om  het  voornoemde  mengfel  bij  de  gloeijing 
onbefmet  te  bewaren;  ook  is  mij  zelfs  niet  ondien- 
dig  voorgekoraen,  om  het  voornoemde  mengfel  voor 
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liet  Email  met  behulp  van  eenig  water  tot  een  deeg 
te  brengen,  en  als  tot  zekere  koekjes  te  vormen , die  , 
onder  den  moffel  op  eenige  omgekeerde  kupellen  ge- 
plaatst, alsdan  behoorlijk  te  zamen  fmelten  en  ver- 
eenigd  kunnen  worden.  Er  blijft  nu  , na  deze  gloei- 
jïng  in  eenen  zuiveren  kroes,  eene  hoogst,  fneeuwwit- 
te , eenigzins  holle , opgeblazene , half  doorfchijnende  , 
harde,  fpringende  (tof  over,  die  moeijelijk  van  den 
kroes  te  fcheiden  is,  en  die,  na  behoorlijk  tot  een  fijn 
poeder  gebragt  te  zijn,  tot  eene  verdere  bedekking 
en  vereeniging  met  het  Metaal  gefchikt  geworden  is. 
Oni  verder  behoorlijke  proefnemingen  met  deze  Emails 
in  .het  werk  te  kunnen  (tellen , had  ik  eenige  met 
eenen  kleinen  rand  voorziene  zuivere  koperen  plaat- 
jes in  gereedheid,  die  ik,  naar  een  (traks  te  melden 
voorfchrift , met  de  te  onderzoekene  Emails  bedekte, 
en  in  den  moffel  van  een’  Esfaioven  tot  behoorlijke 
fmelting  bragt,  wanneer  derzelver  kleur,  glans  en 
doorfchijnendheid  blijkbaar  werden,  en  mi>  van  der- 
zelver deugdzaamheid  of  mindere  waarde  overtuigden. 

Aigemeene  De  eenigfte  aanmerking,  die  echter  nog  op  deze 
verkregene  (tof  gemaakt  konde  worden , is  deze , 
Eraall,  dat  zij  niet  al  te  fmeltbaar  en  bij  eenige  ligt  vloei- 
bare Metalen  minder  aan  te  wenden  was.  Vol- 
gens de  meeste  fchrijvers , kan  nogtans  deze  mindere 
vloeibaarheid  door  de  bijvoeging  van  eenige  Menie 
worden  vóórgekomen ; waardoor  ook  voornoemde 
fmeltbaarheid  bevorderd,  maar  tevens  hare  fchoone 
melkwitte  kleur  eenigzins  benadeeld  werd.  Daar  ik 
dit  intusfehen  toefchreef  aan  de  mindere  zuiver- 
heid van  de  daarbijgevoegde  gewone  in  den  handel 
voorkomende  Menie,  vervaardigde  ik  dezelve,  door 
middel  van  behoorlijke  verkalking,  van  zuiver  Lood 
inden  moffel,  cn  opvolgende  (libbing  en  .zuive- 
ring van  het  verkregen  rood  Loodverzuurfel ; wan- 
neer, wel  is  waar,  de  bijvoeging  van  deze  zuive- 
re 
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re  Menie  bij  bet  Email  wel  terllond  de  vloeibaarheid 
bevorderde,  maar  toch  immer  eene  geringe  verminde- 
ring van  de  fchoone  kleur  ten  gevolge  had.  Bij  de 
gekleurde  Emails  is  intusfchen  de  bijvoeging  van  40 
tot  60  W.  van  zoodanig  eene  zuivere  Menie  zeer 
diendig,  daar  deze  nimmer  een  ‘zoo  volkomen  wit 
Email  behoeven.  Ik  heb  ook  niet  kunnen  bemerken,  " 
dat  de  bijvoeging  van  eenige  meerdere  Bitteraarde 
eene  meerdere  witheid  te  wege  bragt ; daar  hierdoor 
eok  tevens  eene  mindere  fmelcbaarheid  veroorzaakt 
werd.  De  Borax  fcheen  voor  het  overige  tot  de 
ware  fmeltbaarheid  van  het  Email  weinig  toe  te  bren- 
gen ; doch  het  Salpeter  fcheen  in  dezen  zeer  dien- 
llig  te  zijn , en  nam  tevens  de  aanhangende  kleuren 
weg;  offchoon  het,  in  te  groote  hoeveelheid  daarbij 
gevoegd , vooraf  behoorlijk  met  zuiver  kokend  water 
moest  worden  afgewasfchen  , om  de  overtollige  op- 
losbare zoutige  deeleu  weg  te  nemen  en  af  te  zonde- 
ren.— Dit  zuiver  Email  nu,  als  de  grondflag  van 
alle  anderen , daargedeld  zijnde , kan  men  tot  de 
kleuring  van  dezelve,  of  tot  de  gekleurde  Emails,  ge- 
makkelijk  overgaan ; wanneer  men  of  onmiddelijk  bij 
het  voornoemd  mengfel  terllond  eenige  korrels  van  de 
boven  genoemde  kleurende  Metaalverzuurfels  voegt  , 
of  liever  met  het  reeds  bereid  wit  tot  poeder  gebragt 
Email  vereenigt,  en  op  nieuws  aan  eene  tweede  fmel- 


ting  onderwerpt. 

Onder  de  verfchillende  Metalen  zijn  nu  het  Goud , Welk  Goud 
Zilver  en  Koper  veelal  de  eenigde  en  meest  ge- 


tot  de  Emailie- 
ring  het  best 


fchikie,  om  met  de  genoemde  Emails  behandeld  eHgcfdvkt 
bedekt  te  wordèn;  hoedanig  dan  het  eerde  hiertoe 
wordt  aangewend,  zullen  wij  nu  kortelijk  opgeven. 

Daar , ter  bedekking  van  de  Metalen  met  deze  fmelt- 
glazen , altijd  gevorderd  wordt , dat  deze  laatden  eer- 
der in  het  vuur  fmelten,  dan  de  Metalen  zelve;  doch 
daar  ook,  aan  den  anderen  kant,  deze  fmeltglazen  zoo 


veel 
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veel  te  fchooner  en  glansrijker  worden , naarmate  zij  , 
harder  en  minder  fmeltbaar  zijn ; zoo  fpreekt  liet  van  \ 
zelf,  dat,  Iioe  zuiverder  en  fijner  het  Goud  is,  dat 
tot  deze  bewerking  genomen  wordt,  hoe  beter  het  , 
werk  uitvalt,  en  hoe  meer  glans  en  gloed  het  na  zij-  ; 
ne  bewerking  behoudt  en  bewaart.  Daar  intusfchen  j 
de  gewone  Gouden  werkftukken  niet  van  geheel  zui-  * 
ver  Goud  genomen  worden,  is  het  echter  meestal  aan 
te  raden , om  het  Goud  van  behoorlijke  zuiverheid  j 
te  nemen , opdat  zoowel  het  Smeltglas  niet  te  veel 
Zoutige  of  Locddeelen  tot  zijne  meerdere  fmeltbaar- 
heid  benoodigd  hebbe , doch  ook  niet , bij  meerdere 
fijnheid  van  het  Goud , dit  Metaal  minder  gefchikt 
ter  bewerking  worde.  Het  is  het  best,  om  hetzelve 
met  gelijke  deelen  Zilver  en  Koper  op  een  gehalte 
van  920  tot  950  D.  te  brengen;  wanneer  men  verder 
dient  te  zorgen,  dat  het  Metaal  geheel  zuiver  en  zon- 
der bladen  of  fchenren  zij ; ook  voorziet  men  het- 
zelve gewoonlijk  met  eenen  kleinen  rand,  om  zoo  veel 
te  beter  het  opgelegd  Email  te  kunnen  behouden ; 
of  worden  er  ook  veelal  te  dien  einde  kleine  ruitjes  of 
oneffenheden  opgefneden.  De  plaat  moet  vooral  door 
eenig  verdund  Salpeter- Zoutzuur  afgebeten  en  zui-  i 
ver  gemaakt  zijn,  daar  ook  tevens  vooraf  door  eenc 
Potaschoplosfing  alle  aanhangende  vettigheid  en  on- 
zuiverheid kan  worden  weggenomen. 

Hoe  het  Het  nu  bereid  Email  wordt  eerst  in  eenen  geheel 

Email  verder  zu*veren  ]Tzeren  en  daarna  in  eenen  Agaten  mor- 

en  op  het  tier,  onder  gedurige  bevochtiging,  tot  eenen  behoor- 

Goudte  hren- jjLj|.en  trap  van  fijnheid  gewreven,  die  veelal  verfchil- 
lende  naar  den  aard  van  het  Email  zelf,  en  door  eene 
kleine  voorafgaande  proefneming  het  best  te  bepalen 
is;  waarop  het,  door  herhaalde  bijvoeging  van  water, 
zoodanig  wordt  afgewasfchen , dat  hetzelve  daar- 
van geheel  zuiver  afvliet.  Dit  afgewasfchen  Email 
wordt  in  een  porfeleinen  kopje  met  zooveel  zuiver 
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water  overdekt , 'dut  het  er  ter  hoogte  van  i§  tot  2 
itrepen  boven  Raat;  wanneer  het  daar  op  met  een  fpa- 
teltje  zoo  effen  mogelijk  over  het  Goud  wordt  uitge- 
fpreid,  welk  Goud,  wanneer  het  Email  doorfchijnend 
is,  vooraf  behoorlijk  gepolijst  is,  om  zoo  veel  te  be- 
ter den  glans  van  hetzelve  terug  te  doen  kaatfen.  Hoe 
teederder  de  kleuren  zijn , zoo  veel  te  dunner  moet 
deze  laag  zijn , welke  laag  nu  regtflandig  en  zeer 
voorzigtig  met  een  fijn  Ruk  linnen  gelijkelijk  moet 
worden  aangedrukt.  Wanneer  het  Goud  aldus  voor- 
bereid, en  de  laag  genoegzaam  gedroogd  is,  wordt 
liet,  zoo  het  aan  beide  zijden  geëmailleerd  moet  wor- 
den, op  een  hol  Ruk  dun  geRagen  Ijzer  geplaatst, 
en  bij  die  voorwerpen , die  Rechts  aan  de  eene  zijde 
met  het  Email  behandeld  zullen  worden,  op  een  vlak 
Ruk  Ijzer  of  Steen  nedergelegd.  Veelal  wordt  de  om- 
gekeerde zijde  ook  wel  geëmailleerd,  om  daardoor 
Rechts  aan  het  werk  eenigen  meerderen  Reun  te 
geven. 

Het  fornuis , waarin  het  werk  geplaatst  moet  in  welke 

worden,  is  zeer  eenvoudig,  vierkantig,  van  Reenen  fornuizen  en 
. , , hoedanig  de 

opgetrokken  en  van  onderen  met  eenen  zoogenaam- vooriverpen  te 

den  moffel  of  verwelfden  kroes  voorzien,  die  geheel  behandelen, 
met  kolen  omgeven  wordt , en  in  eene  pijp  of  een’  klei-i 
nen  fchoorReen  uitloopt.  De  moffel  heeft,  namelijk, 
beneden  eene  genoegzame  ruimte , om  den  lucht- 
Rroom  voor  het  vuur  door  te  laten,  waardoor  hij  van 
dien  van  den  gewonen  Esfaioven  verfchilt,  die  tegelijk 
als  van  onderen  geRookt  wordt,  of  ten  minste  on- 
der den  moffel  vuur  bevat,  hetgeen  tot  het  oogmerk 
.van  de  Emaillering  om  de  te  zware  hitte  minder  dien- 
flig  zoude  zijn.  De  moffel  nu  genoegzaam  tot  rood- 
worden  verhit  zijnde,  wordt  het  voorwerp  op  zijn 
rustpunt  in  den  moffel  gebragt,  en,  zoo  ras  men  een 
begin  van  fmelting  bemerkt  , voorzigtig  omgedraaid, 
en  aanhoudend  zoodanig  verplaatst,  dat  het  Email 

daar- 
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daardoor  overal  gelijkelijk  op  de  oppervlakte  van  het 
Metaal  gefmolten  en  verdeeld  kan  worden.  Aan  den 
glans  van  het  Email  deszelfs  volkomene  fmelting  ver- 
nomen hebbende,  wordt  het  ftuk  fpoedig  uit  het  vuur 
genomen;  terwijl  men  bij  de  verkoeling  beoordeelt, 
of  het  ftuk  nog  met  eene  laag  van  hetzelfde  Email 
op  nieuws  moet  worden  overdekt  en  behandeld.  . 

Dc  M-diop  Zoo  er  nu  eenige  uitfpringende  ruwe  deelen  van 
mwSiLciyke  *'et  Smeltglas  voorhanden  zijn,  worden  deze  nu  weg- 
roiiisrmg  der  genomen  met'  eene  zachte  vijl  of  met  eenigen  fijn  ge- 
ft  ukken.  wreven’  Amaril,  door  middel  van  een  plat  ftuk  Lood, 
als  afgefchuurd;  terwijl  dan  het  ftuk  door  eene  ver- 
dere polijsting , met  een  fuikje  dennen  hout  met  zand 
en  water,  voor  eene  tweede  blootftelling  aan  het 
vuur  gefchikt  gemaakt  wordt.  Veelal  moeten  de 
ftukken  nu  nog  eene  nadere  polijsting  ondergaan  met 
eene  fijne  Ijzer -houdende  Kleiaarde,  gewoonlijk  rotti- 
ge aarde  (terre  pourrie)  genaamd,  die  te  dien  einde 
herhaalde  malen  wordt  afgewasfehen , geflibt  en  op 
eenen  wrijffteen  tot  de  hoogst  mogelijke  fijnheid  ge- 
bragt.  Het  voorwerp  wordt,  vóór  de  polijsting  met 
deze  aarde , op  een  ftuk  hout , door  middel  van  eeu 
mengfel  van  hars  en  fteengruispoeder,  vastgehecht  en 
met  eene  bankfchroef  vastgezet,  wanneer  het  met 
een  vlak  Tinnen  ftaafje  met  de  vereischte  behendig- 
heid gewreven  en  gepolijst  wordt;  terwijl  dit  ein- 
delijk voltooid  wordt , door  voor  het  laatfte  deze 
wrijving  met  een  ftukje  linden  hout  voort  te  zetten. 

Wat  nog  om-  Men  diene  voor  de  onderfcheidene  kleuren  van 
trent  deze  hc-]iet  Email  ook  onderfcheidene  Goudverbindingen  te 

handeling  niet  .... 

Eirafl  is  op  tenemen;  terwijl,  ais  men  verfchillendc  kleuren  , die 
merken,  niet  irjeen  zullen  loopen , naast  elkander  wil  plaat- 
fen , dezeive  er  zeer  voorzigtig  moeten  opgebragt 
worden , en  van  elkander  gefc heiden  blijven , of 
in  fommige  gevallen  wordt,  door  tusfehenvoeging 
van  dunne  Gouddralen  , derzdvcr  vereeniging  ver- 
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hinderd.  Om  verfieringen  op  dit  Email  te  plaatfen , 
worden  van  lievig  dun  geplet  Goud-  of  Zilverblad 
zoodanige  figuren  geknipt  of  uitgefneden , die , wan- 
neer de  voorwerpen  voor  de  tweede  maal  aan  liet 
vuur  moeten  worden  blootgefteld , daarop  gebragt 
worden  door  middel  van  eene  fijne  tang,  wanneer 
deze  deelen  zich  in  het  vuur  bij  de  fmelting  van  het 
Email  vasthechten  en  daarmede  ten  inmgfte  vereeni- 
gen.  Ook  worden  nog  zelfs  aan  deze  Gouden  ver- 
fierfcls  onderfcheidene  kleuren  gegeven , door  op 
derzelver  verfchillende  deelen  iets  van  een  verfchil- 
lend  gekleurd  Email  te  doen , en  dit  daarmede  door 
lmelting  te  verbinden.  Het  Email  wordt  eindelijk, 
om  het  voor  alle  befchadiging  te  bewaren , nog  in 
zijn  geheel  met  eene  laag  fijn  Smeltglas  overdekt,  en 
alles  door  eene  laatfle  zachte  polijsting  ten  einde 
gebragt. 

Wanneer  dit  Email  verder  met  onderfcheidene  tee-  de  ftuk- 
keningen  zal  worden  voorzien,  moet  de  Schilder  zij- kenden * 
ne,  meestal  in  Lavendelolie  aangemengde  en  uit  bo- voorzien, 
vengenoemd  Smeltglas  en  Metaalverzuurfels  befiaande, 
kleuren  in  die  fchikking  op  het  Voorwerp  brengen , 
dat  zij,  na  de  volbiagte  gloeijing,  het  bedoelde  geheel 
uitmaken;  daar  hij  te  dien  einde  derzelver  verande- 
ring in  het  vuur,  door  ze  ieder  afzonderlijk  op  eene 
geëmailleerde  plaat  in  den  oven  te  doen  gloeijen , 
vooraf  behoorlijk  heeft  onderzocht.  De  omtrekken 
vervaardigt  hij  eerst  met  eenig  IJzerverzuurfel , het- 
welk ook  de  vereeniging  der  andere  kleuren  fchijnt 
voor  te  komen ; daarop  legt  hij  op  hetzelve  de  kleu-* 
ren  zelve,  en  eindelijk  de  fchaduwen;  tusfehenbei- 
den  nogtans  het  voorwerp  iedermaal  behoorlijk  op 
eene  ffoof  droogende , wanneer  het  eindelijk  eerst 
langzaam  , tot  de  vervlieging  en  verkoling  van  de 
Olie  toe , verwarmd , en  daarop  in  den  oven  ge- 
bragt en  zoodanig  verhit  wordt,  tot  dat  de  kleu- 
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ren  hare  kracht  hernomen  hebben,  en  het  voorwerp 
eene  glinsterende  of  heldere  oppervlakte  verkregen 
heeft.  Op  deze  wijze  wordt  deze  fchildering  en  gloei- 
jing  fomtijds  tot  5 malen  herhaald , en  daardoor  het 
geheel  tot  volmaking  gebragt;  de  teederfte  kleuren 
worden  ook  veelal  tot  op  het  laatfte  gefpaard , en 
ook  wel  deze  en  gene  niet  wel  uitgevallene  plaatfen 
op  nieuws  overdekt  of  verholpen.  Wanneer  een 
ituk  werks  bij  de  Emaillering  niet  wel  mogt  geluk- 
ken , of  men  wil  om  andere  redenen  het  Email  van 
het  Goud  afzonderen  , zoo  overdekt  men  het  ftuk 
met  een  poeder,  dat  zamengefteld  is  uit  Keuken- 
zout , Salpeter  en  Aluin ; wanneer  men  het  in  den 
oven  gloeijend  maakt,  en  daarop  eensklaps  in  koud 
water  werpt , waardoor  het  Email  van  het  Metaal 
zal  affpatten.  — Veel  is  hier  nogtans  in  deze  kunst, 
hetgeen  zich  de  werkmeester  door  langdurige  onder- 
vinding moet  eigen  maken ; veel  is  er  nog , hetgeen 
de  Scheikunde  niet  volkomen  in  dezen  verklaren 
kan ; doch  het  moeijelijke  van  deze  kunst  wordt 
dubbel  beloond  door  de  mate  van  fcheonheid , 
glans,  verhevenheid  en  duurzaamheid,  die  zij  aan 
de  voorwerpen , die  door  haar  behandeld  zijn , me- 
dedeelt en  daar  mede  in  den  krachtvolften  luister 
prijken  doet.  (*) 

Er 

(*)  De  beroemde  Neri  en  Kunckel,  alsmede  Brong- 
niart,  in  het  IXde  deel  der  Annales  de  Chimie,  1791,  p. 
192,  en  de  Heer  Clouet  in  hetxxxivfte  deel  van  dezelve, 
an  vin , p.  200 , hebben  omtrent  die  onderwerp  breedvoerig 
gehandeld , en  kunnen  aan  desbegeerenden  meer  licht  ver- 
lchaffen ; ook  in  het  algemeen  Woordenboek  van  M.  N.  C h o- 
mel,  1778,  IIe  deel,  bï.  627,  op  het  woord  Emailleren, 
vindt  men  meerdere  aanwijzing  omtrent  de  werktuigelijke  bc- 
handeling  der  voorwerpen  en  eene  afbeelding  der  ovens.  Van 
bijzonder  belang  fchijnt  ook  dé  Verhaudeling  van  A.  Br  o ng- 
11  i art  te  zijn,  die  overgenomen  en  met  aanmerkingen  ver- 
rijkt 
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Èr  wordt  van  het  Goud  nog  een  nuttig  gebruik  Staalfolde* 
gemaakt,  door  hetzelve  aan  te  wenden  als  een  fol-^d  0or 
deerfel  voor  fijne  Staalvverken ; als  wordende  deze 
Metaalftof  door  het  Goud  in  het  vuur  aan  elkander 
gehecht , waardoor  hetzelve , bij  kostbare  werktui- 
gen , dikwijls  een  zeer  voortreffelijk  middel  ter  ver- 
eeniging  daarftelt. 

Offchoon  nu  verder  , in  dit  hoofdftuk , alleen  mei-  De  kleur 
ding  te  maken  is  van  de  toegepaste  aanwending 
het  Goud,  zoo  zoude  hier  de  behandeling  van  deken, 
kleuring  van  dit  Metaal  ongefchikt  kunnen  gerekend 
worden ; doch  daar  het  bij  de  werking  der  Zuren  op 
het  Goud  ook  niet  al  te  wel  kon  worden  gevoegd, 
en  het  nogtans  eene  fcheikundige  bewerking  van  des- 
zelfs  oppervlakte  genoemd  kan  worden , en  het  in- 
tusfchen  geen  bijzonder  hoofdftuk  gefchikt  konde  in- 
ruimen , hebben  wij  het  liever  als  een  aanhangfel  bij 
dit  laatfte  hoofdftuk  willen  voegen.  Wanneer  het 
Goud,  namelijk,  onder  de  behandeling  en  vorming  tot 
een  ftuk  werks,  door  gloeijing,  foldering  en  andere 
bewerkingen  , geheel  onzuiver  en  zonder  eenige 
fchoone  glanzende  kleur  voorkomt,  dan  dienen  niet 
alleen  deze  onreinigheden  weggenomen  , maar  ook 
aan  hetzelve  zijne  behoorlijke  kleur  en  zijnen  fchoonen 
glans  wedergegeven  te  worden.  Om  dan  dit  oogmerk  te 
bereiken , wordt  de  volgende  behandeling  gemeenlijk 
in  het  werk  gefteld.  Het  afgewerkte  ftuk  Gouds  wordt 
in  eene  ftappe  oplosfing  van  ruwen  Wijnfteen , of 
wel  in  een  zeer  verdund  Salpeterzuur , afgekookt,  om 
alle  onzuivere  en  in  deze  Zuren  oplosbare  deelen  weg 
te  nemen , en  het  Metaal  tot  de  werking  voor  de  na- 
der 

i 

lijkt  is  door  den  Hr.  G.  F r i c k , in  het  MagaZin  aller  neue- 
ften  Erfindungen,  von  Hermbfcadt,  Kiihn  und  Baum* 
gartner,  VIIB  Band,  iftes  Stiick,  S.  272. 
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der  gebezigde  Kleurmengfels  zoo  veel  gefchikter  te 
maken.  Mogelijk  oefenen  deze  Zuren  op  de  in  het 
Goud  bevatte  Zilver-  en  Koperdeelen  eenige  werking 
uit,  of  losfen  ten  minste  de  eenigzins  verzuurde  dee- 
len  van  de  laatfte  op.  Zeer  onderfcheiden  zijn  nu 
de  voorfchriften  voor  de  verfchillende , tot  dit  oog- 
merk dienende , Kleurmengfels , waarvan  wij  hierflechts 
de  voornaamften  zullen  mededeelen.  Eene  zooge- 
naamde witte  kleur  wordt  bereid  uit  gelijke  deelenvan 
tot  poeder  gebragten  Aluin , Keukenzout  en  Salpe- 
ter, waarmede  het  bevochtigde  werk  beftrooid  wordt, 
en  dan  op  een  helder  kolenvuur  zoodanig  verhit, 
dat  dit  poeder  eene  hoog  gele  kleur  verkregen  heeft. 
Het  werk  wordt  alsdan  gelescht  in  zuiver  water,  om 
de  aan  hangende  zoutige  ftof  af  te  weeken ; en  wan- 
neer het  dan , na  de  afborsteling , eene  goede  kleur 
bekomen  heeft  , is  eene  tweede  gelijke  behandeling 
minder  noodig.  Wanneer  kleinere  voorwerpen  ge- 
kleurd moeten  worden , zoo  kunnen  deze  in  eenen 
kroes  met  deze  kleurftof  omgeven , en  tot  fmelting 
en  geelwording  van  dezelve  verhit  worden , wanneer 
dezelve  eene  zeer  goede  kleur  erlangen , zoo  als  veel- 
al bij  de  munten , gedenkpenningen  en  andere  vaste 
Gouden  voorwerpen  wordt  in  het  werk  gefield.  Men 
ziet  uit  de  zamenftelling  van  het  genoemde  kleurpoe- 
der , dat  de  werken  door  deze  behandeling  eene  foort 
van  Cementatie  ondergaan , en  ook  daardoor  het 
Goud  eenig  verlies  te  duchten  heeft;  doordien  hier 
een  dampvormig  Salpeter- Zoutzuur  onder  het  gloei- 
jen  der  kleurftof  ontwikkeld  wordt , uit  hoofde  het 
Zwavelzuur  van  den  Aluin , zich  met  de  Soda  en  de 
Potasch  van  de  beide  andere  Zouten  voegende,  het 
Salpeter-  en  Zoutzuur  van  dezelve  doet  vrijworden; 
welke  beide  vereenigde  Zuren  het  Koper,  Zilver  en 
zelfs  het  Goud,  te  meer,  als  dezelve  Hechts  eenig- 
zins  mogten  aangedaan  , of  verzuurd  zijn  geweest. 
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wegnemen , en  hetzelve  daardoor  in  eenen  geheel  zui- 
veren en  Metallieken  toeftand  achterlaten. 

Tot  kleuring  van  zoodanige  genoemde  vaste  voor-  Nog  ardcre 
werpen,  worden  ook  nog  andere  mengfels  opgege-^ryj^lrften 
ven,  die  op  dezelfde  wijze  bijna  werken,  doch  dik- mengfels. 
wijls  wel  eens  van  1 tot  meerdere  duizencften  Goud 
rooven;  zoo  als  b.  v.  een  mengfel  van  4 a 5.  deelen 
Ammoniakzout , 2 a 3 deelen  Salpeter  en  1 a 2 dee- 
len Zwavelzuur  Ijzer ; of  4 deelen  Ammoniakzout  en 
i deel  Loodverzuurfel.  Een  zoogenaamd  nat  groen 
kleurfel  wordt  zamengefleld  door  2 deelen  Salpeter, 

I deel  Ammoniakzout  en  2 deelen  Zwavelzuur  Ijzer, 
door  middel  van  Azijn,  op  een’  Heen  tot  eene  pap 
tc  wrijven , met  dewelke  men  de  afgekookte  voor- 
werpen beftrijkt,  in  het  vuur  behandelt  en  aflescht. 

Dergelijke  mengfels  worden  ook  nog  veelal  met  bij- 
voeging van  Spaansch  groen  , Aluin  of  Keukenzout 
daargefteld,  die  echter  gemeenlijk  eene  gelijke  wer- 
king als  de  vorigen  hebben.  Tol  de  vergulde  wer- 
ken is  een  mengfel  van  gelijke  deelen  Spaansch  groen , 

Salpeter  en  Zwavelzuur  Ijzer,  met  zuiver  water  tot 
eene  pap  gemaakt,  zeer  dienstig;  waarbij  echter, 
naar  de  meerdere  of  mindere  zware  vergulding  der 
voorwerpen  , gemeenlijk  Hechts  § gedeelte  Ammoni- 
akzout gevoegd  wordt,  omdat  het  verguld  door  dit 
Zout  bijzonder  wordt  aangetast  en  daardoor  te  veel 
lijden  zoude. 

De  voorwerpen , aldus  gekleurd  zijnde , moeten  nu  De  voor- 

nog  doof  het  Bruineerftaal , veelal  onder  bevochti- w,erPen  na 
....  . . . , kleuring  te 

ging  van  eenigen  Azijn,  met  eenen  helderen  glans  hellen, 
worden  voorzien , om  nog  ten  laattte  door  eene  ko- 
king  geheld,  dat  is,  met  eene  heldere,  fcboone,  gele 
kleur  voorzien  te  worden.  Men  neemt  gewoonlijk 
tot  dit  laatfte  oogmerk  een  mengfel  van  1 deel  Zwa- 
vel, i deel  ruwen  Wijn  Heen , 2 deekn  Keukenzout 
en  J deel  Kurkuma -poeder , behoorlijk  onder  elkan- 

P 2 der 


22" 


DE  KLEURING  van  het  GOUD. 


der  gemengd,  hetwelk  alsdan  in  eene  koperen  fchaal 
gekookt  wordt  met  12  a 16  deden  water,  waarbij  een 
weinig  Salpeterzuur,  tot  eene  ligte  zuurheid  toe, 
gevoegd  is.  Het  voorwerp  wordt  in  dit  kokend  meng- 
i*d  door  middel  van  eenen  draad  nedergelaten  en  inge- 
dompeld, wanneer  men  hetzelve  bij  tusfehenpoozing 
in  zuiver  water  werpt,  om  de  kleur  te  kunnen  beoor- 
deelen,  en,  deze  voor  goed  gehouden  zijnde,  wordt 
het  Ruk  werks  eindelijk  onder  eene  Zachte  verwar* 
ming  afgedroogd,  en  tot  verder  gebruik  dienftig  ge- 
maakt. Het  is  zeer  nuttig  , om  de  Rerkte  van  dit 
hellend  mengfel  vooraf  met  een  klein  Rukje  Goud  of 
Verguld  te  beproeven  , omdat  een  te  flap  mengfel 
geenen  dienst  kan  doen , en  een  te  Rerk  het  voor- 
werp ras,  door  eene  te  hoog  donkere,  zelfs  zwarte 
kleur,  ligt  bederven  kan.  — Wat  gefchiedt  hier  nu 
in  deze  bewerking?  — Wat  nut  zal  hier  de  Zwavel 
doen  in  een  zuur  mengfel,  waarin  geene  de  minste 
oplosfing  van  dezelve  kan  plaats  hebben?  — Heeft 
hier  weder  eene  werking  van  verdund  Salpeter* ZouK 
zuur  plaats , uit  het  keukenzout  en  het  bijgevoegde 
Salpeterzuur  ontwikkeld , daar  ook  anderen  zich  hier , 
iu  plaats  van  Salpeterzuur,  van  den  het  Zwavelzuur 
bevattenden  Aluin  bedienen?  — Wat  zal  het  Rappe 
WijuReenzuur  anders  -vermogen , dan  op  de-  aanhatf- 
gende  Koperdeelen  te  werken  — en  hoe  kan  eene 
zwakke  plantenkleurRof  van  de  Kurkuma  vast  en 
fcheikundig  met  het  Goud  verbonden  worden  ? — 
De  ondervinding  bevestigt  nogtans  dagelijks  de 
kracht  van  deze  mengfels,  en  offehoon  dezelve  niet 
allezins  regelmatig  kunnen  worden  verklaard,  zijnder- 
zelver  nuttigheid  en  onmisbaarheid  desniettemin  vol- 
komen bewezen. 

Hoedanig  nu  Daar  wij  nu  reeds  zoo  even  hebben  opgemerkt,  dat 
de  door 'deze  de  zoogenaamde  mengfels,  om  het  Goud  te  kleuren 
opgdoMo  en  te  hellen,  niet  alleen  op  het  bijgemengde  Zilver  en 
L.uud-  dï  Zil*  Ko- 
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Koper  werkten  •,  maar  ook  fomtijds  liet  Goud  zcifv’-decicn  uv* 
eenigermate  aantastten,  zoo  is  het  niet  ondkiïftig , nfJlen®  VCl'4’ 
met  een  woord  te  herinneren  , om  dit  al  zoo  ge- 
roofde Goud  en  Zilver  uit  de  daartoe  gebruikte  voch- 
ten weder  te  voorfchijn  te  brengen , hetgeen  , vooral 
bij  eene  uitgebreide  behandeling  van  dat  Metaal,  nog 
al  van  eenig  belang  te  houden  is.  — Al  de  bovenge- 
noemde vochten  , hetzij  daarin  de  voorwerpen  ge- 
kookt, of  gelescht  zijn,  worden  dan  in  vaten  bijeen- 
verzameld, en  het  heldere  gedeelte  van  de  bezinkfels 
op  een  gefchikte  wijze  afgegoten;  deze  bezinkfels 
daarop  afgewasfchen  , en  dit  vocht  bij  het  overige 
heldere  gevoegd.  Bij  dit  verzameld  vocht  wordt  nu , 
naar  mate  van  deszelfs  hoeveelheid , eene  oplosfing  van 
versch  bereid  Zwavelzuur  Ijzer  gevoegd  , waarvan 
men  iéder  deel  als  genoegzaam  rekenen  kan , om  | deel 
Gouds  te  doen  nederploffen.  Door  bijvoeging  van 
deze  oplosfing  en  omroering  van  het  mengfel , ziet 
men  weldra  de  vloeiftof  eene  bruin- gele  kleur  aanne- 
men , door  het  affcheiden  van  de  fijne  Gouddeelen 
veroorzaakt  wordende.  Na  twee  dagen  tijds  wordt 
het  helder  geworden  vocht  voorzigtig  van  het  neder- 
geplofte  Goud  afgezonderd  , en  dit  nederploffel  eerst 
afgewasfchen  met  een  zeer  verdund  Zwavelzuur,  en 
daarop  met  gewoon  zuiver  water.  Wanneer  nu , door 
bijgieting  van  een  weinig  Zwavelzure  IJzeroplosfing 
bij  het  afgegoten  helder  vocht,  blijkt,  dat  er  geene 
Gouddeelen  meer  in  hetzelve  voorhanden  zijn,  dan 
wordt  hetzelve  weggeworpen , en , in  het  tegenover- 
flelde  geval,  op  nieuws  met  eene  Zwavelzure  IJzer- 
oplosfing behandeld.  Dit  zoo  evengemelde  fijne  Stof- 
goud wordt  verzameld  , in  eene  zachte  warmte  ge- 
droogd , en  in  een  kroesje , met  bijvoeging  van  een 
weinig  Salpeter  en  Borax,  bijeen  gefmoltcn,  wanneer 
hetzelve  een  vrij  zuiver  Goud  zal  daarftellen.  Het 
eerstgenoemde  bezinkfel , waarvan  het  Goud-houdend 
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vocht  is  afgegoten , wordt  na  de  drooging  met  Sal- 
peter gemengd  en , bij  gedeelten , in  eenen  gloeijen- 
den  kroes  tot  volkomene  fmelting  geworpen,  wan- 
neer het  overblijffel  meestal  uit  Zilver  zal  beltaan, 
hetgeen  nog  doorgaans  20  D.  aan  Goud  zal  bevat- 
ten. — Wij  zouden  hier  nog  ten  Hotte  gefchikte  ge- 
legenheid hebben , om  over  de  Soldering  en  Gieting 
van  het  Goud,  offchoon  meer  tot  de  werktuigelijke 
bewerkingen  behoorende  , te  fpreken  ; doch  willen 
liever,  om  onnoodige  herhaling  voor  te  komen,  daar- 
van eenige  melding  maken  bij  de  behandeling  van  het 
Zilver. 


AF  D E E L IN  G III. 


OVER  HET  ZILVER. 


HOOFDSTUK  I. 

Gefchiedenis  en  Natuurlijke  toejland  van  het  Zilver . 

JJ et  Zilver  is  ook  reeds,  even  als  het  Goud,  bij . Het  zilver 
de  oudfte  volken  bekend  geweest,  en  ook  desze lfs^ng00^kree^ls 
bijzondere  ontdekking  is  door  geene  overlevering  met  geweest, 
eenige  zekerheid  tot  ons  overgekomen,  liet  fchijnt 
echter  fpoedig , door  zijne  zeldzaamheid  , fchoonheid 
en  andere  voortreffelijke  hoedanigheden,  het  voorwerp 
van  algemeen  onderzoek  en  bewerking  geworden  te 
zijn.  Het  was  ook  bovendien  niet  vreemd , dat  zeer 
vele  kunftenaren,  die  reeds  vele  andere  Metalen  ge- 
fchikt  verwerken  konden , en  in  hunne  Metaalmeng- 
fels  fomtijds  fporen  van  de  witheid  en  andere  in  het 
oog  loopende  hoedanigheden  van  het  Zilver  ontdek- 
ten, op  het  denkbeeld  kwamen,  om,  door  de  behan- 
deling van  deze  verfchillende  Metalen , het  meer  edele 
Zilver  te  doen  geboren  worden.  Van  hier  dus  reeds 
dat  vroege  zoo  algemeene  denkbeeld  bij  de  oudfte 
Scheikundigen,  om  met  al  hun  vermogen  de  bekende 
witte  Metalen  in  het  meer  zuiver  Zilver  te  doen  her- 
fcheppqn.  Deze  zijn  natuurlijk  door  eene  reeks  van 
vergeeffche  pogingen  te  leur  gefteld  , maar  hebben 
desniettemin,  als  met  verdubbelden  ijver , hunne  proef- 
nemingen en  onderzoekingen  voortgezet;  te  meer, 
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daar  dit  Metaal  fpoedig  in  waarde  toenam , en  weldra 
als  de  algemeene  vertegenwoordiger  en  maat  (taf  van 
de  waarde  van  alle  andere  voorwerpen  van  natuur 
en  kunst  optrad.  Het  is  als  uit  de  menigte  van  al 
deze  voornoemde  taliooze  mislukte  ondernemingen , 
dat  de  latere  Scheikundigen  hunne  eerfte  daadzaken 
hebben  bijeenverzameld,  en  de  bouwftoffen , als  het 
ware  , vergaderd  tot  daarftelling  van  de  kennis  en 
gefchiedenis  van  dit  edele  Metaal.  — Offchoon  nu  bij 
de  voornoemde  oude  Scheikundigen  het  Zilver  'eene 
genoegzaam  belangrijke  waarde  had,  moest  het  ech- 
ter bij  hen  voor  die  van  het  Goud  te  regt  onderdoen ; 
en  gelijk  zij  dan  ook  dit  laatfte  Metaal  door  het  beeld 
van  eenen  cirkel  uitdrukten , en  het  als  met  de  vol- 
maaktheid der  Zon  vergeleken,  zoo  was  flechts  een 
halve  cirkel  of  wel  het  beeld  der  Maan  genoegzaam , 
om  daardoor  dit  tweede  iets  minder  voortreffelijk  Me- 
taal aan  te  wijzen.  Wanneer  zij  nu  Hechts  door  hun- 
ne kunstmatige  bewerkingen  de  uiteinden  van  dezen 
halven  cirkel  als  aan  elkander  konden  doen  brengen , 
alsdan  was  , naar  hunne  mening,  de  volmaking  van 
dit  Metaal  voldongen , en  het  Zilver  in  het  volko- 
men Goud  herfchapen.  Intusfchen  bewerkten  de 
meer  verlichte  en  nuttige  Mijnflofkundigen , zonder 
ophouden  , de  ruwe  Zilver- ertfen  , leerden  dezelve 
zuiveren , fcheiden  en  met  andere  Hoffen  en  Metalen 
te  verbinden,  en  gaven  , door  deze  hunne  zoo  belang- 
rijke werkzaamheden , niet  alleen  eene  meerdere  uit- 
breiding aan  dit  nuttig  Metaal , maar  leverden  daar- 
door tevens  zoo  vele  bijdragen  tot  de  volmaking  van 
deszelfs  meer  bepaalde  fcheikundige  kennis  en  geaard- 
heid op. 

Wie  hebben  Even  als  met  het  Goud,  hebben  zich  ook  met  het 
zich  bijzonder  £iiver  een  groot  aantal  Scheikundigen  bezig  gehou- 
zoek  van  het  den,  en  ook  vele  der  boven  bij  het  Goud  reeds  ge- 
Ziiver  be-  noemde  Geleerden  hebben  ook  het  hunne  toegebragt 
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tot  uitbreiding  van  de  kennis  van  dit  Metaal.  Als 
Metaalonderzoekers  zijn  echter , onder  zoo  veie  ande- 
ren , H e n c k e 1 , C r a m e r , Lehman,  Kunckd, 

He  Hot  en  Ti  11  et  te  noemen;  Bergman  heeft 
meer  bijzonder  deszelfs  ertfen  op  den  natten  weg  on- 
derzocht , terwijl  Lewis  het  meer  in  betrekking 
tot  deszelfs  gebruik  in  de  kuusten  heeft  behandeld. 

Homberg  en  Macquer  hebben  met  vele  be- 
zorgdheid de  verzutirbaarheid  van  het  Zilver,  even 
als  die  van  het  Goud,  onderzocht;  terwijl  van  Ma* 
rum  door  de  Elektrieke  vonk  deze  daadzaak  voldong. 

Ook  Berthollet  leerde  de  zoo  zeldzame  en  ont- 
zettende werking  van  het  Donderzilver  kennen;  ja, 
van  tijd  tot  tijd  hoopten  zich  de  verfchillende  werk- 
zaamheden en  ontdekkingen  van  onderfcheidene  nieu- 
were Scheikundigen  omtrent  dit  Metaal  zoodanig  op , 
dat  het  weldra  in  eenen  luister  en  glans  te  voor- 
fchijn  is  gekomen  , hoedanig  het  voormaals  nimmer 
gekend  was,  en  tegenwoordig  bijna  weinig  te  wen- 
fchen  o verlaat. 

Ten  einde  nu  ook  eenig  denkbeeld  van  den  na-  z\\ver. 
tuurlijken  toeftand  van  het  Zilver  te  erlangen,  zul- ertfen  in  hei 
len  wij  in  de  eerfte  plaats  deszelfs  ertfen  in  het  al-algenieen* 
gemeen  befchouwen  , daarop  derzelver  bijzondere 
foortèn  nagaan , terwijl  wij  daarbij  eindelijk  eene  kor- 
te opgaaf  van  de  Zilvermijnen  zullen  voegen.  De 
Zilverertfen  , van  welk  eene  foort  zij  ook  mogen 
zijn , ibevinden  zich  meestal  in  de  eerfte  oorfpron- 
kelijke  gronden  of  aardlagen;  offehoon  men  ze  ook 
fomwijlen  in  aderen  (filoiis)  van  de  tweede  gronden 
ontmoet ; terwijl  zij  bijna  nooit  in  de  aangefpoelde 
gronden , of  in  die  van  de  overgangsgronden  gevonden 
worden.  Zij  vertoonen  zich  zeer  zeldzaam  in  den  Gra- 
niet; maar  worden  meer  gewoonlijk  in  de  lcheuren 
van  vele  rotfen , die  men  van  eene  latere  vorming 
dan  den  Graniet  houdt,  gevonden;  waarom  men  ook 
P 5 het 
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het  Zilver  als  een  minder  oud  Metaal , dan  het  Goud, 
Wolfram  eix  Tin  befchouwt.  — Het  Zilver  der  twee- 
de gronden  is  zeer  zelden  gedegen,  maar  komt  meest 
als  een  Glas  achtig  of  Rood  Zilvererts  voor,  en  als 
zoodanig  dikwijls  met  gezwaveld  Lood  , Koper  , 
Kwik  en  Spiesglans  vereenigd.  Het  Zilver  heeft  tot 
zijne  gangen  zeer  verfchillende  doffen.  Men  vindt  het, 
of  gedegen,  of  verertst,  in  den  Kwartsdeen,  Vuur- 
fteen  , Jaspis  , Pekfteen  , Hoorndeen  , Talk  - en 
Serpentljndeen  , in  de  Kolenzure  en  Vloeifpaathzure 
Kalkaarde  , gezwavelde  Zwaaraarde  en  dergelijken. 
Somtijds  is  het  ook  zeer  naauw  verbonden  met  het 
zoogenaamde  Bergkurk,  of  gevlochten  Asbest.  Het 
Zoutzuur  of  Chlorine  Zilver  fchijnt  tot  de  ertsfoor- 
ten  van  eene  nieuwere  vorming  te  behooren  ; deze 
bellaat  altijd  de  hoogde  plaatfen  der  gangen  , en  ver- 
gezelt aldaar  gemeenlijk  de  bewerktuigde  doffen , die 
daar  voorhanden  zijn.  Somtijds  komt  het  Zilver  als 
een  Kalk , of  in  eenen  verzuurden  toedand  , in  de 
holligheden  der  aders  , met  IJzer-houdende  Kleiaar- 
den vereenigd  voor , en  alsdan  geven  deze  ertfen  ui- 
terlijk weinige  bewijzen  van  Zilver,  maar  leveren  in- 
tusfchen  bij  de  verdere  bewerkingen  en  een  nader  on- 
derzoek eene  genoegzame  hoeveelheid  van  hetzelve  op. 
Voor  het  overige  meent  men  verder  te  hebben  op- 
gemerkt , dat  men  over  het  algemeen  het  Zilver  meer 
> in  koudere  dreken  vindt,  terwijl  men  het  Goud  ge- 
woonlijk meer  in  warme  oorden  aantreft.  Zoo  im- 
mers zijn  de  voornaamde  Zilvermijnen  in  Zweden  en 
Noorwegen  in  de  omdreken  van  den  noordpool ; ter- 
wijl intusfehen  diegene  , die  in  de  warme  gewesten 
voorhanden  mogten  zijn,  bijna  altijd  gevonden  wor- 
den op  de  hoogde  immer  met  ijs  en  fneeuw  bedekte 
toppen  der  gebergten.  — In  het  algemeen  noemen  de 
mijnwerkers  alle  die  ertfen  Zilverertfen  , waarin  de 
hoeveelheid  Zilver , die  de  andere  Metalen  vergezelt , 
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de  waards  overtreft  van  deze  daarbijgevoegde  Meta- 
len. Bij  de  Mijnftofkundigen  is  echter  alleen  , in 
den  meer  ftrikten  zin,  datgene  een  Zilverens,  het- 
geen Hechts  in  hoeveelheid  de  overige  daarmede  ver- 
eenigde  deelen  overtreft;  ofTchoon  dan  ook  het  getal 
van  Zilverertfen,  in  die  beteekenis,  zeer  gering  kan 
gezegd  worden. 

Deze  verfchillende  Zilverertfen  worden  nu  door  on-  Soorten  vao 
derfcheidene  Delfftofkundigen  tot  verfchillende  afdee-ZiIvCiertfeD' 
lingen,  afhangende  veelal  van  het  gezigtspunt,  waar- 
uit dezelve  befchouwd  worden , gebragt  , en  waar- 
van wij  ons  in  dezen  meer  bijzonder  bepalen  zullen  tot 
de  meer  fcheikundige  rangfchikking  van  Thomfon, 
als  onder  velen  zeer  doelmatig  voorkomende.  De  Zil- 
verertfen worden  dan,  volgens  dezen  Geleerde,  in 
de  volgende  gedachten  afgedeeld,  welke  ieder  weder 
hunne  bijzondere  foorten  bevatten , namelijk : I.  Al- 
liëringen,  II.  Verzwavelingen , III.  Verzuurfels,  IV. 
Chlorineverbindingen  en  V.  Zoutachtige  verbindin- 
gen. 

I.  De  Zilveralliëringen  bevatten  de  volgende  foor-  De  Alliëriti’ 
ten:  als  gen;—  dezui- 

i.  Den  zuiveren  of  gedegenen  Zilverens,  die  aldus  erts.  er’ 
genoemd  wordt,  omdat  dezelve  het  Zilver  in  eenen  bij- 
na zuiveren  Metallieken  toeftand  bevat , en  ook  de  voor- 
naamfte  gedeelten  der  rijkfte  Zilvermijnen  van  onzen 
Aardbol  uitmaakt.  Men  vindt  denzelven  echter  meer 
bijzonder  in  de  Amerikaanfche  mijnen  van  Peru,  Mexi- 
co en  Potofi , in  die  van  Koningsbergen  in  Noorwe- 
gen , te  Schlangenberg  in  Siberië  , te  Andréasberg 
op  den  Hartz , en  te  Guadalcanal  in  Spanje.  De  gan- 
gen van  dezen  Zilverens  zijn  zeer  verfchillende , en 
men  vindt  dezen  erts  bijna  in  alle  foorten  van  dee- 
nen,  hetzij  als  in  derzelver  fcheuren  als  ingelekt, 
hetzij  als  op  derzelver  oppervlakte  als  aangegroeid , 
of  met  dezelve  als  tot  een  deeg  gevormd.  Deze  erts 

komt 
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komt  in  zeer  vcifchillende  vormen  voor,  dan  eens  in 
kleine  Rukjes  of  plaatjes  , dan  eens  als  gekristallizeerd 
in  teerlingen  , of  zes-  acht-  of  twaalfhoeken  ; dan 
eens  is  hij,  in  de  gedaante  van  bladen  of  draden,  zoo- 
danig aan  elkander  gehecht  of  te  zamen  vereenigd, 
dat  dezelve  zich  als  fchoone  boomtakken  of  loofwerk 
voordoet,  en  dan  onder  den  naam  van  Dendriten  be- 
kend is.  Ook  vindt  men  het  gedegen  Zilver  als  rol- 
ronde of  omgedraaide  draden,  die  van  de  dikte  van 
een  haar  tot  die  van  eenen  vinger  opklimmen.  Des- 
zeifs  kleur  is  aanzienlijk  wit , fomtijds  eenigzins  mat  of 
als  beflagen  , en  zijn  glans  Metalliek.  Dezelve  is 
meestal  harder , dan  het  Goud , en  matig  fmeedbaar. 
Zijne  eigendommelijke  zwaarte  wordt  op  io  , tot 
10,338  gerekend.  Buitendien  is  dezelve  meestal  met 
0,03  tot  0,05  deelenGoud,  Koper,  Arfenik  of  Spies- 
glans vereenigd.  Offchoon  deze  erts  gewoonlijk  , gelijk 
wij  boven  hebben  opgemerkt,  in  kleinere  Rukken  of 
dendriten  voorkomt , zoo  zijn  er  nogtans  fomwijlen 
aanzienlijke  klompen  van  denzelven  voorhanden.  Zoo 
fpreekt  men  van  een  Ruk,  hetwelk  te  Koningsbergen 
in  Noorwegen  gevonden  zoude  zijn , ter  zwaarte  van 
100  N.  ponden,  en  te  Schnééberg,  in  Meisnie , zou- 
de zelfs,  zoo  er  namelijk  geene  dwaling  of  vergroo- 
ting  bij  mag  plaats  hebben  gehad , een  Ruk  van  1000 
dergelijke  ponden  gevonden  geweest  zijn.  Te  Sainte 
Marie-aux- Mines  zijn  brokken  gevonden  van  24  tot 
38  N.  ponden  zwaarte , en  ook  te  Freiberg  in  Sakfen 
zoude  een  Ruk  gedegen  Zilver  van  meer  dan  60  N. 
ponden  gevonden  zijn.  Agricola  vermeldt,  ten 
bewijze  van  den  toenmaligen  overvloed  van  het  Zil- 
ver in  Sakfen,  dat,  bijgelegenheid  van  een  Tournooi- 
feest  te  Nordhaufen,  onder  den  Hertog  Hendrik, 
aan  de  overwinnende  Ridders  Gouden  en  Zilveren 
bladen  waren  uitgereikt  van  eenen  aldaar  uit  dit 
kostbaar  Metaal  vervaardigden  en  opgerigten  boom. 

2.  Het 
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2.  Het  Goud- houdend  Zilver  is  meer  zeldzaam,  ^ G1°U z wei" 
en  wordt  voornamelijk  gevonden  te  Koningsbergen ert^c 
in  Noorwegen , en  te  Schlangenberg  in  Siberië.  Des- 
zelfs  kleur  is  witachtig,  iets  naar  het  gele  hellende, 
en  zijn  glans  is  Metalliek.  Dezelve  is  zacht  en  fmeed- 
baar,  en  van  eene  eigendommeüjke  zwaarte  van  10,6. 

Naar  Fordyce,  zoude  de  Noorweegfche  erts  0,28 
deelcn  Goud  bevatten,  en  de  Siberifche,  naar  Klap- 
rotli,  0,64  deelen  van  dat  Metaal. 

q.  De  Spiesglans -houdende  Zilvererts  wordt  meer  Spiesglans- 
bepaald  gevonden  in  de  Spaaniche  en  Duitlche  mij-vercm. 
nen,  en  in  het  bijzonder  te  Cafalle  bij  Guadalcanal, 
en  in  het  Vorstendom  Furstemberg  te  Vittichen  en 
Wolfach,  in  de  mijn  van  St.  Wenceslaus.  Dezelve 
komt  meestal  voor  in  de  gedaante  van  kleine  greinen 
of  ftukjes,  fomtijds  gekristallizeerd  in  vier-  of  zes- 
hoekige prismen  , waarvan  de  hoeken  in  de  lengte 
als  geftreept  zijn.  Dcszelfs  kleur  houdt  het  midden 
tusfehen  die  van  het  Zilver  en  het  Tin , en  deszelfs 
glans  is  Metalliek.  Hij  is  bovendien  zeer  zacht,  van 
eene  plaatswijze  breuk , zeer  breekbaar,  en  laat  zich 
meteenmesfnijden.  Deszelfs  eigendommelijke  zwaarte 
is  van  9,44  tot  10.  Voor  de  blaaspijp  behandeld, 
vervliegt  het  Spiesglans  als  een  grijze  damp , en  laat 
eene  donker  bruine  flak  over.  Op  deze  wijze  met 
eenige  Borax  gefmolten , verkrijgt  men  een  Zilverko* 
ren.  Aan  de  werking  van  het  Salpeterzuur  blootge- 
fteld,  wordt  deze  erts  met  een  witachtig  poeder  be- 
dekt, en  als  tot  eene  pap  gebragt.  Dezelve  beftaat 
uit  ongeveer  80  deelen  Zilver,  en  20  deelen  Spies- 
glans. 

4.  De  Arfenik- houdende  Zilvererts  is  ook  zeld-  Arfenik  hou- 
zaam , en  wordt  Hechts  bijzonder  in  Zwaben  , te  An-  Wendende  Zil- 
dréasberg  op  den  Hartz , gevonden.  Men  vindt  denzel- 
ven  meestal  als  in  kleine  ronde  korrels  verftrooid , of 
ook  in  prismen  of  piramidale  zeshoeken  gekristalli- 
zeerd. 
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zeerd.  Deszelfs  kleur  komt  nabij  aan  het  wit  van 
het  Tin;  deszelfs  glans  is  Metalliek,  en  breuk  plaats- 
wijze.  Deze  erts  is  zeer  zacht , breekbaar  en  van 
eene  aanmerkelijke  zwaarte.  Voor  de  blaaspijp  ver- 
vliegt de  Arfenik , en  dan  onderfcheidt  zich  deze  erts , 
door  deszelfs  Knoflookachtigen  damp , genoegzaam  van 
de  vorige  Spiesglans- houdende  ertsfoort.  Volgens 
Klaproth,  zoude  dezelve  beflaan  uit  ongeveer  13 
deden  Zilver,  4 deden  Spiesglans  , 35  deelen  Arfe- 
nik en  44  deelen  Ijzer. 

BrsmmMiou.  5.  Deze  erts  is  tot  nog  toe  niet  gevonden , dan 
ens?e  Zllvcr"eene  mijn  van  het  zoogenaamde  Zwarte  Bosch  in 
Duitschland.  Men  vindt  denzelven  als  verftrooid , en 
fomwijlen  als  gekristallizeerd  in  haarvormige  Kristal- 
len. Deszelfs  kleur  is  Loodachtig- grijs ; dezelve  is 
weinig  glanzend  , zacht,  breekbaar  en  met  eene  on- 
gelijke fijnkorrelige  breuk.  Deszelfs  beflanddeelen 
zijn  hoofzakelijk  Zilver,  Lood,  Bismuth  , Zwavel  en 
Ijzer. 

Gezwavelde  II.  De  gezwavelde  Zilverertfen  bevatten  ook  weder 
~ gewoon"  jkeeD'Se  f0OrteU  ’ 3ls 

gezwaveld Zil-  i.  Gewoon  gezwaveld  Zilver,  gewoonlijk  glas- 
ver#  achtig  Zilvererts  genoemd.  Deze  erts  wordt  bijna 

in  alle  mijnen  gevonden  ; doch  is  meer  bijzonder 
bekend  in  de  mijnen  van  Freiberg  , in  die  van  Jo- 
acbimsthal  in  Bohemen , van  Schemnitz  in  Honga- 
rije n , en  in  de  t Amerikaanfche  mijnen  van  Mexico. 
Dezelve  wordt  gewoonlijk  in  (lukken  gevonden , fom- 
tijds  ook  meer  draadvormig,  of  gekristallizeerd.  Des- 
zelfs Kristallen  zijn  dan  veelal  teerlingen  of  rhom- 
boidale  acht-  of  twaalfhoeken,  waarvan  de  hoeken 
en  randen  verfchillend  zijn  afgefneden.  Deze  erts 
bedekt  verfchillende  Zilver-  en  Loodertfen  , maar 
vormt  zelden  afzonderlijke  gangen.  Deszelfs  kleur 
is  Loodachtig- grijs  , fomtijds  naar  het  donker-zwarte 
of  matte  hellende ; deszelfs  glans  is  van  binnen  Me- 

tal- 
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talliek,  de  breuk  ongelijk  en  fijnkorrelig.  — Verder 
is  deze  erts  zacht,  buigbaar,  eenigzins  fmeedbaar, 
en  van  eene  zwaarte  van  6,90  tot  7,21.  Aan  eene 
zachte  warmte  blootgefteld,  vervliegt  de  Zwavel,  ter- 
wijl het  Zilver  als  omgedraaide  draden  achterblijft; 
en  tot  rood  worden  toe  verhit , fmelt  dezelve.  Deze 
erts  wordt  gerekend  te  beifaan  uit  85  deelen  Zilver  en 


15  deelen  Zwavel. 

2.  De  Gezwavelde  Spiesglans -houdende  Zilver-  Gezwavelde 
erts,  ook  wel  de  fcherpe  Zilvererts  genoemd,  wordt  hogende*  Zil- 
voornamelijk  in  Sakfen  en  Hongarijen  gevonden.  De- verens, 
zelve  is  méestentijd  in  draden  , en  vereenigd  met 

den  donker- rooden  Zilvererts.  Veelal  is  dezelve  in 
Hukken  voorhanden , of  ook  verfchillend  gekristalli- 
zeerd.  Deszelfs  kleur  houdt  het  midden  tusfchen  die 
van  het  Ijzer  en  het  Lood  ; van  buiten  is  dezelve 
glanziger  , dan  van  binnen  , en  deszelfs  breuk  is 
ongelijk.  Verder  is  dezelve  fcherp  of  ruw  in  het 
voorkomen , en  zeer  breekbaar.  Deszelfs  eigendom- 
melijke zwaarte  wordt  bepaald  op  7,208.  Voor  de 
blaaspijp  verdwijnt  de  Zwavel  en  het  Spiesglans , ter- 
terwijl  er  een  Metalliek  Ijzer- houdend  Zilverkoren 
overblijft.  Deze  erts  is  hoofdzakelijk  te  zamengefteld 
uit  67  deelen  Zilver,  12  deelen  Zwavel,  10  deelen 
Spiesglans  en  5 deelen  Ijzer. 

3.  De  witte  Zilvererts  fchijnt  ook  tot  de  Gezwa- 
velde Zilverertfen  te  moeten  worden  gebragt,  en  deze 
wordt  bijzonder  gevonden  in  de  mijn  van  Himmel- 
furst  in  Sakfen.  Dezelve  heeft  eene  Loodachtig-grijze 
kleur,  een’  Metallieken  glansen  eene  vereenigde breuk. 

Verder  is  hij  zacht,  breekbaar,  van  eene  eigendom- 
melijke zwaarte  van  5,322,  en  fchijnt,  in  verfchillende 
hoeveelheden,  te  zijn  zamengefteld  uitZilver,  Lood, 

Zwavel,  Spiesglans,  Aluinaarde  en  Ijzer. 

III.  Tot  de  Zilververzuurfels  wordt  in  het  algemeen  De  Zilver- 
(kcius  ééiie  foort  gebragt,  namelijk:  verauurfels;- 


de  roode  Zil- 
De  vererts. 
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De  roode  Zilvererts  , die  voornamelijk  in  vele 
Duitfche  mijnen  gevonden  wordt,  hetzij  in  Rukken, 
of  als  verRrooid,  of  als  gekristallizeerd.  Deze  foort 
wordt  echter  in  de  twee  volgende  onderfoorten  afge- 
deeld, waarvan  de  éérRe  genoemd  wordt  de  donker- 
roode  Zilvererts,  en  de  tweede  de  helder- roode  Zil- 
vererts. 

De  donker-  a,  Den  donker  - rooden  Zilvererts  vindt  men  ook 

roode  Zilver- . 
erts. 


in  Rukken,  verRrooid,  of  als  gelijkhoekige  prismen  ; 
met  zes  verfchillend  afgefnedene  zijden  gekristalli- 
zeerd. Deszelfs  kleur  houdt  het  midden  tusfehen 
het  roode  van  de  Cochenilje  en  het  grijze  van  het 
Lood.  Uitwendig  is  deze  erts  zeer  blinkend,  en  des- 
zelfs glans  Metalliek , of  ook  wel  eenigzins  met  die 
des  Diamants  overeenkomend ; van  binnen  is  deze  glans 
nogtans  eenigzins  zwakker  en  meer  Metalliek.  Des- 
zelfs breuk  is  meer  ongelijk  , dan  eens  fijn  — dan 
eens  grofkorrelig;  verder  is  deze  erts  in  Rukken  meer 
ondoorfchijnend , terwijl  de  gekristallizeerde  foorten 
half  doorfchijnend  genoemd  kunnen  worden.  Door 
ichaving  neemt  deze  erts  eene  roode  Cochenilje-kleur 
aan;  terwijl  dezelve  vrij  zacht  en  breekbaar  is,  en 
eene  eigendommelijke  zwaarte  van  5,56  tot  5,60 
heeft.  Voor  de  blaaspijp  gebragt,  verknapt  dezelve 
in  liet  begin  , wanneer  hij  daarop  Imelt  met  eene 
zachte  koking  , en  ontwikkeling  van  eenen  dikken 
Arlenik-  en  Spiesglans -houdenden  damp,  die  de 


Kool-geel  kleurt  , met  achterlating  van  een  Zilver 


broodje.  Bij  eene  trapswijze  opklimmende  hitte  ont- 
wikkelt zich  gewoonlijk  het  Zilver,  onder  den  vorm 


van  draden  of  dendriten. 


De  helder-  De  helder  -roode  Zilvererts  wordt,  even  als  del 
roode  Zilver- vorige , gevonden  in  Rukken,  of  verRrooid,  of  meers 
erts*  gekristallizeerd  in  fcherpe  prismen  met  zes  verfchil- 

kleur  g; 


lend  afgefnedene  zijden.  Deszelfs  kleur  gaat  van 
het  Karmijn- roode  tot  de  middelkleur  tusfeheu  het 


roo- 
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roods  van  de  Cochenilje , en  het  grijze  van  hetLood. 
Deszelfs  inwendige  glans  is  meer  Diamantachtig,  en 
klimt  op  van  het  weinig  blinkende  tot  het  zeer  blin- 
kende. Deszelfs  breuk  is  fomtijds  als  met  kleine 
holligheden  voorzien,  fomtijds  plaatswijze  of  korre- 
lig. De  gekristallizeerde  foorten  zijn  doorfchijnende , 
terwijl  dezelve  Hechts  op  de  randen  doorfchijnen- 
de zijn.  Ook  zijn  deze  ertfen  zacht,  breekbaar,  van 
eene  eigendommelijke  zwaarte  van  5,44  tot  5,59,  en 
worden  door  de  wrijving  eenigzins  elektriek.  Voor 
de  blaaspijp  fmelt  deze  erts  , wordt  zwart  en  ver- 
brandt met  eene  blaauwe  vlam , onder  ontwikkeling 
van  eenen  witten  iets  Knoflookachtigen  damp , met 
achterlating  van  een  Zil verbroodje.  Men  heeft  over 
de  wezenlijke  zamenflelling  van  deze  ertfen  langen 
tijd  in  het  onzekere  geweest , daar  de  oude  Scheikun- 
digen dezelve  meer  hielden  voor  eene  vereeniging 
van  Zilver,  Arfenik  en  Zwavel;  terwijl  intusfchen 
later  door  Klaproth  en  Vauquelin  genoegzaam 
is  aangewezen  , dat  deze  erts  ook  , wel  is  waar, 
uit  verfchillende  ffoffen  is  zam  en  gefield  , doch  dat 
deze  meeste  floffen  in  eenen  meer  verzuurden  toefland 
voorhanden  waren.  Als  eene  uitkomst  van  eenige 
ontledingen  , kan  dezelve  befchouwd  worden  als  be- 
flaande  uit  ongeveer  54  deelen  Zilver  , 16  deelen 
Spiesglans,  1 deel  Arfenik,  12  deelen  Zuurflof  en 
7 deelen  Zwavelzuur.  Deze  roode  Zilvererts  wordt 
in  zeer  vele  mijnen  gevonden ; doch  bijzonder  fchoon 
komt  dezelve  voor  in  eene  der  Boheemfche  Zilvermij- 
nen, onder  den  naam  van  de  Roos  van  Jericho,  waar 
dezelve,  iir  roode  knoppen,  op  de  bladeren  van  het 
Kalk-Spaath  zich  als  fchoone  vruchten  voordoet , en 
in  deze  koude  levenlooze  oorden  een  heerlijk  delfffof- 
felijk  Rozenbosch  als  daarllelt. 


IV 
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- IV.  Ook  de  Chlore -houdende  Zilvererts  bevat 
Hechts  ééne  hoofdfoort , meestal  voorkomende  , om 
zijnen  zachten  fnijdbaren  vorm , onder  den  naam  van 
Horenzilver , of  ook  wel  , naar  latere  denkbeelden , 
meestal  als  Zoutzuur  of  Chlorine  Zilver  bekend. 
Dezen  erts  vindt  men  gewoonlijk  te  Johanngeorgen- 
ftadt  en  Freiberg  in  Sakfen  , te  Allemont  in  Frank- 
rijk, te  Schlangenberg  in  Siberië  en  in  vele  Zuid- 
Amerikaanfche  mijnen.  Deze  foort  is  gewoonlijk  in 
gangen,  waarvan  zij  de  bovenfte  gedeelten  uitmaakt; 
veelal  is  zij  in  eenen  poederachtigen  Haat,  of  ook 
wel  in  den  vorm  van  kristallen  voorhanden.  De  kleur 
van  dezen  erts  is  parelgrijs , en  gaat  bij  de  blootHel- 
ling  aan  het  licht  in  het  zwarte  over.  Van  buiten  is 
dezelve  glanziger , dan  van  binnen ; ook  is  dezelve 
eenigzins  doorfchijnend  en  van  eene  ongelijke  breuk. 
Verder  is  dezelve  zacht , buigbaar  en  matig  breek- 
baar, terwijl  deszelfs  eigendommelijke  zwaarte  van 
4,75  tot  op  4,80  berekend  wordt.  Dezelve  is  zeer 
fmeltbaar  voor  de  blaaspijp , en  laat  zich  door  bijvoe- 
ging van  eenig  loogzout  ligt  herRellen.  Volgens 
Klap  rot  h,  bevat  deze  erts  hoofdzakelijk  68  deelen 
Zilver,  7 Zuurftof,  6 IJzerverzuurfel , 15  Zoutzuur 
en  eenige  Zwavel  en  Aluinaarde.  Ook  maakt  Klap- 
roth  nog  melding  van  eene  foort,  die  Hechts  uit 
76  deelen  Zilver,  7,6  Zuurftof  en  16,4  Zoutzuur 
zoude  beftaan. 

V.  Tot  de  Zilverzouten  brengt  Thomfon  Hechts 
het  Kolenzuur  Zilver , door  Selb  in  1788  gevonden 
in  de  mijn  van  VVenceslaus  in  Zwaben.  Dezelve  is 
dan  eens  in  Hukken , dan  eens  in  andere  ertfen  als  in- 
gezaaid. Deszelfs  kleur  is  zwart  of  do nker- grijs , des- 
zelfs fchaaffel  eenigzins  Metalliek  blinkend,  en  de 
breuk  ongelijk.  Dezelve  is  van  eene  aanmerkelijke 
eigendommelijke  zwaarte,  bruist  met  Zuren  op,  en 
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fmelt  gemakkelijk  voor  de  blaaspijp.  Volgens  S elb, 
zoude  deze  erts  72,5  deelen  Zilver,  15,5  Kolenzuur 
Spiesglans  en  12,  Kolenzuur  bevatten. 

Deze  verfchillende  ertsfoorten  worden  nu  in  onder- 
lcheidene  mijnen  van  onzen  aardbol  gevonden,  waar- zilvermijnen 
van  wij  de  voornaamften  hier  met  een  woord  zullen  van  Frankrijk, 
herinneren.  Men  vindt  in  Europa  dit  Metaal  in  de 
eerfte  plaats  in  Frankrijk,  waar  eene  mijn  te  Alle- 
mont  gevonden  wordt,  10  uren  van  Grenoble,  in 
het  Departement  van  Ifére , die  als  de  voornaamfte 
Zilvermijn  van  dat  land  te  houden  was,  doch  thans 
grootendeels  fchijnt  verwaarloosd  te  worden.  Deze 
is  in  het  jaar  1763  ontdekt,  ligt  tegen  den  top  van 
eenen  berg,  en  is  zamengefteld  uit  eenen  Glimmer- 
houdenden  en  Amphibolifchen  rgts , 2800  ellen  bo- 
ven het  waterpas  van  de  zee  verheven.  Deze  erts 
fchijnt  de  onnoemelijke  fcheuren  van  dezen  rots 
als  te  verzeilen  , en  loopt  door  denzelven  in  taL 
looze  aders , in  alle  rigtingen  verfpreid.  Men  vindt 
er  gedegen,  gezwavéld,  rood  en  Zoutzuur  Zilver; 
ook  is  dit  Metaal  wel  eens  als  verzuurfel  in  deszelfs 
Ijzer -houdende  Kleiaarde  voorhanden.  Dikwijls  is 
hier  deze  erts  vereenigd  met  Kobalt- , Spiesglans-  en 
Nickelertfen  , en  deszelfs  gangen  beftaan  veelal  uit 
de  evengenoemde  Kleiaarde  , Kolenzure  Kalk  met  As- 
best gemengd  , en  dergelijken.  De  aders  van  deze 
mijn  waren  bij  hunne  oppervlakte  veel  rijker,  dan  bij 
eene  meerdere  diepte.  Ook  vindt  men  nog  in  deze 
landftreek  eene  tweede  mijn  te  Sainte-Marie-aux- 
Mines , als  mede  eene  derde  te  Giromagny , beide  in 
Lotharingen. 

In  Duitschland  moet  in  de  eerde  plaats  Freiberg  Zilvermijnea 
in  Sakfen  genoemd  worden,  wiens  ftreken  als  metj^  1^,irs^h* 
Zilvermijnen  grootelijks  bedekt  zijn.  De  aders  zijn  Noo^ège/en 
meestal  zamengefteld  uit  Kwarts  , Kolenzure  ensPanJe* 
Vloeifpaathzure  Kalk , en  bevatten  doorgaans  gezwa- 
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veld  en  Zilver- houdend  Lood,  en  gezwavelden  en 
rooden  Zilvererts.  Ook  is  er  te  Annaberg  eene  mijn  , 
die,  volgens  Klaprot  h , Zoutzuur  Zilver  met  Klei- 
aarde vermengd  zoude  bevatten.  De  mijnen  van 
Schnééberg  inMeisfen,  en  van  den  Iiartz  in  het  Han- 
overfche  bevatten  gezwaveld  Zilver -houdend  Lood, 
dat  met  eigenlijken  Zilvererts  vergezeld  is.  — In  Zwe- 
den vindt  men  nog  belangrijke  mijnen  te  Salhberg  in 
Westmanland,  bevattende  gezwaveld  Zilver-houdend 
Lood,  ’twelk  fomtijds  aan  Zilver  bevat.  •—  In 
Noorwegen  is  echter  de  mijn  van  Koningsbergen,  als 
de  rijkfte  , belangrijkfte  en  zeldzaamfte  te  befchou- 
wen.  De  (treek,  waar  deze  gelegen  is,  is  niet  zoo 
bijzonder  bergachtig  , maar  meestal  vlak  , en  de  ver- 
fchillende  mijnen  zijn,  ten  opzigte  van  hare  ligging, 
in  onderfte  en  bovenfte  mijnen  gemeenlijk  verdeeld. 
De  grond  of  bedding  van  deze  mijnen  is  uit  bijna 
loodlijnige  banken  te  zamengefteld , die  in  het  alge- 
meen zich  in  eene  lijn  van  het  Noorden  tot  het  Zui- 
den uitftrekken,  ook  wel  eens  zeer  bogtig  door  el- 
kander loopen,  en  fomtijds  zich  weder  vereenigen. 
Door  deze  verfchillende , meest  Kwartsachtige  ban- 
ken loopen  nu  zeer  rijke  Zilveraders  henen,  die  van 
i tot  9 palmen  dikte  hebben , en  deze  banken  in  het 
dwarfe  doorfnijden.  Het  Zilver  van  deze  mijnen  is 
in  het  algemeen  in  eenen  gedegenen  toeftand  , en 
offchoon  men  er  fomtijds  eenig  gezwaveld  Zilver 
vindt , zoo  ontmoet  men  er  zeer  zelden  het  roode 
Zilver  , of  het  gezwaveld  Zilver-houdend  Lood. 
De  grootfte  diepte  dezer  mijnen  was  ongeveer  «270 
N.  ellen,  en  de  jaarlijkfche  opbrengst  van  deze  was, 
in  het  jaar  1768,  om  de  2200  N.  ponden  Zilver.  — 
De  Zilvermijnen  van  Spanje  zijn  zeker  de  oudst  be- 
kende , en  deze  fchijnen  , volgens  het  verhaal  der 
Romeinfche  fchrijvers  en  oude  natuuronderzoekers, 
in  dien  tijd  zeer  menigvuldig  geweest  te  zijn.  Men 

vindt 


VAN  HET  ZILVER. 


345 

vindt  er  echter  thans  geene  meer  bijzondere , dan  die 
van  Guadalcanal  te  Andalufië , in  de  nabijheid  van  Se- 
vilië.  Derzelver  erts  beftaat  uit  het  roode  Zilver, 
en  heeft  den  zamengepakten  kolenzuren  kalk  tot  zij- 

neil  gang.  Zilvermijnen 

Het  oostelijk  Azië  heeft  zeer  weinig  Zilvermijnen, van  Azië. 
daar  zelfs  de  Europeanen  met  voordeel  aldaar  het  Zil- 
ver tegen  het  Goud  kunnen  omwisfelen.  Het  fchijnt 
echter,  dat  dezelve  in  China  gevonden  worden,  daar, 
volgens  lateren  , fomtijds  Zilverbaren,  onder  den  naam 
van  Karabelki,  uit  China  naar  Siberië  verzonden 

worden.  . Zilvermi’nen 

Amerika  is  nogtans  het  thans  bekende  werelddeel,^  AmeiikT. 

dat,  even  als  het  in  rijkdom  van  Goud  uitmunt,  ook 
op  den  grootften  voorraad  van  Zilver  roemen  kan. 

Peru  en  Mexico  immers  leveren  alleen  eene  tien  dub- 
bele hoeveelheid  van  dit  Metaal , in  vergelijking  van 
al  de  gezamenlijke  mijnen  der  overige  wereldge- 
deelten.  De  mijnen  van  Peru  zijn  gelegen  ten  zui- 
den van  Lima,  voornamelijk  in  het  gebied  van  Char- 
cas.  De  berg  vanPotofi,  die  de  beroemde  mijnen 
van  dien  naam  bezit,  is  eene  bijna  afgezonderde  hoog- 
te, gelegen  bij  den  oorfprong  van  de  rivier  de  la 
Plata,  en  van  alle  zijden,  tot  eene  aanmerkelijke 
hoogte,  met  Zilveraders  als  doorvlochten.  Toen  de- 
ze mijnen  in  1545  het  eerst  ontdekt  werden , waren 
derzelver  aders  zeer  rijk,  en  bijna  uit  zuiver  Zilver 
te  zamengefteld ; maar  hoe  meer  men  eindelijk  de- 
zelve vervolgde , hoe  armer  en  onzigtbaarder  zij  wer- 
den; zoodat  deze  mijnen  van  Potofi,  die  in  het  jaar 
1546  ongeveer  100000  N.  ponden  aan  Zilver  gaven, 
in  deze  latere  jaren  niet  boven  de  10000  tot  12000 
opleverden.  Men  heeft  echter  in  het  vervolg  nog  an- 
dere meer  rijke  mijnen  gevonden,  zoo  als  die  van 
Pasco,  Caravagas  en  Oruro,  ten  noorden  van  Poto- 
fi  gelegen.  De  mijnen  van  Mexico  zijn  na  die  van 
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ru  ontdekt  geworden;  zij  zijn  intusfchen  voordee- 
liger  en  menigvuldiger ; in  1803  hebben  zij  alleen 
opgeleverd  eene  hoeveelheid  van  665000  N.  ponden 
Zilver.  Onder  de  voornaamfte  mijnen  van  dezelve 
is  zeker  de  mijn  van  Valenciana , in  het  gebied  van 
Guanaxuoto,  te  noemen.  Deze  ader,  die  eene  uitge- 
breidheid van  60  tot  80  N.  ellen  heeft , doorloopt 
een’ berg  van  eene  kleischiefer , bevattende,  buiten  ve- 
le aardfoorten,  gezwaveld  Ijzer,  Lood  en  Zink, ge- 
degen Zilver,  gezwaveld  en  rood  Zilver,  en  nog 
eenig  Goud.  Zij  leverde  in  1803  voor  6 milfioenen  N. 
guldens  Gqud  en  Zilver  op , en  heeft  eene  diepte  van 
ongeveer  600  N.  ellen;  terwijl  de  zoogenaamde  Puris- 
fima  de  Catorce  mijn , in  het  gebied  van  Saint-Louis,  digt 
bij  Potofi , die  ook  ongeveer  eene  diepte  van  600  N. 
ellen  heeft,  in  1796  meer  dan  voor  2§  millioen  guldens 
waarde  aan  Zilver  opleverde.  Ook  komt  hier  nog 
in  aanmerking  de  mijn , genoemd  Veta  bizcaina  du 
real  del  monte , digt  bij  Pachuca , in  het  gebied  van 
Mexico , die  niet  zoo  uitgebreid  is , als  de  groote 
mijn  van  Guanaxuoto,  doch  desniettemin  niet  min- 
der rijk  gehouden  kan  worden. 

De  hoeveel-  De  hoeveelheid  Zilver , die , volgens  Brongniart, 
heid  van  jaar-u*t  ^ bovenftaande  onderfcheidene  mijnen  in  den  Eu- 
handel  inge-  ropefchen  handel  jaarlijks  zoude  overgaan,  is  ook 
voerd  Zilver.  zeer  aanmerkelijk  , en  komt  hier  op  neder.  Azië  zoude 
uit  Siberië  jaarlijks  17500  N.  ponden  opleveren;  Eu- 
ropa uitHongarijen  20000 , Oostenrijk  5000 , de  Hartz 
en  Hesfen  5000,  Sakfen  10000,  Noorwegen  10000, 
Zweden,  Frankrijk  en  Spanje  5000;  makende  te  za- 
men,  voor  dat  gedeelte  der  oude  wereld,  een  gevvigt 
van 72500 N.  ponden.  Noord- Amerika  zoude  600000 
ponden  en  Zuid-Amerika  275000  ponden  jaarlijks 
opbrengen,  makende , voor  dat  werelddeel , de  aanzien- 
lijke fom  van  S75000  ponden ; zoodat  het  gezamenlijk 
bedrag  van  voornoemd  ingevoerd  Zilver  voorde  gehee- 
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te  wereld  het  aanmerkelijk  gewigt  zoude  bedragen 
van  947500  ponden.  (*) 


HOOFDSTUK  II. 

Natuurkundige  eigenfchappen  yan  het  Zilver . 

Het  Zilver  is  ook , om  zijne  voortreffelijke  natuur-  Het  z'K'eü 
kundige  krachten,  met  regt  onder  de  Edele  Metalen Metaal.-K leur 
te  rangfchikken , en  munt  ook  in  dit  opzigt  verre  van  het  Zilver, 
boven  de  meeste  andere  Metalen  uit.  Deszelfs  zach- 
te kleur , vereenigd  met  de  vatbaarheid  voor  den  fchit- 
terendften  glans;  deszelfs  belangrijke  zwaarte,  bijna 
grenzenlooze  fmeed-  en  rekbaarheid , aanmerkelijke 
taaiheid  en  hardheid  kunnen  daarvan  ten  genoegza- 
men  bewijze  verftrekken.  In  zijnen  zuiveren  toeftand 
is  het  zonder  eenigen  fmaak  of  reuk ; het  munt  nog- 
tans  door  zijne  uitnemende  zuivere  witte  kleur  uit, 
die,  door  eene  gefchikte  polijsting  en  bruinering, 
voor  eenen  hoogen  graad  van  glans  en  fchoonheid 
vatbaar  is , en  dan  in  dat  opzigt  bijna  alle  Metalen 
overtreft,  uitgenomen  mogelijk  het  Staal.  Op  de 
breuk  is  bij  het  Zilver  geene  takachtige  zamenvoe- 
ging,  maar  meer  een  digt  en  fijn  draadvormig  weef- 
fel  te  erkennen.  Door  andere  bewerkingen  kan  nog- 
tans  deze  glans  afdalen  tot  eene  dille , zachte , matte 
kleur,  die  te  vergeefs  bij  alle  andere  Metalen  ge- 
zocht of  daargefleld  kan  worden. 

Wat  deszelfs  eigendommelijke  zwaarte  betreft , daar-  Eigendom* 
in  moet  het  onderdoen  voor  het  Goud,  daar  het  flec^ts^1ai^k^tTV^a[' 
in  het  algemeen  10J  maal  zwaarder  dan  het  water  ver# 
gerekend  kan  worden;  en,  gelijk  wij  boven  gezien 

heb- 


(*)  Brongniart,  T.  II.  pag.  259—263  enpag.  351, 
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hebben,  aan  het  Goud  eene  eigendommelijke  zwaarte 
van  i9§  maal  wordt  toegekend.  — Ten  opzigt  van 
de  juiste  bepaling  dezer  zwaarte  is  hier  ook  weder 
een  aanmerkelijk  verfchil,  hetwelk  ook  weder,  of 
van  een  ongelijk  zuiver  Zilver,  of  van  een  bewerkt 
of  onbewerkt  Zilver , of  van  andere  bijkomende  om- 
flandigheden  zijnen  oorfprong  ontleent.  Boerhave 
geeft  dezelve  op  van  10,535  tot  11,087  — B erg  man 
10,552  — Musfchenbroek  van  10,253  tot  1 1 ,09 1 — 
Guiton  io,474  — Kirwan  11,095  — Lewis 
10,980—  Klaproth  houdt  het  gegoten  Zilver  10,478 
en  het  gellagene  1 0,609  — Thomfon  en  Wolf  geven 
hetgegotene  op  als  10,474  en  het  gefmede  als  10,510; 
welke  beide  laatfte  middelbare  berekeningen  ook  veel 
vertrouwen  fchijnen  te  verdienen.  Volgens  B r i s f o n , 
zoude  een  oude  kubieke  voet  Zilver  eene  zwaarte  heb- 
ben van  733  oude  ponden  en  3 oneen , en  volgens 
de  berekening,  naar  deszelfs  eigendoinmelijke  zwaar- 
te, zoude  eene  N.  kubieke  palm  van  10,47  tot  10,51 

N.  ponden  moeten  wegen, 

Defmeed-en  De  fmeed-  en  rekbaarheid  van  het  Zilver  is  ook 

vju  het  Zilver  VI^  aanzienHjk » en  volgt  onmiddelijk  op  die  van  het 
'Goud  en  de  Platina:  het  laat  zich  immers  gemakke- 
lijk tot  bladen  (lagen  van  eene  0,0025  de  dikte  van 
eene  dreep.  Daar  ik  bevond , dat  eene  vierkante 
palm  Blad -Zilver  eene  gemiddelde  zwaarte  had  van 

O, 027  van  een  wigtje,  en  tevens  de  eigendommen 
lijke  zwaarte  van  het  Zilver  in  het  algemeen  op  10,5 
berekend  kan  worden;  zoo  bleek,  dat  er  388888  vier- 
kante palmen  Blad- Zilver  uit  eene  kubieke  palm  Zil- 
ver kunnen  geflagen  worden.  Het  laat  zich  ook  in 
draden  trekken , die  dunner  zijn , dan  de  haren  des 
hoofds.  Uit  0,065  van  een  wigtje  zoude  men  eenen 
draad  kunnen  maken  van  meer  dan  122  N.  ellen  lang, 
of  ook  zoude  het  Zilver  , volgens  anderen , tot  eene 
ii52oomalige  lengte  door  uitrekking  kunnen  ver- 
lengd 
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lengd  worden.  Eene  korrel  Zilver  zoude  zich  zoo 
dun  kunnen  laten  uitdagen  tot  een  half  rond  vat, 
hetgeen  nog  vastigheid  genoeg  bezat,  om  bij  de  5 
N.  looden  water  te  bevatten. 

Deszelfs  taaiheid  is  niet  minder  aanmerkelijk,  als  Taaiheid  van 
kunnende  een  draad  van  2 ftrepen  dikte  een  gewigthet  Zllver* 
dragen  van  85,062  ponden , zonder  te  breken.  Naar 
Musfchenbroek,  zal  een  draad  van  Tx3  oude 
duim  bijna  270  oude  ponden  dragen.  ' Sickingen 
vond , dat  een  draad  van  3 oude  liniën  dikte  en 
2 oude  voeten  lengte  eerst  van  een  gewigt  van  20 
oude  ponden  verbroken  werd;  daar  ook  in  dit  op- 
zigt  deszelfs  taaiheid  tegen  die  van  het  Goud  Haat 
als  19  tegen  15.  Wanneer  het  Zilver,  door  liaan, 
trekken  of  andere  middelen , deze  taaiheid  of  fmeltbaar- 
heid  verloren  heeft , is  het  genoegzaam  bekend , dat 
het  deze  eigenfchappen  door  eene  eenvoudige  gloei- 
jing  herkrijgt. 

De  hardheid  van  dit  Metaal  fchijnt  minder  te  zijn , Hardheid  van 
dan  die  van  het  Ijzer,  de  Platina  en  het  Koper,  ter-het  Zilver, 
wijl  deszelfs  veerkracht,  die  door  de  fmeding  en 
drukking  niet  weinig  te  vermeerderen  is , het  midden 
fchijnt  te  houden  tusfchen  het  Goud  en  het  Koper. 

Als  een  gevolg  van  deze  veerkracht  en  hardheid , is 
het  Zilver  ook  een  klankgevend  Metaal,  en  geeft 
meestal  bij  de  aanraking  van  een  hard  ligchaam  ee- 
nen  fcherpen  toon,  waarom  men  ook,  om  dit  bij- 
zonder vermogen,  zich  veelal  van  dit  Metaal  be- 
dient , om  het  bij  andere  Koper-  en  Tinmengfels  te 
voegen,  ten  einde  derzelver  toon  te  doen  verande- 
ren of  te  verfterken. 
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HOOFDSTUK  HL 

Werking  van  de  Lucht , het  Water , het  Vuur  en  de 
Elektrieke  en  Galvanifche  Vloei  ft  o ff  en  op  het  Zilver . 

Werking  van  £)e  Lucht  en  het  Water  hebben  op  het  Zilver  wei» 
her  water  op  n*g  of  geene  werking.  Tot  welk  eene  warmtemaat  men 
bet  Zilver,  het  water  en  het  Zilver  ook  verhooge , en  hoe  lang 
men  ook  deze  beide  ftoffen  in  aanraking  brenge , 
fchijnen  zij  echter  geene  werking  van  eenig  belang 
op  elkander  uit  te  oefenen;  waarom  ook  de  Zilve- 
ren vaten  lang  met  water  kunnen  gevuld  zijn , of  on- 
der water  vertoeven , zonder  dat  dezelve  eenigerma- 
te  worden  aangedaan , of  tot  verzuring  gebragt.  Is 
het  echter,  dat  deszelfs  kleur  of  glans  eenigermate 
veranderd  wordt,  dan  ontftaat  zulks  van  eenige  on- 
zuivere in  het  water  opgeloste  deelen,  of  van  den 
minder  zuiveren  toeftand  van  het  Zilver  zelf.  Daar 
ook  de  lucht  tevens  geen  verzurend  vermogen  op 
hetzelve  uitoefent,  is  het  dus  ook  in  dezelve  voor 
geene  roesting  of  verkalking  vatbaar,  verliest  echter 
in  dezelve  wel  iets  van  zijnen  glans,  en  wordt  daar- 
door eenigzins  maten  behagen.  Indien  bovendiende 
lucht  toevallig  eenige  gezwavelde  waterftoflucht  in 
zich  bevat,  is  het  Zilver  fpoedig  verdonkerd  of  be- 
zwalkt , en  verkrijgt  zelfs , gelijk  zulks  bij  de  oude 
Zilverwerken  veelal  kenbaar  is,  een  geheel  aanmer- 
kelijk beflag.  Dit  beflag  is  iniusfchen  als  geen  ge- 
volg van  eenige  verzuring  te  befchouwen,  maar  meer, 
ten  gevolge  van  de  groote  verwantfchap  van  de  Zwa- 
vel tot  het  Zilver,  volgens  de  waarnemingen  van 
Proust,  als  een  gezwaveld  Zilver  aan  te  merken. 
Werking  van  Voor  de  Warmteftof  is  het  Zilver  een  goede  gelei- 
op^«znvfter.fder»  zijne  uitzetting  door  de  warmteftof  is  iets  ge- 
’ringer,  dan  van  het  Lood  en  de  Zink,  doch  veel  aan- 

mer- 
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werkelijker,  dan  bij  het  Koper,  Goud,  Bismuth,  Ijzer 
en  de  Platina  plaats  heeft.  Een  weinig  boven  den 
rood  gloeijenden  graad  van  hitte  aan  het  vuur  bloot- 
gefteld,  begint  het  iets  fpoediger  te  fmelten,  dan  het 
Goud.  Volgens  Kennedy,  gefchiedt  dit  bij  22® 
naar  den  Pyrometer  van  Wedgwood;  naar  Gui- 
t o n op  123°  van  denzelven ; terwijl  Bergman  en 
Mortimer  hetzelve  bepalen  op  iooo°  Fahren- 
heitsch,  of  538°  van  den  honderdgradigen  Ther- 
mometer. In  dien  vloeibaren  toeftand  vertoont  het 
nog  meerderen  glans,  dan  het  vaste  Zilver  zelf.  Bij 
eene  langzame  verkoeling  van  dit  gefmolten  Zilver, 
worden  fomtijds  op  deszelfs  oppervlakte  vederachti- 
ge kristallen  waargenomen.  Fourcroy  heeft  dik- 
wijls#  op  de  oppervlakte  der  Zilverbroodjes  zeshoe- 
kige kristallen  waargenomen;  ook  vindt  men  bij  de 
doorbraak  van  het  Zilver  een  korrelig  weeffel , dat  met 
denzelfden  vorm  fchijnt  over  een  te  komen.  Bij  de 
uitgieting  van  eenig  gefmolten  Zilver  uit  eenen  half 
geftolden  klomp,  worden  kristallen  opgemerkt,  die 
zamengefteld  zijn  uit  vierzijdige  piramiden,  of  acht- 
hoeken, of  wel  uit  dendriten  van  kleine  achthoeken, 
waarvan  de  eene  op  de  andere  is  ingehecht,  en  waar- 
van het  geheel  eene  piramide  fchijnt  uit  te  maken. 

Wanneer  het  Zilver  gefmolten  is,  en  het  verder  Werking  van 
verhit  wordt , fchijnt  het  wezenlijk  in  eene  foort  van  het  züver.  °P 
koking  over  te  gaan , en  tot  dampen  gebragt  te  wor- 
den. Hierom  is  het  ook,  dat  men  wel  eens  het  Zil- 
ver, in  kleine  greinen  verdikt,  in  de  fchoorfteenen 
der  munten  of  werkplaatfen  der  Zilverfmeden  ont- 
moet. Het  verkrijgt  onder  deze  koking  zulk  eenen 
helderen  en  vurigen  gloed,  dat  het  als  blikfemende, 
met  vuurvonken  als  vergezelde,  lichtftralen  van  zich 
geeft.  Volgens  de  waarnemingen  van  Da  reet,  die 
het  zuivere  Zilver  in  porfeleinen  kroezen  aan  het 
geweldige  vuur  van  de  porfdeinfabrijk  van  S e vres 

had 
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had  blootgefleld , werd  dit  Zilver  meestentijd  zooda- 
nig uitgezet,  en  zwol  zoodanig  op,  dat  veelal  de  kroe- 
zen verbroken  werden.  Het  gewone  fmeltvuur  kan 
nogtans  dit  Metaal  niet  doen  veranderen  , of  doen  ver- 
zuren ; maar  het  eenmaal  verzuurde  Zilver  wordt  door 
die  hitte  gemakkdijk  weder  herfteld  en  tot  zijnen  Me- 
tallieken  Raat  gebragt.  De  ouden  hebben  ook  de 
vuurbeftendigheid  van  dit  Metaal , even  als  die  van 
het  Goud , zoeken  te  beweren ; offchoon  latere  proef- 
nemingen het  tegengeftelde  genoegzaam  hebben  be- 
wezen. De  vlugheid  van  het  Zilver  en  deszelfs  ver- 
zuurbaarheid  zijn  intusfchen  altijd  nog  op  eenen  ver- 
ren afftand  van  de  andere  onedele  Metalen  te  houden. 
Juncker  getuigt,  dat  hij  door  eene  lange  reverbe- 
rering  van  zuiver  Zilver  in  een  fornuis , waar  de 
vlam  dit  Metaal  onophoudelijk  omgaf,  zoodanig  eene 
verglazing  te  weeg  heeft  gebragt.  Kun  c kei  heeft 
nogtans  het  Zilver  eene  maand  lang  in  eenen  glas- 
oven, zonder  eenige  merkelijke  verandering,  vloei- 
baar gehouden;  terwijl  weder  Macquer,  door  tot 
«o  malen  toe  het  Zilver  aan  de  hitte  van  eenen  por- 
feleinoven  bloot  te  (lellen,  een  groen  olijfkleurig;] 
Zilverglas  verkreeg.  Dar  eet  heeft  nogtans,  bij  bo- 
vengemelde proef  in  de  fornuizen  van  Sèvres,  op- 
merkt, dat  het  Zilver,  hetwelk  in  die  hitte  over  de 
randen  der  kroezen  henen  vloeide , geheel  verzuurd  en 
tot  eene  gele  glasachtige  zelfflandigheid  was  overge- 
gaan. Gasto  Claveus  bevond,  dat  eenig  Zilver , 
gedurende  2,  maanden  in  een’  glasoven  geplaatst,  on- 
geveer van  zijn  gewigt  verloren  had. 

Waarneming  Wij  kunnen  hier  niet  voorbij  op  te  doen  merken , 
ei^Che^Al-  dat , hoezeer  men  tot  nu  toe  vermeend  heeft,  dat 
lot,  over  de  het  Zilver , in  aanraking  met  de  lucht  in  gewoon  vuur 
Zuurfto'f^oor  gefmolteii , geene  de  minfle  verandering  door  dezelve 
het  gefmolteii  onderging , er  nogtans  een  bijzonder  verfchijnfel  bij 
Zilver.  deze  fmeiting  plaats  heeft ; zoo  als  onlangs  door 

den 
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den  Hr.  Samuëi  Lucas  is  waargenomen,  en  als 
eene  zeer  belangrijke  waarneming  medegedeeld.  De- 
ze Geleerde  heeft , namelijk , opgemerkt , dat  er  bij  de- 
ze fmelting  eene  onmiddelijke  opflurping  van  eene 
aanzienlijke  hoeveelheid  Zuurftoflucht  uit  den  Damp- 
kring door  dit  Metaal  plaats  had.  Hij  bevond  im- 
mers, dat,  wanneer  men  gefmoiten  Zilver,  gedu- 
rende eenigen  tijd,  aan  eenen  ftroom  of  de  aanra- 
king van  Zuurftof-  of  Dampkringslucht  blootftel- 
de , dan  hetzelve  de  Zuurftoflucht  in  eene  aanmer- 
kelijke hoeveelheid  opflurpte  en,  bij  de  verkoeling, 
weder  op  eene  in  het  oog  loopende  wijze  varen 
liet.  Wanneer  eene  aanmerkelijke  hoeveelheid  van 
dit  Metaal,  onder  deze  omftandigheden , aan  eene  lang- 
zame verkoeling  werd  blootgefteld , begon  deszelfs 
oppervlakte  langzaam  te  (tollen , en  fcheurde  einde- 
lijk van  elkander  , met  eene  ontwikkeling  van  eene 
aanzienlijke  hoeveelheid  van  lucht,  die  tevens  een 
j gedeelte  Metaal  met  zich  voerde , en  daardoor  bij  de 
bekoeling  eene  menigte  uitwasfen  en  knobbels  vorm- 
de. Bij  groote  hoeveelheden  en  langzame  verkoe- 
ling , hield  deze  koking  of  ontwikkeling  van  lucht 
! fomtijds  langer  dan  een  half  uur  aan , en  bij  eene  fpoe- 
idiger  verkoeling  in  water  had  ook  deze  koking, 
doch  veel  korter , plaats  , in  welk  geval  het  Metaal 
alsdan  ook  meer  verdeeld  werd,  en  op  zijne  geheele 
oppervlakte  met  kleine  uitwasfen  en  uitfteekfels  meer 
regelmatig  voorzien  was.  Door  gloeijing  met  ligcha- 
men , die  de  Zuurftof  opflurpen , als  koolftof  en  der- 
gelijken , worden  deze  luchtontwikkeling  en  de  bo- 
vengenoemde uitgroeijing  weggenomen.  De  lucht, 
hierbij  ontwikkeld  en  boven  het  water  verzameld, 
werd  bevonden  0,87  deelen  Zuurftoflucht  te  bevat- 
ten. (*)  De  Hr.  Chevillot  heeft,  op  dezen 

grond, 

C*)  Annales  de  Chimie  et  Physique,  par  Gay-Lussac 
et  Arago,  1819.  Tom.  XII,  p.  402. 
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grond,  omtrent  dit  onderwerp  nieuwe  proefnemin- 
gen in  het  werk  gefield,  voor  zoo  verre  ook  deze 
opflurping  van  de  Zuurfloflucht  eenige  betrekking 
op  de  kupéllering  had.  Hij  bevond,  dat,  indien 
men  io  wigtjes  Zilver  van  990  D. , die  gedurende  26 
minuten  op  eene  kupel  gefmolten  waren  gehouden, 
tevens  met  de  kupel  in  het  water  dompelde,  er  ee- 
ne hoeveelheid  van  o,66  deelen  van  een’  vingerhoed 
(Centilitre)  aan  lucht  ontwikkeld  werden,  die  0,80 
deelen  Zuurfloflucht  bevatteden.  Eene  gelijke  hoe- 
veelheid van  Zilver  van  995  D.  gaf,  zonder  de  ku- 
pel uitgegoten,  0,47  deelen  van  een’  vingerhoed  aan 
lucht,  bevattende  0,94  Zuurfloflucht.  Zilver  uit 
Zoutzuur  Zilver  herfleld  gaf  0,98  deelen  van  een* 
vingerhoed  lucht,  bevattende  0,955  Zuurfloflucht. 
Hij  bevond  ook , dat,  wanneer  het  Zilver  bij  de  fmel- 
ting  met  Koolflof  overdekt  was  geweest,  er  naau- 
welijks  eenige  ontwikkeling  van  lucht  bij  de  indom- 
peling in  het  water  plaats  had,  en  ook  de  uitwasfen 
en  holligheden  in  het  Metaal  minder  of  geheel  niet 
merkbaar  waren.  Bij  Zilver  van  minder  gehalte, 
als  van  952  D. , hield  nogtans  deze  luchtontwikke- 
ling reeds  op , terwijl  zij  bij  Zilver  van  980  D. 
naauwelijks  meer  merkbaar  was.  Het  Goud  is  ech- 
ter door  dezen  Geleerden  nog  niet  opzettelijk  met  dat 
oogmerk  onderzocht;  doch  zoowel  deze,  als  met 
aftdere  Metalen  voorloopig  genomene,  proeven  de- 
den hem  vermoeden,  dat  het  Zilver  bij  voorkeur, 
boven  alle  andere  Metalen , met  deze  eigenfchap  be- 
deeld was.  (*) 

Werking  van  Tot  meerdere  bevestiging  van  de  eigenlijke  ver- 
dronge'n Licht, zuutbaarheid  van  het  Zilver,  heeft  men  in  latere  tij- 
en de  omviaml  den , buiten  de  . hitte  van  gewone  fmeltvuren,  ook 
itof- eifwa"  anc*ere  graden  van  hitte  °P  het  Zilver  weten  aan  te 

wen- 

(*)  Annales  de  Chimie  et  Physique,  par  Gay-Lussac 
et  Arago,  1820.  T.  XIII,  p.  299. 
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wenden,  waarvoor  hetzelve  allezins  in  dit  opzigt  be-terftoflucht 
zwijken  moest.  Het  Zilver,  aan  de  hevige  werking  op  het  Zllver# 
van  eenen  grooten  Brandfpiegel  blootgedeld , kwam  , 
volgens  de  proeven  van  Macquer,  in  koking  en  in 
eene  ronddraaijende  onophoudelijke  beweging,  ter- 
wijl het  weldra  in  damp  opdeeg;  welke  damp,  door 
eene  Goudplaat  opgevangen , door  derzelver  verzil- 
vering, het  aanwezen  van  het  vervlugtigde  Zilver 
overtuigend  aan  den  dag  legde.  Bovendien  was  het 
Zilver,  na  eene  lange  gloeijing,  bedekt  met  een  wit- 
achtig poeder,  dat  tevens  als  een  groenachtig  be- 
kleedfel  het  voorwerp,  waarop  het  geplaatst  was, 
omgaf.  — Het  gloeijende  Zilver, aan  de  geweldige  hit- 
te van  droomende  Zuurdoflucht  blootgedeld , gaat 
ook  fpoedig  tot  vervlugtiging  en  verglazing  over. 

Bij  zulk  eene  hitte  zag  Ehrman  hetzelve  met  eenen 
violet- blaauwen  damp  vervliegen,  en  als  kokende 
geheel  verdampen . Volgens  V a u q u e 1 i n , zoude 
het  Zilver,  geplaatst  in  de  holte  van  eene  kool, 
waarvan  de  wanden  waren  ontdoken,  en  als  zooda- 
nig aan  eenen  droom  van  Zuurdoflucht  blootgedeld  , 
niet  alleen  fpoedig  fmelten  en  verdampen , maar  met 
:eene  donker-gele  vlam  geheel  verbranden.  Ook  vol- 
gens de  proeven  van  Silliman,  met  het  werktuig 
van  Hare,  zouden,  door  middel  van  eenen  gelijke- 
lijk aangebragten  droom  van  ontvlamde  Zuurdof-  en 
Waterdoflucht,  de  Platina,  het  Goud  en  Zilver  niet 
alleen  tot  dampen  gebragt,  maar  ook  onder  eene 
fchoone  en  levendige  verbranding  als  geheel  verdwe- 
(nên  zijn.  (♦) 

Offchoon  ook  het  Zilver , voor  de  Elektrieke  Werking  van 
en  Galvanifche  vloeidoffen  , voor  eenen  goeden  fnGaiva^ifche 
geleider  te  houden  is , zoo  wordt  hetzelve  ech-  vloeiftoffen 

ter , op  het  ZiIver# (*) 

(*)  Annales  de  Chimie  et  Physique,  par  Gay-Lussac 
tt  Ara  go,  1820.  Tom.  XIV,  p.  203. 
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ter,  indien  het  aan  deze  ftoffen  in  opgehoopten  toe- 
Rand  wordt  blootgefteld,  fpoedig  door  dezelve  aan- 
getast, en  van  gedaante  veranderd.  Volgens  de 
proefnemingen  immers  van  den  geleerden  van  Ma- 
rum,  werd  een  Zilverdraad  door  eenen  enkelen 
fchok  der  Elektrieke  Batterij  met  eene  groenachtige 
vlam  verbrand,  terwijl  het  verzuurfel  van  hetzelve 
zich  als  een  damp  verfpreidde.  Wanneer  het  Zilver 
tusfchen  papier  befloten  is,  blijft  hetzelve,  na  deze 
blootftelling  aan  de  Elektrieke  ftof,  als  eene  fijne 
grijs- groenachtige  olijfkleurige  verkalkte  ftof  achter. 
Ook  de  blikfem  oefent  op  den  Zilverdraad  en  de  ver- 
zilverde voorwerpen  hetzelfde  uitwerkfel  uit.  Door 
middel  van  eene  vermogende  Galvanifche  Batterij , 
wordt  ook  het  Zilverblad  met  eene  groene  vlam 
verbrand , of  ook  met  eene  witte  vlam , als  het  aan 
het  einde  van  den  Galvanifchen  draad  met  kooi 
wordt  aangeraakt.  De  verzuurfels,  door  deze  ge- 
noemde bewerkingen  verkregen , zijn  nogtans  zeer 
los  met  de  Zuurflof  verbonden , en  laten  zich  ge- 
makkelijk herftellen ; offchoon  nogtans  de  vermeer- 
dering van  het  gewigt  van  het  aldus  verzuurde  Zil- 
ver , en  de  ontwikkeling  van  £uurftof  uit  dezelve , 
door  middel  van  warmte , het  aanwezen  en  de  ver- 
binding van  deze  ftof  duidelijk  genoeg  bewijzen. 


HOOFDSTUK  IV. 

Werking  van  de  Zuren  op  het  Zilver • 

Rang  van  De  rang  der  fcheikundige  betrekking  of  verwant- 
van^het^zSl?  ^c^aP  ’ volgens  dewelke  zich  het  Zilver  met  andere 
ver.  ftofFen  vereenigt,  wordt,  volgens  Bergman,  in 

de  volgende  orde  opgegeven , namelijk  op  den  voch- 
tigen  weg:  Zoutzuur,  Suikerzuur , Zwavelzuur, 

Sal- 
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Salpeterzuur,  Arfenikzuur,  Vloeifpaathzuur , Wijn- 
fteenzuur,  Zuringzuur,  Phosphorzuur , Citroenzuur, 
Mierenzuur,  Azijnzuur,  Zvvaveligzuur,  Kolenzuur  en 
vlug  Loogzout.  Op  den  droogen  weg  zoude  deze  ver* 
wantfchap  zich  aldus  regelen:  Lood,  Koper,  Kwik, 

Bismuth,  Tin,  Goud,  Spiesglans,  Ijzer,  Bruin- 
fteen.  Zink,  Arfenik,  Nickel,  Platina  en  Zwavel.  — 

Wat  verder  de  fcheikundige  evenredigheid  betreft, 
waarin  het  zich  met  andere  doffen  verbindt , zoo 
fchijnt  men  omtrent  dezelve  veel  eenftemmiger  te 
zijn , dan  omtrent  de  bepaling  van  het  reeds  te  dezen 
opzigte  behandelde  Goud.  Zoo  geven  van  M ons 
en  Brandes  het  atomistisch  getal  van  hetzelve 
op,  als  102,5,  hetgeen  berekend  is  naar  de  Zuur- 
dof  op  7,5,  en  overgebragt  naar  de  berekening  van 
de  Zuurftof  op  10,  een  getal  levert  van  136,7,  het- 
welk vrij  nabij  komt  aan  dat  van  Bischof,  bepaald 
op  135,16,  dat  van  Thenard,  op  135  en  van 
T h o m f o n op  1 37,  5 ; terwijl  Berzelius  en 
Wolf  naar  eene  andere  berekening  hetzelve  aan- 
wijzen op  het  bijna  dubbel  getal  van  270,32. 

Offchoon  wij  nu  gezien  hebben  de  weinige  vat-  Werking 
baarheid  van  het  Zilver  voor  de  verzuring  in  het™nhg® 
vuur,  zoo  kunnen  wij  echter  opmerken,  dat  veie m het  algc- 
zuren , en  bijzonder  het  Salpeterzuur , de  verzu- meen* 
ring  zeer  gemakkelijk  bewerkftelligen  , terwijl  dit 
Zuur,  na  de  onmiddelijke  verzuring  van  het  Me- 
taal , hetzelve  terftond  oplost  en  onzigtbaar  maakt. 

Verbinden  zich  echter  vele  andere  Zuren  niet  ter- 
flond  met  het  Zilver , zoo  gefchiedt  intusfchen  die 
vereeniging  meestal  zeer  gefchikt,  zoo  het  Zilver 
vooraf  als  een  verzuurfel  uit  zijne  oplosfing  in  Sal- 
peterzuur wordt  nedergeploft , en  met  dezelve 
in  aanraking  gebragt  wordt ; of  ook  wel , zoo  de- 
ze Zuren  bij  eene  Salpeterzure  Zilveroplosfing  ge- 
voegd worden , wanneer  hierdoor  veelal  minder  op- 

R los- 


ti5B 


WERKING  van  de  ZUREN 


losbare  middenzouten  geboren  worden , die  zich  af- 
fcheiden  en  gemakkelijk  verzameld  kunnen  worden. 
Op  deze  wijze  worden  er  eene  menigte  van  Zilver- 
zouten daargefteld , waarvan  wij  Hechts  de  voor- 
naamften  en  meest  bruikbaren  herinneren  zullen. 

ALemeene  Het  Zilver,  door  deze  uitgebreide  vatbaarheid  voor 
d^r'züver  vereeniging  met  zoo  vele  Zuren,  wordt  dus,  of  in 

zouten.  de  natuur,  of  door  de  kunst,  in  menigvuldige  vor- 

men en  gedaanten  aangetroffen  of  daargefteld;  waar- 
om het  noodig  is , de  algemeene  kenteekenen  van  de 
Zilverzouten  te  weten , om  ze , of  in  dien  onder- 
fcheidenen  toeftand,  of  in  verfchillende  vochten  veel- 
al opgelost , te  herkennen , en  tot  nadere  affcheiding 
dienstbaar  te  maken.  De  Zilverzouten  herftellen  zich 
alle  voor  de  blaaspijp  en  laten  een  Zilverkoren  over. 
biet  Phosphorglas  en  de  Piszoutcn  levert  reeds  een 
zeer  gering  gedeelte  Zilverzout  of  Zilververzuurfel 
een  geel -wit  opalefcerend  glas  op.  De  oplosfingen 
dezer  Zouten  worden  door  het  Blaauw-  of  Pruis- 
iischzuur  en  deszelfs  middenzouten  wit,  door  de  ge- 
zwavelde Waterftof  zwart,  en  het  Galnotenaftrekfel 
bruin- geel  nedergeploft.  Het  Zoutzuur  en  deszelfs 
middenzouten  fcheiden  het  zelve  vlokkig,  ftremfel- 
achtig-wit  af,  terwijl  het  Arfenikzuur  hetzelve  wit, 
het  Phosphorzuur  en  Waterftoffig  Iödezulir  geel,  en 
het  Chromiumzuur  het  Zilver  inzonderheid  met  ee- 
ne fchoone  purperkleur , en , bij  overmaat  van  hetzelve , 
met  cene  fchoone  karmijnkleur  nederploffen.  De  ko- 
lenzure Loogzouten  ploffen  dezelve  geelachtig  wit 
neder,  terwijl  de  bijtende  Loogzouten  dezelve  groen- 
achtig bruin  affcheiden.  Het  vlugge  Loogzout  ver- 
oorzaakt ook  wel  in  dezelve  eene  nederploffing , maar 
lost  hetzelve  bij  overmaat  weder  gemakkelijk  op. 
Vele  Metalen,  als  het  Koper,  Kwik  en  Ijzer,  plof- 
fen het  Zilver  uit  deszelfs  oplosfingen  metalliek  ne- 
der. Ook  gefchiedt  dit  door  bijvoeging  van  eene  op- 
los^ 
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losfing  van  Zwavelzuur  eerstverzuurd  Ijzer,  welke 
nederploffing  nogtans  , volgens  Kastner,  in  de 
warmre  weder  zoude  worden  opgelost.  Ook  vele 
brandbare  ligchamen,  als  de  Phosphorus , Kool, 

Aether,  en  Aetherifche  oliën,  fcheiden  het  Zilver, 
onder  toetreding  van  het  licht,  in  zijnen  metallie- 
ken  toeftand  neder. 

Het  Salpeterzuur  lost  reeds  in  de  koude  dit  Me-  Werking 
taal  onder  ontwikkeling  van  Salpeterlucht  op.  Vtel-^rzuür ojhec 
al  echter  wordt  deze  oplosfing  door  eerié  zachte  warm- Zilver, 
te  bevorderd,  wanneer  d^ze  ontwikkeling  zich  he- 
viger voordoet.  Een  gedeelte  van  de  Zuurftof  van 
het  Salpeterzuur , welk  Zuur  immers  uit  i atoom 
Stikftof  en  5 atomen  Zuurftof  beftaat,  vereenigt  zich 
niet  het  metallieke  Zilver,  geeft  aan  hetzelve  een 
gedeelte  van  zijne  Zuurftof  en  maakt  het  daardoor 
vatbaar , om  in  het  overige  Salpeterzuur  te  worden 
opgelost,  en  daarmede  te  worden  vereenigd.  Het 
Salpeterzuur  wordt  hierdoor  van  3 atomen  Zuurftof 
beroofd , en  gaat  tot  den  ftaat  van  Salpeterlucht 
over,  als  beftaande  uit  2 atomen  Zuurftof  en  1 atoom 
Stikftcf,  welke  Salpeterlucht  nu  door  de  Zuurftof 
van  den  dampkring  weder  met  1 atoom  Zuurftof  ver- 
zadigd , en  tot  roode  Salptterigzure  dampen  herlcha- 
pen  wordt. 

Wanneer  men  deze  oplosfing  in  hooge  vaten,  voor-  Groene 
al  zonder  verwarming,  met  een  fterk  zuur  111  het „plosfinK f Gti 
werk  ftelt,  dan  zal  men  eene  groenachtige  oplosfing  zwarte  vlok* 
verkrijgen,  die  men  veelligt  aan  de  aanwezigheid  van f^eze^ve aanS 
eenig  Koper,  in  het  gebruikte  Zilver  voorhanden  ge-wezig. 
weest,  zoude  kunnen  toefchrijven ; doch  welke  groe- 
ne kleur  haren  oorfprong  ontleent  van  de  vereeni- 
ging  der  ontwikkelde  Salpeterlucht  met  het  Salpe- 
terzuur. Door  verdunning  immers  met  water,  of 
bij  aanwending  van  eenige  warmte , verdwijnt  dezel- 
ve fpoedig  j terwijl  dezelve  bij  het  aanwezen  van  ee- 
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nig  Koper  beftendig  blijft,  en  alsdan,  door  bijvoe- 
ging van  eenige  Ammonia , in  eene  helder  blaauwe 
kleur  overgaat.  Kastner  vermeent,  dat,  indien 
men  bij  de  gewone  Salpeterzure  Zilveroplosfing  eenig 
Loogzout,  of,  nog  beter,  eenig  Zilververzuurfel 
voegt  , het  tevens  hierbij  veelal  opgeloste  Koper 
zoude  worden  afgefcheiden , en  aldus  eene  zuiver- 
der oplosfing  zoude  worden  verkregen.  De  opper- 
vlakte van  het  Zilver  wordt  veelal  bij  de  blootftel- 
ling  van  Salpeterzuur  eerst  zwartachtig,  voor  en  al- 
eer hetzelve  geheel  wordt  opgelost ; indien  er  echter 
zwarte  vlokken  na  de  oplosfing  overig  blijven,  zijn 
deze , of  kleine  onopgeloste  Gouddeeltjes , of  ook 
wel  eens  kleine  Koolftofdeeltjes , welke,  na  eene  be- 
hoorlijke affcheiding,  door  gloeijing  genoegzaam  kun- 
nen worden  onderkend;  daar  de  Koolftofdeeltjes  als- 
dan fpoedig  verdwijnen  , terwijl  het  Goud  zich  wel- 
dra door  zijnen  metallieken  glans  kenbaar  maakt.  — 
Dat  men  voor  het  overige  zich  hier  van  een  zuiver 
Salpeterzuur  ter  oplosfing  bedient , zal  bijna  onnoo- 
dig  zijn  te  herinneren;  daar  het  onzuivere,  veelal 
met  Zwavel- en  Zoutzuur  vermengde.  Salpeterzuur 
een  onoplosbaar  Zout-  en  Zwavelzuur  Zilver  in  de 
oplosfing  achterlaat;  zoo  dit  nogtans  behoorlijk  van 
dezelve  wordt  afgezonderd , kan  iri  vele  min  naauw- 
keurige  gevallen  , het  gewone  Salpeterzuur  worden 
aangewend. 

• Deze  Zilveroplosfing  in  Salpeterzuur  is  buitenge- 
woon bijtend  en  fcherp,  van  eenen  bitteren  onaau- 
genamen  fmaak,  de  huid,  haren  en  alle  dierlijke  dee- 
len  zwart  verwende  en , zamengedrongen  zijnde , de- 
zelve weldra  vernielende.  Wanneer  men  deze  op- 
losfing tot  op  een  zeker  punt  uitdampt,  dan  fchie- 
ten  er  bij  de  verkoeling  weldra  witte , glanzende , 
dunne,  onregelmatige  3,  4 of  6 hoekige,  tafelach- 
tige kristallen  aan,  welke  het  Salpeterzuur  Zilver 
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diarfteïlen.  Sommige  vermeenen  , dat,  hoe  zacht  ook 
deze  uitdamping  moge  plaats  hebben , het  zuur  nogtans 
altijd  eenig  Zilver  met  zich  zoude  voeren.  De  even- 
genoemde  Salpeterzure  Zilverkristallen  hebben  eenen 
nog  fcherperen  en  meer  bijtenden  fmaak  , dan  de  op- 
losfing  zelve;  zuiver  zijnde,  blijven  zij  in  de  lucht 
onveranderlijk.  Aan  het  licht  blootgefteld , worden 
zij  echter  fpoedig  zwart , en  beginnen  hier  en  daar 
kleine  blinkende  metallieke  flippen  van  herfteld  Zilver 
te  verkrijgen.  Overvloedig  zuur,  of  eenig  inhou- 
dend Koper,  doet  dezelve  eenige  vochtigheid  uit 
de  lucht  aantrekken.  Zij  laten  zich  in  gelijke  deelen 
water,  van  160  warmte,  gemakkelijk  oplosfen,  of  ook 
in  een  half  deel  kokend  water;  terwijl  zelfs  de  ko- 
kende , watervrije  Wijngeest  daarvan  0,42  deelen  in  zich 
opneemt.  Wanneer  eenig  Salpeterzuur  Zilver  met 
een  brandbaar  ligchaam , als  Phosphorus  of  Zwavel, 
op  een  aanbeeld  met  eenen  verwarmden  hamer  ge- 
flagen  wordt,  geeft  het  eenc  ontploffing;  ook  ge- 
fchiedt  dit  verfchijnfel , als  het  op  gïoeijende  kolen 
geflrooid  wordt,  met  eene  bijzondere  fchittering , 
en  laat  alsdan  het  herflelde  Zilver  op  de  kool  achter. 

Bij  eene  flerke  hitte , en  bijzonder  in  een  gefloten 
werktuig,  wordt  het  Salpeterzuur  Zilver  ontleed, 
met  ontwikkeling  van  Salpeterzuur,  Salpeter-  en 
Zuurftoflucht,  en  het  Zilver  blijft  in  zijnen  metal- 
lieken  (laat  over.  Het  Salpeterzuur  Zilver  fchijnt 
te  beftaan  uit  1 atoom  Salpeterzuur  en  1 atoom  Zil- 
ververzuurfel , of  bevat,  volgens  Thomfon,  op  100 
deelen  31,39  deelen  Salpeterzuur  en  68,61  verzuur- 
fel , met  welke  opgaaf  overeenkomt  Berzelius, 
die  de  verhouding  bepaalt  op  31,81  en  68,19. 

Wanneer  men  met  eene  verdunde  oplosfing  van  1 Kleumran. 
deel  van  dit  Zout  in  10  deelen  water  wit  papier  be  sah'eferruur*1 
flrijkt , verandert  dit  papier  in  de  duisternis  niet; zilver, 
maar  aan  het  licht  blootgefteld , doorloopt  het  fpoe- 
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dis  trapswijze  alle  wijzigingen  van  donkere  of  grijze 
kleuren,  tot  dat  het  eindelijk  in  het  geheel  zwarte 
overgaat.  De  onderfcheidene  lich tflralen  hebben  zelfs 
op  deze  kleurverandering  van  dit  Zilverzout  eenen 
verfchillenden  invloed,  zoodat  de  blaauwe  en  violet- 
te lichtftralen  dezelve  vrij  fpoedig  veroorzaken , de 
groenen  en  rooden  minder,  en  zoo  vervolgens.  Men 
zoude  zich  ook,  volgens  Wedgwoood,  van  deze 
zeldzame  eigenfchap  van  het  kleurveranderend  Salpe- 
terzuur Zilver  bedienen  tot  het  overbrengen  van  tee- 
keningen  op  papier  of  andere  (toffen , door,  name- 
lijk , deze  (tuffen  , met  eene  oplosfing  van  dit  Zil- 
verzout gedrenkt , te  bedekken  met  eene  reeds  ver- 
vaardigde teekening,  en  aldus  aan  de  werking  van 
het  licht  bloot  te  (tellen;  wanneer  natuurlijk  de  meer 
donkere  plaatfen  van  de  teekening  een’  zoo  veel  te 
helderder  grond  aan  het  papier  of  de  ftoffen  zullen 
mededeelen,  terwijl  de  lichte  plaatfen  van  de  teeke- 
ning het  omgekeerde  uitwerkfel  zullen  aan  den  dag 
leggen. 

Het  Salpeterzuur  Zilver,  in  eenen  zuiveren  Aar- 
den , Zilveren  of  van  Platina  vervaardigden  kroes  , aan 
het  vuur  blootgefteld,  fmelt  weldra  bij  eene  zachte 
hitte,  en  laat  zijn  kristallizatievocht  varen,  die 
echter  zeer  gering  moet  zijn,  daar  Proust,  na  eene 
aanhoudende  fmelting  van  hetzelve , flechts  een  ver- 
lies van  gedeelte  van  hetzelve  bemerkte,  De  (tof 
bruist  gewoonlijk  eerst  door  de  hitte  op , wanneer 
men  ze  met  eene  glazen  (taaf  zacht  omroert,  waarop 
zij  eindelijk  weder  begint  te  zakken  en , bij  verfterkt 
vuur,  (til  vloeit,  wanneer  zij  gefchikt  is,  om  in  be- 
hoorlijke vormen  uitgegoten  te  worden.  Bij  langere 
aanhoudende  hitte  wordt  dezelve  ontleed,  en  het 
Zilver  herlteld.  Zij  (telt  alsdan  eene  vaste  op  de 
breuk  kristalvormige  zelfltandigheid  daar,  die  den 
naam  van  Helfchen  (teen  verkregen  heeft,  en  als  een 
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heelkundig  middel  reeds  van  oude  tijden  af  bekend 
geweest  is,  en  nog  heden  als  zoodanig  met  nut  wordt 
aangewend. 

Met  Zilver  fchijnt  zich  ook,  in  eenen  toedand  vanter^  S^e' 
een  eerstverzuurfel  of  Protoxide,  met  het  Salpeterzuur  ver  mct  eerst- 
te  verbinden  tot  een  Salpeterzuur  cerstverzuurd  Zil-  verzuurfel. 
ver.  Te  dien  einde  wordt  eene  verzadigde  Salpeter- 
zure Zilveroplosfing  met  eenig  gewoon  zuiver  Zil- 
ver gekookt , waardoor  deze  een  gedeelte  Zuurdof 
van  het  opgeloste  volkomen  Zilververzuurfel  weg- 
neemt, en  hetzelve  tot  een  eerstverzuurfel  brengt. 

De  helder  afgegotene  , zamengcdrongene , geel  gekleur- 
de loog  vormt  bij  de  uitdamping  een  kristalvormig  (lol- 
lend vocht,  hetgeen  een  onzijdig  Salpeterzuur  eerst- 
verzuurd  Zilver  daardelt.  Hetzelve  laat  zich  niet 
in  water  oplosfen  , maar , bij  hetzelve  gevoegd  , wordt 
het  Salpeterzuur  eerstverzuurd  Zilver  met  overmaat 
van  Zilververzuurfel  afgefcheiden.  Dit  Zout  kleurt 
het  Lakmoesaftrekfel  blaauw;  de  Zwavelzure  Indigo- 
oplosfing  wordt  van  hetzelve  ontkleurd,  en,  door  bij- 
voeging van  Salpeterzuur,  wordt  het  weder  tot  ge- 
woon Salpeterzuur  volkomen  Zilververzuurfel  ge- 
bragt.  De  bijtende  en  vlugge  Loogzouten  ploffen 
dit  eerde  verzuurfel  ook  uit  het  Zout  als  een  bruin 
nederploffel  neder;  hetgeen  echter  in  de  lucht  wel- 
dra tot  een  tweede  verzuurfel  overgaat.  Wanneer 
men  enkele  droppen  van  deze  Zoutoplosfing  in  een 
glas  met  kokend  water  laat  vallen , ziet  men  drie  * 
fchoone  opvolgingen  van  kleuren , als  van  geel , 
rood  tot  zwart , die  bij  het  gewoon  Salpeterzuur 
Zilver  als  zoodanig  niet  worden  waargenomen. 

Offchoon , wel  is  waar , de  Chlorine  niet  tot  de  Zu-  Werking 
ren  gebragt  kan  worden,  en  dus  in  dat  opzigt  hierj™ncd®  ™°* 
geene  plaats  verdient,  zoo  zal  het  echter  noodig Zilver, 
zijn , tot  regt  verdand  van  de  vereeniging  van  het 
Zoutzuur  met  het  Zilver  * de  befchouwing  van  de 
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werking  van  deze  (lof  op  het  Zilver  eerst  vooraf  te 
doen  gaan.  Wanneer  bladzilver  aan  gasvormige 
Chlore  of  zoogenaamde  gezuurde  Zoutzure  lucht 
wordt  blootgefteld , zoo  wordt  deze  ftof  langzaam 
van  het  Zilver  opgeflurpt.  Het  Zilver  verliest  daar- 
door zijnen  glans , wordt  wit  en  gaat  fpoedig  met 
hetzelve  tot  een  Chlore -houdend  Zilver  over.  Vol- 
gens de  meesten,  gefchiedt,  bij  de  blootftelling  van 
deze  beide  ftoffen,  geene  ontwikkeling  van  licht,  of- 
fchoon  wij , volgens  de  reeds  boven  genoemde  proef- 
nemingen , zeer  dun  Zilverdraad  in  deze  lucht  heb- 
ben zién  gloeijen,  zonder  echter  vonken  van  zich 
te  geven.  Wanneer  intusfehen  door  water,  het- 
geen eenig  Zilververzuurfel  bevat , deze  gasvormige 
Chlore  geleid  wordt,  alsdan  ontftaat  er  een  Chlore- 
houdend  Zilver,  en  een  Chlorinezuur  Zilververzuur- 
fel , het  eerfte  door  zijne  witte  poederaditige  gedaan- 
te kenbaar,  het  tweede  kristallizeerbaar  in  witte,  on- 
doorfchijnende , vierzijdige  zuilen  met  fcheeve  eind- 
vlakten  , bij  verhitting  Zuurftof  afgevende  en  in  Chlo- 
re-houdend  Zilver  overgaande. 

Het  Zoutzuur,  of  wel  het  Waterftoffig  Chlorine- 
zuur, is  niet  in  ftaat,  om  het  metallieke  Zilver  op 
te  losfen , doch  ontleedt,  door  zijne  groote  verwant- 
schap tot  hetzelve,  of  liever  deszelfs  verzuurfds,  bij- 
na alle  door  andere  Zuren  reeds  gevormde  Zilver- 
oplosfingen , zich  van  derzelver  metaalgedeelte  ver- 
meesterende , en  tot  een  Zoutzuur  Zilver  overgaan- 
de. Daar  nogtans , volgens  de  nieuweren  , het  Zout- 
zuur befcaat  uit  de  Chlore  en  Waterftof,  zoo  ver- 
meenen  zij  ook,  dat  er,  zoo  dikwijls  men  Zoutzuur 
met  Zilveroplosfingen  in  vereeniging  brengt , geen 
eigenlijk  Zoutzuur  Zilver  (Murias  of  Hydrochloras 
oxidi  Argenti),  maar  meer  een  Chlore-houdend  Zilver 
(Chloruretum  Argenti)  zoude  geboren  worden.  De 
Waterftof  immers  van  het  Zoutzuur  zoude  zich 
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met  de  Zuurftof  van  het  Zilververzuurfel  vereenigen 
tot  water,  en  de  Chlore  met  het  herftelde  Zilver  tot 
een  Chlore- houdend  Zilver. 

Dit  Zoutzuur,  of  Chlore -houdend  Zilver,  wordt clrV^Ql11f7el^lir 
gemeenlijk  daargefteld  door  het  gewone  Zoutzuur,  of  zilver  ge- 
andere  Zoutzure  middenzouten,  bij  eene  Salpeterzure vormd  wordt, 
Zilveroplosfing  te  voegen,  wanneer  oogeublikkelijk , pen^an  het-' * 
op  evengenoemde  gronden,  een  wit,  vlokkig,  ftrem-zdve. 
felachtig  Chlore- houdend  Zilver  wordt  nedergeploft. 

Dit  Chlorureet  kan  bijna  onoplosbaar  in  water  ge- 
zegd worden , daar  het  zich  flechts  in  3072  deelen 
van  hetzelve  laat  oplosfen.  In  eene  overmaat  van 
Zoutzuur  is  het  intusfchen  oplosbaar,  en  geeft  zelfs 
daarmede  regelmatige  kristallen , offchoon  weder  deze 
oplosling,  door  bijvoeging  van  water,  onder  affchei- 
ding  van  het  gewone  Zilverchlorureet,  ontleed  wordt. 

Hetzelve  is  ook  zeer  oplosbaar  in  de  Ammonia , zoo 
het  niet  vooraf  al  te  veel  zamenhang  verkregen  heeft; 
ook  de  Kolenzure  Loogzouten  ontleden  hetzelve, 
en  vele  Metalen,  als  het  Ijzer,  Koper,  Lood,  Spies- 
glans, Bismuth  en  de  Zink,  vereenigen  zich  met  des- 
zelfs  Chlore  en  fcheiden  het  Zilver  meer  of  minder 
zuiver  af. 

Het  wordt  nog  fchielijker,  dan  andere  Zilververbïn-  Werking  van 
dingen,  paarsch  - zwart  bij  de  blootftelling  aan  het  warmte  op^w 
licht;  ja,  zelfs  onder  water,  of  in  gefloten  vaten , Zoutzuur  Zil- 
wordt  het  door  hetzelve  zoo  fpoedig  aangedaan,  datVcr* 
het  te  regt  om  deze  eigenfchap  als  een  Lichtmeter, 
om  de  fterkte  des  lichts  te  bepalen  en  aan  te  wijzen , 
is  aangewend  geworden.  In  eene  warmte  van  260°, 
zelfs  in  gewone  glazen  vaten,  fmelt  dit  Chlore- hou- 
dend Zilver  zeer  ligt  tot  eene  grijze,  half  doorfchij- 
nende , buigbare,  horenachtige  ftof,  waardoor  het 
eertijds  den  algemeenen  naam  van  Horenzilver  ver- 
kregen heeft.  Kunckel  meende  zelfs,  dat  men 
yan  dezelve  gefchikt  gebruik  zoude  kunnen  maken, 
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om  daaruit  doozen  en  .andere  kleine  kostbare  voor- 
werpen te  vervaardigen.  Op  eene  plaat  uitgeftort, 
Holt  deze  gefmoltene  ftof  in  eene  naaldvormige  ge- 
daante, zelfs  tot  achthoekige  kristallen,  met  eenen 
nietallieken  glans.  Bij  eene  heviger  fmelting  zoude 
dit  Zilverchlorureet , volgens  het  algemeen  gevoelen , 
door  de  poriën  der  kroezen  henen  vloeijen , offehoon 
P r o u s t meent , dat  het  niet  alleen  geenszins  de 
kroezen  doordringt , maar  zelfs  derzelver  oppervlak- 
te niet  eens  aantast.  Ook  vele  houden  deze  ftof 
niet  als  vuurvast ; doch  ook  in  dit  opzigt  zijn 
E n g f t r ö m , Sage  en  P r o u s t van  een  ander  ge- 
voelen. 

• Daar  men  zich  van  het  Zoutzuur  dikwijls  bediend 
.heeft,  om,  door  deszelfs  vaste  en  gelijke  vereeniging 
met  het  Zilver,  den  inbond  van  dit  Metaal  op  eene 
gemengde  masfa  te  bepalen , zoo  begrijpt  ieder  ligte- 
lijk , hoeveel  dan  ook  in  dit  opzigt  afhangt  van  de 
kennis  van  de  juiste  verhouding  van  deze  Zoutzure 
Zilververbinding.  Van  daar,  dat  zoo  vele  Geleer- 
den hetzelve  te  dien  einde  hebben  onderzocht,  ge- 
lijk uit  de  volgende  tafel  blijken  kan ; waarvan  het 
eerlte  gedeelte  de  opgave  in  die  vooronderftelling  be- 
vat , dat  het  Zoutzuur  Zilver  beftaat  uit  Zoutzuur 
en  Zilvervcrzuurfel ; terwijl  het  tweede  de  Chlore 
en  het  Metallieke  Zilver  als  beftanddeelen  van  het- 
zelve bepaalt.  Zoo  bevatten  ioo  deden  van  het- 
zelve 
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Volgens  Zoutzuur  Zilververzuurfel 

Buchols 17,  50  82, 50 

Gay-Lusfac  . . . 19,28  80,7a 

C h e ve  n ix 17,  ......  83, 

B e r z e 1 i 11  s . . . . 19,097 80,903 

Chlore  Zilver 

Ma  reet 24,53 75,47 

Proust 23,55 76,45 

R ofe  . . . 23, 82 76, 1 8 

Berz.elius  ...»  24,21 75,79 

Gay-Lusfac  . , . £4,75 75, 25 

D a v y 24,5  ......  75,5 

Thomfon 24,66 75,  34* 


liet  geringe  verfchil  van  deze  opgaven  zal  inogelijk 
hoofdzakelijk  ontdaan  van  vvege  de  onderfcbeiéene 
graden  van  droogheid,  waartoe  men  deze  verbindin- 
gen gebragt  heeft,  voor  en  aleer  dezelve  aan  de  fchei- 
dingen  werden  onderworpen;  alsmede  aan  de  onder- 
icheidene  manieren  van  fcheiding,  waarvan  men  zich 
in  dezen  bediend  heeft.  De  eigenlijke  waterdeelen 
van  het  Zoutzuur  Zilver  fchijnen  echter  zeer  gering 
te  zij  11,  daar  Henry  bevonden  heeft,  dat  100  dee- 
len  van  hetzelve,  gedurende  24  uren,  in  eene  wgrm- 
te  tusfehen  100  en  1800  gedroogd,  naauwelijks  één 
deel  na  eene  daarop  volgende  fmelting  verloren  had- 
den. In  alle  gevallen  febijnt  het  zeer  waarfchijnlijk, 
dat  dit  Zoutzuur  Zilver  beftaat , hetzij  uit  1 atoom 
Zoutzuur  en  1 atoom  Zilververzuurfel,  hetzij  uit 
i atoom  Cilore  en  1 atoom  Zilver;  terwijl  tevens 
het  Chlorinezuiir  Zilver  (Chloras  Argenti),  ver- 
kregen door  verzadiging  van  Zilververzuurfel  met 
vloeibare  Chlore , zeer  waarfchijnlijk  uit  1 atoom 
Chlorinezuur  en  1 atoom  Zilververzuurfel  zal  be- 
Itaan.  B e r z e 1 i u s geeft  dit  laatfte  Zout  op  als  za- 
mengedeld  uit  39337  Chlorinezuur,  en  60,63  Zil- 
ververzuurfd. 


Het 


a6 8 WERKING  van  de  ZUREN 

Z^velzuüjr  Het  Zwavelzuur  werkt  ook  op  het  Metallieke  Zil- 
ver; doch  niet  dan  bij  eenen  kokenden  hittegraad , 
cn  in  eenen  verfterkten  toeftand  van  dit  Zuur.  Om 
dus  dit  Zwavelzuur  Zilver  daar  te  (lellen , lost  men 
het  fijn  verdeelde  Zilver  in  zamengedrongen  Zwavel- 
zuur, door  middel  van  koking,  op  ; er  ontwikkelt  zich 
Zwaveligzure  lucht,  en  bij  de  verkoeling  fchiet  het 
Zwavelzuur  Zilver  in  kleine,  witte,  naaldvormige,  of 
ook  wel  blinkende  plaatswijze  kristallen  aan.  Ook 
kan  men  hetzelve  verkrijgen , door  bij  ecne  Salpeter- 
zure Zilveroplosfing  eenig  Zwavelzuur  of  Zwavel- 
zure loogzoutige  middenzouten  te  voegen,  wanneer 
hetzelve  zich  als  een  wit  nederploffel  uit  de  oplos- 
fing terftond  affcheidt.  Dit  Zwavelzuur  Zilver  is 
wit,  zonder  eenigen  (maak,  niet  zeer  oplosbaar  in 
water,  zoodat  het,  volgens  Wen  zei,  87,25  dee- 
len  van  hetzelve  tot  zijne  oplosfing  benoodigd  zou- 
de hebben  ; welke  oplosfing  nogtaus  , door  bijvoe- 
ging van  eenig  verdund  Zwavelzuur  of  Salpeterzuur, 
aanzienlijk  bevorderd  zoude  worden.  Voor  de  blaas- 
pijp fmtlt  het  gemakkelijk  en  laat  eindelijk  het  Zilver 
in  zijnen  Metaalftaat  achter.  Dit  Zout  wordt  door 
de  Loogzouten,  het  Zoutzuur,  de  gezwavelde  Wa- 
tcrftof  en  eenige  Metalen,  als  Ijzer,  Koper,  Zink  en 
Kwik , gemakkelijk  ontleed.  Hetzelve  beftaat  waar- 
fchijnlijk  uit  1 atoom  Zilververzuurfel  en  1 atoom 
Zwavelzuur,  of  bevat,  volgens  Berzelius,  op 
100  deelen  25, 66  Zuur  en  74, 34  van  het  Metaal- 
verzuurfel. 

Andere  Zn*  Het  Zilver  vereenigt  zich  bovendien  met  eene  me- 
ren en  Zilver.  njgte  van  zuren  tot  Zilverzouten  van  eenen  verfchil- 
lenden  aard;  doch  daar  deze  nogtans  een  minder  toc- 
pasfelijk  bepaald  nut  hebben,  zal  eene  enkele  op- 
noeming van  dezelve  hier  genoegzaam  gehouden  kun- 
nen worden.  Wanneer  men  bij  eene  Salpeterzure  Zil- 
veroplosling  de  volgende  zuren  voegt,  als  b.  v.  het 
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Kolenzuur,  Boraxzuur,  Zwaveligzuur,  Arfenikach- 
tigzuur,  Chromiumzuur , Molijbdenzuur , Tungfteen- 
zuur,  Iödezuur,  Wijnfteenzuur,  Melkzuikerzuur, 

Appelzuur,  Blaauwzuur  en  Phosphorzuur , dan  ont- 
ftaan  de  Zilverzouten , die  uit  voornoemde  Zuren  en 
Zilver  beftaan  , en  ook  daarvan  hunnen  naam  ontlee- 
nen;  terwijl  het  Arfenikzuur  Zilver  bereid  wordt 
door  onmiddelijke  fmelting  van  het  Arfenikzuur  met 
het  Zilver,  en  het  Vloeifpaathzuur , Azijnzuur,  Ben- 
zoëzuur,  Barnïïeenzuur,  Zuringzuur,  Citroenzuur 
en  Melkzuur  Zilver,  door  oplosfing  van  het  Zilver- 
verzuurfel,  inde  genoemde  Zuren  worden  daargefteld. 

Daar  het  Zilver  zich  niet  dan  zeer  bezwaarlijk  door  Het  Zilver- 
het  vuur  verzuren  laat,  en  dit  intusfchen  in  het  $al-verzuurfeL 
p.terzuur  zoo  gemakkelijk  bewerkftelligd  wordt,  zoo 
bedient  men  zich  ook  meestal  van  deze  Salpeterzu- 
re Zilveroplosfing,  om,  door  bijvoeging  van  vaste 
Loogzouten  of  Aarden , het  Zilver  als  verzuurfel  uit 
dezelve  af  te  fcheiden."  Gemeenlijk  bedient  men  zich 
te  dien  einde,  om  hetzelve  in  den  meest  zuiveren 
toeftand  te  verkrijgen,  van  het  Zwaaraarde  water , het- 
geen in  dezen  boven  andere  Aardachtige  of  Loogzou- 
tige oplosfmgen  de  voorkeur  verdient,  wanneer  het 
daardoor  verkregen  nederploffel  behoorlijk  wordt  af- 
gewasfchen  en  tot  aan  de  roodgloeijing  toe,  om  het  af- 
fcheiden  der  waterdeelen , verhit  wordt.  Dit  Zil* 
ververzuurfel  is  dan  niet  anders,  dan  eene  vereeni- 
ging  van  het  metallieke  Zilver  met  de  Zuurftof  uit 
het  Salpeterzuur  ontleend.  Het  fielt  alsdan  eeneu 
donker- olijf kleurigen  kalk  daar,  die,  volgens  de 
meeste  fchrijvers , zonder  eenigen  fmaak  of  reuk  is  , 
geene  werking  op  de  blaauwe  plantenkleuren  aan- 
toont, onoplosbaar  in  water  is,  en  noch  door  het 
licht , noch  door  de  Zuurftof  wordt  aangedaan.  K a s t- 
ner  kent  echter  aan  denzelven  eenen  walgingverwek- 
kenden  metallieken  fmaak  toe,  en  Orfila  houdt  den- 
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zelven  genoegzaam  oplosbaar  in  water,  en  de  blaau- 
we  plantenfappen  groen  kleurend.  Wanneer  hij 
zonder  eenige  bijvoeging  verwarmd  wordt,  hcrltelt 
dezelve  weldra  weder  tot  Metaal;  ja,  bijna  alle  brand-* 
bare  ligchamen  veroorzaken  dit  reeds  , bij  eene  zeer  ge- 
ringe warmtemaat,  onder  ontwikkeling  van  lichtltof, 
daar  de  Galvanifche  en  ELktrieke  vloei  oliën  dit  bijna 
oogenblikki  lijk  bewerken.  Door  deze  gemakkelijke  her- 
ftelling  kan  men  nu  ook  de  hoeveelheid  van  de  Zuurltof 
van  dit  verzuurfel  zonder  veel  moeite  bepalen  ; daar 
hetzelve  Hechts  in  eenen  kromhals  aan  eene  mati-- 
ge  hitte  behoeft  te  worden  blootgefteld . om  de  Zuur- 
ltof af  te  fcheiden  , en  daardoor  zoowt  1 de  hoeveel- 
heid van  deze , als  die  van  het  overgebleven  Zilver 
naauwkeurig  te  kunnen  bepalen.  Men  kan  in  het 
algemeen  vastllellen,  dat  dit  Zilvervtrzuurfcl  beftaat 
uit  i atoom  Zilver  en  2 atomen  Zuurftof,  daar  het, 
volgens  Pr  o ust,  in  het  bovengenoemde  Salpeter- 
zuur eerstverzuurd  Zilver,  feffijnt  te  zijn  zamenge- 
Iteld  uit  i atoom  Zilver  en  1 atoom  Zuurltof;  ter- 
wijl Berzelius  ook  nog  twijfelt  aan  het  beltaaii 
van  een  derde  verzuurfel,  dat  beflaan  zoude  uit  3 
atomen  Zuurltof  en  1 atoom  Zilver.  Het  gewone 
tweede  verzuurfd  wordt  nu,  volgens  Gay-Lus- 
fae  en  T h e n ar  d , bepaald  als  zamengelteld  uit  92,94 
Zilver  en  7,06  Zuurltof;  terwijl  Thomfon  het  op- 
geeft als  93,Q2  en. 6.78,  en  Berzelius  als  93,11 
en  6,89,  met  welke  laatlte  bepaling,  als  overeei  ko- 
mende met  het  Arithmetifche  midden  . ook  Wolf  zich 
vereenigt.  Berzelius  houdt  het  derde  Zilverver- 
zuurfel  als  zamengelttld  uit  90  ot  Zilver  en  9,99 
Zuurltof,  offehoon  anderen  zich  van  eene  zoodani** 
ge  vereeniging  nog  niet  overtuigd  houden. 
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Zilver  en  eenige  andere,  jlojfciu 

Buiten  de  Zuren , die  op  liet  Zilver  zulk  een  grootde®°kftn®|n,n' 
vermogen  hebben,  zijn  er  ook  nog  eenige  andere VVerken op  het 
doffen,  die  op  dit  Metaal  weder  hunne  bijzondere  Zilver, 
kracht  uitoefenen  en  zich  met’  hetzelve  vereenigen 
kunnen.  Ten  opzigte  van  de  Loogzouten  , hebben  de 
vaste  geene  werking  op  hetzelve,  daar,  integendeel, 
het  vlugge  Loogzout,  of  de  Ammonia,  met  deszelfs 
verzuurfel  eene  hoogst  belangrijke  vereeniging  on. 
dergaat.  Ook  vele  Brandbare  ligchamen  verbinden 
zich  met  het  Zilver,  terwijl  het  met  de  meeste  Me- 
talen ©nderfcheidene  Metaalmengfels  oplevert,  welke 
laatfte  verbindingen  wij  echter  in  een  volgend  Hoofd- 
ftuk  afzonderlijk  behandelen  zullen. 

Het  Zilververzuurfcl  wordt  immers  in  dit  vlugge verben 
Loogzout  niet  alleen  opgelost,  maar  levert  daarme- J 
de  zelfs  in  watervrijen  Wijngeest  oplosbare  kristal- vanB er t hol- 
len  op.  Aan  den  Heer  B e r t h o 1 1 e t zijn  wij  dan  ook 1 e u 
de  zamenftelling  van  deze  Aniraoniakale  Zilververbin- 
ding  verfchuldigd , die  , onder  den  naam  van  Donder- 
zilver  van  Berthollet,  door  zijne  verfchrikkelij- 
ke  ontploffende  krachten,  alzoo  betiteld  is.  Om  het* 
zelve  daar  te  (lellen,  bedient  men  zich  gewoonlijk, 
volgens  Berthollet,  van  eene  Salpeterzure  Zil- 
veroplosfing,  waaruit  men,  door  middel  van  kalkwa- 
ter,  het  Zilververzuurfel  affeheidt,  hetgeen  men  be- 
hoorlijk met  zuiver  water  affpoelt  cn  op  vloeipapier 
droogt.  Men  overgiet  nu  dit  verzuurfel  met  Ammo-  . 
nia  en  laat  het,  gedurende  io  a 12  uren,  in  de  lucht 
(laan,  wanneer  er  eene  zwarte  huid  van  eenig  her- 
fteld  Zilver  ontflaat , die  nu , door  opgieting  van  eene 
nieuwe  hoeveelheid  Ammonia,  moet  worden  opge- 
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lost,  wanneer  het  vocht  afgegoten  wordt  va'n  het 
overgeblevene  zwarte  poeder,  hetwelk,  met  de  ui- 
terfte  voorzigtigheid , op  eenig  vloeipapier,  bij  zeer 
kleine  gedeelten , zonder  warmte  gedroogd  en  in  ope- 
ne  fchoteltjes  bewaard  wordt. 

Andere  be-  Anderen  overgieten  Hechts  het  bovengenoemde  Zil- 
reidingvan dir yerverzuurfel  zoo  lang  met  Ammonia,  dat  het  poe- 
der  eene  zwarte  kleur  verkregen  heeft,  welk  zwart 
poeder  dan  als  het  begeerde  Donderzilver  verzameld 
wordt.  Men  kan  echter  ook  zeer  gefchikt  hetvoor- 
noemd  Zilververzuurfelbij  voorraad  in  gereedheid  heb- 
ben , en  dan  Hechts  2 a 3 korrels  van  hetzelve,  in  een 
horologieglas , met  zuivere  bijtende  Ammonia  over- 
gieten  tot  de  dikte  van  een’  brij;  wanneer  men  het 
mengfei  aan  de  lucht  blootftelt,  en,  na  de  zwart- 
wording  van  het  poeder,  de  Ammonia  er  afgiet,  of 
ook  wel  alles  in  de  lucht  tot  droogworden  toe  Haan 
laat.  — Volgens  H iggen  s , zouden  de  vorige  berei- 
dingen minder  zeker  zijn,  en  er  een  meer  krachtig 
Donderzilver  daargefteld  worden , door  het  versch  be- 
reid en  gedroogd  Zil verve fzuurfel  uit  zijne  Salpe- 
terzure oplosfing  door  kalkwater  in  een  glas  te  men- 
gen met  bijtende  vloeibare  Ammonia , en  na  eenigen 
tijd  in  een  vlak  vat  het  vocht  af  te  gieten  , hetgeen , 
bij  zijne  verdamping  in  de  lucht,  op  de  oppervlak- 
te glanzende  kristallen  zoude  opleveren,  die  door 
het  afgieten  van  het  vocht  verzameld  worden;  welk 
afgegoten  vocht  op  nieuws  door  zoodanige  uitdam- 
ping eenige , doch  minder  vermogende  , kristallen  zou- 
de daarltellen.  Higgens  befchouwt  deze  kristallen 
alleen  als  het  zuivere  werkzame  Donderzilver , daar 
het  gewone  Hechts  in  die  mate  vermogend  is,  naar- 
mate het  van  deze  kristallen  bevat.  Dat  desniette- 
min deze  manier  van  bereiding  hoogst  gevaarlijk  is  , 
en  niet  dan  bij  zeer  geringe  hoeveelheden  moet  on- 
dernomen worden , kan  niet  genoegzaam  herinnerd 
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worden.  Het  boven  vervaardigd  Bertholletsch  Don. 
derzilver  Relt  een  vast  grijs  poeder  daar,  zonder  reuk 
of  fmaak,  terwijl  het  afgegoten  Ammoniakaal  vocht, 
in  eenen  kromhals  overgehaald,  even  gelijke  kristallen 
daardelt,  als  volgens  de  manier  van  Higgens  ver- 
kregen worden. 

Beide  Donderzilvers  hebben  zulk  een  derk  ont- 
ploffend vermogen,  dat  de  geringde  fchok , drukking 
of  luchtftroom  deszelfs  verfchrikkelijke  ontleding  ver- 
oorzaakt. Eene  menigte  van  ongelukkige  voorvallen 
bevestigen,  helaas!  maar  al  te  zeer  deszelfs  gevaar- 
volle kracht;  ja  zelfs  nog  met  water  geheel  bevoch- 
tigd zijnde,  kan  het  geene  de  minde  drukking  ver- 
dragen. De  uitwendige  wrijving  van  een  glas,  waar- 
in hetzelve  bevat  is,  is  fomtijds  genoegzaam,  om 
het  te  doen  ontploffen.  De  aanraking  van  eene  zach* 
te  veder , een  enkel  drop  water  van  eene  hoogte  val- 
lende doet  het  terdond  ontbersten.  Zelfs  een  dukje 
papier,  waarop  zich  eenige  deeltjes  van  hetzelve 
bevonden,  ontplofte,  toen  het  door  den  wind  werd 
voortgedooten ; ja,  wanneer  men  flechts  iets  van  deze 
dof  op  den  grond  vallen  laat,  ontbindt  zich  hetzelve 
met  eene  ontzetrende  kracht.  Men  houdt  in  het  al- 
gemeen dit  Donderzilver  voor  een  mengfel  van  Zil- 
ver, (Zuurdof,  Waterdof  en  Stikdof,  waarvan,  bij 
de  minde  verandering  der  kleine  gronddeeltjes , de 
Zuurdof  zich  met  de  Waterdof,  onder  vrijwording  der 
gebondene  warmtedof,  tot  water  vereenigt,  het  Zil- 
ver zich  herdelt  en  de  Stikdof  ontwijkt.  Kastner 
befchouwt  echter  dit  Donderzilver  als  eene  Zilver- 
zure  Ammonia  (Argentas  Ammoniae),  in  die  voor- 
onderdelling , dat  het  Zilver,  even  als  bij  eenige  an- 
dere Metalen  plaats  heeft,  door  verzuring  tot  eenen 
zuren  daat  kan  gebragt  worden,  en  zich  als  zooda- 
nig met  de  Loogzouten  tot  middenzcutige  doffen  ver* 
«enigen  kan. 
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v£»£fv«  Behalve  dit  meer  algemeen  bekend  Donderzilver  van 

tiis.  ’Berthollet,  zijn  er  nog  andere  ontploffende  verbin- 
dingen van  dit  Metaal,  waarvan  wij  ook  bij  deze  ge- 
legenheid cenige  melding  zullen  moeten  maken.  In 
de  eerfte  plaats  beftaat  er  nog  eene  foort  van  Donder- 
zilver, door  den  Heer  Figuier  van  Montpellier  ont- 
dekt, en  naderhand  breeder  onderzocht  door  Desco* 
tils,  Cruikshank  en  Brugnatelli.  Om  het- 
zelve te  vervaardigen  , wordt , volgens  D e s c o t i 1 s , 
idee!  zuiver  Zilver  opgelost  in  12  deelen  zuiver  Salpe- 
terzuur , en  worden  bij  deze  warme  oplosfing  gevoegd 
1 2 dcelen  watervrijen  Wijngeest,  wanneer  er  terftond 
eene  hevige  ontwikkeling  van  Salpeterige  Aetherdam- 
pen  ontflaat,  tevens  met  eene  aanzienlijke  neder- 
plofüng  van  een  wit  vlokkig  poeder,  hetwelk,  na  de 
verkoeling  van  het  mengfel , afgewasfchen  en  voorzig- 
tig  op  vloeipapier  verzameld,  alle  eigenfchappen  van 
een  vermogend  Donderzilver  bezit.  Figuier  neemt 
echter  te  dien  einde  i deel  Zilver,  19  deelen  Sal- 
peterzuur en  even  veel  watervrijen  Wijngeest;  ter- 
wijl Brugnatelli  op  1 deel  gefmolten  Salpeter- 
zuur Zilver,  of  zoogenaamden  Helfchen  Been,  15 
deelen  Salpeterzuur  en  evenveel  Wijngeest  aanwendt, 
en  Cruikshank4o  deelen  Zilver,  60 deelen  zamen- 
gedrongen  Salpeterzuur  en  60  deelen  watervrijen  Wijn- 
geest, met  gelijke  deelen  water  verdund,  voorfebrijft. 
Marechaux  lost , in  een  mengfel  van  3 deelen  wa- 
tervrijen Wijngeest  en  1 deel  Terpentijnolie , zoo  veel 
Salpeterzuur  Zilver  op,  als  mogelijk  is,  en  voegt 
er  alsdan  zoo  veel  rookend  Salpeterzuur  bij,  als  ver- 
eischt  wordt  tot  de  affeheiding  van  het  Donderzilver. 
Uit  verfchillende  proefnemingen  is  mij  echter  geble- 
ken, dat  deze  bijvoeging  van  Terpentijnolie  van  geen’ 
bijzonderen  dienst  is , en  dat  men  gemeenlijk  te  wei- 
nig Wijngeest  tot  deze  bereiding  aauwendt. 
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De  volgende  manier  is  mij  uit  vele  anderen  als  ge-  Zekere berei» 
fchikt  en  voordeelig  voorgekomen.  Men  lost,  na-zejJe. 
melijk,  ï deel  zuiver  Zilver,  door  middel  van  eene 
zachte  warmte , in  20  deelen  zuiver  Salpeterzuur  van 
36°  op,  en  voegt  bij  de  verkoelde  oplosfing  30  dee- 
len Wijngeest  van  26°  zoodanig  in  kleine  hoeveel- 
heden , -dat  er  naauwelijks  eenige  ontwikkeling 
van  Salpeterlucht  plaats  heeft*  wanneer  het  vocht 
langzaam  tot  bijna  op  de  helft  in  een  zandbad  wordt 
uitgedampt,  en  er,  onder  deze  uitdamping,  eene  aan- 
zienlijke hoeveelheid  van  naaldswijze  kristallen  van  een 
uitnemend  fchoon  Donderzilver  zich  zal  'affcheiden. 

Uit  vroegere  proefnemingen,  door  mij,  met  mijnen 
Vriend  den  Hoogleeraar  Th.  vanSwinderen,  met 
dit  Donderzilver  in  het  werk  gefield,  is  ons  allezins 
gebleken,  hoe  noodzakelijk  alle  voorzorg  en  voor- 
zigtigheid  bij  de  bereiding  van  deze  (lof  in  acht  te 
nemen  zijn.  Het  is  onder  ander  anderen  zeer  aan  te 
raden,  om,  voornamelijk  bij  de  koking  van  het  meng- 
ftl , het  gezigt  niet  onmiddelijk  aan  hetzelve  bloot  te 
(tellen,  daar  ligtelijk  eenige  bovendrijvende  fchuimen- 
de  kristallen  zich  aan  het  glas  kunnen  hechten  v 
en  bij  de  verdere  uitdamping,  door  het  verlies  van 
vochtdeelen  bij  dien  warmtegraad,  zeer  ligt  eene 
gevaarlijke  ontploffing  van  het  geheel  kunnen  veroor» 
zaken.  (*) 

Dit  Donderziiver  van  Descotils  is  een  glanzend,  Eigenfchap- 
graait wachtig  wit,  kristalvormig  poeder,  van 
onaangenamen  fmaak,  en  eene  groote  eigendommelijke  en  ooraaak  zij. 
zwaarte,  weinig  veranderlijk  inliet  lichr,  en  gemakke-^ontPlof* 
lijk  ontploffende  door  de  warmte,  door  eenen geringen 
floot  of  fchok,  door  de  werking  der  Elektrieke  of 
Galvanifche  vloeiflof , en  door  aanraking  van  zamen- 

g«- 

(*)  Algeirteene  kunst*  £n  letterbode,  1808.  No.  4.  b!.  55. 
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gedrongen  Zwavelzuur.  Door  potascli  wordt  het- 
zelve, ontleed  en  het  Zilververzuurfei  nedergeploft. 
Het  gebruik  van  dit  Donderzilver  is  genoegzaam  be- 
kend ; bet  wordt  veelal , vooraf  bevochtigd  zijnde , 
tot  eenige  korrels  met  eenig  zand  of  keifteentjes  in 
linnen  of  zijden  Boffen  opgefloten,  of  tusfehen  pa- 
pier verbonden,  of  op  dunne  giasblaasjes  gehecht, 
en  met  papier  ontwikkeld,  wanneer  door  de  min- 
Be  wrijving  of  Booling  eene  ontploffing  veroorzaakt 
wordt.  Het  vermogen  intusfehen  van  dit  Donder- 
zilver, en  de  zoo  algemeen  bekende  manier,  om  het- 
zelve te  vervaardigen  en  openlijk  te  verkoopen , ver- 
dient allezins  de  aandacht  der  openbare  BeBuurders; 
uit  hoofde,  zoowel  door  onvoorzigtigheid , als  ook 
wel  in  andere  opzigten,  deze  vermogende,  het  Bus- 
kruid in  kracht  nog  verre  overtreffende,  Bof  mis- 
bruik en  ongelukken  veroorzaken  kan.  Men  is  iu 
het  algemeen  van  oordeel , dat  dit  Donderzilver  is 
zamengeBeld  uit  Suikerzuur  en  Zilververzuurfel , 
welk  Zuur  door  de  inwerking  van  het  Salpeterzuur 
op  den  Wijngeest  zoude  daargefteld  worden ; terwijl 
anderen  vermeenep  , dat  er,  gedurende  de  werking 
der  genoemde  Boffen,  Ammonia  zoude  geboren  wor- 
den door  de  vereeniging  van  de  Stikftof  van  het  Sal- 
peterzuur met  de  WaterBof  van  den  Wijngeest,  en 
het  aldus,  met  het  Zilververzuurfel  vereenigd,  groo- 
tendeels  zoude  overeenkomen  met  het  gewone  reeds 
genoemde  Donderzilver  van  Bert  hollet. 

Donderzil-  Er  beBaat  nog  eene  derde  foort  van  Donderzilver, 

ver  van  Che-^velke  het  Donderzilver  van  Chevenix  genoemd 

Vt'Dlï,  0 

wordt , en  ook  wel  geweldig  ontploft , doch  iets 
zachter  en  veiliger,  dan  de  vorigen,  te  houden  is. 
Dit  Donderzilver  is  niets  anders,  dan  de  boven  reeds 
genoemde  Chlorinezure  Zilververbinding , daar  de- 
zelve ook  wordt  daargefteld,  door  luchtvormige  Chlo- 
re  of  gezuurde  Zoutzure  lucht  door  Zilververzuur- 
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fjl  bevattend  water  te  doen  heenftxoomen , wanneer 
er,  en  een  onoplosbaar  Chlore -houdend  Zilver  zal 
geboren  worden , en  eene  door  uitdamping  te  ver- 
krijgen kristalvormig  ontploffend  Chlorinezuur  Zilver 
zal  worden  daargefteld.  Chevenix  heeft  echter  tot 
deze  bereiding  eene  meer  zamengeltelde  manier  voor- 
gedragen , welke  berust  op  eene  wederzijdfche  ont- 
leding van  Chlorinezure  Kalk  en  Phosphorzure  Soda. 

Hij  verzadigt  immers  te  dien  einde  fijn  verdeelden, 
met  genoegzaam  water  vermengden , bijtenden  kalk  met 
luchtvormige  Chlore,  om  , door  uitdamping  en  kristal- 
lizatie,  daarvan  den  Chlorinezuren  kalk  af  te  fchei- 
den.  Dit  zout  wordt  nu  opgelost  en  gekookt  met 
eene  zekere  hoeveelheid  Phosphorznur  Zilver,  ver- 
kregen door  nederploffing  van  het  Zilver  uit  zijne  Sal- 
peterzure oplosfing , door  Phosphorzuur  of  Phosphor- 
zure Soda,  wanneer  er  weldra  Phosphorzure  kalk  en 
Chlore -houdend  Zilver  wordt  nedergeploft;  terwijl, 
door  verdere  uitdamping  van  de  heldere  loog,  het 
begeerde  Chlorinezuur  Zilver  verkregen  wordt.  Dit 
zout  komt  voor  als  kleine , doffe , wirre  kristallen , 
en  geeft,  met  een  weinig  Zwavel  of  Phosphorus  ge- 
mengd, bij  de  minste  drukking  of  wrijving,  eene 
ontploffing , die  in  hevigheid  die  van  de  gewone 
Chlorinezure  potasch  verre  overtreft.  De  Chlore, 
in  dezen  zamengedrongenen  toeftand  in  dit  Metaalzout 
aanwezig,  tracht  zich  met  de  brandbare  ftoffen,  bij 
de  minste  warmte,  te  vereenigen , en  onder  die  ver- 
eeniging  wordt  eensklaps  vele  gebondene  warmte- 
ftof  ontwikkeld , die  eene  geweldige  uitbersting  door 
de  dampvormig  gemaakte  doffen  te  wege  brengt. 

Onder  de  Brandbare  ligchamen  zijn  de  Zwavel  en  Brandbare 
de  Phosphorus  de  voornaamften , die  op  het  metab  Kecbamen  co 
lieke  Zilver  eenige  belangrijke  werking  uitoefenen  , 
daar  de  Koolflof  en  de  Waterftof  wel  vermogen,  het 
Zilververzuurfel  van  zijne  Zuurllof  te  berooven  en 
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het  te  herRellen,  doch  zich  minder  onmiddelijk  met 
hetzelve  fcbeikundig  vereenigen  kunnen.  Noch  de 
vette,  noch  de  aetherifche  Oliën,  noch  de  water- 
vrije  Wijngeest,  oefenen  eenig  vermogen  op  het  me- 
tallieke Zilver  of  deszelfs  verzuurfels  uit ; zoodat  ook 
zelfs  de  Aether  niet  eefis  het  metallieke  Zilver  uit 
zijne  oplosfingen  tot  zich  neemt , zoo  als  zulks  met 
het  Goud  en  Ijzer  gemakkelijk  plaats  heeft, 
ea  De  Zwavel  verbindt  zich  bijzonder  gemakkelijk  met 
het  Zilver,  waarom  het  ook  mogelijk  in  de  natuur 
zoo  menigvuldig  met  hetzelve  vereenigd  voorkomt. 
Om  dit  gezwaveld  Zilver  daar  te  Rellen , laat  men 
flechts  eenig  Zilver  in  eenen  kroes  gloeijen  , en  voegt 
daarbij  eenige  gedeelten  Zwavel,  wanneer  hetzelve- 
zich  weldra  daarmede  vereenigt,  en  eene  zoo  veel  te 
brozere  Rof  zal  daarRellen , naar  mate  er  meerder 
Zwavel  irt  hetzelve  is  opgenomen.  Men  kan  ook 
Zwavel  en  Zilver  in  eenen  bedekten  fmeltkroes  bij 
lagen  plaatfen,  en  door  verdere  fmelting  vereenigen. 
Men  krijgt  dan  door  deze  bewerkingen  eene  zwarte , 
eenigzins  violet  - kleurige  , blinkende,  veelal  naalds- 
wijze  , gekristallizeerde  Rof,  die  fmeltbaarder  is,  dan 
het  Zilver,  en  veelal  zoo  zacht  en  week  is,  dat  het 
als  met  een  mes  kan  gefneden  worden.  Zij  is  bo- 
vendien aan  hare  oppervlakte  bijzonder  digt,  en  neemt 
daarom  bij  het  gieten  zeer  zachte  en  fijne  indrukken 
'aan.:  Bij  aangewende  hitte  in  een  open  vat,  gaat  de 
Zwavel  langzaam  tot  Zwaveligzuiir  over,  vervliegt 
en  laat  het  Zilver  achter;  offchoon  er  eene  Rerke 
hitte  benoodigd  is , om  de  laatRe  Zwaveldeelen  daar- 
van geheel  af  te  zonderen.  Zij  fchijnt  te  zijn  za- 
mengeReld  uit  i atoom  Zilver  en  2 atomen  Zwavel , 
of  op  10c  deden  12,76  Zwavel  en  87,24  Zilver  te 
bevatten.  Dit  gezwaveld  Zilver  komt  in  zijne  ui- 
terlijke gedaante  veel  met  den  glasachtigen  Zilvererts 
overeen,  en  men  kan  ook,  vooral  door  bijvoeging  van 
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Arfenik , eenen  kunsterts  daarRellen , die  den  gewo- 
nen rooden  Zilverens  eenigzins  nabij  komt. 

De  gezwavelde  WaterRollucht  werkt  ook  op  het d^WaTcrao'f- 
metallieke  Zilver,  daar  zij  de  dunne  Zilverbladen  ter- lucht,  en  *e. 
Rond  zwart  maakt,  en  ook  aan  het  zwaardere  meta^ggV,ahVeIne2I>iüt' 
lieke  Zilver  weldra  zijne  Zwavel  afgeeft  en  met  eene  ver# 
geheele  korst  heilagen  doet.  Ja  fomtijds , door  mede- 
werking des  tijds  , doordringt  zij  de  Zilveren  voorwer- 
pen als  geheel,  zoodat  zij  broos  en  krachteloos  allen 
glans  en  alle  vastheid  verliezen.  Hiervan  ontRaat  ook 
de  reden , waarom  de  dierlijke  uitwafemingen  , of  die  van 
andere  rottende  uitwerpfels , de  nabijheid  van  Zwa- 
velbaden en  dergeiijken,  het  Zilver  zoo  fpoedig  doen 
heilagen.  — De  gezwavelde  Potasch  , als  zoo  veel 
vermogen  op  het  Goud  uitoefenende , lost  ook  het 
metallieke  Zilver  gemakkelijk  op.  Wanneer  men  in 
eenen  kroes  3 of  4 deelen  gezwavelde  Potasch  met 
i deel  Zilver  doet  fmelten,  en  de  welgeroerde  en  ver- 
eenigde  Hof  uitgiet , zal  deze  in  het  water  geheel 
worden  opgelost;  nit  welke  Rof  nogtans  het  Zilver 
door  Zuren  in  vereeniging  met  de  Zwavel  weder  kan 
worden  afgefcheiden.  Ook  zal  eene  oplosfing  van 
gezwavelde  Potasch  in  water  Zilverblaadjes  tot  zich 
nemen  en  geheel  oplosfen.  Wanneer  men  deze  voor- 
noemde oplosfingen  eenigen  lijd  Raan  laat , valt  uit 
dezelve  een  zwartachtig  poeder  naar  beneden,  het- 
welk waarfchijnlijk  grootendeels  uit  een  gezwaveld 
waterdoffig  Zilver  zal  beRaan  , welke  Rof  intusfehen 
beter  zal  kunnen  worden  daargeReld , door  eenige 
gezwavelde  WaterRoflucht  door  eene  Zilveroplosfing 
te  doen  heenRroomen. 

Ook  met  den  Phosphorus  Iaat  zich  het  Zilver  ver-  Phosphoru» 
eenigen  tot  een  gephosphord  Zilver,  hetzij  door  hij en  Zllver* 
het  gloeijend  Zilver  Rukjes  Phosphorus  te  werpen , 
hetzij  door  een  mengfel  van  2 deelen  Zilver , 4 dee- 
kn  glasachtig  Phosphorzuur  en  i deel  Kolenpoeder 
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aan  eene  fmeltingshitte  in  eenen  kroes , gedurende 
een  half  uur,  bloot  te  Rellen;  wanneer  in  dit  laatfte 
geval  liet  Phosphorzuur , door  de  Kool  tot  Phospho- 
rus  herReld,  zich  met  het  Zilver  tot  een  gephos- 
phord  Metaal  vereenigen  zal.  Ook  hier  geldt , het- 
geen wij  boven  van  het  gephosphord  Goud  hebben 
aangemerkt,  dat  hier  ook  de  aldaar  voorgeflagene  ma- 
nier, om,  namelijk,  het  in  een’  kroes  gegloeide  Zil- 
ver, door  middel  van  aangevoerde  Phosphordampen , 
met  dit  brandbaar  ligchaam  te  verzadigen  , raogelijk 
boven  de  gewone  eenige  voorkeur  verdient.  P e 1- 
letier  vermeent,  dat  het  Zilver  op  ioo  deelen  zich 
met  no  deelen  Phosphorus  laat  vereenigen  ^ offcltoon 
het  bij  de  verkoeling  weder  eene  aanzienlijke  hoe- 
veelheid van  denzelven  varen  laat,  en  alsdan  niet  meer 
dan  13  deelen  bevatten  zoude.  Ook  Che  vil  lot 
heeft  later  deze  ontwikkeling  van  Phosphorusdeelen 
gezien , terwijl  uit  liet  mengfel  bij  de  verkoeling  eene 
menigte  vuurbundels  als  opRegen , en  op  de  opper- 
vlakte verhoogingen  of  uitwasfen  als  nalieten.  Dit 
gephosphord  Zilver  is  blinkend,  licht  graauwachtig , 
eenigzins  kristalvormig,  breekbaar,  fmeltbaarder  dan 
het  Zilver , bijna  met  een  mes  te  fnijden  cn  onder 
den  hamer  in  Rukken  fpringende.  Voor  de  blaaspijp 
en  onder  den  moffel  laat  het  eindelijk  den  Phospho- 
rus weder  varen. 

Koclftnf  Dat  er‘  nof?  menige  fcheikundige  vereeniging  van  de 
Biaauwftof  en  KoolRof  met  het  Zilver  plaats  kan  hebben,  zoude 
Zilver.  mogelijk  te  gisfen  zijn,  doordien  er,  volgens  Kast- 
ner,  door  een  mengfel  van  eenig  Zilver , Kiezel- 
aarde en  KoolRof  aan  een  hevig  fmeJtvuur  bloot  te 
Rellen,  een  KoolRof-en  Kiezelaarde- houdend  Zilver 
kan  worden  daargeReld.  — Ook  de  BlaauwRof , of  de 
uit  Kool-  en  StikRof  beRaande  grondRof  van  het  Water- 
Roffig  Blaauwzuur  fchijnt  zich , volgens  fommigen , met 
het  Zilver  tot  een  BlaauwRof- Zilver  of  Zilver -Cijanu- 
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reet  te  vereenden,  door  flechts  eenig  Blaauwzuur  bij 
eene  Salpeterzure  Zilveroplosfing  te  voegen,  wanneer 
de  Waterftof  van  dit  Blaauwzuur  zich  van  de  Zuurftof 
van  het  Metaal  fchijnt  te  vermeesteren  , en  de  Kooi- 
en Stikftof  met  het  Zilver  als  een  in  water  onoplos- 
baar Blaauwftof-  Zilver  overblijven.  Bij  verhitting 
van  dit  Blaauwftof- Zilver , wordt  een  gedeelte  van 
de  Blaauwftof  afgefcheiden  , en  wordt  dan  dit  Blaauw- 
ftof-Zilver  in  een  Biaauwftoffig  Zilver  of  een  Zilver- 
Cijanoidule  veranderd. 

Met  de  Iöde  vereenigt  zich  ook  het  Zilver  tot  een 
Iöde -houdend  Zilver,  of  Zilver  - Iödureet , hetgeen^ 
wordt  daargefteld  , door , bij  eene  oplosfing  van  Zilver 
in  Salpeterzuur,  eene  Waterftoffige  lödezure  Potasch- 
oplosfing  te  voegen , wanneer  zich  weldra  de  Iöde 
met  het  Zilver  vereenigt  en  een  ftremfelachtig,  geel- 
groenachtig nederploffel  daarftelt,  hetwelk  uiterlijk 
veel  met  dat  van  het  Zoutzuur  Zilver  overeenkomt. 
De  Zuurftof  immers  van  het  Zilververzuurfel  neemt 
de  Waterftof  van  het  lödezuur  tot  zich,  en  vormt 
water,  waardoor  beide  ligchamen,  van  hunne  Zuurftof 
ontdaan,  eene  verbinding  vormen  van  Metaal- Zilver 
en  Iöde.  Dit  mengfel  ftelt  eene  geel- witte,  ligt 
fmeltbare,  in  water  onoplosbare  ftof  daar,  die  nog 
fpóediger  door  het  licht  wordt  aangedaan , dan  het 
Zoutzuur  Zilver,  doch  die  niet,  als  deze  laatfte  ftof, 
in  Amnfonia  oplosbaar  is , maar  door  de  Potasch  , met 
behulp  van  warmte  , zeer  fpoedig  te  ontleden  is. 
Bij  eene  roodgloeijende  hitte  neemt  het  eene  roode 
kleur  aan ; voor  de  blaaspijp  ontvlamt  het  met  eene 
groene  kleur  en  laat  het  Zilver , onder  ontwikkeling 
van  eenen  witten,  ftekenden  damp,  achter.  Het  Zil- 
ver-Iödureet  beftaat  waarfchijnlijk  uit  i atoom  Zilver 
en  i atoom  Iöde,  of  wel,  volgens  fommige  ontledin- 
gen, uit  46,70  Züverdeelen  en  53,30  Iöde.  Door  ee- 
nige  Iöde  bij  eene  Salpeterzure  Zilveroplosfing  te  voe- 
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gen,  zag  ik,  dat  een  groot  gedeelte  van  het  Zilver 
herfleld  werd,  en  als  het  ware  een  metalliek  vlies  op 
deszelfs  oppervlakte  vormde , terwijl  zich  tevens  een 
geel  löde-houdend  Zilvernederploffel  affcheidde.  Eene 
oplosfing  van  Waterftoffige  Iödezure  Potasch,  bij  voor- 
noemde Zilveroplosfing  gevoegd,  gaf  een  overvloe- 
dig, donker- geel,  eenigzins  bruinachtig  nederplof- 
fel.  Ik  heb  ook  de  vereeniging  van  deze  beide  ftof- 
fen  beproefd,  door  Iöde  en  gelijke  deelen  Bladzilver, 
behoorlijk  ondereengemengd , in  eene  geflotene  gla- 
zen pijp  aan  de  gloeihitte  bloot  te  ftellen ; wanneer 
er  bijna  geene  ontwikkeling  van  eenige  violette  pur- 
perdampen  plaats  had , gelijk  zulks  boven  bij  het 
Goud  was  waargenomen , en  er  eene  horenachtige , 
half  doorfchijnende , breekbare,  graattwe  Bof  over- 
bleef, die  intusfchen  aan  het  ftijffel,  hetzij  op  zich 
zelve,  hetzij  door  bijvoeging  vau  Zuren,  Hechts  wei- 
nige bewijzen  van  Iöde  aan  den  dag  legde.  Blad- 
zilver, aan  dampvormige  Iöde  blootgefteld , werd  ook 
fpoedig  van  dezelve  aangetast,  en  gaf  een  geel,  door- 
fchijnend , zijnen  bladvorm  eenigzins  behoudend  Zil- 
ver- lödureet.  Door  blootftelling  van  plaatjes  Zil- 
ver aan  voornoemde  Iödedampen,  ontftonden  oogen- 
blikkelijk  op  hetzelve  fchoone  prismatifche  vlekken , 
aangroeijende  tot  een  donkerbruin  beflag,  en  verfchil- 
leiide  naar  de  meerdere  of  mindere  zuiverheid  van  het 
aangewende  Zilver.  Offchoon  bet , door  deze  bijzon- 
dere gevoeligheid  van  het  Zilver  voor  de  Iödedam- 
pen , allezins  bleek  , dat  het  zuivere  Zilver  te  regt 
als  een  herkenmiddel  voor  het  Iöde  is  voorgefteld , 
zoo  werd  intusfchen  aan  mijne  verwachting  niet 
beantwoord,  dat  hetzelve,  door  deze  fpoedige  en 
mogelijk  ongelijke  kleurverandering,  naar  de  onder- 
fcheidene  zuiverheid  van  hetzelve , dienstig  kon 
zijn  ter  bepaling  van  deszelfs  verfchillende  gehalten  • 
daar  hier  het  onderfcheid  van  voornoemde  kleurver- 
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andering,  bij  een  verfchil  zelfs  van  meer  dan  100  D. , 
niet  genoegzaam  kenbaar  was. 


HOOFDSTUK  VI. 

Verbinding  van  Zilver  met  andere  Metalen . 

Het  Zilver  laat  zich  met  vele  andere  Metalen  ver-  ai- jci^Mer. 
eenigen  en  fielt  daarmede  meer  of  minder  nuttige  le'n<‘ 
mengfels  daar.  Zoo  hebben  wij  boven  reeds  gezien, 
hoe  hetzelve  zich  onder  anderen  zeer  gemakkelijk 
met  het  Goud  vereenigt,  en  als  zoodanig  veelal  als 
een  voorwerp  van  kunst  of  in  de  natuur  wordt  aan- 
I getroffen.  Daar  wij  intusfchen  deze  verbinding  daar 
ter  plaatfe  reeds  hebben  behandeld  , zoo  kunnen  wij 
dezelve  hier  met  ftilzwijgen  voorbijgaan. 

Met  de  Platina  verbindt  zich  het  Zilver  ook  vrij  zilver  en 
gemakkelijk,  offchoon  door  1 deel  Platina  reeds  3oRatina- 
I deden  Zilver  aanmerkelijk  verdonkerd  worden , het- 
welk ook  eene  reden  is  , waarom  deze  vereeniging 
niet  opzettelijk,  uit  inzigt  van  eenige  winst,  kan 
worden  daargefteld;  te  meer,  daar  ook  de  prijs  der 
, Platina , zoo  al  niet  gelijk  ftaande  met  dien  van  het 
Zilver,  denzelven  ten  minfte  op  vele  plaatfen  verre 
overtreft.  Doch  deze  vereeniging  zal  intusfchen  in 
vele  opzigten  eene  bijzondere  nuttigheid  kunnen 
hebben,  daar  hierdoor  aan  het  weeker  Zilver  eene 
meerdere  vastheid  en  hardheid  gegeven  wordt,  en 
het  dien  ten  gevolge  tot  vele  vaten  en  werktuigen, 
die  aan  de  inwerking  van  het  vuur  en  vele  Zuren 
moeten  worden  blootgefteld , meer  gefchikt  wordt 
gemaakt.  Gelijke  deden  Zilver  en  Platina  vorderen 
reeds  eenen  grooten  graad  van  hitte,  zelfs  die  van 
witgloeijing,  om  behoorlijk  vereenigd  te  kunnen  wor- 
den, wanneer  daaruit  een  hard,  donker  metaalmeng- 
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fel  geboren  wordt,  hetwelk  nogtans  iets  brozer  en 
grover  van  korrel  is,  dan  het  Zilver  op  zich  zelf. 
Wanneer  1 deel  Zilver  met  7 deelen  Platina  vereenigd 
wordt,  is  het  mengfel  nog  eenigzins  rekbaar,  en  de 
korrel  vrij  grof,  doch  de  kleur  veel  minder  wit. 
Sommige  houden  nogtans  deze  vereeniging  zeer  oiv 
volkomen,  daar  er  ook,  bij  de  verkoeling,  zich  we- 
der een  gedeelte  Platina  als  zoude  affcheiden;  ter- 
wijl tevens,  als  men  het  mengfel  lang  gefmolten  houdt , 
de  Platina  naar  den  bodem  zoude  zakken, 
en  Met  het  Koper  laat  zich  het  Zilver  in  alle  ver- 
houdingen vereenigen , het  mengfel  wordt  daardoor 
harder  en  klinkender,  waarom  er  ook  altijd  eenig 
Koper  bij  het  Zilver  gevoegd  wordt,  om  het  tot  het 
vervaardigen  van  muntfpeciën  en  werkdukken  ge- 
fchikter  en  duurzamer  te  maken.  De  hardheid  van 
het  Zilver  fchijnt  dan  op  het  hoogde  gebragt  te  zijn , 
als  er  4 deelen  Zilver  met  1 deel  Koper  vereenigd 
zijn.  Opmerkenswaardig  is  het  ook,  dat  de  kleur 
van  liet  Zilver  zoo  weinig  door  liet  Koper  verdon- 
kerd wordt,  zoodat  de  bijvoeging  van  of  5 Koper 
daarop  uitwendig  bijna  niet  merkbaar  is , terwijl  het , 
tot  gelijke  deelen  met  het  Zilver  vereenigd,  nog  ee- 
11e  aanzienlijke  witheid  behoudt.  Een  mengfel  van 
9 deden  Zilver  en  1 deel  Koper  is  noch  zeer  wit, 
doch  minder  rek-  en  fmeedbaar,  dan  het  fijne  Zilver. 
Bij  eene  gewone  warmtemaat  heeft  de  Zuurdof  gee- 
11e  werking  op  bet  gemengde  Metaal;  doch  in  eene 
fmeltende  hitte  wordt  eindelijk  het  Koper  eenigzins 
verzuurd  en  afgefcheiden  , en  het  Zilver  meer  zui- 
ver overgelaten.  Buiten  het  gebruik  tot  muntfpeciën 
en  werkdukken , wordt  ook  dit  Metaalmengfel , wan- 
neer het  300  tot  400  D.  Koper  bevat,  door  zijne 
meerdere  fmeltbaarheid , tot  foldeerfel  voor  het  ge* 
x werkte  Zilver  gebruikt.  Het  Zilver  en  Koper  nemen 
ook,  na  hunne  vereeniging,  aanmerkelijk  jn  digtheid 
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ü af,  of  hebben  na  dezelve  eene  mindere  eigendomme- 
, lijke  zwaarte,  zoodat  zij,  volgens  eene  gemiddelde 
berekening  op  1000  deden  12,3  deden  in  omtrek  zijn 
2 verwijderd. 

Men  dient  hier  ook  met  het  ondereenfmeiten  van 
. deze  beide  Metalen  alle  voorzorg  in  acht  te  ne- 
men, ten  einde  al  de  deden  van  dezelve  onderling 
wel  gemengd  zijn.  Het  Zilver  fchijnt  meestentijds 
eene  zoodanige  hitte  te  moeten  hebben , dat  de  in 
water  uitgeftorte  greinen  geheel  zuiver  en  wit  van 
kleur  zijn;  daar  zij,  in  een  tegengeweld  geval,  ook 
meestal  bij  iedere  uitfchepping  een  ongdijk  gehal- 
te zullen  aanduiden.  De  Hr.  Knorre  deelt  hier- 
jomtrent,  volgens  Kastelein,  de  volgende  zeldza- 
me en  allezins  een  nader  onderzoek  verdienende  waar- 
neming mede,  dat,  namelijk,  deze  beide  Metalen,  bij 
hunne  vereeniging , altijd  het  in  de  geringde  hoeveel- 
heid aanwezige  Metaal,  onder  de  fmelting’en  bij  de 
verkoeling,  naar  buiten  drijven;  zoodat  eene  baar  Zil- 
ver van  een  lager  gehalte  b.  v.  van  100  tot  550  D. , 
jzich  fomtijds  tot  16  D.  uitwendig  beter  vertoont,  dan 
zij  eigenlijk  naar  hare  meer  binnenwaarts  gelegene 
deden  bevonden  wordt;  daar  integendeel,  bij  baren 
|van  eene  meerdere  fijnheid , dikwijls  daardoor  het 
omgekeerde*  doch  in  een  en  minderen  graad,  plaats 
heeft,  en  deze  baren  fomtijds  voor  het  uitwendige 
2 tot  4 D.  minder  zijn,  dan  zij  wezenlijk  van 
binnen  gehouden  moeten  worden : waaruit  hij  het 
gevolg  trekt,  dat  het  bij  inkoop  veel  voordeeliger 
jzoude  zijn,  zich  van  een  Zilver  van  een  hooger, 
dan  wel  van  een  lager  gehalte  te  voorzien.  (*) 
De  wetten  bepalen  voor  het  overige , zoo  als  wij  na- 
der 

(*)  P.  T.  Kastelein,  Pefch.  en  Werk,  Chemie,  1794. 
Hl.  D.  i ’a.  bl.  11,. 
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der  zullen  zien  , de  evenredigheid  van  deze  onder- 
ling te  mengene  Metalen  voor  de  te  verwerk  ene  Huk- 
ken en  munten,  die  dan  ook,  aldus  vervaardigd,  door^ 
’s  lands  Hempels  daardoor  uitwendig  kenbaar  ge- 
maakt en  gewaarborgd  worden, 
en  Met  het  Kwik  laat  zich  het  Zilver  ook  vrij  ge- 
makkelijk  vereenigen,  en  Helt  daarmede  een  meer  of 
minder  Hevig  zoogenaamd  Amalgama  daar.  Het  Zil- 
ver-Amalgama  komt,  zoo  wel  in  de  natuur  als  in  de 
kunst,  voor,  veelal  gekristallizeerd  tot  achthoeken, 
fcheefruitige  twaalfhoeken  , of  als  zuilen  ; wier  kleur 
tusfehen  het  wit  van  het  Zilver  en  dat  van  het  Tin 
het  midden  houdt.  In  de  koude  heeft  reeds  de  ver- 
eeniging  dezer  Metalen  plaats,  door  Hechts  diiniie 
Zilverblaadjes , b.  v.  7 deelen  met  1 deel  Kwik , in 
eenen  Heenen  of  glazen  mortier  te  wrijven,  wanneer 
men  weldra  eene  boterachtige,  witte,  matte,  gelijke 
zelfftandigheid  zal  verkrijgen.  Dit  Amalgama  wordt 
dan  nog  bovendien  behoorlijk  afgewasfehen , om  het 
van  eenige  aanhangende  Gips  en  Menie  te  zuiveren , 
waarmede  meestal  de  bladen  der  Zilverboekjes , om 
de  aanhechting  van  dezelve  voor  te  komen,  be- 
Hrooid  worden.  Men  kan  zich  ook  ter  vervaardiging 
van  dit  Amalgama  bedienen  van  eenig  Zilvervijlfel , 
of,  nog  beter,  van  eenig  hoogst  fijn  verdeeld,  uit  eene 
Salpeterzure  Zilveroplosfing  door  Koper  nedergeploft , 
Zilverfiof,  hetwelk  dan  in  eenen  gefladig  verhitten 
mortier  met  het  noodig  Kwik  gewreven  moet  wor- 
den. Ook  wordt  dit  Amalgama  zeer  dikwijls  be- 
reid, door  i deel  Zilverkorrels  in  12  tot  15  deelen 
tot  2co°  verhit  Kwik  te  werpen , wanneer  daarop , 
na  derzelver  vereeniging , het  mengfel  door  een  zeem- 
leder geperst  wordt,  om  het  overvloedige  Kwik  af 
te  zonderen;  bij  welke  behandeling  er  gewoonlijk  8 
deelen  Kwik  met  1 deel  Zilver  vereenigd  overblijven. 
Erzijner  echter,  die  deze  manier,  om  het  verlies  van 
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Kwik,  en  het  gevaar  van  eene  mogelijke  uitbersting, 
afkeuren,  en  zich  liever  in  het  algemeen  bedienen 
van  eene  koude  vereeniging  van  het  Kwik  met  het 
zoo  even  genoemde  uit  de  Salpeterzure  oplosfing  ge* 
fc heiden  Zilyerftóf;  offchoon  dan  ook  dit  Zilverftof , 
om  hetzelve  geheel  zuiver  te  hebben , door  eenig 
verdund  Zoutzuur  van  ai  het  aanhangend  Koper  moet 
bevrijd  worden.  Wanneer  men  i deel  Zilver  en  4 
deelen  Kwik  door  de  warmte  vereenigd  heeft,  dan 
kristalliseert  het  mengfel,  bij  langzame  verkoeling, 
tot  vierhoekige  prisma’s,  en  bij  eene  vereeniging  met 
8 deelen  Kwik,  gaat  gemeenlijk  het  mengfel  over  tot  acht- 
hoeken.— Het  Zilver- Amalgama  heeft  ook  eene  meer 
eigendommelijke  zwaarte,  dan  de  afzonderlijke  Meta- 
len voorde  vereeniging  bezaten,  en  aldus  heeft  hier 
eene  ineenkrimping  der  deelen  plaats,  gelijk  wij  het 
omgekeerde  bij  het  Zilver  en  Koper  hebben  mogen 
opmerken.  Dit  is  dan  ook  de  reden,  waarom  het  Zil- 
ver-Amalgama  , op  Kwik  geworpen  , ten  bodem  zinkt. 
Het  fpreekt  van  ^elf,  dat,  met  hoe  meer  Zilver  het 
Kwik  vereenigd  is , men  eene  naar  evenredigheid  zoo 
veel  te  vastere  ftof  verkrijgt;  offchoon  ook  boven- 
dien het  Zilver-Amalgaina  in  de  lucht  meestal  meer- 
dere vastheid  verkrijgt.  Bij  eene  matige  warmte 
vervliegt  fpoedig  de  grootfle  hoeveelheid  Kwik  van 
dit  genoemd  Amalgama,  offchoon  tot  de  fcheiding 
der  laatlle  deelen  een  zeer  aanzienlijke  graad  van 
hitte  benoodigd  is. 

Door  de  bovengenoemde  geneigdheid  van  het  Zilver- 
Amalgama  tot  kristallizering,  heeft  men  eene  foort 
van  fchoone  Metaal-kristalfchieting  daargefteld , die 
veroorzaakt  wordt  door  eene  voorafgaande  oplosfing 
van  het  Zilver  of  deszelfs  Amalgama,  en  eene  daar- 
op volgende  nederplolfing  doormiddel  van  eenig  Kwik 
of  Zilver-Amalgama.  Deze  kristalfchieting/is  alge- 
meen onder  den  naam  van  den  boom  van  Diana  be- 
kend , 
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kend,  en  vele  manieren  zijn  er  door  onderfcheidene 
Scheikundigen  opgegeven , om  deze  fchoone  tak-  of 
heesterachtige  kristalfchieting  voort  te  brengen,  die 
door  hare  fchoonheid  en  haren  rijkdom  bijna  alle 
dergelijke  kristallizeringen  verre  overtreft.  — Le- 
merij  is  dc  eerde  geweest,  die  dezelve  befchre- 
ven  heeft,  en  te  dien  einde  i deel  fijn  Zilver  op- 
loste in  Salpeterzuur,  welke  oplosfing  hij  met  20 
deelen  zuiver  water  verdunde  en  in  een  kegelvormig 
glas  plaa.tlte  , en  daarbij  2 deelen  Kwik  voegde.  Na  40 
dagen  nam  hij  waar,  dat  zich  op  de  oppervlakte 
van  dit  laatfte  Metaal  eene  kristallizering  openbaar- 
de , die  zich  takswijze  als  eene  plant  of  een  hees- 
ter voordeed.  Homberg  loste  een  Amalgama 
van  4 deelen  Zilver  en  2 deelen  Kwik  in  Salpeter- 
zuur op*  en  verdunde  het  met  32  deelen  water, 
naar  het  gewigt  van  het  gebruikte  Amalgama,  wan- 
neer hij  in  het  mengfel  een  bolletje  kwik  deed  ne- 
dervallen.  Markgraaf  voegde  bij  eene  oplosfing 
van  Zoutzuur  Zilver  in  Ammonia  eenig  Kwik,  wan- 
neer weldra  de  voornoemde  takfchieting  zigtbaar 
werd.  Beaumé  raadt  aan , om  6 deelen  van  eene 
verzadigde  Zilveroplosfing  in  Salpeterzuur  en  4 dee- 
len van  eene  dergelijke  Kwikoplosfing  te  verdunnen 
met  40  deelen  zuiver  water  en  in  een  bovengenoemd 
glas  te  gieten  , wanneer  op  den  bodem  van  het  glas 
een  (tukje  Amalgama  van  1 deel  Zilver  en  7 deelen 
Kwik  wordt  nedergelaten.  Klaproth  loste  een 
deel  Zilver  in  Salpeterzuur  op , verdunde  het  met  24 
deelen  water,  en  dompelde  in  het  mengfel  een  Amal- 
gama van  8 deelen  Kwik  en  1 deel  Bladzilver.  Proust 
meent  intusfchen  te  regt,  dat  deze  omflagtige  berei- 
dingen geheel  onnut  zouden  zijn , en  dat  de  proef 
genoegzaam  gelukt,  als  men  flechts  eenig  Kwik  in 
eene  verdunde  oplosfing  van  Salpeterzuur  Zilver 
werpt.  Op  die  wijze  immers  heb  ik  ook  bevonden, 
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dat  2 deelcn  Kwik , gevoegd  bij  eene  oplosfing  van  i 
deel  Salpeterzure  Zilverkristallen  in  15  tot  20  deelcn 
water , eene  uitnemende  Zilverkristallizering  daar- 
ftelden , die  door  de  bovengemelde  omflagtiger  ma- 
nieren niet  te  verbeteren  was. 

Van  belang  is  hier  ook  de  proef  van  den  Hr.  Vi-  Manier  v*n 
talis  van  Rouaan  , volgens  dewelke  niet  alleen  fpoe- Vitalis* 
dig  en  fchoon  deze  Zilverkristallen  verkregen  wor- 
den, maar  deze  ook  zelfs  in  dien  Raat  uit  het  vocht 
genomen  en  afzonderlijk  in  een  bijzonder  vat  bewaard 
kunnen  worden.  Zijne  manier  van  werken  beftaat 
daarin,  om  in  een  klein,  dubbel  gevouwen,  fijn 
linnen  zakje  eenige  wigtjes  zuivere  Kwik  te  doen , 
en  dit  eenigzins  gefloten,  doormiddel  van  eenen  zij- 
den draad,  te  doen  dompelen  in  eene  verdunde  Zil- 
ver- en  Kwikoplosfing,  volgens  de  door  Beau  mé 
boven  opgegevene  evenredigheid.  De  oplosfing  zal 
dan  weldra  tot  in  de  kern  van  het  Kwik  als  door- 
dringen, en  rondom  vele  naalds- en  takswijze  kris- 
tallen veroorzaken,  die  van  tijd  tot  tijd  zich  ophoo- 
pen , vermeerderen  en  in  grootte  fomtijds  tot  2 dui- 
men toenemen  zullen.  Wanneer  nu  de  kristalli- 
zatie  ten  einde  is , en  dezelve  geene  voortgangen 
meer  maakt , neemt  men  voorzigtig  het  met  kris- 
tallen omringde  zakje  uit  het  vocht  en  hangt  het, 
door  middel  van  den  draad , in  een  gefloten  glazen 
klokje  op , cn  doet  het  aldus  bewaren.  Ook  deze 
proef  van  Vitalis  heb  ik  bevestigd  gezien,  doch 
te  dien  einde  Hechts  eene  verdunde  oplosfing  van 
Salpeterzuur  Zilver  gebezigd;  wanneer  bovendien  de 
proef  ook  nog  verfraaid  kan  worden , door  het  lin- 
nen zakje  in  de  lengte  te  vouwen  en  het  Kwik  dus 
in  eene  meer  langachtige  gedaante  te  brengen , wan- 
neer het  eene  meer  boomvormige  kristallizering  zal 
opleveren.  Deze  kristalschieting  fchijnt  grootendeels 
te  berusten  op  de  meerdere  verwantfehap  van  de 
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Zuurftof  tot  het  Kwik,  dan  wel  tot  het  Zilver,  daar 
liet  eerfte  Metaal,  de  Zuurftof  van  de  tweede  tot  zich 
nemende , deze  in  Metaalgedaante  uit  zijne  opios- 
fing  doet  nederplofFtn ; offchoon  hier  tevens  de  on- 
derlinge betrekking  der  beide  Metalen  tot  elkander 
niet  moet  worden  uit  het  oog  verloren.  Men  dient 
in  het  algemeen  bij  deze  bereiding  op  te  merken  , 
dat,  hoe  meer  de  oplosfing  van  het  Zilver  verdund 
is,  er  zoo  veel  te  meer  tijd  tot  de  kristailizatie  be- 
noodigd  is;  en  dus,  hoe  meer  zamengedrongen  de 
oplosfing  genomen  zij , deze  zoo  veel  te  fpoediger , 
doch  veelal  ook  minder  fchoon  en  meer  verward  ver- 
fchijnen  zal.  In  plaats  van  zuiver  Kwik  tot  de  ne- 
derploffing  te  nemen , bedienen  zich  fommige  liever 
van  een  Zilver- Amalgama , omdat  daardoor  dit  an- 
ders zoo  vloeibaar  Metaal , iets  vaster  en  minder  be- 
weegbaar zijnde , eenen  zoo  veel  te  beteren  grond  of 
bodem  voor  de  kristailizatie  aanbiedt, 
en  Met  het  Ijzer  vereenigt  zich  het  Zilver  ook  vrij 
gereedelijk;  daarmede  tot  gelijke  deelen  vereenigd, 
behoudt  het  vrij  wel  zijne  witte  kleur,  vermindert 
ook  niet  veel  in  rekbaarheid ; doch  neemt  in  hard- 
heid aanmerkelijk  toe.  Guiton  Morveau  ver- 
meent nogtans , dat  deze  vereeniging  niet  zeer  vast 
is , daar  hij , dit  Metaaimengfel  aan  eene  buitenge- 
wone hitte  hebbende  bootgefteld , weldra  twee  afge- 
scheidene even  als  aan  elkander  gefoldeerde  Metaal- 
kegels  verkregen  heeft.  Door  Coulomb  is  intus- 
fchen  aangetoond,  dat  het  Ijzerachtig  gedeelte,  na 
deze  hevige  fmelting  overgebleven , gedeelte  Zil- 
ver bevatte,  en  dat  daardoor  hetzelve  nog  eene  hard- 
heid en  digtheid  had  overgehouden , die  men  te 
vergeefs  in  het  zuiver  JJzer  zoeken  zoude.  Ook 
het  Zilver  had  nog  gedeelte  Ijzer  met  zich  ver- 
eenigd, en  toonde  ook  nog  daardoor  eenige  magne- 
tifche  krachten  aan. 
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De  Heeren  Stodart  en  Faradaij  van  Londen 
hebben,  onder  hunne  beiangrijke  proefnemingen  om- 
trent de  Alliëringen  van  het  Staal  met  andere  Me- 
talen, ook  het  voigende  opzigtelijk  de  vereeniging  van 
het  Staal  en  Zilver  opgemerkt.  Wanneer  Zilver  en 
Staal  behoorlijk  ondereen  gefmolteii'  en  gehamerd 
zijn , ontdekt  men , door  inwerping  in  verdund  Zwa- 
velzuur, de  onderlinge  vereeniging  dezer  gemengde 
Metaaldeelen.  Het  Staal  fchijnt  alsdan  als  lange  ve- 
zels het  Zilver  te  doorloopen  , en  tevens  innig  met 
het  Zilver,  als  tot  denzelfden  vorm  gebragt,  ver- 
eenigd  te  zijn;  ja,  deze  vezels  zijn  fomtijds  ter  leng- 
te van  eenige  ftrepen  genoegzaam  zigtbaar  en  in  het 
oog  loopende.  Buitendien  fchijnt  onder  de  fmelting 
het  Zilver  wel  als  van  het  Staal  geheel  opgeflurpc 
te  worden;  doch  hetzelve  wordt  bij  de  verkoeling 
tevens  weder  voor  een  gedeelte  uitgellooten , het- 
geen blijkt  uit  eene  menigte  Zilverbollerjes , die  op  de 
geheele  oppervlakte  van  het  verkoelde  mengfel  zigt- 
baar worden.  Als  een  gevolg  van  menigvuldige 
proeven  , hebben  zij  nogtans  bevonden , dat  er 
gedeelte  Zilver  geheel  icheikundig  met  het  Staal  kon 
vereenigd  blijven , wanneer  er  alsdan  een  Metaal- 
mengfel  geboren  werd,  hetwelk,  door  bijvoeging  van 
eenig  Zwavelzuur,  geenen  vezelachtigen  zamenhang 
meer  openbaarde,  in  digtheid , hardheid  en  buiten- 
gewone fmeltbaarheid  bijna  alle  bekende  Metaalmeng- 
fels  overtrof,  en  dien  ten  gevolge  met  het  beste  Oost- 
indisch  Staal  ie  vergelijken  was.  Uitnemend  ge- 
fchikt  hebben  zij  dus  ook  hetzelve  bevonden,  om 
daaruit  fnijdende  werktuigen , (tempels  en  dergelijke 
belangrijke  voorwerpen  te  vervaardigen;  terwijl  het 
tevens  buiten  de  voornoemde  deugden  ook  nog  een 
fchoon  voorkomen  aanbood,  en  geene  bijzondere  kos- 
ten tot  zijne  vervaardiging  vereischte.  De  Ccmen- 
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tering  van  het  Staal  met  Zilver  is  hun  echter  min- 
der gunllig  voorgekomen.  (*) 

Met  het  Lood  vereenigt  zich  het  Zilver  bijzonder 
gemakkelijk  in  eene  ligt- roodgloeiende  hitte,  welk 
ïnengfel  geene  bijzondere  nuttigheid  fchijnt  aan  den 
dag  te  leggen,  ware  het  niet,  dat  juist  deze  ver- 
wantfehap  van  het  Lood  tot  het  Zilver  en  deszelfs 
gemakkelijke  verzuring  en  verglazing  aanleiding  gaf 
tot  de  zoo  nuttige  kupellering  van  dit  laatfte  Metaal, 
waarvan  wij  het  belang  en  de  bijzondere  nuttigheid  na- 
der zullen  aanwijzen.  Het  mengfel  heeft  eene  meer- 
dere zwaarte , dan  het  midden  der  beide  Metalen. 
Wanneer  het  Lood  met  het  Zilver  in  eene  aanmer- 
kelijke hoeveelheid  vereenigd  wordt,  verliest  het  Zil- 
ver zijne  heldere  kleur,  alle  hardheid,  klank  en  fchoon- 
heid,  en  gaat  tot  een  week,  buigbaar  en  onaanzien- 
lijk Metaal  over. 

Hetzelfde  heeft  bijna  plaats  bij  de  vereeniging  van 
het  Zilver  met  het  Bismuth  , waardoor  het  Zilver 
insgelijks  zijne  kleur  en  taaiheid  verliest.  Ook  dit 
Bismuth  is  intusfehen , om  zijne  fpoedige  fmelting 
en  verzuring,  zeer  uitnemend  tot  zuivering  van  het 
Zilver  gefchikt,  waarom  ook  deszelfs  nut,  bij  de  be- 
handeling van  het  onderzoek  van  het  Zilver  op  het 
gehalte,  nader  zal  moeten  worden  ontwikkeld.  Ge- 
lijke deden  Bismuth  en  Zilver  hebben  eene  eigen- 
dommelijke zwaarte  van  10,7097.  De  breuk  van  een 
zoodanig  Metaalmengfel  is  plaatswijze,  en  deszelfs 
eigendonnnelijke  zwaarte  grooter,  dan  het  midden  van 
de  beide  Metalen. 

Door  het  Tin  wordt  het  Zilver  zijne  rekbaarheid 
en  fmeedbaarheid  benomen.  Deze  beide  Metalen, 

in 

(*)  Annalen  der  Phyfik  und  der  Phyfik.  Chemie,  1820, 
VI.  B.  2 ft.  S.  1 69. 
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in  gelijke  hoeveelheid  ondereen  gefmolten  , vormen 
een  broos,  doch  zoodanig  hard  Metaalmengfel , dat 
hetzelve  bijna  door  geene  vijl  kan  worden  aangetast, 
om  welke  hardheid  het  in  fommige  opzigten  nuttig 
kan  worden  gehouden.  Ook  leveren  1 deel  Tin  en 
4 deelen  Zilver  een  mengfel  op,  dat  in  hardheid  met 
het  Brons  nagenoeg  overeenkomt.  De  bijvoeging 
van  meer  Tin  maakt  het  Metaal  wceker.  Volgens 
Hatchett,  hadden  i2|  Zilver  en  1 deel  Tin  eene 
aanzienlijke  broosheid  en  geenen  klank.  Ook  krimpen 
deze  Metalen  bij  de  fmelting  ineen.  Door  dit  meng- 
fel onder  den  moffel  op  eene  kupel  aan  een  hevig 
vuur  bloot  te  Rellen,  fcheidt  zich  het  Tin  grooten- 
deels  als  verzuurfel  in  den  vorm  van  eene  takfehie- 
ting  af.  Het  Tin  is  ten  uiterde  te  vermijden  bij  de 
behandeling  van  het  Zilver,  omdat  de  geringde  hoe- 
veelheid van  hetzelve  genoegzaam  is , om  het  Zilver 
alle  fmeedbaarheid  te  benemen. 

Met  de  Zink  vereenigt 'zich  het  Zilver  zeer  gemak-  Zilver  en 
kelijk,  en  delt  een  wit,  blaauwachtig,  breekbaar  Me-jenndere  Mec* 
taal  daar,  met  eene  korrelige  breuk,  wiens  eigen- 
dommelijke zwaarte  bij  deze  vereeniging  is  toegeno- 
men. Wanneer  een  mengfel  van  11  deelen  Zink  en 
i deel  Zilver  in  geflotene  vaten  aan  de  hitte  wordt 
blootgedeld , wordt  het  Zilver  met  de  vluggere  Zink 
grootendeels  mede  opgeheven.  — Het  Zilver  laat  zich 
ook  in  het  vuur  met  gedeelte  Arfenik  vereenigen 
tot  eene  gele , breekbare  dof,  die  van  geene  bijzon- 
dere nuttigheid  gezegd  kan  worden.  — Met  het  Nic- 
kel  fchijnt  zich  het  Zilver  niet  te  vereenigen;  ook 
met  den  Kobalt  gefchiedt  dit  bezwaarlijk , en  wordt 
deze  van  het  Zilver  flechts  een  weinig  wit  gekleurd, 
terwijl  het  Zilver  daardoor  flechts  een  weinig  broos 
en  donker  wordt.  — Met  het  Spiesglans  levert  het 
Zilver  een  broos  en  zamengedrongen  Metaalmengfel 
op.  — Twéé  deden  Zilver  en  één  deel  Molybden 
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vereenigen  zich  eenigermate , offchoon  zij  niet  tot 
een  Metaalkoren  bijeenfmelten , en  bij  lange  fmel- 
ting  weder  een  gedeelte  Zilver  van  hetzelve  wordt 
afgefcheiden , hetgeen  nogtans  eenig  Molybden  be- 
houden heeft.  Salpeterzuur  neemt  het  Zilver  uit  het 
mengfel  weg  , terwijl  het  Molybden  tot  een  wit  ver- 
zuurfel  overgaat.  Een  deel  Zilver  en  a deden  Mo- 
lybden fmelten  tot  eenen  eenigzins  korenachtigen , 
brozen  en  graauwen  klomp,  waarvan  het  Zilver,  na 
voorafgaande  gloeijing,  door  kupeliering  te  fcheiden 
is.  Vijf  deden  Zilver  en  één  deel  Molybden  geven 
een  fmeedbaar  mengfel,  hetgeen  echter  niet  tot  een 
rond  koren  vloeit,  maar  Zilver- wit  is  en  een  korre-* 
lig  weeffel  heeft.  — Met  den  Tungfteen  (ook  Wolf-, 
ram , of  Scheelium)  vloeit  het  Zilver  tot  een  Me- 
taalkoren van  eene  ligt  bruine  kleur  en  van  een 
fponsachtig  weeffel,  hetgeen  zich  door  weinige  Ha- 
gen tot  platen  laat  brengen , doch  bij  herhaalde  Ha- 
gen eindelijk  in  Hukken  fpringt.  — Volgens  Cheve- 
nix,  gaven  gelijke  deden  Palladium  en  Zilver  te 
zamen  gefmolten  een  Metaalkoren  van  eene  graauwe 
kleur , hetgeen  harder  dan  Zilver  was , doch  minder 
hard,  dan  gefmeed  Ijzer.  Deszelfs  gepolijste  opper- 
vlakte was  iets  witter,  dan  die  van  de  Platina,  en 
deszelfs  eigendommelijk  gewigt  was  11,290.  — Met 
het  Rhodium  liet  zich  het  Zilver,  volgens  Wok 
las  ton,  gemakkelijk  vereenigen,  en  leverde  alsdan 
een  zeer  fmeedbaar  Metaalmengfel  op , hetwelk  zelfs 
bij  eene  Herke  hitte  niet  verzuurd,  doch  bij  eene  lang- 
zame verkoeling  eenigzins  met  eene  zwarte  huid  o- 
vertrokken  werd.  — Ook  kan  men,  volgens  Ten- 
nant,  het  Iridium  met  het  Zilver  te  zamen  fmelten, 
waardoor  insgelijks  een  fmeedbaar  ivtetaal mengfel  ver- 
kregen wordt.  Dit  Metaal  fcheen  ook  met  het  Zil- 
ver niet  volkomen  verbonden , maar  meer  in  den 
toeltand  van  poeder  in  hetzelve  als  verdeeld  te  sijn ; 
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offchoon  nogtans  het  Iridium  van  het  Zilver  niet 
door  de  kupellering  te  fcheiden  was. 


HOOFDSTUK  VIL 

Scheiding  van  het  Zilver  van  andere  Stof  en  en 
Metalen . 

Daar  het  Zilver,  gelijk  wij  boven  hebben  mogen  Verfclieide- 
. , , . , , r,  X.  ne  Zuivenn- 

opmerken  , veelal  in  de  natuur  met  andere  ltoirengn  van  i,ec 

vereenigd  gevonden  wordt,  en  het  bovendien,  het-^üm 
zij  meer  opzettelijk,  of  meer  toevallig,  in  zijne  ver- 
dere behandeling  verfchillende  vereenigingen  en  ver- 
ontreinigingen ondergaat , zoo  is  het  noodzakelijk , 
hetzelve  van  al  die  onderfcheidene  ftoffen  te  kun- 
nen fcheiden  en  weder  zuiver  en  onvermengd  daar 
te  Hellen.  Om  de  uitgebreidheid  van  dit  onderwerp, 
zullen  wij  Hechts  de  voornaamfte  Scheidingen  moeten 
opgeven , die , zoowel  bij  de  Zilverertfen  , als  bij  an- 
dere vermengde  of  verontreinigde  Zilverfoorten , met 
vrucht  zullen  kunnen  worden  aangewend. 

§ 1.  Scheiding  van  het  Zilver  door  Verjlakking 
en  Afdrijving . 

De  eerde  manier,  waarvan  men  zich  bedient,  om  Zuivering 
het  onzuiver  Zilver  en  bijzonder  de  ligt  vloeibare doo^Vaüak.- 
Zilverertfen  te  zuiveren,  is  de  zoogenaamde  Verflak- king. 
king  of  Scorificatie.  Deze  heeft  ten  oogmerk,  om, 
door  bijvoeging  van  Lood,  de  oplosbare  Zilverdeelen 
van  het  mengfel  onder  de  fmelting  als  bijeen  te  ver- 
gaderen; terwijl  de  onedele  Metalen,  als  bijzonder 
het  Ijzer,  de  Zink,  het  Tin  en  dergelijken  op  de 
oppervlakte  van  het  mengfel  als  verkalkt,  en  tot  zoo- 
genaamde Hakken  verzamel  worden.  Na  de  verkoe- 
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ling  wordt  de  meer  zuivere  Metaalkoning , die  veelal 
uit  Lood,  Zilver,  Goud  of  Koper  bdïaat,  door  nieu- 
we afdrijving  op  de  kupel  of  test,  ter  verdere  zui- 
vering gefchikt  gemaakt. 

De  Ertfen  , of  andere  onzuivere  Zilver- houdende 
-Troffen,  moeten  gemeenlijk  vóór  deze  bewerking  eerst 
behoorlijk  fijn  gemaakt  en  ook  geroost  worden, 
om 'de  overtollige  Zwavel of  Arfenikdeelen  af  te 
fcheiden  , wanneer  zij  daarop  gemeenlijk  met  10  a 12 
deden  Lood  vermengd  en  aldus  op  de  zoogenaamde 
test  geplaatst  worden.  Wij  zullen  , wanneer  wij  van 
het  onderzoek  van  het  Zilver  op  het  gehalte  door 
middel  van  de  kupellering  moeten  fpreken,  nader  de 
zamenfteHin-g  en  den  vorm  van  deze  testen  ontwik- 
kelen. Het  is  voor  als  nu  genoeg,  om  aan  te  mer- 
ken , dat  dezelve  als  groote , platte , holle  en  met 
eenen  Ijzeren  ring  voorziene  kupellen  te  houden  zijn, 
die  uit  been  - en  ook  wel  uit  houtasch  te  zamengefteld 
worden  en  in  hare  uitgeholde  oppervlakte  eene  ze- 
kere hoeveelheid  Metaal  ter  zuivering  bevatten  kun- 
nen. Het  Lood  vyordt  nu  meestal  zoodanig  in  deze 
test  geplaatst*  dat  de  eene  heift  onder  het  Zilver  en 
de  andere  boven  hetzelve  geplaatst  is , en  alles  aan 
het  vuur,  onder  eenen  moffel,  aan  eene  matige  hitte 
wordt  toebetrouwd.  Ook  wordt  deze  test  dikwijls 
bij  deze  fcheiding  in  eenen  bijzonderen  fineeroven 
gebragt,  of  zelfs  wel  aan  den  luchtftroom  van  eenen 
dubbelen  blaasbalg  onderworpen , om  daardoor  niet  al- 
leen de  behoorlijke  vereeniging  der  verfchillendfc  ftof- 
fen  te  bevorderen,  maar  ook  om  tevens  de  overige  on- 
zuivere en  onedeie  Metalen , door  vervlugtiging.  en  ver- 
zuring, zoo  veel  te  beter  af  te  zonderen.  Door  het 
omroeren  met  e’enen  Ijzeren  haak,  kan  men  zich  nu 
en  dan  van  de  goede  fmelting  en  vereeniging  dezer 
Koffen  overtuigen,  daar  men,  wanneer  het  drijvende 
Metaal  weder  fpoedig  van  dezen  haak  als  afvloeit  en 
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denzdven  daarop  als  met  eene  gelijke  dunne,  gladde 
korst  overdekt,  meestal  ftaat  kan  maken  op  eene 
goede  werking  en  vereeniging  der  doffen. 

Alles  wordt  nu,  na  deze  behoorlijke  verbinding,  Hoe  verder 
’ 1 r j met  deze  ftof 

te  zamen  uitgegoten  in  eenen  met  vet  beimeerden  te  handelen. 

gietkroes;  de  (lakken  worden  voorzigtig  van  den  Me- 
taalkoning  afgeflagen  en  onderzocht,  of  zij  behoorlijk 
alle  ZilverdeeJen  hebben  losgelaten  , en  tot  verdere 
bewerking  ondienstig  "geworden  zijn.  De  koning  of 
het  onverzuurde  Metaalgedeelte  wordt  nu  , met  bij- 
voeging van  eenig  Lood , zoo  het  nog  niet  genoeg 
van  dit  Metaal  mogt  bevatten,  op  eene  nieuwe  ku- 
pel  of  test  afgedreven  en  tot  volkomene  zuiverheid 
gebragt.  Wanneer  de  bovengenoemde  ertfen  eenig- 
zins  moeijelijk  vloeibaar  zijn , worden  veelal  bij  de* 
zelve , buiten  het  Lood , nog  een  gelijk  gedeelte 
Loodglas  gevoegd.  Zoo  men  vermoedt,  dat  het 
Zilver  eenig  Tin  bevat , wordt  hetzelve  dikwijls , 
boven  v...  behalve  het  Lood,  ook  nog  met  eenig 
Koper  vereenigd,  waardoor  de  verllakking  en  de  ver- 
kalking van  het  Tin  aanzienlijk  fchijnen  bevorderd  te 
worden. 

Men  maakt  ook  fomwijlen , zoo  men  groote  hoe-  Somtijds  be- 
veelheden  van  ertfen  of  onzuiver  Zilver  wil  fchei-^de ve”flakï 
den,  gebruik  van  eenen  goeden.  Herken  en  ruimen  king  van  eenen 
kroes,  in  plaats  van  eene  test,  wanneer  men  er  ge- voeging”vaQ^" 
meenlijk  nog  eenige  glasgal  en  eenig  keukenzout  bij-  vioeimidde- 
voegt,  en  alles  in  eenen  windoven  plaatst,  om,  doorlen‘ 
behoorlyke  fmelting  en  vereeniging,  den  Zilver- hou- 
denden Loodkoning  te  verkrijgen,  en  van  de  onnut- 
te Metaalflak  affcheidbaar  te  maken.  — Wanneer  het 
Zilver  met  zoodanige  doffen  vereenigd  is,  welke  niet 
gemakkelijk  van  het  Lood  worden  opgelost,  hoeda- 
nig voornamelijk  het  Koper,  de  Zink  en  dergelijken 
te  houden  zijn  , zoo  dient  hetzelve  veelal  eerst  met 
gelijke  deden  Potasch  en  2 deden  Zwarten  vloed 
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gemengd  en  gefmolten  te  worden  , voor  en  aleer 
men  , door  verdere  bijvoeging  van  Lood , de  Ver- 
pakking onderneemt.  Ook  moet  men  op  liet  met 
Lood  en  Loodglas  gefmolten  Metaal  dikwijls  nog 
Zwarten  vloed  bijvoegen,  om  de  behoorlijke  Ver- 
pakking daar  te  (lellen. 

De  tweede  manier  van  zuiveren  , die  de  Afdrij- 
ving of  de  Kupellering  genoemd  wordt,  is,  of  eene 
afzonderlijke  fcheiding,  of  het  gevolg  van  de  vorige 
bewerking,  de  Verpakking  namelijk;  wanneer  de  Zil- 
ver-en  ook  veelal  Koper  - houdende  Loodkoning,  die 
van  de  Pakken  en  onzuivere  min  fmeltbare  deelen , 
door  deze  eerlle  bewerking,  afgefcheiden  is,  nu  tot 
eenen  verderen  graad  van  zuiverheid  gebragt  moet 
worden.  Ten  einde  dit  naar  vereischte  te  bewerkftel- 
ligen , neemt  men  eene  test  of  eene  groote  kupel, 
die  droog  en  ruim  en  ten  minste  £ grooter  is,  dan 
de  Metaalkoning  of  het  Metaalmengsel , hetgeen  zij 
bevatten  zal,  en  welke  niet  ligter  is,  dan  de  helft 
van  de  zwaarte  van  het  te  zuiveren  Metaal.  Men 
plaatst  deze  test  in  eenen  behoorlijken  drijfoven  on- 
der den  moffel,  laat  dezelve  bij  een  langzaam  verfterkt 
vuur  eerst  behoorlijk  uitademen  en  gloeijtn  , wanneer 
daarop  de  Metaalkoning,  in  papier  of  linnen  gewik- 
keld, voorzigtig  in  dezelve  gebragt  wordt,  om,  door 
verdere  fmelting,  verglazing  en  afdrijving  van  het 
Lood,  het  Zilver  geheel  zuiver  over  te  houden.  Be- 
kend is  het  immers,  gelijk  ook  nader  zal  worden  aan- 
gewezen , dat  de  beenasch  in  hare  poriën  de  verglaas- 
de Looddeden  gretig  opPurpt  en  indrinkt,  en  ook 
tevens  de  minder  verglaasbare  Koperdeelen , door  het 
Lood  in  dienzelfden  toeftand  gebragt,  worden  weg- 
gevoerd, of  gedeeltelijk  met  den  ontvliedenden  Lo^d- 
damp  worden  vervlugtigd  en  afgezonderd.  Deze  test 
wordt  in  het  algemeen  onmiddelijk  op  den  haard  ge- 
plaatst, en  de  oven  wordt  gewoonlijk  met  eenen  Ijze- 
ren 
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ren  koepel  bedekt,  die  weggenomen  kan  worden. 

Naast  dezen  drijfoven  bevindt  zich  ook  dikwijls  een 
bedekte  windoven,  die  met  hout  gellookt  wordt.  In 
den  deze  ovens  fcheidenden  muur  bevindt  zich  eene 
groote  opening,  door  dewelke  de  viam  in  den  drijf- 
oven gaat  en  over  het  drijvende  Metaal  henen  fpeelt. 

Daar  wij  de  verfchijnfelen  van  deze  bewerking  , Nog;  eenige 
die  wij  niet  anders  als  eene  afdrijving  in  het  groote ov^Td'eze^^. 
kunnen  aanmerken,  bij  de  befchouwing -van  het  on-werking. 
derzoek  van  het  Zilver  op  het  gehalte,  breeder  zul- 
len moeten  behandelen,  zoo  zullen  wij  deze  hier  ter 
plaatfe  niet  verder  ontwikkelen.  Wij  dienen  echter 
bij  deze  afdrijving  in  het  groote  nog  aan  te  merken, 
dat  dezelve  nog  met  voordeel  plaats  kan 'hebben,  ai 
bevat  het  Zilver -houdend  Lood  Hechts  bijna  Zil- 
ver; dat  hier  ook  bovendien  met  voordeel  een  aan- 
houdende luchtftroom , door  middel  van  eenen  blaas- 
balg , over  de  oppervlakte  van  het  drijvende  Lood 
wordt  aangevoerd;  dat  verder  in  deze  bewerking  al 
het  Lood  niet  door  de  kupellen  of  testen  wordt  op- 
geflurpt , maar  ook  een  gedeelte , als  zoogenaamd 
Goud- of  Zilverglid,  onder  de  bewerking  wordt  af- 
gevoerd; ten  laatfte,  dat  het  alzoo  verkregen  Zilver 
nog  op  nieuws,  veelal  ter  meerdere  zuivering,  aan 
eene  herhaalde  afdrijving  wordt  blootgefleld.  Ook 
heeft  nog  bij  deze  fcheiding  door  Lood  eenig  ver- 
lies van  Zilver  plaats,  doordien  een  gedeelte  van  het- 
zelve met  het  Lood  vervlugtigd  wordt,  en  tevens 
een  ander  gedeelte  in  de  test  als  indringt. 

§ 2.  Scheiding  van  het  Zilver  door  Verkwikking . 

Buiten  de  beide  bovengenoemde  Scheidingsmanie-  Zuivering 
ren,  welke  grootendeels  berusten  op  de  oplosbaar- van  ?cc 

7 0 i r ver  ^oor  yei> 

heid  van  het  Zilver  in  het  Lood,  beftaat  er  nog  eene kwikking. 
derde  manier , om , namelijk , het  Zilver  door  mid* 
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del  van  het  Kwik  of  door  de  zoogenaamde  Amalga- 
men ng  te  zuiveren.  Deze  manier  wordt  voorname- 
lijk in  het  werk  gedeld,  als  men  Zilverertfen  heeft, 
of  Zilver,  hetgeen  onder  aarden,  zandige  of  (teen- 
achtige doffen  gemengd  is,  welke  om  hare  groote  uit- 
gebreidheid bijna  geene  fmelting  in  het  vuur  toela- 
ten , en  waarvan  het  Zilver  op  deze  manier  gefcbik- 
ter  kan  uitgetrokken  en  verzameld  worden.  Deze 
Ertfen,  of  Zilver -houdende  doffen,  worden  dan  te 
dien  einde  gewoonlijk  tot  een  fijn  dof  of  zoogenaamd 
flik  gebragt , en  zoo  daarmede  ligtere  doffen  -verbon- 
den zijn , worden  deze  daarvan , door  middel  van 
vermenging  en  affpoeling  met  water,  zoo  veel  mo- 
gelijk afgezonderd.  Somtijds  worden  ook  deze  dof- 
fen vooraf  aan  eene  verbranding  of  roosting  bloot- 
gedeld  , om  daardoor  de  brandbare , vluggere  deelen 
af  te  fcheiden,  of  ook  wel  om  de  bijgemengde  Zwa- 
velachtige deelen  te  doen  vervliegen , die  ook  aan 
de  vereeniging  van  het  Kwik  met  de  Metalen  eene 
groote  hindernis  opleveren. 

Volgens  den  Hr.  Bom,  worden  deze  doffen  voor- 
af met  genoegzaam  gewoon  zout  vóór  de  Verkwik- 
king geroosterd,  zoo  er  ten  minste  vermoedt  wordt, 
dat  het  Zilver  met  eenige  Zwavel  vereenigd , of  het- 
zelve in  een’  toedand  van  verzuurfel  voorhanden  is. 
De  daardoor  ontdane  Zwaveligzure  dampen  vereeni- 
gen  zich  met  de  Soda  van  het  Zout,  terwijl  het  daar- 
door vrijgeworden  Zoutzuur  met  het  Zilver  tot  Zout- 
zuur Zilver  overgaat.  Dit  Zoutzuur  Zilver  wordt 
daarna,  door  bijvoeging  van  genoegzame  dukken  ge- 
fmeed  Ijzer,  ontleed,  daar  het  Ijzer,  het  Zoutzuur 
tot  zich  nemende , het  Zilver  tot  den  Metaaldaat 
herdelt,  en  het  daardoor  voor  de  vereeniging  met 
het  Kwik  tot  een  Amalgama  zoo  veel  te  vatbaarder 
maakt.  Wanneer  deze  roosting  geen  plaats  heeft, 
overgiet  men  gewoonlijk  de  bovengemelde  afgefpoel- 

de 


DOOR  VERKWIKKING. 


3cx 

de  ftof  met  eenigen  Aluin- houdenden  azijn  in  een 
houten  of  glazen  vat,  en  (lelt  het  gedurende  een-  of 
tweemaal  24  uren  ter  werking  heen. 

Deze  masfa  wordt  alsdan  zoo  dikwijls  met  water  DeftofworJt 
overgoten  en  afgefpoeld,  tot  dat  het  water  er  ge-  werkudgen6 
heel  fmakeloos  afvloeit,  en,  na  de  drooging,  in  eeneiimet  het  Kwik 
Ijzeren  mortier  met  viermaal  zoo  veel  Kwik,  onder  vereenigd* 
aanhoudende  roering  met  eenen  houten  of  Ijzeren  ftam- 
per,  zoo  lang  gewreven  en  aangemengd,  tot  dat 
men  geen  metaalpoeder  meer  bemerken  kan.  Men 
giet  nu  bij  dit  mengfel  van  tijd  tot  tijd  eenig  water, 
en  fpoelt  daardoor  tevens  het  overgebleven  aard- 
achtig poeder  en  de  vreemde  aanhangende  ftoffen  weg; 
wanneer  men  eindelijk  zal  waarnemen  , dat  het  Kwik 
zich  met  de  Goud-  of  Zilverdeeltjes  vereenigd  heeft, 
en  er  ten  laatfte  een  zuiver  Amalgama  zal  overblij- 
ven. Sommige  bedienen  zich  ook , in  plaats  van 
eenen  zoodanigen  mortier  of  vijzel,  van  een  fterk 
met  Ijzeren  banden  voorzien  vat,  of  zoogenaamden 
Kwikmolen,  waarvan  wij  zoo  oogenblikkelijk  nadere 
melding  zullen  maken,  als  mede,  hoe  door  uitper- 
fing  en  overhaling  in  geflotene  vaten  dit  Amalgama 
verder  gefcheiden  wordt. 

De  zuivering  van  de  zoogenaamde  Krets , zijnde  De  zuivering 
de  met  Goud  en  Zilver  vermengde  onzuiverheden 
en  ftoffen,  die  op  de  verfchillende  vverkplaatfen , ^oor 

waar  het  Goud  of  Zilver  behandeld  wordt,  verkre- verkwikking, 
gen  worden , heeft  ook  veelal  door  middel  der  ver- 
kwikking plaats ; zoo  zij  namelijk  niet , bij  grootere 
hoeveelheden  , door  middel  van  eenen  fteekoven 
(faigeroven) , met  bijvoeging  van  Lood  of  Loodglas 
verzameld  en  gezuiverd  worden.  Deze  torenswijze 
fteekoven  bevat  van  onderen  eene  metalen  kom , te- 
gen welker  oppervlakte  de  pijp  van  eenen  blaasbalg 
uitkomt;  de  nu  met  houtskolen  en  LooSkalk  ver- 
mengde Krets  of  onzuiverheden  worden  van  boven 

in 
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in  den  oven  geworpen  , en  door  deszelfs  hitte  vah 
alle  verbrandbare  deden  gezuiverd;  terwijl  de*  zich 
op  den  bodem  des  ovens  in  de  kom  vergaderende,  on* 
zuivere  Metaalkoning , door  afdrijving  en  fcheiding, 
tot  den  verderen  graad  van  zuiverheid  gebragt  wordt* 
Voorafgaan-  Bij  kleinere  hoeveelheden  worden  nogtans  deze  ou- 
ling der  Krets*  zuiverheden , als  b.  v.  het  veegiel  van  de  werk- 
ftoffen.  plaatfen  en  anderen , met  eenige  kolen  even  doorge- 
brand ; alsdan*  wordt  de  overgeblevene  dof  in  vaten 
met  ruim  water  aangemengd  en  omgeroerd,  om  zoo- 
doende de  ligtere  deelen  te  kunnen  affcheiden,  en 
de  Krets  genoegzaam  zuiver  over  te  houden.  Deze 
Rrets  wordt  aldus  bij  gedeelten  tot  eene  behoorlijke 
hoeveelheid  verzameld  en,  door  verdere  zifting  en  uit- 
zoeking , van  alle  nuttelooze  zaken  gezuiverd , wan- 
neer zij  vervolgens  in  eenen  gefchikten  vijzel  tot 
verdere  bereiding  en  zuivering  wordt  gefchikt  ge- 
maakt. Veelal  wordt  deze  dof  dan  nog  vooraf  bij 
gedeelten,  op  eenen  eenigzins  hollen  fchotel,  boven 
een  ruim  vat  met  water,  door  affpoeling  en  uitzoe- 
king,  van  de  Goud  - en  Zilvergreintjes , zoo  wel  van 
de  nuttige  , als  tevens  van  de  nuttelooze  deelen  ge- 
fcheiden ; terwijl  dan  deze  Goud-  en  Zilvergreinen , 
door  fmelting  met  eenige  Potasch  en  gewoon  Zout , 
genoegzaam  kunnen  verzameld  en  verder  gezuiverd 
worden. 

Hetvcreeni.  Het  malen  van  het  nu  overgebleven  zoogenaamd 
K^erszand  iHe*^retszan<^  gebiedt  nu  gemeenlijk  in  eenen  Ijzeren 
het  Kwik.  mortier  bij  kleine  hoeveelheden;  doch  bij  grootere  in 
eenen  bijzonderen  daartoe  vervaardigden  zoogenaam- 
den  Krets  - of  Kwikmolen , welke  van  hout  gemaakt 
en  met  Ijzeren  banden  voorzien  is , en  eenen  losfen 
in  het  rond  draaijenden  beweegbaren  Ijzeren  bodem 
heeft,  die,  op  eenen  kleinen  afdand  van  den  onder- 
den houten  bodem , de  doffen  al  wrijvende  vereenigt. 
Deze  molens  hebben  gewoonlijk  twee  openingen  op 
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eenigen  afftand  van  den  bodem,  om,  of  des,  verkie- 
zende, door  de  onderfte  de  Kwikdeelen  af  te  zonde- 
ren,  of  om  door  de  bovenfte  het  door  het  malen 
driftig  geworden  zand  af  te  kunnen  laten  vloeijen. 

In  deze  molens  worden  dan  bijna  ongeveer  5 tot  7 
N.  ponden  Kwik  gedaan,  en  deze  dan  eerst  onge- 
veer m t i pond  van  genoemd  zand  en  ter  hoogte 
van  eenige  duimen  water  langzaam  gemalen ; daarop 
wordt,  met  bijvoeging  van  meer  water,  de  ftof  ee- 
nigzins  driftiger  omgeroerd,  en  alsdan  opent  men  de 
bovenfte  opening,  om  het  ronddrijvend  zand  in  een 
ander  vat  op  te  vangen , hetgeen  of  op  nieuws  ge- 
malen , of  als  zoodanig  dikwijls  bijzonder  verzameld 
en  verkocht  wordt.  Deze  bewerking  wordt,  onder 
bijvoeging  van  kleine  hoeveelden  Kretszand , aldus 
vervolgd,  tot  dat  men  bemerkt,  dat  het  Kwik  be- 
gint dik  en  eenigzins  ftevig  te  worden.  Alsdan  wordt 
het  water  en  zand  voorzigtig  van  het  Amalgama  af- 
: gegoten  , en  dit  met  eenen  houten  lepel  ter  verdere 
1 behandeling  en  zuivering  uit  den  molen  gefchept. 

Dit  Amalgama  wordt  nu  , of  met  eene  drooge  fpons,  Hoe  verder 
of  door  middel  van  eene  zachte  warmte,  behoorlijk 
1 van  alle  vochtigheid  ontdaan,  en  alsdan  door  eenen  w ^ eu* 
dunnen  zeemleren  , of  des  noods  door  eenen  digten 
linnen  lap  , boven  eenen  daaronder  geplaatften  fcho- 
i tel,  uitgeperst  en  van  het  overtollig  Kwik  afgefchei- 
den.  Dit  uitgeperste  Kwik  kan  dan,  daar  het  altijd 
nog  eenig  Goud  of  Zilver  bevat,  tot  eene  nieuwe 
Amalgamering  met  ander  onzuiver  Zilver  worden 
aangewend.  Na  deze  uitperfmg,  houdt  men  eene  pap- 
achtige metallieke  ftof  over,  die  uit  de  verzamelde 
Zilver-  en  Gouddeelen  en  nog  bijna  eene  gelijke  hoe- 
veelheid van  Kwik  beftaat,  van  welk  Kwik  nu  deze 
Metalen  door  verdere  overhaling  dienen  te  worden 
bevrijd.  Is  intusfehen  de  hoeveelheid  Kwik  bij  deze 
behandeling  ten  aanzien  van  de  overige  Metalen  te 
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groot  gebleven,  en  dus  hetzelve  daarmede  als  niet 
genoegzaam  verzadigd  geworden , dan  gaat  alles  bij 
de  perling  door  het  leder  en  is  deze  bewerking  on- 
noodig,  waarom  men  alsdan  het  geheele  mengfel, 
zoo  men  hetzelve  verkiest  te  fcheiden , aan  de  over- 
haling  moet  blootftellen.  Door  deze  overhaling  im- 
mers gaat  het  Kwik , als  een  vlugger  Metaal , in  de 
warmte  tot  dump  over,  en  herneemt  bij  de  verkoeling 
zijne  vloeibare  gedaante;  terwijl  het  Goud  en  Zil- 
ver bij  zulk  eenen  graad  van  hitte , waarin  het  Kwik 
verdampt,  als  vaste  ligchamen  terug  blijven, 
g Men  kan  nu,  om  deze  overhaling  te  bewerkftelli- 
'gen,  eenen  glazen  , lleenen  of  zelfs  ijzeren  krom- 
hals nemen  , dien  men  met  het  gewoonlijk  tot  klei- 
ne balletjes  gevormd  Amalgama  tot  bijna  § vult , op- 
dat, bij  de  verwarming  van  het  Metaalmengfel . het- 
zelve niet  uit  den  kromhals  wegvloeije.  Men  plaatst 
den  kromhals  in  een  zandbad,  zoo  dezelve  van  glas, 
of  in  een  fornuis  in  het  open  vuur,  zoo  hij  van 
Heen  of  van  ijzer  mogt  zijn.  De  lleenen  kromhal- 
zen dienen  intusfehen  met  een  mengfel  van  leem- 
of  kleiaarde , koehaar  en  kroespoeder  verfterkt  te 
worden , hetwelk  men , door  eene  laagswijze  opflrij- 
king  van  een  zoodanig  mengfel  en  eene  langzame 
drooging  van  hetzelve , gemakkelijk  bewerken  kan. 
Men  neemt  ook  tot  deze  overhaling  veelal,  in  plaats 
van  eenen  eigenlijken  kromhals,  eenen  gewonen  ijze- 
ren pot,  die  met  een  lievig  ijzeren  dekfel  voorzien 
wordt  en  daaraan , door  middel  van  fchroeven  of 
ijzerdraad,  bevestigd  wordt.  In  het  midden  van  dit 
dekfel  is  eene  omgebogene  ijzeren  buis,  veelal  van 
een’  geweersloop  vervaardigd,  aangeklonken,  of  men 
voorziet  ook  wel  deze  potten  te  regt  met  ijzeren 
helmen;  alle  welke  deelen  dan  intusfehen  met  een 
goed  hechtlijm  van  Brusfelsch  zand  en  gewone  pe- 
kel. 
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kei,  verzekerd  en  goed  luchtdigt  gefloten  worden.  (*) 

Aan  de  bovengenoemde  kromhalzen  wordt  nu  bij  de 
overhaling  een  ontvanger , voor  een  gedeelte  met  wa- 
ter gevuld,  aangelegd,  zoodat  de  hals  van  den  krom- 
hals tot  ongeveer  1 a 2 duimen  in  dit  water  reiken 
kan,  om  zoodoende  te  beletten,  dat  het  Kwik  niet 
dampvormig  vervliegt , daar  deze  damp  niet  alleen 
hoogst  fchadelijk  voor  de  gezondheid,  maar  ook,  on- 
nut vervliegende,  voor  de  bewerking  zeer  nadeelig 
j zoude  zijn. 

Anderen  nemen  Hechts  , in  plaats  van  eenen  gewonen  Sommige 
I ontvanger , .eenen  met  water  aangevulden  fchptel 
i pot,  en  bevestigen  , door  middel  van  bindgaren  aan  deren  toefM 
J den  hals  van  den  kromhals,  of  aan  de  pijp  of  den  helm  önÉ* 

van  den  anderen  toeflel,  eene  van  vloeipapier  eenige 
malen  omgerolde  buis,  die  zij  alsdan  in  den  fchotcl 
lof  pot  behoorlijk  laten  afdalen.  Dit  papier  wordt 
tfchielijk , door  het  opzuigen  van  het  water,  eenigzins 
[bevochtigd , belet  de  gemeenlchap  met  de  buiten- 
lucht en  veroorzaakt,  dat  men,  zonder  gevaar  van 
[uitzetting  bij  eene  flerke  hitte  van  den  Kwikdamp, 

I: of  wel  van  opklimming  vaii  het  water  in  den  verhit- 
sten kromhals  bij  onverwachte  verkoeling,  de  over- 
(haling  kan  voortzetten;  welke  beide  gevallen  immers 
in  de  bewerking  eene  groete  verhindering  kunnen 
veroorzaken. 

Men 

Zoude  bier  ook  van  dienst  kunnen  zijn  de  nicuwelings 
■aangewende  hcchtflof  voor  de  ijzeren  pijpen  van  het  Gaz* 
licht,  bettaande  uk  10  deelen  Ammoniakzout,  1 deel  Zwa* 
vel  en  6 deelen  poeder  van  gegoten  Ijzer.  Dit  mengfel 
wordt  wel  ondereen  gefloten , en  aldus  bewaard , bij  het 
(gebruik  nog  met  10  a 15  deelen  IJzervijlfel  vermengd, 

(met  genoegzaam  water  tot  eene  pap  gemaakt,  en  aldus  op 
| de  voegen  der  varen  en  pijpen  aangebragr.  Tot  voornoemd 
(oogmerk  heb  ik  hetzelve  ten  minfte  zeer  voldoende  bevon= 

Iden.  V 
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Men  geeft  nu  bij  deze  overhaling  een  langzaam  ver- 
flrerkt  vuur,  en  daar  het  Kwik  meestal  eene  driedub- 
bele hitte  ten  aanzien  van  het  water  benoodigd 
heeft,  zoo  kan  men  ook,  door  het  zachte  Ksfen 
van  de  verzamelde  Kwikdroppen  in  het  koude  water, 
deszelfs  overkoming  genoegzaam  bemerken.  Bij  eene 
te  Kerke  hitte  ontdekt  men  doorgaans  in  den  krom- 
hals eenig  geruisch  , in  welk  geval  men  het  vuur 
eenigzins  verminderen  moet;  daar  ook  bovendien, 
bij  een  al  te  Kerk  vuur,  het  Zilver  kan  worden  me- 
de overgevoerd.  Voor  het  overige  onderhoudt  men 
langzaam  zoodanig  het  vuur,  dat  al  het  Kwik  be- 
hoorlijk overkomt,  wanneer  men  het  overblijvend 
Metaal  verzamelt  en  met  een  weinig  Borax  te  za- 
men  fmelt.  Zoo  het  aldus  verkregen  Kwik  zich  1 
niet  goed  vereenigen  laat,  en  minder  vloeibaar 
lchijnt  te  zijn  , wrijft  men  het  flechts  met  eenig  zui- 
ver water  en  gewoon  zout,  en  droogt  daarop  , na- 
dat de  bolletjes  genoegzaam  vereenigd  zijn , hetzelve 
behoorlijk  met  eene  fpons  af. 

§ 3.  Scheiding  van  het  Zilver  door  Ijzer  en 
Spiesglans . 

Ook  het  Ijzer  en  het  Spiesglans  kunnen  fomtijds 
dienstig  zijn  tot  zuivering  van  Zilverertfen  en  ge-  | 
mengde  Zil verdoffen.  Het  Ijzer  wordt  vooral  dan 
aangewend,  als  het  Zilver  met  Zwavel  tot  gezwaveld 
Zilver  vereenigd  is,  welke  fcheiding,  offehoon  ook 
wel  door  andere  Koffen  te  bewerkKelligen  , nogtans 
in  het  groote  veelal  door  middel  van  dit  Metaal  liet  \ 
gefchiktst  en  het  fpoedigst  kan  worden  ten  uitvoer 
gebragt.  Men  laat  dan  te  dien  einde  het  gezwaveld  , 
Zilver  in  eenen  kroes,  met  bijvoeging  van  £ deel  ge- 
korreld Lood,  fmelten,  en  werpt  er  J of  § deel  zui- 
ver JJzervijlfel  of  IJzerblikken  bij,  wanneer  weldra 

het 
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het  Ijzer  door  de  Zwavel  wordt  opgenomen  en  fmelt- 
baar  gemaakt.  AlSfm  voegt  men  er  nog  zoo  veel 
gekorreld  Lood  bij , dat  de  oppervlakte  van  het  ge- 
fmolten  Metaal  wel  bedekt  zij , en  roert  alles  met 
eenen  Ijzeren  haak  wel  om.  Nadat  nu  alles  nog  on- 
geveer een  kwartier  uurs  bij  verfterkt  vuur  vloeibaar 
is  geweest,  wordt  het  in  eenen  gietkroes  uitgego- 
ten , en , na  de  verkoeling , de  onderfte  uit  Lood  en 
Zilver  beftaande  koning  van  de  (lakken  afgeflagen  , 
welke  koning  nu  door  afdrijving  tot  verdere  zuiver- 
heid gebragt  moet  worden.  In  deze  bewerking  met 
het  Ijzer  wordt  daarom  bij  het  mengfel  nog  Lood 
gevoegd,  opdat  daardoor  het  Zilver,  door  zijne  meer- 
dere verwantfchap  tot  het  Lood,  verhinderd  worde, 
zich  ook  met  het  bijgevoegd  Ijzer  te  vereenigen. 

Zelfs  (loot  het  Lood  het  Ijzer  uit  zijne  verbinding 
met  het  Zilver  uit,  terwijl  het  Lood  zich  ook  niet 
met  het  Ijzer  vereenigt.  Men  diene  ook  in  dezen 
geen  verkalkt  of  verzuurd  Ijzer  te  nemen,  daar  dit 
de  Zwavel  niet  tot  zich  neemt,  en  dus  noodeloos 
de  hoeveelheid  der  (lakken  vermeerderen  zoude* 

Het  Spiesglans , of  wel  eigenlijk  het  gewoon  Zwa-  Zuivering 
velhoudend  Spiesglans  kan  fomtijds  ook  dienen  terpoor  gezwa-r* 
zuivering  van  het  Zilver.  Dit  is  dan  bijzonder veld  Spies- 
dienstig , als  het  Zilver  met  veel  Ijzer  vermengd  ge-glans* 
vonden  wordt , offehoon  er  ook  alweder  andere  mid- 
delen voorhanden  zijn  , om  deze  zuivering  daar  te 
itellen.  Wanneer  men,  namelijk,  zulk  Ijzer- hou- 
dend Zilver  heeft,  en  men  het  op  deze  manier  ver- 
kiest te  fcheideli  , dan  mengt  men  het  met  2 deelen 
gewoon  Spiesglans , en  laat,  het  in  eenen  kleinen , 

Herken , met  een  dekfel  wel  geflotenen  kroes , in  een 
fterk  vuur  goed  fmelten.  Men  voegt  er  dan , nadat 
het  eenigen  tijd  wel  gevloeid  heeft,  12  deelen  ge- 
korreld Lood  bij,  waarmede  men  het  nog  bij  eene 
iets  mindere  hitte,  gedurende  15  minuten,  vloeibaar 

V a houdt ï 
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houdt,  wanneer  men  onder  de  (lakken  den  Spiesglans- 
houdenden  Zilverkoning  afgefcheiden  vinden  zal.  De- 
ze koning  wordt  nu  op  eene  drijffcherf  met  een  ma- 
tig vuur  verflakt,  om  ook  daardoor  den  Spiesglans- 
koning  te  doen  yerkalken  en  te  vervlugtigen , en  om 
zoo  eindelijk  den  van  Spiesglans  gezuiverden  overge- 
blevenen Zilverkoning  * door  de  kupellering,  tot  zijne 
vereischte  zuiverheid  te  brengen. 

Hier  heeft  eene  dubbele  lcheikundige  verwant- 
schap plaats.  De  Zwavel  van  het  Spiesglans  ver- 
meestert zich  terdond  van  het  Ijzer,  hetgeen  met 
het  Zilver  vereenigd  was,  terwijl  het  vrije  Zilver 
zich  aandonds  voegt  bij  den  afgefcheidenen  Spies- 
glanskoning,  en,  als  zoodanig  verbonden,  door  zijne 
meerdere  zwaarte  den  bodem  van  den  kroes  zoekt. 
Bovendien  is  het  Lood  hier  weder  als  oplosmiddel 
van  de  beide  laatde  Metalen  te  befchouwen  , hetwelk 
tevens  belet,  dat  het  gevormd  gezwaveld  Ijzer  niet 
iets  van  de  afgezonderde  Metaalkoningen  in  zich  be- 
houde.  De  Spiesglanskoning  verbindt  zich  ook  wel 
fomtijds  in  den  eerden  opflag  gemakkelijk  met  het 
Ijzer,  hetwelk  echter  weldra  weder  door  het  bijge- 
voegde Lood  onder  de  fmelting  van  het  mengfel  wordt 
afgezonderd.  Wanneer  men  deze  Scheiding  meer 
naauwkeurig  in  het  werk  wil  dellen , om  eeniger- 
mate  het  gehalte  van  het  Ijzer -houdend  Zilver  aan 
te  toonen , dan  moet  vooraf  eerst  het  ruwe  Spies- 
glans behoorlijk  worden  onderzocht , of  het  ook 
Zilver  of  andere  Metalen  bevat , welke  alsdan  be- 
hoorlijk bij  de  uitfpraak  in  rekening  moeten  wor- 
den gebragt. 

§ 4.  De  Scheiding  van  het  Zilver  door  Zuren . 

Wij  hebben  tot  nu  toe  de  onderfcheidene  middelen 
overwogen , waarop  men  3 door  tusfehenkomst  van 

an- 
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andere  Metalen,  liet  Zilver  zuiveren,  of  uit  andere  bij- tot  zuivering 
gemengde  ftoffen  fcheiden  en  afzonderen  kan;  wij van hliC Zllver* 
zullen  nu  overgaan  tot  de  Zuren , als  ook  bijzonder 
dienstig,  om  dit  Metaal,  zoo  het  met  andere  ftof- 
fen gemengd  of  verontreinigd  mogt  zijn,  tot  zijne 
ware  zuiverheid  terug  te  brengen. 

Het  Salpeterzuur,  als  het  voornaamst  en  krach-  Zuivering 
tigst  oplosmiddel  van  het  Zilver,  komt  hier  te  regtdoor  Saipeter- 
in  de  eerfte  plaats  voor.  Om  de  fcheiding  door  ditzuur* 

Zuur  te  bewerkftelligen,  neemt  men  het  onzuiver  Zil- 
ver, hetzij  met  Koper,  Zwavel,  Goud  of  andere  ftof- 
fen vereenigd,  en  brengt  het  tot  korrels  , dunne  plaat- 
jes of  rolletjes,  en  laat  het,  bij  eene  zachte  warmte, 
in  een  aarden  vat  of  eene  glazen  kolf,  in  eene  genoeg- 
zame hoeveelheid  matig  fterk  Salpeterzuur  oplosfeii ; 
wanneer  er,  gelijk  wij  reeds  boven,  bij  de  fcheiding 
van  het  Goud-houdend  Zilver,  meer  uitvoerig  hebben 
aangetoond,  gedurende  de  oplosfing,  Salpeterlucht 
ontwikkeld  wordt,  het  Zilver  langzaam  als  verdwijnt 
en  opgelost  wordt , terwijl  Hechts  de  onoplosbare 
deelen , als  Zwavel , Koolftof , Goud  en  dergelijken 
achterblijven.  Wanneer  men  intusfehen  deze  oplos- 
ling  bij  aanzienlijke  hoeveelheden  in  het  werkftelt, 
kan  men  zich  met  goed  gevolg  van  eenen  kromhals, 
met  eenen  ontvanger  voorzien,  bedienen,  om  het  on- 
der de  fcheiding  ontwikkeld  en  vervlugtigd  Salpeter- 
zuur, dat  tot  eene  volgende  fcheiding  weder  dienst- 
baar kan  zijn,  te  verzamelen  en  te  behouden.  Dat' 
ook  bij  deze  oplosfing  een  zuiver  Salpeterzuur  ge- 
nomen en  op  meer  bijzonderheden  gelet  moet  wor- 
den , behoeft , om  in  geene  onnoodige  herhalingen 
te  vallen , hier  niet  weder  aangemerkt  te  worden. 

Het  Zilver  is  nu  in  dit  fcheivocht  ontbonden  en  Het  Zilver 
van  eenige  in  dit  Zuur  onoplosbare  zelfftandigheden  u,t  ziJ*ne  Saf- 
gefcheiden ; doch  er  blijven  intusfehen  nog  andere af  is' 
voorhanden  zijnde  Metalen , als  inzonderheid  het  Ko-fcheUeil« 
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per,  met  hetzelve  opgelost,  dewelke  ook  nu  dua 
nog  van  het  Zilver  moeten  kunnen  worden  gefchei- 
den.  Hiertoe  zijn  nu  vele  middelen  voorhanden , die 
aiie  daarop  voornamelijk  berusten , dat  men  bij  deze 
oplosfmg  ftoffen  voegt , dewelke  eene  fterkere  ver- 
wantfchap  tot  het  Salpeterzuur,  dan  het  Zilver,  heb- 
ben , waardoor  deze  zich  met  het  Zuur  verbinden  , 
en  het  Zilver  uit  de  ontbinding  weder  vrij  doen  wor- 
den, In  de  eerfte  plaats  munt  hier,  als  een  neder- 
plofmidel  van  het  Zilver-,  het  Koper  zelf  uit,  welk 
Koper,  als  eene  der  meest  gewone  fcheidingsmidde-- 
len,  in  de  werkplaatfeii  der  Munten  en  die  der  Zilver- 
frneden  wordt  aangewend.  Het  Koper  immers,  door 
zijne  meerdere  verwantfchap  tot  het  Salpeterzuur  , 
wordt  nu  in  dit  Zuur  terftond  opgelost , vermeestert 
zich  van  de  Zuurftof  van  het  Zilver,  en  doet  dus  dit 
Metaal  in  deszelfs  metaalftaat  uitfcheiden.  De  Zuur-, 
ftof  immers , die  het  Zilver  uit  het  Salpeterzuur  ter 
zijner  oplosfmg  tot  zich  genomen  heeft,  wordt  nu, 
door  de  meerdere  verwantfchap  van  het  Koper  tot  de- 
ze Zuurftof,  terftond  van  hetzelve  opgenomen , waar- 
door het  aldus  verzuurd  in  het  Salpeterzuur  ontbon- 
den wordt;  terwijl  het  Zilver,  van  zijne  Zuurftof  onf- 
daan  , in  zijnen  Metallieken  ftaat  herfteld  en  onder 
Eristalfchicting  in  het  vocht  nedergeploft  wordt.  Men 
verdunt  gewoonUjk  voor  deze  fcheiding  de  even  ge- 
noemde Zilveroplosfing  met  2 of  3 deelen  zuiver  wa- 
ter, en  men  kan  ook,  door  deze  oplosfmg  eenigzins 
te  verwarmen , de  nederploffing  aanmerkelijk  befpoe- 
digen.  In  deze  verdunde  oplosfing  werpt  men  mi 
platen  of  fnippels  van  zuiver,  rood,  uitgegloeid  of 
afgebeten  Koper,  die  weldra  geheel  met  de  'allerfijn- 
fte  Zilverdeelen , even  als  met  eene  vacht,  zullen 
overdekt  worden.  Deze  Zilverdeelen  zullen  van  tijd 
tot  tijd  in  de  vloeiftof  naar  beneden  zinken,  waartoe 
$ok  eene  fehudding  van  het  mengfel  fomtijds  dien- 
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ftig  is , omdat  anders  de  aanbangende  Zilverdeelea 
de  verdere  werking  van  lier  vocht  op  het  Koper  lig- 
telijk  verhinderen  kunnen.  De  oplosfmg  neemt  als- 
dan gewoonlijk , om  de  opiosfing  van  de  Koperdee- 
len  , eene  blaauw  groene  kleur  aan,  en  men  zal  zien, 
dat  bij  genoegzaam  Koper , na  verloop  van  eenige 
uren,  al  het  Zilver  zal  zijn  nedergeploft.  Om.  dit 
met  zekerheid  te  ontdekken , dompelt  men  in  eeii 
gedeelte  van  het  heldere  vocht  een  nieuw  zuiver 
(tukje  Koper,  hetwelk  na  eenigen  tijd  geheel  zuiver 
van  aanhangend  Zilver  moet  blijven ; of  men  kan 
nog,  tot  meerdere  zekerheid,  bij  een  weinig  van  de 
heldere  oplosfmg  eenig  gewoon  Zout  of  Zoutzuur 
voegen  , hetwelk  terllond , bij  de  minste  aanwezigheid 
van  eenig  Zilver , een  wit  nederploffel  of  eenige 
troebelheid  om  het  dan  geboren  wordend  Zoutzuur 
Zilver  veroorzaken  zal.  Hierdoor  dus  van  de  vol- 
komene  affcheiding  van  het  Zilver  verzekerd  zijnde , 
giet  men  de  opiosfing  van  het  nedergeplofte  Zilver 
af,  en  kookt  dit  nederploffel  in  een  aarden  of  kope- 
ren vat  met  herhaald  zuiver  water  op , tot  hetzelve 
daarop  geheel  onfmakelijk  overblijft ; ook  kan  men 
hetzelve  gefchikt  met  eenig  verdund  Zoutzuur  afwas- 
fchen , om  de  aanhangende  Koperdeelen , zoo  veel 
mogelijk , weg  te  nemen , en  alsdan  met  eenige  Pot^ 
asch  bijeenfmelten,  — Men  kan  de  zoo  even  genoemde 
nederploffing  veelal  in  dezelfde  vaten  bewerkftelli- 
gen , als  die  men  tot  de  fcheiding  zelve  gebruikt 
heeft , offchoon  men  zich  ook  veelal  van  Koperen 
pannen  bedient,  die  hier  niet  alleen  als  vaten,  maar 
ook  als  nederploffende  ftoffen  kunnen  worden  aan- 
gemerkt. In  het  groot  bedient  men  zich  daar  voor-, 
namelijk  van , omdat  zij  minder  breekbaar  zijn , en  , 
tot  dit  oogmerk  te  dun  geworden  zijnde,  weder  als 
fnippels  tot  eene  nieuwe  affcheiding  kunnen  worden 
dienstbaar  gemaakt. 
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I? dit  neder-  Het  Zilver,  hierdoor  verkregen , zoude  fchijnen  ge- 
ver^zufver?"  ZUIWQT  te  zÜn  ? voornamelijk  , als  hetzelve  ge- 
noegzaam gekookt  en  stfgefpoeld  is ; doch  het  bevat 
nog  gewoonlijk  20  of  30  D.  Koper,  omdat  een  ge- 
deelte van  het  opgeloste  Koper  zich  als  op  nieuws 
felïijnt  te  hertellen , en  zich  als  Metaal  met  het  Zil- 
ver te  vereenigen  , of  aan  hetzelve  aan  te  hangen. 
De  óverbUjvende  vloeiftof  behoudt  ook  nog  altijd 
eenig  yZiiver,  hetwelk  door  bijvoeging  van  eenig 
Zoutzuur  kan  worden  aangetoond.  Men  verkrijgt 
intusfchën  dit  Zilver  door  deze  bewerking  meer  zui- 
ver, zoo  men  de  koperen  platen  uit  het  mengfel 
neemt,  voor  en  aleer  al  het  Zilver  is  nedergenloft , 
en  dit  eerfte  nedergepiofte  Zilver  door  ruim  water 
behoorlijk  afwascht;  terwijl  altijd  dan  nog  het  overig 
teruggebleven  Zilver  door  nieuw  Koper  afgeschei- 
den en,  als  een  eenigzins  minder  zuiver  Zilver,  tot 
ander  gebruik  kan  worden  opbewaard.  Het  Koper 
kan  nu  ook  wederkeerig  uit  zijne  oplosfing  door  mid- 
del van  zuivere  IJzèrbllkken  of  fnippels  worden  ne- 
dergeploft,  welk  Koper,  alsdan  afgewasfehen  en  ver- 
gaderd , veelal  ook  weder  eenig  aanhangend  Zilver 
bevat.  De  Salpeterzure  Koperoplosfing  kan  ook  gc- 
fchikt  eerst  vooraf,  met  bijvoeging  van  eenig  Zwavel- 
zuur, in  eenen  kromhals  worden  overgehaald,  opdat 
• aldus  het  Salpeterzuur  nog  afzonderlijk  verzameld 

worde,  wanneer  er  Zwavelzuur  Koper  overblijft,  dat 
nok  weder,  ter  verkrijging  van  het  Koper,  door  Ijzer 
kan  worden  gefcheiden , of  door  kristallizering  tot 
gewoon  Zwavelzuur  Koper  kan  worden  verwerkt. 

Waarneming  Gay-Lusfac  heeft  dit  verfchijnfel  meer  naauw- 
3tfn  s fa om- keurig  onderzocht  en  ook  bevonden,  dat  bet  Zilver 
üent  deze  ue-in  den  beginne  eerst  zuiver,  en  daarna  met  Koper 
v e ro n tr e i11  i wordt  nedergeploft ; maar  hij  heeft  te- 
gettelde  zui-  vens  een  middel  aan  de  hand  gegeven , om  al  het  Zil- 
20c ter  ^oor  deszelfs  fcheiding  geheel  zuiver  te  erlangen  * 
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beflaande  daarin , om  het  aldus  nedergèplofte  Zilver 
met  eene  Salpeterzure  ZilveropLosfing  te  doen  trek- 
ken , die  de  Koperdeelen  in  zich  zoude  opnemen , 
en  daarvoor  weder  zuiver  Zilver  zoude  affcheiden. 
Gay-Lusfac  vermoedt,  dat  hier,  bij  deze  neder- 
plofïïng , door  eene  Galvanifche  werking  van  de  bei- 
de elkander  meer  en  meer  aanrakende  Metalen,  het 
water  eindelijk  ontleed  wordt,  en  een  gedeelte  Wa- 
terftof  van  hetzelve  eenig  Koper  zoude  hertellen , en 
alzoo  met  het  Zilver  doen  vereenigén , waardoor 
ook  zeker  dit  verfchijnfel  vrij  gereedelijk  verklaard 
wordt.  (*)  — Ten  einde  van  de  gegrondheid  van 
deze  waarneming  van  den  Hr.  Gay-Lusfac  meer 
overtuigd  te  zijn  , heb  ik  eenig  op  de  gewone  ma- 
nier door  Koper  nedergeploft  en  afgewasfehen  Zil- 
ver door  het  Esfai  onderzocht  en  bevonden , dat 
hetzelve  een  Gehalte  van  980  D.  aantoonde;  ter- 
wijl een  ander  dergelijk  nedergeploft  gedeelte  Zilver, 
nadat  het,  volgens  Gay-Lusfac,  eenigen  tijd  mcl; 
eene  Salpeterzure  Zilveroplosfing  getrokken  had,  aan 
het  Esfai  onderworpen , eene  uitkomst  van  994  D. 
caf.  Uit  deze  proefneming  blijkt  dus  genoeg,  dat 
liet  gewone  door  Koper  nedergeploft  Zilver  niet 
volkomen  zuiver  te  houden  is,  en  dat  het  door  eene 
zoodanige  trekking  met  Salpeterzuur  Zilver  aanmer- 
kelijk gezuiverd  wordt,  en  mogelijk,  door  eene  lan- 
gere of  flerkere  blootftelling  aan  eene  dergelijke  op- 
losfing,  van  al  het  Koper  geheel  zal  kunnen  wor- 
den bevrijd. 

De  Hr.  Meïsner  heeft  ook  de  voornoemde  wer-  W arnemin£ 
king  van  deze  Metalen  bevestigd  en  aangewezen  ,YJn  den  Heer 
dat  men  zelfs  bij  de  ontleding  van  Zilver- houdende  omtrent  deze 
Koperen  muntfpeciën,  door  overgieting  met  eenig  Sal-  piófgügCdet” 

pe-P 


(*)  Ar, nales  de  Chimie,  iSn.  T.  LXXVIII,  p.  91. 
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peterzuur,  die  niet  voldoende  was,  om  dezelve  ge—  •« 
heel  op  te  losfen , na  de  geëindigde  werking  van  ; 
dit  Zuur,  ecne  Koper-  en  Zilveralliëring  verkreeg, 
welke  niet  alleen  de  wanden  van  het  glas , maar  ook 
de  onopgeloste  penningen  op  de  geheele  oppervlak- 
te bedekte.  Deze  opgieting  en  affcheiding  van  het 
gemengde  herftdde  Metaal  kon  eenige  malen  her- 
haald worden  , en  hoe  armer  deze  muntfpeciën  aan 
Zilver  waren , hoe  grooter  het  herftelde  nederplolïel 
was.  Deze  Geleerde  befchouwt  deze  mengfels  als 
ware,  immer  gclijkvormige , fcheikundjge  mengfels, 
en  vertrouwt,  uit  eene  gelijkfoortige  verfchijning  met 
het  Koper  en  de  Zink , dat  aldus,  zoowel  op  den  droo-  ] 
gen  als  vochtigen  weg,  Metaalaliiëringen  zouden  zijn 
daar  te  ftcllen.  Ook  was  het  opmerkelijk,  dat,  wan- 
neer men  eene  groote  reeks  van  zoodanige  Zilver-  hou- 
dende penningen  flechts  met  eenen  vochtigen  geleider 
vereenigde  en  op  elkander  ftapelde , er  eene  fterke  Gal-  ; 
vanifche  werking  ontwikkeld  werd,  die  genoegzaam  ' 
vermogend  was , om  eene  aanzienlijke  hoeveelheid  Me- 
taal af  te  fcheiden  en  te  hcrftellen.  Zoude  dit  dus  1 
ook , zoowel  voor  deze  als  voor  andere  Metaalver-  1 
bindingen,  eene  aanwijzing  opleveren,  om,  op  eene  1 
eenvoudige  en  min  kostbare  wijze,  de  ontleding  van  j 
deze  voorwerpen  te  kunnen  daarftellen?  (*) 

Dat  nu  ook  de  Loogzouten,  de  Potasch  en  Soda, 
als  ook  de  Aarden , bijzonder  de  Kalkaarde , gebruikt 
kunnen  worden  ter  nederploffing  van  het  Zilver  uit 
zijne  Salpeterzure  oplosfing,  blijkt  uit  de  meerdere 
verwantfehap  van  deze  ftoffen  tot  het  Salpeterzuur, 
dan  die  van  het  Zilver  tot  gemeld  Zuur.  Daar  in- 
tusfehen  deze  Loogzouten  en  Aarden  tot  hare  o.p- 

los- 

(*)  Annales  Générales  des  Sciences  Physiques,  par  Vin-  . 
cent,  Drapiez  et  van  Mens,  1820.  T.  III,  p.  2q6..  I 
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I losfing  geene  Zuurftof  benoodigd  hebben  , zoo  laten 

I deze  dezelve  aan  het  Zilver  behouden , en  fchaiden 
dus  dit  Metaal  als  een  verzuurfel  af,  welk  verzuur- 
fel  alsdan  verzameld  en  door  het  vuur  tot  Metaal  her- 
ile ld  moet  worden.  Er  blijft  echter  nog  deze  onge- 
legenheid bij  deze  nederploffing  door  Loogzouten  en 
Aarden  over,  dat  alsdan  niet  alleen  het  opgeloste  Zil- 
ver, maar  ook  alle  andere  Metalen,  als  ook  het  Ko- 
per, als  verzuurfels  worden  afgcfcheiden , cn  het  Zil- 
ver dus  in  eenen  minder  zuiveren  toeftand,  dan  in 
de  vorige  nederploffing  door  Koper,  verkregen  wordt. 
Eene  oplosfing  van  Zwavelzuur  eerstverzuurd  Ijzer 
wordt  ook  nog  aangeraden , om  het  Zilver  uit  het 
Salpeterzuur  neder  te  ploffen , wanneer  men  de  Zil» 
veroplosfing  met  zoo  veel  zuiver  water  verdunt , 
dat  het  Zwavelzuur  bij  dezelve  geene  nederploffing 
meer  veroorzaakt , en  dan  bij  deze  verdunde  oplos- 
fing eene  oplosfing  van  versch  of  eerstverzuurd  Zwa- 
velzuur Ijzer  voegt,  wanneer  er  eene  nederploffing 
van  Metalliek  Zilver  plaats  heeft,  hetwelk  met  eenig 
Zoutzuur  moet  getrokken  en  met  ruim  water  afge- 
wasfehen  worden.  Ook  hier  fchijnt  het  Zwavel- 
zuur eerstverzuurd  Ijzer  te  werken , als  bij  de  ne- 
derploffing  van  het  Goud  uit  deszelfs  oplosfing , 
door,  namelijk,  tot  zich  te  nemen  de  Zuurftof  van 
het  Zilver,  om  tot  een  tweede  verzuurfel  te  ge- 
raken , terwijl  het  Zilver  aldus  herfteld  en  afgefchei- 
den  wordt. 

Het  Salpeterzuur  kan  ook  nog  met  voordeel  tot 
de  fcheiding  van  andere  gemengde  Zilverftoffen 
worden  aangewend,  zoo  als  b.  v.  van  het  gezwa- 
veld Zilver,  het  Spiesglans-  en  het  Platina- hou- 
dend Zilver.  Het  gezwaveld  Zilver  immers  kan  ook, 
buiten  de  boven  opgegevene  manier  door  fmelting 
met  Ijzer  en  Lood , gevoegelijk  door  Salpeterzuur 
gefcheiden  worden,  door  hetzelve  genoegzaam  ver- 
deeld 
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deeld  aan  de  werking  van  dit  Zuur  bloot  te  (lellen, 
waardoor  het  Zilver  weldra  geheel  zal  worden  op- 
gelost, en  de  Zwavel  in  eene  poederachtige  gedaante 
zal  overblijven.  Deze  Zwavel  wordt  alsdan  behoor- 
lijk afgefcheiden  en  afgewasfchen , en  uit  de  overige 
oplo'sfing  het  Ziiver  door  Koper  of  andere  doffen  op 
de  gewone  wijze  nedergeploft.  — Ook  wanneer  het 
Zilver  in  gezwavelde  Potasch  is  opgelost,  wordt  de- 
ze oplosfmg  door  Zwavelzuur  gefcheiden , en  het 
Zwavel -houdend  nedergeploft  Zilver  op  nieuws  door 
oplosfing  in  Salpeterzuur  van  de  Zwavel  afgezon- 
derd. — Hierop  berust  dan  ook  de  fcneiding  van 
het  Spiesglans  - houdend  Zilver , daar  dit , aan  de 
werking  van  het  Salpeterzuur  blootgedeld,  fpoedig 
het  Zilver  ter  oplosfing  aanbiedt;  terwijl  het  Spies- 
glans door  dit  Zuur  als  een  verzuurfel,  met  de  tevens 
aanwezig  geweest  zijnde  Zwaveldeelen , wordt  neder- 
geploft , daar  weder  van  deze  laatfte  doffen  het  Spies- 
glans door  oplosfing  in  Zoutzuur  van  de  Zwavel  kan 
worden  gefcheiden.  — Ook  wordt  gewoonlijk  het 
Salpeterzuur  aangewend , om  het  Zilver  uit  zijne 
verbinding  met  de  Platina  te  fcheiden , gelijk  wij 
echter,  bij  het  onderzoek  van  het  Zilver  op  het  ge- 
halte , breeder  zullen  doen  opmerken. 

Manier  van  De  Hr.  Brandenbourg  heeft  ook  onlangs  eene 
bouro  ete"  n^euwe  manier  ter  zuivering  van  het  Zilver  docxr  Sal- 
zuiverfng  vsnpeterzuur  voorgefteld,  welke  ook  eenige  oplettend- 
het  Zilver,  fcj-,ijnt  waardig  te  zijn.  Te  dien  einde  wordt 

het  min  zuiver  Zilver  in  voornoemd  Zuur  opgelost, 
tot  droogworden  uitgedampt  en  verder  in  eenen  zui- 
veren Ijzeren  lepel  onder  aanhoudende  vlöeijing  ge- 
fmolten.  Door  deze  aanhoudende  fmelting  zoude, 
namelijk,  al  het  Koper  worden  verzuurd,  zich  af- 
fcheiden  en  onoplosbaar  worden  gemaakt;  zoodat , 
door  eene  volgende  oplosfing  in  water  en  bij  eene 
verdere  filtrering,  dit  Kop  erve  rzuurfel  geheel  zoude 

kun- 
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kunnen  worden  afgefcheiden , en  het  in  de  oplosfing 
overgebleven  Zilver  weder  door  de  gewone  middelen 
:e  uit  deze  oplosfing  zoude  kunnen  worden  nederge- 
■ ploft.  Het  voornoemd  onzuiver,  in  Salpeterzuur  op- 
gelost en  uitgedampt.  Zilver  wordt  dan  zoo  lang  aan 
voornoemde  fmelting  blootgefteld , tot  dat  er  geene 
de  minste  koking  meer  plaats  hebbe , wanneer  men 
alsdan  de  ftof  op  eenen  geölieden  fteen  uitgiet.  Ook 
kan  men,  om  te  bepalen,  of  al  het  Koper  tot  ver- 
zuurfel  is  overgegaan , onder  de  fmelting  nu  en  dan 
een  weinig  van  de  ftof  in  water  oplosfen , en  bij  deze 
Ihelder  gemaakte  oplosfing  eenige  Ammonia  voegen , 
om,  door  het  al,  of  niet  verfchijnen  der  blaauwc 
kleur,  de  aanwezigheid  of  de  affeheiding  van  het  Ko- 
per te  kunnen  ontdekken.  De  Hr.  Brandenbourg 
ontkent  echter  niet,  dat  deze  zaak  reeds  lang,  bij  de 
bereiding  van  den  zoogenaamden  Helfchen  fteen,  is 
opgjemerkt  geweest;  maar  oordeelt,  dat  zij  nimmer 
‘met  die  toepasfing  tot  dit  oogmerk  van  zuivering  is 
laangewend.  (*)  Ik  heb  ook  deze  manier  van  fchei- 
ding  op  voornoemde  wijze  in  het  werk  gefteld,  en  kan 
(niet  ontkennen , of  dezelve  heeft  ook  aan  de  evenge- 
noemde  opgave  beantwoord.  Zilver  van  750  D. , in 
zuiver  Salpeterzuur  opgelost  en  uitgedampt  tot  droog- 
iworden  toe , gaf  eene  groene , zoutachtig.e  ftof,  die 
in  eenen  ijzeren  lepel  vloeide,  en  eindelijk,  bij  eenige 
verdikking,  door  middel  van  Ammonia,  geene  reeke- 
nen van  Koper  meer  aan  den* dag  legde;  waarop  de- 
! zelve,  uitgegoten  en  opgelost,  bij  verdere  filtrering 
en  uitdamping,  volkomen  zuivere,  witte  Zilverkris- 
j tallen  opleverde,  die  geheel  van  alle  Koperdeelen 
bevrijd  waren.  Deze  manier  fchijnt  dus  inzonder- 
heid 

(*)  Annales  Générales  des  Sciences  Pliysiques,  par  Vin- 
cent, Drapiez  et  van  Mons,  1 3 1 9.  T.  I,  p.  182. 
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heid  ter  bereiding  van  een  zuiver  Salpeterzuur  Zilver 
zeer  dienstig;  doch  of  zij  in  het  algemeen  als  eene 
voordeelige  fcheidingsmanLr  van  het  Zilver  kan  wor- 
den befchouwd,  zal  niet  zoo  gereedelijk  kunnen  wor- 
den toegeftenid. 

Wij  hebben  vroeger  reeds  mogen  opmerken , hoe 
dat  het  Zoutzuur  en  de  Zoutzure  Middenzouten  bij- 
zonder gelchikt  zijn , om  het  Zilver  uit  de  Salpeter- 
zure oplosfing  af  te  fcheiden ; welke  werking  hier  nu 
breeder  ontwikkeld  moet  worden , waarbij  tevens  op- 
gegeven dient  te  worden , hoe  het  daardoor  geboren 
wordend  Zoutzuur  Zilver  weder  te  ontleden  en  tot 
een  zuiver  Zilver  te  herftellen  is.  Het  Zoutzuur , 
offchoon  niet  vermogend , om  het  Zilver  zelf  omnid- 
delijk  op  te  losfen , heeft  echter  tot  het  Zilver  eene 
meerdere  vervvantfchap  , dan  het  Salpeterzuur , ont- 
neemt daarom  ook  dit  laatfte  Zuur  al  zijn  inhoudend 
Zilver , en  Helt  daarmede  een  in  het  water  geheel 
onoplosbaar  Zoutzuur  of  Chlorine  Zilver  daar.  Dit 
gefchiedt  zoowel  door  eenvoudige  bijgieting  van  het 
Zoutzuur  bij  de  Salpeterzure  Zilveroplosfing , wan- 
neer in  het  afgefcheiden  vocht  het  Salpeterzuur  over- 
blijft, als  door  bijgieting  van  Zoutzure  middenzou- 
ten , als  de  Zoutzure  Soda , Potasch , Kalk  en  der- 
gelijken ; als  wanneer  insgelijks , door  eene  dubbele 
vervvantfchap , het  Zoutzuur  van  dezelve  zich  met 
het  Zilver  vereenigt,  en  de  Loogzouten  of  Aarden 
met  het  Salpeterzuur  töï  Loogzoutige  of  Aardachtige 
Middenzouten  gebragt  worden.  B u c h o 1 z Helt  ech- 
ter ook  niet  zonder  grond  voor,  om,  ter  zuivering 
van  het  Zilver  door  Zoutzuur,  zich  tot  de  oplos- 
ling  van  het  Zilver  te  bedienen  van  een , met  de  helft 
water  verdund,  Zwavelzuur,  wanneer  hij  ook  boven- 
dien deze  oplosfing  in  eene  kokende  hitte  door  het 
Zoutzuur  of  deszelfs  middenzoutige  oplosfingen  doet 
ontleden.  Dit  afgefcheiden  vlokkig  Zoutzuur  Zil- 
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ver  kan  nu  gemakkelijk , na  eene  genoegzame  afvvas- 
fcbing,  op  een  vloeipapier  verzameld  en  gedroogd, 
en  dan  deszelfs  ontleding  bewerkftelligd  worden. 
Bij  eene  bewerking  in  het  groote  dienen  ook  'de  af- 
gefcheidene  vochten  nog  altijd  eerst  te  worden  be- 
waard , omdat  dezelve  na  cenigen  tijd  altijd  nog 
eenig  Zoutzuur  Zilver  affcheiden. 

Offchoon  nu  deze  manier  van  fcheiding  van  het 
Zilver  door  Zoutzuur  zeer  voordeelig  fchijnt  te  zijn, 
zoo  wordt  dit  echter  aanzienlijk  verminderd , door 
de  meerdere  moeijelijkheicMn  het  fcheiden  van  de  nu 
gevormde  Zilververbinding.  Het  Zoutzuur  is  immers 
zoo  vast  met  dit  Metaal  verbonden , dat  het  hetzel- 
ve in  het  vuur'  niet  alleen  bijna  niet  loslaat,  maar, 
hij  eene  voortgezette  fterke  hitte,  voor  een  gedeelte 
vervliegt  en  dan  het  zoo  vuurvaste  Zilver  met  zich 
neemt.  Hier  komt  nog  bij,  dat,  naar  het  gevoelen 
van  velen , het  Zoutzuur  Zilver  ligtelijk  in  eene 
fmeltende  hitte  door  de  poriën  der  kroezen  henen 
vloeit , en  dus  bij  deszelfs  ontleding  een  aanmerke- 
lijk verlies  veroorzaakt , offchoon , gelijk  wij  reeds 
hebben  aangemerkt,  Proust  noch  deze  doordring- 
baarheid, noch  deszelfs  vervlugtiging  toeftaat.  Of- 
fchoon men  dus  nu , om  deze  redenen , het  Zoutzuur 
niet  opzettelijk  gebruiken  wil  tot  het  fcheiden  van 
het  Zilver,  zoo  worden  er  desniettemin  vele  Zout- 
zure Zilververeenigingen  gevormd , die  op  de  ge- 
fchiktst  mogelijke  manier  gefcheiden  moeten  worden, 
en  waarvan  wij  hier  de  voornaamfte  manieren  beknopt 
zullen  opgeven. 

Onderfcheidene  middelen  zijn  dan  voorgeflagen , om 
gemeld  Zoutzuur  Zilver  te  ontleden,  en  deze  bepa- 
len zich  in  het  algemeen  tot  de  ontleding  van  het- 
zelve door  middel  van  Loogzouten,  Aarden,  Meta- 
len en  Brandbare  ligchamen.  Men  bedient  zich  in 
de  eerfle  plaats  vrij  algemeen  van  het  vaste  Loog- 
zout, 
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zout,  de  Potasch  óf  de  Soda,  en  wel  op  verichil- 
lende  manieren.  — Wanneer  men  4 deden  Potasch 
of  Soda  met  1 deel  Zoutzuur  Zilver  vermengt  en 
alles  behoorlijk  in  eenen  kroes  doet  fmelten  , zal  men 
na  de  verkoeling  vinden , dat  het  Zoutzuur  Zilver 
ontleed  is,  en  het  Zoutzuur  Loogzout  boven  op  het 
afgefcheiden  zuiver  Zilver  voorhanden  is.  Men  moet 
deze  bewerking  met  fnelheid  bewerkftelligen  , en  acht 
geven  op  de  opborreling  van  de  zich  ontwikkelende 
Kolenzure  lucht,  om  welke  opborreling  ook  gewoon- 
lijk de  kroes  eene  genoegzame  grootte  dient  te  heb- 
ben. Men  kan  ook  bij  fmeltende  Potasch  of  Soda 
het  Zoutzuur  Zilver  bij  gedeelten  voegen , de  gloei- 
jing  van  het  mengfel  gedurende  een  kwartier  uurs 
doen  aanhouden,  wanneer  ook  de  fcheiding  plaats  zal 
hebben.  Anderen  nemen  te  dien  einde  eenen  kroes 
en  beftrijken  denzelven  inwendig  met  eenige  zeep , 
of  bekleeden  dezelve  met  eene  laag  Potasch,  doen 
daarin  het  gedroogde  Zoutzuur  Zilver,  en  bedekken 
hetzelve  met  ongeveer  half  zoo  veel  droog  gewrevene 
Potasch  of  Soda.  Dit  alles  drukt  men  nu  in  den 
kroes,  tot  er  nog  voor  een  derde  ruimte  overblijft, 
en  giet  er  zoo  veel  olie  of  gefmolten  vet  op,  als  het 
poeder  behoorlijk  opflorpen  vkan.  Men  fluit  nu  den 
kroes  met  een  dekfel  naauwkeurig  digt,  en  laat  het 
in  eenen  windoven,  eerst  bij  een  matig  vuur,  een 
kwartier  uurs  lang,  flechts  donker  rood  gloeijtn,  wan- 
neer men  daarna  het  vuur  trapswijze  vermeerdert, 
tot  het  mengfel  in  volkomene  vloeijing  gebragt  is. 
Men  fchudt  tevens  een  weinig  den  kroes,  om  de 
greinen  daardoor  tot  eenen  koning  te  vergaderen , 
en  wanneer  men  nu  befpeurt , dat  de  rook  ophoudt , 
neemt  men  den  kroes  uit  het  vuur,  en  laat  al- 
les verkoelen , of  giet  de  flof  in  eenen  gietkroes 
uit.  Is  de  hitte  in  dezen  niet  flerk  genoeg  geweest , 
dan  blijft  het  Zilver  als  eene  holle  gekriflallizeerde 

los* 
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Iosfe  (lof  over.  Omdat  het  gefmolten  Zoutzuur  Zil- 
ver zoo  vloeibaar  is,  en  er  VreeZe  is,  dat  het  fpoe- 
dig  door  den  kröes  henen  trekt,  zoo  fchijnt  deze  on* 
hulling  van  hetzelve  met  Potasch  en  de  voorziening 
van  den  kroes  met  zeep  een  middel  ^ om  deze  door- 
dringing te  beletten  en  om  gelegenheid  te  geven,  dat 
alle  deelen  terftond  aan  het  Loogzout  worden  bl  ot- 
gefteld,  om  zich  van  het  Zoutzuur  te  vermeesteren 
en  het  Zilver  te  doen  affcheiden. 

Uitnemend  is  de  manier  van  Wen  zei,  op  deze  pe  maniër 
ontleding  door  Potasch  gegrond.  Men  vermengt  be-van  We^ zei 
hoorlijk,  volgens  zijn  voorfchrift,  gelijke  deelen  droog  ^bevonden.1*" 
Zoutzuur  Zilver  en  drooge  warm  gemaakte  Potasch 
of  Soda,  en  doet  dit  in  een  gewoon  artfenijglas  of 
eene  kleine  kolf,  welke  men  in  eenen  fmeltkroes 
plaatst,  wiens  bodem  met  eenige  drooge  Potasch  be- 
dekt is,  zoodat  het  glas  er  een  vierde  gedeelte  uit- 
{leekt.  Men  verhit  nu  den  kroes  van  tijd  tot  tijd, 
tot  dat  het  glas  gloeije  en  eindelijk  met  het  geheele 
mengfel  zelf  vloeije.  Na  eenige  verkoeling  van  derf 
kroes , dompelt  men  het  glas  of  ook  wel  den  kroes 
zei  ven  in  koud  water,  wanneer  de  zuivere  herftelde 
Zilverkoning  gemakkelijk  van  hetzelve  kan  worden  afge- 
scheiden. Zoo  gaven  mij  ioo  W.  van  genoemd  Zout- 
zuur Zilver,  op  voorfchrevene  wijze  in  een  kolfje 
met  ioo  W.  gezuiverde  en  gedroogde  Potasch  ge- 
mengd, en  aan  de  werking  van  het  vuur  in  eenen 
kroes  met  Potasch  blootgelield , bij  de  uitkomst  een 
uitnemend fchoon  bijeenvergaderd  zuiver  Zilverbrood- 
je , hetwelk  eene  zwaarte  had  van  74,90  W , en  ee- 
ne zuiverheid  van  998  D. 

Bergman  neemt  ten  zelfden  einde  1 deel  droog  Manier 
Zoutzuur  Zilver  met  2.  deelen  gedroogde  Soda,  wel- Berg  man. 
ke  doffen  hij  met  eenige  Weinige  droppen  water  tot 
eenen  bal  vormt,  dien  hij  in  een  fmeltkroes  doet, 
wiens  bodem  met  drooge  Soda  bellrooid  is , wanneer 
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hij  ook  nog  het  geheele  mengfel  met  dezelfde  SocTt 
overdekt,  om  alles  daarmede  te  omwikkelen y hier- 
op wordt  de  kroes  gefloten  , en  alles  eerst  bij  een 
langzaam  vuur,  en  daarna  tot  fmelting  toe  behoor- 
lijk verhit.  Sommige  raden  hiertoe  ook  de  volkomen 
verzadigde  Kolenzure,  in  plaats  van  de  gewone  Loog* 
zouten  aan , waardoor  nogtans  de  ontleding  eenigzins 
kostbaarder  worden  moet. 

Manier  van  Offchoon  het  vlugge  Loogzout  of  de  Ammonia 
-- Vcheidhigf  n*et  200  zeer  ^et  Zoutzuur  Zilver  ontleedt,  en  liever 
door  Kalkaar- met  hetzelve  een  drieledig  middenzout  of  een  Zout- 
de-  zuur  Ammoniakaal  Zilver  daarftelt,  zoo  wordt  ech- 

ter deze  ftof  door  bijgevoegd  Kwik  weder  ontleed,  van 
welke  ontleding  door  Markgraaf,  ter  fcheidiiig  van 
het  Zoutzuur  Zilver,  met  vrucht  gebruik  gemaakt  is 
geworden.  Hij  vereenigt  te  dien  einde  i deel  Zout- 
zuur Zilver  met  3 deelen  vaste  half  kolenzure  Am- 
monia, en  mengt  het  met  eenig  water  tot  eene  pap, 
tot  dat  alle  opbruifing  ophoudt.  Dit  mengfel  wordt 
nu  met  6 deelen  zuiver  Kwik  gewreven , wanneer 
er  een  fchoon  Zilver- Amalgama  ontftaat,  dat,  met 
water  behoorlijk  afgewasfchen  en  gezuiverd,  op  de 
gewone  manier  door  overhaling  gefcheiden  wordt.  — i 
Ook  de  Kalkaarde  fchijnt  dit  Zoutzuur  Zilver  op  den 
droogen  weg  te  kunnen  ontleden , vooral  zoo  men 
dezelve  tevens  met  eenige  zuivere  Kool  verbindt. 
Zoo  men  immers  100  deelen  Zoutzuur  Zilver,  19, S 
drooge  Kalkaarde  en  4,2  Koolpoeder  behoorlijk  ver- 
eenigt en  wel  onder  elkander  fmelt,  dan  wordt  het 
Metaalzilver  afgefcheiden  en  kan  door  nieuwe  fmel- 
ting verzameld  worden. 

Scheiding  van  eenige  Metalen  zijn  in  (Iaat , om  deze  belangrijke 

het  Zoutzuur  Zoutzure  Zilververbinding  tc  fcheiden.  Spiesglans, 
ficfalenf°0r  Zink  , Ijzer Bismuth  en  Lood  zijn  daartoe  bij- 

zonder te  gebruiken,  offchoon  het  Bismuth,  en  wel 
bijzonder  het  Lood  op  den  droogen  weg  daarin  bo- 
ven 
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! ven  allen  den  voorrang  verdienen  * nit  hoofde  deze 
Metalen  door  eene  daaropvolgende  kupellcring  het 
gefchiktst  van  het  Zilver  kunnen  worden  gefchei* 
den.  Deze  Metalen  vermeesteren  zich  dan  door 
de  fmeltfng  van  het;  Zoutzuur,  en  laten  het  Zilver 
daarvan  afgelcheiden  op  den  bodem  van  den  kroes 
als  eenen  meer  of  minder  zuiveren  koning  achter* 

Zoo  neemt  men,  volgens  Kunckel,  1 deel  Zout- 
zuur Zilver  met  3 deelen  gekorreld  Lood,  en  fmelt 
het  in  eenen  bedekten  kroes  te  zamen ; of  wikkelt, 

(volgens  P ro  u s t , het  Zoutzuur  Zilver  in  eene  plaat 
Loods  van  eene  dubbele  zwaarte , en  doet  het  aldus 
1 fmelten , wanneer  ook  Proust  op  die  manier  0,74 
deelen  Zilver  verkreeg,  daar  hij  toch  ook  bij  de 
hoogst  naauwkeurige  ontleding  flechts  0,75  deelen 
erlangen  konde.  Volgens  Sage,  kan  men  ook,  op 
den  vochtigen  weg,  het  Zoutzuur  Zilver  koken  met 
gelijke  deelen  Ijzer  en  Water,  wanneer  ook  de  ftof 
1 zich  vrij  gemakkelijk  ontleedt , en  men , na  de  afgie- 
ting  van  het  daardoor  ontdaan  Zoutzuur  Ijzer  en  de 
afwasfching  van  het  vrij  geworden  Zilver,  dit  Zil- 
ver met  een  weinig  Salpeter  of  Borax  te  zamen  kan 
fmelten , om  het  van  de  laatfte  IJzerdeelen  geheel  te 
berooven ; in  welk  geval  men  ook  alsdan , volgens 
Proust,  flechts  verlies  zoude  ondervinden. 

Op  deze  gronden  berust  ook  zeker  de  onlangs  me*  Bijzondere 
degedeelde  fcheiding,  door  eene  eenvoudige  ontleding  fcheiding  door 
van  deze  Metaalverbinding  door  Ijzer  of  Zink , opZinkof 
den  natten  weg.  Volgens  dit  voorfchrift  neemt  men 
flechts  een  klein  vat  van  Zink,  of  van  gegoten  Ijzer, 
die  goed  zuiver  metalliek  of  afgebeten  moeten  zijn, 
doet  daarin,  het  te  fcheiden  Zoutzuur  Zilver  en 
bedekt  het  met  eenig  gewoon  water;  wanneer  wel- 
dra fpoedig  de  ontleding  van  hetzelve  plaats  zou- 
de hebben , met  affcheiding  van  het  zuivere  Metaal- 
2ilver.  Is  de  werking  eenigzins  te  zwak  , of  duurt 
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de  feheiding  te  lang,  dan  kan  men  zulks  verhelpet* 
door  bijvoeging  van  eenig  Zout-  of  Zwavelzuur;  wel- 
ke laatfte  bijvoeging  van  een  der  Zpren  buitendien  in  al- 
le gevallen  op  het  laatfte  der  bewerking  benoodigd  is , 
om  het  Zilver  af  te  wasfchen  en  zuiver  te  krijgen. 
Indien  men  deze  feheiding  bij  groote  hoeveelheden 
'in  het  werk  fielt,  zoude  er  zeer  vele  warmte  ont- 
wikkeld worden , die  ter  ontleding  van  het  geheel 
zeer  bevorderlijk  is ; ook  kan  men  bij  kleinere  hoeveel- 
heden , door  aanwending  van  eenige  kunstwarmte  , dit 
vergoeden  en  de  feheiding  doen  befpoedigen.  Bijgroo-* 
tere  (lukken  Zoutzuur  Zilver  zouden  eerst  de  pun- 
ten van  hetzelve  als  herfteld  worden,  en  deze  herftel- 
ling  zoude  zich  weldra  over  het  geheele  voorwerp  als 
verfpreiden  en  in  dezelve  indringen , met  ontwikkeling 
van  fchoone  takfehietingen , die  zich  fpoedig  aan  al«$ 
Ie  zijden  uitbrerden;  zoodat  deze  zelfs  op  deze  wij- 
ze binnen  den  tijd  van  een  uur  geheel  ontleed  eit 
gefcheiden  zouden  kunnen  worden.  (*)  Ik  heb  ook, 
volgens  deze  opgave , in  holle  geflagen  bakjes  van 
Zink  eenig  Zoutzuur  Zilver  met  water  overdekt, 
en,  na  eenige  uren,  ontdekten  zich  reeds  bij  eene 
geringe  warmde  blaadjes  van  herfteld  Metaalzilver, 
waarvan  echter  de  verfchijning  bij  geringe  hoeveel- 
heden door  bijvoeging  van  eenig  verdund  Zwavel- 
zuur bevorderd  moest  worden.  Dit  herfteld  Zilver 
in  een  gloeitestje  gedroogd  bevatte  echter  nog  eenig 
onontleed  Zoutzuur  Zilver,  en  kon  dus  door  het  Es- 
fai  niet  op  zijn  juist  gehalte  bepaald  worden. 
Scheidingvan  Het  gezwaveld  Kwik  of  de  Cinnaber,  met  Zout- 
Züve?°^ door1" zuur  z^ver  behoorlijk  vermengd  en  in  eenen  krom- 
gezwavdd  hals  overgehaald , zal  ook  deze  ontleding  te  wege 


(*)  Annnles  de  Cbimie  et  PhyfTqtie  par  Gaij-Lnsfac 
ec  Ara  go,  T.  XIV,  pag.  319. 
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brengen  ; het  Zoutzuur  zal  zich  onder  de  bewerking 
met  het  Kwik  tot  een  Zoutzuur  Kwik  vereeni gen 
en  in  den  kromhals  opgeheven  worden;  terwijl  het 
Zilver,  zich  met  de  Zwavel  vereenigd  hebbende,  op 
ien  bodem  achter  blijft.  Deze  manier  kan  intusfchen, 
laar  het  gezwaveld  Zilver  weder  eene  nieuwe  om- 
lagtige  ontleding  behoeft,  tot  gewoon  gebruik  niet 
bijzonder  worden  aanbevolen. 

Wij  moeten  hier  ook  eenige  melding  maken  van  eene  Ontleding 
ontleding  van  het  Zoutzuur  Zilver  door  de 

ucht,  welke  onlangs  door  den  Hr.  Arfwedfon  is  volgens  Arf* 
nedegedeeld  en  hierop  neder  komt.  Men  voegt  te  door  water 
ilien  einde  bij  het  Zoutzuur  Zilver  eenige  Zink  en  Hoflucht, 
verdund  Zwavelzuur , waardoor  het  aan  de  onmid- 
ielijke aanraking  van  de  door  dit  raengfel  ontwikkel- 
Ie  Waterftoflucht  wordt  blootgefteld , en  hetwelk  ten 
gevolge  zoude  hebben , dat  weldra  het  Zilver  geheel 
metalliek  zal  afgefcheiden  worden.  Door  de  veree- 
riging  immers  van  Zwavelzuur,  Zink  en  Water > 
wordt  deze  laatfte  vloeiftof  ontleed , en  de  vrijge- 
wordene  Waterftof  zal  voor  een  gedeelte  als  Water- 
loflucht  ontvlieden  en  zich  voor  een  gedeelte  met 
ijle  Zuurftof  van  het  Zilver  tot  water  verbinden,  het 
Zilver  daardoor  herftellen,  en  hetzelve,  hierdoor  min- 
per vatbaar  voor  de  vereeniging  met  het  Zoutzuur 
geworden  zijnde,  als  zoodanig  affcheiden ; of  men 
kan  ook  dellen  , dat  hier  de  Chlorine  door  deze  ver- 
eniging met  de  Waterftof  tot  gewoon  Zoutzuur  ge» 
bragt  wordt,  en  daardoor  niet  meer  in  ftaat  is,  het 
Zilver  opgelost  te  houden  en  dus  te  moeten  affchei- 
den. De  overtollige  Zink  kan  gemakkelijk  door  bij- 
voeging van  eenig  verdund  Zwavelzuur  worden  op- 
gelost, en  van  het  Zilver  door  verdere  afwasfching 
worden  afgezonderd.  Geheel  zuiver  zoude  hier  het 
Zilver  overblijven  , en  men  zoude  ook,  bij  eene  naauw- 
keurige  behandeling,  volkomen  zeker  zijn,  dat  ec 
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bij  deze  bewerking  niets  van  dit  Metaal  verloren  gaat , 
waardoor  dus  ook  deze  proef  een  vooruitzigt  tot 
eene  belangrijke  toepasfing  en  aanwending  in  het  on- 
derzoek van  het  Zilver  op  het  Gehalte  door  den 
natten  weg  openen  zoude.  (*)  Deze  manier , op  ver- 
fchillende  wijzen  onderzocht,  is  mij  echter  minde 
voorfpoedig  gelukt , dan  wel  de  vorige , waar  het 
Zoutzuur  Zilver  meer  onmiddelijk  aan  de  geheele  op- 
pervlakte van  het  Ijzer  of  de  Zink  werd  blootgedeld. 
Hier  werd  ook  in  het  algemeen  eene  te  groote  hoe- 
veelheid Zink  en  Zwavelzuur  vereischt,  om  de  ont- 
leding van  een  gering  gedeelte  Zoutzuur  Zilver  te 
bewerkdelligen;  zoo  immers  konden  io  wigtjes  Zink, 
met  eenig  water  gemengd , onder  bijvoeging  van  het 
benoodigd  Zwavelzuur,  geen  2 wigtjes  Zoutzuur 
Zilver  volkomen  herftellen.  Om  de  zoo  even  ge- 
noemde waarfchijnlijke  nuttige  toepasling,  zoude  ech- 
ter deze  manier  nog  allezins  een  nader  onderzoek 
waardig  zijn. 

Koot  ontleedt  De  Kool  is  niet  in  (laat,  om  het  Zoutzuur  Zilver 

ket  Zoutzuur  te  ontieden , al  worden  ook  deze  doffen  onderling 
Zilver  met* 

aan  de  fterkfte  hitte  blootgefteld ; doch  zoo  lpoedig 
men  dit  mengfel  aan  eenen  droom  van  waterdamp 
blootdelt,  zal  de  ontleding  dadelijk  plaats  hebben, 
in  welk  geval  de  Waterdof  van  het  ontlede  water 
waarfchijnlijk  meer  bepaald  de  eigenlijke  fcheiding 
en  herdelling  zal  te  wege  brengen, 

Het  Zwa-  Het  Zwavelzuur  werd  voormaals  zelden  gebruikt 
hfuikbaar^ot  ter  zuivering  van  het  Zilver,  dan  alleen  in  dat  geval, 
fcheiding  van  als  hetzelve  in  eene  groote  hoeveelheid  Ijzer  ver- 
ket  Zilver,  fchole»  was.  Het  Ijzer  kan  immers  niet  gemakke- 
lijk door  het  Lood  op  de  Kupel  worden  opgeno- 
men. 


(*)  Annales  de  Chimie  et  Physique,  par  Gay-Luji’aq 
%t  Ara  go,  x3i8.  Tom,  VIII,  p.  441* 
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men , zoo  het  niet  vooraf  behoorlijk  verzuurd  zij  , 
te  welken  einde  het  Zwavelzuur  veelal  wordt  aange- 
wend. Men  vijlt  alsdan  het  Zilver- houdend  Ijzer 
tot  ftof,  of  brengt  het  tot  dunne  plaatjes;  wanneer 
men  hetzelve  in  ecne  glazen  beflagene  kolf  met  eene 
genoegzame  hoeveelheid  verdund  Zwavelzuur  over- 
giet en  aan  eene  zachte  warmte  tot  de  oplosfing  toe 
blootftelt.  Men  dampt  als  nu  het  mengfel  geheel  tot 
droogworden  uit,  en  doet  de  overgeblevene,  uitge- 
droogde, harde,  aschgraauwe  flof  bij  verfterkt  vuur 
genoegzaam  gloeijen ; wanneer  er  een  roodachtig  ver- 
zuurfel  zal  overblijven , dat  nu  door  verdere  behan- 
deling met  Lood  op  de  test  tot  zijne  verdere  zuiver- 
heid gebragt  kan  worden.  Wanneer  nogtans  het  Zil- 
ver met  Zwavelzuur  verbonden  mogt  worden  aan- 
getroffen , laat  het  zich , of  tot  droogworden  uitge- 
dampt, of  tot  kristallen  gebragt,  door  eene  lange 
fmelting  genoegzaam  ontleden,  en  zonder  eenig  bij- 
voegfel  afzonderen ; of  deze  Zwavelzure  oplosfing 
laat  zich  ook  door  Koper,  Aarden  en  Loogzouten 
zeer  ligt  fcheiden , wanneer  het  nedergeploft  Zil- 
ver of  Zilververzuurfel  door  de  fmelting  gemakkelijk 
weder  vergaderd  wordt.  — Wij  hebben  boven  , bij 
de  fcheiding  van  het  Goud  door  Salpeterzuur,  reeds 
mogen  opmerken , dat  ook  het  Zwavelzuur  als  dien- 
Ilig  is  aanbevolen  tot  fcheiding  van  het  Goud;  en 
offchoon  daarin  bij  het  Zilver- houdend  Goud  eeni- 
ge  zwarigheden  voorkwamen , zoo  fchijnt  men  zich 
daarvan  intusfchen  met  groot  voordeel  te  bedienen 
bij  gewoon  meestal  eenig  Goud- houdend  Zilver.  Zoo 
maakt  onder  anderen  nog  onlangs  de  H'.  Cadet  de 
Gasficourt  met  veel  lof  melding  van  eene  Zilver- 
fcheiding  door  Zwavelzuur,  als  welke  tegenwoor- 
dig vrij  algemeen  door  de  Scheiders  te  Parijs  zoude 
worden  gebezigd.  Deze  zoude  eenvoudig , gemakke- 
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lijk,  voordeelig  en  minder  fchadelijk  voor  de  gezond? 
heid  zijn , dan  de  gewone  fcheiding  door  Salpeter- 
zuur, en  hierin  kortelijk  beftaan , dat  men  eenige 
vaten  van  Platina  neemt,  die  ieder  gelchikt  3 N.  Pon- 
den gekorreld  Zilver  kunnen  bevatten,  benevens  6 N. 
Ponden  zamengedrongen  Zwavelzuur,  en  welke  dan  air 
dus  op  gefchikte  fornuizen  aan  eene  behoorlijke  warm- 
te worden  blootgefteld.  Deze  vaten  zijn  verder  voor- 
zien met  kegelswijze  dekfels  van  hetzelfde  Metaal  , 
welke  eene  kleine  opening  bevatten , om  de  Zwave- 
ligzure  dampen  uittogt  te  verleenen , of  waaraan  bui- 
zen van  Platina  gehecht  worden,  die  deze  dampen 
kunnen  afleiden  , of  doen  verzamelen.  Deze  vaten 
worden  nu  gedurende  15  uren  verwarmd,  offchoon 
reeds  met  2 uren  de  ontwikkeling  der  Zwaveligzure 
lucht  geëindigd  is.  De  oplosfing  wordt  nu  uit  de 
vaten  genomen,  met  water  verdund,  en,  wanneer 
zij  niet  boyen  15  a 20°  aantoont,  door  Koperen  pla- 
ten gefcheiden , en  het  verkregen  Zilver  wordt  daar- 
op tot  baren  gefmolten.  De  Koperoplosfing  wordt 
tot  Kristallen  gebragt,  en  aldus  tot  vervaardiging  van 
Zwavelzuur  Koper  aangewend.  De  in  de  Platinava- 
ten  teruggeblevene  zelfftandigheid  bevat  hoofdza- 
kelijk de  Gouddeelen , die  met  bijvoeging  van  eeni- 
gen  zwarten  vloed  bijeengefmolten  worden.  Cadet 
voegt  er  bij , dat  het  anders  een  vaste  regel  was  , 
dat  het  gewone  verwerkte  Zilver  altijd  aan  fijn 
Goud  bevatte , hetgeen  anders  bij  de  gewone  fchei- 
ding verloren  ging;  doch  dat  men  nu,  volgens  deze 
fcheiding,  op  1000  Ponden  1 Pond  fijn  Goud,  of 
een  voordeel  van  3500  Franken  verkreeg.  Zoo  men 
dus  hierbij  bemerkt,  hoe  vele  ponden  er  jaarlijks  voor 
de  munt,  voor  den  handel  en  de  kunsten  in  die  ftad 
verwerkt  worden,  dan  zal  men  zich  zeker  overtuigd 
houden  yan  de  groote  vootdeelen  van  $eze  manier 
^ van 
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van  fcheiding,  die  hij  aan  Darcet  en  Lebel  ver- 
fchuldigd  rekent.  (*) 

Op  denzelfden  grond  rijst  ook  het  mengfel  van  terHe^  ®*J]*J* 
Zwavelzuur  en  Salpeter,  voorgefchreven  door  den Zuur- opios- 
Hr.  Keir,  om  voornamelijk  oude  werken  te  fcheiden , van 
in  plaats  van  met  Salpeterzuur.  Hij  lost  te  dien  einde 
i dqel  Salpeter  in  8 of  9 deelen  gewoon  Zwavelzuur 
op,  welk  Salpeter -Zwavelzuurmengfel,  dan,  door 
middel  van  aangewende  warmte,  f of  § gedeelte  Zilver 
oplost,  hetwelk  weder  door  de  gewone  middelen  uit 
de  oplosfing  kan  worden  afgefcheiden.  Het  Zwavel- 
zuur lost  hier  voo*  een  gedeelte  het  Zilver  op , ter- 
wijl tevens  het,  door  dit  Zuur  uit  het  Salpeter  ont- 
wikkelde , Salpeterzuur  het  Zilver  als  het  ware  daar- 
toe fchijnt  voor  te  bereiden.  Ook  meerdere  proeven 
hebben  mij  van  de  werkzaamheid  van  dit  mengfel 
overtuigd , en  hetzelve  fchijnt  mij  boven  het  zuiver 
Zwavelzuur  verre  te  verkiezen  te  zijn.  Het  mengfel 
heeft  op  lange  na  die  hitte  niet  benoodigd,  en  de 
oplosfing  gaat  veel  gemakkelijker  en  fpoediger,  dan 
met  het  Zwavelzuur  alleen , daar  hier  het  vrijgewor- 
den  Salpeterzuur  de  oplosfing  terftond  als  begint , 
dewelke  weldra  door  het  overige  Zwavelzuur  volein* 
digd  wordt. 

De  Hr.  Dumenil  heeft  ook  nog  onlangs  eene  Zuivering 
zuivering  van  het  Zilver  door  Azijnzuur  voorge-  d^Az^n-^ 
fteld,  komende  kortelijk  daarop  neder,  dat  men  het  zuur. 
Koper- houdend  in  Salpeterzuur  opgelost  Zilver, 
door  Azijnzure  Potasch  nederploft,  wanneer  het  Zil- 
ver zich  dadelijk  met  het  Azijnzuur  tot  een  onop- 
losbaar Azijnzuur  Zilver  zoude  vereenigen  en  af- 
fchekUn;  terwijl  het  Koper  in  het  vocht  zoude  op- 

go 

(*)  Annales  Générales  des  Sciences  Physïques,  par  Vin- 
centj  Drapiez  et  van  Mons,  1821.  T.  VI,  p.  187. 
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gelost  blijven.  Het  nederploffel  wordt  daarop  flechts 
afgewasfchen , gedroogd  en  in  eenen  kroes  tot  rood- 
worden  toe  gegloeid , wanneer  het  Zilver  herfteld 
en  zuiver  zoude  overblijven.  (*)  Op  die  wijze  heb 
ik  Zilver  van  750  D.  opgelost  in  Salpeterzuur  en  * 
volgens  deze  genoemde  manier,  met  Azijnzure  Pot- 
asch  doen  nederploffen , wanneer  dit  nederploffel  af- 
gewasfchen , verzameld  en  gegloeid , bij  het  Esfai 
een  Gehalte  van  996  D.  aantoonde. 

S 5-  Scheiding  van  het  Zilver  door  Middenzoutcn* 

Brandbare  Wij  zouden  nu  moeten  overwegen , hoe  dat  de 
gefcMk7ter^  Brandbare  ftoffen  in  (laat  zijn , om  het  Zilver  uit  zij- 
zuivering  van  ne  verbindingen  te  fcheiden , en  hetzelve  te  zuive- 
het  Zilver.  ren  9 ware  het  njet  # ^at  deze  in  dat  opzigt  van  wei- 
nig nut  waren,  en  wij  dus  alleen  te  befchouwen  heb-  j 
ben,  hoedanig  het  Zilver,  met  dezelve  vereenigd, 
weder  behoorlijk  kan  worden  gefcheiden.  Wij  heb- 
ben intusfchen  reeds  boven  mogen  opmerken  , hoe 
dat  het  gezwaveld  Zilver  door  het  Ijzer  en  Spiesglans 
kan  worden  ontleed  en  gezuiverd;  terwijl  het  Phos- 
phor- houdend  Zilver  gemakkelijk  door  eene  een* 
voudige  roosting  onder  den  moffel  kan  gefcheiden 
worden. 

Zuivering  De  Middenzouten  hebben  daarentegen  een  groo- 
ver  doorhal-  ter  vermoSen  , om  het  Zilver  te  zuiveren , en  van 
peter*  zijne  bijgemengde  ftoffen  te  fcheiden , en  inzonder- 
heid munt  hier  het  gewoon  Salpeter  (Salpeterzure 
Potasch)  bij  voorkeur  boven  anderen  verre  uit. 
Het  Salpeterzuur , immers , wordt  in  de  gloeihit- 
te geheel  ontleed;  de  Zuurftof  vereenigt  zich  met 
alle  onedele  Metalen , en  doet  dezelve  verzuren , en 

daar* 

(*)  Journal  de  Pharmacie,  1820.  NL  6 , pag.  2 95. 
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daardoor  gedeeltelijk  onfmeltbaar  worden , of  mesr 
vervlugtigd  affcheiden;  terwijl  het  overblijvend  Loog- 
zout tot  de  fmelting  van  het  Zilver  zeer  dienffcïg  is. 
Men  bedient  zich  tot  deze  foort  van  zuivering  van 
eenen  gewonen  fmeltkroes,  waarin  men  het  gekor- 
relde , of  tot  dunne  platen  gebragte  Zilver , onge- 
veer met  | hoeveelheid  van  droog  tot  poeder  gebragt 
Salpeter  vermengt,  waarbij  ook  fommige  nog  wel 
eenige  Potasch  en  fijn  gefloten  glas , ter  bevordering 
der  fmelting,  voegen.  Men  vereenigt  met  dezen  kroes 
eenen  tweeden,  wiens  bodem  met  eene  kleine  opening 
doorboord  is , plaatst  denzelven  omgekeerd  op  den 
eerden , en  vereenigt  dezelve  met  hechtlijm  te  zamen. 
Als  zoodanig  wordt  deze  dubbele  kroes  in  eenen 
windoven  geplaatst,  welke  met  kolen  tot  die  hoogte 
wordt  aangevuld,  dat  dezelve  niet  in  de  gemelde  ope- 
ning  van  den  bovenden  kroes  kunnen  invallen , als 
vernielende  deze  de  werking  van  het  Salpeter , en 
belemmerende  daardoor  den  gunstigen  afloop  der  be- 
werking. Op  de  behoorlijke  beduring  van  het  vuur 
komt  het  hier  bijzonder  aan , daar  eene  te  zachte  hit- 
te de  ontleding  van  het  Salpeter  en  zijne  werking  op 
het  Zilver  zoude  beletten,  en  ook  eene  zoo  veel  te 
flerkere  eene  te  fpoedige  fcheiding  en  ontwikkeling 
van  de  Zuurdoflucht  zoude  veroorzaken.  Men  kan 
dezen  juisten  graad  van  hitte  ontdekken,  door  eene 
halfglimmende  kooi  aan  de  bovende  opening  der  kroe- 
zen te  houden,  en  wanneer  men  alsdan  eene  helde- 
re vlam  bij  en  om  de  kool  met  eenig  zacht  geruisch 
verneemt,  dan  heeft  het  vuur  zijne  vereischte  hitte. 
Neemt  men  intusfchen  deze  vlam  niet  waar,  of  hoort 
men  integendeel  een  duidelijk  geruisch , vergezeld  met 
eenen  met  geweld  ontwikkelden  luchtdroom , alsdan 
is  in  het  eerde  geval  het  vuur  te  zwak , en  in  het 
laatde  veel  te  hevig.  Na  dan  bij  eene  matige  hitte 
het  mengfel  aan  het  vuur  zoo  lang  te  hebben  bloot- 
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gefield,  dat  deze  luchtontwikkeling  ophoudt,  geeft 
men  nu  nog  een  flerk  vuur,  om  alles  ten  laatfle  nog 
behoorlijk  vloeibaar  te  doen  worden , opdat  de  Zil- 
verkoning  zich  van  zijne  Hakken  behoorlijk  zoude 
kunnen  affcheiden.  Bij  de  verkoeling  vindt  men 
dan  ook  den  Zilverkoning  op  den  bodem  van  den 
kroes,  die,  wanneer  het  Zilver,  hetgeen  hiertoe  is 
aangewend,  niet  al  te  onzuiver  geweest  is,  door 
deze  bewerking  zeer  zeker  eene  groote  maat  van 
zuiverheid  zal  verkregen  hebben. 

Is  nogtans  het  geval  zoodanig,  dat  het  verkregen 
'Zilver  zijne  bedoelde  fijnheid  nog  niet  verkregen 
heeft,  alsdan  onderwerpt  men  het  aan  eene  tweede 
gelijke  bewerking,  wanneer  het  ten  minste,  door 
deze  behandeling  met  Salpeter,  tot  eenen  bijna  vol* 
komenen  graad  van  zuiverheid  gebragt  kan  worden* 
Daar  nogtans  zulk  eene  herhaling  lastig  en  omflag- 
tig  is , bedient  men  zich  ook  meerendeels  van  deze 
Salpeterzuivering  in  die  gevallen,  waarin  het  Zilver 
Hechts  eenige  weinige  duizendflen  verbeterd  dient  te 
worden , daar  men  zich  bij  geheel  onzuiver  Zilver 
liever  van  eenen  der  boven  reeds  opgegevene  maat* 
regelen  bedient;  terwijl  men,  om  volkomen  zuiver 
Zilver  te  willen  hebben , de  kupellering  of  de  her- 
telling uit  het  Zoutzuur  Zilver  moet  aanwenden* 
In  de  bovengenoemde  gevallen  is  deze  zuivering  zeer 
aan  te  bevelen , omdat  daardoor  eene  aanzienlijke 
hoeveelheid  Zilver  in  een  kort  bellek  met  weinige 
kosten  kan  gezuiverd  en  verbeterd  worden.  Daar 
bij  deze  bewerking  eene  matige , aanhoudende  hitte 
benoodigd  is,  blijkt  het  ook,  dat  het  niet  bijzonder 
te  verkiezen  is , om  deze  bewerking  voor  den  blaas- 
balg te  doen ; daar  ook  de  kroezen , in  dat  geval 
te  veel  op  één  punt  verhit  wordende,  alsdan  min- 
der tegen  deze  bewerking  befland  en  ook  meestal 
vooraf  dienen  heilagen  te  zijn. 
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t)e  werking  van  het  Salpeter  is  hier  zeer  voor-  Hoedanig 
treffelijk,  daar  alle  onedele  Metalen,  gelijk  wij  reeds is  hierv^ 
hebben  aangetnerkt,  zich  in  de  hitte  terftond  met 
de  ontbondene  Zuurfloflucht  van  het  Salpeterzuur  het  Ziivetl 
verbinden , en  zich  als  Metaalkalken  of  als  fiakken  af-, 
fcheiden,  of  als  dampvormig  ontvlieden;  terwijl  aan 
den  anderen  kant  de  Stikfloflucht  tevens  met  eene 
aanzienlijke  hoeveelheid  niet  ontlede  Zuurflofl licht 
door  de  opening  van  den  kroes  ontvliedt,  welke  laat- 
fle  luchtfoort  aan  de  bijgebragte  halfglimmende  Kool 
het  gloeijend  en  vlammend  vermogen  mededeelt.  Is 
nu  de  hitte  bij  deze  fcheiding  al  te  geweldig,  dan 
zal  niet  alleen  de  Zuurfloflucht  onnut  vervliegen , 
maar  het  geweld  der  hevige,  in  het  binnenfle  der 
kroezen  ontdane,  ontploffing  zal  niet  alleen  de  kroe- 
zen van  een  kunnen  doen  bersten,  maar  ook,  door 
het  medeflepen  van  ontelbare  kleine  gefmoltene  Zil- 
verdeeltjes,  een  aanmerkelijk  verlies  van  dit  Mena! 
te  wege  brengen.  Hierom  voegen  eenigen  bij  het 
Salpeter  nog  eenige  Potasch  en  zelfs  wel  gefloten 
glas , omdat  deze  de  fpoedige  ontleding  van  het  Sal- 
peter eenigzins  zonden  vertragen , en  de  verflakking 
der  onedele  Metalen  bevorderen.  Het  zal  onnoodrg 
zijn  aan  te  merken,  dat  deze  manier,  om  het  Zil- 
ver te  zuiveren,  ook  op  het  Goud  toepasfdijk  zij; 
zoo  men , namelijk , hetzelve  van  eenige  aanhangen- 
de vreemde  Metalen  en  bijzonder  van  eenig  Koper 
Verkiest  te  zuiveren. 

De  Hr.  A.  Thomfon  fielt  ook  nog  eene  zuive-  De  mantef 

lingsmanier  van  het  Goud  voor,  die  intusfchen  ook^an  Thora* 

“ ion,  met 

gefchikt  op  het  Zilver  kan  worden  toegepast,  en Hrumfteenver- 

die , om  hare  gelijke  werking  met  die  des  Salpeters , zuu,.fel1ook 
. , ..  . ’"ug  bevon* 

hier  nret  ongepast  eene  plaats  verdient.  Men  brengt  den. 

dan,  naar  zijn  voorfchrift,  het  te  zuiveren  Goud  óf 

Zilver  tot  eenen  Spiraal , en  overdekt  het  in  eenen 

kroes  met  Bruinfteenyerzuurfel , of  legt  het  dun  ge- 

flt* 
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flagen  of  tot  fpanen  gebragt  Zilver  laagswijze  tus* 
fchen  het  gemelde  verzuurfel  in  eenen  kroes.  Men 
(luit  nu  den  kroes  tot  op  eene  kleine  openipg  na, 
en  (lelt  alles  gedurende  een  kwartier  uurs  bloot  aan 
een  vuur , dat  vermogend  is , om  het  gebruikte  Goud 
of  Zilver  behoorlijk  te  kunnen  doen  fmelten.  Na  de 
verkoeling  neemt  men  het  aldus  behandelde  Goud  of 
Zilver  uit  den  kroes,  zondert  het  zoo  veel  mogelijk 
van  het  Bruinfleenverzuurfel  af,  en  herfmelt  het  op 
nieuws  met  3 deden  gefloten  glas , wanneer  de  zui- 
vere Metaalkoning  zal  overblijven.  De  werking  van 
het  Bruinfleenverzuurfel  komt  met  die  van  het  Salpe- 
ter veel  overeen , daar  ook  het  Bruinfleenverzuurfel 
111  die  hitte  voor  een  gedeelte  zijne  Zuurflof  varen 
laat,  om  de  onedele  Metalen  te  doen  verzuren,  en 
van  een  tweede  verzuurfel  tot  een  eerfle  overgaat; 
terwijl  er , door  de  moeijelijke  fmeltbaarheid  van  het 
Bruinfleenverzuurfel,  weinig  vrees  van  vereeniging 
van  hetzelve  met  de  edele  Metalen  voorhanden  is. 
Eene  tweede  fmelting  met  gefloten  glas  zuivert  nog-* 
tans  dezelve  van  eenige  weinige  aanhangende  Bruin- 
(leendeelen,  en  brengt  ze  daardoor  tot  de  vereischte 
zuiverheid. — Om  van  deze  werking  van  het  Bruin- 
fleenverzuurfel overtuigd  te  zijn,  heb  ik  eenig  Zil- 
ver van  800  D.  tot  plaatjes  gebragt,  en  op  de  bo- 
ven voorfchrevene  manier  aan  de  werking  van  het 
voornoemd  verzuurfel  blootgefleld  , en  bevonden , dat 
het  Zilver,  door  deze  bewerking  behandeld  en  verza- 
meld, eene  aanmerkelijke  zuiverheid  van  935  D.  ver- 
kregen had.  Bij  eene  al  te  flerke  hitte , en  toen  de 
plaatjes  zeer  dun  waren  genomen,  fcheen  het,  dat 
zich  eenige  Bruinfleen  met  het  Zilver  vereenigd  had, 
doordien  het  eene  hardheid  verkregen  had,  die  niet 
toeliet,  om  het  op  den  toetsfleen  te  onderzoeken,  van 
welke  hardheid  het  nogtans  door  eene  fmelting  met 
GJas  en  Potasch  vrij  fpoedig  bevrijd  werd»  In  tij- 
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den  dus,  waarin  het  Salpeter  tot  eenen  hoogen  prijs 
mogt  gedegen  zijn,  fchijnt  deze  manier  zeker  belang- 
rijk en  eenige  aandacht  waardig  te  zijn ; daar  het  aan 
Zuurftof  zoo  rijk  en  tevens  zoo  algemeen  Bruindeen- 
verzuurfel,  ten  aanzien  der  prijs  , meestal  verre  be- 
neden dien  van  het  Salpeter  verkrijgbaar  is. 

Bij  fommige  fmeltingen  en  zuiveringen  van  de  ede-  Werking  van 
le  Metalen,  bedient  men  zich  opk  wel  van  eenen  zoo-dfn  , ZW2r[en 
genaamden  Zwarten  Vloed,  die  dan  inzonderheid  dien- Zilver, 
ftig  is , als , door  de  onfmeltbaarheid  der  bijgemeng- 
de onzuivere  doffen , bijna  eene  geheele  herdelling 
der  onedele  Metalen  noodzakelijk  is.  Deze  zwarte 
vjoed  bedaat  uit  i deel  Salpeter  en  2 a 3 deelen 
Wijndeen,  die  te  zamen  in  eenen  kroes  ontploft  zijn, 
en  bijzonder  door  hunne  Kooldofdeelen  diendigzijn  tot 
herdelling  der  onedele  Metaalverzuurfels.  zoo  die 
met  de  edelen  in  groote  hoeveelheid  mogten  vermengd 
zijn,  waardoor  het  mengfel  in  den  eerden  opflag 
fmeltbaarder  en  voor  eene  volgende  fcheiding  met 
Salpeter  vatbaarder  gemaakt  wordt.  De  Potasch  ver- 
vult dus  ook  in  vele  opzigten  dikwijls  de  plaats  van 
dezen  zwarten  vloed,  daar  ook  deze  laatde  hoofdzake- 
lijk alleen  bedaat  uit  Potasch  en  eene  zeer  fijn  verdeelde 
1 Kooldof. 

* Buiten  deze  genoemde  Zouten  en  Middenzouten , wanneer 
wordt  ook  nog  het  Zoutzuur  Kwik  aangewend,  enJ^jkZoaatzuut 
wel  voornamelijk  in  die  gevallen,  wanneer  het  Zil- wenV  wordtT 
ver  met  eenig  Tin  verontreinigd,  en  daardoor  broos 
geworden  is;  daar  dit  Kwikzout,  met  zoodanig  een 
onzuiver  Metaal  gefmolten  en  behandeld,  door  zij- 
ne vlugheid  en  vorming  van  een  Zoutzuur  Tin , zich 
van  de  laatde  deelen  van  het  Tin  vermeestert  en 
daardoor  het  Zilver  gezuiverd  achterlaat. 

De  onderfcheidene  Donderzilvers  kunnen  het  best  HerftelHng 
door  matig  verdund  Salpeterzuur  weder  worden  ont-derD°nderzil* 
leed  , ’t  welk  het  Zilververzuurfel  oplost  en  de  overi-  s' 
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ge  ftoffen  affcheidt;  terwijl  verder,  doof  nieuwe  ne- 
derplofüng  uit  dit  Zuur,  het  Zilver  kan  worden  ver- 
zameld. Of  ook  mogelijk  de  Zwavel  het  vermogen 
heeft,  om,  gelijk  zulks  bij  het  Goud  plaats  heeft, 
met  de  Donderzilvers  vermengd  , en  aan  eene  zach- 
te warmte  blootgefteld , aan  dezen  het  ontploffend 
vermogen  te  kunnen  benemen,  zal  door  nader  onder- 
zoek moeten  worden  bevestigd. 


HOOFDSTUK  VlIL 

Over  het  onderzoek  van  het  Zilver  op  het  Gehalte • 

Welke  za-  Wij  moeten  in  dit  hoofdftuk  een  gewigtig  ondef- 
Damel1pVte°r"WÊrP  behandelen,  daar  wij  hier  voornamelijk  de  be- 
behandelen  werking  der  kupellering  in  haren  geheelen  omvang 
zullen  moeten  voorftellen , waarvan  wij  bij  de  behan- 
deling van  het  Goud,  om  onnoodige  herhaling  voot 
te  komen.  Hechts  als  in  het  voorbijgaan  gebroken  heb- 
ben. Daar  wij  intusfchen  aan  den  anderen  kant  daar 
terplaatfe  het  gebruik  en  de  behandeling  van  den  toets- 
teen, alsmede  de  middelen,  die  ons  de  Waterweeg- 
kunde  ter  onderzoek  van  het  Gehalte  der  Metalen  aan- 
biedt, eenigzins  breeder  hebben  overwogen,  zoo  zaf 
het  genoegzaam  zijn,  om  hier  bij  het  Zilver,  opzïgte- 
lijk  deze  behandelingen , Hechts  met  een  enkel  woord 
melding  te  maken. 

§ i.  Onderzoek  van  het  Zilver  door  de 
Kupellering . 

Wat  kupel-  Wij  zullen  dus  dan  ook  de  kupellering,  als  de 
lering  is.  hoofdwerkzaamheid  van  het  onderzoek  van  het  Zil- 
ver op  het  Gehalte , hier  op  den  voorgrond  p^aat- 
fen , en  daartoe , in  de  eerfte  plaats , de  voornaam- 
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r.  fte  werktuigen  voordellen,  die  ter  uitvoering  en  be- 
n fturing  van  dezelve  benoodigd  zijn.  Daar  het  geheele 
oogmerk  van  deze  bewerking  berust  op  eene  fcbei- 
, kundige  ontleding  van  eene  geringe  hoeveelheid  van 
d eene  gemengde  Metaaalftof,  en  eene  hoogst  naauw- 
, keurige  bepaling  van  derzelver  zamenftellende  dee- 
!en,  zoo  blijkt,  dat  de  werktuigen,  ter  bepaling  van 
iie  hoeveelheden  van  de  te  onderzoekene  doffen,  in- 
1 zonderheid  naaiuvkeurig  en  deugdzaam  moeten  zijn. 

Dat  dus , om  bovengemelde  redenen  , de  balans  en 
derzelver  gewigten  in  de  eerfte  plaats  eene  hoogst- 
mogelijke  naauwkeurigheid  vorderen , zal  geen  het 
minste  betoog  benoodigd  hebben,  daar  men,  zonder 
de  juiste  uitfpraak  van  de  balans  , nimmer  tot  den 
varen  inhoud  der  Metalen  ftellig  belluiten  kan. 

De  Esfaibalans  dan  is  in  hare  zamendelling  niet  Befchon*^ 
zoo  zeer  van  de  gewone  balanfen  verfchillende , als  Esfaibalans. 
dat  zij  eene  meerdere  beknoptheid  en  eene  hoogst 
zorgvuldige  bewerking  en  vereeniging  van  hare  dee- 
, en  ondergaan  heeft.  In  het  gemeen  is  hier  de  as,  die 
ie  armen  van  de  balans  in  haar  middenpunt  door- 
boort, een  weinig  boven  derzelver  zwaartepunt  ge- 
plaatst, waardoor  de  balans,  als  het  ware,  wel  een 
weinig  minder  gevoelig  wordt,  doch  ook  weder  door 
eene  gematigder  beweegbaarheid  zoo  veel  te  gemak- 
vdijker  te  behandelen  wordt.  Om  de  wrijving  tus- 
chen  het  rustpunt  en  het  fteunpunt  zoo  weinig  mo- 
gelijk te  maken , wordt  de  as  van  de  balans  van  goed 
gehard  Staal  en  vrij  fcherp  uitloopende  gemaakt , ter- 
ivijl  men  tevens  zorgt,  dat  zoowel  deze,  als  het 
vlak,  waarop  dezelve  rusten,  zuiver  en  goed  gepolijst 
zijn.  De  beide  armen  der  balans  moeten  niet  alleen 
eene  volftrekt  gelijke  evenredige  zwaarte,  maar  ook 
eene  gelijke  lengte  hebben ; beide  gebreken  kunnen 
nogtans  plaats  hebben,  zoodat  de  balans,  zonder  ge- 
wigten, in  een  volkomen  evenwigt  bevonden  wordt, 

Y ter- 
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terwijl  desniettemin  , bij  de  verplaatfing  van  de  ge- 
wogene  (lof  en  de  gewigten  van  de  eene  fchaal  in 
de  andere  , dit  gebrek  aan  den  dag  gelegd  wordt.  De 
langer  arm  kan , in  dat  geval , in  gewigt  gelijk  (laan 
met  den  korteren  ; doch , met  gewigten  bezwaard  wor- 
dende , werkt  dezelve  door  zijne  meerdere  lengte  als 
een  hefboom , en  geeft  bij  aangebragt  gewigt  cene 
meerdere  drukking , hetwelk  ten  gevolge  heeft , dat 
de  ftof,  die  op  de  fchaal  van  den  langeren  arm  ge- 
wogen is,  eeiie  eigenlijke  mindere  zwaarte  heeft,  dan 
zij  door  de  balans  aantoont  en  zoo  omgekeerd.  Het 
fpreekt  van  zelf,  dat,  hoe  langer  de  armen  der  ba- 
lans zijn,  hoe  gevoeliger  dezelve  zijn  moet;  waarom 
ook  de  ai  te  kleine  minder  dienflig  zijn  en  zij  meesten- 
tijd van  eene  lengte  van  20  a 22  N.  duimen  vervaar- 
digd worden.  Zij  dienen  nogtans  zoo  llerk  te  zijn  , 
dat  zij,  zonder  zich  te  buigen,  2,  3,  a 4 wigtjes  dra- 
gen kunnen.  Hoe  eenvoudiger,  en  met  hoeveel  min- 
der fieradcn  deze  balanfeu  voorzien  zijn , zooveel  te 
beter  zijn  zij ; doordien  zij  daardoor  niet  alleen  on- 
noodig  vergroot  worden,  maar  ook  tot  het  aankleven 
van  ftofdeelen  als  anders  aanleiding  geven.  Gewoon- 
lijk heeft  men  boven  in  de  fchaar  eene  loodregt  naar 
beneden  gaande  (lift,  waarmede  de  boven Ite  punt  van 
den  wijzer , bij  liet  volkomen  evenwigt  der  balans, 
overeenkomt;  hierom  is  ook  gewoonlijk  het  bovenfte 
gedeelte  van  deze  fchaar  met  eene  cirkelvormige  ope- 
ning  voorzien,  door  dewelke  men  de  overeenkomst 
van  deze  beide  punten,  of  het  evenwigt  der  balans, 
gemakkelijk  waarnemen  kan.  Men  heeft  fommige  ba- 
lanfen  , gelijk  men  ook  afgebeeld  ziet  bij  13  i o t , die 
een  vast  rustpunt  voor  de  as  hebben  door  een  op 
eene  kolom  aangebragt  vlak,  en  waarvan  de  as  dus 
niet  in  de  openingen  van  eene  loshangende  fchaar 
rust,  als  wanneer  ook  dan  de  (lift  naar  beneden  gerigt 
is , en  van  onderen  eene  cirkel  vormige  verdeeling 
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bevat,  waardoor  meri  den  afpand  van  den  wijzer  van. 
bet  middelpunt  gemakkelijk  waarnemen  kan.  (*)  Ver- 
der hangen  de  uit  Zilver  vervaardigde  kleine  fchaal- 
tjes,  door  middel  van  zijden  fnoeren  en  kleine  Pa- 
len haken , aan  de  omgcbogene  cirkelvormig  geopen- 
de uiteinden  van  de  armen  der  balans , welke  fchaal- 
rjes  weder  ieder  afzonderlijk  kleinere  losfe  Zilveren 
IJkfcbaaltjes  bevatten  , waardoor  men  de  gewogene 
doffen  n de  gewigten , zonder  vele  onnoodige  en 
ch adelijke  beweging  , van  de  balans  behandelen  en 
veranderen  kan. 

Hoe  volledig  en  naauwkeurig  voor  het  overige  eene  Hoe  'met  de 
galans  ook  mag  zijn  ingerigt,  zoo  is  het  echter  zeer 
aezwaarlijk , om  eene  volkomene  in  alle  deelen  ge- gen* 
lijke  balans  daar  te  Pellen , en  hieruit  zoude  dus  vol- 
den , dat  het  bijna  niet  mogelijk  was , om  volkomen 
ïaauwkeurig  te  wegen,  zoo  men  tevens  geen  middel 
aad  uitgevonden , om  dit  oogmerk  te  bereiken , zon- 
iet* dat  tevens  deze  hoogstmogelijke  evenredigheid  en 
gelijkheid  der  balans  vereischt  worden.  Om  dit  te  be- 
werkPelligen , plaatst  men  in  zoodanige  gevallen  * 
waar  deze  naauvvkeurigheid  mogt  vereischt  worden , 
het  te  wegen  ligchaam  in  eene  der  fc halen  van  de  ba-* 
lans,  en  voegt  er  op  de  andere  zoo  vele  kleine  voor- 
werpen, b.  v.  greinen  Lood,  of  Koper  en  zelfs  kleine 
Pukjes  papier  bij , tot  dat  het  volkomen  evenwigt  wordt 
daargePeld.  Men  neemt  nu  het  tc  wegen  voorwerp  van 
de  fchaal,  en  plaatst  op  dezelve  de  gewigten,  tot  we- 
derom het  evenwigt  zij  voortgebragt.  Men  moet  ech- 
ter tevens  zorgen , dat  dan  de  balans  hierbij  geene 
onnoodige  fchudding  of  beweging  ondergaat,  opdat 
het  rustpunt  van  de  as  niet  op  zijn  Peunpunt  van 

plaats 

(*)  J.  B.  Biot,  Précis  Élémentaire  de  Physique  Ex- 
périmentale.  Paris  1817,  T.  I,  pl.  II,  fig.  12. 
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plaats  verandere;  en  voor  men  dus  het  bovenge- 
noemde ligchaam  wegneemt  en  als  tot  de  tweede  we- 
ging overgaat,  moeten  de  ichalen  van  de  balans  op 
hare  rustpunten  zachtjes  nedergelaten , of  de  armen 
van  de  balans  kunstmatig  onderfchraagd  worden. 
Aldus  te  werk  gaande,  zal  men  vinden,  dat  het  ge- 
bruikt gewigt  de  wezenlijke  zwaarte  van  het  gewo- 
gen ligchaam  zal  aanwijzen , daar  dit  ligchaam  op 
dezelfde  fchaal , en  onder  dezelfde  omdandigheden , 1 
als  de  gebezigde  gewigten , waarmede  het  in  verge-  \ 
lijking  gebragt  is  geworden , gewogen  is  geweest. 

Hoe  deze  Om  deze  balans  eene  gemakkelijke  en  dille  bewe- 
wegjng1  tebC"  S*n3  te  ^ezorgen»  wordt  zij  aan  een  fnoer  opgehan- 
brengen  en  tegen,  die  over  kleine  Metalen  beweegbare  fchijfjes  of  ka- 
bewaren.  trollen  loopt,  dewelke  aan  eene  metalen  kolom  of  een  j 
ander  voorwerp  vastgehecht  zijn.  Het  ander  einde 
van  dit  fnoer  is  van  onderen  met  een  gefchikt  zwaar 
ligchaam , door  wiens  verfchuiving  eene  zachte  op- 
ligting  van  de  hi  rust  zijnde  balans  te  wege  wordt 
gebragt,  verbonden,  waardoor  zoowel  hare  opklim- 
ming als  nederdaling  behoorlijk  beduurd  wordt.  Daar  1 
bovendien  deze  kostbare  balans  , door  hare  gevoe- 
ligheid , in  de  vrije  lucht  altijd  in  eene  fchadelijke 
beweging  zoude  zijn  , en  ook  fpoedig  door  dof  en 
dampen  verontreinigd  en  bedorven  zoude  worden , 
zoo  wordt  dezelve  met  haren  geheelen  haar  bewe*  I 
genden  toedel  in  eeii  aan  alle  zijden  met  glazen  voor-  i 
zien  kastje  geplaatst.  Dit  kastje  heeft  van  onderen  j 
gewoonlijk  een  vooruitdekend  gedeelte , waarop  de  ! 
kleine  voorwerpen  en  werktuigen  gedurende  de  we-  , 
ging  geplaatst  worden , en  hetwelk  tevens  van  bin-  | 
nen  eene  fchuiflade  bevat,  om  eenigen  voorraad  van 
Lood  en  kleine  werktuigen  , als  tangen , vijlen  , hor- 
deis en  dergelijke,  te  bevatten.  Binnen  in  het  kastje 
zijn  twee  ivoren , metalen , of  houten  verhevene  rust- 
punten , waarop  de  fchalea  der  balans , als  zij  in 
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rust  gebragt  is,  nederhangen  en  welke  ook,  tot 
meer  gemak,  bij  de  weging  de  fchalen  eenigzins 
l0pj  van  den  grond  doen  verheffen.  Bij  fommige  balati- 
fen  heeft. men,  in  plaats  van  deze  fteunpunten,  eenen 
icD;  toedel,  waardoor  een  paar  gaffelvorraige  metaaldra- 
,?e,  den  de  armen  van  de  balans  door  opfchuiving  als 
. gelijkelijk  onderfchrageit , en  die  bij  de  te  doene  we- 
, ging  weder  gemakkelijk  kunnen  worden  nedergela- 
ten.  Ook  heeft  men  nog,  buiten  deze  Esfaibalan- 
fen , anderen  met  beweegbare  asfen , welke  asfen , 
door  aailgebragte  fchroeven,  verhoogd  of  verlaagd, 
w;  of  zelfs  naar  de  regter  of  linker  zijde  gebragt  kun- 
ien  worden;  hetzij  men,  in  het  eerde  geval,  eene 
.neerdere  of  mindere  gevoeligheid  begeert,  of  ook 
wel , in  het  tweede  geval , daardoor  de  armen  der 
aalans  in  orde  wil  brengen.  Bij  de  weging  wordt 
iu  het  voorde  beweegbare  glas  naar  boven  gefcho- 
ren , en  , door  het  zware  Looden  of  Koperen  ligchaam 
...  naar  zich  te  trekken , wordt  de  balans  zacht  naar  bo* 

~ ren  gebragt ; het  bepaalde  gewigt  in  de  eene  fchaal 
...  gebragt  zijnde  , wordt , door  toevoeging  van  de  af  te 
►vegene  dof  op  de  andere  fchaal,  het  evenwigt  be- 
verkdelligd,  terwijl  men,  door  verplaatfmg  of  om- 
chaling  van  het  gewigt  en  de  afgewogene  dof,  en 
loor  het  voorde  glas  naar  beneden  te  doen  vallen, 

;ene  nog  grootere  zekerheid  verkrijgen  kan. 

Offchoon  ons  bedek  niet  gedoogt,  om  al  de  ge-  Hoe  deze 
jreken  van  de  balans,  en  de  middelen,  om  dezelve ^oonHjk^e 
e herdeden,  hier  aan  te  voeren,  is  het  toch  niet  onderzoeken. 
Dverbodig  te  weten,  hoe  derzelver  deugdzaamheid 
ian  onderzocht  worden.  In  de  eerde  plaats  onder- 
zoekt men  door  de  verwisfeling  der  IJkfcbaaltjes , 

>f  de  balans  behoorlijk  gelijk  is.  Zijn  de  IJkfchaal- 
:jes  hierbij  in  evenwigt , en  blijven  zij  het  bij  om- 
tvisfeling,  alsdan  is  de  balans  voor  zoo  verre  rigtig: 
is  er  echter  geen  evenwigt,  dan  verzwaart  men  het 
ügter  IJkfchaaltje  met  eenig  fijn  gekorreld  of  geplet 
Y 3 Lood, 
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Lood , en  a’sdan , dezelve  weder  omwisfelende , on* 
derzockt  men , of  de  balans  nu  in  evemvigt  komt. 
Gebeurt  dit , dan  is  het  een  teeken , dat  dezelve 
wel  is,  en  dat  flechts  de  Ijk fc baaltjes  niet  behoor-j 
lijk  evenredig  zwaar  waren , komt  nogtans  dat  even- 
wigt  niet , dan  is  zeer  waarfchijnlijk  het  gebrek  bij 
de  balans  te  zoeken.  Wanneer  men  in  de  beide  fchar 
len  een  klein  gelijk  gewigt  plaatst,  en  bij  het  op- 
trekken van  de  balans  geen  evenwigt  verkrijgen  kan , 
of  het  daargeftelde  evenwigt  door  eene  geringe  be- 
weging van  de  balans  ligtelijk  wordt  weggenomen, 
en  niet  terRond  terug  keert,  zoo  fchijnt  er  een  ge- 
brek in  de  as  van  de  balans,  of  in  het  oog  van  de 
fchaar  te  huisvesten  , hetgeen  alsdan  moet  worden 
weggenomen  en  h erft e ld-  Wanneer  intusfehen  de 

balans  door  een  klein  gewigt  haar  evenwigt  verliest , 
en  het  door  een  tweede  gelijk  gewigt  gemakkelijk  we-  j 
der  herneemt ; of  ook , als  twee  der  zwaarfte  proefge- 
wigten , in  de  IJkfchaaltjes  geplaatst , bij  omwisfe- 
ling  in  evenwigt  blijven , en  door  bijvoeging  vaa 
een  der  kleinfte  gewigten  dit  evenwigt  weder  ver- 
liezen , en  bij  het  wegnemen  van  hetzelve  weder 
hernemen , dan  is  dit  veelal  een  bewijs  van  hare 
goede  zamenftelling  en  genoegzame  gevoeligheid.  Het 
fpreekt  van  zelf,  dat  men  deze  balanfen  voor  alle 
vochtigheid  en  vooral  voor  zure  dampen  beveiligen 
moet , waarom  men  ook  gewoonlijk  in  het  kastje  eenï-i 
gen  gebranden  of  Zoutzuren  kalk  plaatst,  om  deze  weg 
te  nemen  en  op  te  flurpen.  Men  dient  ook  de  ba- 
lans, onder  bet  gebruik,  niet  aan  de  zonneftralen 
bloot  te  Rellen  , omdat  alleen  de  warmte  van  deze!*» 
ve  voldoende  is,  rm  eene  ongelijke  uitzetting  en 
verlenging  van  derzHver  armen  en , dien  ten  gevol- 
ge , eene  verkeerde  weging  te  veroorzaken.  (*) 

Het 

(*)  Men  vindt  bij  J.  A.  Cramers  AnfangsgriLde  der 
Prvbierkunst , bearoeitet  yon  J.  F.  A.  Goteling,  Leipzig 
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Het  Esfaigewigt  kan  in  eenen  zekeren  zin  gezegd  Het  oude 
worden  een  geheel  denkbeeldig  gewigt  te  zijn , daar , Esfaisewigt. 
deszelfs  éénheid  bijna  onverfchillig  zijnde,  alles  Hechts 
, berust  op  de  verdeeling  van  die  éénheid  en  de  be- 
trekking van  de  onderdeden  tot  het  geheel.  Men 
nam  gewoonlijk  te  voren  hiertoe  een  tweederlei  ge- 
, wigt,  en  voor  het  Goud  en  voor  het  Zilver,  waar- 
I van  men  de  éénheid  bij  beide  met  den  naam  van  mark 
betitelde;  welk  mark  meestentijd  ter  zwaarte  van  en- 
gels Trooisch  of  2, 307  wigtjes  genomen  werd.  Bij  het 
Goud  was  het  mark  gewoonlijk  iets  ligter,  en  werd 
het  verdeeld  in  24  karaten , waarvan  ieder  karaat  we- 
derom 12  greinen  bevatte;  makende  dus  te  zameri  een 
geheel  van  288  greinen ; welke  greinen  dan  nog  weder 
in  halve  en  vierde  greinen , naar  eene  meer  of  min- 
der naauwkeurige  bepaling,  verdeeld  werden.  Voor 
het  Zilver  werd  het  mark  in  12  penningen  verdeeld, 
waarvan  ieder  penning  24  greinen  inhield , en  welke 
dus  ook  weder  te  zamen  eene  fom  van  288  greinen 
op  het  geheele  mark  daarftelden.  Bij  de  Duitfchers 
werd  ook  veelal  het  Zilvermark  verdeeld  in  16  looden, 
en  ieder  lood  in  18  greinen,  makende  dus  ook  we- 
der 288  greinen  voor  het  mark  zuiver  Zilver.  Was 
nu  het  Goud  of  Zilver  fijn , alsdan  bevatte  zoodanig 
Goud  of  Zilver  24  karaten  of  12  penningen,  of  wel 
één  mark  fijn,  en,  bij  minder  gehalte,  werd  insge- 
lijks door  het  getal  van  karaten , penningen  en  grei- 
nen de  fijnheid  aangewezen. 

Het  nieuw  tientallig  Esfaigewigt  overtreft  echter  Het  nieuw 
in  eenvoudigheid  en  gemakkelijkheid  het  evengemel-^™^ Es" 
de  oude  markgewigt , daar  het  in  één  denkbeeld , 

zon- 

1794,  Tab.  V,  de  afbeelding  van  de  Esftibalans  en  derzel- 
ver  deelen,  gelijk  mede  van  de  meeste  andere  werktuigen, 
die  tot  het  onderwerp  vrn  het  Esfai  betrekking  hebben* 
en  waarvan  wij  nadere  melding  zullen  moeten  maken, 
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zonder  vertegenwoordiging  van  veiTchillende  afdee- 
lingen , den  evenredigen  inhoud  der  edele  Metalen  op 
eene  gemengde  hoeveelheid  aantoont.  Te  dien  einde 
wordt  het  nieuw  Nederlandsch  wigtje,  of  het  dui- 
zendfte deel  van  het  Nederlandsch  pond , gelijk  aan 
20,81  Trooifche  azen,  tot  het  Esfaigewigt  op  nieuws 
in  loco  deelen  verdeeld , welke  dus  de  duizendfte 
wigtjes  of  milligrammen  voordellen,  en  welke,  zoo- 
wel bij  het  Goud , als  bij  het  Zilver , ter  aanwijzing 
van  het  gehalte  gebruikt  worden.  Zuiver  Goud  en 
Zilver  is  dus  Goud  of  Zilver  van  1000  duizendften , 
afdalende  tot  op  één , ja  een  half  duizendfte , waar- 
door men  zich  dus  , als  met  eenen  opflag , de  be- 
vatte zuivere  deelen  op  het  geheel  zonder  verwar- 
ring kan  voordellen.  Het  geheel  van  dit  del  ge- 
wigten  bedaat  gewöonlijk  uit  een  ftuk  van  1000  dui- 
zendften of  één  wigtje,  een  van  500,  een  van  200, 
twee  van  100,  een  van  50,  een  van  20,  twee  van 
* 10,  een  van  5,  een  van  2,  en  drie  van  1 duizendfte, 
waardoor  alle  tusfcheninvallende  gedeelten  van  1 tot 
1000  gemakkelyk  kunnen  worden  daargefteld ; men 
kan  ook  de  kleine  gewigten,  als  namelijk  die  van  J D. 
tot  10  D. , dubbel  nemen,  omdat  deze  door  hunne 
bijzondere  dunheid  en  kleinheid  gemakkelijk  verlo- 
ren gaan.  Deze  gewigten  worden  gemeenlijk  van 
Zilver  gemaakt,  daar  het  Koper  te  ligt  voor  verzu- 
ring vatbaar  is,  en  het  Goud  en  de  Platina,  door 
hunne  bijzondere  eigenaardige  zwaarte,  daartoe  min- 
der gefchikt  zijn ; de  kleinere  duizendften  en  halve 
duizendften  worden  zelfs  veelal , om  eenige  meerdere 
uitgebreidheid , van  papier  vervaardigd. 

Onderzoek  Het  is  natuurlijk  van  veel  belang,  om  de  juiste 
van  de  te  ge*  evenredigheid  van  het  Esfaigewigt  te  kunnen  onder* 
wigteru  zoeken  en  te  bepalen,  daar  ook,  zonder  de  juiste 
overeenkomst  van  dezen  tot  het  hoofdgewigt,  geene 
rigtige  uitfpraak  van  het  gehalte  kan  gegeven  worden. 

Dit 
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Dit  onderzoek  der  gewigten  dient  fomtijds  in  het 
werk  gedeld  te  worden , omdat  dezelve  tusrch  en  bei- 
den ligtelijk  door  het  gebruik  eenig  gebrek  of  be- 
fchadiging  kunnen  ontvangen.  Men  onderzoekt  dan 
in  de  eerde  plaats , of  alle  kleine  gewigten , te  zamen 
uitmakende  ioco  D. , gelijk  (laan  met  de  éénheid  of 
het  wigtje , om  in  het  ajgemeen  te  kunnen  beflui- 
ten , dat  de  hoofdverdeeling  goed  is ; wanneer  daar- 
op de  juiste  evenredigheid  der  onderdeden  moet  be- 
proefd , en  deze  ieder  afzonderlijk  tegen  elkander 
moeten  vergeleken  worden.  Men  vergelijkt  dan  in 
de  eerde  plaats  het  500  D.  met  een  tweede  500  D. , 
zoo  men  dit  mogt  hebben , of  brengt  het  500  D. 
met  zooveel  gekorreld  Lood  in  evenwigt,  moeten- 
de te  zamen  met  de  éénheid  of  de  loco  D.  over- 
eenkomen , wanneer  het  500  D.  goed  kan  gezegd 
worden.  Als  nu  vergelijkt  men  het  100  D.  met  het 
tweede  100  D. , deze  beiden  met  het  200  D. , en  voegt 
er  nog  een  derde  100  D.  bij,  wanneer  deze  met  het 
500  D.  moeten  gelijk  daan ; en  alzoo  daalt  men  naar 
; beneden  tot  op  het  kleinde  gewigt  af.  Het  onder- 
zoek , als  ook  het  vervaardigen  van  deze  gewigten 
van  het  grootde  tot  het  kleinde,  is  in  het  algemeen 
meer  zeker,  dan  wel  van  het  kleinde  tot  het  grootde; 

[naardien  bij  het  geringde  gebrek  in  een  klein  ge- 
iwigt,  door  de  vermenigvuldiging , bij  de  grooteren 
een  zoo  veel  te  aanzienlijker  verfchil  geboren  wordt. 

De  Kupellen,  in  dewelke  het,  nu  eenmaal  door  bet  Befchou- 
allernaauwkeurigst  gewigt  bepaald.  Metaal  van  alle ^jfn^algeï" 
onedele  deden  gezuiverd  moet  worden  , verdienen  hier  meene’  wer- 
nu  verder  eene  naauwkeurige  vermelding.  De  Ku-kin2  derzelve* 
pellen  hebben  eenen  vorm  van  kleine  platte  kroes- 
jes , en  zijn  uit  hoogst  zuivere , gebrande  en  behoor- 
lijk tot  poeder  gebragte  en  afgewasfehene  bcenasch 
zamengedeld,  en  hebben  alsdan  het  vermogen,  om 
jin  het  vuur  onfmeltbaar  te  zijn,  en  het  tot  glas  ge- 
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fmolten  Lood,  benevens  de  met  dit  Lood  in  ver- 
glazing overgegane  onedele  Me  taalde  elen , in  hare  po- 
riën op  te  nemen  en  door  te  laten.  Daar  nogtans 
de  edele  Metalen  als  genoegzaam  van  dezelve  te- 
ruggehouden, en  van  haar  niet  opgdlurpt  worden, 
zoo  zijn  zij  daardoor  in  Raat,  om  deze  gemengde 
Metalen  te  fcheiden,  en  de  edelen  in  hunnen  hier-, 
door  gezuiverden  toeftand  op  hare  oppervlakte  ach- 
ter te  laten.  Deze  vaten  fchijnen  dus  hier  bij-| 
na  even  werktuigelijk  als  fcheikundig  te  werken , 
door  in  hunne  poriën  op  te  nemen  die  ftoffen , wel- 
ke door  hare  verglazing  tot  eene  fijnere  verdeeling 
van  hare  gronddetlen  gebragt  zijn,  terwijl  de  niet 
verzuur- of  verglaasbare  edele  Metalen,  waarfchijn- 
lijk  door  hunnen  meerderen  zamenhang  en  mindere 
verdeeling,  niet  in  de  poriën  van  deze  voorwerpen 
kunnen  indringen.  Men  ziet  dus  ook  de  op  de  ku- 
pcl  vloeibaar  zijnde  Metalen  eene  half  bolronde  ge-  j 
daante  aannemen  , terwijl  zich  de  verzuurfels  op  ha- 
re wanden  van  tijd  tot  tijd  uitbreiden  , en  dezelve 
even  als  het  vloeibaar  water  doortrekken,  tot  dat, 
deze  eindelijk  afgezonderd  zijnde,  het  in  het  vuur  on- 
verzuurbare  Metaal  in  zijnen  vollen  glans  achterblijft.  | 
Deze  Kupellen  worden  in  het  algemeen  vervaar J 
digd  van  eene  behoorlijk  doorgebrande,  witte  been- 
’asch,  waartoe  onder  anderen  de  beenen  van  fcha- 
pen , kalveren , osfen , paarden  en  andere  viervoetige  j 
dieren,  onder  zekere  voorwaarden,  kunnen  gebruikt» 
worden;  offehoon  de. hardde  en  vaste  beenen  daar- 
toe bij  voorrang  boven  de  anderen  te  verkiezen  zijn. 
Sommige  roemen  zelfs  inzonderheid  de  graten  der 
visfehen , om  hare  meerdere  fijnheid  van  deelen , die  < 
mogelijk  ook  dienstig  zullen  zijn  wegens  eene  andere  i 
zamenftelling  der  gronddeelen  , offehoon  dezelve  veel-l 
al  moeijelijk  in  eene  genoegzame  hoeveelheid  tot  ditj 
oogmerk  te  verkrijgen  zijn.  Alle  zandige,  zoutige, 
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plantaardige  of  dierlijke,  bij  de  verbranding  zouten 
ontwikkelende , ftoffen  moeten  ook  bij  de  zameultei- 
ling  der  Kupellen  allezins  vermijd  worden , omdat 
zij  door  hare  verglazende  kracht  ook  reeds  de  been- 
asch  bij  de  gloeijing  in  eenen  glasachtigen  {laat  bren- 
gen , en  alzoo  de  poriën  van  dezelve  voor  het  in- 
dringen van  het  vloeijend  Loodglas  minder  gefchikt 
maken.  De  beenderen  dienen  verder  behoorlijk  wit 
! doorgebrand  te  zijn  , züodat  zij  van  alle  koolftoffige 
i deelen  geheel  bevrijd  zijn,  en  moeten  dus  op  de  door- 
braak eene  geheel  witte,  poffeleinachtige  oppervlakte 
geven,  waartoe. eene  genoegzaam  aanhoudende , ge- 
lijkelijke hitte  benoodigd  is.  In  hot  klein  kan  dezel- 
ve daargefield  worden  , door  eenige , behoorlijk  van 
alle  in  water  oplosbare  deelen  gezuiverde , beenen  in 
een , naauwelijks  gefloten , ijzeren  of  aarden  werktuig 
aan  het  open  vuur  in  een  fornuis  bloot  te  (tellen, 
of  door  dezelve  los  weg  tusfchen  kolen  genoegzaam 
lang  te  doen  gloeijen  , tot  dat  dezelve  daardoor 
eene  behoorlijke  witheid  verkregen  hebben.  Om 
eenen  genoegzamen  voorraad  van  deze  beenasch  te 
krijgen , heb  ik  mij  meermalen  niet  veel  voorfpoed 
bediend  van  de  drooge,  uitgekookte  fchapenbeenen 
der  Lijmziederijën , die  ik  dan  op  eenen  gewonen 
veldkalkoven  deed  doorbranden;  als  wanneer  te  dien 
einde  eenige  korven  met  beenen  boven  op  den  met 
kalk  en  brandftof  gevulden  oven  geplaatst  werden , 
en  tege’ijk  aan  de  geheele  verbranding  van  den  kalk 
werden  blootgefteld.  Deze  verbranding  bereikt  nu 
geheel  baar  doel;  langzaam  worden  de  beenen  aan  de 
vlam  der  brandftof  blootgefteld , en  daten , eindelijk  on- 
gemerkt bijeenvergaderd , op  eenen  hoop  tot  op  den 
doorgebranden  Kalk  neder,  waarvan  zij  gemakkelijk  ge- 
fcheiden  en  bijna  geheel  onverbroken  bijeenverzameld 
kunnen  worden.  Deze  aldus  gebrande  beenen  ziju 
dan  zeer  wit  en  op  de  breuk  als  het  heerlijkfte,  witfte 
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en  fijnfte  porfelein,  met  eene  halfglasachtige  breuk, 
en  laten  in  dezen  weinig  te  wenfchen  over.  Dezel- 
ve worden  nu  in  eenen  vijzel , of  op  eenen  molen , 
tot  een  matig  fijn  poeder  gebragt,  en  alsdan  veelal 
met  genoegzaam  water  overgoten,  om  er,  zoo  mo-  . 
gelijk,  nog  alle  oplosbare  deelen  uit  te  trekken  en 
af  te  zonderen.  Deze  uitlooging  is  bij  zoodanige 
beenen , die  vooraf  van  alle  vettige  en  llijmige  dee- 
len door  koking  of  verrotting  beroofd  zijn , gewoon- 
lijk minder  noodig;  als  bevattende  deze  bijna  geene 
zoutige  of  andere  fchadelijke  deelen , die  aan  de  Ku« 
pel  eenigen  hinder  zouden  kunnen  toebrengen.  Op 
de  fijnheid  van  dit  poeder  moet  ook  behoorlijk  acht 
gegeven  worden,  daar  eene  al  te  groote  fijnheid  der 
deelen  de  Kupel  te  digt  en  voor  het  doordringen 
der  Looddeelen  minder  gefchikt  zoude  maken ; doch 
het  poeder  moet  ook  niet  te  grof  zijn , opdat  daar- 
door niet  de  zamenhang  der  deelen  te  veel  belet,  en 
het  tegenovergeftelde  ongemak  veroorzaakt  mogte 
worden.  Deze  beenasch  moet  nu , na  de  afwas- 
fching,  of  weder  geheel  gedroogd  worden,  of  kan 
tot  de  droogte  van  een  zamenhangend  deeg  gebragt 
worden;  wanneer  daaruit  terltond,  door  middel  van 
den  kupelvorm , Kupellen  kunnen  vervaardigd  wor- 
den. Gewoonlijk  maakt  men  , behalve  het  zoo 
evengenoemd  beenaschpoeder , nog  een  tweede » 
dat  niet  van  hetzelve,  dan  in  meerdere  fijnheid, 
verfchilt , hetgeen , door  wrijving  op  eenen  Por- 
phierfteen  en  flibbing  met  water,  tot  de  hoogst 
mogdijke  fijnheid  gebragt  is , welk  poeder  alsdan , 
behoorlijk  gedroogd , onder  den  naam  van  klare , 
in  ee»e  bus  bewaard  wordt,  om  daarmede  de  bo- 
venfte  oppervlakten  der  Kupellen , en  wel  voor- 
namelijk der  Testen , te  beftrooijen , opdat  deze 
daardoor  eene  meer  fijne  en  gelijke  oppervlakte  ver- 
krijgen zouden. 
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Om  nu  verder  aan  deze  Kupellen  de  vereischte 
gedaante  te  géven , bedient  men  zich  van  eenen  Ko- 
peren vorm , die  uit  drie  deelen  beftaat , waarvan 
bet  onderfte  eenen  omgekeerden  kegelvormigen , van 
binnen  wel  gepolijsten  , hollen  ring  daarftelt , wel- 
ke van  binnen  een  Jos  middenftuk  bevat,  waarvan 
de  randen  fchuins  afgel’neden  zijn  met  denzelfden 
hoek , als  de  inwendige  wanden  des  vorms ; terwijl 
het  derde  deel  den  van  onderen  met  een  goed  ge* 
polijst  flaauw  halfrond  voorzienen  ftempel  daarftelt. 
Als  tnen  nu  den  onderften  vorm  behoorlijk  gevuld 
heeft  met  de  tot  een  deeg  gebragte  Kupelftof,  en 
het  overtollige  weggenomen  heeft  , zoo  beftrooit 
men  hetzelve,  door  middel  van  eene  kleine  metalen 
zeef,  met  het  bovengenoemd  fijn  beenpoeder,  en 
■perst  er,  hetzij  door  eene  fterke  ronddraaijende  druk- 
king , of  door  middel  van  eenen  houten  hamer , dc 
ftempel  behoorlijk  in,  opdat  de  ftof  overal  gelijke- 
lijk verdeeld  en  genoegzaam  ineengedrongen  worde, 
en  door  het  omkyen  van  den  vorm  drukt  men  er , 
door  middel  van  het  losfe  middenftuk , de  Kupei 
met  gemak  weder  uit.  Velen  laten  ook  het  opftrooi- 
ijen  van  dit  fijn  beenpoeder  bij  de  Kupellen  na,  voor- 
al als  zij  genoegzaam  fijne  beenasch  genomen  heb- 
ben ; te  meer  daar , zoo  dit  poeder  niet  behoorlijk 
met  de  andere  vochtige  beenasch  vereenigd  wordt , 
letzelve  eerder  nadeelig  dan  voordeelig  kan  gezegd 
worden.  Wanneer  ook  de  beenasch  goed  bereid  is , 
is  het  ook  onnoodig , om , gelijk  fommige  aanra- 
den, dezelve,  in  plaats  van  met  zuiver  water,  met 
eenige  flijmige  of  gomachtige  vloeiftof  tot  een  deeg 
te  brengen,  daar  deze  na  de  doorgloeijing  wederom 
eene  meerdere  losheid  der  Kupei  veroorzaken , en 
ook  veelal  iets  zoutachtigs  of  nadeeligs  overlaten. 
Men  dient  zelfs  in  het  bereiden  van  deze  Kupellen 
genoegzaam  opmerkzaam  te  zijn  op  de  hoeveelheid 
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water , die  in  het  deeg  voorhanden  is  * daar  zoowel 
eene  te  groote  droogte  de  Kupel  bij  de  perfing  niet 
evenredig  digt  doet  worden  , en  de  deelen  gewoon- 
lijk vast  in  elkander  doet  pakken , als  eene  te  groote 
vochtigheid , door  het  verlies  dezer  deden  bij  de 
drooging,  te  veel  poriën  overlüat. 

Deze  Kopei  heelt  nu  eene  omgekeerde  kegelvor- 
mige gedaante , en  is  van  boven  met  eene  flaauwe 
halfronde  vlakte  voorzien,  omringd  door  een’  klei- 
nen vlakken  rand.  Zij  hebben  meestal  in  doorfnede 
van  boven  eene  breedte  van  3 tot  3J  duim , en  van 
onderen  van  2J  duim , daar  de  hoogte  ook  meestal 
tot  2 duimen  gerekend  kan  worden.  In  het  ge- 
meen heeft  men  opgemerkt,  dat  eene  Kupel  in  Raat 
is,  eene  dubbele  hoeveelheid  van  Lood  onder  de 
afdrijving  tot  zich  te  nemen;  en  naar  dezen  régel 
kan  men  dus  de  grootte  van  dezelve  eenigzins  be- 
palen , en  hebben  zij  ook  in  het  algemeen  dien  ten 
gevolge  eene  zwaarte  van  12  tot  17  wigtjes.  Wan- 
neer dezelve  met  Metaal  gevuld  is , dient  er  ten 
minste  nog  een  derde  ruimte  in  hare  holle  opper- 
vlakte over  te  blijven.  Zij  worden  nu,  aldus  ver- 
vaardigd zijnde,  omgekeerd  op  eene  met  eenige  droo- 
ge  beenasch  beRrooide  plank  ter  drooging  wegge- 
zet, en  na,*  of  in  de  lucht,  of  in  een  verwarmd 
vertrek,  behoorlijk  van  alle  vochtdeelen  ontdaan  te 
zijn , worden  zij  daarop  in  doozen  tusfehen  zacht  pa- 
pier opeengeRapeld,  en  ten  gebruike  bewaard.  Wan- 
neer de  Kupellen  wel  bereid  zijn,  moeten  zij  na  de 
drooging  genoegzaam  vast  en  Rerk  zijn , zonder  eeni- 
ge reten  of  fcheuren , en  eene  volkomen  gladde  op- 
pervlakte hebben.  Zij  moeten  zich  ook  genoegzaam 
zonder  befchadiging  of  verbreking  kunnen  laten  be- 
handelen , en  ook  in  het  vuur  niet  fcheuren  of  van- 
een fplijten  , terwijl  de  uitholling  door  het  afdrijven 
van  eenig  Koper  met  Lood  niet  moet  worden  aan- 
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gedaan , en  de  Metaalkorens  gemakkeliik  van  dezelve 
moeten  kunnen  worden  afgezonderd.  — Wij  hebben  dus 
nu  uit  het  bovenftaande  genoegzaam  kunnen  opmer- 
ken , dat  het  moeijelijk  is , om  in  de  bereiding  der 
Kupellen  vaste  en  zekere  maatregelen  op  te  geven , 
daar  ook  hierin  de  gewoonte  en  ondervinding  veelal 
geraadpleegd  moeten  worden ; waarom  ook  zeer  wijs- 
feiijk  bepaald  is , dat  deze  zoo  onontbeerlijke  en 
hoogstnoodzakelijke  werktuigen  voor  het  Esfai  on- 
der hoog  toevoorzigt  vervaardigd  en  ten  gebruike 
verkrijgbaar  zullen  gelleld  worden. 

Daar  de  Kupellen  zoo  bijzonder  dieufiig  bij  de  No»  andere 
hoofdwerkzaamheid  van  het  Esfai  kunnen  befchouwd**™e"a^Cj^“' 
worden,  zoo  blijkt,  dat  al  het  onderzoek,  om  de- pellen  — Ku- 
zelve  tot  eene  meerdere  volkomenheid  te  bremren  ,£ellen  u.lt 
ïiiet  overbodig  gehouden  kan  worden.  Ik  heb  dus  Kleiaarde, 
te  dien  einde  beproefd , of  de  Beenasch  nog  niet 
mogelijk  met  deze  of  gene  ftoffeii  zoude  kunnen 
verbonden , of  tot  eene  meerdere  zuiverheid  ge- 
bragt  worden , die  haar  of  meerdere  vastheid  of 
deugdzaamheid  zoude  kunnen  bijzetten.  In  de  eerfte 
plaats  heb  ik  dan  onderzocht,  of  de  van  eenige  vroe- 
gere Schrijvers  voorgtflagene  bijvoeging  van  Kleiaarde 
dienfüg  zoude  kunnen  zijn  ,•  om  aan  de  Kupellen  voor- 
noemde hoedanigheden  mede  te  deelen  , en  heb  te 
dien  einde  2 deelen  beenasch  met  1 deel  zuivere,  uit 
gewonen  Aluin  door  Loogzouten  nedergeplofte.  Klei- 
aarde gemengd  en  tot  Kupellen  gevormd.  Deze  Ku- 
pellen hadden  nogtans  daardoor  weinig  meerdere  vast- 
heid verkregen , en  werden  ook  bij  het  Esfai  allezins 
onvoldoende  bevonden , naardien  Zilver  van  834  D. 
op  deze  Kupellen  eene  uitkomst  gaf  van  864  D. , en 
dus  de  onedele  Metalen  van  deze  minder  poreufe  Ku- 
pellen niet  behoorlijk  waren  opgenomen.  In  het 
vuur  vertoonden  zich  nogtans  de  verfchijnfels  bij  de 
kupellcring  weinig  anders , dan  by  de  gewone  Ku- 
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pellen ; deze  hadden  echter  na  den  afloop  meer  zigt- 
baar  groene,  wolkige  vlekken  van  de  opgeflurpte  Me- 
taalverzuurfels  verkregen , en  waren  ook  niet  zoo 
gelijkelijk  gekleurd,  als  de  gewone  Kupellen. 

Kupellen  uit  in  de  tweede  plaats  heb  ik  beproefd,  of  ook  moge- 
Bruinfteenver-  Bjk  het  Bruinfteenverzuurfel  als  een  nuttig  inmeng- 
zuurfei  re  za-  fel  voor  de  Kupellen  dienen  konde,  daar  dit  bijna 
men  gefteld.  onfmeitt,aar  verzuurfel,  tevens  zeer  rijk  aan  Zuurftof, 
de  verzuring  vap  het  Lood  en  de  onedele  Metalen 
fcheen  te  zullen  kunnen  bevorderen.  Kupellen  dan , 
uit  2 deelen  gewone  Beenasch  en  i deel  Bruinfteen- 
verzuurfel  vervaardigd,  waren  vrij  wel  zamenhangen- 
de,  en  konden  goed  behandeld  worden.  Inden  mof- 
fel gebragt  en  tot  die  hitte  gevorderd , waarin  het  op 
dezelve  geplaatfte  Metaal  bijna  begon  te  drijven  , ont- 
ltond,  door  de  ontwikkeling  van  de  Zuurltoflucht  uit 
de  verhitte  Kupel , een  ligte  fchitterende  gloed,  die 
zich  over  het  gloeijende  Metaal  verfpreidde.  Voor 
het  overige  konde  ik  geene  verandering  in  de  verfchijn- 
felen  der  proef  in  het  vuur,  noch  ook  eenige  meerde- 
re of  mindere  befpoediging  in  het  afioopen  van  dezel- 
ve bemerken.  De  Kupellen  waren  na  de  bewerking 
grijs  geworden,  en  het  Lood  fcheen  genoegzaam  in 
dezelve  ingedrongen  te  zijn.  De  broodjes  toonden 
ook  vrij  naauwkeurig  het  gehalte  aan , en  ik  konde 
ook  in  dit  opzigt  geen  belangrijk  onderfcheid  be- 
merken. De  bijvoeging  van  dit  zoo  algemeen  ver- 
krijgbaar Bruinfteenverzuurfel  fchijnt  dus  niet  fcha- 
delijk  te  zijn  j offchoon  nog  door  nadere  proefnemin- 
gen, ook  in  andere  verhoudingen  en  in  andere  op- 
zigten  genomen,  de  meerdere  of  mindere  nuttigheid 
van  dit  bijvoegfel  zal  moeten  bewezen  worden. 

Kupellen  Offchoon  men  in  het  algemeen  nog  niet  eenftem- 

yangeziiiver.  mig  js  over  beftanddeelen  der  dierlijke  beenasch, 
de  Beenasch.  , ....  . , , . , c , 

zoo  blijkt  toch  genoegzaam , dat  dezelve  hoofdza- 
kelijk beftaat  uit  Phosphorzure  en  Kolenzure  Kalk- 
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aarde,  alsmede  eenig  Vloeifpaathzuur  en  Bitteraarde, 
waarbij  nog  door  lbmmigen  eenige  bewijzen  van 
Aluin-  en  Keilteenaarde , Ijzer-  en  Bruinfteenver- 
zuurfel  gevoegd  worden.  Het  aanwezen  van  deze  Ko- 
lenzure  Kalkaarde  blijkt  immers  genoegzaam  uit  de 
opbruifing  en  ontwikkeling  van  Kolenzure  lucht  door 
bijvoeging  van  eenig  zuur , welke  Kolenzure  Kalk- 
aarde van  voornoemde  Phosphorzure  Kalkaarde  vrij 
gefchikt,  door  middel  van  eenige  trekking  met  Azijn- 
zuur , kan  worden  weggenomen , en  , volgens  V a u- 
jquelin,  20,7  deelen  op  ioo  deelen  beenasch  zou. 
de  uitmaken,  terwijl  dezelve ‘bovendien  76,61  Phos- 
phorzure Kalkaarde  en  2,69  Phosphorzure  Bitteraar- 
de zoude  bevatten.  Om  nu  intusfehen  te  bepalen, 
in  hoe  verre  deze  bijgevoegde  Kolenzure  Kalkaarde 
noodzakelijk  is  tot  het  daarllellen  van  eene  goede 
Kupelftof,  heb  ik  , en  door  middel  van  Azijnzuur  de- 
ze overtollige  Kolenzure  Kalkaarde  weggenomen,  en 
bovendien  eene  volkomen  zuivere  Phosphorzure  Kalk- 
aarde vervaardigd,  door  de  aldus  met  Azijnzuur 
[voorloopig  behandelde  beenasch  in  zwak  Salpeter- 
zuur op  te  losfen  en  door  Ammonia  neder  te  plof- 
fen ; wanneer  voornamelijk  deze  afgewasfehene  en  ge- 
droogde Phosphorzure  Kalkaarde  eene  hoogst  fijne, 
zachte , witte  Hof  opleverde , die  ter  vorming  van 
Kupellen  zeer  gefchikt  fcheen.  In  de  derde  plaats 
heb  ik  eenige  gewone  beenasch  met  eenig  Phosphor- 
zuur  verzadigd,  om  zoo 'doende  al  deKoienzure  Kalk- 
aarde in  Phosphorzure  Kalkaarde  te  doen  verande- 
ren. Door  de  eerfte  behandeling  met  Azijnzuur  wa- 
ren de  Kupellen  niet  verbeterd  en  zeer  los  zamen- 
hangende  geworden;  de  met  zuivere  door  Ammonia 
nedergeplofte  Phosphorzure  Kalkaarde  Belde  ook 
ligte , fijne,  zeer  digte  Kupellen  daar,  die  verre  be- 
neden de  gewone  Kupellen  te  houden  waren ; ter- 
wijl ook  de  bijvoeging  van  eenig  Phosphorzuur  tot 
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verzadiging  weinig  van  belang  had  uitgevoerd,  en 
de  Kupellen  daardoor  niet  merkbaar  waren  verbe-, 
terd.  Daar  hieruit  lcheen  te  blijken,  dat  de  wegne- 
ming van  deze  Kolenzure  Kalkaarde  geen  voordeel 
aanbragt , heb  ik , omgekeerd  , de  gewone  beenasch  nog 
met  zuivere  Kolenzure  Kalkaarde  vereenigd  en  daar- 
uit Kupellen  gevormd;  wanneer  het  bleek,  dat  deze 
bijvoeging  minder  fchadelijk  was,  dan  de  geïieele 
wegneming  van  de  Kolenzure  Kalkaarde  zelve. 
^K'ipellen  van  Wanneer  intuslchen  deze  beenasch  met  Pbospbor- 
Phosphorzuur ZLlllr  tot  eene  oververzadigde  Phosphorzure  Kalkaar- 
ovcrverza-  de  of  Biphosphas  Calcis  gebragt  werd,  kreeg  ik  ee- 

° * ne  digte , eenigzins  kneedbare  Hof,  die  door  haren 

eenigzins  veerkrachtigen  zamenhang  iets  moeiielijker 
tot  Kupellen  te  brengen  was,  doch  die,  eenmaal  al- 
dus gevormd , eene  vastheid  en  deugdzaamheid  ver- 
kregen hadden  , die  alle  verwachting  overtrof.  Eenige 
beenasch  , b.  v.  1000  wigtjes,  verzadigd  niet  ongeveer 
400a  500  wigtjes  gewoon  Kalkhoudend  Phosphorziiur 
van  36°,  en  alzoo  met  eenig  water  vermengd , ge- 
trokken en  door  uitdamping  tot  een  deeg  gebragt, 
gaf  Kupellen  van  ongemeene  vastheid,  zwaarte, 
fterkte  en  digtheid.  Offchoon  intusfchen  nu  met  al- 
len grond  te  vreezen  was,  dat  deze  digte  Kupellen 
zeer  ongefchikt  zouden  zijn  voor  de  opflurping  der 
onedele  Metalen , liepen  echter  de  proeven  in  de- 
zelve zeer  wel  af;  zij  werkten  in  dezelve  met  ee- 
nen  helderen  gloed , en  de  Kupel  werd  onder  de  be- 
werking bij  uitftek  duidelijk  geteekend  door  het  op* 
gellurpte  Lood;  de  proeven  liepen  in  hetzelfde  tijds- 
verloop als  bij  de  gewone  Kupellen  af,  en  de  brood- 
jes waren  ook  zeer  los  op  dezelve  en  hadden 
hunne  behoorlijke  gedaante.  De  proeven  verfchilden 
ook  niet  van  de  door  andere  Kupellen  opgegevene 
Gehalten,  en  bovendien  hadden  deze  Kupellen  eene 
uitnemende  bijna  porfeleinachtige  vastheid  aangeno* 

men 
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men  en  eene  heldere  fneeuwwitte  kleur  verkregen , 
voor  zoo  verre  zij  door  het  Lood  niet  waren  aange- 
daan. Voor  het  overige  waren  zij  bij  uitftek  fchoon 
met  dit  Metaal  doortrokken,  en  hadden  om  de  door 
iet  Lood  gekleurde  donker  gele  ftreken  fchoone  groe- 
ne  golfswijze  randen,  zoodat  het  een  voorkomen 
had,  even  als  of  dit  laatfte  Metaal  zich  nog  af* 
wonderlijk  van  het  Loodverzuurfel  in  deze  Kupellen 
lad  afgefcheiden.  Deze  Kupellen  fchenen  dus  bij 
litftek  gefchikt,  om  zekere  en  bepaalde  proeven  te 
^even , doordien  zij  door  hare  vastheid  en  digtheid, 
evens  met  behoud  van  de  noodige  poreusheid,  al- 
e behandeling , zonder  eenig  verlies  van  deelen , febeu- 
ing  of  vaneenbersting,  zoo  wel  voor  als  na  de  ku- 
pellering,  fchenen  te  kunnen  verdragen.  — Uit  het 
:en  en  ander  zoude  men  dus  met  grond  dit  gevolg  dur- 
ven trekken,  dat  het  allezins  der  moeite  waardig  is, 

)in  een  meer  bepaald  en  opzettelijk  onderzoek  te  doen 
omtrent  den  aard  en  de  fcheikundige  zamenftelling 
Ier  verfchillende  beenasfehen , en  in  hoe  verre  zij 
n het  bijzonder , door  deze  ongelijke  zamenftelling , 
meer  of  minder  dienftig  zijn  voor  de  bereiding  der 
uipellen,  daar  het  mij  voorkomt,  dat  men  deze  zoo 
K-langrijke  werktuigen  in  die  betrekking  nog  niet,  dan 
lechts  oppervlakkig,  befchouwd  en  onderzocht  heeft. 

Jat  men  intusfehen  tot  zoo  verre  niet  van  den  ge- 
vonen  regel  afwijke,  voor  en  aleer  hier  eene  volko- 
nene,  door  deskundigen  en  door  eene  lange  onder- 
binding gewaarborgde , beflisüng  gedaan  zij,  zal  niet 
ïoodigzijn,  hierbij  aan  te  merken. 

£ De  zoogenaamde  Testen,  die  voornamelijk  ter  zui-  Hoedanig 
bering  van  het  Gouden  Zilver  in  het  groote  gebruikt  ^ 
worden,  kunnen  in  het  algemeen  als  groote  Kupel-ien  te  vervaar* 
len  befchouwd  worden.  Daar  deze  Testen  fomtijds 
eene  uitgebreidheid  hebben  van  meer  dan  twee  pal- 
men en  gewoonlijk  ter  hoogte  van  eenige  duimen, 
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naar  evenredigheid  van  derzelver  breedte,  in  eene 
ijzeren  ring  geflagen  , of  in  eene  aarden  fclierf  ge 
perst  worden,  zoo  wordt  daartoe  niet  enkel  zuiver 
beenasch  genomen,  maar  veelal,  zoo  van  deze  gee 
genoegzaame  voorraad  is,  bij  dezelve  eenige  houl 
asch  gevoegd.  Deze  houtasch  wordt  door  vtrbrar 
ding  van  hout-  of  plantendeelen  verkregen , welk 
alsdan , door  genoegzame  uitlooging  met  kokend  wa 
ter , van  alle  hare  zoutige  deden  bevrijd  wordt  e 
dan  in  kracht  en  eigenfchappen  met  de  beenasch  et 
nige  overeenkomst  heeft.  Buiten  deze  houtasch  Ichil 
nen  zelfs  fommige  gebruik  gemaakt  te  hebben  vafc 
de  gewone  zeepzieders  asch ; zeifs  Kalkaarde  e 
Kalkfpaath,  in  een  onverglaasden  aarden  pot  zacht  ge 
brand  en  tot  poeder  gebragt , werden  door  eenige 
tot  dit  oogmerk  ook  aangeraden  ; alle  wdke  bijfoor 
ten  van  asch  intusfchen  in  deugdzaamheid  en  krach 
niet  bij  de  zuivere  houtasch, of  1102  minder  bij  de  al 
les  overtreffende  beenasch  te  vergelijken  zijn.  In  d< 
zoo  even  genoemde  aarden  onverglaasde  lcherf  of  it 
den  ijzeren  ring  wordt  nu  deeenigzins  vochtig  gemaak 
te  houtasch,  hetzij  op  zich  zelve,  hetzij  met  eenigt 
beenasch  gemengd,  ingeperst  en  met  eene  bovenfh 
laag  van  zuivere  fijne  beenasch  overdekt;  door  mid 
del  van  een  kromgebogen  mes  wordt  in  het  middel 
eene  komvormige  oppervlakte  gemaakt  voor  het  be 
vatten  van  het  Metaal,  welke  oppervlakte,  behoor- 
lijk gedroogd  zijnde,  nog  door  het  rollen  met  eener' 
gladden  kogel  meer  en  meer  bevestigd  en  gelijk  ge* 
maakt  wordt,  wanneer  zij  eindelijk  tot  het  gebruik  I 
wordeh  weggezet.  (*) 

Wijl 

Men  zie  bij  Cramer  de  afbeeldingen  van  deze  Ku- 
pellen , Testen  en  derzelver  vormen  op  Tab.  I , fig.  1 tot  1 « 
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v Wij  worden  nu  als  van  zelve  gebragt , om  de  Ovens 
of  Fornuizen,  die  ter  beproeving  van  het  Goud  en 
r Zilver  worden  aangewend , en  gemeenlijk  onder  den 
■ naam  van  Esfaiovens  voorkomen , aan  onze  befchou- 
::  vving  te  onderwerpen.  Deze  ovens  hebben  in  het 
: algemeen  ten  doel , om  eene  behoorlijk  llerke , 
{-  gelijke  en  aanhoudende  hitte  te  kunnen  geven,  wel» 
’ke  echter  naar  willekeur  fpoedig  kan  worden  gema- 
tigd of  verhoogd;  ook  moeten  zij  aan  de  kupellen 
•►deze  hitte  kunnen  mededeeien,  zonder  dat  deze  met 
: het  vuur  in  eene  onmiddelijke  aanraking  worden 
'fgebragt  en  tevens  aan  de  vrije  werking  der  damp- 
t kringslucht  allezins  kunnen  worden  blootgefteld. 

• Deze  Esfaiovens  zijn  van  meerdere  of  mindere  uitge- 
breidheid, naar  mate  dezelve  een  meer  of  minder  ge- 

- tal  kupellen  behoeven  op  te  nemen , en  men  er  dus 
■vele  of  weinige  proeven  op  eens  in  wil  verrigten. 
‘kin  het  algemeen  zijn  de  kleinere  Esfaiovens,  die 
Iflechts  van  4 tot  8 kupellen  innemen,  om  de  gemak- 

1 kei  ijker  en  fch  lelijker  befturing  van  het  vuur,  en  de 
^■gefchiktere  gelegenheid,  om  de  proeven  onder  de 
.?  bewerking  te  befchouwen  en  waar  te  nemen , te  ver- 

* kiezen  boven  de  grootere  ovens , waarin  tot  20  en 
-•meer  kupellen  bevat  zijn,  en  die  tot  derzelver  be- 

2 handeling  gemeenlijk  eene  meerdere  oefening  en  on- 
-•  dervinding  benoodigd  hebben.  Er  zijn  er  echter,  die 

ook  deze  groote  ovens , om  de  befpoediging  van  het 
werk  en  de  meer  gelijkelijke  werking  der  hitte,  niet 
• fchijnen  te  verwerpen.  Ook  de  zamenftelling  van  de- 
i ze  ovens  is  aanzienlijk  verfchillende , daar  fommige 
dezelve  ook  flechts  uit  weinige  deelen , anderen  we- 

!der  uit  zeer  vele  deelen  doen  beftaan , hetwelk  een 
en  ander  uit  de  nadere  befchrijving  dezer  ovens  meer 
duidelijk  blijken  zal. 

De  gewone  eenvoudige  Esfaioven , gelijk  men  in 
. Duitschland  en  Holland  reeds  lang  gewoon  was  te 
, Z 3 ge- 
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gebruiken,  en  die  geivoonlijk  6 a 8 kupellen  kan 
bevatten , wordt  meestal  op  de  volgende  wijze  za* 
mengefteld.  Van  zwaar  Stort  of  IJzerblik , ter  dik*j 
te  van  i§  tot  2 (Ir epen , wordt  een  vierkant  gemaakt 
van  32  duimen  breed,  en  28  duimen  hoog,  met  het*-’ 
welk  een  tweede , als  een  vierzijdige  afgeftompte  ke- 
gel of  in  den  vorm  van  eene  piramide , vernaauwd 
gedeelte,  ter  hoogte  van  18  duimen  en  met  eene 
openingvan  dezelfde  uitgebreidheid,  vereenigd  wordt. 
Van  onderen  kan  dezelve  insgelijks  met  ftort  geflo- 
ten, of  ook  naar  willekeur  Hechts  met  eenen  rand 
voorzien  worden ; in  welk  laatst  geval  de  oven  on  eene 
plaats  moet  Haan,  die  genoegzaam  vuurvast  en  elfen 
is , om  den  ontbrekenden  bodem  te  vervangen.  Men 
maakt  nu  onder  aan  de  voorzijde  eene  opening  van 
9 duimen  hoog  en  12  duimen  breed,  die  tot  het  asch-  ’ 
gat  dienen  moet,  en  waardoor  ook  de  lucht toegangl 
tot  de  brandftof  verkrijgen  moet.  Boven  dit  aschgat 
brengt  men  eene  tweede  halvemaanswijze  openingaan  , 
welke  van  onderen  9 tot  10  duimen  breedte  en  8 
tot  9 duimen  hoogte  heeft.  Deze  bovenfte  moffel-* 
opening  of  ook  het  onderlte  aschgat  worden  met  be-M 
weegbare  fchuiven  voorzien , waardoor  dezelve  naar 
willekeur,  hetzij  geheel,  hetzij  gedeeltelijk  kunnen 
gefloten  worden;  waarvan  de  bovenfle  eene  kleine 
opening  van  2 duimen  heeft,  om  aan  den  proefne- 1 
mer  gelegenheid  te  geven,  om  de  werking  der  ku-1 
pellen  onverhinderd,  zonder  eenïge  verkoeling  , bij  ee-'M 
nen  geflotenen  moffel  te  kunnen  waarnemen.  Voor 
aan  den  oven  bevestigt  men  ook  een  uitftekend  IJzer- 
blik, dat  met  de  grondvlakte  van  de  moffelopening  * 
volkomen  overeenkomt,  van  dezelfde  breedte  is  en 
ook  eene  zoodanige  lengte  heeft.  Op  eene  hoogte  tus- 
fchen  het  boven  (te  des  aschg;ats  en  het  benedenffe  der  j 
mof elopening  moeten  aan  de  voor-  en  achterzijde  1 
twee  gaten  zijn , die  dienen  moeten  , om  een  paar  ronde  i j 
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Liijzeren  (laven  van  ongeveer  ij  duim  door  te  laren, 
zalop  dewelke  de  moffel  geplaatst  wordt,  en  die  tevens 
■ den  dienst  van  eenen  rooster  waarnemen,  en  dus 
Ij  ook  bijna  op  de  breedte  van  den  moffel  van  elkan- 
Ider  verwijderd  zijn.  Er  wordt  nog  eene  opening  van 
I2  duimen,  eenige  duimen  boven  de  opening  van  den 
(moffel,  aangebragt,  waardoor  eenige  lucbtdroom  aan 
:de  branddof  wordt  toegelaten,  en  men  de  bij  toeval 
eenigzins  verdopte  kolen  door  middel  van  eenen  baak 
in  beweging  brengen  en  baren  vrijen  loop  herdeden 
kan.  Deze  ovens  worden  nu  nog  bovendien  met  ee- 
ne losfe  vierkante  kap  voorzien  van  8 duimen  hoog- 
te, die  eene  ronde  opening  van  8 duimen  bevat, 
waarop  naar  willekeur  eene  Ijzeren  pijp  kan  beves» 
tigd  worden  van  eenige  palmen  lengte,  om  bet  vuur 
te  verderken  , en  eene  meerdere  hitte  te  verkrijgen. 
Ik  heb  mij  bij  deze  foort  van  ovens  beter  bevonden, 
om  op  dezelve  eene  vierzijdige  kap  te  plaatfen  ter 
hoogte  van  1 6 duimen , die  met  eenen  breeden  rand 
over  het  hovende  gedeelte  des  ovens  heenvalt , en 
van  voren  met  eene  deur  voorzien  is , waardoor 
men,  zonder  bet  afnemen  der  kap,  zeer  gemakkelijk 
de  branddof  kan  inwerpen.  Op  deze  kap  fluit  naauw-» 
keurig  eene  Ijzeren  pijp  van  eenige  palmen  lengte 
en  10  a 12  duimen  breedte,  die  met  eene  fchuif 
voorzien  is,  waardoor  de  meerdere  of  mindere  trek- 
king van  den  oven  kan  bedwongen  en  gematigd  wor- 
den. Sommige,  die,  buiten  de  bovengenoemde  Ijze- 
ren daven , die  den  moffel  dragen  , nog  kleinere  Ijze- 
ren dwarsdaafjes  als  tot  eenen  rooster  fn  den  oven 
gebruiken,  hebben  veelal  op  de  hoogte  van  den  bo- 
venden rand  van  het  asehgat  een  los  uitdekend  raam 
van  zwaar  IJzerblik,  ter  breedte  ongeveer  van  4 dui- 
men, en  op  uitdekende  nagels  rustende  , op  dewel- 
ke voornoemde  rooster  bevestigd  wordt,  en  die  ook 
tevens  gefchikt  is  tot  onderdeuning  van  eene  door 
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velen  gebruikt  wordende  moffelplaat.  Ook  deze  los- 
fe  rooster , omdat  hij  eenige  duimen  beneden  de  Ijze- 
ren Raven  , die  den  moffel  dragen  , geplaatst  wordt , 
dient , om  aan  den  moffel  eene  meerdere  hitte  te  ge- 
ven, en  opdat  de  luchtftroom  , door  het  gloeijend  vuur 
verhit,  zich  als  zoodanig  cenen  weg  tot  den  moffel 
banen  kan.  Deze  meer  omflagtige  zauienftelling  fchijnt 
echter  niet  volRrekt  henoodigd,  daar,  door  de  tus- 
fchenruimten  van  de  beide  Ijzeren  Havenen  de  wanden 
van  den  oven,  genoegzame  gloeijende  kolen  door- 
zakken tot  op  den  bodem  van  den  oven , welke  ter 
aanhoudende  gloeijing  van  den  moffel  en  ter  verhit- 
ting van  den  luchtftroom  veelal  voldoende  bevonden  ! 
worden. 

Hoedanig  de-  Deze  alzoo  toebereide  ovens  moeten , en  om  de 

ze  Ijzeren  fn0edige  vernieling  van  het  Ijzer  te  beletten,  en  om 
Ovens  met  een  r 0 , 

gefchikt  leemde  warmte  zoo  veel  te  beter  in  zich  te  kunnen  be- 
te bekleeden.  houden , met  een  behoorlijk  leem  worden  voorzien. 

Te  dien  einde  worden  door  het  ligchaam  van  den 
oven  eenige  Ijzeren  haken  geklonken,  die,  van  bin- 
nen omgebogen,  ter  lengte  van  i§  tot  2 duimen  uit- 
fteken , en  in  verwijdering  van  6 a 7 duimen  van  el- 
kander geplaatst  zijn.  Deze  uitftekende  haken  wor- 
den dan  met  een  gefchikt  onfmeltbaar  mengfel,  ter 
dikte  van  3 a 4 duimen,  zoodanig  bekleed,  dat  zij 
daarin  geheel  verborgen , en  dus  voor  de  verbran- 
ding genoegzaam  befchermd  zijn.  Indien  men  in  den 
oven  eenen  kleinen  rooster  begeert,  moet  men,  vóór 
de  bekleeding  met  leem  , het  raam  in  den  oven  plaat- 
fen , en  op  hetzelve  de  kleine  vierkante,  bijna  1 J 
duim  dikke.  Raven  , op  eenen  afRand  van  2 duimen, 
zoodanig  fchikken , dat  de  fcherpe  hoeken  naar  bo- 
ven Raan,  om  het  doorvallen  van  de  asch  bevor- 
derlijk te  zijn.  Wij  zullen , over  de  moffels  fpreken- 
de,  gelegenheid  hebben,  om  over  de  Rof  dezer  be- 
kletdffls  te  fpreken , daar  hetzelfde  mengfel , hetgeen 

ter 
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ter  vervaardiging  van  die  werktuigen  gebruikt  wordt, 
ook  tot  dit  oogmerk  bijzonder  dienftig  is. 

Deze  oven  moet  nu  op  eenen  gewonen  platten  Hoe  den  Oven 
haard,  ter  hoogte  van  8 of  o palmen,  of  zoodanig repIaatlen,eQ 
geplaatst  worden,  dat  men  zonder  vele  moeite  m moffel tevoor* 
den  mofFel  zien  en  de  voorwerpen  , daarin  benoodigd , zien* 
op  zijn  gemak  plaatfen  kan.  De  nader  te  befchrij* 
ven  inolfel  wordt  door  de  bovenfte  opening  op  de 
bovengenoemde  Ijzeren  , door  den  oven  heengaande, 

(laven  bevestigd , zoodat  zijne  vuorlte  opening  vol- 
komen met  de  halvemaanswijze  voorde  opening  des 
ovens  overeenkomt,  en  'door  middel  van  eenig  leem 
met  den  oven  verbonden  wordt.  Anderen  plaatfen  nog , 
voor  en  aleer  de  mofFel  op  de  (laven  wordt  nederge- 
iaten , eene  foort  van  plat  langachtig  moffelblad  op 
voornoemde  (laven  tot  (leun  voor  den  mofFel , en  om 
deszelfs  bodem  eene  beflendige  hitte  te  geven ; hoewel 
veelal  dezelve,  door  de  meerdere  moeite,  die  er  dan 
gevorderd  wordt , om  den  mofFel  te  doen  gloeijen , 
en,  dezelve  te  veel  verhit  zijnde,  weder  te  verkoe- 
len, van  velen  als  onnoodig  wordt  weggelaten.  (*) 

De  brandftof,  die  gemeenlijk  tot  verhitting  van  De  brandi 
deze  ovens  gebezigd  wordt , is  goede  doorgebrande  zen  0ven. 
houtskool , die  in  eenen  kleinen  omtrek  veel  brand- 
ftof bevat,  en  door  hare  volkomene  verbranding  en 
weinige  nablijvende  asch  daartoe  bijzonder  gefchikt 
is.  Zij  heeft  ook  nog  dat  voorregt,  dat  zij  gemak- 
kelijk  zonder  vele  zorg  kan  worden  opgeborgen,  ter- 
wijl de  turfkolen , en  door  hare  meerdere  ligtheid, 
en  ook  door  hare  ligte  ontbrandbaarheid , in  dezen  min- 
der zijn  aan  te  bevelen.  De  fteenkoien  zijn  in  het 
algemeen  voor  het  gebruik  van  deze  ovens  minder 

aan- 

(* ' De  afbeelding  van  deze.i  oven  ziet  men  bij  Cra- 
mer,  Tab,  III,  fig.  i tot  4. 
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aanwendbaar , kunnen  echter  des  noods , in  vermenging 
met  eenige  turfkool , gebezigd  worden ; offchoon  de 
eerften,  door  de  achterlating  van  hare  flakachtigc 
asch,  eene  lastige  ineenfmelting  en  verdopping  des 
ovens  veroorzaken  kunnen. 

van  Omtrent  het  beduur  van  het  vuur  in  deze  ovens 

10  moeten  wij  hier  nog  eenige  herinnering  bijvoegen, 
daar  ook  van  de  juiste  aanwending  der  hitte  veelal 
de  goede  afloop  en  uitkomst  der  Esfaiproef  afhangen. 
Nadat  men  den  oven  behoorlijk  met  kolen  gevuld 
heeft,  verderkt  men  het  vuur  door  het  openen  van 
het  onderde  aschgat  en  het  fluiten  van  den  moffel , 
terwijl  tevens  door  het  opzetten  der  losfe  kap  en 
Ijzeren  pijp  het  vuur  aanzienlijk  verderkt  wordt. 
De  moffel  wordt  ook  meestal  nog  met  kolen  gevuld, 
die,  weldra  ontvlammende,  de  gloeijing  van denzelven 
aanmerkelijk  bevorderen.  Bij  eenen  lagen  tëarome- 
terdand,  vochtigen  dampkring,  of  ook,  wanneer  er 
in  den  omtrek  andere  brandende  vuren  zijn , die  den 
luchtdroom  van  den  oven  afleiden,  of  als  deze  lucht-, 
flroom  , door  inwerking  van  geopende  deuren  of  ven- 
flers,  eene  verkeerde  rigting  ontvangt,  gebeurt  het 
fomtijds,  dat  men  met  alle  mogelijke  vlijt  en  ijver 
deze  vereischte  hitte  niet  kan  erlangen  ; als  wanneer 
op  genoemde  omdandigheden  moet  gelet  worden,  en 
tevens  alle  middelen  tot  verderking  van  het  vuur 
moeren  worden  aangewend.  Wanneer  echter,  zoo 
als  ik  boven  heb  opgemerkt,  de  oven  vereenigd  wordt 
met  eene  genoegzaam  lange  pijp , die  in  eenen  wel 
trekkenden  fchoordeen  uitloopt , alsdan  gebeurt  het 
zelden , dat  men  dien  vereischten  graad  niet  berei- 
ken kan.  Om  den  oven  te  verkoelen , zijn  ook  ver- 
fehiilende  middelen  voorhanden.  Zoo  wordt  natuur- 
lijk de  hitte  minder,  als  men  geene  kolen  in  den 
moffel  plaatst  en  denzelven  geheel  opent;  als  men 
de  hovende  pijp  en  zelfs  de  geheele  hovende  losfe 

kap 
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kap  wegneemt;  ook  als  men  het  onderPe  aschgat 
en  het  ronde  gat  boven  den  moffel  fluit , kan  men 
den  oven  aanmerkelijk  en  vrij  fpoedig  doen  verkoe- 
len. Als  men  befpeurt,  dat  de  moffel  niet  gelijke- 
lijk verhit  is,  ontflaat  dit  veelal  door  eenige  ver- 
popping der  kolen  tusfehen  de  wanden  van  den  oven 
en  den  moffel , hetwelk  door  het  brengen  van  eenen 
haak  in  de  brandflof,  door  het  bóvénfte  ronde  gat, 
meestentijd  ban  worden  verholpen.  De  grootte  der 
kolen  moet  ook  geëvenredigd  zijn  naar  de  ruimte  der 
ovens ; noch  te  groot,  omdat  zij  alsdan , door  hare  over- 
tollige uitgebreidheid  en  weinige  punten  van  aanra- 
king, geene  genoegzame  kracht  van  hitte  zouden  ge-  * 
ven,  noch  te  klein,  om  geene  verpopping  te  ver- 
oorzaken, of  om  den  noodzakeÜjken  doortogt  der 
lucht  te  verhinderen.  De  hitte  van  den  oven  werkt 
ook  bepaalder  en  Perker  op  de  kupellen,  naar  mate  de 
moffels  kleiner  en  lager , dezelve  dunner  van  Pof 
en  derzelver  uitfnijdingen  grooter  zijn.  Offchoon 
ook  de  hitte  in  het  achterPe  gedeelte  van  den 
moffel  veelal  Perker,  dan  in  het  voorPe  gedeelte  van 
denzelven  is,  leert  echter  de  ondervinding,  dat  de 
vooraan  in  den  moffel  geplaatPe  proeven  eerder  af- 
loopen,  dan  die  eene  Perkere  hitte  achter  in  den  mof- 
fel onivarlgen;  uit  hoofde,  gelijk  wij  nader  zullen 
zien,  niet  alleen  tot  deze  bewerking  flechts  een  ze- 
ker graad  van  hitte  benoodigd  is , maar  ook  de  aan- 
raking van  de  Dampkringslucht  tot  verzuring  der  Me- 
talen geenszins  ontbeerd  kan  worden. 

De  befchrijving  van  eenen  grooteren  Oven,  die  van  Befchrijving 
16  tot  eo  Kupellen  kan  bevatten  , van  Peen  is  op- grooteren* 
getrokken , en  eene  eenigzins  andere  zamènPelliiig  Oven. 
heeft , wordt  ons  medegedeeld  door  den  beroemden 
Vauquelin.  Deze  oven  heeft  hoofdzakelijk  de- 
zelfde deelen,  als  de  zoo  even  befchrevene;  zijne 

hoog- 
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hoogte  is  met  de  losfe  kap  59  duimen  , en  dészelfs 
breedte  34  duimen,  terwijl  de  bovenfie  opening  ee-  j 
ne  breedte  van  18  duimen  heeft,  en  derzelver  wan- 
den gemeenlijk  op  eene  dikte  van  5 duimen  bere- 
kend worden.  Roven  in  de  losfe  kap  heeft  deze  oven 
ook  van  voren  eene  opening,  om  daardoor  de  ko-  \ 
len  in  denzelven  te  kunnen  werpen,  terwijl  voor  het 
overige  de  opening  voor  den  moffel  en  het  asehgat 
daarin  bijna  in  eene  gelijke  evenredigheid  als  bij  den 
eerden  oven  voorhanden  is.  De  moffel  rust  in  dezen 
opeenen  van  achteren  naar  binnen  uitftekenden  fteen  , 
die  met  het  ligchaam  des  ovens  verbonden  is,  ter- 
wijl ook  aan  deze  ovens  op  de  beide  zijden , op  de 
hoogte  van  het  asehgat,  togtgaten  voorhanden  zijn, 
die  naar  willekeur  kunnen  geopend  en  gefloten  wor- 
den. Dit  hovende  gedeelte  van  dezen  oven , ge- 
noegzaam met  den  boven  befchrevenen  overeenkomen- 
de, wordt  nu  nog  op  een  tweede,  afzonderlijk,  los, 
vierzijdig  gedeelte  geplaatst,  waarmede  het  naauw- 
keurigdoor  eene  keep  of  een’  rand  vereenigd  wordt , en 
welk  gedeelte  van  boven  eenen  aarden  rooster  draagt , 
die  vierkante  openingen  van  2J  duim  ter  doorla-  ■ 
ting  der  asch  bevat.  Van  onderen  aan  de  voorzij-  \ 
de  heeft  het  weder  eene  genoegzame  wijde  opening, 
om  de  lucht  toegang  te  verfchaffen,  en  waardoor  de 
asch  behoorlijk  kan  worden  weggenomen.  Zooda- 
nig een  oven  wordt  alsdan  behoorlijk  verflerkt  door 
middel  van  ijzeren  banden , die  om  de  hoeken , door 
middel  van  fchroeven,  het  geheel  bevestigen.  De  mof- 
fels, hiertoe  dienende , moeten  eene  breedte  hebben 
van  13  tot  14  duimen,  en  eene  hoogte  van  10  dui- 
men; deze  worden  van  boven  in  den  oven  ingebragt 
en  naauwkeurig  met  denzelven  verbonden.  De  ope- 
ning tuslchen  den  moffel  en  de  wanden  van  den  oven 
dient  van  6 duimen  zijn;  ook  deze  ovens  worden 

wel 
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wel  eens  van  IJzerblik  vervaardigd  , en , gelijk  de 
bovcngenoemden , met  een  leem  voorzien  en  ver- 
fterkt.  (*) 

Wanneer  men  echter  Hechts  weinige,  of  enkele  Befchryving 
proeven,  en  wel  met  alle  naauwkeurigheid , be- nercn^en1 
geert  in  het  werk  te  Hellen,  alsdan  zijn  zeer  kleinevan  Anfrye 
ovens,  zoowel  om  de  mindere  brandftof  en  de  meeren  Darcec* 
ichielijke  werking,  als  ook  om  het  beter  gezigt  en 
beduur  der  proef,  boven  de  grooten  te  verkiezen. 

In  dit  opzigt  hebben  de  Meeren  Anfrye  en  Darcet 
bijna  den  hoogden  trap  van  volkomenheid  bereikt, 
daar  in  geene  kleinere  denkbare  ruimte  en  voor  gee- 
ne  mindere  te  vooronderdellene  kosten  deze  bewer- 
king, dan  in  hunne  kleine  wel  ingerigte,  door  hen 
uitgevondene  Esfaiovens,  kan  plaats  hebben.  De  ge- 
daante en  zamendelling  van  dezen  oven  verfchillen 
weinig  van  den  zoo  even  genoemden.  Dezelve  beT. 

Haat  hoofdzakelijk  uit  3 Hukken,  eenen  koepel  en 
een  middelduk , hetgeen  tevens  de  ruimte  voor  het 
vuur  en  de  bewerking  uitmaakt,  terwijl  dit  alles  op 
de  aschruimte  geplaatst  is , die  als  het  ware  met  een 
tot  deun  voor  het  geheel  dient.  De  rooster  bedaat 
echter  niet  uit  ijzeren  daafjes  , maar  uit  een  aarden 
doorboord  middelduk.  Deze  oven  is  bovendien  zeer 
beknopt,  heeft  Hechts  met  de  losfe  kap  en  den  asch- 
haard  eene  hoogte  van  bijna  45  duimen , en  eene  breed- 
te van  18,4  duimen;  terwijl  hij  van  binnen  meer  eene 
langwerpig  ronde  holte  heeft,  die  echter  zoo  klein 
is,  dat  zij  met  3 oneen  tot  kleine  dukjes  gebragte 
houtskolen  reeds  geheel  gevuld  kan  worden,  waar- 
door dien  ten  gevolge , in  denzelven  eene  proef  voor 
de  geringe  kosten  van  1^  Cent,  volgens  hunne  be- 


re- 


(*)  M.  Viuqueiin,  Manuei  de  1’ Esfayeur.  Paris, 
1812,  p.  13. 
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Werking 
van  de  Lucht 
op  de  Kupel- 

lering. 


rekening,  zoude  kunnen  worden  bewerkftelligd.  Dc 
Heer  Blanc  te  Parijs  bemoeit  zich  met  de  vervaar- 
diging van  deze  ovens  en  derzelver  toeftel , die  in 
vele  opzigten  bijna  niets  te  wenfchen  meer  over  la- 
ten. In  liet  algemeen  moeten  echter  deze  ovens  op 
eene  emailleertafel , of  op  eenen  gewonen  fmitshaard 
geplaatst  worden , om  aldus , door  eenen  aanhouden- 
den luchtftroom  van  eenen  blaasbalg , de  bewerking 
en  verbranding  meer  zeker  te  maken;  offehoon  ook 
gemeenlijk  eene  ijzeren  pijp  van  eene  wijdte  van  7' 
duimen , en  eene  lengte  van  4 a 5 palmen , meest' 
al  voldoende  is,  om  eene  genoegzame  trekking, 
zonder  behulp  van  voornoemden  blaasbalg,  te  kun- 
nen bewerkftelligen.  (*) 

Daar  de  kupellering  niet  alleen  door  eenen  aange- 
bragten  aanmerkelijken  graad  van  hitte  wordt  tot  ftand 
gebragt , maar  ook  tevens  de  werking  der  Damp- 
kringslucht tot  deze  bewerking  allezins  benoodigd 
js , zoo  kwam  het  mij  niet  ongepast  voor , om  te 
onderzoeken , in  hoe  verre  hier  eene  gelijkelijk  aan- 
gebragte  ftroom  van  voornoemde  lucht,  of  nog  wel 
meer  bijzonder  van  deszelfs  meer  werkzaam  gedeelte , 
de  Zuurlloflucht,  zoude  dienflig  zijn  tot  verbetering 
of  befpoediging  van  dezelve ; rustende  ook  waar- 
fcbijnlijk  daarop  de  door  Sage  aangewende  manier, 
om  de  kupel  flechts  in  een  open  fornuis  met  ko- 
len onder  eenen  kleinen  moffel  te  plaatfen , en  de- 
zelve alsdan,  door  middel  van  eenen  gewonen  blaas- 
balg, 

(*)  De  befchrijving  en  afbeelding  van  dezen  kleinen  oven 
vindt  men  in  de  Annales  de  Chimie,  1813,  T.  LXXXVII, 
p.  153  , pl.  i , 2 en  3.  — Ook  bij  L.  ].  T h e n a r d , Traité 
de  Chimie,  T.  IV,  1B18,  vindt  men,  op  p.  286  en  pl.  VII, 
fig.  9 — ii , eene  befchrijving  van  dezen  kleinen  oven,  ter- 
wijl men  p.  284  en  pl.  4 — 7 eene  afbeelding  en  befchrijving 
vindt  van  eenen  grooceren  voiledigen  Franfchen  Esfaioven. 
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balg,  aan  eenen  aanhoudenden  luchtftroom  bloot  te 
ftellcn.  Ten  einde  nu  meer  bepaald  de  werking  de- 
zer luchten  op  de  kupellering  te  kunnen  bepalen , 
heb  ik  twee  wigtjes  Zilver  van  834  D.  met  ge- 
noegzaam Lood  op  twee  kupelleii  in  den  oven  doen 
drijven , en  daarna  op  de  eene  kupel  eenen  gelijken 
ftroom  van  Dampkringslucht  doen  aanbrengen , wan- 
neer weldra  de  werking  van  deze  proef  aanmerkelijk 
toenam,  de  rook  vermeerderde  en  de  proef  in  on- 
eindig minder’  tijd  afliep.  De  andere  proef  immers 
had  hiertoe  ongeveer  een  tijdsverloop  van  14  minuten 
benoodigd  gehad,  terwijl  deze  reeds  in  minder  dan 
5 minuten  van  al  zijn  Lood  bevrijd  was  geworden, 
liet  Zilver , hiertoe  genomen  , had  echter  door  den 
fterken  aanvoer  der  lucht  iets  verloren , en  toonde 
het  ware  gehalte  niet  aan;  welk  verfchil  eenigermate 
geëvenredigd  was  naar  den  meer  of  minder  fterken 
aangebragten  luchtftroom,  en  den  daarmede  overeen- 
komenden meer  of  minder  fnellen  afloop  der  proef. 
De  Zuil r ft ofl licht  intusfehen  , onmiddelijk  bij  eene  der- 
gelijke  proefneming  op  het  drijvend  Metaal  aange- 
voerd , overtrof  nogtans  allezins  de  werking  der 
Dampkringslucht.  Met  eenen  verblindenden  gloed , 
onder  ontwikkeling  van  zware  donkere  dampen  en 
rook,  liep  de  proef  af,  en  wel  in  het  verbazend 
kort  tijdsbeftek  van  minder  dan  2 minuten.  Aan- 
merkelijk verlies  had  hier  nogtans  bij  deze  fnelle 
werking  plaats  gehad,  daar  het  Zilver,  hiertoe  geno- 
men, van  834  D.  flechts  een  gehalte  van  480  D.  aan- 
wees , en  er  dus  354  D.  Zilver  bij  deze  proef  waren 
verloren  gegaan.  Uit  dit  onderzoek  blijkt  dus  allezins 
het  groot  vermogen  der  lucht  bij  de  kupellering,  en 
tevens  de  gemakkelijke  verzuurbaarheid , en  vervlug- 
tiging  van  het  Zilver,  welke  mogelijk  ook  nog  door 
zijne  meerdere  verdeeling  en  oplosfmg  in  het  Lood- 
bad  fchijnen  vermeerderd  te  worden. 


Een 
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Befchrijving  Een  der  voornaamHe  werktuigen  voor  den  Esfai- 

Van  den  Mof-  oven  js  de  Moffel,  waarvan  wij  dan  ook  nu  eene  na* 
fel  voor  den  , , r T ..  . 

Esfaioven.  dere  belcnnjving  dienen  te  geven.  Deze  werktuigen 
Rellen  in  het  algemeen  een  iets  afhellend  gewelf  voor,- 
waarvan  de  bodem  vlak  en  waterpas  is,  en  de  wan- 
den eerst  bijna  regthoekig  opklimmen , om , onder 
eene  kleine  bogt,  het  bovenffe  halfrond  daar  te  Hel- 
len; van  voren  zijn  zij  geheel  open,  en  men  geeft 
hun  ook  aan  de  zijden  eenige  kleine  fmalle  openin- 
gen  of  reten , waardoor  derzelver  gemeenfchap  met 
de  lucht  in  het  vuur  nog  meer  bevorderd  wordt; 
deze  reten  worden  echter  zoo  laag  geplaatst , dat 
door  de  daardoor  nedervallende  asch  de  in  dezelve 
geplaatfle  voorwerpen  geen’  hinder  ontvangen.  Men 
moet  de  hoogte  en  breedte  der  moffels  veelal  rege 
len  naar  de  gedaante  en  hoeveelheid  der  kupellen 
of  testen,  die  men  in  dezelve  verkiest  te  plaatfen; 
doch  zij  moeten  tevens  zoodanig  ingerigt  zijn , dat  de 
proefnemer  altijd  gemakkelijk  de  in  dezelve  ge- 
plaatfte  vaten , hetzij  zij  voor , hetzij  zij  achter  in 
dezelve  (laan , waarnemen  en  behandelen  kan.  Men 
neemt  voor  de  groptfle  Esfaiovens  gewoonlijk  eene 
breedte  van  14  duimen,  eene  lengte  van  20,  en  eenc 
hoogte  van  ir  duimen;  en  zoo  kan  men  vervolgens 
eenigermate  afdalen  tot  eenen  moffel,  die  flechts  twee 
kupellen' kan  bevatten;  terwijl  voor  de  groote  kn- 
pellen  of  testen  evenredig  grootere  gevormd  moe- 
ten worden. 

Onderfcheidene  aardfoorten  kunnen  nu  tot  daar- 


; 


Van  welke 


ftof  deze  Mof  Helling  van  deze  moffels  worden  aangewend , zoo 
digd  worden!* zy  ^ecllts  genoegzaam  vuurvast  zijn,  en  niet  te  fpoc- 
dig  in  de  hitte  fcheuren.  Gewone  Pottebakkers-  of 


Tigchelklei , ten  minste  zoo  als  zij  bij  ons  voor- 
komt, is  daartoe  niet  gefchikt;  zij  worden  door  bij- 
voeging van  gewoon  zand  wel  iets  verbeterd , maar 
kunnen  dan  nog  niet  genoegzaam  de  noodige  hitte 

ver- 
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wëfduren.  Wanneer  intusfchen  deze  Klei  met  matig 
fijn  gedampte  , zuivere  graauwe  Hesfifcbe  kroezen  , 

;in  eene  bijna  gelijke  evenredigheid , onder  bijvoeging 
van  eenig  water,  tot  een  deeg  gebragt  wordt,  dan 
kunnen  uit  dezelve  moffels  vervaardigd  worden,  die 
de  fterkfte  hitte  verduren  kunnen  en  ook  geene  fpoe- 
pige  fcheuring  ondergaan.  Bij  gebrek  van  dit  Kroes- 
poeder, heb  ik  mij  ook  wel  met  voordeel  van  ge- 
woon Tras -Cement  bediend,  dat  eenigzins  met  het 
genoemde  Kroespoeder  in  dit  opzigt  in  deugdzaam- 
heid overeenkomt,  doch  hetzelve  in  vuurbeftendig- 
heid  niet  fchijnt  te  overtreffen.  Fijn  gedampte  kei- 
fteenen , die  te  dien  einde  vooraf  in  het  vuur  ge- 
gloeid en  in  water  gebluscht  dienen  te  zijn,  kunnen 
ook  in  dezen  van  nut  zijn.  Wanneer  men  bij  de  bo- 
vengenoemde mengfels  nog  ^ gewoon  gebrand  Por- 
feleinpoeder  voegt,  verkrijgen  de  moffels  nog  eene 
meerdere  vastheid  en  hardheid , waardoor  zij  niet 
minder  aan  het  bedoelde  oogmerk  voldoen.  Ookwor- 
iden  deze  moffels  op  andere  plaatfen  veelal  van  eene 
zachtere  en  fijnere  aardfoort  gemaakt , wier  ligte 
ilmeltbaarheid  ook  waarfchijnlijk  door  zand  - of  kie- 
zelachtige deelen  zal  verbeterd  zijn. 

Eene  zoodanige  goede  gemengde  aardfoort  bereid  Hoedanig 
hebbende,  kan  men  daarvan,  of  over  een  los  ftuk ls 
ihout,  dezelve  met  de  handen  vormen,  of  nog  beter WOrden. 
met  behulp  van  een  buitenbekleèdfel , hetgeen  door 
aangebragte  fchroeven  het  deeg  meer  tegen  den  vorm 
aandringt,  de  noodige  moffels  vervaardigen.  Men 
rolt  te  dien  einde  het  deeg  op  eene  met  zand  be- 
ftrooide  tafel  tot  eene  plaat  van  J tot  J duim  uit, 
plaatst  daarop  den  houten  vorm  , en  overdekt , als  het 
ware , met  deze  plaat  den  geheelen  vorm  , wanneer 
alles  wel  en  gelijkelijk  aangedrukt  en  het  overtollige 
weggenomen  wordt.  Nadat  nu  alles  na  eenige  uren 
een  weinig  gedroogd  heeft , zoekt  men  den  vorm , 
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die  met  eencn  gefchikten  knop  voorzien  is,  er  uit 
te  trekken;  te  welken  einde  men  vooraf  den  vorm,- 
of  met  eenig  potlood,  droog  zand,  of  wel  met  ee- 
nig  vet  beftreken  , of  met  papier  omwonden  heeft, 
om  de  aankleving  voor  te  komen  en  de  affcheiding 
van  den  moffel  te  bevorderen.  Nadat  nu  deze  mof- 
fels winddroog  geworden  zijn , kunnen  zij  in  eenen 
oven  gebakken  worden,  of,  des  noods , in  den  Es- 
faioven  bij  een  langzaam  en  matig  vuur  gegloeid  en 
gehard  worden.  (*) 

Dit  deeg  is  Bovengemeld  deeg  is  nu  ook  bij  uitnemendheid  ge-  | 
tcr^bekfeed^qg frhikt , om  daarmede  de  Ijzeren  Esfaiovens  te  beklee* 
van  de  ijze-  den,  en  kan  ook  zelfs  tot  de  bouwftof  van  geheele 
vcns^enwt  ovens  worden  aangewend,  mits  deze  ovens  dan  be- 
bereiding  van  hoorlijk  met  ijzeren  banden  voorzien  en  verfterkt 
Dryffcherven.  worden.  De  Ijzeren  ovens  moeten  bij  de  bekleeding 
vooraf  goed  bevochtigd  worden,  opdat  het  mengfel 
zich  daarmede  allezins  vereenige,  en  dezelve  moeten 
niet  aan  eene  verhitting  of  gloeijing  blootgefteld  wor- 
den , dan  nadat  dit  hekleedfel  genoegzaam  van  alle 
vochtdeelen  bevrijd  is  geworden.  Alsdan  worden 
zij  langzaam  en  met  voorzigtigheid  gegloeid,  en  dan 
levert  het  hekleedfel  een  gelijk  hard  ligchaam  op, 
dat  bijna  niet  berst,  en  bij  een  aanhoudend  flerk  vuur 
cene  geringe  verglazing' ondergaat.  Ook  tot  de  Pro- 
beer- of  Drijffcherven  is  dit  mengfel  zeer  dienftig; 
deze  moeten  immers  dienen , om  voor  den  blaasbalg 
de  onedele  Metalen  van  het  Goud  en  Zilver  af  te 
fcheiden;  zoo  echter,  dat  niet  deze  onedele  Meta- 
len , gelijk  bij  de  kupellering  plaats  heeft , in  de 
poriën  van  deze  vaten  moeten  indringen , maar  Hechts 

door 

(*)  De  afbeelding  dezer  moffels  vindt  men  bij  C ram  er,  i 
Tab.  I,  fig.  13  en  14,  en  Tab.  II,  fig.  1 en  2.  — Thenard,  i 
pl.  VII,  fig. 6.  - Henrij,  Élémens  deChhnie.  1812.  PI.  VI,-  < 
hg.  52. 


boon  de  KÜPELLËRING. 


371 


door  middel  van  ecnen  zwarcn  hittegraad  worden 
vervlugtigd  en  afgezonderd.  Zij  moeten  dns  een 
zeer  fterk  vuur  kunnen  doorflaan  , en  zelfs  bet  door- 
dringend Loodglas  een  tijdlang  bij  zich  behouden 
kunnen.  Hare  gedaante  komt  eenigermate  met  de 
kupellen  en  testen  overeen , en  ook  tot  derzclver 
vervaardiging  bedient  men  zich  meestal  van  houten 
of  koperen  vormen. 

Na  de  befchouwing  van  deze  verfchillende  werk-^  .De 
tuigen  , kunnen  wij  thans  gefchikt  overgaan  tot  de  KupeUering6 
Kupellering  zelve , als  zijnde  eene  bewerking , die  zelve, 
niet  alleen  uit  haren  eigenen  aard  zeer  voortreffe- 
lijk , maar  ook  voor  den  onderzoeker  der  Metalen 
eene  volffrckte  behoefte  is.  Wij  zullen  immers  na- 
der ontwaren , dat , welke  andere  maatregelen  men 
in  het  verloop  van  eenige  eeuwen  ook  heeft  trachten 
daar  te  {tellen , om  het  onderzoek  der  edele  Metalen 
even  zeker  te  kunnen  bepalen,  als  deze,  men  zelfs, 
bij  deze  thans  zoo  ver  gevorderde  fcheikundige  ken- 
nis, niets  heeft  kunnen  uitvinden,  dat  in  zekerheid 
en  fpoed  deze  bewerking  overtreft.  Offchoon  nu 
wel  dezelve  aan  dien  kant  eene  zekerheid  en  veilig- 
heid aanbiedt,  zoo  als  van  geene  andere  te  ver- 
wachten is ; zoo  vereischt  zij  toch  altijd  eene  groote 
maat  van  voorzigtigheid  en  oefening,  om  eenen  vol- 
llrekt  zekeren  uitkomst  door  dezelve  te  verkrijgen. 

Men  neemt  daarom  ook  bovendien  gewoonlijk , tot 
bevestiging  van  de  rigtigheid  der  bewerking,  twee 
gelijke  proeven , als  wanneer  men  uit  de  gelijkheid 
Ivan  derzelver  uitkomsten  gemeenlijk  tot  de  echtheid 
van  dezelve  befluit. 

Er  wordt  nu  van  de  Zilveren  voorwerpen,  even  HoehetZil- 
als  bij  het  Goud,  door  middel  van  kapbeitels  , ft< e- KupeUering^f 
kers  , fchraapijzers  , vijlen  , fcharen  en  dergelijke , te  wegen  en 
iets  tot  de  te  nemene  proef  afgenomen , welke  ge-^nbehaR<*8w 
deelten , zoo  zij  reeds  geene  genoegzame  dunte  mog- 
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ten  hebben , door  uithamering  verder  tot  dien  Raat 
gebragt  worden,  dat  zij  met  de  ichaar  gemakte  lijk 
kunnen  behandeld  worden.  Al  te  fijne  deelen  moe- 
ten intiisichen  zoo  veel  mogelijk  vermijd  worden , 
omdat  dezelve  ligtelijk  eenig  verlies  veroorzaken ; 
ten  minste  vorderen  zij  een  dubbel  toevoorzigt. 
Wanneer  de  voorwerpen  zamengefteld  zijn,  moet 
men  zorgen,  om  van*  al  de  hoofddeelen  (waaraan 
meestal  bij  nieuwe  werken  languetten  of  verlengfels 
gelaten  worden , ) iets  af  te  nemen , en  tevens  te 
letten  , om  geene  gefoldeerde  of  met  andere  onzui- 
verheden overladene  gedeelten  te  nemen.  Wanneer 
nu  het  te  onderzoeken  Zilver  geene  bijzondere  fijn- 
heid heeft , b.  v.  hechts  tot  800  a 900  D.  opklimt, 
is  het  genoeg,  om  van  hetzelve  hechts  twee  enk&e 
halve  wigtjes , of  voor  ieder  halve  proef  500  D.  af 
te  wegen,  uit  hoofde  dit  minder  zuiver  Zilver,  eene 
grootere  hoeveelheid  Loods  ter  zuivering  benoodigd 
hebbende , de  kupel  te  veel  overladen , of  groo- 
tere kupellen  vorderen  zoude.  Wanneer  het  Zil- 
ver alsdan  met  het  gewigt  in  evenwigt  gebragt  is, 
worden  gewoonlijk  de  beide  IJkfchaaltjes  verwisfeld , 
om  daardoor  de  meerdere  zekerheid  van  het  gewo- 
genete  kunnen  bepalen.  Met  eene  korentang  wordt 
het  afgewogen  Zilver  in  een  daartoe  bij  voorraad 
gereed  gemaakt  allerdunst  omgekeerd  kegelswijs  zak- 
je van  Pletlood  gedaan,  en  alsdan  het  Zilver  daarin 
door  eenige  drukking  en  oprolling  bevestigd. 

Men  heeft  nu  inmiddels  reeds  den  oven  aange- 
ftookt,  en  eene  genoegzame  hoeveelheid  kupellen  in 
den  moffel  geplaatst,  opdat  deze  bij  het  langzaam 
ontbrandend  vuur  van  al  hunne  vochtdeelen  be- 
vrijd worden , en  tot  de  gloeijing  kunnen  overgaan  , 
terwijl  voor  het  overige  altijd  eene  genoegzame  hoe- 
veelheid van  kupellen  op  den  rand  van  den  oven  daar- 
toe worden  voorbereid  en  als  bij  de  hand  geplaatst. 

Dit 
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Dit  verlies  van  vochten , of  het  uitademen  der  ku- 
pellen  , is  eene  voldrekte  noodzakelijkheid , daar , voor- 
al bij  nieuws  gemaakte  kupellen , eene  te  fpoedige 
blootllelling  aan  de  hitte,  door  de  opgeflotene  wa* 
terdeelen  , eene.  fcheuring  van  dezelve  veroorzaakt, 
of  ook  wel , door  het  ontlasten  van  die  vochtdee- 
len,  gedurende  de  proefnemiog  eenig  verlies  van 
Metaaldeelen  kan  plaats  hebben.  Wanneer  nu  ein- 
delijk het  bepaald  aantal  van  proeven  is  afgewogen, 
en  de  kupellen  eene  genoegzame,  hitte  in  den  mof- 
fel verkregen  hebben , hetgeen  men  aan  de  roode 
eenigzins  witte  gloeijing  van  dezelve  bij  ondervin- 
ding genoegzaam  kennen  kan , alsdan  wordt  er  eene 
bepaalde  hoeveelheid  van  zuiver  Lood,  door  middel 
van  eene  tang,  op  de  omgekeerde  kupel  geplaatst. 

De  hoeveelheid  van  dit  Lood  dient  eenigzins  in.  pc  hoeveel, 
evenredigheid  te  zijn  met  de  hoeveelheid  van  de  joège^Lood 
vreemde  Metaaldeelen  , in  het  te  beproeven  Zilver  be-op  de  kupel. 
vat,  en  ook  moet  deze  hoeveelheid  in  verband  liaan 
met  de  hoegrootheid  van  de  te  gebruikene  kupel, 
daar  ook  deze  in  Haat  moet  zijn,  om  het  bijgevoegd 
Lood  geheel  te  kunnen  opnemen.  In  enkele  geval- 
len, waarin  men  eene  groote  hoeveelheid  Loods  be- 
noodigd  mogt  hebben,  kan  men,  bij  gebiek  aan  eene 
grootere  kupel,  de  gewone  kupel  op  eene  andere 
omgekeerde  plaatfen , ten  einde  dtze  de  overvloedige 
Looddeelen  opneme  en  opllurpe.  Men  kan  in  het 
algemeen  befluiten , dat  de  volgende  evenredigheid, 
als  zijnde  eenigzins  de  gemiddelde  en  beproefde  be- 
paling van  Cramer,  T i 1 1 e t , V a u q u e 1 i n en  an- 
deren , in  dezen  ge  voegelijk  gevolgd  kan  worden: 
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Gehalte  van  het 


Deelen  Lood. 


Zilver. 
980  . 

960  . 


4i 

6 

7 

> 8 


.> 


830  . 


10 

IZ 


750 

650 


• 14 

• 17 


500  . 4 • 

250  • • . 


De  Hr.  D a r c e t heeft  echter  met  bijzondere  naauw* 
keurigheid,  door  verfchillende proefnemingen,  de  hoe* 
veelheid  Loods  zoeken  aan  te  wijzen,  die  er  tot  het 
onderzoek  van  Zilver  van  verfchillende  gehalten  bij 
de  kupellering  benoodigd  zoude  zijn,  in  welk  geval 
hij  belangrijke  waarnemingen  heeft  mogen  opmerken , 
en  waarvan  dan  ook  de  uitkomst  eenigermate  van  de 
zoo  even  opgegevene  hoeveelheden  verfchilt.  Hij 
heeft,  namelijk,  gezien,  dat  het  Lood  niet,  gelijk  tot 
dien  tijd  het  algemeen  gewoon  denkbeeld  was,  regt- 
ftreeks  kan  opklimmen , in  evenredigheid  van  eene 
grootere  hoeveelheid  van  het  bij  het  Zilver  voorhanden 
zijnde  alooi ; maar  dat  bij  een  zuiverder  Zilver  even- 
redig eene  veel  grootere  hoeveelheid  Loods  benoo- 
digd is,  dan  bij  een  minder  zuiver  Zilver;  zoodat 
dit  van  Zilver  van  loco  D.  tot  500  D.  afklimt , in 
eene  evenredigheid  van  60  deelen  Lood  tot  32  voor 
de  deelen  Koper,  en  van  Zilver  van  5c o D.  tpt  zui- 
ver Koper  Hechts  afdaalt  van  32  tot  op  16.  Het- 
welk een  en  ander  uit  de  hier  bijgevoegde  tafel. meer 
iiaauvvkeurig  blijken  zal. 
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Gehalte  van 
het  Zilver 
jn  Duizend- 


Koper  bij  Hoevèel- 
het  Zilver  heid  bij 
voorhan-  te  voegen 


Betrekking 
tusfehen  het 
Lood  en  het 


ften. 

den. 

t 

Lood. 

Koper  van 
Zilver. 

1000 

• • • . 0,000 

• • • 

°j3  • 

• 0 

950 

. • . . 0,0^0 

• • • 

3»  • 

• 

C\ 

0 

— i 

900 

....  0,100 

• • • 

7>  • 

.70 

— i 

800 

• . • • 0,200 

• • • 

10,  . 

• 50 

— i 

7©o 

....  0,300 

• • • 

12,  . 

. 40 

— i 

600 

....  0,400 

• • • 

14,  . 

• 35 

— i 

500 

• . . . 0,500 

• • • 

16,  . 

• 32 

— i 

400 

....  0,600 

• • • 

16,  . 

. 26,7 

— i 

3°° 

• • . • 0,700 

• • • 

1 6,  • 

. 22,9 

— i 

200 

• . . . 0,800 

• • • 

16,  . 

. 20 

- i 

100 

. . . • 0,900 

• • • 

16,  . 

• 1758 

— i 

i 

. . . • 0,999 

• • • 

16,  . 

. 16,016—  i 

per. 

# • • 

16,  • 

• 16 

— 1. 

In  het  algemeen  is  het  in  twijfelachtige  gevallen  beter 
iets  meerder,  dan  iets  minder  Lood  te  nemen,  daar 
jbij  te  veel  genomen  Lood,  bij  eene  matige  hitte,  geen 
bijzonder  verlies  van  Zilver  plaats  heeft , en  bij  te 
i weinig  Lood  natuurlijk  de  bij  het  Zilver  gemengde 
onedele  Metalen  niet  worden  uitgetrokken , en  nog 
grootere  onzekerheid  veroorzaakt  wordt.  Zoo  zag  ik, 
[dat  Zilver  van  834  D. , met  4 wigtjes  Lood  behan- 
deld, eene  uitkomst  gaven  van  84 2 tot  846  D. , daar 
een  dergelijk  Zilver,  met  15  tot  20  wigtjes  Lood  be- 
handeld, fleclits  een  verlies  van  1 a 2 D.  geleden  had. 
Wanneer  bij  het  Zilver  geen  genoegzaam  Lood  ge- 
|voegd  is,  is  het  broodje  gewoonlijk  plat,  en  niet 
halfrond,  en  dan  zijn  ook  de  randen  meestal  fcherp 
en  ongelijk.  Daar 

(*)  Annales  de  Chimie  et  Phyfique,  par  Gay-Lusfac 
et  Ara  go.  1816,  T.  1,  p.  66.. 

Aa  4 


1 


376  ONDERZOEK  van  het  ZILVER 


Zuiverheid  Daar  de  ondervinding  tevens  leert , dat  er  bijna  ! 
zigenCLood.e *^een  ^ood  gevonden  wordt,  hetgeen  niet  eenige 
Zilverdeelen  in  zich  bevat,  zoo  moet  ook  op  des- 
zelfs  zuiverheid  te  dezen  aanzien  behoorlijk  gelet  | 
worden.  Om  hetzelve  dan  behoorlijk  te  beproeven , 
laat  men  eenige  wigtjes  van  het  te  gebruiken  Lood, 
zoo  veel  als  men  tot  eene  bepaalde  proef  benoodigd 
heeft,  op  eene  kupel  onder  den  moffel  afdrijven, 
als  wanneer  de  overblijvende  kleine  Zilverkoren  de 
hoeveelheid  Zilver  zal  aantoonen , die  in  het  Lood 
voorhanden  geweest  is.  Men  kan  nu  deze  Zilver- 
korentjes  van  het  Lood  bij  de  gewigten  voor  de  te  ! 
wegene  proef  doen,  als  wanneer  die  hoeveelheid  Zil- 
ver, die  in  het  Lood  voorhanden  is  geweest , van, 
het  eigenlijke  beproefde  Zilver  van  zelve  wordt  afge-  | 
getrokken ; of  het  gewigt  bekend  zijnde , kan  het 
ook,  zoo  het  van  eenige  beteekenis  mogt  zijn,  van 
de  proef  worden  afgerekend.  Het  is  nogtans  in  al- 
le gevallen  het  beste,  om  zoodanig  Lood  uit  te  kie-  j 
zen,  dat  geheel  geen  of  ten  minfte  zeer  weinig  Zil- 
ver in  zich  bevat.  Het  Lood  van  Villach  in  Ka- 
rinthien  wordt  in  het  algemeen  daartoe  als  het  ge- 
fchik  tfte  gehouden.  Men  dient  ook  tevens  te  zorgen, 
dat  het  Lood  geen  Tin  bevat,  hetwelk  genoegzaam 
wordt  aangeduid  door  het  graamvachtig  verzuurfel, 
hetgeen  dit  Lood  bij  de  afdrijving  alsdan  achterlaat. 

HetLooden  Nadat  nu  het  gehalte,  door  de  boven  reeds  op- 

Zilver  wnrdf genoemde  en  nog  nader  te  meldene  middelen,  reeds 
nu  op  de  ku-  . . . . . , . ,,  I 

pel  gebragc  eenigermate  bepaald  js  , zoo  wordt  het  voornoemd 

Lood  in  de  gloeijende  kupellen  door  middel  van  ee- 
ne tang  gebragt,  wanneer  hetzelve  niet  alleen  begint  I 
te  fmelten,  maar  zich  kort  daarop  ook  geheel  als 
ontdekt,  en  met  eene  zuivere  en  gloeijende  opper-  j 
vlakte  aan  het  drijven  komt.  Men  rekent  gewoon*  I 
lijk,  dat  de  hitte  van  den  molTeibodem,  op  het  oo-  j 
genbiik,  als  men  het  Lood  inde  kupel  plaatst , ten  I 

min-  I 

r 

. 

• ' . i 
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minde  240 , naar  den  Pyrometer  van  Wedgwood, 
dient  te  hebben,  wanneer  meestal  de  moffels  van  de 
roode  gloeijing  tot  de  witte  overgaan.  Als  nu  worde 
in  dit  drijvend  Lood  het  afgewogen  en  in  het  Plet- 
lood  gewonden  Zilver  op  dezelfde  wijze  als  het  Lood 
nedergelaten , waarin  het  fpoedig  verdwijnt,  en  kort 
daarna,  in  hetzelve  geheel  opgelost,  aan  de  wer- 
king van  het  vuur  wordt  blootgelleld. 

Nu  ontdekt  men  weldra  op  de  oppervlakte  van  het 
vloeijend  helder  Mctaalmengfel  hier  en  daar  meer  bij- 
zonder lichtende  punten,  die  over  de  geheele  op- 
pervlakte als  heenkruilen,  en  zich  als  in  den  on- 
derden rand  verliezen , waardoor  het  geheele  meng- 
fel  als  in  eene  gedurige  koking  en  beweging  fchijnt 
te  zijn ; terwijl  er  zich  tevens  een  aanhoudende  rook 
of  Metaaldamp  van  deszelfs  oppervlakte  kronkelen- 
de verheft,  en  eenen  uittogt  uit  den  moffel  zoekt. 
De  proef  verkleint  zich  nu  bij  het  aanhouden  der 
hitte,  en  krijgt  van  tijd  tot  tijd  eene  meer  ronde  ge- 
daante; de  lichtende  dippen  worden  duidelijker  en 
menigvuldiger  5 en  derzelver  beweging  wordt  van  tijd 
tot  fneller.  Op  de  geregelde  befturing  der  hitte  moet 
nu  naanwkeurig  acht  gegeven  worden , daar  van  de- 
zelve het.  wel  gelukken  der  proef  grootendeels  af- 
hangt. In  het  algemeen  dient  men  in  het  begin  ee« 
nige  derkere  hitte  te  geven,  dan  op  het  einde  der 
bewerking,  omdat  en  de  hoeveelheid  van  het  meng- 
fel  grooter  is,  en  het  Zilver  tevens,  als  in  het  Lood 
bedolven , minder  van  de  hevige  werking  van  het 
vuur  te  lijden  heeft;  terwijl  bij  het  eindigen  der  be- 
werking het  Zilver  veelal  niet  alleen  door  den  te 
grooten  graad  van  hitte  eenigzins  verdampt,  of  op- 
gelieven  wordt,  maar  ook,  bij  de  daarop  te  fchielijk. 
gevolgde  verkoeling,  veelal  eene  verfpatting  van  klei- 
ne deeltjes  ondergaat,  waardoor  in  beide  gevallen  de 
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echtheid  van  de  proef  dikwijls  twijfelachtig  gemaakt 
wordt. 

Onderzoek  Dit  iaatfle  fpatten  wordt  in  het  aleemeen  gerekend 

van  her  ^at-  r b ö 

ten  der  Zilver. te  ontltaan , doordien  het  geheel  vloeibaar  gloeijend 

broodjes.  Zilverbroodje  van  buiten  door  de  koude  lacht  fpoe- 
dig  Rolt  en  daarop  als  inkrimpt,  zoodat  daardoor  het 
in  zich  bevatte  nog  vloeibaar  gedeelte  als  wordt  uit- 
geperst. Hierdoor  worden  dan  niet  alleen  kleine  rots- 
achtige verhevenheden  op  de  oppervlakte  van  het 
broodje  geboren,  maar  ook  tevens  gewoonlijk  klei- 
ne bijna  onzigtbare  deeltjes  verwijderd  en  afgezon- 
derd , hetgeen  ten  nadeele  van  de  proef  allezins 
moet  uïtloopen.  De  latere  boven  aangehaalde  proef- 
nemingen van  de  Heereu  Lucas  en  Chevillot 
geven  ons  echter  alle  regt,  om  te  vermoeden,  dat 
deze  fpatting  van  het  Zilver  meer  van  eene  bijzon- 
dere opllurping  der  Ziiurftof  haren  oorfprong  ont- 
leent, daar  het  anders  moeijeiijk  te  verklaren  is, 
waarom  het  vloeibaar  Goud  niet  aan  eene  even  ge- 
lijke fpatiing  onderhevig  is.  Zoude  ook  mogelijk  die 
ondervinding  van  ons  daarmede  niet  overeenftemmen , 
dat,  wanneer  men  de  nog  niet  genoegzaam  verkoelde 
proeven  uit  eenen  grooten  moffel  te  fpoedig  uitneemt , 
inen  dit  fpatten  eenigermate  kan  voorkomen , door 
de  kupel  met  een  gloeijend  kooltje  uit  den  oven  te 
bedekken,  welke  niet  alleen  de  fpoedige  verkoeling 
der  buitenlucht  verhinderen , maar  ook  de  wegne- 
ming dezer  Zuurftoflucht  bevorderen  zal. 

Eenige  be-  Men  kan  het  algemeen  bij  het  bewerken  van 
meldingen  o*  Zilver  van  lagere  gehalten  eene  iets  fterkere  hitte, 
van  hitte  bi/dc  ^an  die  van  hoogere  gehalten  nemen.  Eene  al 
kup^iering.  te  groote  hitte  bevordert  intusfchen  de  befpoediging 
der  kiipellering  niet , daar  dan  tevens  door  de  al  re 
verdunde  lucht  het  Metaal  aan  derzelver  invloed  niet 
genoegzaam  wordt  blootgefteld , terwijl  ook  door  de- 

zei- 
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zelve  de  bovengenoemde  verdamping  en  fpatting  meer 
plaats  hebben,  en  ook  het  Loodglas  alsdan  iets  van 
het  Zilver  in  de  kupel  kan  medenemen;  alle  welke 
om  Handigheden  voor  de  goede  uitkomst  der  proef 
zeer  nadeelig  moeten  zijn.  De  gemiddelde  hitte,  die 
men  rekent  benoodigd  te  zijn  tot  het  behoorlijk  af- 
loopen  der  proef,  wordt  gemeenlijk  gehouden  op  350 
graden,  naar  den  Thermometer  van  Wedgwood, 
bij  welken  graad  het  Zilver  nog  niet  voor  verving- 
tiging  fchijnt  vatbaar  te  zijn , en  het  Lood  genoeg- 
zaam onder  toetreding  van  den  Dampkring  verzuren 
of  verglazen  kan.  Aan  den  anderen  kant  veroor- 
zaakt ook  eene  te  weinige  hitte  weldra  eene  fdolling 
van  het  Metaal  en  eene  geheele  verwarring  in  do 
bewerking,  die  fomtijds,  doch  gebrekkig,  door  het 
bijvoegen  van  eenig  nieuw  Lood,  en  het  vermeer- 
deren der  hitte , kunnen  worden  herfteld  en  weggeno- 
men. De  hitte  nogtans  van  den  moffel  is  zeer  verfchil- 
lende , hetzij  dezelve  naar  het  voorde , of  achterlle 
gedeelte  van  denzelven  berekend  wordt.  Zoo  meldt 
Chaudet,  dat  hij  bij  de  kupellering  van  de  Zil- 
verproeven  met  Bismuth  de  hitte  van  den  oven 
zoodanig  had  ingerigt,  dat  de  moffel  van  voren  ee- 
nen  hittegraad  van  8°,  in  het  midden  van  i^Q  en 
in  het  achterfte  gedeelte  van  21%  naar  den  Pyrome- 
ter van  Wedgood,  aantoonde;  daar  het  nogtans 
van  zelf  fpreekt , dat  deze  hitte  bij  de  kupellering 
met  Lood  veel  aanzienlijker  zijn  moet.  (*)  Ook 
fchijnt  men  gebruik  te  kunnen  maken  van  Photoscoop 
van  Lam  pad i us  , zijnde  eene  holle  buis,  die  met 
zoo  vele  half  döörfc  fijnen  de  ichijve  i van  hoorn  of 
glas  wordt  aangevuld,  tot  dat  het  voorwerp  onzigt- 

baar 
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baar  is,  om  daarmede  door  de  graden  des  lichts  de 
meerdere  of  mindere  hitte  der  moffels  aan  te  toonen.  7- 
Zoo  immers  bepaalde  hij  het  licht  van  het  werken- 
de Lood  op  den  drijfhaard  op  33%  van  ccnen  koelen 
Esfaioven  op  34°,  middelbaren  38°  en  van  eenen  hee- 
ten  op  420;  terwijl  hij  onder  anderen  het  licht  van 
de  heldere  Zon  op  den  middag  op  80%  en  dat  derl 
Maan  op  30°  tot  37°  berekende.  C*) 

Wanneer  bij  De  juiste  hitte  meent  men  in  het  algemeen  dan  plaats 
rin  ^de^Iusre te  hebben , als  men  het  in  de  Kupellen  ingeflokteLood- 
Graad  van  hit-  glas  van  buiten  met  eenen  eenigzins  donkeren  niet  al  te 
te  plaats  heeft.  2vvarten  ran(j  fcan  waarnemen,  en  de  Metaaldamp 
kronkelende  zich  met  matige  fnelheid  tot  aan  het 
gewelf  des  moffels  verheft  en  verder  ontvliedt; 
daar,  wanneer  de  kupellen  bijna  geheel  witgloeijende 
en  als  gelijkkleurig  fchijnen,  de  damp  zich  met  geweld 
verheft  en  met  drift  wordt  vourtdreven,  of  zelfs 
door  de  Kerke  gloeijing  niet  zigtbaar  is , de  hitte  alle- 
zins  te  Kerk  gehouden  moet  worden.  Wanneer  de  ku- 
pellen eenen  donkeren  zwarten  rand  vertoonen , op 
de  randen  kleine  gele  blaadjes  van  Loodverzuurfel 
zigtbaar  worden,  het  Metaal  geheel  plat  is,  en  het- 
zelve als  met  een  dun  glasachtig  huidje  overtrokken 
is,  en  de  damp  weder  als  uit  zijne  eigene  zwaarte 
naar  den  bodem  van  den  moffel  nedervalt,  kan  de 
hitte  te  flaauw  gezegd  worden.  Veelal  wordt  ook 
te  dien  einde  genoegzame  ruimte  in  den  moffel  gela- 
ten , om , bij  eene  ai  te  Kerke  hitte , vooral  op  het 
einde  van  de  proef,  de  kupellen  een  weinig  naar  vo- 
ren te  kunnen  fchuiven , daar  men  in  eenen  oven  met 
meerdere  kupellen  veelal  den  oven , na  het  einde 
der  bewerking,  eenigzins  laat  verflaauwen  en  ver- 
koelen. Wan- 

(*)  Journal  für  Chemie  und  Phyfik,  von  Dr.  J.  C.  S. 
Schweigger,  1814.  B.  X,  1 heft. 
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Wanneer  nu  al  deze  verfchijntelen  behoorlijk  zijn  Het  blikken 
waargenomen,  en  de  juiste  hitte  is  aangewend,  danen  AflooPcn 
zal  men  eindelijk,  bij  het  einde  der  bewerking,  eej1tkr'prüeven' 
zoogenaamd  Blikken  of  Blikfemen  der  proef  bemer- 
ken , welke  plaats  heeft  bij  de  affeheiding  der  aller- 
laatde  Dooddeden , en  bij  iedere  wel  afgeloopene 
proef  moet  zigtbaar  geweest  zijn.  De  lichtende,  ron- 
de , fnel  ronddraaijende  flippen  worden  als  in  éen 
ioogenblik  opgelost  in  breede,  alle  kleuren  des  re- 
genboogs  doorloopende,  banden,  die  zich  in  alle 
rigtingen  over  de  geheele  oppervlakte  van  het  broodje 
eensklaps  als  verfprekieii , en  , door  de  fnelheid  van 
hunne  kruifingen , eene  bijna  blikfemende  flikkering 
veroorzaken.  Deze  kleuren  ontdaan  uit  de  ftraalbre- 
king  van  het  licht,  gaande  door  het  laatltc  dunne 
huidje  van  het  Loodglas  , wanneer terdond  daaropalle 
werking  der  proef  ophoudt.  Het  broodje  krijgt  nu  ee- 
ne meerdere  vastheid  en  een  wit-mat  aanfehijn , dat 
terdond,  even  als  of  er  eene  wolk  of  gordijn  van 
weggenomen  Werd,  in  eenen  helderen  glans  over- 
gaat. Men  laat  als  nu  nog  eenige  oogenblikken  de 
kupellen  onder  den  moffel  daan , tot  dat.  men  be- 
merkt, dat  het  Zilver  gedold  is,  wanneer  men  de- 
zelve een  weinig  naar  voren  brengt,  om  ze  er  ein- 
delijk geheel  uit  te  kunnen  nemen. 

De  teekens , waaruit  men  eenigermate  beduiten  De  Teekens 
kan,  dat  de  proef  wel  i$  afgeloopen,  en  de  broodjes™”  ecne  ™cl 
genoegzaam  zuiver  zijn , zijn  de  volgende : zij  die-  proef.  1 
nen  goed  halfrond  te  zijn , — geheel  wit  en  glanzend 
op  hunne  oppervlakte , — van  onderen  als  met  eene 
menigte  kleine  holle  gaatjes  voorzien , bijna  als  ge* 
kristallizeerd  , en  eenigzins  wit-mat,—  zij  moeten  ook 
gemakkelijk  bij  de  verkoeling  van  den  bodem  der  ku- 
pel  kunnen  worden  afgenomen.  Wanneer  zij,  inte- 
gendeel , niet  wel  zijn  afgeloopen , zijn  zij  meer  hel- 
der, tinachlig  en  fpiegelglad;  zij  laten  zich  dan  niet 
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zoo  gemakkelijk  van  de  kupel  fcheiden , en  laten 
gewoonlijk  op  de  kupel  nog  cenige  kleine  bewijzen 
van  eenig  niet  opgeflurpt  Loodverzuurfel  achter. 

Uit  de  kleur  der  bewerkte  kupellen , kan  men 
eenigzins  beduiten  tot  de  in  het  Zilver  bevat  geweest 
zijnde  vreemde  Metalen,  als  wordende  dc  kupellen! 
eenigzins  donker  groenachtig  grijs  door  het  Koper 
gekleurd , en  blijvende  zij  alleen  donker  geel  van  het 
bijgevoegd  Lood,  of  Bismuth.  Het  Ijzer  geeft  meest- 
al eene  zwarte  vlak,  — het  Tin  wordt  veranderd  in 
eene  grijze  flof  en  de  Zink  in  een  graauwachtig  ver- 
zuur fel  , zoo,  namelijk,  deze  Metalen  in  eene  eenig- 
zins aanzienlijke  hoeveelheid  bij  het  Zilver  voorhan- 
den zijn  geweest.  — De  Heer  C ha  11  de t heeft  ook 
gebruik  gemaakt  van  deze  verandering  der  kleuren! 
bij  de  kupellen , als  mede  van  de  onderfcheidene  ver-  ] 
fchijnfelen  , die  de  verfchillende  Metalen  en  Metaal-  1 
mengfels  bij  de  blootllelling  aan  de  hitte  van  den  mof- 
fel  op  eene  kupel  opleveren,  om  tot  derzelver  aard 
en  zatnenftelling  te  befluiten,  en  heeft  zich  dus  van 
deze  bewerking  als  een  Hcrkenmiddel  voor  de  Meta- 
len bediend.  (*)  Tot  deze  voornoemde  proeven  \ 
heb  ik  mogen  opmerken , dat  de  boven  befchrevene 
vaste  kupellen  van  met  Phosphorzuur  oververzadig- 
de beenasch  bij  uitflek  dienftig  zijn  en  alle  aanbe- 
veling verdienen. 

Het  gehalte  van  het  Zilver  wordt  nu  ten  laatfte  gc- 
makkelijk  aangewezen , door  eerst  de  beide  gelijkfoor- 
tige  broodjes  tegen  elkander  te  vergelijken,  of  zij  ge- 
lijk in  gewigt  zijn  , terwijl  zij , wanneer  dit  plaats 
heeft.  Hechts  met  het  gewoon  Esfaigewigt  gewogen 
worden.  Heeft  men  nu  twee  proeven,  ieder  van 

één 

(*)  Anoaïefc  de  Chimie  et  Phyfique,  par  G ay  - L u s fa  c ■ 
et  Ara  go,  1 8 i y * T.  XII  p.  342. 
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één  wiglje , genomen  , dan  trekt  men  natuurlijk  de 
helft  van  het  gewigt  af  5 terwijl  bij  de  beide  proe- 
ven van  een  half  wigtje  dit  onnoodig  is,  en  het  ge- 
zamenlijk gewigt  onmiddelijk  het  gehalte  van  het  be- 
proefde Zilver  aantoont — Bij  de  nadere  befchouwing 
van  deze  bewerking  vallen  nu  genoegzame  redenen 
in  het  oog,  waarom  een  en  hetzelfde  Zilver,  bij  ver- 
schillende proefnemingen , niet  altijd  volftrekt  gelijk 
bevonden  wordt,  als  kunnende  de  navolgende  om- 
ilandigheden  daartoe  op  onderfcheiJene  wijzen  aanlei- 
iding  geven.  Zoo  kan  immers  het  kleinfte  gebrek 
van  de  balans,  of  eene  geringe  onevenredigheid  van 
ihet  Esfaigewigt,  reeds  een  aanmerkelijk  verfchil  op 
de  proef  veroorzaken.  Het  te  onderzoeken  Zilver 
kan  fomtijds  niet  behoorlijk  ondereengefmoltcn  ge- 
weest zijn , — het  bijgevoegd  Lood  kan  ook  eene  on- 
gelijke hoeveelheid  Zilver  bezeten  hebben , en  zelfs 
de  ongelijke  hoeveelheid  van  het  bijgevoegd  Lood  kan 
ook  in  dezen  eenig  verfchil  uitmaken , — de  onge- 
Jijke  hitte , die  tot  de  bewerking  benoodigd  cn  zeer 
moeijelijk  is,  om  in  den  volftrektften  zin  altijd  gelijk 
te  hebben , maakt  ook  vele  bezwaren , — fomtijds 
kan  ook  het  Zilver  van  de  eene  kupel  in  de  andere 
overfpatten,  en  eene  onregelmatigheid  in  de  proef 
veroorzaken,  — ook  gebeurt  bet  wel  eens,  dat  klei- 
ne onzigtbare  Zilverkorreltjes  zich  op  den  rand  van 
de  kupel  vastzetten , en  niet  door  het  algemeene 
Loodbad  worden  ingeflokt,  daar  bovendien  altijd  ec- 
nig  Zilver,  ten  minste  één  D.,  door  de  kupel  wordt 
opgeflurpt,  hetgeen  naar  den  meer  of  minderen  dig- 
ten  zamenhang  der  kupellen  ook  weder  verfchillen  kan. 
Ai  deze  omftandigheden  zijn  dus  zoo  vele  redenen , 
die  duidelijk  doen  zien  de  groote  mate  van  aandacht, 
die  bij  het  doen  dezer  bewerking  gevorderd  wordt , 
en  die  ook  tevens  overtuigen , hoe  billijk  met  al 
die  aandacht  nogtans  fomtijds  eenig  verfchil  in  de 
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uitfpraak  bij  hetzelfde  Zilver  kan  mogelijk  zijn.  In  het 
algemeen  houdt  men  intusfchen  het  Zilver,  hetgeen 
door  de  kupel  mogt  opgenomen  zijn , gelijk  met  het  wei-  \ 
nige  Zilver , hetgeen  in  het  gewoon  Lood  mogt  voor- 
handen geweest  zijn  , welk  Zilver  daaruit , door  be-  i 
handeling  van  de  tot  poeder  gebragte , en  met  Kool-  jj 
Roffige  en  Loogzoutige  ftoffen  in  het  vuur  bij  gc-  1 
flotene  vaten  behandelde  kupellen , en  door  vu-  , 
dere  afdrijving  van  den  Metaalkoning,  kan  verzameld 
worden.  Wenfchelijk  is  het  dus  allezins , dat  de 
nieuwere  Scheikunde  zich  nog  verder  moge  beijve- 
ren , om  eene , zoo  mogelijk , nog  volmaaktere  fchei- 
kundige  ontleding  der  edele  Metalen  daar  te  Rellen , 
die  aan  eenen  minderen  zamenloup  van  omRandig- 
heden  mogt  zijn  blootgeReld , en  ten  minRe  eene 
volkomen  zekere  uitkomst  geven  zoude. 

Gebruik  van  Offchoon  nu  wel  is  waar  het  Lood  bij  uitne- 
Bismuth,  in  mendheid  gefchikt  is  tot  het  zuiveren  van  het  Zil-  j 
Looj/bij  te ver 9 200  hebben  fommige  ook  het  Bismuth  daartoe 
kupellering.  als  niet  minder  nuttig  voorgeReld.  Dit  Bismuth  im- 
mers, offchoon  iets  kostbaarder  dan  het  Lood,  heeft 
ook,  door  zijne  ligtvloeijeude  en  verglaasbare  eigtn- 
fchappcn , bijzondere  gefchiktheid  , om  de  onedele  Me-  £ 
talen  tot  zich  te  nemen , te  verzuren  en  van  de  ede- 
le af  te  zonderen.  — De  Hr.  Chaudet  heeft,  on- 
der verfchillende  Scheikundigen , de  meest  bepaalde  J 
proeven  omtrent  dit  onderwerp  genomen , waarvan  1 
het  volgende  als  het  hoofdzakelijke  is  aan  te  mer- 
ken. Hij  vond,  in  de  eerRe  plaats,  veel  moeijelijk- 
heid,  om  een  van  Zilver  geheel  of  genoegzaam  be- 
vrijd Bismuth  te  verkrijgen.  Het  Bismuth  bezat  bui- 
tendien gemeenlijk  vele  Zwavel- en  Arfenikdeelen , 
hetgeen  daarvan  niet  gefchikt,  dan  door  afdrijving 
op.kupellcn  , en  herRelling  van  deze  kupellen , door  | 
bijvoeging  van  zwarten  vloed , bevrijd  konde  wor- 
den. Hij  bevond  bovendien , dat  intusfchen  dit  ge-  I 

zui- 
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fcuiverd  Bismuth  nog  gecne  voldoende  proeven  gaf* 
doch  dat  daartoe  afzonderlijke,  meer  fijne  en  ineen* 
geperste , minder  poreufe  kupellen  benoodigd  wa* 
ren  , om  de  proeven  evenredig  met  die  van  het  ge- 
wone Lood  te  doen  afloopen.  Voor  de  Goudproe- 
ven  bevond  hij  echter,  dat  deze  voorzorg  omtrent 
de  kupeilen  minder  benoodigd  was , en  deze  meer* 
dere  indringbaarheid  in  dezelve,  door  middel  van  dit 
Bismiïth  , niet  zoo  zeer  te  vreezen  was.  Ook  merk- 
te hij  op , dat  men  zich  van  dit  Metaal  in  geringe- 
re hoeveelheid  bij  de  kupcllcring  bedienen  moet,  dan 
van  het  Lood  , en  wel  in  eene  evenredigheid  van  3 tot 
7,  hetwelk  hij  aan  eene  evenredige  grootere  opflur- 
ping  van  de  Zuurftof  door  het  Bismuth , dan  die  door 
het  Lood , toefchrijft.  De  hoeveelheden  van  bij  te  voe- 
gen Bismuth  worden  door  Chaudet  opgegeven  .als 
volgt:  voor  1 wigtje  Zilver  van  1000  D.  T35  wigtjes  — 
van  950  D.  2 — van  900  D.  3 — van  800  D.  6 — 
van  700  D.  8 — van  600  D.  10  — van  500  tot  100 
D.  12  en  voor  zuiver  Koper  8 wigtjes  Bismuth.  De 
verandering,  die  hij  in  de  verfchijnfels  bij  de  kupel* 
lering  door  het  Bismuth  heeft  waargenomen , komen 
kortelijk  hierop  neder.  Het  Metaal  was  niet  zoorond- 
vloeijende  — de  lichtende  punten  waren  minder  — < 
de  beweging  der  vloeijende  ftof  was  niet  zoo  fnel  — 
het  blikfemen  duidelijker,  doch  werd  niet  zoo  fpoe- 
dig  voortgebragt.  De  broodjes  waren  ook  meestal  min- 
der rond  , minder  gekristallizeerd  en  meer  aan  de  kupel- 
len gehecht,  doch  gewoonlijk  minder fpattende ; de  be- 
werking kon  meestal  bij  eenen  geringeren  warmtegraad 
gefchieden , en  de  kupellen  werden  van  dezelve  bijna 
zwart  gekleurd.  (*)  — De  Hr.  Chaudet  befluic 

ech- 

(♦)  Annales  de  Chimie  et  Phyfique , par  Gay-  Lusfac 
et  Arago,  1818.  T.  VIII,  pag.  113»  etc, 
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echter  niet , dat  deze  kupellering  met  Bismutli  veel 
voorkeur  boven  die  met  het  Lood  verdient;  en  wan- 
neer men  in  het  oog  houdt  de  meerdere  kostbaar- 
heid van  dit  Metaal,  de  minder  voorkomende  zuiver- 
heid van  hetzelve,  en  de  moeijëlijker  bereidng  vau 
de  daartoe  benoodigde  kupeilen,  kan  ik  ook  niet  in- 
zien, dat  het  Bismuth  voor  als  nog  boven  het  gewone 
Lood  in  deze  bewerking  te  verkiezen  zij.  Ik  kan 
echter  niet  nalaten  hier  bij  te  voegen,  dat  ik  uit  eeni- 
ge  in  het  werk  gefielde  proefnemingen  meene  te  mo- 
gen befluiten , dat  waarfchijnlijk  een  mengfel  van  Lood 
en  Bismuth , door  hunne  meerdere  vloeibaarheid  en 
verzuurbaarheid , eenige  verdiensten  boven  het  gebruik 
van  deze  Metalen  ieder  afzonderlijk , hebben  kan.  — 
Drie  wigtjes  gewoon  Bismuth,  immers,  gaven,  met 
Zilver  van  834  D.  in  gewone  kupeilen  geësfaijeerd , 
eene  uitkomst  van  826  D. , en  dus  een  verlies  van  8 D. 
te  kennen;  i|  wigrje  Bismuth  met  3 wigtjes  Lood 
hadden  eene  fchoone  en  fpoedige  werking  en  flcchts 
een  verlies  van  3 D.,  of  gaven  een  Zilver  van  831  D.  ;\* 
terwijl  nogtans  het  gewoon  Bismuth  , aangewend  op 
de  boven  befchrevene  kupeilen,  die  met  Pbosphor- 
zuur  oververzadigd  waren  , veel  minder  verlies  aan- 
toonde, en  voornoemd  Zilver  op  832  en  833  D. 
aangaf. 

§ ö.  Onderzoek  van  het  Platina- houdend  Zilver 
op  het  Gehalte . 

Daar  het  Zilver  fomtijds , even  als  het  Goud,  met 
'Platina  verbonden  wordt  aangetroffen,  zoo  moet  men 
ook  in  (laat  zijn,  om,  door  middel  van  het  Esfai,  des- 
zelfs  evenredigheid  te  kunnen  aantoonen.  Opzettelijk 
heeft  nogtans  deze  vereeniging  zeldzaam  plaats,  om- 
dat de  Platina  het  Zilver  in  waarde  vrij  nabij  komt,  zoo 
niet  overtreft , en  er  bovendien  nog  eene  verbazende 

rnoti- 
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moeite  gevorderd  wordt,  om  deze  vereeniging  daar 
te  (lellen.  De  Platina,  onder  het  Zilver  gemengd, 
geeft  weinig  verfcbil  in  de  verfchijnfelen  der  kupel- 
lering , offchoou  tot  50  D.  de  regenboogskleuren  bij 
die  bewerking  eenigzins  minder  levendig,  dan  bij  de 
Zilvtrproef,  zijn;  boven  100  D.  neemt  men  geen 
blikken  meer  waar,  en  hoe  klein  ook  het  Platinage- 
deelte  is,  dat  er  mede  vermengd  is,  nooit  is  dit  laat- 
fte  verfchiinfel  zoo  volkomen.  Bovendien  is  hier  bij- 

( zonder  in  het  oog  loopend  de  gekrisiallizeerde,  mat- 
te, iets  naar  het  gele  hellende,  gedaante  der  brood- 
I jes.  Wanneer  er  tot  250  D.  Platina  in  het  Zilver  voor- 
I handen  is , wordt  de  proef  reeds , voor  en  aleer  al 
■ het  Lood  is  afgedreven,  geheel  plat;  de  oppervlak- 

Ite  der  broodjes  wordt  geheel  ruw  en  kristalvormig, 
en  derzelver  kleur  grijs  eu  mat.  Deze  kristallizering 
is  dusdoende  niet  alleen  een  vrij  zeker  en  algemeen 
kenteeken  voor  het  aanwezen  van  de  Platina  in  het 
I Zilver;  maar  bovendien  wordt  dit  meer  onbetwist- 
I baar  door  de  oplosfing  van  het  Metaal  in  Salpe- 
I terzuur , doordien  dit  Zuur  terftond  van  hetzelve 
I eene  bruine  kleur  verkrijgt,  en  bij  de  oplosfing  een 
zwart  poeder  affcheidt,  hetgeen  veroorzaakt  wordt 
| door  een  gedeelte  zeer  verfijnde  afgescheidene  Plati- 
t nadeelen. 

Om  het  Platina -houdend  Zilver  op  het  Gehalte  te  Manier  van 

onderzoeken,  heeft  de  Heer  Dar  eet  eene  uitnemen-  Verzoek  van 

de  manier  opgegeven , gegrond  op  de  eigenfehap  van  het  Platina- 

het  Zwavelzuur,  om  het  Zilver  op  te  losfen  en  niet houdend  ZlIv 

ver. 

de  Platina.  Ten  einde  den  inhoud  van  het  Koper, 
of  ander  bijgemengd  onedel  Metaal,  aan  te  toonen, 

; laat  men  voorloopig  een  half  wigtje  van  het  Metaal- 
mengfel  met  eene  ruime  hoeveelheid  Lood,  en  bij» 
voeging  van  een  1 wigtje  fijn  Zilver,  op  de  kupel 
afloopen,  wanneer  het  verlies  aan  gewigt  het  voor- 
i noemd  Metaal  zal  aanwijzen.  Hierop  brengt  men 
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het  overblijvend  broodje  tot  eene  kornet , en  kookt 
dezelve  gedurende  io  minuien  , met  eene  ruime  hoe- 
veelheid zamengedrongen  Zwavelzuur ; wanneer  het , 
eenigzins  verkoeld  zijnde,  daarvan  behoorlijk  afgego- 
ten , en  zij  voor  den  tweeden  keer  met  hetzelfde 
Zuur  tot  7 of  8 minuten  behandeld  wordt.  De  nu 
tot  ftof  gebragte  Platina  wordt  ruim  afgewasfchen , 
naauwkeiirig  verzameld  en  gewogen,  waardoor  nu 
de  inhoud  van  dezelve  in  het  bevatte  mengfel  groo- 
tendeels  wordt  aangetoond;  daar  door  het  verloren  ge- 
gaan gedeelte  , nadat  daarvan  het  gewigt  van  het  bij- 
gevoegd fijn  Zilver  is  afgetrokken  , de  hoeveelheid 
van  het  in  het  mengfel  begrepen  geweest  zijnde  Zil- 
ver wordt  aangewezen.  Deze  voorloopige  proef  dient 
nogtans  alleenlijk,  om  eenigermate  de  evenredigheden 
van  deze  Metalen  op  te  fporen , daar  de  Platina  door 
deze  bewerking  tot  poeder  vervalt,  en  aldus  niet  ge- 
noegzaam naauwkeurig  het  waar  gehalte  van  hetmeng- 
fcl  kan  gevonden  worden.  Deze  proef  is  iniusfchen 
voldoende,  om  de  benoodigde  bij  te  voegene  hoe- 
veelheden van  fijn  Zilver  of  Platina  te  kunnen  ont- 
waren, ten  einde  de  kornetten  in  haar  geheel  te  be- 
houden en  daardoor  eene  meerdere  zekerheid  der 
proef  te  erlangen.  Men  dient  dan  in  dezen  Hechts 
dien  regel  te  volgen , dat  de  hoeveelheid  van  het  Zil- 
ver in  betrekking  tot  de  Platina  zij  als  2 tot  1.  Be- 
vat nu  het  mengfel  geen  Zilver  genoeg  in  die  even- 
redigheid, dan  wordt  er  iets  van  hetzelve  bijge- 
voegd; terwijl  er,  in  .het  tegenovergefteld  geval,  zui- 
vere Platina,  of  nog  liever  fijn  Goud,  bijgedaan  moet 
worden.  Dit  laatfte  Metaal  doet  ook  in  dezen  den. 
zelfden  dienst,  als  de  Platina,  en  fchijnt  zelfs  bo- 
ven deze  te  verkiezen  zijn ; terwijl  men  in  alle  ge- 
vallen deze  bijgevoegde  Metalen , bij  de  laatfte  be- 
rekening, behoorlijk  van  die  van  het  mengfel  zelf 
moet  aftrekken.  Men  kan  ook , om  de  meerdere  ze- 
ker- 
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kerheid,  deze  laatRe  proef  dubbel  met  twee  halve 
vvigtjes  in  het  werk  Rellen,  even  als  bij  de  gewo- 
ne Goud-  en  Zilverproeven.  Het  mengfel  wordt  dan 
pis  boven  op  de  kupel  afgedreven , en  met  Zwavel- 
zuur geibheiden,  wanneer  de  overblijvende  Platina- 
kornet  de  aanwijzing  ven  het  juiste  gehalte  daar- 
ftelt.  (*; 

§ 3.  Onderzoek  van  het  Zilver  door  den  Toets 
en  cenige  andere  middelen , 

Na  dus  het  voornaam  Re  onderzoek  van  het  Zilver  Onderzoek 
op  het  Gehalte,  door  de  kupellering  namelijk, 
hebben  overwogen,  zullen  wij  nu  nog  ter  befchou-iuen. 
wing  van  de  overige  middelen  overgaan,  die  dienRig 
kunnen  worden  gehouden,  om  hetvoornoemd  gehalte 
te  kunnen  aanwijzen  en  te  bepalen.  Onder  dezen 
kan  men  veilig  in  de  eerRe  plaats  rekenen  het  on- 
jderzoek  van  het  Zilver  op  den  ToetsReen;  daar  wij 
| nogtans  over  het  onderzoek  van  het  Goud  op  den 
ToetsReen  boven  breeder  gefproken  hebben,  zullen 
j dus  hier  Rechts  eenige,  meer  bijzonder  het  Zilver 
betreffende,  aanwijzingen  genoegzaam  zijn. 

De  Toetfing  van  het  Zilver  vordert  ook  een  zeer  Bij  de  Toet- 
bijzonder  geoefend  oog , daar  bij  hetzelve  alleen  de  bepa-  vai?  h,ec 
lmg  van  de  meerdere  of  mindere  witheid  en  zuiver-  bijvoeging 
heid  der  Rreek,  in  vergelijking  met  de  daartoe  ver- van  annd^deJ 
vaardigde  en  bekende  Zilvernaalden , alles  afdoet,  enldienfti2> 
hier  eene  bijvoeging  van  deze  of  gene  vochten  , die 
eene  zigtbare  verandering  aan  de  Rreek  veroorzaken, 
nog  niet  duidelijk  genoeg  is  aangewezen.  Het  Sal- 
peter- Zoutzuur  immers  geeft  wel  eene  melkachtige 
witheid  aan  de  Rreek,  naar  mate  het  Zilver  zuiver- 
der 

(*;  Annales  de  Chiraie.  T.  44,  pag.  135. 
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der  is,  en  er  meer  Zoutzuur  Zilver  geboren  wordt; 
doch  welke  kleur  bij  ondcrfcheidene  gehalten  zoo  wei- 
nig verfchil  maakt,  dat  daaruit  niets  met  zekerheid 
kan  befloten  worden.  De  bijvoeging  van  het  vlug- 
ge Loogzout  of  de  Ammonia  op  zoodanig  eene  met 
Salpeter- Zoutzuur  bevochtigde  ftreek,  ter  ontwikke- 
ling van  het  blaauw  Ammoniakaal  Koper,  maakt  ook 
geene  zigtbare  verandering ; terwijl  de  invloed  van  de 
gezwavelde  Waterftoflucht,  hetzij  in  vloeibare,  of  in 
luchtvormige  gedaante,  door  het  geboren  wordend 
zwart  gezwaveld  Waterftoffig  Zilver  weinige  zekerheid 
in  dezen  aan  de  hand  geeft.  Ook  hebben  wij  boven 
mogen  opmerken,  dat,  hoe  zeer  de  löde  op  het  Me- 
tallieke Zilver  werkte,  en  deszelfs  kleur  veranderde, 
het  echter  tot  bepaling  van  deszelfs  gehalten  niet  vol- 
doende konde  gehouden  worden. 

Wat  bij  de  Men  moet  bij  de  Toetfing  van  het  Zilver  ook  op 
heTzilver 3o  een*Se  bijzonderheden  letten , zoo  als  onder  anderen 
te  merken,  op  den  aard  der  werken,  of  zij  gegoten,  dan  of  zij 
geflagen  zijn , daar  de  laatften  meestentijd  eene  fijnere 
ftreek  aanduiden , omdat  dan  de  deelen  meer  opeen 
geperst  en , als  met\zoo  veel  meerdere  punten  van  aan- 
raking, eene  zooveel  te  fterkere  wrijving  op  den  (leen 
fchijnen  te  veroorzaken.  Dikwijls  bevat  ook  het  Zil- 
ver wel  eens  vreemde  Metalen , die  aan  hetzelve  of 
eene  meer  witte  of  eene  meer  donkere  kleur  mede- 
deeleu.  Het  is  immers  bekend,  hoe  dat  de  Zink,  of 
wel  het  uit  Zink  en  rood  Koper  beftaande  geel  Ko- 
per, alsmede  Tin,  Rattenkruid,  Bismuth , Lood  en 
dergelijken , en  fonuijds  wel  in  zeer  kleine  hoeveel- 
heden , eene  bijzondere  witheid  van  hetzelve  ver- 
oorzaken, hetwelk,  niet  genoegzaam  opgemerkt,  tot 
vele  misleiding  aanleiding  kan  geven.  Ook  heb  ik 
wel  eens  waargenomen,  dat  het  Zilver,  op  den  fteen 
niet  goedgekeurd  zijnde,  bij  het  Esfai  nogtans  ge-  - 
noegzaam  aan  het  vereischte  gehalte  beantwoordde; 

wan- 
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wanneer  namelijk , bij  nader  onderzoek,  bleek,  dat  in 
hetzelve  eene  aanmerkelijke  hoeveelheid  Gouds  voor- 
handen was , hetwelk , geenszins  door  het  vuur  op 
de  kupel  wordende  weggenomen , aan  het  Zilver  op 
den  Heen  eene  zoo  donkere  kleur  veroorzaakte,  die 
genoegzaam  was , om  het  als  zoodanig  te  doen  af- 
keuren. 

De  Naalden,  die  men  hiertoe  vervaardigt,  kun- 
nen  naar  willekeur  verdeeld  worden,  hetzij  men  de- den  voor  het 

[zelve  naar  de  aloude  verdeeling  van  geheele , halve  tc  ve» 
of  vierde  penningen  te  zamenftelt,  hetzij  men  lieverV 
naar  de  nieuwere  verdeeling  in  duizendften,  bij  25, 

50  of  100  D.  opklimt;  offchoon  men  meestal  nog  bui- 
tendien bijzondere  naalden , volgens  de  gehalten  van 
jde  op  hoog  gezag  verordende  keuren , zoowel  voor 
het  Goud,  als  voor  het  Zilver  vervaardigt,  die  ter  be- 
oordeeling  van  de  gemaakte  werken  inzonderheid  nood- 
zakelijk zijn.  Het  zal  bijna  onnoodig  zijn  hier  bij  te 
voegen  , dat  men  zich  ter  bereiding  van  deze  naalden 
van  zuiver  Zilver  en  Koper  bedient,  en  dat  men  in  de 
begeerde  evenredigheid , b.  v.  voor  eene  naald  van 
10  penningen  , 10  deelen  van  voornoemd  Zilver  en  2 
deelen  Koper  neemt,  hetwelk  men  in  eenen  nieuwen 
kroes , met  een  weinig  Borax  en  zwarten  vloed , in 
een  goed  vuur  fpoedig  zamenfmelt;  terwijl  men  op  de- 
zelfde wijze,  b.  v.  voor  eene  naald  van  900  D. , 900 
deelen  zuiver  Zilver  en  100  deelen  zuiver  Koper  ver- 
eenigt.  Het  Koper  dient  tot  deze  fmelting  uit  één 
Huk  te  beftaan , en  door  eene  vijl  op  zijne  juiste 
zwaarte  gebragt  te  worden , dewijl  het , uit  meer 
Hukken  zamengefteld,  of  in  eene  breede  oppervlakte 
uitgeflagen,  bij  de  fmelting  ligtelijk  verzuurd  wordt, 
en  eenig  verlies  te  wege  brengt.  Men  dient  nog- 
tans  bovendien , zoo  men  Zilver  voor  eenige  naal- 
den wil  bereiden,  hetzelve  na  de  vereeniging  eerst 
aan  het  Esfai  te  onderwerpen  , vóór  men  daaruit  de 
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noodige  toetsnaalden  vervaardigt;  bij  kleinere  meng* 
fels  kan  men  nogtans  eenigertnate  van  derzelver  goe- 
de zamenRelling  verzekerd  zijn , zoo  de  genomene 
hoeveelheid  der  Metalen  na  de  fmelting  in  gewigt 
niets  verloren  heeft ; zoodat  men  ook  zelfs  op  die 
wijze  met  goed  gevolg  deze  naalden  vervaardigen 
kan,  door  het  Zilver  en  Koper,  in  de  bepaalde  even- 
redigheden , bij  eene  kleinere  hoeveelheid , voor  de 
Blaaslamp  zamen  te  fmelten , en  derzelver  deugdzaam- 
heid door  het  gewigt  te  onderzoeken.  Deze  kleine 
Rukken  kunnen  dan  echter  niet , even  als  de  groo* 
tere  naalden , tot  zulk  eene  gewone  naaldvormige  ge- 
daante van  \ duim  breedte  en  io  a 12  duimen  lengte 
gebragt  worden;  maar  deze  Rukjes  moeten  dan,  ge- 
lijk bij  het  meer  kostbaar  Goud  plaats  heeft , aan  eene 
behoorlijke  Rreep  van  rood  Koper  worden  gefoldeerd. 
Men  vereenigt  deze  nu  behoorlijk  gemerkte  en  naar 
rang  geplaatRe  naalden  door  eenen  ring  of  beugel  bij- 
een, en  bewaart  dezelve  alzoo  ten  gebruike. 

Met  even  genoemd  onderzoek  van  het  Zilver  op 
den  Toets , komt  zeer  veel  overeen  eene  thans  min- 
der gebruikelijke  manier,  om,  namelijk,  het  Gehalte 
van  dit  edele  Metaal,  door  middel  van  eene  ligte 
gloeijing , aan  te  toonen  en  te  bepalen  ; welke  manier 
voormaals  gewoonlijk  met  den  naam  van  het  onder- 
zoek van  het  Zilver  op  den  Reek  betiteld  werd.  Men 
bedient  zich  te  dien  einde  van  een  driehoekig  fpits  gefle- 
pen  Ralen  werktuig,  met  hetwelk  men  uit  de  voorwer- 
pen , die  men  onderzoeken  wil , eenige  Reekfels  al 
wrikkende  met  de  hand  uitReekt,  en  die  men  dan 
naar  orde  op  eenen  blaauwen  Reen  heenplaatst. 
Men  neemt  nu  eene  zachte,  kleine,  rondachtige, 
wel  uitgegloeide  houtskool,  waardoor  men  van 
binnen  een  gaatje  boort , of  wel  twee  vlakke , even 
zoo  uitgeholde  en  door  een  ijzerdraad  verbondene , 
kolen.  Deze  zoogenaamde  Reekkoleu  worden  nu  op 
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andere  aangeglommene  houtskolen  tot  gloeijing  ge- 
bragt , waartoe  men  dezelve  fpoedig , zoodra  zij  ee- 
nigzins  vuur  gevat  hebben  , door  eene  ligte  aanbla- 
zing niet  den  mond  brengen  kan.  Met  eene  gewone 
tang  vat  men  nu  de  gloeijende  fteekkool , en  houdt 
dezelve  boven  den  genoemden  zuiveren  blaauwen 
fteen;  terwijl  men  nu,  met  eene  tweede  zuivere  Ijze- 
ren korentang , de  fteekfels  , één  voor  één  , in  de  gloei- 
jende kool  helder  laat  gloeijen , en  dan  terftond  na 
deze  gloeijing  op  genoemden  fteen  doet  nedervallen. 
Het  fpreekt  van  zelf,  dat  deze  gloeijing  geheel  ge- 
lijkelijk moet  zijn  , en  dat  ook  tevens  eenige  fteek- 
fels  van  Zilver  van  een  bekend  gehalte  mede  aan 
deze  bewerking  moeten  onderworpen  worden , om 
tot  eenen  maatftaf  van  vergelijking  te  kunnen  dienen. 
Daar  nu  deze  vergelijking  berust  op  de  ondervin- 
ding, dat  het  Zilver,  hoe  zuiverder  hetzelve  is,  zoo 
veel  te  witter  na  de  gloeijing  te  voorfchijn  komt , zoo 
worden  nu  deze  gegloeide  proeven  op  eenen  zuive- 
ren toetsfteen  geplaatst , die  door  zijne  donkere  zwart- 
heid den  meerderen  of  minderen  glans  van  deze  ge- 
gloeide fteekfels  aan  het  oog  zigtbaar  maakt.  Door 
oefening  kan  men  zich  hierin  zeker  veel  volmaken ; 
en  deze  is  hier  ook  zeer  benoodigd,  om  de  bewer- 
king met  eene  gelijkelijke  fnelheid  en  eenen  juisten  trap 
van  hitte  daar  te  Hellen.  Ook  dient  men,  bij  het  bc- 
ourdeelen  van  deze  fteekfels , alleen  acht  te  geven  op 
de  binnenzijden  van  dezelve,  daar  de  buitenzijden 
wel  eens  verontreinigd , of,  wit  gekookt , niet  de 
vereischte  en  juiste  kleur  vertoonen.  Men  kan 
nog  ten  aanzien  van  dit  onderzoek  opmerken , dat 
hetzelve,  bij  Zilver  van  fijnere  gehalten,  eenige  aan- 
beveling verdient , daar  hetzelve  bij  die  fijnheid  zoo 
weinige  verandering  in  de  kleur  op  den  fteen  veroor- 
zaakt , dat  hier  het  onderzoek  bij  toeneming  door 
de  toetftng  moeijelijker  wordt;  terwijl  integendeel, 
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bij  lagere  gehalten  , het  onderzoek  op  den  fteek  , 
ook  om  dtsztlfs  meerderen  omflag,  dan  dien  van  den 
toets , minder  is  aan  te  raden.  Dit  onderzoek  is 
intuslchen  nog  daarom  belangrijk,  omdat  men  door 
hetzelve  zich  van  alle , zelfs  de  minst  toetsbare , 
gedeelten  der  voorwerpen  verzekeren  kan , daar 
men  bij  de  toetfing  zich  meer  tot  de  uiterfte  hoe- 
ken > of  de  meest  nabij  zijnde  deelen  van  een  werk , 
bepalen  kan. 

Volgens  den  Hr.  Ebermaier,  zoude  bet  Zilver, 
wanneer  men  het  op  eene  gloeijende  gepolijste  plaat 
ftreek , naar  evenredigheid  van  zijne  onzuiverheid, 
eene  roodachtige  vlek  verkrijgen,  waardoor  ook  eeni- 
germate  deszelfs  zuiverheid  zoude  kunnen  worden  aan- 
getoond. Deze  proef  fcheen  nogtans,  bij  nader  on- 
derzoek , geene  bijzondere  waarde  te  hebben , door- 
dien er  geen  merkelijk  verfchil  in  deze  vlekken , dan 
bij  zeer  vele  D. , konde  worden  opgemerkt.  Ook 
zoude , volgens  denzelven  , uit  de  meerdere  of  min- 
dere kleuring  van  de  Borax,  of  het  Salpeter,  bij  de 
fmelting  van  het  Zilver,  uit  de  meer  of  minder  groe- 
ne kleur  der  oplosfing  van  bet  Zilver  in  Salpeterzuur, 
of  het  blaauw  worden  van  deze  oplosfing  door  Ammo- 
nia, eenigermate  het  gehalte  van  dit  Metaal  kunnen 
worden  aangewezen.  (*)  Het  gewoon  Salpeterzuur 
kan  ook  fomtijds  dienen,  om  de  meer  of  mindere  zui- 
verheid van  het  Zilver  aan  te  toonen,  door  fkchts  met 
eenen  enkelen  droppel  van  hetzelve  eene  afgevijlde 
Zilverplaats  te  beftrijken , wanneer  weldra  bij  matig 
fijn  Zilver  van  800  D.  eene  blaauw- witachtige  vlek 
ontdaan  zal , en  bij  een  lager  gehalte  van  7c o D. 
en  daar  beneden  een  meer  en  meer  naar  het  'groene 
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der  Achcheic  der  Arzneymittel,  Leipzig  1820,  p.  21. 
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hellend  fchuim  verfchijnen  zal , dat , naar  mate  van 
de  mindere  zuiyerheid,  meer  en  fpoediger  zal  zigt- 
baar  zijn.  Hoe  ruw  veelal  deze  proefneming  is, 
zoo  is  zij  toch  in  die  gevallen,  waar  men  veelal  op 
geene  andere  wijze  tot  in  het  inwendige  van  een  voor- 
werp door  het  gewoon  onderzoek  dringen  kan,  van 
eenig  nut , om  ten  minste  allezins  eene  grove  mis- 
leiding te  kunnen  nafporen ; en  ook  kan  zij  door  ha- 
re eenvoudigheid,  vooral  bij  verdachte  muntfoorten, 
bij  vergelijking  met  de  echten , door  iedereen  gemak- 
kelijk worden  in  het  werk  gefield.  — Wegens  het  on- 
derzoek van  het  Zilver  door  de  Waterweegkunde  be- 
hoeven wij  ook  hier  thans  weinige  melding  te  maken, 
daar  wij  over  dit  onderwerp  reeds  breeder,  bij  de  be- 
handeling van  het  Goud , gefproken  hebben.  In  de 
toepasfing  van  dit  onderzoek  bij  het  Zilver  komt  nog 
die  zwarigheid,  dat  de  bijzondere  eigenaardige  zwaar- 
ten  van  het  Zilver  en  Koper  flechts  een  klein  verlchil 
opleveren,  daar  dezelve  ongeveer  flechts  ftaan  als’ 10J 
tegen  8| ; hetwelk  ten  gevolge  heeft , dat  de  onder- 
fcheidene  kleine  verfchiilen , die  door  de  vereeniging 
van  deze  beide  Metalen  ontftaan , moeijelijk  zijn  aan 
te  toonen. 


§ 4'.  Onderzoek  van  het  Zilver  op  den 
< 1 Natten  Weg . 


Van  meerdere  waarde  kan  dan  zeker  gerekend  wor- 
den het  onderzoek  van  het  Zilver  op  den  natten  weg, 
als  wanneer  men  eene  geheele  fcheikundige  oplosfmg 
van  het  onzuiver  Zilver  bewerkstelligt , uit  welke 
oplosfmg  men  nu  het  Zilver  uitfeheidt,  om  uit  de 
hoeveelheid  van  deze  afgefcheidene  deelen  tót  den 
inhoud  van  de  Zilverdeelen  op  het  geheel  te  kunnen 
bed  uiten.  Daar  er  nogtans  vele  zwarigheden  in  deze 
manier  zich  voordoen,  zoo  kan  ook  dit  onderzoek 
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Hechts  dienstbaar  zijn , wanneer  de  gewone  werktui- 
gen, voor  den  droogen  weg  noodig,  niet  bij  de  hand 
mogten  zijn,  en  deze  volflrekte  naauwkeurigheid  niet 
gevorderd  mogt  worden.  Men  lost  te  dien  einde  een 
bepaald  gewigt  Zilver,  b.  v.  i wigtje , in  geheel  zui- 
ver, van  alle  Zout-  of  Zwavelzuur  ontbloot.  Sal- 
peterzuur op.  Wanneer  deze  oplosfing  aldus  plaats 
heeft  zonder  eenig  nederpïoffel  of  bezinkfel , als- 
dan kan  men  veilig  befluiten , dat  er  geen  Goud  bij 
het  Zilver  gemengd  is  geweest;  dit  echter  voorhan- 
den zijnde,  wordt  hetzelve  door  afgieting  en  afwas- 
fching  behoorlijk  afgezonderd.  Deze  oplosfing  wordt 
nu  met  20  wigtjes  zuiver  overgehaald  water  verdund, 
en  alsdan  bij  hetzelve  eenige  droppels  Zoutzuur,  of 
eene  oplosfing  van  gewoon  Zout,  gevoegd,  wanneer 
er  (gelijk  wij  boven  reeds  breeder  hebben  ontwik- 
keld) een  wit,  vlokachtig , door  ronddraaijing  van 
het  vocht  zich  als  inéénvlechtend  nederpïoffel  ont- 
ftaat,  hetgeen  nu,  met  genoegzaam  zuiver  warm  wa- 
ter afgewasfchen , zeer  gemakkelijk  in  een  klein  gloei- 
testje  met  behulp  van  eenig  vocht  kan  verzameld 
worden.  Dit  Zoutzuur  Zilver  wordt  nu  bij  eene  ma- 
tige hitte  van  ioo°  gedroogd,  en  alsdan  kan  men  meer 
of  min  uit  100  deelen  van  dit  Zoutzuur  Zilver  tot 
op  75  deelen  Metalliek  Zilver  befluiten.  De  neder- 
ploffing  van  het  in  Salpeterzuur  opgeloste  Zilver 
kan  ook  in  het  werk  gefield  worden , door  een  flaafje 
zuiver  rood  Koper  in  de  eenigzins  verwarmde  op- 
losfing te  plaatfen , wanneer  weldra  het  Metallieke 
Zilver  zal  worden  nedergeploft , hetgeen,  afgewas- 
fchen, en  in  een  gloeitestje  verzameld  en  gegloeid, 
door  zijn  eigen  gewigt , de  zuiverheid  van  het  be- 
proefde Zilver  kan  aantoonen.  Daar  nogtans  deze 
nederploffing  niet  zeer  fchielijk  plaats  heeft,  en  de 
Zil  verdeden  in  dit  geval  altijd  nog  eenige  Koperdee- 
Ln  bij  zich  behouden  , zoo  ziet  men , dat  door  deze  ma- 
nier 
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nier  het'Gehalte  van  het  Zilver  niet  met  die  naauw- 
keurigheid  wordt  aangetoond,  als  wel  door  onderzoek 
van  het  Esfai  in  het  vuur  gefchieden  kan. 

Dit  onderzoek  op  den  natten  weg  kan  intusfchen  Het  onder, 
met  nut  aangewend  worden  bij  de  verfchillende  Z^il-  nafter»0^^^? 
verertfen , welk  onderzoek  alsdan  eenen  weg  aan- meer  dienstig 
wijst,  volgens  welken  men  tot  verdere  meer  naauw-y°°*r^Qz,l‘ 
keurige  waarnemingen  kan  opklimmen.  Uit  de  ken- 
nis van  de  boven  opgegevene  verfchillende  fchei- 
dingsmanieren  zal  het  nu  in  het  algemeen  gemak- 
keliik  te  begrijpen  zijn , hoe  dat  deze  onderfcheide- 
ne  Zilverertfen  kunnen  gefcheiden  en  ontleed  wor- 
den ; terwijl  het  hier  meer  bepaaldelijk  met  dat  oog- 
merk wordt  in  het  werk  gefield , om  tevens  derzel- 
ver  overige  beflanddeelen  te  kunnen  aanwijzen  en 
derzelver  hoeveelheden  te  bepalen.  Hierom  zal  het 
ook  onnoodig  zijn  , om  dit  onderwerp  hier  zeer  uit- 
voerig te  behandelen  , en  het  dus  genoegzaam  zijn  , 
daarvan  flechts  met  een  enkel  woord  bij  dezen  eeni- 
ge  melding  te  maken. 

Wanneer  de  Zilvererts  Arfenik  mogt  bevatten,  Hoe  de  Ar- 
kan  deszelfs  hoeveelheid  door  eene  voo rafgaandej^z'] verens" 
gloeijing  en  vervlugtiging  van  dit  Metaal  worden  aan- te  onderzoe- 
ge wezen.  Zoo  echter  deze  Arfenik  tevens  met  Zwa-Ken* 
vel  mogt  vereenigd  zijn , kan  de  eerde  worden  af- 
gefcheiden  door  eene  behandeling  met  Salpeter- Zout- 
zuur , hetwelk  den  Arfenik  oplost  en  de  Zwavel 
achterlaat.  Uit  het  overgeblevene  moet,  door  na- 
dere oplosfing  in  Salpeterzuur  en  fcheiding  door 
Koper  of  Zoutzuur,  de  hoeveelheid  van  het  Zilver 
bepaald  worden. 

De  Spiesglans -houdende  Zilvererts  wordt  behan-  Onderzoek 
deld  met  Salpeterzuur,  wanneer  het  Zilver  opgelost ^ 
en  het  Spiesglans  tot  een  onoplosbaar  verzuurfel  ge-denden  Zil- 
bragt  wordt.  Men  kan  dit  verzuurfel  in  Zoutzuur verens* 
oplosfen  en , door  middel  van  eene  plaat  Ijzer , het- 
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2elve  als  Metaal  affcheiden;  ook  is  het  water  in 
Raat,  om  uit  eene  zaniengedrongene  oplosfing  van 
hetzelve  het  Spiesglans  als  verzuurfel  af  te  zonde- 
ren, waarvan  dan  ioo  deelen  kunnen  gerekend  wor- 
den , 77  deelen  zuiver  Spiesglans  te  bevatten.  Zoo 
er  tevens  Zwavel  op  het  mengfel  bevat  is , blijft  de- 
ze bij  de  oplosfing  in  Zoutzuur  achter  en  toont  zich  , 
door  hare  gemakkelijke  verbranding,  genoegzaam  aau. 

Den  gezwavelden  Ziivererts  onderzoekt  men  door 
eene  oplosfing  van  den  erts  in  Salpeterzuur ; het  on- 
opgeloste Zwavelgedeelte  toont  bij  de  verbranding 
door  bet  verlies  deszelfs  hoeveelheid  aan,  en  wanneer 
alles  niet  mogt  verbrand  zijn  en  er  nog  eenig  on- 
ontleed gezwaveld  Zilver  mogt  zijn  overgebleven , 
wordt  de  oplosfing  in  Salpeterzuur  en  ook  de  ver- 
branding nogmaals  herhaald.  De  Zilver- houdende 
oplosfing  wordt  door  Zoutzuur  gefcheiden,  om  het 
Zilver  aan  te  toonen , terwijl  het  gedeelte  van  de 
door  de  oplosfing  in  Salpeterzuur  tot  Zwavelzuur 
gebragte  Zwavel,  door  bijvoeging  van  Salpeterzure 
Zwaaraarde , wordt  aangetoond , als  wanneer  ioo 
deelen  van  de  nedergeplofte  Zwavelzure  Zwaaraarde 
ongeveer  14^  deelen  Zwavel  aantoonen.  Men  kan 
alsdan  ook  nog  door  Kolenzure  middenzouten  on- 
derzoeken , of  er  in  de  overgeblevene  loog  nog  aard- 
foorten  zijn  opgelost,  en  deze  aardfoorten  kunnen 
door  eene  trekking  met  bijtende  Potaschloog,  die  de 
Zwavel  oplost , meer  kenbaar  worden  gemaakt. 

De  roode  Zilverens  wordt  ook  beproefd  door  ee- 
ne koking  in  eene  vijfdubbele  hoeveelheid  Salpeter- 
zuur ; het  overblijvende  wordt  met  Zoutzuur  be- 
handeld , wanneer  er  eenige  onopgeloste  Zwavel  o- 
verblijft.  Door  verdunning  met  water  laat  de  Zout- 
zure oplosftng  haar  Spiesglans  als  verzuurfel  vallen. 

Om  den  Zoutzuren  Zilverens  te  beproeven , mengt 
men  100  deden  van  denzelven  met  300  deelen  Ko- 
len- 
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lenzure  Potascli,  en  fmelt  alles  in  een  gefchikt  glas, 
in  eenen  kroes  geplaatst,  te  zamen.  Het  mengfel 
wordt  met  water  verdund,  helder  gemaakt,  en  op 
het  overblijvende  eenig  Salpeterzuur  gegoten.  Wan- 
neer dan  alles  niet  opgelost  wordt,  wordt  het  over- 
blijvende met  Salpeter -Zoutzuur  behandeld,  wan- 
neer er  meestal  nog  eenig  Zoutzuur  Zilver  zich  af- 
fcheidt.  Het  in  hetzelve  voorhanden  geweest  zijn- 
de Ijzer  wordt  uit  hetzelve  door  Ammonia  afge- 
fcheiden,  of  kan  ook  door  de  Pruisfischzure  Ijzer- 
houdende Potasch  worden  aangewezen.  Uit  de  Sal- 
j peterzure  oplosfing  wordt  het  Zilver  door  Zout- 
I z Li ii r weder  afgefcheiden , en  deszelfs  hoeveelheid 
I aangewezen. 

In  de  meeste  gevallen,  vooral  bij  den  zuiveren  Onderzode 
Zilvererts,  bewerkt  men  eerst  eene  oplosfing  van '/an  den  ™e<:r 
den  erts  in  Salpeterzuur.  Wanneer  er  zich  nu  Goudvercrts. 
in  bevindt  , dan  wordt  dit  onopgelost  overgeble- 
ven Metaal  in  Salpeter- Zoutzuur  opgelost,  en  daar- 
uit door  Zwavelzuur  Ijzer  weder  nedergeploft , of 
wel  dit  Metaal  door  eene  enkele  gloeijing  te  voor- 
fchijn  gebragt;  de  oplosfing  wordt  verder  door  Zout- 
I zuur  ontleed , om  het  gewigt  van  Zilver  te  kunnen 
! vinden.  Om  het  Koper  af  te  fcheiden , wordt  het 
Ijzer  gebruikt,  of  ten  minfie  hetzelve  door  de  Am- 
| monia  aangewezen.  Is  het  Zilver  met  Zout-  of  Zwa- 
velzuur Zilver  verbonden,  alsdan  lost  men  hetzelve 
j in  genoegzaam  Salpeterzuur  op , en  zondert  daar- 
i door  het  Zoutzuur  Zilver  af,  terwijl  eene  oplos- 
I fing  van  Salpeterzure  Zwaaraarde , bij  de  oplosfing 
I gevoegd , de  hoeveelheid  van  het  Zwavelzuur  zal 
I aantoonen. 

Men  heeft  dus  nu  uit  dit  een  en  ander  genoeg-  Waarom  Gou. 

zaam  kunnen  opmaken,  dat  er  verfchillende  midde-^n  en  ZHve* 
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en  verbindingen  te  kunnen  aantoonen  en  te  bepalen; 
welke  alle , zoo  wel  als  bij  het  Goud , van  het  ui- 
terde  belang  zijn , om  in  den  handel , en  den  gewo- 
nen loop  der  Maatfchappelijke  zaken,  eene  juiste 
regelmaat  en  orde  te  houden.  Zoo  immers  deze 
middelen  niet  voorhanden  waren,  welk  eene  verwar- 
ring en  onbeftendigheid  zouden  er  in  de  waarde  van 
deze  Metalen  en  dien  ten  gevolge  van  onze  bezittin- 
gen komen,  en  hoe  bezwaarlijk  zoude  men  de  po- 
gingen van  bedrog  en  list  ten  opzigt  van  de  eerden 
kunnen  ontdekken  en  voorkomen.  Om  dit  alles  nu 
voor  het  algemeen  meer  gemakkelijk  te  maken,  zoo 
belast  het  Openbaar  Beduur  zich  in  alle  befchaafde  da- 
ten , om  al  de  vervaardigd  wordende  munten  en  te  ver- 
werkene  Gouden  en  Zilveren  dukken  aan  een  behoor- 
lijk onderzoek  te  doen  onderwerpen,  voor  en  aleer  zij 
in  den  gewonen  omloop  gebragt  worden  , of  als  voor- 
werpen van  handel  of  van  huisfelijk  gebruik  worden 
verkrijgbaar  gemaakt.  Datzelfde  beduur  laat  alsdan  het 
Gehalte  van  deze  voorwerpen  door  zijnen  wettigen 
dempel  bekrachtigen  , en  waarborgt  dus , naar  den 
onderfcheidenen  aard  en  de  waarde  dier  voorwer- 
pen, het  algemeen  op  eene  voortreffelijke  en  hoogst 
doelmatige  wijze.  Het  voordeel  en  de  goede  orde, 
die  uit  deze  met  alle  voorzorg  genomene  maatrege- 
len voortvloeijen,  zijn  zoo  in  het  oog  loopende,  dat 
het  overbodig  zijn  zoude  hiervan  iets  meer  bij  te 
voegen,  daar  wij  Hechts  een  oog  behoeven  te  Haan 
op  die  plaatfen  , waar  deze  waarborging  nog  niet  is 
ingevoerd , en  deze  belangrijke  zaak  nog  niet  behoor- 
lijk is  ter  harte  genomen. 
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Nuttigheid , aanwending  en  verdere  behandeling 
van  het  gewerkte  Zilver • 

In  het  algemeen  kan  er  zeer  veel,  van  hetgeen  Nmtisjieül 

~ . , , , vanhetZilver* 

wij  van  de  nuttigheid  van  het  Goud  boven  hebben 
opgemerkt , ook  op  dit  edele  zoo  algemeen  bekende 
Zilver  worden  toegepast.  Deszelfs  verfchillend  ge- 
bruik is  ook  bij  alle  befchaafde  volkeren  zoo  alge- 
meen bekend , dar  men  van  hetzelve  geene  uitgebreide 
melding  behoeft  te  maken.  Eene  menigte  van  voor- 
werpen immers  van  kunst  en  fmaak  worden  uit 
hetzelve  vervaardigd,  wanneer  het  veelal  met  eenig 
Koper  tot  meerdere  hardheid  en  veerkracht  vooraf 
vereenigd  wordt , en  ook  als  zoodanig  tot  gedenk- 
penningen, muntfpeciën  en  ontelbare  Hukken  van 
weelde  en  behoefte  verarbeid  wordt.  Deszelfs  bij- 
zondere waarde  is  bovendien  gegrond  op  den  meer- 
deren of  minderen  overvloed , die  daarvan  op  ongc- 
lijke  plaatfen  of  tijden  voorhanden  is;  en  offehoon 
hetzelve  van  den  eenen  kant  door  onophoudelijke  op- 
delvingen  van  deszelfs  ertfen , als  in  hoeveelheid 
toeneemt,  fchijnt  ook  daardoor  aan  den  anderen  kant 
deszelfs  algemeen  gebruik  en  aanwending  tot  ver- 
fchillende  zaken  vermeerderd  te  worden,  en  daardoor 
deszelfs  waarde  in  evenwigt  te  blijven.  Dit  kostbaar 
Metaal  munt  voorzeker  door  deszelfs  onveranderlijk- 
heid, mindere  verzuurbaarheid  en  moeijelijke  oplos- 
baarheid boven  vele  andere  Metalen  uit , en  van  daar  ook 
deszelfs  menigvuldige  en  nuttige  aanwending  tot  onder- 
fcheidene  gereedfehappen , die  tot  vervulling  van  ve*% 
le  behoeften  des  levens  en  ter  bereiding  van  onder- 
fcheidene  voedfels  en  dranken  zoó  bijzonder  dienst- 
baar en  nuttig  zijn.  Het  zoude  te  wenfehen  zijn. 
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dat  men , om  deze  zijne  in  dat  opzigt  zoo  voortref- 
felijke deugden , eene  nog  meer  algemeene  aanwen- 
ding van  hetzelve  tot  verfchiilende  huisfelijke  werktui- 
gen maken  konde.  Men  heeft  zich  ook  daarom  reeds 
Van  tijd  tot  tijd  beijverd , om  te  dien  einde  Koperen 
vaten  met  tot  dunne  platen  gellagen  Zilver  te  bedek- 
ken en  te  vereenigen , ten  einde  het  daardoor  tegen 
de  werking  van  vele  fcherpe  en  zure  vochten  te  be- 
veiligen en  voor  de  gezondheid  minder  ichadeliik  te 
maken.  En  offchoon  deze  aanwending  tot  dat  oogmerk 
nog  niet  hare  volkomene  uitgebreidheid  fchijnt  verkre- 
gen, of  aan  het  voorgedelde  doel  geheel  beantwoord  te 
hebben,  zoo  is  toch  het  Zilver  een  aanhoudend  voor- 
werp voor  de  fchoone  kunsten  en  de  weelde  geble- 
ven. De  kunst,  om  deszelfs  vorm  aangenaam  en 
bevallig  te  maken , denzelven  op  honderde  wijzen 
te  veranderen  en  te  wijzigen , en  hetzelve  in  alle 
gedaanten/ voor  te  (feilen,  is  reeds  tot  eene  aanmer- 
kelijke hoogte  gedegen.  Dikwijls  laat  de  kunstenaar 
den  glans  van  het  helder  blinkend  gepolijst  of  gebrui* 
neerd  Zilver  in  tegenftelling  prijken  met  eenige  zach- 
te en  zuiver  witte  matte  gedeelten  van  hetzelve,  en 
vormt  daardoor  een  der  prachtigde  en  tevens  aan  het 
oog  zoo  uitnemend  fchoon  bevallende  voorwerpen. 
Tot  dunne  bladen  gellagen  en  op  de  oppervlakte  van 
verfchiilende  doffen  aangebragt,  of  tot  dunne  draden 
getrokken  en  met  zijden  of  wollen  doffen  vereenigd, 
verfiert  het  onze  kleeding,  huizen  en  ons  huisraad. 
Onder  den  vorm  van  verzilvering  geeft  het  niet  alleen 
aan  vele  voorwerpen  een  rijk  en  fchoon  voorkomen ; 
maar  dezelve  worden  daardoor  ook  veelal  verbeterd , 
duurzamer  en  bruikbaarder  gemaakt. 

De  aanwending  van  het  Zilver  bepaalt  zich  meer 
bijzonder  tot  de  verfchiilende  foorten  van  Verzil- 
vering, waarvan  wij  dan  nu  eenig  denkbeeld  zullen 
trachtea  .mede  te  deden.  Wanneer  de  onedele  Me- 
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talen  inet  eene  meer  of  minder  dunne  laag  van  Zilver 
overtrokken  , of  daarmede  fcheikundig  vereenigd  wor- 
den , wordt  dit  onder  den  algemeenen  naam  van  Ver- 
zilvering aangeduid.  Het  rood  en  geel  Koper  en  het 
Ijzer  zijn  daartoe  in  het  bijzonder  gefchikl , en  wor- 
den dan,  even  als  bij  het  Goud,  door  eene  heete  of 
koude  Verzilvering  tot  dien  toeftand  gebragt.  Ten 
aanzien  van  de  heete  of  eigenlijke  Vuurverzilvering 
moet  het  Zilver  eerst  met  Kwik  tot  een  Amalgama 
gebragt,  en  ook  het  Koper  eerst  vooraf,  even  als  bij 
de  Vergulding,  behandeld  worden,  ten  einde  het- 
zelve zich  met  dit  Metaal  volkomen  vereenige.  De 
oppervlakte  van  het  Koper  dient  dus  ook  door  vy« 
Jing,  alilijping  en  polijsting  geheel  zuiver  gemaakt, 
of  ook  wel  met  eenige  bijtende  HofFen  , als  Wijn* 
(leen.  Keukenzout,  of  eenig  verdund  Salpeterzuur, 
afgekookt  te  worden.  Men  overdekt  alsdan  terflond 
de  aldus  behandelde  (lukken  lnet'de  genoemde  vereeni- 
Iging  van  Kwik  en  Zilver , in  die  evenredigheid  zameii* 
gelleld,  dat  het  daardoor  verkregen  Amalgama  eene  ge- 
noegzame Hevigheid  heeft,  om  op  de  voorwerpen  te 
runnen  worden  opgeflreken;  wanneer  men  , onder  eenen 
wel  trekkenden  fchoorfleen , de  Hukken  op  gloeijen- 
je  kolen  doet  afdampen  en  gloeijen , om  zoodoende  , 
?ene  volkomens  vereeniging  van  het  Koper  met  het 
i£ilver  daar  te  Hellen.  Wordt  deze  laag  van  Zilver 
liet  zwaar  genoeg , dan  kan  men  deze  bewerking  ee- 
ïige  malen  naar  willekeur  herhalen ; wanneer  men 
en  laatHe  de  voorwerpen  met  eenig  gloeiwas  behan- 
ielt,  uitgloeit  en  polijst.  — Flet  Ijzer  is  echter  niet 
11  Haat,  om  zich  op  die  manier  met  het  Zilver  te 
i'ereenigen;  want  na  de  gloeijing  blijft  er  een  grijs 
^ilververzuurfel  over,  hetwelk  met  het  Ijzer  geene 
Ie  minHe  vereeniging  heeft  ondergaan.  Men  moet 
[an , om  het  Ijzer  te  verzilveren , hetzelve  vooraf  met 
iiene  laag  Koper  of  Tin  doen  overdekken , hetzij 
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men  hetzelve  aan  eene  verzadigde  oplosfing  van  Zwa- 
velzuur Koper  blootRelle , of  het  daartoe  opzettelijk 
vertinne. 

Tot  de  koude  Verzilvering  kunnen  meer  manie- 
ren worden  aangewend;  de  gefchïktfte  is,  om  het  Ko- 
per vooraf  aan  eene  verdunde  oplosfing  van  Kwik 
in  Salpeterzuur  bloot  te  Rellen,  wanneer  het  Koper, 
door  het  Kwik  tot  zich  te  nemen,  geheel  als  ver- 
kwikt zal  worden.  Alsdan  dompelt  men  het  nu  al- 
dus verkwikte  Koper  in  eene  oplosfing  van  Zilver  in 
Salpeterzuur,  waardoor  het  Zilver  uitgefcheiden  en 
met  het  aan  het  Koper  hangend  Kwik  vereenigd  wordt. 
Door  verdere  gloeijing  wordt  nu  dit  Kwik  vervlug- 
tigd  en  afgezonderd,  terwijl  intusfehen  het  Zilver  zich 
met  de  oppervlakte  van  het  Koper  naauwkeurig  ver-^ 
bindt.  Zoo  men  intusfehen  het  Ijzer  ook  alzoo  be- 
geert te  behandelen , dient  het  eerst  vooraf  met  eene 
dunne  kiag  Koper  voorzien  te  zijn.  Buiten  deze  ma- 
nier , bedient  men  zich  ook  van  onderfcheidene  za- 
mengeRelde  poeders  en  mengiels , waarmede  men  Hechts 
het  zuiver  en  afgebeten  Koper,  door  middel  van  ee- 
11e  kurk  of  een  ander  zacht  ligchaam,  wrijft,  of  wel 
deze  op  hetzelve  brengt,  en  dan  door  gloeijing  daar- 
mede vereenigt.  In  het  algemeen  neemt  men  daartoe 
het  fijne  ZilverRof,  dat  door  nederploffing  van  het 
Salpeterzuur  Zilver,  door  middel  van  Kóper,  verkre- 
gen wordt , hetwelk  men  met  8 deelen  Wijn  Reen  en 
2 deelen  Aluin  naauwkeurig  vermengt,  wanneer  er 
eene  gedeeltelijke  oplosfing  van  het  Zilver  in  de  Zu- 
ren van  gemeld  mengfel  fchijnt  plaats  te  grijpen; 
terwijl  de  oppervlakte  van  het  Koper  nu  wederkeerig, 
door  dcszelfs  grootere  verwantfehap  tot  voornoemde 
Zuren,  het  Zilver  weder  affeheidt,  en  met  zich  ver- 
eenigen  doet.  Anderen  nemen  eene  evenredigheid 
van  2 deelen  Zilverkalk,  12  deelen  WijnReen,  3 dee- 
deelen  Aluin , en  voegen  daar  nog  12  deelen  gewoon 
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Zout  bij.  Ook  voldoet  eene  pap  van  geflibd  Krijt 
en  Salpeterzuur  Zilver  tot  deze  Verzilvering  z<?er 
goed.  Sommige  raden  aan  , om  de  voorwerpen  met 
een  mengfel  van  bovengenoemd  Zilverftof  en  Borax 
te  bedekken  en , door  eene  blootftelling  aan  een  gloei- 
vuiir,  met  bet  Koper  te  doen  vereenigen.  Eene  fter- 
kere  Verzilvering  zoude  intusfchen  worden  bewerk- 
ftelligd,  dooreen  mengfel  te  maken  van  gelijke  dee- 
len  Zilverftof,  gewoon  Zout,  Zoutzure  Ammonia, 

Zoutzuur  Kwik  en  Glasgal,  welke  ftoffen  zeer  naauw- 
keurig  worden  vermengd  en  met  eenig  water  tot  ee- 
ne pap  gewreven.  Dit  mengfel  wordt  nu  met  een 
penfeel  op  het  vooraf  wel  in  Wijnfteen  of  Aluin 
afgekookte  Koper  gebragt , en  alsdan  genoegzaam  ge- 
gloeid en  in  Wijn  (teen  water  afgelescht;  dit  wordt  dan 
zoo  dikwijls  herhaald  , tot  de  Verzilvering  genoeg- 
zaam fterk  is,  wanneer  men  eindelijk  het  voorwerp 
door  behoorlijke  polijsting  tot  zijne  verdere  fchoon- 
heid  brengt.  Anderen  fchrijven  hier  eene  hoeveelheid 
voor  vanj  i deel  Zilverftof,  4 deden  gewoon  Zout 
en  Zoutzure  Ammonia,  benevens  \ deel  Zoutzuur 
Kwik;  terwijl  nog  anderen  by  dit  mengfel  eenig 
Zoutzuur  Zilver  voegen. 

Buiten  deze  manieren,  om  het  Koper  te  verzil-  Het  zooge* 
veren,  is  er  nog  eene  andere  manier,  volgens  dc“n3anl(i,  AJL 
welke  men  aan  het  Zilver  eerst,  eene  eemgzins  ru- 
we oppervlakte  bezorgt,  wanneer  men  alsdan,  door 
middel  van  eenige  lagen  opgelegd  bladzilver,  hetzelve 
door  gloeijing  met  dit  Metaal  innig  zoekt  te  veree- 
nigen. Het  Koper  wordt  te  dien  einde,  nadat  het 
eerst  vooraf  behoorlijk  aan  gloeijing  is  blootgefteld, 
geflepen  en  afgebeten , en  alsdan  deszelfs  oppervlak- 
te eenigzins  gekratst  en  ruw  gemaakt,  of  ook  wel 
deze  ruwheid,  door  eenige  indompeling  in  zwak  Sal- 
peterzuur, aan  hetzelve  toegebragt.  Het  aldus  be- 
reide voorwerp  wordt  nu  tot  bl  ar.  uw  worden  toe  ver» 
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liit , en  op  hetzelve  eerst  enkele , dan  dubbele  en 
meer  Zilverbladen  gelegd,  wanneer  men  het  ver- 
der met  eene  tang  in  de  eene  hand  vasthoudt,  ter- 
wijl men  met  de  andere , door  middel  van  een  po- 
lijstRaal,  de  bladen  glad  aandrukt  en  bevestigt. 
Men  doet  nu  alles  gloeien , en  zoekt  door  verde- 
re polijsting  hetzelve  te  volmaken,  wanneer  het  ein- 
delijk het  zoogenaamd  Argent  haché  daarRelt. 

'eet-  Hiermede  komt  het  naaste  overeen  de  manier,  om 
het  Koper  met  zwaardere  Zilverbladen  te  bedekken 
en  te  vereenigen  ; hoedanig  Verzilverd  Koper  gemeen- 
lijk onder  den  naam  van  Plated-  of  Pleetwerk  ge- 
noegzaam bekend  is.  Hierdoor  ontvangt  het  Koper 
volkomen  de  gedaante  van  Zilver,  neemt  eene  feboo- 
ne  polijsting  aan , en  kan  den  glans  en  luister  van 
het  Zilver  langen  tijd  bewaren.  Tweeledig  fchijnt 
dit  zoogenaamd  Pleetwerk  te  worden  daargefteld , 
waarvan  de  eerfte  manier,  als  meer  eenvotffrig,  bo- 
ven de  andere  de  voorkeur  fchijnt  te  verdienen.  Men 
neemt  tot  dit  oogmerk  eene  plaat  zuiver  Koper  van 
4 tot  6 duimen  dikte , en  vereenigt  daarmede  eene 
dunnere  Zilverplaat  van  § tot  \ duim  dikte,  welke 
vereeniging  men  bewerkftelligt , door  de  hoogst  zui- 
vert en  naauwkeurig  op  elkander  pasfende  platen  ee- 
nigzins  te  verhitten,  en  tusfehen  dezelve  een  wei- 
nig gegloeide  Soda  of  Borax  te  Rrooijen.  Door  ver- 
dere verhitting  en  gloeijing  worden  deze  verfchillen- 
de  platen  naauwkeurig  vereenigd  en  als  aan  elkan- 
der gefoldeerd,  en  dus  in  Raat  geReld,  om',  door 
middel  van  eenen  pletmolen , tot  platen  van  eene  bij- 
zondere dunte  te  kunnen  worden  gebragt;  welke 
dunne  platen  alsdan  op  bare  oppervlakte  genoegzaam 
Zilver  bevatten,  om  voor  verdere  bewerking  en  be- 
handeling vatbaar  te  zijn.  Anderen  nemen  gefiagene 
Zilverbladen  van  ongeveer  \ Rreep  dikte,  en  voegen 
deze  dunne  platen,  zoo  naauwkeurig  mogelijk,  op  de 
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reeds  vervaardigde  te  bedekkenc  Koperen  werkftukkcn. 

Deze  dunne  bJaden  worden  dan  door  ondcrfcheidene 
werktuigen  met  dat  Koper,  zoo  veelmogelijk  verbon- 
denen aangedrongen,  terwijl  alles  met  Ijzerdraden  om- 
wonden en  bevestigd  wordt.  Om  nu  de  verdere  veree- 
nigingvan  deze  deden  te  bevorderen , bedient  men  zich 
gewoonlijk  van  een  foldeermengfel  van  4 deelen  fijn  Zil- 
ver en  2 deelen  geel  Koper,  welk  mengfel  men  insge- 
lijks tot  zeer  dunne  bladen  brengt , van  dewelke  men 
dunne  ftreepjes  afknipt,  om  daarmede  de  overgebleve- 
ne reten  van  het  eerst  opgelegde  Zilver  te  bedekken ; 
welke  kleine  ftreepjes  insgelijks  met  de  noodige  Ijzer- 
draden worden  vastgehouden  en  bevestigd.  Alsnu 
worden  deze  werken  met  eenige  gebrande  Borax  be- 
ftrooid,  en  aap  het  vuur  ter  fmelting  van  het  foldeerfel 
blootgefteld  , wanneer  men  ten  laatfte  de  foldeerranden 
afvijlt,  en  door  verdere  polijsting  het  werk  voltooit. 

Daar  het  Ijzer  of  Staal  geene  genoegzame  verwant- 
schap tot  het  Zilver  heeft , en  deze  vereeniging  door 
tusfchenkomst  van  een  ander  Metaal  plaats  moet  heb- 
ben , zoo  is  het  ook  noodig,  dat,  wanneer  men  het 
Ijzer  of  Staal  tot  voornoemd  Pleetwerk  brengen  wil , 
hetzelve  eerst  behoorlijk  vertint,  eer  men  er  de  dun- 
ne Zilverbladen  opbrengt,  of  wel  hetzelve  door  mid- 
del van  Tinfoldeerfel  vereenigen  doet. 

Ook  het  Ivoor  laat  zich  met  eene  Zilveroppervlak- 
te  voorzien , door  hetzelve  flechts  zoo  lang  in  eene 
verdunde  Salpeterzure  Zilv^roplosfing  te  dompelen,  Ivoor- 
tot  dat  het  eene  donkere,  blinkende  kleur  verkregen vcrzilvenn** 
heeft.  Men  (lelt  nu  dit  met  de  Zilveroplosfing  door- 
trokken Ivoor,  in  een  glas  met  zuiver  Water,  aan  de 
onmiddelijke  dralen  van  de  zon  bloot;  wanneer  het- 
zelve binnen  het  tijdsverloop  van  eenige  uren  reeds 
geheel  zwart  zal  geworden  zijn.  Wanneer  men  het- 
zelve alsdan  genoegzaam  wryft,  zal  het  terftond  eene 
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buitengewoon  fchoone,  blinkende  Metaalachtige  op- 
pervlakte verkrijgen,  en  bijna  geheel  gelijk  worden 
aan  eene  plaat  van  zuiver  Zilver;  en  hetgeen  deze 
proef  bijzonder  belangrijk  maakt , is , dat  men , bij  de 
wegneming  van  deze  Metaaloppervlakte,  terdond  door 
nieuwe  wrijving  eene  tweede  even  fchoone  weder 
daar  kan  (lellen.  Ook  de  ondervinding  heeft  mij  van 
deze  fchoone  Verzilvering  doen  overtuigen,  waarbij 
men  echter  letten  moet,  dat  de  oplosfing  geheel  ver- 
zadigd zij,  en  dat  het  Ivoor  lang  genoeg  aan  de  op- 
losfing in  het  donkere  worde  blootgefteld,  voor  het 
in  het  licht  tot  de  herfldling  van  het  Zilver  wordt 
geplaatst. 

Wij  hebben  boven,  bij  de  behandeling  van  het 
Goud,  wijdloopig  geuoeg  gefproken  over  de  Email- 
lering  op  de  Metalen,  zoodat  wij  te  dezen  opzigte 
hier  bij  het  Zilver  geene  melding  behoeven  te  maken , 
daar  immers  deze  bewerking  bijna  geheel  op  dezelR 
de  wijze,  als  bij  het  Goud,  wordt  in  het  werk  ge- 
field. Daar  wij  nogtans  aldaar  minder  de  Soldering 
hebben  overwogen,  zal  het  noodzakelijk  zijn,  bij 
dit  onderwerp  hier  iets  breeder  (lil  te  liaan.  Uit 
hoofde  de  gewone  Goud-  en  Zilverwerken  meestal 
uit  verfchillende  deelen  worden  zamengefteld,  zoo. 
moeten  deze  door  een  gcfchikt  foldeerfel  aan  elkan- 
der verbonden  worden , om  een  goed  en  zindelijk  ge- 
heel daar  te  (lellen.  De  hoofdzaak  van  dit  folderen 
komt,  buiten  het  in  acht  nemen  van  verfchillende 
werktuigelijke  kunstgrepen,  daarop  neder,  dat  de 
vooraf  zeer  zuivere  en  afgebetene  Metaaldeelen , 
door  middel  van  een  tweede,  iets  ligter  vloeijend, 
en  den  aard  van  het  te  vereenigende  Metaal  nabijkom 
mend  Metaalmengfel,  onder  inwerking  van  het  vuur, 
vereenigd  en  als  tot  één  (luk  gebragt  worden.  Het 
Gouden  het  Zilver  worden  immers,  door  bijvoeging 
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van  andere  Metalen , als  het  Koper,  de  Zink  en  der- 
gelijken,  vloeibaarder  en  {belten  fpocdiger,  dan  de 
zuivere  onvermengde  Metalen  op  zich  zelve.  Uit 
dezen  hoofde  neemt  men  dus,  naar  den  aard  en  het 
gehalte  van  het  te  folderen  Metaal , een  zoodanig 
geallieerd  Metaalmengfel,  dat,  naar  evenredigheid  van 
de  mindere  zuiverheid  van  hei  te  foldcren  Metaal , 
of  naar  de  meerdere  of  mindere  dunte  van  de  aan 
een  te  hechtene  voorwerpen,  meer  of  minder  fpoe- 
dig  vloeit;  terwijl  men  tevens  ook  zorgen  moet,  om 
aan  hetzelve  eene  met  het  te  folderen  Metaal  over- 
eenkomftige  kleur  te  geven , daar  bovendien  ook  het 
foldeerfel  eene  genoegzame  rekbaarheid  en  vatbaar- 
heid moet  bezitten , om  tevens  met  het  werkftuk  ee- 
ne behoorlijke  bewerking  en  polijsting  te  kunnen  on- 
dergaan. 

Om  dus  b.  v.  voorwerpen  uit  zeer  zuiver  Goud  soorten  vaa 
vervaardigd  te  folderen , maakt  men  een  foldeerfel  Soldeeifds. 
van  7 deelen  zuiver  Goud  en  1 deel  zuiver  Zilver , 
hetgeen  men  door  fmeiting  onder  bijvoeging  van  ee- 
nige  Borax  vereenigt.  Om  andere  voorwerpen  van 
minder  zuiver  Goud  te  folderen,  neemt  men  een 
mengfel  van  zuiver  Goud,  met  Koper  of  Zilver  of 
met  beiden  in  die  evenredigheid  veerbonden,  dat  het 
de  kleur  van  het  te  folderen  Metaal , zoo  veel  mo- 
gelijk  , nabij  komt.  liet  moet  dan  echter  in  alle  ge- 
vallen eene  mindere  hoeveelheid  Gouds  bevatten , of 
van  een  lager  gehalte  zijn,  dan  het  te  folderen  Me- 
taal; b.  v.  van  400,  500  a 600  D.  voor  Goud  van 
600,  700  of  800  D.  Men  kan  ook  eenvoudig  iets 
van  het  Goud,  hetgeen  men  wil  folderen,  door  fmel- 
ting  vereenigen  met  J of  op  zijn  meeste  met  \ Zil- 
ver of  Koper,  of  met  beide  tegelijk,  naar  evenre- 
digheid van  deszclfs  kleur. — Men  neemt  voor  het 
Zilverfoldeerfel  gewoonlijk  fijn  Zilver,  waarbij  men 
eene  zekere  hoeveelheid  geel  Koper  voegt,  welk  geel 
. Cc  5 Ivo- 
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K'-per,  uit  Zink  en  rood  Koper  beftasnde,  vooral 
door  het  eerde  dier  beide  Metalen  aan  het  Zilver 
eene  bijzondere  vloeibaarheid  mededeelt.  Bij  dit  iol  - 
deerfel  geeft  men  echter  eenigzins  minder  acht  op 
het  gehalte  van  het  te  folderen  Zilver ; maar  Relt 
het  meer  evenredig  te  zamen , naar  de  meerdere  of 
mindere  grootte  of  dikte  der  voorwerpen.  Hierom 
wordt  er  voor  het  Zilver  een  hard  foldeerlel  vervaar- 
digd, dat  moeijelijker  te  fmelten  is,  en  zelfs  voor 
zwaardere  voorwerpen  den  hamer  duldt;  terwijl  het 
weeke  foldeerlel  geraakkelijker  vloeit,  doch  ook  lig- 
ter  breekt , en  meer  tot  kleine  voorwerpen  wordt  aan- 
gewend. Een  hard  foldeerfel  wordt  gewoonlijk  daar- 
gefteld,  door  vereeniging  van  gelijke  deelen  fijn  Zil- 
ver en  geel  Koper  , hetgeen  men  in  eenen  zuiveren 
kroes , onder  omroering  en  bijvoeging  van  eenige  Bo- 
rax, wel  ondereen  doet  fmelten.  Hierop  giet  men 
deze  ftof  uit,  en  brengt  ze  tot  dunne  plaatjes,  die 
men  verder  in  eenige  Wijnfteenoplosfing  of  in  zeer  ver- 
dund Salpeterzuur  doet  afbiiten.  Tot  het  weeke  fol- 
deerfel wordt  nog  bij  het  vorige  harde  § Zink  ge- 
voegd, en  hetzelve  op  nieuws  gefmolten,  uitgego- 
ten en  tot  plaatjes  gebragt.  Zoo  kan  men  ook  b.  v. 
tot  Zilver  van  934  D.  een  drievoudig  loldeerfcl  ge- 
bruiken, voor  het  hardfte  10  deelen  fijn  Zilver  en  2 
deelen  geel  Koper,  bij  het  weekere  4 deelen  en  bij 
het  weebfte  6 deelen  van  dat  zelfde  Metaal.  Voor 
Zilver  van  834  D.  neemt  men  veelal  eene  evenredig- 
heid van  10  deelen  Zilver  tot  4,  6 of  meerdere  dee- 
len geel  Koper.  In  alle  gevallen  dient  men  het  fol- 
deerfel niet  van  minder  gehalte  te  nemen,  dan  noo- 
dïg  is,  omdat  een  zoodanig  foldeerfel  de  werken  lig- 
telijk  ontfieTt , en  dezelve  ook  in  hun  gehalte  te  veel 
- doet  verminderen. 

Hoe  dit  Sol-  Om  de  vereeniging  van  het  foldeerfel  met  de  aan* 
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ken , en  hetzelve  op  alle  plaatfen  te  doen  bevestigen , 
zoo  zijn  daartoe  eenige  de  fmelting  bevorderende  Zou- 
ten , in  het  bijzonder  de  Borax , volftrekt  onontbeer- 
lijk, welke,  of  in  den  gewonen  toeftand,  of  door 
fmeliing  in  eenen  kroes,  of  op  eene  zuivere  Metaal- 
plaat, van  hare  waterdeelen  bevrijd,  op  de  zeer  zui- 
vere te  folderene  plaatfen  der  voorwerpen  geftrooid , 
of  ook  wel , met  water  tot  eene  pap  gemaakt, 
op  dezelve  geftreken  en  gedroogd  wordt.  Daar  in- 
tusfchen  eenige  werken  uit  zoodanige  losfe  deelcn 
beftaan,  dat  zij,  doormiddel  van  Ijzerdraden,  onder 
de  foldering  moeten  vastgehouden  worden , zoo 
gefchiedt  het  wel  eens , dat  de  Borax  de  verhitte 
ijzerdraden  aan  het  voorwerp  doet  vasthechten , 
waarom  gewoonlnk , in  dat  geval , bij  de  Borax  een 
gelijk  deel  Glasgal  en  een  half  deel  gewoon  Zout  ge- 
voegd wordt,  die  deze  verbinding  met  het  Ijzer  groo- 
tendeels  verhinderen.  Om  bovendien  het  wcgvloei- 
jen  van  het  foldeerleJ  voor  tc  komen , en  het  meer 
te  doen  bepalen  bij  de  eigenlijk  te  vereenigende  piaat- 
fen , zoo  neemt  men  eene  pap  van  fijn  gewreven 
Krijt,  waarbij  fommige  eeuigen  gebranden  Aluin 
voegen , en  brengt  die  op  die  plaatfen , waar  men 
de  werking  van  het  foldeerfel  verhinderen  wil.  Wan- 
neer dus  zoowel  de  te  folderene  voorwerpen , ais 
de  plaatjes  foldeerfel,  alle  wel  met  Borax  overdekt, 
en  voor  het  overige  behoorlijk  verzorgd  en  ver- 
eenigd  zijn  , worden  de  Hukken  gewoonüjk  in  een 
goed  brandend  kolenvuur  geplaatst,  en  dit  vuur 
langzaam  zoodanig  aangeblazen , tot  dat  het  foldeer- 
fel geheel  effen  gefmolten  is,  en  zich  blinkende  als 
een  fpiegel  vertoont,  wanneer  men  de  kolen  lang- 
zaam wegneemt,  en  het  gefoldeerde  voorwerp  door 
indompeling  in  water  gewoonHik  verkoelt.  Bij  klei- 
nere voorwerpen  bedient  men  zich  nogtans  van  eene 
foldeerlamp,  en  plaatst  te  dien  einde  meestal  de 
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zelve  in  een  uitgehold  houtskooltje,  wanneer  men, 
door  middel  van  eene  blaaspijp , de  vlam  van  de 
lamp  zoodanig  op  het  voorwerp  rigt,  dat  het  fol- 
deeifel  behoorlijk  fmelt,  waarop  men  alsdan  het  voor- 
werp of  alzoo  van  zelf  verkoelen  doet,  of  dit  door 
indompeling  in  water  bevordert.  De  deelen  echter 
van  deze  kleine  voorwerpen  , als  b.  v.  van  zooge- 
naamd draadwerk,  kunnen  echter  niet  met  plaatjes 
foldeer  vereenigd  worden ; maar  alsdan  bedient  men 
zich  van  een  grof  vijlfel  van  dit  foldeer,  hetgeen 
aldus  met  behulp  van  eenige  Borax  op  de  voorwer- 
pen geftrooid  wordt,  en  de  deelen  onder  de  verdere 
fmelting  vereenigen  doet.  Uitnemend  is  hier  de  wer- 
king van  deze  Borax , daar  zij  niet  alleen  al  de  ver- 
zuurfels , die  er  gedurende  de  verhitting  onder  de 
foldering  ontdaan  mogten , als  oplost  en  dus  fcha- 
deloos  maakt,  maar  ook  het  Metaal  zelf  onder  de 
bewerking  zoodanig  als  omwikkelt  en  bekleedt,  dat 
het  daardoor  niet  alleen  in  zijne  fmelting  aanzienlijk 
bevorderd  wordt,  maar  ook  tevens  voor  alle  ver- 
zuring, uit  de  aanraking  van  de  buitenlucht  bij 
deze  hitte  zoo  ligt  ontftgande,  wordt  beveiligd  en 
onvatbaar  gemaakt, 

De  Zilverwerken,  nadat  zij  dus  in  het  ruwe  ver- 
vaardigd zijn,  of  ook  wel  door  foldering  aan  elkan- 
der gehecht  worden,  moeten  dan  nog  meestal  wit 
gemaakt , dat  is  , er  moet  aan  dezelve  eene  matte , 
witte  kleur  gegeven  worden , of  ook  wel  aan  hun  , 
door  de  noodige  polijsting  en  bruinering,  eene  fpie- 
gelgladde  en  daardoor  eene  eenigzins  donkere  op- 
pervlakte medegedeeld  worden.  Dit  witmaken  van 
het  Zilverwerk  wordt  gemeenlijk  bewerkftelligd,  door 
hetzelve , na  eene  ligte  gloeijing  , in  eene  verdunde 
cplosfing  van  Wijnfteen  te  laten  koken , waardoor  de 
gebruikte  Borax  en  andere  aanhangende  onzuiverheden 
worden  weggenomen  en  de  werken  voornoemde  zach- 
te/ 
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te , witte  kleur  verkrijgen.  Als  nu  worden  dezelve 
weder  met  eene  zachte  ft  of,  als  puimfteen  of  fijn 
zand,  afgeflepen,  en  zacht  als  afgefchuurd;  wan- 
neer zij  op  nieuw  weder  gegloeid,  in  een  nieuw 
meng  fel  van  Wijnfteen  gekookt , en  ten  laatfte  nog  we- 
der afgefchuurd  worden.  Wanneer  zij  nu  weder  ge- 
heel op  nieuws  zijn  gezuiverd  en  gedroogd,  worden 
zij  veelal  met  eene  dunne  pap  van  gebranden  Wijnfteen 
beftreken , en  aldus  aan  eene  nieuwe  gloeijing  bloot- 
gefteld;  ten  laatfte  nog  eens  in  het  vorig  Wijnfteeu- 
mengfcl  afgekookt , wanneer  de  voorwerpen  meestal 
door  die  behandeling  eene  fchoone  witheid  zullen 
verkregen  hebben.  Men  fpoelt  dezelve  uu  behoor- 
lijk af,  en  laat  ze  veelal  in  zuiver  water  eenigen 
tijd  liggen , ten  einde  de  aanhangende  Wijnfteen  be- 
hoorlijk worde  weggenomen ; daar  bovendien  de  hol- 
le werken , vooral  door  het  inblazen  met  eene  fol- 
deerpijp  in  al  derzelver  deden , behoorlijk  dienen 
te  worden  gezuiverd.  De  voorwerpen , nu  behoor- 
lijk afgedroogd  zijnde , worden  boven  eenige  goed 
geglommene  houtskolen  verder  volkomen  droog  ge- 
maakt, wanneer  zij,  door  deze  behandeling,  eene 
fchoone , zachte , eenigzins  matte , witte  oppervlaks- 
te verkregen  hebben , die  dezelve  daardoor  bijna  van 
alle  andere  witte  Metalen  onderfcheidt  en  kenbaaï 
maakt.  Bij  den  bovengenoemden  Wijnfteen  , waarin 
de  Zilveren  werken  gekookt  worden , voegen  velen 
nog  eene  gelijke,  ook  wel  eene  dubbele,  hoeveelheid 
van  gewoon  Zout  bij;  terwijl  ook  fommige  bij  het- 
zelve dikwijls  eenigen  Aluin  voegen , en  dit  alles 
met  eene  tien-  of  twaalfdubbele  hoeveelheid  water 
vermengen. 

Bij  Zilver  van  een  fijner  gehalte  bedient  men  zich  Hoe  bij  zu- 
meer  van  het  zoogenaamd  Krankwater,  hetwelk  een^g™"^^ 
zoodanig  verdund  Salpeterzuur  is,  dat  een  droppel  te  te  hsnde 
daarvan,  aan  de  tong  gehouden.  Hechts  even  bijtend 'fe" VvFtkokin^ 
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in  ;cht  te  ne-is , of  ook  daargefteld  kan  worden , door  i deel  Sal- 
pcterzuur  van  350  met  40  tot  50  deelen  zuiver  wa- 
ter te  vereeuïgen.  Gewoonlijk  worden  dan  de  wer- 
ken in  dit  vocht  Hechts  koud  heengeplaatst;  bij  meer- 
deren fpoed,  wordt  hetzelve  fomtijds  warm  gemaakt, 
ja  worden  wel  eens  de  voorwerpen  daarmede  gekookt, 
- wanneer  echter  veelal  het  vocht  lot  eene  tweede  be- 
werking minder  gele  hikt  is.  Bij  het  behandelen  der 
werken  met  deze  zure  vochten , moet  men , zoo  veel 
mogelijk,  vermijden,  dat  eenig  Ijzer,  Tin  of  Lood 
met  het  Zilver  in  aanraking  komt , daar  deze  dan  op 
hetzelve  gemeenlijk  eenige  vlekken  veroorzaken , die 
door  de  gewone  fchuring  daarvan  niet  kunnen  wor- 
den afgezonderd , maar  meestal  door  eene  nieuwe 
behandeling  met  eene  WijnHeenoplosfing , of  eene 
opHrijking  van  eenig  Salpeterzuur,  moeten  worden 
weggenomen.  Dit  Salpeterzuur,  daarop  gedroogd, 
maakt  de  vlekken  eerst  zwart;  doch  door 'eene  daar- 
op volgende  koking  met  Wijnlteen  , of  verdund  Sal- 
peterzuur, verdwijnen  dezelve  verder  geheel.  De  Zil- 
verwerken worden , na  deze  witkoking , ook  nog 
wel  voor  het  laatfte  in  eene  verdunde  Aluinoplos- 
ling  gekookt,  daar  dezelve  alsdan  fpoediger  en  wit- 
ter fchijnen  op  te  droogen,  en  ook  daardoor  moge- 
liik  alle  Wijn  (leen  eerder  wordt  weggenomen , zoo- 
dat  het  Zilver  naderhand  ook  niet,  zoo  ligt  als  gewoon- 
lijk , eenen  groenen  uitflag  verkrijgt.  Zoo  dit  laat- 
fte bij  de  werken  mogt  plaats  grijpen , dan  kan  men 
gemakkelijk  dit  groen  wegnemen  door  eenen  in  Azijn 
nat  gemaakten  doek,  of  wel  door  de  kleinere  wer- 
ken eenigen  tijd  aan  Azijnzuur  bloot  te  Hellen , en 
dan  in  beide  gevallen  dezelve  behoorlijk  af  te  fpoelen. 

Hoe  met  Hard  geflagene  werken,  als  lepels,  vorken  en  der- 
baid  geflagene  gelüke , worden  Hechts  door  de  behandeling  met  Wijn- 
te  handelen.  Heen,  of  verdund  Salpeterzuur,  wit  gemaakt,  daar 
zij,  om  hunne  hardheid  te  behouden,  de  tusfehen- 
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beiden  aan  te  wendene  gloeijing  niet  kunnen  toelaten. 

In  deze  gevallen  fchijnt  eene  eenvoudige  beftrijking 
met  Salpeterzuur,  hetwelk  men  dan  verder  op  de  op- 
pervlakte van  het  voorwerp  boven  eenig  vuur  tot 
zwartworden  toe  doet  afrooken , met  eene  afwisfe- 
lende  behandeling  in  het  Wijn  Reen  vocht  of  verdund 
Salpeterzuur,  tevens  met  inachtneming  van  de  noo- 
I dige  fchuring  met  PuimReen , allezins  voordeelig 
te  zijn. 

Het  fchijnt , dat  de  bewerking  der  witkoking  daar-  Waarin  de 
in  voornamelijk  beRaat,  dat  het  zwakke  zuur  van  ^rwlikokfng 
den  WijnReen  of  van  het  Salpeterzuur,  als  eenig- bellaar, 
i zins  meerdere  verwantfchap  hebbende  tot  het  Ko- 
per-, dan  wel  rot  het  Zilvergedeelte  van  het  be- 
werkte Zilver,  daardoor  als  het  ware  het  gehalte  van 
de  oppervlakte  niet  alleen  eenigzins  verbetert,  maar 
het  ook  tevens,  met  de  afwisfelende  fchuring  van 
dezelve , tot  eene  meer  matte  witte  kleur  doet  over- 
hellen. Bovendien  fchijnt  het  daardoor  ook  vrij  on- 
verfchillig,  welk  Zuur  daartoe  gebezigd  wordt,  of- 
fchoon  het  WijnReenzuur  en  het  Salpeterzuur  daar- 
toe door  dc  ondervinding  als  het  gefchiktst  gehou- 
den zijn  geworden. 

Buiten  deze  manieren , om  het  Zilverwerk  wit  te  Het  Bruine- 
koken  , maakt  men  ook  veelal  gebruik  , om  het  Zilver  der^l*’ 
re  bruineren  of  te  polijsten;  daar  dit  nogtans  meer  verwerken, 
tot  de  werktuigelijke  bewerkingen  behoort , zal  een 
enkel  woord  ter  herinnering  in  dezen  genoegzaam 
zijn.  Tot  het  eerRe  worden  zoogenaamde  bruineer- 
ftecnen  of  bruineerRalen  gebezigd , waarmede  de  wit- 
gekookte werken  , onder  gedurige  bevochtiging  en  met 
vermijding  van  alle  vettigheid,  als  gewreven  worden, 
en  eene  bijzondere  glansrijke  eenigzins  bruine  kleur 
verkrijgen.  Het  polijsten  gefchiedt,  doorde  metPiiim- 
ïeen  behandelde  werken  op  nieuw  met  eenen  zacli- 
ten  kifteen  of  eenea  blaauwen  Reen  af  te  Rijpen , en 
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alsdan  verder,  door  wrijving  met  gebrande  kolen  vaA 
vlierboomeijbout , in  zuivere  olie  of  water  gedoopt,  j 
den  bekoorlijken  glans  te  geven;  hetwelk  nog  vol*- 
maakt  wordt  door  eene  laatfte  wrijving  met  een  zacht 
leder  en  eene  zeer  fijne  kleiaarde.  Zoo  liet  werk  van 
die  grootte , of  zoodanige  zam  en  (telling  is,  dat  het 
niet  gefchikt  met  Puimfteen  kan  behandeld  worden  , 
zoo  neemt  men  daartoe  zoogenaamde  Poliistfteen- 
tjes,  en  tot  het  bruinwrijven  zachte  houtjes,  of’ 
ftevig  leder,  waarmede  men  zelfs  de  kleinfte  hoe- 
ken kan  behandelen ; en  voorts  wordt  alles  met  goe- 
de borftels  glanzend  en  zuiver  gemaakt.  Dit  brui- 
neren en  polijsten  doet  dus  alleenlijk,  door  fterke 
drukking  en  wrijving,  de  Zilverdeelen  als  ineendrin- 
gen en  derzelver  oppervlakte  als  geheel  gelijk  ma- 
ken, zoodat  zij,  even  als  dit  bij  andere  Metalen 
gefchiedt , daardoor  een  glad  blinkend  voorkomen 
verkrijgen. 

Hoe  befla-  Wanneer  de  Zilverwerken  langen  tijd  aan  de  lucht 
gene  Zilver-^  en  dampen  zijn  blootgefteld , verliezen  zij  gewoon- 
fchoon  te  n;s- lijk  hunne  fchoone , witte  kleur  en  glans,  en  zoo 
fcen.  men  die  dan  weder  verkiest  zuiver  te  maken , dienen 

dezelve  vooreerst  met  zuiver  zeepwater  van  alle  aanJ| 
hangende  vettigheid  ontdaan  te  worden.  Zoo  het  als- 
dan wit  gekookt  Zilver  is  geweest,  wordt  het  flechts 
met  een  weinig  vochtigen  Puimfteen  afgewreven  en  ge- 
borfteld , wanneer  alles  weder  behoorlijk  afgefpoeld , 
cn  met  eenen  zachten  doek  afgenomen  wordt.  Bij 
gebruineerd  Zilver  worden  zoodanige  ftoIFen  ge- 
bruikt, die,  als  het  ware,  eene  glanzende  opper- 
vlakte geven,  gelijk  fijn  Zilverzand,  Brusfelsch  zand, 
met  een  weinig  zeep  en  water,  of  ook  wel  met  Wijn- 
moer  aangemengd;  terwijl  het  gepolijste  met  Tri- 
pel , Krijt  of  fijne  Kleiaarde  moet  behandeld  worden,  j 
Men  moet  daartoe  zachte  doeken,  leder  of  borftels J 
gebruiken , naar  den  onderfcheideiien  aard  der  voor- 
werpen. Het 
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Het  Gieten  van  het  Goud  en  Zilver  is  ook  op  Het  Gieten 
zich  zelf  Hechts  eene  meer  werktuigelijke  kunst ; ^nz^'f£ouc 
waarbij  echter  nog  wel  het  volgende  mag  opgemerkt 
worden.  Het  Zilver  dient  vooral , om  wel  te  kun- 
nen vloeijen  * alleen  met  zuiver  rood  Koper  gemengd 
te  zijn,  daar  het  geel  Koper,  behalve  dat  het  ook 
aan  het  Zilver  eene  fchijnbare  meerdere  waarde  geeft, 
voor  de  vloeijing  van  hetzelve  nadeelig  is,  en  ook 
hetzelve  bij  de  uitgieting  in  zijnen  zuiveren  loop  ver- 
hindert en  vertraagt.  Geheel  fijn  Zilver,  offchoon 
ook  daartoe  zeldzaam  aangewend  wordende , is  te 
dien  einde  minder  gefchikt,  daar  het  eene  te  groote 
hitte  tot  zijne  fmelting  vereischt,  en  te  fpoedig  door 
de  minste  bijkomende  koude  van  de  aan  te  rakene  lig- 
chamen  verftijft.  Wanneer  men  zich  nu  bedient  van 
reeds  behoorlijk  gezuiverd  en  gemengd  Zilver,  dan 
is  het  bijvoegen  van  eenige  vloeimiddelen  minder  . 
noodzakelijk;  daar  toch  zelden  een  bekwaam  werk- 
meester zich  tot  het  vervaardigen  van  zijne  werk- 
ftukken  van  oude,  onzekere,  met  foldeer  veelal  be- 
ladene  werken  bedienen  zal , dewelke  tot  hunne  fmel- 
ting eenige  vloeimiddelen  benoodigd  hebben , en 
waarvan  men  ook  nimmer  een  juist  bepaald  gehalte 
verwachten  kan.  Wil  men  echter  vooraf  zulke  ou- 
de werken  te  zamen  fmelten , dan  kan  men  gemak- 
kelijk , door  bijvoeging  van  een  weinig  Wijnfteen , 

Salpeter  of  Borax,  de  fmelting  en  vloeijing  bevor- 
j deren.  Voor  het  overige  is  de  bijvoeging  van  zoo- 
danige vloeimiddelen  bij  het  gieten  veelal  overtol- 
lig, en  zelfs  eenigzins  hinderlijk,  daar  gemakkelijk 
iets  van  deze  gefmoltene  vloeimiddelen  mede  in  de 
vormen  kan  worden  medegefleept,  en  daardoor  natuur- 
lijk eenige  holligheden  en  diepten  in  het  werkftuk 
kunnen  veroorzaakt  worden.  In  bijzondere , daartoe 
uit  twee  te  vereenigende  deelen  beftaande,  gietfles- 
fchen  wordt  nu  eene  zachte , onbrandbare , klei- 

D d hou- 
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houdende,  zandige  ftof  geperst;  en  wel  meestal  dient 
hiertoe  het  zoogenaamd  Brusfelsch  zand,  hetwelk, 
door  zijne  aanmerkelijke  fijnheid  en  zachtheid,  voor 
alle  indrukken  zoo  bijzonder  vatbaar  is.  Dit  zand 
dient  echter  voor  fijne  afgietfels  eerst  met  water 
tot  ballen  gemaakt,  gedroogd  en  gegloeid  te  wor- 
den , opdat  daardoor  alle  brandbare  deelen  geheel 
worden  weggenomen , die  anders  bij  de  ingieting 
van  het  gloeijend  Metaal,  door  hunne  vernietiging, 
eenige  holligheden  zouden  kunnen  veroorzaken.  Dit 
gebrande  zand  wordt  dan  verder  met  water  ver- 
mengd, om  hetzelve,  door  middel  van  fiibbing,  of 
afgieting  van  het  fijnere  in  het  water  drijvende  ge- 
deelte, van  de  grovere,  zwaardere  deelen  te  febei- 
den , wanneer  het  ten  laatfte,  verzameld  en  gedroogd, 
tot  het  gebruik  dienstbaar  gemaakt  wordt. 

Hoe  her  san-  Ten  einde  nu  het  toebereide  zand  der  beide  giet- 
der^Gietfles-  ^es^c^en  bij  de  vereeniging  niet  aan  elkander  kleve, 
fchen  voor  te  wordt  de  eene  helft  met  eenig  ftof  van  kolen,  of 
ho^de GieOng  van  hoogst  fijne  en  gebrande  Amaril,  Tripel,  Puiin- 
te  bewerkftel. Reen  en  dergelijke,  liefst  onbrandbare  zelfftandighe- 
bgen.  den , door  middel  van  een  met  dezelve  gevuld  linnen 

zakje , als  beftoven  en  daarmede  als  overtrokken. 
OfTchoon  fommige  het  voornoemd  gezuiverd  Brus- 
felsch zand  met  eenige  andere  klevende  of  zoutige 
doffen  vermengen , zoo  febijnen  de  eerfte  om  ha- 
re verbrandbaarheid , en  de  laatfte  om  derzelver 
vasthoudende  vochtdeelen,  in  de  gieting  meer  hin- 
derlijk , dan  voordeel ig  te  zijn ; waarom  het  naauw- 
keurig  vermengen  met  zuiver  water  boven  alle  an-' 
dere  manieren  de  voorkeur  verdient.  Nadat  de  vor- 
men in  de  behoorlijk  toebereide  flesfehen  zijn  inge- 
drukt, en  daarin  de  noodige  goten  door  infnijding 
met  een  mes  of  fchraapijzer,  of  indrukking  van  daar- 
toe gefchikte  Looden  vormen,  gemaakt  zijn,  worden 
deze  met  eenig  gomwater  beftreken , ten  einde  zij 

glad 
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glad  cn  effen  blijven , en  niets  onder  het  gieten  los* 
laten;  wanneer 'zij  verder  geheel  gedroogd  en  tot  het 
gebruik  kunnen  worden  aangewend.  Men  moet  het 
nu  behoorlijk  gefmolten  en  afgeblazen  Zilver,  met 
eene  gloéijende  tang  en  met  eene  floute  hand,  in  de 
wel  vastgeplaatfle  gietflesfchen  uitgieten , wanneer 
men  na  de  verkoeling  de  voorwerpen  uit  dezelve 
nemen , cn  van  zijne  overtollige  aanhangende  goten 
zuiveren  kan. 

liet  zal  overtollig  zijn,  aan  te  merken,  dat  de  Waarom 
werkmeester  aan  al  de  deelen  van  zijne  gegotene^^"8^1^ 
werkflukken  behoorlijke  verlengfels  of  languetten  la- werpen  ie  la* 
:e,  ten  einde  daardoor  deze  werken  gefchikt  gemaakt ten* 
livorden , zoowel  voor  een  behoorlijk  onderzoek  op 
len  Toets,  ais  voor  dat  van  het  Esfai.  Even  gelijk, 
mmers,  als  de  goten  gemaakt  worden  door  eenige 
vegneming  of  indrukking  van  het  nog  niet  verharde 
and,  zoo  kan  ook  met  eene  geringe  moeite,  hetzij 
loor  aan  iedcren  vorm  der  werkflukken  verlengfels 
e maken,  hetzij  door  Hechts  een  weinig  van  het  zand 
*rcg  te  nemen , aan  deze  zoo  noodzakelijke  en  voor 
en  werkmeester  zoo  onfchadelijke  verpligting  vol* 
aan  worden. 
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TAFELS  en  BEREKENINGEN, 

BETREKKELIJK  HET  GEWTGT,  GEHALTE,  DE  WAARDE 
EN  MENGING  DER  EDEEE  METALEN» 


A.  Verklaring  der  Tafels , betrekkelijk  het  Gewigt , 
Gehalte  en  de  Waarde  van  het  Goud  en  Zilver . 

de*  *^aar  ^iet  invoeren  van  een  n^euw  Munt- en  Ge- 
bet algemeen  wigtenfteliel  natuurlijk  veel  invloed  op  de  bere- 
gegrond  zijn.  kening  van  het  gewigt,  gehalte  en  de  waarde  der 
edele  Metalen  hebben  moet,  zoo  kunnen  zoodanige 
tafels,  die  deze  verhouding  aantoonen , voor  den 
bewerker  dezer  Metalen  niet  ongefchikt  gehouden 
worden.  Het  zal  echter  noodig  zijn , om  eene  korte 
aanwijzing  van  het  gebruik  dezer  hier  bijgevoegde  ta- 
fels op  te  geven , om  die  genen , die  hiermede  minder 
bekend  mogten  zijn,  daaromtrent  eenige  inlichting  te 
geven.  Deze  tafels  zijn  dan  in  het  algemeen  zoo  inge- 
rigt , dat  al  de  tusfehen  invallende  fommen  door  eenvou- 
dige optelling  kunnen  gevonden  worden , welke  optel- 
ling, zoowel  op  de  gewone  als  de  tientallige  manier, 
hier  Hechts  gekend  moet  worden.  Ónmogelijk  was 
het  immers,  om  al  deze  fommen  tot  in  hare  kleinfte 
deelen  te  laten  opklimmen  of  afdalen,  tenzij  daar- 
voor een  geheel  opzettelijlc  werk  bedeed  wierd.  Is 
het  nu  echter,  dat  men  meer  opzettelijk  belang  bij 
deze  of  gene  der  tafels  mogt  hebben,  zoo  is  men  in 
ftaat,  om,  door  invulling  der  bijzondere  fommen,  die 
door  optelling  te  vinden  is , naar  willekeur  een  uit- 
gebreider  geheel  voor  zich  te  vormen.  Uit  de  bij- 
zondere befchouwing  en  een  enkel  voorbeeld  van 
iedere  tafel  zal  zulks  meer  duidelijk  blijken. 
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Deze  tafels  zijn  natuurlijk  gevestigd  op  de  verhou- ï en  II  Tafel, 
ding,  die  er  tusfehen  een  oud  Trooisch  pond  en  een  vergelijking 
nieuw  Nederlandsch  pond  is,  waarvan  wij  uit  ver- van  het  oud 
fcheidene  opgaven  ons  allezins  bepaald  hebben  tot  die  vcrfmtds  ge-1” 
van  den  Hoogleeraar  van  S win  den,  die  voornoemdwim,  met  het 

TVnnisrh  nond  . vnlffens  rif* *  naamvlrpiirio-fl-p  waarna- n’euw  Neder* 


men  of  4 nieuwe  oneen,  9looden,  2 wigtjes,  i,6772gekecrd* 
korrels , wanneer  door  het  omgekeerde  tevens  blijkt , 
dat  een  nieuw  Neder!,  pond  gelijk  Raat  met  2 Trooi- 
fche  ponden , 10  engels  5 of  bi.i  verkorting  5^ 

azen.  (*)  Om  nu  de  bedoelde  verhouding  van  de 
voornoemde  gewigten  te  vinden , telt  men , voor  de 
I tafel,  volgens  de  tientallige  berekening,  de  geza* 
menlijke  deden  van  het  gewigt  op , terwijl  men  vuor- 
onderftelt,  dat  men  met  de  onderlinge  verhouding  van 
ieder  deel  des  gewigts,  volgens  pag.  1 der  tafels,  be* 
kend  is.  Om  dus  nu  te  willen  weten,  hoe  zwaar  eene 
baar  Goud  of  Zilver  van  27  marken,  4 oneen,  18 
engels  en  22  azen  naar  het  nieuw  Nederl.  gewigt 
is.  Relt  men  de  gewigten  aldus  onder  elkander,  en 
werkt  als  volgt: 


(*)  J.  H.  van  S win  den,  onderrigt  over  bet  ge- 
wigt, de  gehalte  en  den  prijs  van  het  Goud  en  Zilver; 
Am  (ter  dam , 1811.  bl.  42  der  tafels,  en  bl,  13  der  ver* 


Ponden*  Oneen.  Loodeo.  Wigtjes.  Korrels.  Tient.  Is. 


20  Marken 

4 Oneen 
18  Engels 
22  Azen 


492  i 6 77 

1 72,  2 5 87 

012  3 o 42 

002  76  845 

000  i o 575 


679  6 o 48 


Voor 


klaring, 


Dd  3 


422 


VERKLARING  der  TAFELS, 


Voor  een 

baartje 

van 

7 oneen 

» 11 

engels,  29,% 

3zen. 

Oneen.  Looden. 

Wigtjes. 

Korrels.  Tient.  Breuk, 

7 Oneen 

2 

. i 

5 

0 

O 

234 

ii  Engels 

O 

i 

6 

9 

183 

29  Azen 

O 

0 

i 

3 

938 

h Azen 

O 

0 

0 

0 

144 

2 

r> 

O 

3 

6 

499 

Voor  de  II  tafel  volgt  men  echter  de  gewone  toe- 
gepaste optelling,  terwijl  men  Hechts  voor  de  breu- 
ken der  azen,  zoowel  hier  als  elders,  zich  van  de 
tientallige  bedient.  Zoo  zal  men  op  die  wijze  vinden , 
hoe  veel  eene  baar  Goud  of  Zilver  van  23  Nederl, 
ponden,  7 oneen,  3 wigtjes  en  8,25  korrels  naar  het 


oud 

20 

gewigt  bedraagt. 

Mark.  Oneen. 

Ponden  81  2 

Engels. 

<i 

O 

Azen. 

22 

Tiert,  Breuken. 

. 3 

3 

Ponden  12 

i 

ÏO 

17 

•73 

7 

Oneen  2 

6 

15 

4 

14 

3 

Wigtjes  0 

0 

I 

30 

42 

8 

Korrels  0 

0 

Ö 

16 

645 

% 

T5 

Korrels  0 

0 

O 

0 

416 

S 

7SU 

Korrels  0 

0 

O 

0 

104 

96 

2 

11 

27 

755 

3UI  en  IV  Ta  Wij  hebben  boven , by  het  onderzoek  van  het  Zil- 
fei.  ver  op  het  gehalte,  reeds  een  genoegzaam  duidelijk 
denkbeeld  van  dit  gewigt  gegeven,  zoodat  ook  uit 
vtn  oudrg  een  enkel  overzigt  dezer  tafels  hare  bedoeling  en 
Keurgewigt  verhouding  genoegzaam  blijken  zal.  In  de  III  tafel 
penningen^en  wordt  de  verhouding  der  karaten , penningen , grei- 
greinen , met  nen  en  ^ greinen  tegen  de  duizendfteu  opgegeven, 
d^rlandsch^e-  w3arbÜ  ook  nog  eene  kolom  gevoegd  is,  ter  aan  wij- 
wigt  in  dui-  zing  van  de  ^ greinen  in  tientallige  breuken.  Tafel 
cmgdekeitdr  W toont  aan  de  verhouding  der  duizendften  tegen 

do 
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(Je  karaten,  penningen  en  greinen,  met  deszelfs  tien. 
railige  breuken,  zoodat  men  weder,  even  als  bij  de  I 
en  II  tafel,  bij  tafel  III  door  tientallige  optelling,  en 
bij  tafel  IV  door  de  gewone  toegepaste  optelling , 
alle  verhouding  der  gehalten  vinden  kan.  Zoo  kan 
men  op  de  volgende  wijze  bepalen,  hoe  veel  13  ka- 
raten greinen  Goud  in  duizendften  is : 


IfclLzeadstfin. 

Tient.  Breuk, 

13  Karaten 

541 

7 

7 Greinen 

24 

3 

5^  Greinen 

O 

72 

566 

72 

Om  te  weten,  hoe 

veel  723^  duizendde  Zilver 

naar  het  oude  keurgewigt  is,  telt  men,  volgens  ta- 


fel  IV , het  volgende 

Peuniug. 

op: 

Greinen. 

Tieat.  Breuk, 

700  D.  8 

9 

60 

20  D.  0 

5 

7<S 

3 O.  0 

0 

87 

i D.  0 

0 

14 

8 

16 

37  of  i(  greinen. 

Deze  laatde  ^ greinen  komen  nu , volgens  tafel 
III , kol.  S en  9 , het  naast  bij  0,43 , en  kunnen  dus 
op  ongeveer  £ van  een  grein  berekend  worden. 

Offchoon  de  prijzen  van  het  Goud  en  Zilver  eeni-  v Tafel, 
oermate  door  de  bepaling  der  waarde  van  de  Munt*  ^ ^ 

fpecièn  zijn  aangewezen,  zoodat,  volgens  de  zwaarte fcheuiene pi*y. 
en  het  gehalte  van  den  nieuwen  Nederl.  gulden,  hetzen  der  Mar- 
mark  fijn  Zilver  eene  waarde  zoude  hebben  van  25  7jinVer°m  ea 
guldens  en  12  duivers,  of  het  Nederi.  pond  108  gul- Guldens, Scui* 
dens  en  0,932  cents,  en  het  Goud,  volgens  bereke-^^"  ^“"r. 
ning  van  de  zwaarte  en  het  gehalte  van  het  nieuw  gelijk ing  mee 
'ïederl.  tiengulden  duk,  per  mark  fijn  zoude  bedrag  u"ad,Jr[^te‘ 
gen  406  guldens,  6 duivers,  15JJ  penningen,  of  een  oni  en Nuuw 
bederf,  pond  1651  guldens,  26,284  cents;  zoo  be-gew,gt* 
grijpt  toch  ieder,  dat  dit  nimmer  de  ware  prijs  van 
Dd  4 het 
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het  mark  of  pond  Fijn  in  baren  kan  zyn , doordien 
er  zekere  bepalingen  voorhanden  zijn , waarnaar  de 
onkosten  van  het  munten  en  het  alooi  bij  de  muntfpe- 
ciën  geregeld  worden,  en  deze  van  derzelver  oorfpron- 
kelijke  waarde  moeten  worden  afgetrokken,  Eene  vas- 
te waarde  van  deze  Metalen  kan  dus  bezwaarlijk  aan- 
gewezen worden,  ofichoon  men  in  het  algemeen  die  ] 
van  het  Goud  als  15J-  maal  de  waarde  van  het  Zil-  i 
ver  berekent.  Volgens  de  verhouding  nogtans  van 
de  Zilveren  gulden  tot  het  Gouden  tiengulden  duk  , 
fchijnt  het  Goud  eene  15,073  malen  hoogere  waarde 
te  hebben.  Daar  dus  eindelijk  het  Goud  en  Zilver, 
niet  alleen  om  hunnen  minder  bepaalden  prijs , maar 
ook  om  de  meer  of  mindere  daling,  die  er  door  den 
handel  ontdaat,  alsmede  vooral  om  hunne  verfchil- 
lende  gehalten , voor  alle  prijzen  vatbaar  zijn , zoo  < 
dienen  ook  deze  > bij  het  hoofdgewigt , het  mark  of  1 
pond , bekend  zijnde , op  de  onderdeden  van  de- 
zelve kunnen  worden  overgebragt ; waarbij  wij,  ge- 
lijk ook  bij  alle  volgende  tafels , in  het  oog  hebben 
gehouden  , om  bij  de  bepaling  der  oude  gewigten 
de  uitdrukking  der  waarde  te  doen  in  guldens , Hui- 
vers en  penningen  ; terwijl  wij  by  de  nieuwe  ge-  I 
wigten  deze  in  guldens  en  cents  hebben  aangewe- 
zen. — Zoo  zullen  wij  zien,  hoe  groot  de  waarde  is 
van  i once,  1 engels  en  1 aas,  als  het  mark  gere- 
kend wordt  waardig  te  zijn  18  guldens  en  10  duivers. 

Once.  Engels.  Aas. 


Cl. 

St. 

Pen. 

Cl.  St. 

P» 

Gl. 

St. 

P. 

Tient  Br» 

jo  Guldens 

i 

5 

O 

0 I 

4 

O 

O 

O 

6250 

8 Guldens 

i 

0 

0 

Q I 

0 

O 

O 

O 

5 000 

10  Stuivers 

0 

i 

4 

O O 

i 

O 

O 

O 

0312 

i Once 

f% 

6 

4 

ƒ O 2 

5 /o 

O 

1 

1563 

i Engels 

f° 

2 

5 

i Aas 

f° 

0 

i 

of  te  zamen 

r% 

8 

IQ 

156? 

Was- 
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Wanneer  men  den  prijs  weten  wil  van  meerdere  dee- 
len  van  het  oude  of  nieuwe  gewigt,  zoo  worden  de- 
ze eerst  vermenigvuldigd,  en  dan  met  het  geheel  der 
fommen  verzameld.  B.  v. , als  1 mark  waardig  is  106 
guldens  en  4 duivers,  hoe  veel  bedragen  dau  1 once, 
2 engels  en  10  azen  f 


Qnce.  Engels.  Aas. 


GI. 

St.’ 

Ven.  Gl. 

St. 

P.  Gf. 

St. 

p. 

Tient.  Br. 

ioo  Guldens  12 

10 

O O 

•12 

8 c 

0 

6, 

25 

6 Guldens  0 

15 

O O 

0 

12  O 

0 

3750 

4 Stuivers  0 

0 

8 0 

0 

0,4  O 

0 

0, 

0125 

i Once  ƒ 13 

5 

8 /o 

13 

4,4/° 

0 

6, 

6375 

2 

10 

2 Engels  i 

6 

8,8/1 

6 

8,8  fo 

4 

2, 

375° 

10  Azen  0 

4 

2,375° 

tezamen  ƒ14 

16 

3 *175° 

Om  nu  de  waarde  te  vinden  van  het  nieuw  Nederl. 
gewigt , bekend  zijnde  de  waarde  van  het  mark  Fijn , 
werkt  men  bijna  op  dezelfde  wijze.  I>.  v. , als  een 
mark  waardig  is  290  guldens  en  10  Huivers , hoe 
veel  bedragen  dan  2 Nederl.  ponden,  5 looden  en 


5 korrels  ? 

N. 

Pond. 

Lood 

Korrel. 

61. 

Ci.  Br, 

Gl. 

Ct. 

Br. 

Gl.  Ct. 

Br. 

200  Guld. 

812 

50  00 

8 

12 

50 

O 08 

125 

90  Guld. 

365 

62  50 

3 

65 

62 

O 03 

656 

10  Stuiv. 

2 

°3  12 

0 

02 

03 

O OO 

0203 

ƒ1180 

15  62 

Zn 

80 

15 

fa  ii 

co 

0 

5 

5 

2 Pond.  ƒ2360 

31  24 

/59 

00 

75 

/°  59 

0065 

5 Lood.  59  00  75 
5 Korr.  o 59  0065 
te  zamen  ƒ2419  90  9965 

Dd  5 


De 


jlzG 
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VI  Tafel.  De  werking  van  deze  tafel  komt  volkomen  over- 
De  onder-  een  raet  de  vorige  tafel , alleenlijk  moet  hier  omge- 
«n^er^  pr^*keerd  bekend  zijn  de  waarde  van  het  Nederl.  pond 
Neder l.  ponT^J11  Goud  of  Zilver,  en  dan  door  optelling  en  ver- 
den  Goud  of  zameling  het  geheel  gevonden  worden.  B,  v. , het 
fén^eVcentf-P00*^  eene  waarde  hebbende  van  150  guldens, 
in  vergelijking  hoe  groot  is  dan  de  prijs  van  3 oneen  en  6 wigtjes? 


N.  en  O.  ge- 
wigt. 


Once. 

Wigtje. 

CL 

Ct. 

Guld.  Cents. 

ico  Guldens 

10 

0 

O IO 

50  Guldens 

5 

0 

O 05 

0 

fo  15 

3 

6 

3 Oneen 

/45 

0 

fo  90 

6 Wigtjes 

0 

90 

. 

/45 

9° 

Als  het  N.  pond  kost  150  guldens,  welke  is  dan 

le  prijs  van  1 mark , 1 

once  en 

i engels? 

Mark. 

Once.  Engels. 

Gl.  St.  P. 

T.  Br. 

Gl.  St.  V. 

T.  Br.  Cl,  St.  f.  T.  Br. 

:oo  Guld.  24  12  2 

68d 

3 i 8 

336  03I  217 

50  Guld.  12  6 i 

<5  4 <5 

I IO  12 

l68  Ol8  608 

i Mark  ƒ36  184 

029  f\  12  4 

504  fo  4 9 825 

i Once  4 12  4 

5°4 

I Engels  049 

825 

ƒ41  15  2 

358 

Vïl  Tafel.  Daar  de  prijs  van  het  Mark  Fijn  zelden  beneden  de 
De  onder-  2 5 guldens,  noch  boven  de  27  guldens  gaan  kan y 
fcheidene  prjj-zoo  kunnen,  met  behulp  van  de  bijkomende  Huivers 
^utvTenPen*’  en  penningen,  alle  waarden  van  het  mark  fijn  bere- 
v;n  het  Mark’kend  worden  , en,  deze  bekend  of  bepaald  zijnde,  de 
vergelijking  *n  verh°uding  tot  Zilver  van  alle  gehalten  in  pennin-  . 
met  de  onder- gen  en  greinen  aangewezen  worden.  Zoo  zullen  wij 
bïtenInPenD  zltn  > b°e  dat,  volaens  deze  tafel,  de  waarde  gevon* 
co  Grciacn.  den 
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den  wordt  van  een  mark  Zilver  van  9 penningen  en 
14J  grein , het  mark  eeneii  prijs  hebbende  van  25  gul- 
dens en  12  Huivers. 

25  Guldens*  10  Stuivers.  2 Stuivers. 

Gl.  St.  P.  T.  Br.  Gl.  Sr.  P.  T.  Br.  GJ.  St.  P.  T.  Lr. 

9 Penn.  18150  00  078  000  018  000 

ïo Grein,  o 17  5 79  005  556  ooi  in 

4 Grein,  o 6 15  12  002  221  ‘000  445 

■J  Grein,  o o 13  89  000  278  000  o 56 

25  Gl.  ƒ20  02  80  /o  8 o 055  fo  i 9 612 

10  St.  080  055 

2 St.  019  612 

V.9P.  14!- Gr.  ƒ20  9 12  467 

Deze  tafel  komt  geheel  met  dc  vorige  overeen , en  Vill  Tafel, 
zoude  met  de  vorige  hebben  kunnen  vereenigd  ge-  on(ïer. 
weest  zijn,  zoo  niet  de  prijs  van  het  Goud  verre  bo-fchddenc  pro- 
ven dien  van  het  Zilver  was  verheven  , maar  ook  naar^“rkvyh^ct 
de  oude  berekening  hier  het  gehalte  door  eene  eenig-Guud  in  gi.  , 

zins  andere  verdeehns  in  karaten  en  greinen  werd  uit- Stu‘v*  en,?,en** 
, , . 0 ' , , in  vergclnkin? 

gedrukt.  • Daar  ook  weder  het  mark  hjn  noch  ver  met  de  onder- 

boven  de  400  guldens  Hijgen,  noch  beneden  de  3°° Sgg e“eRGe' 

dalen  zal,  zoo  hebben  wij  deze  voor  de  hoofdfom-teTen  Grei-** 

men  genomen,  met  bijvoeging  van  de  kleinere  fom-Dtn* 

men , afdalende  tot  de  waarde  van  1 Huiver  per  mark 

fijn.  Zoo  zal , b.  v. , het  fijne  Goud  eene  waarde 

hebbende  van  400  guldens  cn  7 Huivers,  de  waarde 

van  een  mark  Goud  van  18  karaten  en  6 greinen 

op  de  volgende  wijze  gevonden  worden : 


400  Guldens. 

7 Stuivers. 

Guld.  St.  Pen.  T.  Lr. 

Gl  St.  Pen.  T.  Lr. 

10  Karaten 

166 

13 

5 

<■>  rt 

0 2 

14 

667 

8 Karaten 

133 

6 

10 

67 

0 2 

5 

0 n 

OOJ 

6 Greinen 

8 

6 

10 

67 

0 0 

0 

333 

400  Gtlld. 

/308 

6 

10 

6r 

/o  5 

6 

n n ^ 

7 Stuiv. 

0 

5 

6 

3*3 

v.  18  Kar.  6 Gr. 

ƒ308 

12 

i 

00 

Daar 
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IX  Tafel. 

De  onder- 
fcheidene  prij- 
zen van  het 
nieuw  Nederl. 
Pond  fijn  Goud 
en  Zilver  in 
Gl.  ea  Cents; 
in  vergelijking 
met  de  onder- 
fcheidene  Ge- 
halten in  Dui* 
zendftcr. 


Daar  liet  nieuwe  gehalte  zoowel  op  het  Goud  als 
het  Zilver  toepasfelijk  is,  zoo  kan  deze  tafel  voor 
beide  Metalen  op  eens  als  worden  ingerigt.  Offchoon 
de  prijs  van  liet  mark  fijn  Goud  gewoonlijk  de  lom 
van  1500  guldens  te  boven  gaat,  zoo  kan  deze  door 
bijvoeging  van  de  andere  bijgevoegde  fommen  gevon- 
den worden,  die  tot  een  halve  cent  afdalen.  Zoo 
zal  men,  het  pond  fijn  Goud  bepaald  zijnde  op  eene 
waarde  van  1610  guidens,  een  pond  van  120  D.  al- 
dus vinden  kunnen: 


1500  Guld.  100  Guld.  10  Guld. 


100  Duiz. 
20  Duiz. 


Guld. 

15° 

30 


Ct. 

o 

o 


Guld. 

IO 

/ 

o 


10  Guldens 


i 20 


voor  120  Duiz.  ƒ 193  20 


Ct.  Gl.  c». 

o 10 

O O 20 


3500  Guldens  ƒ 180  o ƒ 12  o ƒ 1 20 

100  Guldens  12  o 


x Tafel.  Om  bier  alle  wijdloopighcid  te  vermijden,  hebben 


hier  Hechts  van  het  gehalte  in  duizendften 
, daar  men  ook , indien  er  karaten  of  grei- 


Aanwijzing  'V1J  ons 
vau  het  Ge-  bediend 

deondêrdëeien  nen  worden  opgegeven , in  dat  geval  dezelve  gemak- 
van  het  Oud  kelijk , volgens  de  lil  tafel , in  veornoemde  dui- 
wendden  kan  overbrengen.  Het  fpreekt  immers  van 
onderfcheide-  zelf,  dat,  naar  evenredigheid  van  een  lager  gehalte, 
ook  de  deelen  fijn  op  liet  mark  of  pond  verminde- 
ren moeten , zoodat  men  ook  dit  fijn  op  een  gemengd 
Metaal  van  verfcbillende  gehalten  behoorlijk  kennen 
moet.  Ook  door  optelling  kan  men  dan  ook  we^ 
der,  volgens  deze  tafel,  deszelfs  inhoud  verkrijgen. 
O111  b.  v.  te  willen  weten,  hoe  veel  fijn  in  oud  ge- 
wigt  er  bevat  is  op  een  mark  Goud  of  Zilver  van 
834  D. , werkt  men  als  volgt: 


11e  Gehalten 
in  Duizend- 
den. 


One. 
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800  D. 

One. 

6 

Eng. 

8 

Azen. 

O 

Breuk. 

O . 

30  D. 

0 

4 

25 

60 

4 D. 

0 

0 

20 

48 

6 

13 

14 

08  op  een  Mark  v.  834  D. 

XI  Tafel. 


Bij  het  nieuw  gewigt  is  deze  optelling  bijna  on- 
noodig,  daar  het  vaR  zelf  fpreekt,  dat  een  pond  fijn 
of  iooo  wigtjes,  op  een  gehalte  van  834  D.,  ook  834 
wigtjes  moet  bevatten;  terwijl  het  once  weder  zoo 
vele  korrels,  het  lood  tiende  korrels  en  zoo  vervol- 
gens bevat.  Men  kan  dus  ook  , door  het  oud  keurgc- 
wigt,  volgens  tafel  III,  in  het  nieuw  gewigt  over  te 
brengen , het  gewigt  van  het  fijn , bij  verfchillende 
gehalten , voor  dat  gewigt  zeer  gemakkelijk  vinden. 

Wanneer  men  nu  volgens  de  vorige  tafel  gevon- 
den heeft  het  verfchilleud  gewigt  fijn , hetgeen  het 
gemengde  Metaal  op  zijn  hoofdgewigt  bevat,  zoo vao  hec^Ge-* 
dient  men  dan  ook  den  inhoud  van  andere  hoeveel- vviec  Fun  * op 
heden  gemakkelijk  te  kunnen  vinden  en  bepalen.  Om  1 fn  v^heK). 
intusfehen  in  dezen  eenige  beknoptheid  in  het  oog  Gewigt,  naar 
te  houden,  en  daar  tevens  deze  overbrenging  vol- lenVgewWt" 
gens  het  nieuwe  ftelfel , naar  de  volgende  tafel , ook  van  de  deden 
veel  verkieslijker  is , zoo  hebben  wij  hier  de  oneen , ^a‘Jk°p  hel 
engels  en  azen  verkort,  offehoon  weder,  door  bij- 
eenvoeging der  deelen , gemakkelijk  iedere  uitkomst 
verkregen  wordt;  zoodat  men,  om  b.  v.  het  gewigt 
van  5 oneen  te  vinden , de  4 oneen  met  1 once  za- 
menvoegt  — om  6 oneen  te  verkrijgen , kan  men  2 
maal  3 oneen  nemen  — voor  7 oneen  4 en  3 en  zoo 
ook  bij  de  andere  deelen  der  engels  en  azen.  — 

Wanneer  men  bovendien  het  gewigt  fijn  van  meer- 
dere marken  verkiest  te  weten , moet  het  gewigt  de- 
zer marken  natuurlijk  vermenigvuldigd,  en  bij  de  ove- 
rige deelen  gevoegd  worden.  Om  dus  nu  b.  v. , vol- 
gens deze  tafel,  te  bepalen,  hoe  veel  fijn  er  op  4 

on- 
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oneen,  en  12  azen 

begrepen 

is. 

als  h 

et  mark 

fijn  5 

oneen  en  5 engels 

bevat , w 

erkt 

men 

aldus : 

4 Oneen. 

ïo  Azen. 

2 Azen 

Ouc.  Eng. 

Az.  T.Er. 

Az. 

T.  Br. 

Az.  : 

r.  Er. 

5 Oneen  2 10 

0 0 

6 

250 

i 

2 50 

5 Engels  0 2 

16  0 

0 

312 

0 

062 

4 Oneen  2 12 

16  0 

6 

562 

i 

311 

io  Azen  006  562 
2 Azen  ooi  312 

2 12  23  874  voor  4 Oneen  12  Azen. 

XII  Tafel,  Het  oogmerk  van  deze  tafel  komt  met  de  vorige 
Aanwijzing  Seïlcel  overeen  ; dezelve  is  echter  om  den  aard  van 
van  bet  Ge-0  het  geivigt  beknopter  en  vollediger,  en  bijna  zon- 

de^onderctee  ^er  we§^atl#nS  van  tusfehen  invallende  fommen  , en 
len  van  het  kan  dus  ook  met  vrucht  gebruikt  worden , zoo  men 
* ieuw  Nedtrl,  de  oude  gewigten  volgens  tafel  I wil  overbrengen, 
hetWverfchi>  en  dan  hierop  toepasfen.  Hier  kan  het  verfchillend 

lend  gewigt  gewigt  fijn,  op  een  Nederl.  pond  bevat,  van  1 korrel 
van  het  Fijn  , 

op  het  nieuw tot  °P  9 oneen  bepaald  worden,  wanneer  men  nog- 
Nederl.  pond.tans,  door  bijvoeging  van  de  kleinere  gewigten , tot  op 
9 oneen,  9 looden  en  9 korrels  kan  opklimmen.  Om 
de  menigte  van  getallen  te  vermijden , die  tot  de  uit* 
drukking  van  de  waarde  der  zoo  uitgebreide  breu- 
ken benoodigd  zouden  zijn , hebben  wij  de  onder- 
deden van  het  pond  met  gelijke  getallen  geteekend , en 
hunnen  inhoud  door  de  bovengevoegde  benaming  aan- 
geduid. Alles  komt  dus  bij  het  gebruik  van  deze 
tafel  hier  Hechts  op  neder,  dat  men  de  getallen  wel 
onder  elkander  plaatst , om  de  regte  waarde  van  de- 
zelve behoorlijk  te  kunnen  verzamelen.  Om  nu  te 
weten , hoe  veel  3 oneen , 4 wigtjes  en  6 korrels 
bevatten , wanneer  het  pond  fijn  6 oneen  , 2 wigr- 
jes  en  9 korrels  bevat,  werkt  men  als  volgt: 


? On- 
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3 Oneen.  4 Wigtjej.  6 

6 Oneen  o,iS  0,0024  050003*6 

2  Wigtjes  0,0006  050000*08  0,0000*012 

9 Korrels  0,0002*7 0,0000*036  0,0000*0054 

3 Oneen  0,1808*7  0,0024*116  0)0003*6174 

4 Wigtjes  0,0024*116 

6 Korrels  0,0003*6174 

0,1836*4334  v.  3 One. , 4 Wigtj.  en  6 Kor. 

Achter  de  eerfte  komma  volgen  hier  de  breuken 
van  het  pond,  of  de  oneen,  looden,  wigtjes  en  kor* 
reis;  terwijl  achter  de  tweede  komma,  gemakshalve 
hier  bij  geplaatst,  de  breuken  van  de  korrels  volgen, 
zoodat  hier  de  uitkomst  is  1 once , 8 looden , 3 wigt- 
jes, 6 korrels,  r4ö9  T^,  en  korrels.  Uit- 

welk een  en  ander  blijkt,  tot  welk  een  klein  deel  de  in- 
houd  van  het  fijn  door  deze  tafel  bepaald  kan  worden. 

Daar,  door  de  invoering  der  nieuwere  muntfpeciën,  XIII  T*fd. 
onze  Stuivers  en  Penningen  in  Cents  moeten  kunnen  ver*eijjking 
worden  overgebragt  en  omgekeerd,  en  zulks  ook  der  Cents, 
bij  de  vorige  tafels  kan  vereischt  worden,  zoo  is 5*™^* 
deze  verhouding  hier  uitgedrukt.  Tevens  bevat  de-Penn.  cu  *om- 
ze  tafel  het  gehalte  der  nu  te  verwerkene  en bewaarde  ^er 

Zilverwerken,  volgens  Befluit  van  Z.  K.  H.  van  den Gewigt en’G§- 
26  Decevnb.  1813,  alsmede  de  bepaling  op  de  waarde , halre  ^ nieu* 
het  gewigt  en  gehalte  der  nieuwe  muntfpecien , vol-fpeciën  en 
gens  de  Wet  van  den  28  Septemb.  1816,  tot  regeling  Wer&rtukkcn. 
van  het  Nederlandsch  muntwezen. 

Deze  laatfte  tafel  bevat  nog  de  verhouding  van  xiV  Tafel, 
het  Juweliers  karaatgewigt , met  het  nieuwe  gewigt  _ 
en  omgekeerd.  Het  Juweliers  karaatgewigt  onder-  liers  Kamtge- 
fcheidt  zich  immers  zoowel  van  het  gewoon  Trooisch^jj»*^^6- 
gewigt,  als  van  het  Esfai  - karaatgewigt , daar  het  niet  njeuw>  Nederl. 
als  dit  laatfte  den  inhoud  van  meer  of  mindere  dee- Gewi?t  en  om- 
len  op  het  geheel  uitdrukt,  maar  Hechts,  even  als  hetgw  ev‘  ’ 
gewoon  gewigt , de  gewone  vergelijkende  zwaarte  der 
voorwerpen  aantoont;  met  dat  verfchil  intusfehen , 
dat  hier  het  oud  Trooisch  ons  niet  verdeeld  Worde 
in  640  azen , maar  in  150  zoggenaamde  karaten , wel- 
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ke  kanten  nu  weder  in  5y  deeien  van  karaten  verdeeld 
worden.  Deze  karaten  komen  nu  in  gewigt  over- 
een  met  4/,  azen  of  met  e’o5od9  korrell  Door  de- 

*e  tafe  kan  me“  nu  ïI,e  verhouding  tusfehen  het  ou- 
de  en  nieuwe  Juweliersgewigt  vinden  , en  wel  be- 
ginnende van  karaat  tot  loco  karaten,  die  tot  wist- 
ic eu  derzelver  onderdeden  worden  overgebrast  • en 
omgekeerd  van  r55Sa5fr?  wigtje  tot  200  wigtjes&,  wel- 
ke in  karaten,  s\  karaten  en  derzelver  tientallige  breu- 
ken herleid  worden,  daar  al  de  tusfehen  invallende 
ontorekende  fomme»  weder  door  verzameling  kunnen 
gevonden  worden.  Daar  bovendien  fomtijds  de  ka 
raten  in  tientallige  breuken  van  het  karaat  worden 
ongedrukt , zoo  is  daarvan  ook  de  verhouding  hier- 
nevens bijgevoegd  Wanneer  men  nu  b.  v.  bepalen 
wd  hoe  dat  een  edel  Gefteente  van  115  karaten  en  X 
karaten  door  het  nieuw  gewigt  wordt  uitgedruk 
werken  wij  als  volgt:  ö 9 

Korr. 

ioo  Karaten  20  5 

10  Karaten  2 o 

5 Karaten  1 0 

o o 


Karaten 


Tienl.  Break. 

06900 

50690 

*5345 

32042 


*3 


r . . O I4977 

of  23  wigtjes,  6 korrels  en  T§*§zz  korrels. 

Omgekeerd,  zullen  wij  nu  ook  zien,  hoe  deze  2 
wigtjes , 6 korrels  en  T»|§z§  korrels  in  karaten  e 

^ L’oro  fon  1 


23  Wigtjes 


6 
15 

i 

loo 

4 

Tö  89 

9 

ïo  oJt 7 

Toö  600 

ï 00 o oöo 


Kar. 

3*2  Kar- 

112 

5 

0 

29 

O 

I 

O 

0 

O 

0 

O 

0 

O 

0 

Tieot.  Break. 

0378 

627X 

5<5p5 

6242 

I4044I 

OIO923 

001092 


1 **5  5 002056 

o 115  karaten  , karaten  en  eene  kleine  te  ve 
waarloozene  breuk. 


B. 


B.  ONDERSCHEIDENE  BEREKENINGEN 

voor  het  Gewigt,  ha  Gekatte  en  de  verfchil lende 

Menging  der  Edele  Maaien . 

I.  Hoe  veel  fijn  Goud  of  Zilver  aan  gehalte  in 
een  bepaald  gewigt  Goud  of  Zilver  van  een  bepaald 
gehalte. 

1.  Zoo  men  12  marken  Zilver  van  8 penningen 
heeft j hoe  veel  veel  fijn  bevat  het  aan  gehalte? 

Mark.  Penn.  Penu. 

12  x 8 9 6 

Penn.  12/  8 Marken. 

2.  Als  men  6 marken,  5 oneen,  10  engels  Goud 
heeft  van  16  karaten ; hoe  veel  fijn  Goud  bevat  het 
aan  gehalte  ? 

Mafk.  Kar.  Kar* 

Xi  6 = 107 

Kar.  24/  4 Mark,  ii  Kar. 

II.  Hoe  veel  fijn  Goud  of  Zilver  aan  gewigt  in 
een  bepaald  gewigt  Goud  of  Zilver  van  een  bepaald 
gehalte. 

1.  12  marken  van  8 penningen  fijn  het  mark; 


hoe  veel  fijn  bevatten 

die  aan  gewigt? 

Pen.  Azen.  Pen. 

Mark.  Azen. 

Mark. 

12  — 5120  — 8 
8 

1 ""  ÜI_3| 

- H 

t 10240 

3/  4^ 

40960 

3/1  4_ 

12/  341 3 J Azen. 

40960 

Azen. 

32/  1280 

Eng. 

20/  64 

Oneen. 

8/  8 

Marken* 

E e 

2. 
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2,  Hoe  veel  fijn  bevatten  7§  N.  pond  van  850  D. 
aan  gewigt  ? 

Wigtjes.  Duiz.  Wigtjes. 
ifci  — 0,854  — 7 5# 

75 

4-5 

595 

6 375  of  6 Ponden  375  Wigtjes. 

III.  Uit  eene  bepaalde  hoeveelheid  fijn , op  eene 
bepaalde  hoeveelheid  Goud  of  Zilver  begrepen , het 
gehalte  te  bepalen. 

1.  Indien  3 marken  en  4 oneen  Goud  bevatten 
3 marken  en  5 karaten  fijn  5 van  welk  gehalte  is  dit 
Goud  ? 


Mark. 

One.  Mark. 

Kar. 

Mark. 

O . 

4 ~ 3 — 

5 

— i 

0 

0 

24 

8 

~ 

7/JL 

7/  ii 

4/2 

4/1 



22  Karaten. 

2.  Wanneer  in  3 N.  ponden  bevat  zijn  2 ponden 
fijn  Goud;  van  welk  gehalte  is  dit  Goud? 

Wigtj.  Wigtj.  Wïgtj. 

30^4  — 2000  — Ióty 

I 

2000 

3/  666§  Wigtjes , of  nagenoeg 
667  Duizendften. 

IV.  Uit  eene  bepaalde  hoeveelheid  fijn,  in  eene 
bepaalde  hoeveelheid  r.oud  of  Zilver,  te  bepalen  het 
gewigt  fijn  vau  ieder  mark  of  pond. 


i. 
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i«  Zoo  in  3 marken  en  4 oneen  bevat  zijn  2 mar- 
leen en  6 oneen  fijn ; hoe  veel  fijn  bevat  dan  daarvan 
ieder  mark? 

Mark.  One.  Mark.  One.  Mark. 

3 — 4 — 2 — 6 — i 

3 5 

22  4/  a 

2 

7/  44 
2 

20 

7/40  / 5 Eng. 

5 

32  en  bijna 
7/  160  / 23  Azen. 

2.  In  de  berekening  van  het  nieuw  Esfaigewigt 
is  de  aanwijzing  van  het  gehalte  ook  tevens  de  aanwij- 
zing  van  het  gewigt  fijn  voor  ieder  pond,  uitgedrukt 
in  wigtjes,  zie  N°.  III.  2,  alwaar  66óf  zoo  wel  het 
gehalte  , als  het  gewigt  fijn  aantoont.  Voor  het  ove- 
rige berekent  men  het,  als  volgt.  Als  3 N.  pon- 
den , bevatten  2 ponden  en  555  wigtjes  fijn ; hoe  veel 
fijn  bevat  dan  een  pond? 

Wigtj.  VVigtj.  Wigtj. 

— 2555  — i 

3/  851,667  Wigtjes,  dat  is: 

851  Wigtjes  en  667  Duizendfte  deelen  daarvan,  wel- 
ke wigtjes  en  breuken  ook  nu  weder  naauwkeurig  het 
gehalte  aanduiden. 

V.  Eene  in  gewigt  en  gehalte  bepaalde  hoeveelheid 
Goud  of  Zilver,  door  zuivering  in  gewigt  vermin- 
derd ; hoe  dan  het  gehalte  van  deze  gezuiverde  hoe- 
veelheid te  bepalen. 

E e 2 u 


/ 6 One. 


8 

Z 

4/  7 
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ï.  Als  3 marken  en  i once  Zilver  van  7 penningen 
zoodanig  gezuiverd  ziin , dat  men  2 marken  en  4 
oneen  overgehouden  heeft 5 van  welk  gehalte  is  nuhet 
overblijvende  ? 

Mark.  One.  Penn.  Mark.  One. 

3 — 1 — 7 — 2 — 4 

Omgek.  2 — 4 — 7 — 3 — i 

8 8 

# ; 5 

5/4  5/5 

4/  35  ] 8 Penn. 

3 

12 

4/  36  ] 9 Grein. 

2.  Wanneer  men  3500  wigtjes  Goud  of  Zilver  van 
750  D.  zoo  lang  zuivert,  tot  dat  men  3000  wigtjes 
heeft  overgehouden ; van  welk  gehalte  is  nu  de  over- 
geblevene masfa  ? 

Wigtjes.  Duiz.  Wigtjes. 

3500  — 750  — 3000 

omgekeerd  3^  — M _ 35 # 

; — 25 

3/1  3/25  • — 

175 

7° 

875  Duizendften. 

VI.  Eene  in  gehalte  en  gewigt  bepaalde  hoeveel- 
heid Goud  of  Zilver  tot  eene  bepaalde  gehalte  gezui- 
verd; hoe  dan  het  gewigt  van  de  overgeblevene  mas- 
fa te  bepalen. 

i.  Zoo  iemand  6 marken  en  2 oneen  Zilver  van 
8 penningen  zoo  lang  wil  zuiveren , tot  dat  hij  Zil- 
ver van  10  penningen  verkrijgt,  op  welk  gewigt  moet 
hy  dan  deze  masfa  brengen  ? 

Mark.  Penn.  Penn. 

6|  x 8 = 50 

Penn.  10/5  Marken.  2. 
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a.  Iemand  heeft  5 marken  Zilver  van  io  pennin- 
gen, hetwelk  hij  zuiveren  wil  tot  Zilver  van  12  pen- 
ningen; hoe  veel  houdt  hij  aan  gehalte  over? 

Mark.  Penn.  Penn. 

5 X 10  = 50 

Penn.  12/  4J  Mark. 
of  4 Mark.  4 Penn. 

3.  Dezelfde  inasfa  gezuiverd  tot  dezelfde  hoeveel- 
heid; welk  gewigt  blijft  er  dan  over? 

Mark.  Penn.  Penn. 


4.  Wanneer  men  3 N.  ponden  van  750  D.  zuivert 
tot  800  D. ; welk  gewigt  behoudt  men  dan  over? 

Pond.  Duiz.  Duiz. 

3 X 75°  = 2250 

Duiz.  800/  2 Ponden  8i2§Wigtjes. 

VII.  Om  het  gehalte  te  weten  van  eene  baar,  uit 
twee  of  meer  in  gewigt  en  gehalte  bepaalde , en  on- 
dereen gemengde  Goud-  of  Zilvermasfa’s  zamenge- 
fmolten, 

1.  Iemand  fmelt  onder  elkander  3 marken  Goud 
van  24  karaten,  en  1 mark  van  16  karaten;  van  welk 
gehalte  is  dan  het  gefmoltene  ? 


5 X 10  = 50 

Penn.  12/  2/4  Mark» 
8 


12/  1 6j  i One. 


4 

20 


12  / 80/  6 Eng. 


8 

32  en  ruim 


Mark. 


V 
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Mark.  Kar.  Kar. 

3 x 24  ==  72 
I X 16  = 16 

~ 88 

4/22  Karaten. 

2.  Wanneer  ondereen  getmolten  worden  3 marken 
Goud  van  24  karaten,  1 mark  van  16  karaten,  3 mar- 
ken van  20  karaten , en  1 mark  Koper ; van  welk  ge-* 
halte  zal  dan  het  gefmolten  Goud  zijn? 


Mark. 

Kar.  Kar. 

3 X 

24  = 72 

I X 

16  = 16 

3 X 

20  — 60 

Koper  i x 

0=0 

148 

8/  i8§  Karaat. 

3.  Wanneer  ondereen  gefmolten  zijn  de  volgende 
baren  Zilver:  als  2 ponden  van  750  D. , 3 ponden  van 
220  D. , 7 ponden  van  100  D. , en  1 pond  van  900  D. ; 
welk  is  dan  het  gehalte? 

Pond.  Dujz.  Duiz. 

2 X 

75°  = 1500 

3 X 

220  — 660 

7 X 

100  — 700 

* I X 

900  = 900 

13 

3760 

I3/  Duizendften. 

VUT.  Eene  in  gehalte  en  gewigt  bepaalde  hoeveel-» 
heid  Goud  of  Zilver,  door  bijvoeging  van  een  in  ge- 
halte verfchillend  metaal,  te  doen  veranderen  tot  een 
bepaald  gehalte,  zonder  bepaling  van  het  gewigt  van 
de  nieuwe  masfa. 

1.  Hoe  veel  zuiver  Zilver  van  12  penn.  of  288 
greinen  moet  men  voegen  bij  60  looden  Zilver  van  10 

pen- 
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penningen  of  240  greinen,  om  Zilver  van  io|  penning 
of  252  greinen  te  verkrijgen? 


Gr. 

252 


12 


140 

288 

3 - 


3f* 

n 


Lood. 
• 1—60 
60 


60 

3/20  Looden  van  12  Penningen. 

2.  Iemand  heeft  60  looden  Zilver  van  216  greinen  , 
hetwelk  hij  door  bijvoeging  van  zuiver  Koper  bren- 
gen wil  tot  Zilver  van  144  greinen ; hoe  veel  looden 
Koper  zal  hij  er  bij  moeten  doen? 


Gr.  Z£ 


Lood. 

2 — i —60 
60 

2/  60  ] 30  Looden  Koper. 

3.  Als  men  60  looden  Zilver  van  216  greinen 
heeft;  hoe  veel  Zilver  van  100  greinen  moet  daarbij 
gevoegd  worden , om  Zilver  te  hebben  van  144  greinen  ? 


Gr.  4 


Lood. 

11  _ 18  — 60 
60 


1080 

11/  98^  Looden  van  100  Greinen. 


Ee  4 


4* 
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4.  Wanneer  men  10  N.  ponden  Goud  of  Zilver 
van  800  D.  heeft , hetwelk  men  brengen  wil  tot  Goud 
of  Zilver  van  920  D.,  door  bijvoeging  van  Goud  of 
Zilver  van  956  D. ; hoe  veel  moet  van  dit  laatfte  ge- 
nomen worden,  om  zijn  oogmerk  te  bereiken? 


1 800 

| 

1 3 

1 956 

1 M 

1 IO 

Pond 

0 _ 

Ö 

10  - 

- 10 

IO 

100 


3 / 33?333  Pond. of 33  Pond.  en333\Vigtj. 

IX.  Eene  in  gehalte  bepaalde  hoeveelheid  Goud 
of  Zilver,  door  bijvoeging  van  een  in  gehalte  ver- 
fchillend  metaal,  te  veranderen  tot  een  bepaald  ge- 
wigt  en  gehalte. 

1.  Iemand  heeft  Zilver  van  8oo  D. , hetwelk  hij 
brengen  wil  tot  Zilver  van  920  D.  , zoodat  hij  tevens 
10  ponden  aan  gewigt  verkrijgt;  hoe  veel  fijn  Zilver, 
of  Zilver  van  100c  D.  moet  hij  nemen,  om  het  be- 
geerde te  erlangen  ? 

40 
3 

5 ~ 10  ~ 3 

n . 

5/30]  6 Pond  fijn  Zilver, 

2.  Iemand  moet  een  tfuk  werk  vervaardigen,  we- 
gende 12  ponden,  waarvan  het  gehalte  moet  zijn  van 
500  O. ; doch  daar  hij  hiertoe  Zilver  gebruiken  wil 
van  800 D. , zoo  is  de  vraag,  hoe  veel  Koper  hij  daar- 
bij moei:  voegen? 


920 


1000 

800 


U4> 

U 


\ 


ICO 
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) 


12 

<■» 

Ó 

3^ 

8/  4,5  Ponden  Koper. 

3.  Als  men  Zilver  van  800  D.  heeft;  hoe  veel 
Zilver  van  250  D.  kan  men  daarbij  doen,  om  3 pon- 
den en  5 oneen  aan  gewigt,  en  500  D.  aan  gehalte 
re  verkrijgen  ? 

50. 

15 
6 

n - 3^5  - 6 
6 

21,0 

11/  1,909  Ponden , of 
i Pond  en  909  Wigtjes  van  250  Duizendlïen. 

X.  Eene  baar  Goud  of’  Zilver  van  bepaald  gewikt 
en  gehalte,  uit  twee  verfchillende , doch  alleen  in 
gehalte  bekende,  baren  zamengefmolten;  hoeveel  is 
dan  van  iedere  baar  genomen  ? 

1.  Een  Zilverfmid  beeft  Goud  van  17  en  van  21 
karaten  zamengefmolten  tot  eene  baar  van  4 marken  , 
houdende  20  karaten;  hoe  veel  heeft  hij  dan  van  ie- 
dere foort  te  dien  einde  genomen  ? 

I 21  | 3 mark  van  21  karaten, 
j 17  I i mark  van  17  karaten. 

2.  Wanneer  men  Zilver  van  650  en  850  D.  za- 
mengefmolten heeft  tot  eenen  klomp  van  100  pon- 
den, efi  waarvan  het  gehalte  is  800  D. ; hoe  veel  is 
dan  van  iedere  foort  genomen  * 


500 


800  f U<f> 
250  j 


400 


800 


i 


100 

T~ 

o 

J 

8-3- 


8oo 


E e 5 
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hs  nfi 

4 — i# 

4 /ï  " a<^3  = 75 Pond.  van  850 D. 

4/  =25  Pond.  van  650  D. 

XI.  Om  eene  baar  Goud,  zamengefteld  uit eene be- 
paalde hoeveelheid  fijn  Goud,  Zilveren  Koper,  te 
veranderen  tot  eene  andere  bepaalde  onderlinge  hoe- 
veelheid van  Goud,  Zilveren  Koper. 

1.  16  Marken  Goud  van  23  karat.  fijn  Goud,  8 

grein.  Zilveren  4 grein.  Koper,*  te  veranderen  tot  22 
karat. Goud,  16  grein.  Zilver  en  8 grein.  Koper. 

23  Kar. 

12  Gr. 


276  Gr.  Goud 

8 Gr.  Zilver  1 c r*  A1 
4 Gr.  Koper J of  12  Gr*  A,001‘ 

22  Kar. 

12  Gr. 


264  Gr.  Goud 

16  Gr.  ZilveiH  c ^ , 

« Or  iïnnpr  I 24  Gr.  AlOOl. 

Zilver.  8 

8 | tb  PT"  Zilver, 
o I j?  I i Koper. 

Mark  Goud.  Alooi.  Mark.  3 


8 Gr.  KoperJ 
Goud.  12 


l6 

8 


22/  128  5 Oneen. 

18 

20 

J2/  360 J 


16  Engels. 


en 


22/  25óJ  Il/r  Azen. 


A' 
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Alooi.  Zilver.  Alooi 
3 — a — ii  67\ 

2 


232it 

3/  77j§  Eng.  = 3 One.  i7j|Eng. 
Alooi.  Koper.  Alooi. 

3 — i — n6r£ 


3 ( 38ff  Eng.  — i One.  i8|f  Eng. 

Bij  deze  16  marken  Goud  van  23  karaten , dient 
nu  gevoegd  te  worden  ii6t?  eng.  alooi,  of  wel 
77j§  engels  Zilver  en  38|f  engels  Koper. 

2.  Hoe  10  ponden  Goud,  hetgeen  is  zamengefteld 
uit  800  D.  van  dit  Metaal , 50  D.  Zilver  en  150  D. 
Koper , te  Brengen  tot  Goud , hetgeen  bevatten  zou- 
de 750  . Goud,  80  D.  Zilver  en  170  D.  Koper? 


800  D.  Goud 
50  D.  Zilver"! 
150  D.  Koper  J 
750  D.  Goud. 
80  D.  ZilverH 
170  D.  Koper J 
Goud. 


200  Deelen  Alooi. 

250  Deelen  Alooi. 
50  Zilver. 


750 


8~i 


15 

i 


80 


50  | Jty 
o l2 0 


10 

I 8 Zilver. 
I 3 Koper. 


ii 

Pond.  Alooi.  Pond. 

15  — i — 10 

10 

15/io^J  0,667  Alooi. 

Alooi.  Zilver.  Alooi.  Alooi.  Koper.  Alooi. 
Ii  — 8 — 0,667  11  — 3 — 0,667 

8 3 


5*336  2’OOI_ 

\l  J 0,485^  Zilver.  11/0,181}?  Koper, 
makende  te  zam.  0,667  Alooi. 

XII. 
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XII.  Om  van  meerdere  baren  Goud  of  Zilver  van 
verfchillend , doch  bepaald  gehalte  en  gewigt,  eenei 
baar  te  maken  van  een  bepaald  gehalte,  door  bijvoe- 
ging van  een  ander  in  gehalte  bepaald  Metaal. 

i.  Iemand  heeft  33  marken  van  286  grein. , 63  mar- 1 
ken  van  276  grein.,  89  marken  van  268  grein,  en  99 
marken  van  277  grein.;  deze  wil  hii,door  bijvoeging 
van  Koper,  brengen  tot  Zilver  van  270  greinen ; hoe 
veel  Koper  moet  hij  daartoe  gebruiken? 


Mark. 

Greinen. 

Greinen, 

33 

X 

286  = 

9438 

63 

X 

276  m 

17388 

89 

X 

268  = 

23852 

99 

X 

277  =r 

27423 

284 

78101 

27°/  289^5 
284 

5 ïH  of  5 Marleen, 

2 Oneen , 2 Engels  en  ruim  2 Azen  Koper. 

2.  Een  Zilverfmid  heeft  de  volgende  baren  Zilver, 
als : 3 marken  van  6 penningen  3 2 marken  van  5 penn. , 
7 marken  van  4 penn.  en  3 marken  van  9 penn.;  hoe 
veel  fijn  Zilver  van  12  penningen  moet  hij  daarbij 
voegen , om  een  geheel  te  krijgen  van  7 penningen  9 
met  behoud  van  de  zwaarte  van  15  Marken. 


Mark. 

Penn. 

Penn. 

3 X 

6 zz: 

18 

2 X 

5 = 

10 

%*  7 X 

4 = 

28 

3 X 

9 = 

27 



83 

ï5/5tï  Penning. 

t.  1 ” l"71  1 "■  1 


Mark 
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7 Penn.  het  begeerde. 

„ 5T|Peün. 

Mark.  , Mark. 

i — ijl  Penn.  — 15 

15 


12 


22  Pcnir.  verbetering. 
Mark  Penn. 


r 8 


6rï  - 1 - 


97 


22 

15 


IIQ 

22 

97/33°  J 3 57  Mark.  van 
de  15 Mark.  af  te  nemen,  en  weder  zoo  veel  fijn  Zil- 
ver van  12  Penningen  bij  te  voegen. 

3.  Iemand  heeft  de  ondergaande  baren  Goud  of  Zil- 
ver , als : 3 ponden  van  1000  D. , 2 ponden  van  750  D. , 
i pond  van  500  D. , hetwelk  hij  brengen  wil  tot  eene 
baar  van  850  D. , door  fijn  Zilver  of  Goud  van  1000  D. 


Pond. 

D. 

D. 

3 

X 

1000 

— 

3000 

2 

X 

750 

— T 

1500 

i 

X 

500 

= 

5°o 

6 

5 000 

6/  833; 

D. 

3 

5o 

35°  | 

833! 

1000 

1 150 

1 I6| 

| 4tt 
i t* 

i? 

Pond. 

9 — 1^—6 

6 


9/  6,0]  0,6666  of  6 oneen,  6 loo- 
den,  6 wigtjes  en  6 korrels. 


i j i 


4 • 
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4.  Dezelfde  baren  te  brengen  tot  hetzelfde  gehalte, 
door  Zilver  of  Goud  van  900  D. 


Pond. 

D. 

D. 

3 

X 

1000 

=2  3000 

2 

X 

750 

= 1500 

i 

X 

500 

= 500 

6~ 

5°oo 

6/  833! 

3 — i — 

6 


Pond. 

6 


3/  2 Ponden. 

XIIL  Eene  of  meer  baren  van  verfchillende , 
doch  bekende  gehalten  en  gewigt,  te  veranderen  tot 
een  bepaald  gehalte,  door  bijvoeging  van  eene  an- 
dere in  gewigt  bepaalde  baar ; van  welk  gehalte  moet 
dan  deze  bij  te  voegene  baar  zijn  ? 

1.  Als  men  bij  2 marken  van  20  karaten,  6 mar- 
ken van  15  karaten  en  10  marken  van  18  karaten  , 


nog  fmelten  wil 

4 marken,  om  een 

van  17!  karaten 

; van  welk  gehalte 

bij  te  voegene  4 

marken  zijn? 

Mark. 

Kar.  Kar. 

2 x 

20  =2  40 

6 X 

15  = 90 

10  x 

18  = 180 

18 

3IQ 

4 bij  te  voegen  Marken. 

22 

385  Karaten. 

310  Karaten  van  de  eerde  baren. 

75 

4/  i8|  Karaten,  of  18  Karaten  en  9 Greinen, 

wel* 
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welke  de  gehalte  moet  zijn  van  de  marken , die  men 
er  bijvoegt. 

2.  Bij  de  volgende  baren  eene  baar  te  voegen  van 
3000  wigtjes,  om  eene  baar  te  verkrijgen  , welke  aan 
gehalte  600  D.  heeft;  van  welk  gehalte  moet  dan  de 
bij  te  voegene  baar  zijn? 


Pond. 

D. 

D. 

4 X 

750 

= 3000 

2 X 

500 

= 1000 

5 x 

350 

= I75° 

ii 

3 de  bij  te  voegene 

5.75° 

baar. 

600  D. 


8400 

5750  D.  van  de  ecrfte  baren. 

2650 

3/  883!  D.  of  het  gehalte  van  de  bij  te  voegene 
baar. 

XIV.  Om  verfchillende  baren  van  een  bepaald  ge- 
halte te  brengen  tot  eene  baar  van  bepaald  gehalte  en 
gewigt. 

1.  Een  Zilverfmid  heeft  vier  foorten  van  Zilver, 
als:  van  12,  11,  10  en  8 penningen ; hiervan  wil  hij 
een  werk  vervaardigen,  wegende  40  marken,  en  hou- 
dende iol  penning;  hoe  veel  marken  kan  hij  nu  van 
iedere  foort  hiertoe  nemen? 

Offchoon,om  dit  en  foortgelijke  voorftellen  te  kun- 
nen oplosfen , verfchillende  antwoorden  kunnen  ge- 
geven worden , die  aan  het  gevraagde  voldoen , zoo 
zullen  wij  het  volgende  Hechts  rot  een  voorbeeld  ne- 
men , en  daarbij  op  dezen  algemeenen  regel  acht  doen 
geven.  — Schrijf  de  getallen , welke  het  alooi  van 
iedere  foort  uitdrukken,  onder  elkander,  en  wel 
zoodanig,  dat  het  meest  waardige  alooi  boven,  en 

zoo 
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zoo  afdalendc  het  minst  waardige  alooi  onder  aan  te 
(laan  komt.  Trek  dan  het  minst  waardige  alooi  van  elk 
der  meer  waardige  alooi’s  af,  en  (lel  de  resten  ineene 
tweede  kolom  er  naast.  Schrijf  aan  de  regter-  en  aan  de 
linkerhand  van  dezen  de  begeerde  hoeveelheid,  en  ver- 
menigvuldig deze  hoeveelheden  aan  de  linkerhand  met! 
het  Zilver  van  het  minste  alooi , en  aan  de  regterhand 
met  het  begeerde  alooi.  Trek  deze  beide  producten  van 
elkander,  en  deel  de  gevondene  rest,  door  de  resten 
uit  de  tweede  kolom  verkregen,  zoodanig , dat  de  quo- 
tiënten , inditn  zulks  mogelijk  is,  geheele  getallen 
worden.  Tel  deze  quotiënten  of  deden  te  zamen , 
wanneer  het  ontbrekende  van  het  begeerde  gewigtaan- 
gevuld  wordt  met  zoo  vele  deden  van  het  minst  waar- 
dige alooi. 
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Zoo  zullen  wij  ook  zien , dat , naar  mate  men  eenig- 

zins  meer  of  minder  van  deze  of  gene  der  baren  ver- 

kiest te  nemen , het  antwoord  daarom  eene  even  goede 

uitkomst  geven  kan.  Men  wil  b.  v.  iets  minder  van 
het  Zilver  van  12  penn.  en  wat  meer  van  de  baren  van 

ii  en  10  penn.  nemen  , alsdan  regelt  men  zulks  Hechts 
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2.  Iemand  heeft  vier  foorten  van  Goud  of  Zilver, 
als : van  900  D. , 600  D. , 400  I).  en  200  D. ; hier- 
van wil  hij  eene  baar  maken , wegende  20  ponden , 
en  in  gehalte  houdende  500  D. ; hoe  veel  ponden  kan 
hij  van  iedere  baar  nemen , om  zijn  oogmerk  te  be- 
reiken? 
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XV.  Van  eene  in  gewigt  en  gehalte  bepaalde  baar 
eene  zekere  hoeveelheid  af  te  nemen , en  met  eene 
andere  hoeveelheid  van  verfchillend , doch  bepaald  ge- 
halte weder  aan  te  vullen;  welke  is  dan  het  gehalte 
van  de  overblijvende  baar  ? 

i.  Van  eene  baar  Goud  van  iooude  looden  gewigt 
emoo  greinen  gehalte  worden  afgenomen 4 looden,  en 
wederom  bijgevoegd  4 looden  van  80  greinen;  hoe 
is  nu  het  gehalte  van  de  overgeblevene  baar  ? 
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20  Gr.  voor  de  overgeblevene  baar. 

3.  Van  eene  baar,  wegende  1000  wigtjes,  en 
welke  aan  gehalte  heeft  400  D.  neemt  men  500  wig- 
tjes af  en  voegt  er  wederom  500  wigtjes  van  300  D. 
bij;  waarop  men  er  wederom  250  wigtjes  afneemt, 
en  250  wigtjes  van  300  D.  bijvoegt;  hoe  is  dan  nu 
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TAFEL  I. 

Vrgelijking  van  het  oud  Trooisch  Zilverfraids  gewigt  met  het 
nieuw  Nederlandsch  gewigt. 
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TAFEL  III. 

Vergelijking  van  het  Oud  Keurgewigt  van  Karaten,  Penningen  en  Grei- 
nen met  het  Nieuw  Nederlandsch  Keurgewigt  in  Duizendften. 

Kara- 

ten. 

Pen- 

dingen. 

Duizend- 
ste n. 

r 

ÏS 

Dnïz . 

Grei- 

nen. 

Duiz. 

I 

fff 

Duiz . 

* l| 

van  x ( 
Grein. ! 

Duizend- 

sten. 

Oe 

in  Tienf, 
breuken 
veranderd. 

24 

12 

IOOO 

O 

24 

83 

3 

I 

0,14 

0,042 

23 

II§ 

958 

3 

23 

79 

8 

2 

0,29 

0,083 

1 22 

II 

916 

7 

22 

76 

4 

3 

o,43 

0,125 

21 

io§ 

875 

0 

21 

72 

9 

4 

o,57 

0,l67 

20 

10 

833 

3 

20 

69 

4 

5 

0,72 

0,208 

19 

9ï 

791 

7 

19 

65 

9 

6 

0,86 

0,250 

l8 

9 

750 

0 

l8 

62 

5 

7 

1,00 

0,292 

17 

8 

708 

3 

17 

59 

0 

8 

1,15 

°,333 

l6 

8 

666 

7 

l6 

55 

6 

9' 

1,29 

°,375 

15 

7l 

625 

0 

15 

52 

i 

10 

1,43 

°»4I7 

14, 

7 

583 

3 

14 

4.8 

6 

ii 

1,58 

0,458 

13 

61 

541 

7 

13 

45 

1 

12 

1,72 

0,500 

12 

6 

500 

0 

12 

4i 

6 

*3 

1,86 

0,542 

II 

5l 

458 

3 

II 

38 

2 

H 

2,00 

0,583 

IO 

5 

416 

7 

IO 

34 

7 

15 

2,15 

0,625 

! 9 

4ï 

375 

0 

9 

3i 

2 

16 

2,29 

0,667 

8 

4 

333 

3 

8 

27 

8 

J7 

2,43 

0,708 

7 

3ï 

291 

7 

7 

24 

3 

18 

2,57 

0,750 

6 

3 

250 

0 

6 

20 

8 

*9. 

2.72 

0,792 

5 

208 

3 

5 

17 

3 

20 

2,86 

0,833 

4 

2 

166 

7 

4 

1 13 

9 

21 

3,oo 

o,875 

3 

0 

6 

10 

4 

22 

3,i5 

0,917 

2 

i 

83 

3 

2 

6 

9 

23 

3,29 

0,958 

i 

1 

2 

4i 

6 

I 

<■> 

O 

5 

24 

3,44 

1,000 

1 

2 

I 

8 

' 

X 

4 

1 0 

9 

* * 

r 

5 


TAFEL  IV. 

Vergelijking  van  het  Nieuw  Nederlandsch 
met  het  Oud  Keurgewigt. 
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TAFEL  V. 

De  onderscheidene  Prijzen  der  Marden  Goud  en  Zilver  , in  Guldens,  Stnivers  en  Penningen; 
in  vergelijking  met  de  Onderdeelen  van  het  Oud  Trooisch  Mark.  en  het  Nieuw  Neder- 
landsch  Pond,  met  derselver  onderdeelen. 
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